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DU  MÊME  AUTEUR  : 


PhanMacopéc  raitoMiiéc,  ou  Traité  de  pharmacie  pratique  et  théorique, 
par  N.-E.  Hbnrt  et  N.  J.-B.  G.  Gdibodrt;  troisième  édition,  revue  et  consi- 
dérablement augmentée,  par  N.  J.-B.  G.  Gcibodrt.  Paris,  1847,  in-8  de 

'    800  pages  à  deux  colonnes,  avec  22  planches 8  fr. 

Manuel  lé|ral  des  pharmaeient  et  des  élèves  en  pharmaeie,  ou 

Recueil  des  lois,  arrêtés,  règlements  et  instructions  concernant  l'enseigne- 
ment, les  études  et  l'exercice  de  la  pharmacie,  et  comprenant  le  programme 
des  Cours  de  l'école  de  pharmacie  de  Paris.  Paris,  1852.  1  volume  in-12, 
230  pages 2  fp. 
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AVANT-PROPOS 

DE  LA   SEPTIÈME   ÉDITION. 


M.  Guibouri  avait  depuis  longtemps  déjà  projeté  de  publier 
une  nouvelle  édition  de  V Histoire  Naturelle  des  Drogues  sim- 
ples lorsque  la  mort  Ta  surpris  :  il  avait  réuni  sur  un  exem- 
plaire de  son  livre  quelques  annotations  et  quelques  indica- 
tions qu'il  se  proposait  de  développer.  Cet  exemplaire  a  servi 
pour  le  travail  actuel. 

Chargé,  en  1867,  du  soin  de  revoir  la  sixième  et  aujour- 
d'hui la  septième  édition,  je  devais  m'efforcer  de  lui  laisser 
son  caractère  et  n'y  apporter  qu'avec  une  respectueuse  ré- 
serve les  modifications  rendues  nécessaires  par  les  études 
des  pharmacologistes  français  et  étrangers  dans  les  vingt 
dernières  années. 

Je  savais,  ainsi  que  l'a  dit  M.  Dumas  (1),  que  ce  la  science 
et  l'expérience  »  de  M.  Guibourt  lui  donnaient  sur  ces  ques- 
tions <t  une  autorité  particulière  »  ;  je  savais  avec  quel  soin 
minutieux  l'auteur  a  revu  chacune  des  éditions  qui  se  sont 
succédé,  vérifiant  ses  descriptions  sur  les  pièces  originales, 
recommençant  des  analyses  déjà  faites,  améliorant  toujours 
son  œuvre  de  prédilection. 

Je  n'avais  donc  qu'à  m'inspirer  de  son  esprit  pour  tâcher 
de  conserver  à  cette  œuvre  tous  les  avantages  qui  l'ont  fait 
estimer  et  rechercher  :  c'est  dans  cette  pensée  que  j'ai  enre- 
gistré pour  ainsi  dire  les  derniers  progrès  de  la  science,  que 
j'en  ai  développé  les  acquisitions  nouvelles. 

Le  tome  I",  qui  comprend  la  Minéralogie^  n'a  guère  reçu 
que  quelques  additions  de  détail,  en  raison  même  du  peu. 

(I)  Voyez  Codex  medicamentarius^  Pharmacopée  française,  Paris,  I86G,  p.  26. 
Introduction  par  M.  J.  Dumas,  président  de  la  Commission. 
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d'importance  des  applications  nouvelles  de  cette  science  à 
rhistoire  des  médicaments  :  cependant,  dans  la  partie  qui 
traite  des  eaux  minérales,  outre  quelques  articles  nouveaux, 
j'ai  cru  devoir  remplacer  les  analyses  anciennes  par  des 
analyses  plus  récentes  exécutées  avec  plus  de  rigueur  et  de 
précision  et  publiées  officiellement  sous  les  auspices  de  l'Aca- 
démie de  médecine  (1). 

Pour  les  tomes  II  et  III,  qui  embrassent  l'ensemble  de  la 
Botanique^  je  n'ai  négligé,  dans  la  révision  que  j'ai  entre- 
prise, aucune  des  questions  qui  présentaient  un  intérêt  au 
point  de  vue  des  études  pharmaceutiques  :  je  ne  saurais  ici 
tout  citer  ;  je  mentionnerai  seulement  les  sujets  sur  lesquels 
s'est  plus  particulièrement  portée  mon  attention,  en  faisant 
suivre  cette  momenclature  du  nom  des  auteurs  auxquels  j'ai 
emprunté  les  matériaux  de  ces  additions  : 

Champignons  (Boudier). 

Ergot  du  seigle^  du  blé,  du  rfm  (Tulasne,  Leperdriel,  Lal- 
lemant). 

Sorgho  [iouWé). 

Partîtes  [falsification   des)  (Moitessier). 

Vératrine  (SchafFner,  Merck). 

Scille  (Marais). 

Aloès  (Smith  etStenhouse). 

Salsepareille  [Bergy  Cauvet,  Wigand). 

Cardamome  (Hanbury,  F.  Daniell). 

Vanille  et  Coumarine  (Gobley). 

Matico  (Marcotte,  Bentley). 

Storax  (Hanbury). 

Houblon  (Personne). 

Gomme  d'Euphorbe  (0.  Berg,  Fluckiger). 

iTam^/a  (Hanbury,  Fluckiger). 

Daphnées  (Gueiliiot,  Swenger). 

Cascarille  (Daniell). 

Boldo  et  Boldine  (Vernes). 

Mannes  (Berthelot,  Buignet). 

Loganiacées  (Bureau). 

(1)  Bulletin  de  t Académie  de  médecine,  Paris,  1«'  octobre  I83G  à  déc.  I87fr 
3C  vol.  in-8. 
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Ricin  (Bouis). 

Aristoloches  (Bâillon). 

Rhubarbes  (Fero,  Bâillon). 

Semen-Contra  (Berg). 

Chameleon  blanc  (Lefranc). 

Ipecacuanha  (Triana). 

Assafœtida  (Borszczow). 

Eucalyptus. 

Cousso  et  Musenna  (Eug.  Fournier,  Courbon). 

Gommes  (MohI). 

Baume  du  Pérou  et  de  Tolu  (Hanbury). 

Encens  et  Myrrhe  (Hanbury,  Vaughan,  Berg,  Léon  Mar- 
chand). 

Redoul  (Riban). 

Jabot andi  (Bâillon). 

Cresson  (Ghatin). 

Opium  (Smilh,  Gasliael,  Délia  Suda,  Réveil). 

Fève  de  Calabar  (Vée). 

Rataîihia  (Colton). 

Copal  (Daniell). 

Quinquinas.  L'histoire  des  quinquinas  demandait  une 
étude  nouvelle,  en  raison  des  matériaux  de  première  impor- 
tance accumulés  dans  ces  dernières  années  par  MM.Weddell, 
Howard,  Phœbus,  Flûckiger,  Rampon,  Triana,  etc.  J'ai  cru 
devoir  la  reprendre  tout  entière  en  lui  donnant  pour  base 
le  travail  que  j'avais  déjà  publié  en  1864(1). 

J'ai  apporté  le  même  soin  à  la  révision  du  tome  IV,  qui 
comprend  la  Zoologie^  et  parmi  les  questions  étudiées  à  nou- 
veau dans  ces  dernières  années  je  citerai  les  suivantes  : 

Musc  (Alph.  Mil  ne  Edwards). 

Huiles  de  poisson  (L.  Soubeiran,  Derocque,  etc). 

Sangsues  (Moquin-Tandon,  Gratiolet). 

^MÎ/re^  (Davaine). 

Entozoaires  (Davaine,  Van  Beneden). 

In/usoires  (Balbiani). 

Toutes  ces  additions  ne  portent  aucune  atteinte  au  plan 

(I)  G.  Planchon,  des  Quinquinas,  Thèse>i*agrégation,  Paris,  1864. 
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primitif  de  l'ouvrage  ;  le  texte  ne  se  trouve  nulle  part  inter- 
rompu :  le  nouveau  n'est  séparé  de  Tancien  que  par  des 
crochets  [  ]  qui  indiquent  les  limites  des  intercalations. 
Je  signalerai  encore  l'addition  d'un  certain  nombre  défigures 
nouvelles  et  la  distinction  établie  dans  le  choix  de  deux  carac- 
tères typographiques,  l'un  plus  fort,  l'autre  plus  compacte, 
selon  qu'il  s'agissait  de  ce  qui  constitue  le  sujet  même  du 
livre,  ou  de  détails  soit  purement  botaniques,  soit  d'impor- 
tance secondaire. 

Dans  le  cours  de  mes  études,  j'ai  beaucoup  appris  avec 
ï Histoire  naturelle  des  Drogues  simples  ;  appe\é  aujourd'hui 
à  remplacer  M.  Guibourt  dans  sa  chaire  de  l'École  de  Phar- 
macie, je  serais  heureux  si  mes  efiforls  pouvaient  continuer 
à  cet  ouvrage,  devenu  classique  depuis  un  demi-siècle,  un 
succès  justement  mérité,  et  faire  profiter  les  générations  nou- 
velles de  ce  livre  qui  a  déjà  formé  plusieurs  générations  de 
praticiens  et  d'élèves. 


G.  PLANCHON. 


10  novembre  1875. 
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ELOGE  DE  G.  GUIBOURT 

PRONONCÉ 

A*  LA  SÉAN08  SOLENNELLE  DE  L'ÉCOLE  ET  DE  LA  SOCIÉTÉ  DE  PHARMACIE 

LE   15   NOVEMBRE   1871 

par    M.    BUIGNET 


Messieurs^ 

Parmi  les  homine$  qui  ont  contribué  aux  progrès  des  sciences 
pharmaceutiques,  il  n'en  est  aucun  qui  ait  travaillé  avec  plus 
d'ardeur,  et  qui  ait  laissé  parmi  nous  des  regrets  plus  vifs,  que 
l'homme  excellent  dont  je  vais  essayer  de  vous  retracer  l'histoire* 
Tour  à  tour  pharmacien,  professeur  à  l'École  supérieure  de  phar- 
macie de  Paris,  membre  de  l'Académie  de  médecine,  membre  et 
deux  fois  président  de  la  Société  de  pharmacie,  M.  Guibourt  nous 
offre  l'exemple  d'un  savant  modeste  que  Téclat  de  la  renommée 
n'a  jamais  ébloui  ;  qui,  dévoué  tout  entier  à  la  pratique  du  bien 
et  au  culte  de  la  science^  ne  s'est  laissé  distraire  de  son  objet  par 
aucun  soin  étranger,  dont  le  zèle  n'eut  jamais  besoin  d'être  excité 
par  la  louange,  et  qui  ne  connut  jamais  de  plus  grand  plaisir  que 
celui  de  faire  une  observation  utile  ou  de  découvrir  une  vérité 
nouvelle. 

Nicolas-Jean-Baptiste-Gaslon Guibourt  naquit  à  Paris,  le  2  juil- 
let 1790.  11  fit  ses  études  sous  la  direction  de  son  père,  chef  d'ins< 
titution  rue  de  Courcelles,  et  montra,  dès  son  enfance,  celte  dou- 
ceur de  mœurs  et  cette  aptitude  au  travail  qui  furent  toujours  les 
principaux  traits  de  son  caractère.  Lorsque,  ses  humanités  ter- 
minées, il  lui  fallut  faire  choix  d'un  état,  il  se  décida  sans  hési- 
ter pour  la  pharmacie  qui  convenait  à  son  goût  pour  l'étude.  Il 
eut  la  bonne  fortune  d'être  admis  en  apprentissage  dans  l'officine 
de  M.  Boudet,  qui  passait,  à  juste  titre,  pour  un  des  pharmaciens 
les  plus  distingués  de  la  capitale.  C'est  sous  ce  maître  habile  qu'il 
apprit  l'art  de  manipuler,  de  composer  les  mélanges,  de  préparer 
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les  médicamenls,  détails  sans  lesquels  les  praticiens^  les  plus  re- 
nommés d'ailleurs,  sont  quelquefois  privés  des  ressources  les  plus 
importantes,  détails  peut-être  un  peu  trop  négligés  de  nos  jours 
oîi  les  jeunes  pharmaciens,  entièrement  adonnés  aux  grandes 
théories  de  la  science,  daignent  à  peine  songer  aux  procédés  de 
la  pharmacie  pratique. 

Le  genre  de  talent  qui  devait  un  jour  illustrer  M.  Guibourl  n'é- 
chappa pas  à  la  sagacité  de  M.  Boudet.  Encouragé  par  les  sages 
avis  qu'il  en  reçut^  le  jeune  élève  prolongea  le  temps  de  ses  étu- 
des et  ne  tarda  pas  à  marquer  ses  débuts  par  de  brillants  succès 
Nommé  successivement  interne  à  THÔtel-Dieu  de  Paris,  directeur 
de  la  pharmacie  de  Tannexe  à  la  Pitié,  aide-directeur  de  la  phar- 
macie centrale  des  hôpitaux  civils  et  chef  des  magasins  dans  le 
môme  établissement,  il  se  trouva  environné  de  richesses  pharma- 
ceutiques qu'il  apprit  à  connaître,  et  qui  lui  suggérèrent  la  pre- 
mière idée  de  son  Histoire  des  drogues.  En  iSlO,  à  peine  âgé  de 
vingt  ans,  il  remporta  les  deux  premiers  prix  de  chimie  et  de  phar- 
macie à  l'École  de  Paris.  Il  les  reçut  ici  même,  dans  une  cérémo- 
nie semblable  à  celle  qui  nous  réunit  aujpurd'hui,  au  milieu  des 
applaudissements  publics  dont  il  était  déjà  digne,  et  qu'il  enten- 
dait pour  la  première  fois. 

Lorsqu'en  1816,  il  dut  prendre  ses  grades  pour  l'exercice  delà 
pharmacie,  il  pensa  devoir  à  ses  antécédents  et  à  lui-môme  de  mar- 
quer sa  réception  par  une  thèse  inaugurale.  La  position  qu'il  occu- 
pait à  la  pharmacie  centrale  l'avait  mis  à  môme  de  préparer  tous 
les  médicaments  galéniques  et  chimiques  destinés  à  l'approvision- 
nement des  hôpitaux.  Il  ne  fut  donc  pas  embarrassé  de  trouver  le 
sujet  de  thèse  qui  lui  était  nécessaire  :  celui  auquel  il  s^arrêta  fut 
r Étude  des  combinaisons  que  forme  le  mercure  avec  Voxygène  et  avec 
le  soufre.  Quelques-unes  de  ces  combinaisons  l'avaient  particuliè- 
rement frappé  par  leur  apparence  et  leur  peu  de  stabilité,  et  c'est 
pour  dissiper  tous  les  doutes  sur  leur  véritable  nature  qu'il  insti- 
tua les  expériences  les  plus  nombreuses  et  les  plus  variées. 

Le  succès  dans  les  sciences  physiques  ne  tient  pas  seulement  au 
zèle  de  ceux  qui  s'en  occupent,  il  tient  encore  et  surtout  à  ce  que 
Ton  sait  mettre  en  œuvre  la  méthode  expérimentale  qui  conduit 
à  la  vérité.  C'est  cette  méthode  que  M.  Guibourt  employa  de  la 
manière  la  plus  heureuse  dans  ce  travail,  et  c'est  elle  aussi  qu'il 
mit  toujours  en  pratique  dans  ses  travaux  ultérieurs.  Sa  thèse  se 
recommande  à  la  fois  par  le  nombre  des  expériences  et  par  l'im- 
portance des  résultats  qu'elle  renferme.  Il  prouva,  par  la  manière 
brillante  dont  il  la  soutint,  qu'il  possédait  déjà^  dès  cette  époque, 
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des  nolioDS  précises  sur  la  chimie  et  sur  tes  découvertes  nouvelles 
dont  elle  s'était  successivement  enrichie. 

A  peine  en  possession  de  son  titre,  M.  Guibourt  s'empressa 
d'ouvrir  une  officine.  Il  ne  chercha  point  à  éblouir  le  public  par 
de  brillants  dehors.  Située  au  fond  d'une  cour  de  la  rue  Feydeau, 
sa  pharmacie  ne  pouvait  guère  attirer  que  ceux  qui  connaissaient 
la  valeur  personnelle  du  titulaire.  Mais  son  désir  était  moins  d'ar- 
river à  la  fortune  que  de  satisfaire  son  goût  pour  la  science. 
Aussi,  tout  en  ne  négligeant  rien  des  soins  qu^exige  un  premier 
établissement,  poursuivit-il  ses  études  sur  toutes  les  branches  des 
connaissances  pharmaceutiques.  Il  s'y  livra  avec  tant  d'ardeur,  et 
ses  recherches  devinrent  tellement  multipliées,  qu'il  serait  vrai- 
ment impossible  de  vous  en  présenter  ici  un  tableau  complet.  Épars 
dans  les  différents  recueils  ou  journaux  scientifiques,  tous  ces  mé- 
moires, si  variés  par  les  sujets  qu'ils  traitent,  ont  une  qualité 
commune,  celle  de  concourir  au  perfectionnement  de  l'art  et  h 
la  considération  scientifique  du  pharmacien. 

Lorsque  j'ai  essayé  de  diviser  en  plusieurs  classes  les  nombreu- 
ses productions  de  M.  Guibourt,  j'ai  vu  qu'il  avait  porté  successi- 
vement son  attention  sur  la  chimie,  la  physique,  la  toxicologie, 
l'histoire  naturelle  médicale,  la  pharmacie.  J'ai  donc  pensé  qu'il 
était  possible  de  réduire  à  ces  difi'érents  chefs  toutes  les  découver- 
tes de  ce  savant. 

Ceux  de  ses  mémoires  qui  se  rapportent  à  la  chimie  proprement 
dite^  embrassent  la  chimie  minérale,  la  chimie  organique,  la  chi- 
mie animale. 

H.  Guibourt  avait  à  peine  présenté  sa  thèse  sur  les  composés 
oxygénés  du  mercure  qu'il  publiait  des  remarques  fort  importan- 
tes sur  le  carbonate  de  potasse,  autrefois  nommé  rwVre  fixé  par  le 
tartre.  Les  détails  qu'il  donne  sur  la  préparation  de  ce  sel  renfer- 
ment une  critique  judicieuse  et  parfaitement  fondée  des  propor- 
tions dans  lesquelles  on  a  employé  jusqu'ici  les  deux  éléments 
qui  concourent  à  le  former.  Mais  ce  que  cette  note  renferme  de 
particulièrementulile,  c'est  cette  observation  confirmée  par  l'expé- 
rience qu'un  simple  changement  dans  les  conditions  de  tempéra- 
ture amène  un  changementconsidérable  dans  la  nature  du  produit 
obtenu.  La  formation  du  cyanure  de  potassium  en  quantité  d'au- 
tant plus  grande  que  la  chaleur  est  plus  élevée  montre  combien 
il  importe  que  les  pharmaciens  observent,  dans  leurs  préparations, 
jusqu'aux  moindres  détails  des  procédés  qui  s'y  rapportent. 

Un  peu  plus  tard,  M.  Guibourt  faisait  connaître  des  résultats 
très-intéressants  sur  l'arsenic  et  ses  composés^  sur  Veau  de  cristallisa" 
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tion  des  sels  de  soude,  sur  là  purification  du  nitrate  d^ argent.  Il  mon- 
trail,  dans  les  publications  relatives  à  ces  divers  sujets  :  que  les 
sulfures  d*arsenic  préparés  artificiellement  contiennent  parfois 
jusqu'à  96  pour  100  d'acide  arsénieux;  que  le  sulfate  et  le  carbo- 
nate de  soude,  pris  à  Tétat  cristallisé  et  exposés  tous  deux  dans 
un.  air  sec,  y  perdent  des  proportions  d'eau  bien  différentes,  le 
premier  de  ces  sels  devenant  complètement  anhydre,  tandis  que 
le  second  retient  obstinément  les  30  centièmes  environ  de  l'eau 
qu'il  contenait  originairement.  Il  montre  enfin  qu'à  l'aide  d'un 
procédé  aussi  simple  que  facile,  on  peut  enlever  au  nitrate  d'ar- 
gent jusqu'aux  dernières  traces  de  cuivre  qui  s'y  trouvent  con- 
tenues. 

Les  recherches  de  VIode  dans  Furine  ont  été  pour  M.  Guibourt 
l'occasion  de  signaler  une  particularité  très-importante  de  ces 
sortes  d'analyses,  à  savoir  la  combinaison  que  forment  certains  élé- 
ments minéraux  avec  les  liquides  de  l'organisme,  l'état  de  dissi- 
mulation oîi  ils  s'y  trouvent,  et  la  nécessité  où  Ton  est  de  détruire 
la  matière  organique  elle-même,  si  on  veut  rendre  leurs  réactions 
manifestes. 

L'étude  de  la  matière  sucrée  du  mielf  faite  en  1821,  c'est-à-dire 
à  une  époque  oîi  nos  connaissances  sur  les  sucres  étaient  fort  peu 
avancées,  n'a  pas  eu  seulement  pour  résultat  de  confirmer  les  idées 
de  Proust  sur  la  nature  de  ce  principe  et  sur  les  différences  qu'il 
présente  avec  le  sucre  de  canne  ;  elle  a  montré,  en  outre,  l'étendue 
des  variations  que  cette  matière  sucrée  peut  subir  suivant  la  na- 
ture des  végétaux  qui  croissent  dans  les  contrées  habitées  par  les 
abeilles. 

L'examen  qu'il  fit,  en  1813,  du  procédé  indiqué  par  M.  Pelouze 
pour  la  préparation  du  tannin^  l'a  conduit  à  reconnaître  que 
réther  pur  est  impropre  par  lui-même  à  dissoudre  cette  subs- 
tance et  que  l'emploi  de  l'éther  aqueux  est  indispensable  au 
succès  de  l'opération.  Il  a  pu  constater  ainsi,  en  pratiquant  le 
procédé  dans  les  conditions  les  plus  convenables,  que  la  propor- 
tion de  tannin  contenue  dans  la  noix  de  galle,  était  beaucoup 
plus  considérable  qu'on  ne  l'avait  annoncée. 

Tous  ces  faits  étudiés  avec  conscience,  et  présentés  avec  clarté, 
annoncent  un  esprit  éminemment  observateur  que  préoccupe 
avant  tout  l'intérêt  pratique  des  questions  qu'il  traite.  C'est  ce 
même  esprit  qui  se  révèle  dans  l'étude  patiente  et  minutieuse 
que  M.  Guibourt  a  faite  de  la  Pepsine  à  l'occasion  d'un  rapport 
dont  il  avait  été  chargé.  On  connaissait  depuis  longtemps  les 
merveilleuses  propriétés  de  ce  pripcipe  ;  mais  la  diversité  des 
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modes  de  préparation  le  présentait  aux  usages  médicaux  avec  des 
qualités  tellement  variables,  que  les  médecins  ne  pouvaient  plus 
compter  sur  l'efûcacilé  de  son  action.  M.  Guibourt  compare  tous 
les  procédés  jusque-là  décrits  ;  et,  qtettant  h  profit  les  avantages 
particuliers  que  chacun  d'eux  renferme,  il  les  résume  en  un  pro- 
cédé unique  qu'il  soumet  au  contrôle  de  l'expérience.  La  néces- 
sité de  titrer  la  pepsine  officinale,  l'emploi  de  la  fibrine  comme 
moyen  d'en  apprécier  la  valeur,  l'influence  des  divers  acides 
pour  en  déterminer  ou  en  exalter  iesefl*ets,  celle  que  l'amidon  peut 
exercer  dans  son  mélange  avec  le  produit  de  la  préparation  pour  for- 
mer une  pepsine  amylacée  neutre  ou  acide,  tels  sont  les  sujets  d'é- 
tude que  M.  Guibourt  a  abordés  résolument,  et  dont  il  a  cherché 
la  solution  par  la  voie  de  l'expérience.  Le  Codex  de  i866  a  sanc- 
tionné les  résultats  de  cet  important  travail. 

Quoique  M.  Guibourt  ne  se  soit  point  occupé  de  physique  pure, 
on  trouve  dans  la  plupart  de  ses  travaux,  des  applications  de 
celte  science.  Nous  devons  signaler  parmi  les  principales  : 

Un  travail  sur  la  densité  des  huiles  volatiles; 

Des  observations,  faites  en  commun  avec  M.  Bouchardat,  sur 
les  propriétés  topiques  des  Térébenthines  et  de  leurs  essences,  obser- 
vations desquelles  il  résulte  que  le  pouvoir  rolatoire  des  huiles 
volatiles  est  souvent  très-instable,  la  simple  distillation  suffisant 
pour  en  modifier  le  sens  et  l'énergie  ; 

Des  remarques  sur  la  densité  des  corps  poreux  et  sur  les  erreurs 
auxquelles  on  est  assujetti  dans  sa  détermination,  lorsqu'on  ne 
tient  pas  un  compte  suffisant  du  volume  apparent  et  du  volume 
réel; 

Un  mémoire  sur  le  Tabaschir,  dans  lequel  il  met  en  évidence 
tous  les  caractères  physiques  de  cette  singulière  concrétion,  l'ac- 
croissement de  volume  qu'elle  prend  au  contact  de  l'eau,  la  trans- 
parence qu'elle  y  acquiert,  la  faiblesse  de  son  indice  de  réfrac- 
tion comparée  à  sa  forte  densité,  anomalie  qu'il  signale  en  passant 
et  dont  il  donne  la  juste  explication. 

En  plus  d'une  circonstance,  M.  Guibourt  a  eu  à  s'occuper  de 
recherches  relatives  à  la  toxicologie.  En  4829,  il  fut  désigné 
conjointement  avec  MM.  Henry  et  Denis,  pour  examiner  des 
matières  suspectes  dans  un  cas  présumé  d'empoisonnement.  Dans 
les  recherches  auxquelles  il  se  livra  comme  rapporteur,  il  put 
constater  non-seulement  tacide  arsénieux  qui  était  le  poison 
soupçonné,  mais  un  sel  que  le  commerce  y  mêle  frauduleuse- 
ment, le  sulfate  de  baryte. 

Plus  tard,  il  publia  des  observations  sur  Fhydrate  de  peroxyde 
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de  fer  considéré  comme  contre-poison  de  l*arsenic,  observations 
qui  ont  une  valeur  réelle,  quoique  leur  importance  pratique  ait 
beaucoup  diminué,  depuis  que  M.  Bussy  a  signalé  les  avantages 
attachés  à  remploi  de  la  magnésie  calcinée. 

En  1830,  il  vériûa  un  fait  qui  avait  déjà  été  annoncé,  mais 
qui  paraissait  contraire  aux  prévisions  de  la  chimie,  à  savoir  que 
Tarsenic  contenu  dans  le  bismuth  du  commerce  passe  dans  le 
sous-nitrate  obtenu  par  précipitation j  et  communique  à  ce  sel 
les  propriétés  toxiques  que  l'observation  lui  a  souvent  reconnues. 

La  matière  médicale  ou  l'histoire  naturelle  des  médicaments 
a  été,  de  la  part  de  M.  Guibourt,  l'objet  d'une  étude  toute  spéciale 
à  laquelle  il  s'est  livré  dès  le  début  de  sa  carrière  scientifique,  et 
vers  laquelle  il  s'est  trouvé  porté  plus  tard  par  la  nature  môme 
de  son  enseignement.  C'est  à  cette  branche  des  connaissances 
pharmaceutiques  que  se  rattachent  ses  mémoires  les  plus  nom- 
breux et  les  plus  importants.  En  parcourant  les  divers  auteurs 
qui  avaient  écrit  sur  la  matière  médicale,  il  avait  été  frappé  du 
vague  qui  régnait  encore  dans  la  description  de  certains  médica- 
ments môme  très-usités,  et  c'est  dans  le  but  de  préciser  nos  con- 
naissances sur  leur  origine,  leur  nature  et  leurs  caractères  dis- 
tinclifs  qu'il  s'est  livré  aux  recherches  les  plus  patientes,  aux 
investigations  les  plus  minutieuses.  Il  a  pu,  en  travaillant  dans 
cette  direction,  réformer  beaucoup  d'erreurs,  ramener 'à  une 
dénomination  commune  des  substances  considérées  avant  lui 
<;omme  distinctes,  et  établir  au  contraire  une  distinction  judi- 
cieuse et  fondée  entre  des  substances  qu'on  avait  regardées  jusque- 
là  comme  identiques. 

Dans  les  nombreux  écrits  qu'il  a  publiés  sur  Yopium^  sur  le 
quinquina,  sur  la  scammonée^  sur  lejalap,  sur  la  rhubarbe,  il  s'est 
attaché  surtout  à  caractériser  les  espèces  commerciales  et  à  mettre 
le  pharmacien  en  mesure  de  reconnaître  les  produits  de  bonne 
qualité.  Aussi  décrit-il  avec  le  plus  grand  soin  toutes  les  proprié- 
tés physiques  ou  organoleptiques  appartenant  à  chacune  de  ces 
substances.  Dans  ces  mémoires,  comme  dans  tous  ceux  qu'il  a 
publiés  sur  la  matière  médicale,  il  a  toujours  allié  les  connais- 
sances du  chimiste  avec  celles  du  naturaliste.  M.  Guibourt  aimait 
beaucoup  la  chimie,  à  laquelle  il  avait  consacré  ses  premières 
études  ;  il  en  suivait  la  marche  avec  le  plus  vif  intérêt.  Mais  ce 
n'était  pas  sans  une  certaine  inquiétude  qu'il  voyait  la  tendance 
de  la  médecine  à  s'emparer  de  ces  découvertes,  et  à  remplacer 
les  matières  premières  par  les  principes  actifs  que  la  chimie  en 
avait  séparés.  Dans  sa  pensée,  la  morphine,  la  quinine,  ne  repré- 
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sentaient  qu'une  partie  des  effets  de  l'opium  et  du  quinquina  ;  et 
cette  opinion  qu'il  exprimait  à  une  époque  déjà  éloignée  de  nous, 
la  chimie  elle-même  s'est  chargée  de  la  confirmer  en  isolant  de  ses 
mômes  produits  des  alcaloïdes  nouveaux,  pourvus  de  propriétés 
spéciales  et  distinctes. 

Les  relations  que  M.  Guibourt  entretenait  avec  les  savants 
étrangers  l'avaient  mis  à  môme  de  recevoir  des  échantillons  de 
matière  médicale  de  tous  les  points  du  globe.  Il  a  pu  ainsi»  non- 
seulement  vérifier  les  caractères  d*un  grand  nombre  de  substances 
depuis  longtemps  connues,  mais  indiquer  ceux  d'une  multitude 
de  produits  nouveaux^  tels  que  bois,  tiges,  écorces,  racines,  dont 
il  eut  à  cœur  d'enrichir  la  matière  médicale  française. 

Je  regrette  de  ne  pouvoir  vous  présenter  môme  une  énumé- 
ration  rapide  de  toutes  les  substances,  tant  anciennes  que  nou- 
velles, sur  lesquelles  il  a  porté  son  examen.  Nous  lui  devons  : 

Une  histoire  botanique,  chimique  et  médicale  du  bebeeru  et 
de  l'alcaloïde  fébrifuge  qu'il  renferme  ; 

Des  recherches  sur  l'origine  si  longtemps  controversée  de  Ver- 
got  de  set'gkf  dans  lesquelles,  à  la  suite  d'une  dissertation  savante 
sur  cette  singulière  substance,  il  entrevoit  sa  véritable  nature, 
telle  qu'elle  a  été  établie  depuis,  de  la  manière  la  plus  concluante 
par  les  observations  de  M.  Tulasne  ; 

L'examen  d'un  grand  nombre  de  racines  et  de  semences  aro- 
matiques appartenant  à  la  famille  de  scitaminées  ; 

Un  exposé  des  caractères  physiques  et  chimiques  qui  permet- 
tent de  distinguer  la  cannelle  blanche  et  Vécorce  de  Winter,  et  des 
indications  exactes  sur  le  genre  auquel  il  convient  de  rapporter 
cette  dernière  substance  ; 

Une  étude  sur  la  valeur  comparée  des  cochenilles  noire  et  grise; 

Des  renseignements  sur  la  véritable  origine  de  Vorseille  d'An- 
vergnCy  que  M.  Fée  attribuait  au  lichen  Parellus  de  Linné,  et 
qu'on  rapporte  aujourd'hui,  d'après  l'opinion  de  M.  Guibourt, 
confirmée  par  des  observations  ultérieures,  au  variolaria  orcina ; 

Des  observations  très-intéressantes  sur  le  musc  et  le  casloréum, 
sur  les  diverses  espèces  de  baumes  et  de  térébenthines^  sur  le  cachou^ 
le  gambter,  la  gomme  kino,  et  tant  d'autres  substances  que  je 
pourrais  citer,  si  je  ne  craignais  de  fatiguer  votre  attention. 

On  voit,  par  ce  rapide  exposé,  combien  sont  nombreux  et  im- 
portants ceux  des  travaux  de  M.  Guibourt  qui  se  rapportent 
à  rhistoire  naturelle  médicale.  L'intérêt  qui  l'attachait  à  ceUe 
science  était  tel  que,  non  content  de  nous  faire  connaître  le  ré- 
sultat de  ses  propres  observations,  il  mettait  le  même  empresse- 
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ment  à  nous  faire  connaître  celles  des  naturalistes  étrangers. 
C'est  à  lui  que  nous  devons  d'avoir  connu  les  différents  mémoires 
de  M.  Hanbury  sur  les  cardamomes,  sur  le  kamala^  sur  Thuile 
de  bois  de  l'Inde;  ceux  de  M.  Pereira  sur  les  aloès  et  en  parti- 
culier sur  l'aloès  succolrin  liquide  ;  les  observations  de  M.  Chris- 
tison  et  de  M.  Graham  sur  la  gomme-gutte.  En  nous  mettant  à 
même  d'apprécier  la  valeur  de  ces  communications,  M.  Guibourt 
a  su  toujours  en  accroître  TinCérêt  par  les  détails  dont  il  a  pris 
soin  de  les  accompagner. 

Les  travaux  que  M.  Guibourt  a  publiés  sur  la  pharmacie  pro- 
prement dite  sont  eux-mêmes  très-nombreux  et  ils  ont  une 
grande  importance,  en  raison  de  l'intérêt  pratique  qui  s'y  ratta- 
che. Sans  entrer  dans  le  détail  de  ces  publications^  qui  se  recom- 
mandent toutes  par  la  scrupuleuse  exactitude  des  expériences  et 
par  la  déduction  logique  des  résultats,  nous  indiquerons  d'une 
manière  succincte  l'objet  général  auquel  elles  se  rapportent. 

Les  unes  ont  eu  pour  but  de  faire  connaître  des  procédés  nou- 
veaux, que  la  pratique  a  sanctionnés,  pour  la  préparation  de 
certains  médicaments,  tels  que  le  sirop  (Ttpécacuanha,  la  pom- 
mode  mercurielle,  V huile  de  croton-tigliurriy  les  sirops  de  salsepa- 
reille et  de  Cuisinier,  Vonguent  de  la  mère^  Véthiops  martial,  etc. 

Les  autres  ont  eu  pour  objet  d'indiquer  des  préparations  nou- 
velles, telles  que  la  pommade  épispastique  sans  cantharides,  ou 
pommade  au  garou,  que  M.  Guibourt  a  fait  connaître  le  premier, 
et  dont  les  avantages  thérapeutiques  sont  aujourd'hui  parfaite- 
ment constatés. 

Dans  d'autres  circonstances,  M.  Guibourt  s'est  proposé  :  tantôt 
de  rechercher  le  genre  d'altération  que  le  temps  fait  éprouver  à 
certaines  substances  telles  que  les  cantkarides,  le  jalap^  la  /eiVt- 
iure  d'iode;  tantôt  de  signaler  des  falsifications  pratiquées  sur 
les  médicaments  les  plus  précieux,  tels  que  le  séné,  le  safran^ 
V essence  de  rose,  le  baume  de  copaku,  Yiodure  de  potassium. 

L'essai  chimique  des  matières  premières  a  beaucoup  occupé 
M.  Guibourt.  Quoiqu'en  principe  il  montrât  plus  de  confiance 
dans  l'examen  des  caractères  extérieurs  que  dans  la  pratique 
d'analyses  toujours  plus  ou  moins  imparfaites,  il  était  loin  de 
méconnaître  l'utilité  de  ces  essais  rapides  qui  sont  aujourd'hui 
d'un  usage  si  fréquent  dans  les  laboratoires.  Pour  montrer  l'im- 
portance qu'il  attachait  à  ce  genre  de  recherches,  il  me  suffira 
de  citer  les  observations  qu'il  a  produites  sur  le  dosage  de  la  mor- 
phine dans  Vopium,  observations  qui  se  rapportent  à  plus  de 
quarante  échantillons  de  provenance^  diverses,  et  qui  ont  permis 
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de  fixer  un  titre  moyen  que  le  Codex  de  1866  a  admis  comme 
titre  normal  ;  les  essais  analytiques  qu'il  a  pratiqués  en  vue  de 
constater  la  cinchonine  dans  le  sulfate  de  quinine  du  commerce^ 
et  ceux  qu'il  a  publiés  en  commun  avec  M.  Bussy  relativement 
à  la  constatation  de  la  quinidine  dans  le  même  sel. 

Indépendamment  des  travaux  qui  précèdent  et  qui  repré- 
sentent en  partie  les  mémoires  originaux  de  M.  Guibourt,  il  en 
est  un  grand  nombre  d'autres  auxquels  il  s'est  livré  comme 
rapporteur  des  compagnies  savantes  auxquelles  il  appartenait. 

M.  Guibourt  était,  en  effet,  membre  de  la  Société  de  phar- 
macie depuis  1818;  et  cinq  ans  plus  tard,  en  1823,  il  avait  été 
nommé  membre  de  l'Académie  de  médecine.  Cette  dernière 
Domination  l'avait  beaucoup  flatté.  Quoique  jeune  encore,  il 
avait  déjà  publié  plus  de  quatre-vingts  mémoires  sur  les  diverses 
branches  des  connaissances  pharmaceutiques.  Il  aurait  donc 
pu  regarder  cette  distinction  comme  une  récompense  des  ser- 
vices rendus  ;  il  préféra  y  voir  un  encouragement  pour  ceux  qu'il 
pouvait  rendre  encore.  En  acceptant  le  fardeau  du  travail  aca- 
démique^ il  eut  à  cœur  de  se  montrer  reconnaissant  envers  les 
sciences  auxquelles  il  devait  sa  renommée,  et  de  leur  rendre 
une  partie  des  secours  qu'il  en  avait  reçus.  Aussi  se  montrait-il 
très-assidu  aux  séances.  Il  y  paraissait  toujours  prêt  au  travail, 
acceptant  les  missions  les  plus  laborieuses  par  leurs  détails,  et 
donnant  à  chacun  l'exemple  d'une  louable  émulation. 

Il  serait  hors  de  propos  d'énumérer  ici  les  nombreux  rap- 
ports que  M.  Guibourt  a  -lus  devant  l'Académie  sur  des  sujets 
relatifs  à  la  pharmacie,  à  la  chimie,  à  l'histoire  naturelle,  à  la 
médecine  légale.  Ces  rapports,  dans  lesquels  il  donne  de  nou- 
velles preuves  de  l'étendue  de  ses  connaissances  et  de  la  netteté 
de  son  esprit,  ont  tous  le  grand  mérite  de  porter  la  lumière 
dans  les  questions  soumises  à  son  examen. 

Plus  simples  et  plus  pratiques  dans  leur  allure,  les  séances 
de  la  Société  de  pharmacie  étaient  encore  pour  M.  Guibourt  un 
nouveau  genre  de  délassement  et  de  plaisir.  11  s'y  trouvait  comme 
en  famille,  environné  de  collègues  qui  avaient  pour  lui,  pour 
l'autorité  de  son  âge  et  de  son  expérience  les  égards  et  la  défé- 
rence qu'il  méritait  à  tant  de  titres.  C'est  là  surtout  qu'il  dé- 
ployait un  zèle  et  une  activité  à  toute  épreuve.  Très-attaché  à  la 
Société,  il  voulait  qu'elle  eût  la  primeur  des  découvertes  qu'il 
lui  était  donné  de  faire.  Et  ce  n'était  pas  seulement  par  égard 
pour  elle  qu'il  tenait  ainsi  à  lui  soumettre  les  résultais  de  son 
observation;   c'était,  comme  il  le  dit  dans  un  de  ses  mémoires, 
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dans  l'intérêt  même  du  travail  présenté,  afin  que,  sortant  plus 
pur  du  creuset  de  la  discussion,  il  pût  aborder  avec  plus  de  succès 
les  chances  de  la  publicité  :  acte  de  pure  modestie,  aussi  hono- 
rable pour  son  auteur  que  pour  la  Société  elle-même  qui  avait 
su  rinspirerf 

Deux  ouvrages  ont  solidement  établi  la  réputation  de  M.  Gui- 
bourty  la  Phai^macopée  raisonnée  et  V Histoire  naturelle  des  dro- 
gués  simples. 

Le  premier  de  ces  ouvrages  parut  en  1828  avec  la  collabora- 
tion de  M.  Henry  :  mais  M.  Guibourt  en  publia  seul  deux  édi- 
tions nouvelles  en  1834  et  en  1841.  La  publication  de  cette 
Pharmacopée  fut  un  véritable  service  rendu  à  renseignement 
de  la  pharmacie.  Les  traités  alors  en  usage  présentafent  de  nom- 
breux inconvénients.  Celui  de  Baume,  le  plus  répandu  de  tous, 
péchait  à  la  fois  par  la  trop  grande  abondance  des  détails  et  par 
l'insuffisance  des  théories.  La  plupart  des  autres,  réduits  à  l'état 
de  simples  formulaires,  n'offraient  guère  qu'une  description 
minutieuse  et  monotone  des  opérations.  En  ramenant  la  pra- 
tique de  la  pharmacie  à  des  règles  fixes,  la  Pharmacopée  de 
MM.  Henry  et  Guibourt  se  présentait  donc  avec  tous  les  carac- 
tères d'une  œuvre  véritablement  scientifique,  et  Ton  peut  dire 
qu'à  ce  point  de  vue,  elle  a  réalisé  un  progrès  réel.  On  y  trouve 
des  généralités  habilement  déduites,  un  choix  judicieux  de  for- 
mules, et  une  précision  d'idées  qui,  liant  adroitement  les  prin- 
cipes avec  les  conséquences,  ne  montre  d'exemples  et  de  faits 
que  ce  qu'il  en  faut  pour  justifier  cet  enchaînement.  La  partie 
théorique  est  entièrement  nouvelle  et  mise  complètement  au 
niveau  de  la  science.  Quant  à  la  pariie  pratique,  le  soin  que  les 
auteurs  ont  apporté  dans  les  descriptions  montre  qu'ils  ont 
tout  vu,  tout  étudié,  et  qu'ils  ont  exécuté  eux-mêmes  les  opéra- 
tions qu'ils  décrivent. 

h' Histoire  naturelle  des  drogues  simples,  dont  la  première  édi- 
tion parut  en  1820,  a  été  tout  aussi  favorable  au  développement 
de  la  matière  médicale  que  la  Pharmacopée  raisonnée  l'avait  été 
à  celui  de  la  pharmacie.  Les  précieux  renseignements  que  M.  Gui- 
bourt avait  déjà  recueillis  dès  cette  époque,  tant  sur  l'origine 
que  sur  la  nature  et  les  propriétés  des  matières  premières,  con- 
tribuèrent, puissamment  au  succès  de  l'ouvrage  qui  fut  accueilli 
avec  une  grande  faveur.  M.  Guibourt  ne  négligea  rien  pour  le 
rendre  digne  de  cet  accueil.  H  y  fit  avec  scrupule  toutes  les 
corrections  que  le  temps  et  le  progrès  des  sciences  rendaient 
nécessaires;   et,  grâce  aux   perfectionnements   apportés    dans 
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chaque  édition  nouvelle,  VHistoire  naturelk  des  drogues  simples 
constitue  aujourd'hui  le  traité  le  plus  exact  et  le  plus  complet 
que  nous  possédions  sur  la  matière. 

Elle  justifie,  d'ailleurs,  les  éloges  que  nous  avons  donnés  à  la 
Pharmacopée  ratsonnéej  dont  elle  est,  en  quelque  sorte,  le  com 
plément  nécessaire.  Tous  ceux  que  leur  penchant  ou  la  direction 
de  leurs  'études  porteront  vers  les  sciences  naturelles  liront  avec 
fruit  cet  ouvrage  écrit  par  une  main  que  le  travail  a  formée.  Ils 
y  trouveront  des  détails  authentiques  sur  l'origine  des  matières 
premières»  une  description  rigoureuse  et  fidèle  de  leurs  carac- 
tères et  surtout  une  entière  bonne  foi  dans  le  récit  des  observa- 
tions qui  ont  servi  de  base  aux  propriétés  qu'on  leur  attribue. 
N'est-ce  pas  un  des  plus  grands  services  qu'on  puisse  rendre  aux 
sciences  que  d*y  apporter  l'exactitude  et  la  précision,  et  n'est-ce 
pas  le  plus  pur  hommage  qu'on  puisse  ofi*rir  à  la  vérité  que  de 
diminuer  le  nombre  des  erreurs  avec  lesquelles  elle  est  si  souvent 
confondue  ?  Cette  rigoureuse  exactitude  à  laquelle  M.  Guibourt 
s*est  tant  attaché  dans  son  œuvre,  est  au  fond  la  qualité  domi 
nante  qui  le  distinguait  lui-môme  dans  tous  ses  actes.  Jamais 
le  caractère  d'un  auteur  n'a  exercé  une  influence  plus  marquée 
et  en  même  temps  plus  salutaire  sur  ses  ouvrages,  et  l'on  peut 
dire  qu'il  a  apporté  dans  ses  écrits  la  probité  qui  était  le  fond 
même  de  son  caractère. 

Depuis  l'année  1851,  époque  à  laquelle /"^wtotre  des  drogues 
était  déjà  parvenue  à  sa  cinquième  édition,  M.  Guibourt  avait  ras- 
semblé de  nombreux  matériaux  qu'il  préparait  pour  une  édition 
nouvelle  quand  la  mort  est  venue  le  frapper.  Ces  notes,  heureuse- 
ment, n'ont  pas  été  perdues.  Il  appartenait  à  celui  que  son  mé- 
rite et  ses  connaissances  spéciales  ont  désigné  comme  l'héritier 
de  renseignement  de  M.  Guibourt  de  remplir  son  vœu  le  plus 
cher  en  publiant  ces  précieux  documents  dans  une  sixième  édi- 
tion de  son  ouvrage.  Notre  collègue,  M.  Planchon,  s'est  acquitté  de 
celte  tâche  avec  un  zèle  et  un  désintéressement  dignes  d'éloges, 
et  il  y  a  joint  ses  observations  personnelles  dont  l'œuvre  du  maî- 
tre s'est  ainsi  trouvée  enrichie. 

Le  succès  que  M.  Guibourt  avait  obtenu  dans  ses  nombreuses 
publications  sur  la  matière  médicale,  devait  nécessairement  l'ap- 
peler à  entrer  dans  l'enseignement.  Il  fut,  en  effet,  nommé, 
en  1832,  professeur  titulaire  d'histoire  naturelle  des  médicaments 
à  l'Ecole  supérieure  de  pharmacie  de  Paris. 

Quelque  honorables  que  lui  parussent  ces  nouvelles  fonctions 
bn'jl  désirait  depuis  longtemps,  son  embarras  fut  extrême  quand 
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il  fallut  les  remplir.  Ce  n'était  pas  que  les  connaissances  lui  fissent 
défaut,  ou  qu'il  manquât  du  talent  nécessaire  pour  les  bien  ex- 
poser :  ceux  qui  font  de  semblables  entreprises  sans  avoir  les 
qualités  qui  en  assurent  le  succès,  ne  sont  jamais  embarrassés. 
Mais  il  s'agissait  pour  M.  Guîbourt,  sinon  de  créer  un  enseigne- 
ment nouveau,  au  moins  de  donner  à  cet  enseignement  une  di- 
rection nouvelle  ;  et,  bien  qu'il  possédai  des  documents  nombreux 
et  précis  sur  tous  les  points  delà  matière  médicale,  il  restait 
encore  à  classer  ces  matériaux  et  à  leur  donner  la  forme  métho- 
dique et  claire  sous  laquelle  ils  devaient  être  présentés. 

Ces  difficultés,  bien  plus  apparentes  que  réelles,  ne  devaient  pas 
arrêter  longtemps  un  esprit  aussi  bien  préparé  que  le  sien  :  en 
peu  de  jours,  il  parvint  à  vaincre  celte  défiance  de  lui-môme,  et 
bientôt  après,  il  fut  en  mesure  de  se  livrera  ses  fonctions. 

Il  s'y  distingua  parla  variété  et  la  solidité  de  ses  connaissances. 
Sa  diction  était  simple,  sans  affectation  d'élégance  comme  sans 
recherche.  Uniquement  occupé  du  soin  de  former  ses  élèves,  il 
cherchait  moins  à  les  intéresser  qu'à  les  instruire.  Rien  de  ce 
qui  pouvait  les  distraire  n'était  mêlé  à  l'objet  sérieux  de  la  leçon, 
et  il  ne  leur  présentait  jamais  que  ce  qu'ils  pouvaient  et  ce  qu'ils 
devaient  apprendre.  Comme  il  était  également  versé  dans  l'his- 
toire naturelle  et  dans  la  chimie,  il  exposait,  dans  chacune  de 
ses  leçons,  un  grand  nombre  de  faits  relatifs  à  Tune  et  à  l'autre 
science,  et  l'intérêt  des  descriptions  se  trouvait  ainsi  complété 
par  celui  des  analyses  chimiques  dont  chaque  substance  avait 
fourni  le  sujet. 

L'usage  qu'il  avait  adopté  de  faire  son  cours  en  parcourant  un 
cahier  de  notes  donnait  à  ses  leçons  un  caractère  tout  particulier. 
Sans  doute  elles  ne  produisaient  point  sur  l'auditoire  l'effet 
d'un  discours  sans  apprêt  dicté  par  la  circonstance  ;  mais  elles 
avaient  l'avantage  de  ne  rien  livrer  au  hasard,  et  de  n'expo- 
ser jamais  que  des  faits  exacts  et  bien  réfléchis.  Elles  étaient 
comme  autant  de  traités  simples  et  élémentaires  que  les  élèves 
écoutaient  avec  avidité,  qu'ils  écrivaient  et  qu'ils  se  transmet*^ 
laient  avec  empressement. 

En  i844,  M.  Guibourt  fut  nommé  secrétaire  agent  comptable 
à  l'École  de  pharmacie,  et  dut  joindre  les  fondions  d'administra- 
teur à  celles  de  professeur  qu'il  occupait  depuis  longtemps. 
Cette  position  nouvelle  qui  l'attachait  d'une  manière  plus  étroite 
ï\  un  établissement  qui  avait  toutes  ses  affections,  le  décida  à 
abandonner  l'exercice  de  la  pharmacie  pour  venir  résider  à 
l'École  oîi  il  resta  jusqu'en  1865.  Malgré  les  occupations  nom- 
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breuses  que  lui  imposait  son  nouveau  posle,  il  n*en  continua  pas 
moins  ses  observations  et  ses  recherches  de  laboratoire.  L'oisiveté 
était  le  fléau  qu'il  redoutait  le  plus  ;  et,  dès  qu^il  trouvait  quelques 
moments  de  loisir,  il  en  profitait  pour  se  livrer  aux  travaux  qui 
s'accordaient  le  mieux  avec  ses  vues.  Le  cabinet  de  matière  mé- 
dicale de  l'École  de  pharmacie  lui  doit  une  partie  de  son  organi- 
sation. Jl  était  heureux  au  milieu  de  cette  collection^  une  des 
plus  riches  peut-être  que  l'Europe  possède  en  ce  genre.  Il  aimait 
â  la  montrer  aux  étrangers  que  leur  curiosité  scientifique  atti- 
rait à  Paris,  et  leur  visite  recevait  un  nouveau  degré  d'intérêt  des 
explications  très-précieuses  qu'il  était  toujours  empressé  de  leur 
fournir. 

Des  travaux  aussi  multipliés  et  aussi  utiles  que  ceux  de  M.  Gui- 
bourt  avaient  fini  par  lui  acquérir  une  très-grande  célébrité. 
Nommé  chevalier  de  la  Légion  d'honneur  en  1846,  il  fut  promu 
au  grade  d'officier  dans  le  même  ordre  en  1863.  Presque  toutes 
les  sociétés  savantes  de  l'Europe  et  de  l'Amérique  s'empressè- 
rent de  se  l'associer.  C'est  ainsi  qu'il  fut  nommé  successivement 
membre  de  l'Académie  des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de 
Rouen,  membre  des  Sociétés  de  la  Grande-Bretagne,  de  Norwége, 
de  Saint-Pétersbourg,  de  l'Allemagne  septentrionale,  de  l'asso^ 
dation  générale  de  l'Autriche,  de  la  Société  physico-médicale 
d'Erlangen,  etc.(l).  Il  reçut  tous  ces  diplômes  avec  la  déférence 
que  Ton  doit  aux  grandes  Assemblées  qui  les  confèrent  ;  mais 
son  amour-propre  9'en  conçut  jamais  aucune  vanité. 

M.  Guibourt  possédait  au  suprême  degré  la  douceur  du  carac- 
tère et  la  sagacité  de  l'esprit.  Ces  deux  qualités,  qui  lui  avaient 
été  d'un  grand  secours  dans  l'exercice  de  la  pharmacie,  lui  conci- 
lièrent aussi  tous  les  suffrages  dans  son  enseignement.  La  confiance 
qu'il  inspirait  était  générale.  Ses  talents  étaient  reconnus  par  les 
pharmacologisles  de  tous  les  pays,  par  les  étrangers  comme  par 

(1)  15  juillet  1818.  Membre  résidant  de  la  Société  de  Médecine  de  Paris, 
dont  il  a  été  le  trésorier  pendant  vingt-six  ans,  du  l«' janvier  1828  au  1*' jan- 
vier 18S4.  — 4  février  1823.  Nommé  membre  résidant  de  TAcadémie  royale  de 
Médecine  de  Paris.  —  !•'  novembre  1824.  Membre  honoraire  de  la  Société  des 
Pharmaciens  de  TAllemagne  septentrionale.  —  25  août  1830.  Membre  associé 
de  la  Société  physico-médicale  d'Erlangen  (Bavière).  —  2  juillet  1841.  Membre 
de  r Académie  des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Rouen.  —  27  octobre  1851. 
Membre  honoraire  de  la  Société  pharmaceutique  de  la  Grande-Bretagne.  — 
28  octobre  1861.  Membre  étranger  de  la  Société  de  Médecine  de  Norwége.  — 
i"  décembre  I8S6.  Membre  du  collège  pharmaceutique  de  Madrid.  —  1864. 
1865.  Membre  honoraire  de  TAssociation  générale  des  Pharmaciens  d'Autri- 
che; —  De  la  Société  des  Pharmaciens  du  Nord  et  du  Sud  de  l'Allemagne 
réunis;  —  de  la  Société  pharmaceutique  de  Saint-Pétersbourg.  —  15  janvier 
1867.  Membre  de  la  Société  chimique  de  Naples. 


Digitized  by  VjOOQ IC 


XXII  ÉLOGE  DE  M.  GlIBOURT 

les  nationaux.  Et  c'est  parmi  les  étudiants  qui  se  succédèrent  en 
se  transmettant  toujours  les  mêmes  sentiments  d'affection  pour 
ce  maître  vénéré,  c'est  dans  cette  École  où  des  bancs  il  était  passé 
dans  la  chaire,  qu'il  goûta  paisiblement  la  plus  pure  de  toutes  les 
jouissances,  celle  que  donnent  le  travail^  l'estime  et  la  confiance 
dont  on  se  sent  entouré. 

Ce  bonheur,  toutefois,  ne  fut  pas  sans  amertume.  En.lSGS,  il 
eut  la  douleur  de  perdre  M"*  Guibourt,  et  c'est  dans  les  consola- 
tions de  ses  deux  filles  qu'il  trouva  le  courage  nécessaire  pour  con- 
tinuer à  remplir  les  nombreuses  occupations  dont  il  était  chargé. 

A  la  fin  de  1865,  sentant  ses  forces  diminuer  de  plus  en  plus, 
il  songea  à  quitter  l'École  à  laquelle  il  était  attaché  depuis  plus 
de  trente-trois  ans,  et  à  se  procurer  enfin  le  repos  auquel  il  avait 
tant  de  droits.  Il  se  retira  dans  une  petite  maison  qu'il  avait  ac- 
quise et  dans  laquelle  il  devait  retrouver  l'objet  favori  de  ses  plus 
chères  études.  Une  collection  de  matières  médicales,  composée 
d'échantillons  très-rares,  provenant  de  naturalistes  avec  lesquels 
il  avait  entretenu  des  relations,  se  trouvait  rassemblée  dans  cette 
modeste  demeure.  M.  Guibourt  était  depuis  longtemps  désireux 
de  classer  ces  échantillons,  et  comme  il  ue  pouvait  se  flatter  d'en 
faire  un  long  usage,  il  voulait  au  moins  rendre  aux  sciences  un 
dernier  hommage  et  aux  savants  un  dernier  service  en  donnant, 
pour  chacune  de  ces  substances,  tous  les  détails  propres  à  éclai- 
rer sur  leur  nature  et  leur  origine. 

C'est  pendant  qu'il  se  livrait  à  ce  travail,  d'ailleurs  si  agréable 
pour  lui,  qu'une  circonstance  particulière  vint  en  interrompre  le 
cours  et  donner  à  son  activité  une  toute  autre  direction. 

Depuis  quelques  années,  une  grande  agitation  régnait  parmi  les 
pharmaciens  de  la  France  et  de  l'étranger.  Les  diverses  sociétés, 
formées  dans  le  but  de  travailler  au  perfectionnement  de  l'art 
pharmaceutique,  voyaient  avec  peine  les  abus  de  toute  sorte  qui 
s'étaient  introduits  dans  l'exercice  de  la  profession  ;  et  dans  l'es- 
poir d'une  législation  nouvelle,  elles  avaient  pensé  devoir  se  réu- 
nir en  congrès  pour  formuler  en  commun  les  réformes  qu'elles 
considéraient  comme  nécessaires. 

Chargé  avec  M.  Robinet  de  représenter  la  Société  de  Paris  au 
premier  congrès  international  tenu  à  Brunswick  en  1865,  M.  Gui- 
bourt s'élait  fait  remarquer  par  des  qualités  toutes  spéciales  et 
surtout  par  son  expérience  consommée  de  la  pratique  pharmaceu- 
tique. Aussi  le  congrès  s*empressa-t-il  de  recourir  à  ses  lumières, 
lors  de  la  deuxième  assemblée  qui  eut  lieu  à  Paris  en  1867. 

L'ardeur  que  M.  Guibourt  mit  à  remplir  toutes  les  charges  de 
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sa  position  dans  ce  nouveau  congrès  devint  la  cause  d'une  fati- 
gue extrême  contre  laquelle  il  eut  beaucoup  de  peine  à  lutter.  li 
pot  néanmoins,  jusqu'au  21  août,  s'acquitter  courageusement  de 
la  tâche  difficile  qu'il  avait  entreprise.  Mais  à  cette  époque,  il  fut 
pris  tout  à  coup  de  douleurs  très-vives,  et,  le  2i  août  1867,  il  suc- 
comba brusquement,  à  la  suite  d'une  affection  déjà  ancienne  qui 
venait  de  se  compliquer  d'une  péricardite  aiguë. 

M.  Guibourt  doit  être  proposé  comme  exemple  aux  amis  des 
sciences,  qu'il  a  cultivées  pour  elles-mêmes  jusqu'à  sa  dernière 
heure.  11  n'avait  point  reçu  du  ciel  ces  rares  dispositions  qui  sont 
la  source  du  génie,  mais  il  avait  apporté  en  naissant  des  qualités 
particulières  que  le  travail  a  développées  et  rendues  fructueuses. 
En  se  livrant  à  ses  consciencieux  travaux,  il  ne  chercha  point  à 
faire  du  bruit;  il  n'exigea  rien,  mais  il  obtint  de  nous  tout  ce  qui 
pouvait  le  flatter  :  égards,  déférence,  estime,  amitié. 

Les  services  qu'il  a  rendus  à  la  chimie  et  à  la  matière  médicale 
sont  déjà  consacrés  dans  l'Histoire  des  sciences  oîi  M.  Guibourl 
a  marqué  sa  place  par  le  nombre  et  l'exactitude  de  ses  travaux. 
Mais  il  appartenait  à  l'École  et  à  la  Société  de  pharmacie  de  ren- 
dre publiquement  hommage  à  l'observateur  infatigable,  au  tra- 
vailleur consciencieux,  au  professeur  dévoué,  qui  a  si  bien  mérité 
de  notre  profession.  Le  génie  ne  manque  pas  d'éloge,  mais  il  est 
rare  qu'une  vie  simple  et  sans  éclat,  consacrée  tout  entière  à  la 
recherche  de  la  vérité,  nesoit  pas  oubliée.  C'est  accomplir  un  de- 
voir et  on  acte  de  justice  que  de  signaler  à  la  reconnaissance  des 
savants  les  services  rendus  par  des  hommes  modestes  comme 
M.  Guibourt,  et  nous  le  faisons  d'autant  plus  volontiers  que  leur 
éloge,  devant  être  simple  comme  eux,  n'exige  pour  être  fait  digne- 
ment et  pour  être  écouté  avec  indulgence,  qu'une  âme  honnête^ 
et  des  auditeurs  sensibles  à  l'attrait  du  devoir  accompli. 
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1814.  Analyse  comparée  des  Rhubarbes  de  Chine,  de  Mosco- 
vie  et  de  France  (conjointement  avec  M.  Henry  père).  {Bulletin 
de  Pharmacie,  VI,  87.) 

1815.  Observations  sur  i^esprit  volatil,  aromatique,  ammonia- 
cal de  Sylvîus  {Journal  de  Pharmacie,  I,  300)  • 

1816.  Thèse  inaugurale  sur  le  Mercure,  soutenue  devant  TÉ- 
coie  de  Pharmacie  de  Paris. 

1817.  Note  surl'Élher  acétique  {Journ.  Pharm.,  III,  417). 

1818.  Mémoire  sur  différents  cas  d'oxydation  du  Fer  et  sur 
la  préparation  de  TEthiops  martial  {Journ.  Pharm.,  IV,  241). 

1810.  Note  sur  la  préparation  du  Carbonate  de  potasse,  au- 
trefois nommé  Nilre  fixé  par  le  tartre  {Journ.  Pharm,,  V.  58). 

—  Note  sur  le  nom  de  Costus  appliqué  aux  écorces  de  cannelle 
blanche  et  de  Winter,  et  caractères  distinctifs  de  ces  deux  écor- 
ces {Journ.  Pharm.^  V,  496). 

1820.  Examen  chimique  du  Musc  tonquin  (conjointement 
avec  M.  Blondeau).  {Journ.  Pharm.,  VI,  105.) 

—  Note  sur  différents  composés  Ammoniaco-mercuriels 
{Journ.  Pharm.,  VI,  218). 

—  Histoire  abrégée  desdrogues  simples,  !»•  édition.  Paris,  1820, 
2  vol,  in-8.  —  2*  édition.  Paris,  1826,  2  vol.  in-8.  —  3''  édition. 
Paris,  1836,  2  vol.  in-8.  —  4«  édition  sous  le  titre  de:  Histoirena- 
turelle  des  drogues  simples.  Paris,  1849-1851,  4  vol.  in-8  avec 
figures  dans  le  texte,  ouvrage  récompensé  par^TInstitul  (Aca- 
démie des  sciences)  en  i854.  —  S""  édition,  réimpression  avec  la 
date  de  1851,  en  1857.  —6'»  édition,  corrigée  et  augmentée  par 
G.  Planchon.  Paris,  1869. 

(1)  Cette  liste  avait  été  publiée  par  Guibourt  lui-même,  au  moment  où  il 
faisait  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (1865).  Nous  Tavons  complétée  en  y 
ajoutant,  d'après  un  exemplaire  tenu  par  lui  au  courant,  les  quelques  articles 
qui  lui  avaient  écbappé  dans  un  premier  recensement  et  les  mémoires  qu'il 
avait  publiés  dans  les  deux  dernières  années  de  sa  vie. 
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182i.  Observalions  sur  le  Miel  {Ann.  Chim.  et  Phys,,  XVI, 
37!). 

1825.  Note  sur  la  préparation  des  Extraits  {Joum.  Pharm.^  IX, 
283). 

—  Observalions  sur  les  Alcalis  végétaux  {Joum.  Pharm.,  IX- 
575). 

1884.  Mémoire  sur  la  Classification  et  la  Nomenclature  obi- 
niiques  {Joum.  Pharm.,  X,  317). 

«•  Examen  d'une  Efflorescence  saline  formée  sur  des  fumivo* 
res  à  gaz  {Joum.  gén.  de  Médec,  LXXXVI,  311). 

1885-1842.  L'un  des  Rédacteurs  du  Journal  de  Chimie  médi- 
cale. 

1825.  Note  sur  la  coagulation  du  Suc  de  Groseilles  et  sur  son 
principe  gélatineux  {Jour,  de  Chimie  médic,  I,  27). 

—  Observations  sur  FHuile  de  Ricin,  suivies  des  caractères 
distinctirs  des  Ricins  et  des  Pignons  d'Inde  {Joum.  Chim.  mé- 
die,  I,  108). 

—  Note  sur  une  huile  végétale  concrète  nommée  Beurre  de  Ga- 
lam  {J.  Chimie  médic.y  I,  J75). 

—  Réflexions  sur  le  Sirop  diacode  (/.  Chim.  médtc,  I,  235). 

—  Observalions  pharmaceutiques  (conjointement  avec  M.  Henry 
père)  ;  Pommade  de  Concombes,  Beurre  de  Cacao  (J.  Chim. 
médîc.j  I,  cah.  v,  235). 

—  Liqueur  Arsenicale  de  Fowler  {J.  Chim.  méd.,  I,  cah.  v, 
250). 

—  Note  sur  le  Calamus  verus  ou  odoratus  {J.  Chim.  médic,,  I, 
cah.  VI,  229). 

—  Mémoire  sur  la  précipitation  des  sels  Magnésiens  par  le 
sous-carbonate  d'Ammoniaque  (/.  Chim.médic.y  1,418). 

1886.  Conservation  des  Sangsues  {Joum.  Pharm.,  XU,  19). 

—  Rapport  sur  la  falsiûcation  du  Copabu  {Joum.  Pharm.y  XII, 
95). 

—  Note  sur  la  racine  de  Cplombo  vraie  et  fausse  (/.  Chim. 
médic.y  II,  34). 

—  Falsification  du  Séné  par  les  feuilles  de  Redoul  {J.  gén.  de 
Médec.,XC\h  8,  et/.  Chim.  méd.,  IV,  534). 

^  Observations  sur  l'Arsenic,  son  Oxyde  et  ses  Sulfures  (/otiiTi. 
Chim.  médic.yW,  35  et  106). 

—  Observations  sur  diverses  actions  réciproques  du  Cui- 
vre métallique,  du  Protocblorure  de  Mercure  et  du  Sel  marin 
[Joum.  Chim.  médic,  II,  272). 

—  Rapport  sur  diverses  substances  rapportées  par  M.  Lesson 
{J.  Chim.  médic,  II,  465  et  538). 
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1826.  Esprit  de  Pyrèthre  composé  (7.  Chim  médïc,  II,  196). 
—  Sur  la  Nomenclature  et  la  Glassiûcation  chimiques  {Ann. 

Chm.eiPhys.,XXXlU,15). 

1827.  Observations  sur  les  Canlharides  (/.  Chim.  méd,,  IIF, 
49). 

—  Observations  sur  l'emploi  de  la  Racine  de  Grenadier 
{J.  Chim.  méd.,  m,  77). 

—  Note  sur  la  Température  du  Corps  humain  (conjointement 
avec  M.  Robinet).  (7.  Chim,  méd.^  III,  161.) 

—  Notice  sur  plusieurs  substances  apportées  d'Amérique; 
Résines  de  Mani  et  d'Icica,  Huile  de  Garapa,  Milhomens,  etc. 
{J.  Chim.méd.y  III,  339). 

—  Expériences  sur  la  conservation  des  Gantharides  (/.  Chim. 
méd.y  III,  435). 

—  Observations  sur  l'action  réciproque  de  l'Huile  de  Tartre  et 
de  l'Alcool  {Joum.  Pharm.,  XIII,  103). 

—  Observations  pharmaceutiques.  —  Pillules  de  Belloste 
{Joum.  Pharm.,  XIU,^). 

Pillules  de  Bâcher  {Joum.  Pharm.,  XIII,  32). 
Pillules  bénites  de  FuUer  {J.  Chim.  méd,,  III,  217). 
Sirop  de  Bellet  (/.  Chtm.  méd.,  Hl,  217). 
Sirop  d'Ipécacuanha  {J.  Chim,  méd.y  III,  272). 
Sirop  de  fleurs  de  Pêcher  (/.  Chim.  méd.,  III,  275). 
Eau  phagédénique  {J.  Chim.  méd,  y  III,  377). 

—  Sur  la  valeur  réelle  des  Sulfures  de  Potasse  et  de  Soude  li- 
quides {J.  Chim.  méd,,  111,  574). 

—  Sur  le  Protochlorure  de  Mercure  préparé  par  précipitation 
{J.  Chim.  méd.,  m,  ^n). 

1828.  Observations  sur  la  Pommade  Mercurielle  double 
{J.  Chim.  méd.,  IV,  5  ei  164). 

—  Boules  de  Mars,  d'après  le  procédé  de  Nancy  {J.  Chim, 
méd.,  IV,  83). 

—  Note  sur  Tefflorescence  du  Carbonate  de  Soude  {J.  Chim. 
méd,,  IV,  130). 

—  Sur  la  présence  de  l'Acide  pectique  dans  le  Sucre  {J.  Chim . 
méd.,  IV,  573). 

—  Rapport  sur  la  présence  ou  l'absence  du  Sublimé  corrosif 
dans  le  Rob  de  Laffecteur  {Joum.  Pharm.,  XIV,  332). 

—  Note  surlaManne  (conjointement  avec  M.  Chérbau).  {Joum. 
Phatm.,  XIV,  491.) 

—  Pharmacopée  raisonnée  (publiée  avec  la  coopération  de 
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N.  E.  Henry).  Paris,  1828,  2  vol.  in-8avec  planches.  —  2*  édition 
(par  M.  Guibourt  seul).  Paris,  1834,  2  vol.  in-8.  —  3*  édition. 
Paris,  1841,  1  vol.  gr.  in-8  à  2  colonnes  avec  22  pi.  (titres  nou- 
veaux en  1847). 

1828-1856.  L'un  des  auteurs  du  Dictionnaire  de  médecine  et 
de  chirurgie  pratiques  (articles  de  Pharmacie  et  de  matière  mé- 
dicale). 

1829.  Mémoire  sur  l'Amidon  (/.  Chim.  méd.,  V,  97). 

—  Note  sur  l'Hordéine  (7.  Chim.  méd.,  V,  «58). 

—  Note  sur  un  effet  remarquable  de  la  Pommade  épispastique 
aux  Cantharides  et  sur  la  préparation  de  la  Pommade  au  Garou 
[J.Chm.méd.,y,2SA). 

-^  Observations  sur  la  préparation  du  Protochlorure  de  Mer- 
cure précipité  [Joum.  Pharm,y  XV,  314). 

—  Rapport  judiciaire  sur  un  empoisonnement  par  l'Arsenic 
(conjointement  avec  MM.  Henrt  et  Denis).  (/.  Chim,  méd.,  V,  465.) 

—  Rapport  relatif  à  des  taches  de  sang  (conjointement  avec 
MM.  Henry  etBARRUiL).  [Annales  d^Hyg.  publique  et  de  méd.  légale, 
1829,  tome  I,  p.  550.) 

—  Rapport  sur  l'extraction,  de  la  Morphine  par  la  fermenta- 
tion de  l'Opium  (conjointement  avec  M.  Robiquet).  {J.  Chim. 
méd.,  VI,  100). 

1850.  Observations  nouvelles  sur  les  Quinquinas  (Joum. 
Pharm.,  XVI,  220). 

—  Examen  chimique  du  Sel  de  Sézanne  (/.  Chim.  méd,^  VI, 


—  Examen  chimique  du  Quinquina  de  Cusco;  procédé  pour 
extraire  la  Cinchonine  des  eaux  mères  du  Sulfate  de  Quinine 
(y.  Chim.  méd.,  VI,  353). 

—  Notice  sur  les  racines  connues  sous  les  noms  de  liaciîie  d'Or, 
ChuUne,  Jtacine  de  Mangouste^  etc.  {J.  Chim.  méd.,  VI,  481). 

—  Sur  le  sous-nitrate  de  Bismuth  (/.  Chim.  méd.,  VI,  526). 

—  Note  sur  le  Lait  et  la  Matière  caséeuse  (/.  Chim.  méd.,  VI, 
559). 

~  Note  sur  différents  objets  de  matière  médicale  :  Copahu, 
Sangdragon,  Guggul,  Saponaire  du  Levant,  Pyrètkre  d^ Allemagne 
{J.  Chim.  méd.  ,\1,1A2). 

—  Rapport  sur  la  solidification  du  Copahu  par  la  Magnésie 
[Joum.  Pharm.,  XVI,  562). 

1851.  Considérations  sur  la  cause  des  Éruptions  volcaniques 
[Ann.  Chim.  et  Phys.,  XL VII,  39). 

—  Solidification  des  Térébenthines  par  la  Magnésie  [Joum. 
Pharm.,  XVII,  i06). 
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1851.  .Sur  la  non-préexistence  de  l'Essence  de  Moutarde 
{Journ.  Pharm.,  XVII,  360). 

—  Observations  d'Histoire  naturelle  sur  les  Cachous,  les  Aloès, 
les  Kinos,  les  Opiums  {Journ.  Phat^m.,  XVII,  700). 

—  Observations  d'Histoire  naturelle  pharmaceutique  :  Coche- 
nille, Laque,  Orçeille  d'Auvergne  (7.  €him,  méd.y  Vil,  205). 

—  Observations  sur  les  Racines  et  Semences  aromatiques  pro- 
duites par  les  plantes Scitaminées  (/.  Ckim.  méd.y  VII,  385). 

—  Note  sur  la  purification  de  TArgent  {J.  Chim,  méd,,  VII, 
536). 

—  Expériences  sur  THuile  de  Cajeput;  Table  de  Pesanteur 
spécifique  pour  les  Huiles  volatiles  {J.  Chim.  méd.,  VII,  586). 

—  Expériences  pour  déterminer  quelle  est  la  préparation  de 
rÉponge  marine  la  plus  riche  en  Iode  {J.  Chim.  méd.,  VII,  712). 

i852.  Rapport  fait  à  la  Société  de  Pharmacie  sur  TAcétiÛ- 
cation  de  l'Alcool  {Journ.  Pharm.,  XVIIl,  364). 

—  Observations  sur  les  Sirops  de  Salsepareille  et  de  Cuisinier 
€t  sur  rOnguentde  la  Mère  {J.  Chim.  méd.,  VIII,  188). 

—  Notice  sur  les  Gommes  Adragante,  Pseudo-adragante,  de 
Bassora,  Lignirode,  etc.  (/.  Chim.  méd,,  VIII,  419). 

—  Examen  de  l'urine  d'un  scrofuleux  soumis  à  un  traitement 
ioduré;  procédé  pour  y  découvrir  l'Iode  (•/.  Chim.  méd.,  VIII, 
460). 

—  Caractères  distinclifs  des  Casloréums  du  Canada  et  de  Si- 
bérie {J.  Chim.  méd.,  602). 

—  Rapport  sur  la  conservation  des  Sangsues.  (/.  Chim,  méd., 
VIII,  006.) 

—  Observations  d'Histoire  naturelle  pharmaceutique  :  Ca- 
ragaheen,  Smilax  aspera,  Costus,  Pacova{J.  Chim.  méd,,  VIII,  660). 

1855.  Eau  distillée  de  Jusquiame  (/.  Chim.  méd.,  IX,  1^7). 

—  Salivation  intermittente  {J.  Chim.  méd.,  IX,  197). 

—  Sur  l'origine  de  la  racine  de  Jalap  (/.  Chim.  méd,,  IX.  513). 

1854.  Notice  sur  Félix-Louis  Lherminibr  (/.  Chim,  méd., 
X,  221). 

—  Notice  sur  diverses  Substances  apportées  de  Guatemala, 
par  M.  Bazire  {Jour.  Pharm.,  XX,  515). 

l(]i5S.  Note  sur  l'extraction  de  l'Opium  {Journ,  Pharm.,  XXI, 
198). 

—  Décomposition  du  Cyanure  de  Mercure  par  le  feu  {J.  Chim. 
méd.,  2«  série,  I,  187).  ^ 

—  Rapport  sur  les  Sangsues  fait  à  l'Académie  de  médecine 
{J.  Chim.  méd.,  1836,  11,61). 
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i85B.  Sur  l'usage  des  Vases  de  terre  vernissés  pour  la  prépa- 
ration des  aliments  {J.  Chim.  méd.,  II,  195). 

1837.  Sur  récorce  de  Belahé(/.  Chim.  méd.,  III,  274). 

—  Note  sur  les  effets  thérapeutiques  de  l'Iode  {Hevue  médicale^ 
août,  229). 

1858.  Observations  de  Pharmacie,  de  Chimie  et  d'Histoire  na- 
liuelle  pharmaceutique  (avec  M.  Béral).  Brochure  in-8. 

—  Lettre  sur  les  poids  décimaux  {Bull,  de  tAcad.  de  méd.,  4déc, 
1838,  tome  III,  p.  300). 

—  Sur  la  conservation  des  Hydrolats  ou  Eaux  distillées  {Bulle- 
tin  thérapeutique  y  XV,  113). 

—  Rapport  sur  les  Sangsues  {Jovm.  Pharm.,  XXIV,  310). 

1859.  Rapport  sur  le  Quinquina  Pitaya  {Bulletin  de  CAcad. 
de  méd.,  15  oct.  1839,  t.  IV,  245). 

~  Recherches  sur  les  Oxydes  de  fer  considérés  comme  contre- 
poisons de  l'Arsenic,  par  MM.  Deville,  Nonat,  SandrascI  Gui- 
BOURT  {Bévue  méd. ^  mai  1839). 

—  Note  sur  un  phénomène  observé  aux  Eaux  thermales  de 
Louesche  et  d'Aix  en  Savoie  (/.  Chim.  méd.,  V,  27). 

—  Sur  l'origine  et  les  caractères  distinctifs  des  Térébenthines 
[Joum.  Pharm.,  XXV,  477). 

—  Sur  quelques  Médicaments  Brésiliens  :  Pao  Pereira,  Quina 
do  CampOf  Buranhem,  etc.  {Journ.  Pharm.,  XXV,  794). 

—Rapport  sur  une  demande  de  brevet  d'invention  pour  un  vi- 
naigre hygiénique  etcuratif  {^w//.  de  VAcad.  de  méd.,  24  septem- 
bre 1839,  tome  IV,  p.  203). 

1840.  Analyse  des  cendres  du  Salsola  Tragus  {Journ.  Chim. 
werf.,VÏ,  118). 

1841.  Mémoire  sur  le  Phosphate  Ammoniaco  -  Magnésien 
(Précis  des  travaux  de  l'Académie  de  Bouen.  Rouen,  1842). 

—  Rapport  sur  une  falsiûcation  du  Safran  {Journ.  Pharm., 
XXV1I,311).    , 

--  Expériences  con(!ernant  l'aclion  du  Peroxyde  de  Fer  hydraté 
surTAcide  arsénieux  {Bulletin  thérapeutique,  XXI,  361.) 

1842.  Notice  sur  la  mousse  de  Jaffna  et  sur  les  Nids  de  Salan- 
gane {J.  Chim.  méd.,  VIII,  369). 

—  Note  sur  le  Sirop  de  Violettes  (7.  Chim.  méd.,  VIIF,  464). 

—  Notice  sur  un  faux  Jalap  à  odeur  de  roses  {J.  Chim.  méd., 
YIH.  757). 

1845.  Analyse  chimique  de  la  Noix  de  Galle  {Bévue  scientifi- 
que, XIII,  32). 

—  Mémoire  sur  les  Concrétions  intestinales  d'animaux  con- 
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nues  sous  le  nom  de  Bézoards^  suivi  de  l'analyse  d'un  nouveau 
Bézoard  minéral  {Pelktiérite  ou  Phosphate  calcaire  hydraté).  {Re- 
vue  scientifique  ,  XIV,  5.) 

—  Rapport  sur  de  nouveaux  pois  à  cautères  {Bull,  de  VAcad,  de 
méd.,  14  févr.  1843,  tome  VIII,  p.  681). 

1844.  Mémoire  sur  les  résines  connues  sous  les  noms  de  Dam- 
mar^  de  Copal  et  d'Animé  {Revue  scientifique^  XVI,  177). 

—  Note  sur  la  formule  des  Tourmalines  {Revue  scientifique^ 
X,  430). 

—  Détermination  spécifique  et  examen  chimique  d'un  fruit  de 
l'Inde  nommé  Boa-tam-paijang  {Revue  scientifique^  XIX,  435). 

—  Rapportsur  un  mémoire  de  M.  Sabatté  sur  la  pression  des 
plantes  médicinales  à  rétat  naturel  sous  le  rapport  du  commerce 
et  de  rherborislerie  {Bull.  deTAcad.  de  méd.y  21  mai  1844,  tome 
IX,  p.  860). 

—  Notice  sur  M.  Clarion  (•/.  Pharm.  et  Chim.,  VÏI,  88). 

1843.  Propriétés  optiques  des  Térébenthines  et  de  leurs  es- 
sences (conjointement  avec  M.  Bouchardat).  {J.  Pharm,  et  Chim., 
Vin,  18.) 

—  Observations  sur  la  constitution  des  Sels  neutres  et  sur  celle 
des  sels  Uraniques  en  particulier  {Revue  scientifique,  XX,  42). 

—  Rapport  sur  l'ivoire  végétal  {Bull,  de  VAcad.  de  méd.,  28  oc  t. 
1845,  tome  XI,  p.  86). 

—  Variations  de  la  teinture  alcoolique  d'Iode  {Bull,  de  fAcad. 
de  méd.,  13  janvier  1846,  tome  XI,  p.  374). 

1846.  Notice  sur  les  Galles  du  Térébinthe  et  sur  la  Galle  de 
Chine  (Voo-pei-tsze).  {Revue  scientifique,  XXIV,  409.) 

—  Rapportsur:  Note  sur  les  Eaux  distillées  de  fleurs  d'oranger, 
de  roses,  etc.  {Bull,  de  tAcad.  de  méd.y  14  avril  1846,  tome  XI, 
p.  583). 

—  Notice  sur  les  Rhubarbes  (/.  Pharm.  et  Chim.,  VIII,  352). 

••?  —  Sur  quelques  nouvelles  substances  apportées  d'Amérique 
{J.  Pharm.  Chim.,  IX,  107). 

—  Nouvelles  considérations  sur  l'Amidon  {J.  Pharm.  Chitn.j 
IX,  1911). 

—  Note  sur  un  Bézoard  fauve  et  sur  TAcide  bézoardique  (/. 
Pharm.  Chim.,  X,  87). 

—  Sur  l'arbre  Bebeeru  et  sur  le  Sulfate  de  bebeerine.  {J  Pharm. 
Chim.,  X,  89). 

—  Sur  les  changements  de  composition  éprouvés  par  la  Tein- 
ture alcoolique  d'Jode  (/.  Pharm.  Chim.^  X,  113). 

—  Expériences  relatives  à  l'essai  des  Vinaigres  {J.  Pharm. 
Chim.,  X,407). 
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—  Siibstilulion  frauduleuse  du  Bromure  de  potassium  à  l*Io- 
dure  (y.  Chim.  méd.,  1846,  79). 

1846-07.  L'un  des  rédacteurs  du  Journal  de  Pharm.  et  de 
Chimie. 

1847.  Sur  la  falsification  des  Vinaigres  {J.  Phat^.  Chim.j 
XI,  91). 

—  Sur  le  Savon  de  Bécœur  (7.  Phatm.  Chim,,  XI,  196). 

—  Mémoire  sur  les  Sucs  astringents  connus  sous  les  noms  de 
Cachous,  Gambirs  eiKinos{J.  Phatm.  CAim.,  XI,  24,  260,360; 
Xn,37, 183,  267). 

1848.  Happort  sur  le  Savon  de  Bécœur  {J.  Pharm.  Chim.y 
XUl,  168). 

—  Falsification  du  Sucre  et  du  Miel  par  le  Glucose  (/.  Pharm. 
CAwn.,XUI,263). 

—  Sur  l'Ergot  du  Seigle  (/.  Pharm.  Chim.,  XVLl,  267). 

—  Classification  Carpologique  [J.  Pharm.  Chim.,  XIV,  5  et  81). 

—  Production  végétale  élémentaire  développée  dans  le  vin  de 
Bordeaux  [J.  Pharm.  Chim.,  XIV,  193). 

—  Rapport  sur  une  nouvelle  préparation  de  Hacbich  {Bull,  de 
FAcad.  de  méd.,  15  fév.  1848,  tome  XIH,  p.  675). 

—  Rapport  fait  à  l'Académie  de  Médecine  sur  les  Capsules 
médicamenlaires  de  MM.  Lavalle  et  Thévenot  {Bull,  de  CAcad. 
de  méd,,  18  juillet  1848,  tome  XIII,  p.  1191  et  J.  Pharm.  Chim., 
XIV,  350). 

1840.  Synonymie  du  Teucrium  gnaphalodes  {Bull,  de  FAcad. 
de  méd.,  3  avril  1849,  tome  XIV,  p.  665). 

—  Rapport  au  nom  de  la  Commission  des  eaux  minérales  en 
réponse  à  une  lettre  ministérielle  {Bull,  de  VAcad.  de  méd.,  4  sep- 
tembre 1849,  tome  XIV,  p.  1075). 

—  Rapport  au  nom  de  la  Commission  des  Eaux  minérales  sur 
l'Eau  de  Villaine  Saint-Aubin  (Loiret)  {Bull,  de  l'Acad.  de  méd., 
6  nov.  1849,  tome  XV,  p.  138). 

—  Sur  les  Semences  de  Chia(y.  Pharm,  Chim.,  XV,  51). 

—  Sur  la  propriété  hémostatique  du  Bovisla  {Bull,  de  l'Acad. 
de  méd., 1  nos.  1848,  tome  XIV,  p.  260,  et/.  Pharm.  Chim.,  XV, 
117). 

—  Rapport  sur  TEsquisse  géologique  des  environs  de  Toul,  par 
M.  HossoN,  pharmacien  {J.  Pharm.  Chim.,  XV,  355). 

—  Moyens  de  reconnaître  la  pureté  de  TEssence  de  Roses, 
{J.  Pharm,  Chim.,  XY,  345). 

I8Ô0.  Sur  les  Baumes  du  Pérou  et  de  Tolu  (/.  Pharm.  Chim.. 
XVII,  81). 
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—  Sur  l'Huile  de  Croton-liglium  (/.  Pharm.  Chim.,  XVIÏ,  18!). 

—  Mémoire  sur  l'origine  et  la  composition  de  la  Gomme- 
Gutte  par  M.  le  professeur  Christison,  d'Edimbourg;  traduit  et 
annoté  {J.  Pharm,  Ckim.,  XVII,  24^,  433). 

—  Rapport  sur  TEau  de  la  Roche-Gardon  (Rhône).  {Bull,  de 
PAcad,  de  méd.,  A  juin  1850,  tome  XV,  p.  769.) 

1851 .  Observations  sur  la  Scammonée  {J.  Pharm.  Chim.,  XX, 
114!) 

—  Goîlre  et  crétinisme  {Bull.  deTAcad.  de  méd.^  4  févr.  1850, 
tome  XVI,  p.  457). 

—  Rapport  fait  à  TAcadémie  de  médecine  sur  la  substitution 
d'une  Huile  iodée  à  l'Huile  de  foie  de  Morue  {Bull,  de  VAcad. 
(/emeW.J9  août  1851,  tome  XIV,  p.  1141  et  J.  Pharm.  C/tim., 
XX,  169). 

1852.  Manuel  légal  des  pharmaciens  et  des  élèves  en  pharma- 
cie, ou  Recueil  des  lois,  arrêtés,  règlements  et  instructions  con- 
cernant l'enseignement,  les  études  et  l'exercice  de  la  pharmacie  et 
comprenant  le  programme  des  cours  de  l'École  de  Pharmacie  de 
Paris.  Paris,  1852, 1  vol.  in- 12  de  230  pages. 

^  Expériences  pour  reconnaître  la  pureté  du  Sulfate  de  Qui- 
nine (J.  Pharm.  Chim.,  XXI,  47). 

—  Sur  TAloès  socotrin  liquide  {J.  Pharm.  Chtm.,  XXI,  448). 

—  Sur  différentes  sortes  de  Copahu  {J.  Pharm.  Chim.j  321). 
^Observations  relatives  à  la  Quinidine  (conjointement  avec 

M.  BussY  (y.  Pharm.  Chim.,  XXH,  401). 

1835.  Notice  sur  le  docteur  Jonalhan  Pereira  (/.  Pharm. 
Chim.,  XXm,  221). 

—  Lettre  sur  l'exercice  de  l'Herboristerie  et  de  la  Droguerie 
{J.  Pharm.  Chim.,  XXIIf,  379). 

—  Rapport  sur  TEssai  des  Huiles  (7.  Pharm.  Chim.,  XXIV, 
351). 

—  Analyse  chimique  d'une  concrétion  fibreuse  et  Rapport  fait 
à  l'Académie  de  médecine  {Bulletin  de  VAcadémie  de  médecine, 
XVIII,  p.  323). 

1854.  Sur  VHydrocotyle  asiatica  {Journal  de  Pharmacie  et  de 
Chimie,  t.  XXIV,  p.  424). 

1835.  Mémoire  sur  le  Tabasehir  (/.  Pharm.  Chim.,  XXVIÏ, 
81,161,252). 

—  Notice  sur  quelques  rares  espèces  de  Gardamone,  par  M. 
Daniel  Hanbuby  ;  mémoire  traduit  et  annoté  (/.  Pharm.  Chim., 
XXVII,  359,  448). 

—  Rapport  sur  la  Pharmacopœa  austriaca  {J,  Pharm.  CAim.,  140 
et  XXIX,  146). 
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18tf  6.  Communications  relatives  à  i'aloïne,  aux  feuilles  de  Coca, 
aux  semences  d^Anliaris  saccidora^  au  Gédron,  aux  Essences  d'Ab- 
sinthe et  de  Camomille  rectifiées  (•/.  Pharm^  Chim.^  XXIX,  101). 

—  Note  sur  THuile  de  Bois  de  ilnde  {J.  Pharm.  Chim.,  XXX, 
189). 

1857.  Sur  le  Quinquina  rouge  [J.  Pharm.  Chim.,  XXXI,  132). 

—  Sur  lesBehens,  blancet  rouge  (7.  Pharm.  Chim.,  XXXI,  277). 

—  Rapport  sur  les  moyens  à  employer  jpour  obvier  à  la  cherté 
croissante  du  Sulfale  de  Quinine  (BuIL  de  tAcai,  de  méd.y 
7juillet  1857,  XXII,  985). 

1858.  SurleKamala  (J.  Pharm.  Chim.,  XXXIII,  262). 

—  Lellre  sur  la  fondation  de  l'École  de  Pharmacie  {Dull.  de 
eAcad.deméd.,  5  mai  1858,  XXIII,  672). 

—  Sur  TÉcorce  de  Lolour  {J.  Phat^  .Chim.,  XXXIV,  5). 

—  Sur  le  Tréhala  {J.  Pharm.  Chtm.,  XXXIV,  31). 

1889.  Sur  la  Racine  de  Jean  Lopez  {J.  Pharm.  Chim.,  XXXV, 
15). 

—  Notice  sur  Jacob  Bell  {J.  Pharm.  Chim.,  XXXVI,  135). 

1860.  Observations  sur  le  Laudanum  de  Sydenham  {J.  Ph. 
Ch.,  XXXIX,  252). 

1861-1866.  L'un  des  membres  de  la  commission  de  Rédac- 
tion du  Codex medtcamentariuSy  Pharmacopée  française.  Paris,  1866. 

1861.  Note  relative  aux  Opiums  (yotim.  de  Pharmacie  et  de 
Chimie,  XXXIX,  166.) 

—  Observations  relatives  aux  taches  de  sang  (Journ.  de  Phar- 
macie et  de  Chimie,  XXXIX,  26 1 ) . 

—  Observations  sur  le  duvet  des  chatons  de  peuplier  {Jowm.  de 
Phaimacie  et  de  Chtmie,  XL,  81). 

—  Observations  sur  la  dièle  respiratoire  [Bulletin  de  VAcad. 
rfem^U,  8  janvier  1861,  XXVI,  223). 

—  Sur  la  modiûcation  apportée  par  le  goudron  à  Taclion  |de 
Tair  sur  le  Phosphore  {Bull,  de  CAcad.  de  méd.,  26  mars  1861, 
XXVI,  499). 

—  Rapport  sur  le  Gui  de  chêne,  et  le  Sumac  vénéneux  ou 
le  Rhus  dendon.  fBull.  de  CAcad.  de  méd.,  26  mars  1861, 
XXVI,  402). 

1862.  Rapport  sur  l'huile  de  foie  de  Lotte  (Journal  de  Phar- 
mac,  XLII,  20). 

—  Mémoire  sur  le  Dosage  de  TOpium  et  sur  la  quantité  de 
Morphine  que  Topium  doit  contenir  (J.  Pharm.  Chim.^  XLI, 
5,  97,  177). 

GuuomiT,  Drogues,  7«  édil,  T,  I.  —  C 
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1863.  Sur  une  nouvelle  espèce  de  Jalap  {J.  Pharm.  Chim  , 
XLIV,  475). 

1864.  Nouvelle  espèce  de  faux  Jalap  {J.  Pharm.  Chim.,  XLV, 
212). 

—  Observations  (relatives  à  l'Exercice  de  la  Pharmacie)  sur 
un  mémoire  présenté  à  M.  le  Ministre  de  l'agriculture  et  du  com- 
merce par  la  Société  de  prévoyance  entre  les  Pharmacies  du  dé- 
partement de  la  Seine.  Rheims,  1865,  in-8,  28  pages. 

—  Sur  une  nouvelle  falsification  du  Safran  {J.  Phwm.  Chim., 
XLV,  469). 

—  Sur  le  Dosage  par  gouttes  du  Laudanum  de  Sydenham  et 
du  Laudanum  de  Rousseau  (J.  Pharm.  Chim.,  XLV,  470). 

1865.  Rapport  sur  la  Pepsine  (y.  Pharm.  Chim.,  4«  série,  II, 
81). 

—  Note  sur  une  Falsification  du  Quinquina  de  Loxa  [J.  Pharm. 
Chim.,  4«  série,  II,  275). 

—  Observations  sur  les  Poids  médicinaux  européens  comparés 
au  Poids  métrique  {J.  Pharm.  Chim.,  4®  série,  II,  425). 

1866.  Observations  sur  les  Productions  du  Mexique  (7.  Pharm. 
C'At*m.,4«  série,  août  1866,  IV,  95). 

—  Sur  rÉcorce  de  Garou  {J.  Pharm.,  Chim.,  4*  série,  V,  34). 

1867.  Recherches  sur  les  plantes  nommées  Guaco  (7.  Pharm. 
Chtm.,  4*  série.  VI,  81). 

—  Observations  sur  un  lait  artificiel  proposé  pour  la  nourriture 
des  enfants  nouveau-nés  {Bull,  de  tAcad.  de  méd.,  25  juin  1867, 
XXXII,  803,/.  Pharm.  Chim.,  4«  série,  VI,  116). 


Digitized  by  LjOOQ IC 


PREFACE 

DE  LA  QUATRIÈME  ÉDITION. 


L*ouvrage  dont  je  publie  aujourd'hui  la  quatrième  édition 
a  paru  pour  la  première  fois  en  4820  (1).  Sans  avoir  rien  né- 
gligé des  données  scientifiques  qui  pouvaient  éclairer  sur  les 
rapports  naturels  des  substances,  je  dois  avouer  cependant 
que  le  principal  mérite  de  cet  ouvrage  consistait  dans 
l'exactitude  des  descriptions.  Ainsi  que  je  le  disais  alors,  c'é- 
tait une  exposition  des  substances,  rangées  méthodiquement 
dans  un  droguier,  contenant,  en  fait  de  corps  inorganiques, 
les  métaux;  leurs  oxydes^  leurs  sulfures,  leurs  chlorures,  les 
acides,  les  sels,  etc.;  comprenant  les  substances  végétales  ran- 
gées d'après  leur  similitude  de  parties  ou  de  composition,telles 
que  racines,  bois,  écorces,  bulbes,  bourgeons,  feuilles,  fleurs, 
fruits,  cryptogames,  excroissances,  fécules,  pâtes  tinclùriales, 
sucs  épaissis,  produits  sucrés,  gommes,  gommes-résines,  résines, 
baumes,  huiles,  etc  ;  contenant,  enfin,  les  substances  animales, 
divisées  en  animaux  entiers,  parties  solides,  humeurs  et  sécré^ 
tiofiSj  huiles  animales.  Cet  ordre  était  d'une  grande  sim- 

(I)  Hii foire  nhré'jée  des  Drogves  simples.  Taris,  1820,  2  volumes  in- S",  conto- 
nant  ensemble  8G3  pageA. 
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plicilé,  et  tellement  propre  à  faciliter  la|  recherche  d'une 
substance,  qu*on  avait  rarement  besoin  de  recourir  à  la  ta- 
ble ;  il  a  donc  été  suivi  dans  la  seconde  édition  (1)  et  dans 
la  troisième  (2). 

Cependant,  dès  Tannée  1832,  j'avais  été  appelé  à  professer 
rhistoire  naturelle  à  TÉcole  de  pharmacie  de  Paris,  et  là, 
dans  un  établissement  d'instruction  publique,  j'avais  senti 
la  nécessité  de  donner  à  mon  enseignement  un  cadre  plus 
étendu,  appuyé  sur  les  meilleures  méthodes  naturelles. 
D'ailleurs,  Pelletier,  auquel  je  succédais,  avait  fondé  à  l'Ecole 
l'enseignement  de  la  minéralogie,  et  je  devais  me  faire  un 
devoir  de  le  continuer. 

Il  en  est  résulté  naturellement  que  j'ai  donné  une  forme 
différente  et  une  plus  grande  extension  à  cette  partie  de 
mon  ouvrage,  dont  le  tome  P'  tout  entier  forme  aujourd'hui 
un  traité  succinct  de  Minéralogie^  suffisant  pour  donner  aux 
élèves  le  désir  d'entrer  plus  avant  dans  une  science  aussi 
attrayante  pour  ceux  qui  la  cultivent  qu'utile  à  la  prospérité 
d'un  pays.  Déjà,  dans  ma  troisième  édition,  tout  en  conser- 
vant la  disposition  adoptée  pour  les  deux  premières,  j'avais 
indiqué,  pour  les  minéraux,  l'ordre  que  j'ai  suivi  dans  celle- 
ci.  Cet  ordre  est  fondé  sur  une  classification  naturelle  des 
corps  simples,  dont  les  premières  bases  ont  été  posées  par 
Ampère,  mais  à  laquelle  j'ai  dû  faire  subir  plusieurs  modi- 
fications rendues  nécessaires  par  les  progrès  incessants  de  la 
chimie.  Au  tableau  qne  j'ai  donné  de  cette  classification  j'ai 
ajouté  une  colonne  de  multiplicateurs  moléculaires^  sur  la- 
quelle j'appelle  l'attention  des  chimistes  et  des  minéralogis- 


(1)  T  Édition,  I82C. 

(2)  3*  Édition,  1836.  2  volumes  in-S"*  contenant  1472  pages. 
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tes,  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle,  par  lé  moyen  de  ces 
multiplicateurs,  ou  opère  la  conversion  des  poids  fournis  par 
une  analyse  en  nombres  moléculaires.  Cette  facilité,  jointe  à 
une  plus  grande  exactitude  dans  les  résultats,  m*a  permis  de 
calculer  de  nouveau  la  plupart  des  formules  admises  par  les 
minéraux,  et  j'ai  pu  en  rectifier  un  certain  nombre. 

Les  tomes  II  et  III  contiennent  la  Botanique.  Après  quel- 
ques notions  élémentaires  sur  les  parties  dont  ils  se  compo- 
sent, je  fais  l'exposition  du  système  de  Linné,  de  la  méthode 
de  Jussieu  et  de  celle  de  De  Candolle  que  j'ai  suivie  en  réa- 
lité, tout  en  la  commençant  par  les  Acotylédonées,  à  l'exem- 
ple du  plus  grand  nombre  des  botanistes  modernes.  Dans 
cette  partie,  comme  dans  la  première,  sans  avoir  la  préten- 
tion déplacée  de  remplacer  par  un  seul  ouvrage  les  ouvrages 
spéciaux  des  hommes  les  plus  compétents,  tels  que  de  Can- 
dolle, de  Jussieu  et  Richard,  j'ai  cependant  exposé,  pour 
chaque  famille  :  ses  caractères  principaux  ;  sa  division,  lors- 
qu'elle a  lieu,  en  sous-familles  ou  en  tribus  ;  ses  propriétés 
générales,  médicinales^  alimentaires  ou  vénéneuses,  et  les 
exceptions  qui  peuvent  s'y  trouver  ;  enfin,  ses  produits  utiles, 
dont  le  nombre,  augmenté  de  tous  ceux  que  le  commerce 
m'a  procurés  ou  qui  m'ont  été  bénévolement  donnés,  de 
France,  d'Allemagne,  d'Angleterre  ou  d'Amérique,  est  au 
moins  double  de  ceux  que  j'ai  précédemment  décrits. 

Le  tome  lY  enfin  contient  la  Zoologie  où  j'ai  étudié  les 
animaux  ou  leurs  produits  utiles,  précédés  de  l'exposition  de 
la  classification  de  Cuvier  et  rangés  suivant  cette  classifi- 
cation. 

De  nombreuses  figures  ont  été  jointes  au  texte  de  l'ouvrage. 
Beaucoup  de  ces  figures  se  rapportant  aux  plantes  ou  aux 
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animaux,  ont  été  choisies  parmi  les  meilleures  dans  les 
nombreuses  iconographies  que  nous  possédons;  un  grand 
nombre  d*autres  sont  originales,  principalement  celles  qui 
appartiennent  à  des  drogues  officinales  qui  demandent  à 
être  distinguées  d'autres  plus  ou  moins  semblables,  ou  qui 
se  rapportent  à  quelques  substances  rares,  qu'une  simple 
description,  si  parfaite  qu'elle  fût,  n'aurait  pu  faire  suffisam- 
ment connaître.  Toutes  ces  figures  ont  été  dessinées  par  M. 
Ghazal,  professeur  de  dessin  au  Muséum  d'histoire  naturelle 
ayec  le  soin  et  l'exactitude  qu'on  lui  connaît,  et  ont  été  gra- 
vées sous  sa  direction.  Il  eût  sans  doute  été  à  désirer  que 
toutes  les  plantes  et  drogues  simples  eussent  été  ainsi  repré- 
sentées ;  mais  le  prix  de  l'ouvrage  en  eût  été  trop  augmenté, 
et  c'est  un  devoir  pour  un  éditeur  de  ne  pas  mettre  un  livre 
hors  de  la  portée  de  ceux  à  qui  il  peut  être  utile. 

G.  GUIBOURT. 


ÉCOLE  OE  Pharmacie  de  Paris, 
avril  1849. 
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HISTOIRE  NATURELLE 


DROGUES  SIMPLES 


INTRODUCTION 


L'histoire  naturelle  pnARMACEUTiQUE  est  une  science  qui  nous 
apprend  à  connaître  Torigine  et  les  caractères  distinctifs  des  corps 
qui  sont  employés  par  les  pharmaciens  et  qui  forment  le  sujet  ou 
la  matière  de  leurs  opérations.  Elle  diffère  de  Vhistoire  naturelle 
générale  en  ce  que  celle-ci  embrasse  la  description  de  tous  les 
êtres,  tels  qu'on  les  trouve  dans  la  nature,  tandis  que  la  première 
peut  se  borner  à  étudier  ceux  qui  sont  appliqués  à  la  guérison 
des  maladies,  et  comprend  en  outre  la  description  de  leurs 
parties  ou  produits  utiles,  qui  nous'  sont  fournis  par  le  commerce. 

EXEMPLES 
d*êlres  naturels.  de  parties  ou  produits  utiles. 

Bioxyde  de  manganèse,  Lilharge^ 

Pavots,  Quinquina  gris, 

Scolopendre,  Gonune  adragante. 

Bourrache,  Opium, 

Sangsues,  Miel, 

Cantharides.  Cire  jaune. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  l'histoire  naturelle, pharma- 
ceutique tire,  sans  aucun  doute^  ses  principales  connaissances 
des  trois  branches  de  l'histoire  naturelle  générale,  qui  sont  la 
Minéralogie^  la  Botanique  et  la  Zoologie;  mais  qu'elle  emprunte 
aussi  des  indications  très-utiles  et  très-nombreuses  à  la  science 
da  commerçant  et  du  droguiste.  C'est  une  étude  qui,  pour  être 
mixte  et  variée  comme  les  corps  qui  en  sont  l'objet,  n'en  est 
pas  moins  indispensable  au  pharmacien.  Sans  elle,  en  effet,  il 
risquerait  de  compromettre  journellement  la  vie  des  hommes, 
soit  en  recevant  et  délivrant  une  substance  pour  une  autre,  soit 
en  remplaçant  une  bonne  drogue  simple,  sur  l'efficacité  de  la- 

GriBOCKT,  Drogues,  7«  édU,  T.    I.  —   \r 
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quelle  le  médecin  est  en  droit  de  compter,  par  une  sorte  infé- 
rieure ou  de  vertu  nulle.  C'est  ce  qui  arriverait  infailliblement 
si  le  pharmacien  délivrait,  par  exemple, 

Conyze  squarrense,  pour Digitale, 

Angusture  fausse,  pour Angusture  vraie. 

Quinquina  carihagène,  pour Quinquina  calisay&, 

Opium  d'Egypte  ou  Opium  faux,  pour. . .  Opium  de  Smyrne. 

Redoul,  etc.,  pour Séné,  etc. 

Les  corp$  naturek  qui,  par  eux-mêmes  ou  par  leurs  produits, 
nous  fournissent  tous  les  médicaments  que  nous  employons,  ont 
été,  presque  de  tout  temps,  partagés  en  trois  grandes  divisions 
auxquelles  on  a  donné  le  nom  de  règnes.  Ce  sont  les  règnes  mt- 
néralj  végétal  et  animal,  Linné  a  exprimé  d'une  manière  aussi 
heureuse  que  laconique  ce  qui  les  distingue  principalement  ;  il 
a  dit  :  les  minéraux  croissent;  les  végétaux  croissent  et  vivent;  les 
animaux  croissent^  vivent  et  sentent. 

On  peut  remarquer  cependant,  à  l'égard  de  cette  ancienne  di- 
vision, que,  depuis  que  la  chimie  nous  a  fait  connaître  l'existence 
de  plusieurs  corps  {air^  acide  carbonique^  hydrogène  carburé)  qui 
n'appartiennent  à  aucun  des  deux  derniers  règnes,  et  qu'il  serait 
difficile  de  conserver  dans  le  premier,  en  lui  conservant  son 
nom  ;  depuis,  surtout,  qu'on  a  mieux  apprécié  la  distance  infinie 
qui  sépare  la  matière  inerte  de  la  matière  vivante,  comparati- 
vement à  celle  que  Ton  observe  entre  les  deux  classes  d'êtres  vi- 
vants, on  a  été  porté  à  changer  la  première  division,  et  à  ne  plus 
distinguer  que  deux  grands  règnes  dans  la  nature  :  le  règne  inor- 
ganique  et  le  règne  organique. 

Le  règne  inorganique  comprend  tous  les  corps  qui  ne  sont  sou- 
mis, dans  leur  structure,  leur  durée  et  leurs  autres  qualités,  qu'aux 
lois  générales  de  la  matière  agrégée,  telles  que  Yétendae,  la  po  - 
rosité^  Vinertie,  la  pesanteur,  et  aux  lois  de  Yaffinité  chimique.  Ce 
règne  comprend  les  minéraux^  Veau,  Yair  et  les  autres  fluides 
aériformes  naturels. 

Le  règne  organique  renferme  tous  les  corps  doués  d'une  struc- 
ture autre  que  celle  qui  résulte  des  lois  générales  de  la  matière, 
ou  qui  sont  formés  de  parties  distinctes  et  agissantes^  nommées 
organes,  dont  le  but  commun  et  TefTet  sont  l'entretien  de  la  vie. 
Ce  règne  comprend  les  végétaux  et  les  animaux. 

Yoici  d'ailleurs  les  principaux  caractères  qui  différencient  ces 
deux  grands  règnes. 

Les  corps  inorganiques  sont  formés  de  particules  toutes  sem- 
blables entre  elles,  jointes  par  simple  juxtaposition^  en  vertu  de 
la  force  d'attraction  universellement  répandue,  et  pouvant  se 
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réoDir  toutes  les  fois  qu'elles  se  trouvent  en  contact.  Ces  corps 
peuvent,  à  la  rigueur,  avec  une  croissance  et  une  durée  indéfinies; 
et  si  une  cause  extérieure  vient  à  séparer  leurs  parties,  chacune 
d'elles,  considérée  isolément,  sera  encore  un  corps  complet, 
existant  de  la  même  manière  que  le  tout  primitif. 

Les  corps  organisés^  au  contraire,  sont  formés  de  parties  hétéro- 
gènes, qui  ne  peuvent  se  réunir  ou  s'accroître  que  par  un  travail 
intérieur  nommé  intus-susception^  et  qui,  séparées,  ne  peuvent  vivre 
ou  exister  de  la  même  manière  que  le  tout  qu'elles  formaient  par  leur 
réunion.  Ces  corps  ne  peuvent  descendre  que  d'individus  préexis- 
tants et  semblables  à  eux  ;  ne  croissent  qu'autant  que  le  permet 
le  développement  des  organes  dont  ils  sont  formés,  et  ne  peu- 
vent vivre  indéfiniment;  car  ces  organes,  après  avoir  atteint  leur 
plus  grand  développement,  ne  tardent  pas  à  dépérir.  D'abord 
leurs  fonctions  s'affaiblissçnt,  bientôt  elles  cessent  entièrement, 
et  rindividu  n'existe  plus. 

Éclaircissons  ces  différentes  propositions  par  quelques  exem- 
ples. 

J'ai  dit  que  les  corps  inorganiques  étaient  formés  de  parties  si- 
mtlaireSy  jointes  par  simple  juxtaposition.  Prenons  une  eau  ter- 
restre saturée  d'acide  carbonique  et  contenant  du  carbonate  de 
chaux  en  dissolution.  Cette  eau,  en  coulant  à  l'air  libre,  perd  son 
acide  et  le  carbonate  calcaire  se  précipite.  Mais,  en  se  déposant, 
les  petites  particules  de  ce  sel,  qui  sont  déjà  toutes  du  carbo- 
nate de  chaux,  ou  qui  sont  similaires  et  qui  ont  une  forme  dé- 
terminée, bien  qu'elle  échappe  à  nos  sens  par  sa  petitesse,  ces 
particules,  dis-je,  se  juxtaposent  par  certaines  faces,  adhèrent 
entre  elles,  et  forment  des  masses  dont  l'accroissement  n'aura 
d'autre  borne  que  celle  de  la  cause  qui  les  produit.  N'est-ce 
pas  ainsi  que  s'est  formée,  à  Clermont  du  Puy-de-Dôme,  cette 
masse  énorme  de  dépôt  calcaire,  nommée  le  Pont  de  Saint-Allyre^ 
qui  n'a  pas  moins  de  80  mètres  de  longueur,  sur  une  hauteur  de 
6à7  mètres?  ou  bien  ces  belles  et  grandes  stalactites  formées 
dans  les  grottes  d'Ântiparos,  l'une  des  tles  grecques,  par  l'infil- 
tration des  eaux  calcaires  qui  y  tombent  goutte  à  gou  tte? 

Au  contraire  des  minéraux,  les  corps  organisés,  par  exemple 
les  végétaux,  sont  formés  de  particules  hétérogènes  qu'ils  puisent 
dans  la  terre  et  dans  l'air,  et  qui  sont  principalemen  t  de  l'eati,  de 
Xacide  carbonique^  de  {'oxygène^  de  Vazote^  et  quelques  oxydes  ou 
sels  métalliques  (les  animaux  ajoutent  à  ces  substances  premières 
celles  qu'ils  prennent  à  des  êtres  déjà  organisés).  Mais  jamais 
ces  divers  éléments  juxtaposés,  et  soumis  à  la  seule  influence  des 
forces  qui  régissent  la  nature  inorganique,  ne  pourront  former 

UQ  végétal  ou  un  animal.  11  faut  qu'il  existe  un  noyau  primitif  ou 
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embryon,  pourvu  en  lui-môme  d'une  force  encore  inconnue, 
nommée  force  vitale,  qui  lui  donne  le  pouvoir  i'atiirer  dans  son 
intérieur,  d'absorber  et  de  combiner  de  mille  manières  les  élé- 
menls  qu'il  puise  au  dehors,  pour  en  former  du  ligneux,  de  la 
gomme,  de  la  matihe  verte,  des  feuilles,  des  fleurs,,  des  fruits,  ou 
bien  de  la  bile;  du  sang,  de  la  chair  musculaire  et  des  os. 

Les  minéraux  peuvent  croître  indéfiniment,  c'est-à-dire,  au  moins 
tant  que  les  circonstances  de  leur  formation  ne  changent  pas.  J*en 
citerai  encore  pour  exemple  le  pont  de  Saint-Allyre,  qui  n'a  cessé 
de  s'accroître  que  lorsqu'une  circonstance  fortuite  a  changé  le 
cours  de  l'eau  qui  lui  donnait  naissance.  Dans  les  êtres  organisés, 
la  croissance  est  limitée,  au  contraire,  sans  que  les  conditions 
premières  paraissent  changées.  Prenons,  par  exemple,  un  végétal 
en  germination,  fixé  au  sol,  et  qui  sera  entouré  toute  sa  vie  des 
mêmes  sucs  nourriciers  de  la  terre  et  des  mêmes  circonstances 
atmosphériques  :  pourquoi  ce  végétal  s'arrêtera-t-il  tantôt  à  la 
hauteur  de  quelques  centimètres,  et  tantôt  parviendra-t-il  à  celle 
de  10,  20,  30,  50  mètres,  suivant  son  espèce,  comme  si  l'arbre, 
l'herbe,  et  l'on  peut  en  dire  autant  du  jeune  animal,  avaient  au- 
tour d'eux  un  espace  limité  par  une  enveloppe  invisible,  qu'ils 
sont  tenus  de  remplir,  sans  pouvoir  la  dépasser? 

Les  corps  inorganiques  peuvent  avoir  une  durée  indéfinie,  à  moins 
que  des  causes  extérieures  ne  viennent  s'opposer  à  leur  conser- 
vation. Tel  est  le  feldspath,  composé  minéral  contemporain  de  la 
première  soIidiGcation  du  globe,  qui  fait  partie  du  gi*anite  et  des 
autres  roches  primitives;  qui  dure,  par  conséquent,  depuis  un 
nombre  incommensurable  de  siècles,  et  qui  ne  se  détruit  que 
lorsque  l'eau,  jointe  à  des  forces  électriques  qui,  dans  deç  cir- 
constances peu  connues,  se  développent  entre  les  minéraux,  par- 
vient à  en  dissocier  les  éléments.  Alors,  mais  seulement  alors,  le 
feldspath,  qui  peut  être  considéré  comme  un  silicate  double  d'a- 
lumine et  de  potasse,  perd  toute  sa  potasse  et  une  certaine  quantité 
de  silice,  et  se  convertit  en  un  silicate  d'alumine  hydraté,  qui  est 
le  kaolin. 

Par  opposition  aux  corps  inorganiques,  les  êtres  organisés  n'ont 
qu'une  durée  limitée,  après  laquelle  ils  ne  peuvent  plus  vivre. 
Alors  leurs  éléments  se  dissocient  et  rentrent  sous  l'empire  des 
lois  de  la  nature  inorganique.  Il  est  vrai  qu'un  certain  nombre 
d'animaux  et  plusieurs  grands  végétaux  peuvent  avoir  une  durée 
considérable.  Les  carpes,  par  exemple,  peuvent  vivre  deux  ou  trois 
cents  ans,  et  on  a  vu,  dans  les  forêts  du  Liban,  des  cèdres  et  des 
chênes  tellement  gros,  qu'en  calculant  leur  durée  par  le  diamètre 
de  leur  tronc,  on  ne  pouvait  pas  leur  accorder  moins  de  neuf  à 
dix  siècles  d*existence.  11  existe  aussi  à  Ténériffe,  une  des  lies 
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Canaries,  un  dragonnier  (/>rac(?7ia  draco)  dont  le  tronc  a  25  mètres 
de  circonférence  à  sa  base,  et  dont  l'âge  parait  être  de  quatorxe 
ou  quinze  cents  ans.  Enfin,  on  voit  encore  sur  l'Etna,  en  Sicile, 
les  débris  d'un  châtaignier,  dont  le  tronc,  à  la  fin  du  siècle  der- 
>  nier,  n'avait  pas  moins  de  5:2  mètres  de  circonférence,  et  dont  on 
estime  la  durée  à  quatre  mille  ans  (1). 

Ces  exemples  sembleraient  montrer  que  les  êtres  organisés  peu- 
vent quelquefois  avoir  autant  de  durée  que  les  corps  inorgani- 
ques, mais  ils  ont  plus  d'apparence  que  de  réalité. 

Les  corps  inorganiques  peuvent  bien  réellement  avoir  une  du- 
rée indéfinie,  et  si  Tùn  de  ces  corps,  le  granitfiy  par  exemple, 
s'est  formé  avant  presque  tous  les  autres  minéraux,  et  bien  avant 
tous  les  végétaux  et  les  animaux  ;  à  partir  de  l'instant  de  sa  for- 
mation, et  depuis  un  temps  véritablement  incalculable,  c*e$t  bien 
la  même  matière  qui  existe  sans  aucune  espèce  de  modification.  Mais, 
dans  les  végétaux  et  dans  les  animaux,  la  matière  se  renouvelle 
sans  cesse  par  celle  qu'ils  tirent  de  l'air,  de  la  terre  ou  ae  leurs 
aliments  :  cette  matière  remplace  celle  qui  s'en  échappe  conli- 
ouellement  par  exhcUation^  exsudation^  respiration  ou  sécrétion, 
de  telle  sorte  que  la  matière  dont  ils  se  composent  aujourd'hui 
n'est  pas  celle  qui  les  constituait  hier,  et  que,  au  bout  d'un  cer- 
tain temps,  ils  ne  conservent  plus  rien  de  la  substance  qui  les 
avait  formés  à  une  époque  antérieure. 

11  y  a  plus,  non-seulement  la  matière  se  renouvelle,  mais  l'in- 
dividu lui -môme  peut  être  supposé  ne  plus  exister.- Ce  châtai- 
gnier de  l'Etna,  que  je  citais  tout  à  l'heure,  dont  le  tronc  a  52 
mètres  de  circonférence,  laisse  au  milieu  un  espace  vide  si  consi- 
dérable qu'on  y  a  construit  une  maison  avec  ses  dépendances,  et 
un  four  pour  faire  sécher  les  fruits  mêmes  qu'on  y  récolte.  Or, 
on  arbre  dicotylédone  pouvant  être  considéré  comme  une  réu- 
nion d'individus  qui  naissent  chaque  année  les  uns  des  autres, 
en  s'appliquant  à  l'extérieur  de  leurs  devanciers,  il  en  résulte  que 
l'arbre  d'aujourd'hui  est  formé  par  la  soudure  des  individus  an- 
nuels les  plus  nouveaux,  et  que  les  milliers  d'individus  antérieurs, 
qui  occupaient  le  centre  de  l'arbre,  ont  été  rendus  aux  éléments 
où  va  se  confondre  tout  ce  qui  a  vécu  sur  la  terre. 

Il  esta  peine  nécessaire  que  je  revienne  sur  la  différence  qui 
ressort  de  la  division  mécanique,  lorsqu'on  l'applique  aux  corps 
inorganiques  et  aux  êtres  organisés.  Les  premiers,  divisés  ou  at- 
ténués autant  que  l'an  pourra^  ne  changeront  pas  de  nature,  et 
chacune  de  leurs  particules  existera  toujours  de  la  même  ma- 
nière que  le  tout.  Les  seconds,  divisés  suffisamment,  perdront  tou- 

(I)  Voyez  Hufeland,  rArt  de  prolonger  la  vie  ou  la  Macrobiotique»  Nouvelle 
édition.  Paris,  1871,  p.  64. 
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jours  la  vie,  ne  constitueront  plus  ni  un  animal  ni  un  végétal, 
et  n'offriront  qu'une  matière  morte^  propre  à  subir  toutes  les  mo- 
difications que  les  agents  chimiques  viendront  lui  imposer. 

Si  nous  comparons  maintenant  les  deux  classes  d*ôtres  orga- 
nisés, ou  les  végétaux  et  les  animaux,  nous  j  verrons  aussi  des 
distinctions  marquées,  mais  d*un  ordre  inférieur  à  celles  que  nous 
avons  signalées  entre  les  corps  organisés  et  non  organisés,  et  qui 
ne  seront,  pour  ainsi  dire,  que  des  modifications  de  la  même 
manière  d'exister. 

Les  végétaux,  qui  sont  ceux  de  ces  êtres  dont  l'organisation  est 
la  plus  simple,  jsont  dépourvus  de  sensibilité  et  de  la  faculté  de  se 
mouvoir  volontairement.  D'après  cela,  ne  pouvant  aller  chercher 
leur  nourriture,  ils  doivent  se  nourrir  et  se  nourrissent,  en  effet, 
de  substances  universellement  répandues,  inertes  et  déjà  très-divisées: 
tels  sont  Veau,  Vair,  et  les  corps  qui  peuvent  s'y  trouver  dissous. 

Ils  n* ont  pas  de  cavité  pour  recevoir  leurs  aliments,  et  l'absorption 
de  leur  nourriture  paraît  se  faire  par  tous  les  points  de  leur  sur- 
face. Enfin,  n'ayant  pas  d'estomac,  ils  peuvent  être  souvent  par- 
tagés en  plusieurs  individus  et  peuvent  se  propager  par  boutures. 

Les  animaux  ont  la  faculté  de  se  mouvoir  selon  leur  volonté,  et,  par 
suite,  celle  de  chercher  leur  nourriture.  Alors  cette  nourriture 
peut  être  plus  diversifiée  et  moins  abondamment  répandue.  De- 
vant chercher  leur  nourriture,  et  pouvant  rester  un  certain  temps 
sans  trouver  celle  qui  leur  est  propre,  il  faut  aux  animaux  une 
cavité  pour  déposer  celle  qu'ils  prennent,  et  qui  leur  serve  comme 
de  magasin  :  cette  cavité  est  leur  estomac.  Enfin  de  ce  que  leur 
centre  de  nutrition  est  unique,  ils  ne  peuvent  être  divisés  en 
plusieurs  individus.  A  la  vérité,  cependant,  quelques  animaux 
des  classes  les  plus  inférieures  paraissent  pouvoir  se  diviser  ;  mais 
r/est  qu'ils  ont  plusieurs  centres  de  nutrition,  ou  plutôt  c'est 
parce  qu'ils  sont  formés  de  plusieurs  animaux  réunis  et  vivant  en 
commun,  d'une  manière  analogue  à  celle  des  végétaux. 

En  résumé,  on  a  établi  une  première  grande  division  entre  tous 
les  corps  de  la  nature,  savoir,  le  règne  inorganique,  comprenant 
principalement  les  minéraux,  et  le  règne  organique,  formé  des  vé* 
gétaux  et  des  animaux. 

Les  minéraux,  les  végétaux  et  les  anioiaux,  considérés  sous  le 
rapport  de  leurs^produils  utiles  à  l'art  de  guérir,  forment  Tobjet 
de  la  science  que  nous  avons  nommée  précédemment  Vhistoire 
naturelle  pharmaceutique. 

Nous  allons  commencer  leur  étude  par  les  minéraux,  en  nous 
occupant  tout  d'abord  d'une  manière  générale  deS' caractères 
qui  servent  à  les  décrire  et  à  les  reconnaître. 
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CARACTÈRES  DES  MINÉRAUX. 

Les  caractères  qui  servent  à  décrire  et  à  reconnaître  les  miné- 
raux sont  de  deux  sortes  :  physiques  et  chimiques. 

Les  premiers  sont  ceux  dont  l'observation  n'apporte  aucun 
changement  à  la  nature  du  corps  que  l'on  examine  :  tels  sont 
rêVa/  d'agrégation^  la  forme  cristalline,  la  structure,  la  cassure^  la 
pesanteur  spécifiquCy  Vimpression  sur  les  sens  du  goût^  du  toucher,  de 
Fodorat,  de  route  {sonorité),  et  de  la  vue  {couleur,  éclat,  transparence, 
réfraction),  les  effets  de  Vélectricité  et  du  magnétisme. 

Les  seconds  sont  ceux  qui  résultent  de  l'action  de  différents 
agents  chimiques  sur  la  substance  soumise  à  l'examen,  et  qu'on 
ne  peut  observer  sans  altérer  plus  ou  moins  la  nature  de  celle-ci. 
Les  agents  que  Ton  emploie  le  plus  ordinairement  sont  le  calo- 
rique. Veau,  les  acides,  quelques  sels,  différentes  teintures  végé- 
tales, etc. 

CARACTÈRES  PHYSIQUES. 
États   d'as^gatloB. 

Les  corps  se  présentent  à  nous  sous  trois  états  principaux,  qui 
sont  :  Vétat  solide,  Y  état  liquide  et  Vétat  gazeux  ou  aéri forme. 

Dans  le  premier,  le  corps  résiste  plus  ou  moins  au  choc,  à  la 
pression  ou  à  la  force  de  pesanteur. 

Dans  le  second,  les  particules  ne  conservent  qu'une  si  faible 
cohésion,  qu'elles  cèdent  isolément  à  la  force  de  pesanteur  qui 
les  attire  vers  le  centre  de  la  terre,  et  qu'elles  roulent  les  unes 
sur  les  autres  jusqu'à  ce  qu'elles  se  soient  mises  en  équilibre  par 
rapport  à  cette  force,  et  que  la  surface  du  corps  soit  horizontale, 
c'est-à-dire  parallèle  à  la  surface  de  la  terre. 

Dans  le  troisième  état,  la  cohésion  est  à  peu  près  nulle,  et  le 
corps  ne  parait  soumis  qu'à  l'influence  du  calorique,  qui,  en  lui 
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supposant  une  tension  constante,  en  écarterait  les  molécules 
indéfiniment,  si  elles  n'étaient  coercées  par  la  pression  de  l'at- 
mosphère. 

L'état  d'agrégation  d'un  corps,  ou  la  distance  à  laquelle  se 
tiennent  ses  particules,  dépend  d'une  sorte  d'équilibre  qui  s'éta- 
blit entre  la  force  attractive  des  molécules,  plus  la  pression  de 
l'atmosphère  d'une  part,  et  la  force  élastique  du  calorique  de 
l'autre  ;  plus  la  première  a  de  prépondérance  sur  la  dernière, 
plus  le  corps  est  solide.  Quant  à  la  pression  de  l'atmosphère, 
elle  n'ajoute  pas  sensiblement  à  la  force  d'agrégation,  lorsque 
le  corps  est  solide  ;  mais  elle  contribue  puissamment  à  re- 
tenir un  certain  nombre  de  corps  h  l'état  liquide  ;  et,  comme 
je  viens  de  le  dire,  elle  seule  limite  le  volume  des  corps  gazeux. 

Qes  différents  états  ont  chacun  des  degrés  différents,  et  il  est 
probable  qu'ils  passent  à  peu  près  de  l'im  à  l'autre.  Gela  est  très- 
sensible  pour  les  corps  solides,  dont  les  uns  sont  très-durs  et  très- 
difficiles  à  rompre,  et  dont  les  autres  ont  une  molksse  qui  les 
approche  des  corps  liquides.  Il  est  facile  de  constater  que  la 
liquidité  n'est  pas  non  plus  la  même  pour  tous  les  corps  ;  par 
exemple,  l'eaw,  le  mercure,  le  naphthe  et  le  pétrole.  On  peut  se 
convaincre  également  que  les  corps  gazeux  ne  jouissent  pas  au 
môme  degré  de  la  fluidité  aériforme,  en  les  faisant  passer,  sous 
une  môme  pression,  à  travers  des  tubes  d'un  môme  diamètre.  En 
général,  ce  sont  les  gaz  les  moins  denses  qui  s'écoulent  avec  la 
plus  grande  vitesse,  quoique  Técoulemenl  ne  soit  pas  exactement 
en  raison  inverse  de  la  pesanteur  spécifique. 

Mais  c'est  surtout  aux  difi'érentes  modifications  de  l'état  de 
solidité  qu'il  convient  de  nous  attacher. 

On  reconnaît  ces  modifications,  en  essayant,  de  différentes 
manières,  de  désunir  les  particules  des  corps  solides  ;  tels  sont  : 
le  frottement  réciproque  des  corps ^  le  frottement  de  la  lime,  le  choc 
du  briquet,  h  percussion  du  marteau,  la  flexion,  Idi  pression  du  lami* 
noir,  la  traction  à  la  filière,  la  suspension  d un  poids  augmenté  jus- 
qu'à  fracture . 

Frottement  réciproque  des  corps,  Dureté. 

Le  frottement  des  parties  anguleuses  d'un  corps,  contre  la 
surface  d'un  autre  corps  indique  la  dureté  relative  de  chacun. 
Ainsi  le  carbonate  de  chaux  cristallisé  raye  le  sulfate  de  chaux  et  est 
rayé  par  le  fluorure  de  calcium  ou  spath  fluor.  Le  diamant  raye 
tous  les  corps  et  ne  peut  être  usé  que  par  le  frottement  de  sa 
propre  poussière. 
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Pour  donner  une  certaine  précision  à  ce  caractère,  les  miné- 
ralogistes ont  choisi  une  série  de  dix  corps  disposés  de  telle  ma- 
nière qu'une  substance  minérale  quelconque  rayera  toujours  l'un 
de  ces  corps,  et  ne  rayera  pas  le  corps  plus  dur  qui  le  suit.  Voici 
cette  série,  commençant  par  le  corps  le  plus  tendre  et  finissant 
par  le  plus  dur  : 

\ .  Talc  laminaire  blanc . 

2.  Chaux  sulfatée  limpide. 

3.  Chaux  carbonatée  rhomboédrique. 

4.  Chaux  Ouatée  octaédiique. 

5.  Chaux  phosphatée  cristallisée. 

6.  Feldspath  adulaire  limpide. 

7.  Quartz  hyalin  prisme. 

8.  Topaze  jaune  prismatique  du  Brésil. 
9«  Corindon  transparent  cristallisé. 

10.    Diamant  limpide  octaèdre. 

Le  frottement  de  la  lime  et  le  choc  du  briquet  peuvent  aussi 
servir  à  reconnaître  la  dureté  des  corps ,  mais  ils  donnent  un 
résultat  moins  précis  que  la  comparaison  des  minéraux  entre 
eux,  puisqu'ils  ne  peuvent  les  diviser  qu'en  deux  séries^ 
savoir  : 

1^  Ceux  qui  sont  attaqués  par  la  lime  et  qui  cèdent  au  choc  du 
briquet  :  tels  sont  les  cinq  premiers  des  dix  corps  nommés  tout 
à  l'heure  ; 

2"*  Ceux  qui  ne  sont  pas  attaqués  par  la  lime  et  qui  font  feu 
sous  le  choc  du  briquet  :  tels  sont  les  cinq  derniers  corps  de  la 
série  précédente,  à  commencer  par  le  feldspath. 

Cependant  ce  caractère  peut  être  utile  pour  distinguer  certains 
minéraux  :  par  exemple,  Tantimoine  natif  ressemble  pour  la  cou- 
leur au  tnispickel  ou  sulfo^arséniure  de  fer  ;  mais  celui-ci  étincelle 
sous  le  briquet,  et  le  premier  cède  à  son  choc.  Quand  on  dit 
qu'un  corps  étincelle  $ous  le  briquet^  on  se  sert  souvent  d'une 
expression  inexacte.  C'est  le  briquet,  au  contraire,  qui  étincelle 
le  plus  ordinairement  par  le  choc  du  corps  dur,  lequel  en  détache 
lies  parcelles  d'acier,  qui  brûlent  vivement  au  contact  de  l'air,  en 
raison  delà  haute  température  à  laquelle  la  compression  du  choc 
les  a  portées. 

Il  y  a  deux  propriétés  opposées  à  la  dureté  :  ce  sont  la  tendreté 
et  la  mollesse.  Un  corps  est  tendre  lorsqu'il  joint  la  friabilité  à 
Tabsence  de  la  dureté  :  exemple,  la  craie.  11  est  mou  lorsque  le 
manque  de  dureté  est  associé  à  la  ductilité  :  exemple,  le 
plomb. 
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Percussion  du  marteau,  Malléabililiy  etc. 

La  percussion  du  marteau  sert  à  séparer  les  corps  en  deux 
autres  catégories,  qui  sont  les  corps  malléables  et  les  corps  cas^ 
sants.  Les  premiers  s'aplatissent  et  s'étendent  sans  se  rompre  : 
exemples,  le  cuivre^  Vargent,  Vor  et  le  platine.  Les  seconds,  au 
contraire,  se  brisent  sans  s'étendre  ;  tels  sont  Vaniimoiney  le  bis- 
muthy  le  marbre^  le  grès. 

Les  corps  qui  se  brisent  sous  le  marteau  ne  le  font  pas  de  la 
même  manière,  ce  qui  permet  encore  de  distinguer  : 

1®  Ceux  qui  se  brisent  difûcilement,  effet  dû  à  une  certaine  té- 
nacité jointe  à  la  durelé  :  exemple,  le  fer  chromité  du  Var  ; 

2®  Les  corps  qui  étant  durs,  mais  dépourvus  de  toute  ténacité, 
se  brisent  très-facilement  ;  on  les  nomme  fragiles  :  exemple, 
Veuclase  ; 

3^  Les  corps  qui  se  divisent  en  grains  faiblement  agglomérés  : 
on  dit  qu'ils  sont  friables^  par  exemple,  certains  grès. 

On  peut  remarquer  que  la  friabilité  de  la  masse  n'exclut  pas  la 
dureté  des  particules.  Lorsqu'au  contraire  celles-ci  sont  privées 
de  dureté,  alors  le  corps  est  dit  tendre j  par  exemple,  la  çi^aie. 

Flexion;  ténacité,  élasticité,  etc. 

L'effort  de  la  flexion  étant  appliqué  à  des  lames,  ou  à  des 
prismes  d^une  certaine  épaisseur,  les  corps  qui  composent  ces 
lames  ou  ces  prismes  se  conduisent  de  Tune  quelconque  des 
manières  suivantes. 

d^^Ils  rompent  sans  ployer  avec  un  degré  de  plus  ou  moins 
grande  facilité  qu'il  est  souvent  très-important  de  connaître,  par 
exemple,  lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  la  force  de  résistance  ou 
la  ténacité Aq  la  fonte,  du  marbre,  de  la  pierre  à  bâtir,  d'un  ci- 
ment solidiûé.  A  cet  effet,  on  forme  une  barre,  ou  un  prisme 
carré,  de  la  substance  que  l'on  veut  essayer  ;  on  fixe  ce  prisme 
horizontalement  à  l'extrémité  d'un  support  solide  et  invariable, 
de  manière  qu'il  le  dépasse  d'une  certaine  quantité,  et  on  ap- 
plique sur  la  partie  libre  un  poids  que  l'on  augmente  jusqu'à 
fracture.  On  trouve  alors  qu'il  y  a  des  substances  très-menace*, 
comme  le/ûwfe  et  Yémeri  ;  ce  sont  ceux  qui  résistent  également  le 
mieux  au  choc  du  marteau  ;  viennent  ensuite  le  jaspe^  le  quartz, 
le  silex  pyromaque  ou  pierre  à  fusil^  le  fer  oligiste,  etc.  Parmi  les 
plus  fragiles,  au  contraire,  il  faut  citer  le  fer  sous-sulfaté  résinite^ 
Veuclase  et  le  soufre. 

2*  Les  corps  ploient  sans  se  rompre,  et  reviennent  à  leur  pre- 
mier état  lorsqu'on  fait  cesser  la  force  de  flexion.  On  appelle  ces 
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corps y/o^/t^ue^,  et  Ton  remarque  qu'en  général  leur  élasiicilé  est 
en  raison  de  leur  dureté. 

3®  Les  corps  fléchissent  et  gardent  Ja  forme  qu'on  leur  a  don- 
née, môme  après  que  la  force  de  flexion  a  cessé  d'agir.  On  dit 
que  ces  corps  sont  mous  ou  non  élastiques^  parce  que,  effective- 
ment,  cette  propriété  de  plier  sans  être  élastique  ne  va  jamais 
sans  la  mollesse. 

Pression  du  laminoir,  filière. 

La  pression  graduée  du  laminoir  et  la  traction  à  la  filière  ser- 
vent à  séparer  les  corps  en  deux  classes,  savoir  :  les  corps  duc- 
tiks  ou  qui  peuvent  s'étendre  sans  se  rompre,  et  les  corps  non 
ductiles.  On  trouve  parmi  les  premiers  tous  les  corps  qui  s'éten- 
dent également  sous  le  marteau  ou  qui  sont  malléables.  Les  se- 
conds comprennent  tous  les  corps  cassants. 

Le  laminoir  est  composé  de  deux  cylindres  d'acier  placés  hori- 
zontalement l'un  au-dessus  de  l'autre,  pouvant  être  rapprochés 
et  fixés  à  volonté,  et  tournant  en  sens  contraire.  On  aplatit  par 
un  bout  le  corps  que  l'on  veut  y  faire  passer,  et  on  rengage  par 
cette  extrémité  entre  les  deux  cylindres  dont  le  mouvement 
contraire  tend  à  ïy  faire  entrer.  La  résistance  opposée  par  Taxe 
des  cylindres  à  leur  écartement  étant  plus  grande  que  celle  du 
corps  soumis  à  l'expérience,  celui-ci  est  forcé  de  s'aplatir  et 
de  se  réduire  en  une  lame  d'autant  plus  mince  que  les 
cylindres  sont  plus  rapprochés.  Il  n'y  a  que  les  métaux,  et  en- 
core un  petit  nombre  de  métaux,  qui  puissent  passer  au  la- 
minoir. 

La  filière  est  une  plaque  rectangulaire  d'acier,  percée  de  trous 
de  différents  diamètres,  à  travers  lesquels  on  fait  passer  le  corps 
que  Ton  vQpt  réduire  en  fils.  Il  n'y  a  de  môme  que  les  métaux 
non  casssants  qui  puissent  se  prêter  à  cette  opération.  On  les 
coule  en  lingots  allongés  dont  on  amincit  une  extrémité,  de 
manière  à  pouvoir  l'engager  dans  un  des  trous  de  la  plaque 
disposée  verticalement  et  fixée  avec  beaucoup  de  solidité.  On 
saisit  l'extrémité  amincie  avec  une  pince  fortement  serrée  et 
tirée  à  l'aide  d'une  force  mécanique.  La  filière  ofi'rant  encore 
plus  de  résistance  que  le  corps  métallique,  c'est  lui  qui,  lorsqu'il 
en  est  susceptible,  s'étend  dans  le  sens  de  sa  longueur,  s'amincit 
et  se  réduit  en  un  fil  d'autant  plus  délié  que  le  trou  de  la  .filière 
est  plus  petit. 

II  faut  remarquer  que  les  métaux  ne  suivent  pas  le  môme 
ordre  dans  leur  faculté  de  pouvoir  se  réduire  en  fils  d'un  très- 
petit  diamètre  au  moyen  de  la  filière,  ou  en  lames  très-minces 
par  le  laminoir  ou  le  marteau,  ce  qui  dépend  de  leur  degré  de 
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dureté  ou  de  mollesse,  et  de  leur  texture  fibreuse  ou  lamellaire. 
L'or  est  le  plus  malléable  de  tous  les  métaux,  et  peut  être  réduit 
en  feuilles  si  légères  que  le  moindre  souffle  les  enlève  ;  mais  sa 
mollesse  s'oppose  à  ce  qu'on  en  tire  des  fils  très-fins  ;  tandis  que 
le  fer,  dont  la  dureté  est  plus  considérable,  et  qui  a  d'ailleurs 
une  texture  fibreuse,  se  réduit  en  fils  d'une  ténuité  extrême. 
Voici  donc  l'ordre  de  la  malléabilité  des  métaux  :  or^  argent, 
cuivre^  platine,  étain,  plomb,  zinc^  fer,  nickel,  palladium.  Voici 
celui  de  leur  ductilité  à  la  filière  :  fer,  cuivre,  platine,  ai^gent,  or, 
etain,  zinc,  plomb. 

Suspension  (fun  poids  augmenté  jusqu*à  la  fractwe. 

J'ai  parlé  précédemment  de  la  ténacité  des  corps  cassants,  qui 
se  mesure  par  la  difficulté  que  l'on  éprouve  à  les  rompre  sous  le 
choc  du  marteau,  ou  par  la  suspension  d'un  poids  appliqué  à 
l'extrémité  libre  d'un  prisme  carré  de  la  substance.  La  même  pro- 
priété existe  dans  les  métaux  ductiles,  mais  on  la  mesure  d'une 
manière  différente.  A  cet  effet,  on  fixe  un  fil  métallique  d'un  dia- 
mètre connu,  par  une  de  ses  extrémités,  et  l'on  suspend  à  l'autre, 
qui  tombe  librement,  un  poids  que  l'on  augmente  graduellement 
jusqu'à  ce  que  le  fil  vienne  à  se  rompre.  Or,  il  est  évident  que 
la  ténacité,  ainsi  mesurée,  n'est  que  la  limite  de  celle  en  vertu  dç 
laquelle  les  métaux  peuvent  se  tirer  en  fils  plus  ou  moins  déliés 
au  moyen  de  la  filière  ;  car  il  est  évident  que  la  force  qui  tend 
à  faire  passer  le  fil  à  travers  la  filière  peut  être  assimilée  à  un 
poids  suspendu  à  l'extrémité  de  ce  fil,  pris  à  l'endroit  où  son  dia- 
mètre est  le  plus  petit,  et  que,  dans  les  deux  cas,  le  fil  se  rompra 
au  même  diamètre,  pour  une  égale  force  de  traction.  L'ordre  des 
ténacités  pour  les  métaux  est  donc  le  même  que  celui  de  leur  plus 
grande  ductilité  à  la  filière. 

Cristalllsatloii  on  forme  pluft'ou  moins  régnilière  desminéraiix. 

Les  minéraux  sont  des  assemblages  de  particules  similaires, 
liées  entre  elles  par  une  force  qui  a  reçu  le  nom  de  cohésion. 
Lorsque  ces  particules  viennent  à  se  réunir  lentement,  après 
avoir  été  dissoutes  d'une  manière  quelconque,  elles  s'unissent^ 
de  manière  à  former  des  corps  polyédriques,  terminés  par  des 
surfaces  planes,  et  semblables  ou  analogues  aux  solides  de  la 
géométrie.  On  donne  à  ces  corps  polyédriques  le  nom  de  cris- 
taux. 

En  parlant,  dans  notre  introduction,  des  différences  qui  dis- 
tinguent les  corps  inorganiques  des  corps  organisés  ou  doués  de 
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vie,  nous  avons  omis  de  faire  mention  de  la  faculté  de  cristalliser^ 
ou  d'offrir  des  solides  terminés  par  des  surfaces  planes  et  des 
arôtes  rectilignes,  qui  appartient  exclusivement  aux  corps  inor- 
ganiques, tandis  que  les  corps  organisés  offrent  toujours  des 
formes  plus  ou  moins  arrondies,  et  sans  véritable  surface  plane^ 
ni  arête  recliligne. 

A  la  vérité,  cependant,  les  êtres  organisés  produisent  un  assez 
grand  nombre  de  substances  cristallisées,  telles  que  le  camphre, 
le  suere^  Voxalate  de  chaux,  la  cholestérine,  Yacide  urique,  etc.  ; 
mais  ces  substances,  entièrement  privées  de  vie,  sont  de  vérita- 
bles corps  inorganiques,  analogues  par  leur  manière  de  se  former 
et  de  croître  aux  composés  minéraux. 

De  quelque  manière  que  se  soient  formés  les  cristaux,  ils  of- 
frent un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  surfaces  planes 
dont  rétendue  est  extrêmement  variable,  et  des  angles  qui  ont 
une  ouverture  constante  pour  chaque  espèce  minérale. 

On  donne  aux  surfaces  le  nom  de  faces,  quand  elles  offrent  une 
assez  grande  dimension  comparativement  à  la  grandeur  du 
cristal,  et  qu'elles  déterminent  la  forme  dominante  de  celui-ci. 

On  donne  le  nom  de  facettes  à  des  faces  plus  petites,  qui  pa- 
raissent se  former  par  la  troncature  des  angles  ou  des  arrêtes,  et 
qui  altèrent  plus  ou  moins  la  forme  principale. 
.Quant  aux  angles,  on  en  distingue  trois  espèces  :  1^  des  angles 
plans,  formés  par  deux  arêles  contiguês  appartenant  à  une  môme 
face  ;  2*  des  angles  dièdres,  ou  angles  saillants^  formés  par  Tinci- 
dence  de  deux  faces  ;  3<»  des  angles  solides  formés  par  la  réunion 
de  plus  de  deux  angles  plans,  ou  par  l'incidence  de  plus  de  deux 
faces. 

11  existe  dans  les  cristaux  des  joints  naturels  qui  sont  quelque- 
fois visibles  et  d'autres  fois  invisibles,  mais  que  Ton  peut  pres- 
que toujours  mettre  en  évidence,  en  frappant  les  faces  du  cristal 
suivant  certains  sens^  soit  avec  une  lame  d'acier,  soit  avec  un 
marteau.  Ces  joints  naturels  portent  le  nom  de  clivage,  et  servent 
à  diviser  les  cris^taux  en  cristaux  plus  petits,  quelquefois  sem- 
blables aux  premiers,  mais  très-souvent  aussi  différents,  et  qui 
sont  d'une  grande  importance  pour  la  détermination  des  espèces 
minéralogiques.  En  effet,  Haûy,  que  l'on  peut  regarder  comme 
le  fondateur  de  la  science  cristallograpbique,  a  vu  que,  quelles 
que  soient  les  formes  cristallines  sous  lesquelles  se  montre  un 
même  minéral,  ces  formes  peuvent  être  ramenées  par  le  clivage, 
ou  par  la  séparation  mécanique  des  lames  fournies  par  les  joints 
naturels,  à  une  seule  et  même  forme^  qui  en  est  comme  le  noyau 
commun.  Cette  forme  est  quelquefois  réductible  elle-même  en 
une  autre  encore  plus  simple  ;  de  sorte  que  Haiiy  a  distingué  trois 
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sortes  de  formes  cristallines  pour  la  même  substance  minérale  : 
!•  Les  formes  secondaires ^  qui  sont  les  formes  naturelles,  et 
souvent  très-variées,  sous  lesquelles  se  montre  un  même  minéral  ; 
par  exemple,  la  chaux  carbonatée  spathique,  qui  offre  pour  formes 
secondaires  cinq  rhomboèdres  différents,  deux  prismes  hexaèdres 
réguliers,  quatre  dodécaèdres  triangulaires  scalènes,  etc.  ; 

2*  La  forme  primitive,  que  Ton  peut  mettre  à  découvert,  en 
séparant  mécaniquement  les  lames  des  différentes  formes  se- 
condaires, et  qui  est  unique  pour  chaque  espèce  minérale.  Je 
prends  pour  exemple  la  même  chaux  carbonatée  spathique,  dont 
toutes  les  formes  secondaires,  si  diverses  et  si  nombreuses 
qu'elles  soient,  se  réduisent  à  un  noyau  identique,  qui  est  un 
rhomboïde  obtus  ; 

3*  La  forme  de  la  molécule  intégrante,  que  Ton  peut  obtenir  par 
une  division  ultérieure  de  la  forme  primitive.  Lorsque  cette  di- 
vision ne  peut  plus  s'effectuer  que  par  des  plans  parallèles  aux 
faces  de  la  forme  primitive,  et  de  plus  en  plus  rapprochés  entre 
eux,  la  forme  reste  la  même,  seulement  le  noyau  devient  de  plus 
en  plus  petit  :  par  exemple,  encore,  la  chaux  carbonatée  spathique. 
Quand,  au  contraire,  la  division  peut  s'effectuer  suivant  d'autres 
sens  que  ceux  des  faces,  alors  la  forme  change  en  se  simpliûant  : 
par  exemple,  la  baryte  st^lfatéCy  dont  la  forme  primitive  est  un 
prisme  droit  rhomboidal,  et  la  forme  de  la  molécule  intégrante 
un  prisme  triangulaire, 

Haûy  n'admettait  que  trois  formes  principales  de  molécules 
intégrantes  ;  le  tétraèdre,  le  prisme  triangulaire  et  le  parallélipi- 
pède.  Ces  formes  ont  cela  de  remarquable  que  ce  sont  les  plus 
simples  que  Ton  p'uisse.concevoir.  En  effet,  il  faut  au  moins  quatre 
plans  pour  circonscrire  un  espace,  et  trois  lignes  pour  borner  un 
plan.  Le  solide  le  plus  simple  sera  donc  terminé  par  quatre  faces 
triangulaires  :  c'est  le  tétraèdre.  Le  prisme  triangulaire  est  de 
môme  le  solide  le  plus  simple  que  Ton  puisse  former  avec  cinq 
plans,  et  le  parallélipipede  avec  six. 

Quant  aux  formes  primitives,  Haiiy  en  reconnaissait  six,  savoir  : 
1*  le  tétraèdre  régulier  ;  2*  le  parallélipipede  rhomboïdal  ou  cubi- 
que ;  3^  Y  octaèdre,  dont  les  faces  sont  des  triangles  équilatéraux, 
isocèles  ou  scalènes,  suivant  les  espèces  ;  4*  le  prisme  hexaèdre 
régulier  ;  5*  le  dodécaèdre  à  plans  rhombes  ;  6®  le  dodécaèdre  trian- 
gulaire, formé  de  deux  pyramides  droites,  hexaèdres,  opposées 
base  à  base. 

Ces  mêmes  six  formes  primitives  de  Haiiy,  jointes  à  trois  autres 
formes  plus  compliquées,  composent  ce  que  d'autres  minéralo- 
gistes ont  nommé  depuis  les  formes  dominantes  des  cristaux,  obte- 
nues d'une  manière  moins  rigoureuse  que  par  le  clivage,  en  ne 
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coDsidérant  que  Tensemble  des  faces  les  plus  étendues,  qui  dé- 
terminent en  effet  la  forme  extérieure  dominante  du  cristal.  Ces 
trois  nouTelles  formes,  ajoutées  aux  primitives  de  Haùj,  sont  : 
7*^  le  dodécaèdre  pentagonal  ;  8°  Vicosaèdre  triangulaire^  formé  de 
Tingt  faces  triangulaires,  et  9"*  le  trapézoèdrey  solide  terminé  par 
vingt-quatre  faces  trapézoïdales. 

Les  caractères  que  l'on  peut  tirer  de  la  forme  des  cristaux,  pour 
la  distinction  de  Ve$pèce  minérale^  ont  perdu  de  leur  importance, 
aujourd'hui  qu'on  a  reconnu  qu'ils  étaient  loin  d'avoir  la  généra- 
lité et  la  certitude  que  leur  accordait  Haiiy.  Ainsi,  d'une  part,  il 
y  a  des  minéraux  qui  peuvent  offrir  plusieurs  systèmes  de  cristal- 
lisation, c'est-à-dire  qui  offrent  des  formes  secondaires  dérivant 
de  deux  formes  primitives  ;  par  exemple,  le  soufre  natif,  Idi  chaux 
carbonatée,  le  fer  permlfuré  ;  et.  de   l'autre,  Mitscherlich  a  vu 
qu'il  suffisait  que  deux  corps  chimiques  différents  fussent  com- 
posés d'un  môme  nombre^ de  molécules  groupées  semblablement 
pour  qu'ils  présentassent  le  môme  système  der.ristallisation.  Par 
exemple,  tous  les  oxydes  formés  d'une  molécule  d'oxygène  et  d'une 
molécule  de  métal  {magnésie,  chaux,  protoxyde  de  fer,  proloxyde  de 
manganèse,  peroxyde  de  cuivre),  ou  bien  de  deux  molécules  de 
métal  sur  trois  d'oxygène  {alumine et  peroxyde  de  fer)fOftTent,po\iv 
chaque  genre  de  composition,  très-sensiblement  la  môme  forme 
primitive  et  peuvent  se  substituer  l'un  à  l'autre  dans  les  compo- 
sés minéraux,  sans  en  changer  le  système  de  cristallisation. 

Pareillement  Yacide  phosphorique  et  Y  acide  arsénique,  qui  sont 
également  composés  de  deux  molécules  de  radical  sur  cinq  mo- 
lécules d'oxygène,  et  qui  saturent  la  môme  quantité  d'oxygène 
dans  les  bases,  produisent  des  sels  tout  à  fait  semblables  par  leurs 
formes  cristallines,  très-souvent  confondus  les  uns  avec  les  autres 
dans  la  nature,  et  dont  la  détermination  précise  ne  peut  ôtre  faite 
qu'à  l'aide  de  l'analyse  chimique.  ()n  a  donné  aux  corps  qui  peu- 
vent ainsi  cristalliser  de  la  môme  manière,  le  nom  ù  Isomorphes, 
de  190Ç,  égal,  et  (xopcp^  forme. 

Il  résulte  évidemment  de  là  qu'une  môme  forme  cristalline 
prouve  une  disposition  semblable  dans  l'arrangement  des  molé- 
cules bien  plus  qu'une  identité  de  nature,  et  qu'ainsi  le  caractère 
donné  par  la  forme,  pour  l'établissement  de  l'espèce  minéralo- 
gique,  ne  peut,  dans  beaucoup  de  cas,  ôtre  mis  sur  la  môme  ligne 
que  celui  fourni  par  l'analyse  chimique.  Nous  verrons  cependant 
par  la  suite  que,  dans  quelques  circonstances,  on  s'est  fondé  sur 
le  caractère  crrstallographique,  combiné  avec  le  nombre  et  la  dis- 
position des  molécules,  plutôt  que  sur  la  nature  chimique,  pour 
rétablissement  de  quelques  silicates  d'une  composition  très-com- 
pliquée. 
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Mesure  des  angles. 


Rome  de  Lisie  est  le  premier  qui  ait  fait  l'observalioa  que  dans 
une  forme  donnée  d*une  espèce  minérale,  les  faces  pouvaient 
avoir  une  étendue  très-variable;  mais  que  les  angles  offraient 
une  constance  qui  formait  un  élément  important  de  la  déter- 
mination de  l'espèce.  Les  instruments  dont  on  se  sert  pour  me- 
surer les  angles  portent  le  nom  de  goniomètres  (de  yoivCa,  angle^ 
et  jtlTpov,  mesure)^  et  on  en  emploie  de  deux  sortes,  à  savoir:  1®  ceux 
qui  mesurent  les  angles  dièdres  des  cristaux  par  le  moyen  de  lames 
métalliques  qui  s'appliquent  sur  deux  faces  contiguôs,  on  les 
nomme  goniomètres  par  application  ;  y  ceux  qui  font  connaître  la 
valeur  d'un  angle  au  moyen  de  la  réflexion  d'un  objet  éloigné  sur 
les  deux  faces  adjacentes  :  on  les  nomme  goniomètres  parréjflexion. 
Ces  derniers  sont  beaucoup  plus  exacts,  et  doivent  être  employés 
lorsqu'on  veut  déterminer,  avec  une  grande  précision,  les  carac- 
tères cristallographiques  d'une  substance  ;  mais  les  premiers  suf- 
fisent pour  l'étude  ordinaire,  et  c'est  d'un  de  ceux-ci  que  nous 
nous  servirons  pour  vérifier  les  angles  des  cristaux  que  nous  de- 
vons apprendre  à  connaître. 

Le  goniomètre  par  application  {fig.  1),  tel  que  l'a  imaginé 


Fig.  I.  —  Goniomètre  par  application  de  Garangeot. 

Garangeot,  se  compose  d'un  demi-cercle  gradué,  en  cuivre  ou  en 
argent,  divisé  en  180  parties,  et  de  deux  alidades,  la  première  ne 


Digitized  by  VjOOQ IC 


r 


CARACTÈRES  PHYSIQUES   DES  MINÉRAUX.  i7 

pouvant  se  mouvoir  que  dans  le  sens  du  diamètre  et  répnodant 
toujours  au  Ode  l'échelle  ;  la  seconde  pouvant  tourner  sur  le  cen- 
tre, et  indiquant  par  son  arête  tranchante,  qui  parcourt  le  cercle 
répétiteur,  le  nombre  de  degrés  de  l'angle  supérieur  qui  esi  égal 
à  l'angle  opposé  formé  par  l'application  immédiate  des  branches 
les  plus  courtes  des  deux  alidades  sur  les  arêtes  ou  sur  les  faces 
du  cristal.  On  peut  d'ailleurs  allonger  ou  raccourcira  volonté  ces 
dernières  branches,  suivant  la  grandeur  ou  la  petitesse  du  cristal 
à  examiner,  en  faisant  glisser  les  alidades  sur  le  centre  du  cercle, 
au  moyen  des  rainures  à  jour  qui  s'y  trouvent  pratiquées.  La  seule 
observation  à  faire  pour  obtenir  avec  cet  instrument  une  mesure 
aussi  bonne  que  possible  d'un  angle  plan,  c'est  d'appliquer  exac- 
tement les  branches  libres  de  l'instrument  sur  les  deux  arêtes 
contiguës  d'une  même  face,  qui  forment  l'angle  ;  et  lorsqu'il  s'a- 
git d'un  angle  saillant  dièdre,  d'appliquer  les  deux  branches 
de  rînstrument  sur  les  deux  faces  qui  forment  l'angle,  en  ayant 
le  soin  de  les  placer  bien  perpendiculairement  à  l'intersection 
des  faces. 

Prenons  pour  premier  exemple  un  crislal  cubique  de  spath  fluor 
on  fluorure  de  calcium,  Dsins  ce  cristal,  les  angles  plans  et  les  angles 
dièdres  sont  tous  égaux  et  sont  des  angles  droits  :  aussi,  soit  que 
nous  appliquions  les  arêtes  du  goniomètre  sur  deux  arêtes  conti- 
guës d'une  même  face,  ou  sur  deux  faces  contiguës  et  perpendicu- 
lairement à  leur  arête  d'intersection,  nous  trouverons  également 
90  degrés,  ce  qui  est  la  mesure  de  l'angle  droit;  mais  si,  au  lieu 
d'appliquer  les  deux  alidades  perpendiculairement  à  l'arête  d'in- 
tersection de  deux  faces,  on  les  appliquait  obliquement  à  cette 
arête,  l'angle  sérail  trouvé  d'autant  plus  petit  que  l'obliquité  serait 
plus  grande,  d'où  l'on  reconnaît  bientôt  la  nécessité  de  les  appli- 
quer perpendiculairement  à  l'arête.  Si,  au  lieu  d'un  cube,  nous 
avons  à  mesurer  les  angles  d'un  rhomboïde  obtus  de  chaux  carbo- 
natée,nous  trouverons  poîir  les  angles  plans  des  faces  culminantes 
au  môme  sommet  101**  32',  et  pour  les  angles  dièdres  entre  les 
mêmes  faces  105**  5'.  Quant  aux  angles  aigus  formés  par  la  ren- 
contre des  faces  appartenant  aux  deux  sommets  du  cristal,  on  les 
trouvera  de  78**  27'  s'il  s'agit  des  angles  plans,  de  74**  55' si  l'on 
mesure  les  angles  dièdres. 

Le  goniomètre  peut  suffire  quelquefois  à  faire  distinguer  des 
minéraux  que  l'on  serait  tenté  de  confondre  à  la  première  vue. 
Par  exemple,  la  chaux  carbonatée  cuboîde  de  Caslelnaudary, 
nommée  d'abord  chaux  carbonatée  cubique^  pourrait  être  prise 
pour  du  fluorure  de  calcium  cubique  ;  mais  celui-ci,  comme 
nous  venons  de  le  voir,  a  tous  ses  angles  de  90  degrés,  tandis 
qne  ceux  de  la  chaux  carbonatée  sont  de  88  et  de  92  degrés. 

GmMviT,  Drogues,  7«  édil.  "   T.  1.  % 
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Secondement,  on  trouve  en  Piémont,  dans  un  talc  schistoïde, 
des  tourmalines  noires  en  prismes  hexaèdres,  dont  les  sommets 
sont  oblitéréset  qu'on  serait  tenté  de  prendre  pour  des  amphiboles  ; 
mais  le  goniomètre  prévient  la  méprise,  la  tourmaline  ayant  tous 
ses  plans  inclinés  entre  eux  de  120  degrés,  tandis  que,  dans  l'am- 
phibole, il  y  a  deux  inclinaisons  de  124°  Sff  et  quatre  de  117*  45', 

Troisièmement,  le  sulfate  de  strontiane  de  Sicile  forme  souvent 
des  cristallisations  magniCques  en  prismes  transparents  et  limpi- 
des, que  Ton  prenait  pour  du  sulfate  de  baryte  avant  que  Vauque- 
lineût  montré  par  l'analyse  leur  véritable  composition. Mais  avant 
Vauquelin,  Haûy  avait  prévu  que  les  cristaux  de  Sicile  devaient 
différer  par  leur  nature  de  ceux  du  sulfate  de  baryte,  parce  que 
ceux-ci  ont  des  angles  dièdres  de  101®  42'  et  78o  18',  que  ceux  de 
sulfate  de  strontiane  ont  des  angles  de  104*  3'  et  75°  30',  et  qu'il 
ne  pouvait  faire  dériver  les  uns  des  autres  par  aucune  loi  de 
décroissement  connue. 

Formes  cristallines. 
Solide   à    quatre   faces. 

Tétraèdre  régulier  {fig.  2).  —  Solide  formé  par  quatre  faces  trian- 
gulaires équilatérales,  également  inclinées  entre  elles,  sous  un 
angle  dièdre  de  70°  31'  44",  et  également  distantes  d'un  point  in- 


Fig.  2.  —  Tétraèdre  régulier. 


Fig.  3.  —  Cube. 


térieur  qu'on  peut  regarder  comme  le  centre  du  cristal,  et  qui 
est  aussi  le  centre  de  la  sphère  circonscrite,  ou  dont  la  surface 
passerait  par  les  quatre  angles  solides.  Le  cuivre  gris  cristallise 
souvent  en  tétraèdre,  qui  est  aussi  sa  forme  primitive. 


Solide  h  six  faces. 


Parallélipipède. — Solide  terminé  par  six  faces  parallèles  deux  à 
deux.  La  grandeur  relative  des  faces  et  l'ouverture  des  angles 
peuvent  lui  faire  prendre  neuf  formes  différentes. 

l°Cw6e  {fig.  3).  —  Parallélipipède  dont  tous  les  angles  sont 
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droits  ou  de  90  degrés,  et  dont  toutes  les  faces  sont  égales  et  car- 
rées. De  même  que  dans  le  tétraèdre,  toutes  les  faces  et  tous  les 
sommets,  ou  angles  solides,  sont  également  distants  d'un  point 
central  qui  est  aussi  le  centre  de  la  sphère  circonscrite.  Le  plomb 
sulfuré  cristallise  presque  toujours  en  cube,  qui  est  également  sa 
forme  primitive. 

2"  Prisme  droit  à  base  carrée  {fig.  4).  —  Ce  solide  diffère  du 
cube  en  ce  que  quatre  de  ses  faces  sont  des  carrés  allongés  ou  des 
rectangles.  Ces  plans  rectangulaires  sont  alors  con- 
sidérés comme  les  faces  principales  du  prisme. 
Les  deux  autres  faces,  tout  à  fait  carrées,  portent 
le  nom  de  bases.  Vaxe  du  prisme  est  une  ligne 
idéale  qui  le  traverse  dans  sa  longueur  parallèle- 
ment aux  faces  latérales,  et  vient  aboutir  au 
centre  des  deux  bases.  Exemples  de  cristallisa- 
lion  en  prisme  drpit  à  base  carrée  :  idocrase,  magnésie  sulfatée, 
plomb  chromaté. 

a*»  Prisme  droit  à  base  rectangle  {fig.  5).  —  Ce  cristal  diffère  du 
cube,  en  ce  que  toutes  ses  faces  sont  des  rectangles  qui  sont  égaux 
deux  à  deux.  Pour  six  faces,  il  y  a  donc  trois  grandeurs  diffé- 
rentes. Tous  les  angles  sont  droits. 

4*»  Prisme  dj^oit  rhomboïdal{fig.  6).  —  Ce  prisme  est  droit  comme 
les  précédents,  c'est-à-dire  que  les  faces  latérales  sont  perpendi- 


Fig.  4.  —  Prisme 
droit  à  base  car- 
rée. 


Fiff.  5.  —  Prisme  droit 
à  base  rectangle. 


Fig.  6.  —  Prisme  droit 
rhomboïdai. 


Fig.  7.  —  Prisme  droit  à  base 
de  parallélogramme. 


culairessur  la  base;  mais  celle-ci,  au  lieu  d'être  un  carré  ou  un 
rectangle,  est  un  rhombe  ou  losange,  c'est-à-dire  qu'elle  est  un 
parallélogramme  obliquangle  dont  tous  les  côtés  sont  égaux. 
Exemples  :  baryte  sulfatée,  topaze. 

5**  Prisme  droit  à  base  de  parallélogramme  {fig.  7).  —  Ce  prisme 
diffère  du  précédent  par  sa  base,  qui,  au  lieu  d'être  un  losange, 
est  un  parallélogramme  à  côtés  inégaux.  Exemples  :  épidote, 
chaux  sulfatée. 

Nous  arrivons  maintenant  aux  prismes  obliques,  c'est-à-dire  dont 
la  base  n'est  pas  perpendiculaire  à  l'axe.  On  en  distingue  trois  : 
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Fig.  8.  —  prisme  quadran-  Fig.  9.—  Prisme  quadran- 
gulaire  oblique  à  base)  gulaire  oblique  à  base 
non  symétriques.  reposant  sur  une  face. 


6®  Pnsme  guadrangvlaire  oblique  à  bases  non  symétriques  (fig,  8). 
Cette  forme  se  présente  lorsque    la  base  d'un   prisme  se 

trouve  inégalement  in- 
clinée sur  toutes  les  fa- 
ces, ou  forme  avec  toutes 
les  faces  des  angles  iné- 
gaux. Exemples  :  le  cui- 
vre sulfaté^  Vaxim'te.  . 

7**    Prisme   quadrangu- 
laire   oblique  à    base  re- 
posant    sur      une      face 
(fig.  9).  —  Dans  cette  es- 
pèce de  prisme,  la  base 
forme    avec   deux   faces 
opposées    deux    angles , 
Tun  obtus,  l'autre  aigu, 
supplémentaires  Tun  de  l'autre,  de  même  que  cela  a  lieu  pour 
le  toit  d'une  petite  maison  par  rapport  aux  murs  de  face  et  de 
fond.  Exemple  :  le  feldspath. 

8**   Prisme  quadrangulaire   oblique    à   base  reposant  sur   une 
arête  {fig,  10).  —  Ce  prisme  prend  naissance  lorsque  la  base 

ou  le  toit  s'incline  sur  une  arête, 
en  formant  deux  angles  égaux  avec 
les  deux  faces  contiguês.  Exem- 
ples :  pyroxènCy  amphibole. 

9**  Ce  dernier  solide  présente  un 
cas  bien  remarquable,  c'est  lorsque 
l'angle  que  la  base  fait  avec  deux 
faces  contiguSs  est  égal  à  celui  que 
ces  deux  faces  font  entre  elles. 
Alors  l'angle  solide  a,  résultant  de 
la  base  et  des  deux  faces,  se  trouve 
formé  de  trois  angles  dièdres  ou  de 
trois  angles  plans  égaux  ;  et  comme 
la  même  disposition  se  répèle  à 
l'angle  solide  opposé,  il  en  résulte 
que  le  cristal,  présenté  de  manière 
que  la  diagonale  passant  par  les 
Fig.ii.2lihom.Fig.iî.-Rhomboèdredeux  sommcts  soit  vcrticalc  (ccttc 
boèdre  obtus.  aigu.  diagonale   devient  alors   Vaxe  du 

cristal),  paraît  formé  de  deux  pyra- 
mides triangulaires  opposées,  mais  dont  les  arêtes,  au  lieu  de 
coïncider,  seraient  dirigées  respectivement  sur  le  milieu  d'une 
des  faces  de  l'autre  sommet.  Ce  cristal,  un  des  plus  importants 


Fig.  10.  —  Prisme 
quadrangulaire  obli- 
que à  base  reposant 
sur  une  arête. 
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delà  cristallographie,  porte  le  Qom  de  rhomboèdre.  On  le  dît  oé- 
tus  {fig.  11),  lorsque  Tangle-sommet  a  est  formé  d'angles  plans 
plus  grands  que  90**,  par  exemple  la  chaux  carbonatée;  et  aigu 
[fig,  12)  quand  les  angles  plans  du  sommet  sont  plus  petits  que 
90%  par  exemple  encore  la  chaux  carbonatée. 


1 3.    —    Octaèdre 
régulier. 


Solides  à  huit  faces. 

Octaèdre.  —  A  la  rigueur,  le  nom  d'octaèdre  pourrait  convenir  à 
tout  solide  à  huit  .faces;  par  exemple,  il  sufQrait  que  deux  arêtes 
d'uD  parallélipipède  fussent  remplacées  chacune  par  une  fa- 
cette, pour  que  ce  solide  devînt  un  octaèdre; 
mais  on  réserve  ce  nom  pour  un  solide  beau- 
coup plus  important,  formé  de  deux  pyramides 
quadrangulaîres  opposées  base  à  base,  et  qui 
sert  de  forme  primitive  à  un  grand  nombre 
d'espèces  minérales.  Ce  solide  a  huit  faces  trian- 
gulaires, six  angles  et  douze  arêtes;  il  peut 
être  régulier^  symétrique  ou  irrégulier.  pj^ 

L'octaèdre  est  régulier  {fig.  13)  lorsqu'il  est 
formé  par  huit  triangles  équilatéraux  et  dont 
par  conséquent  tous  les  angles  et  tous  les  côtés  sont  égaux.  On 
peut  faire  passer  par  les  douze  arêtes,  prises  quatre  à  quatre, 
trois  plans  ou  trois  coupes^  qui  sont  éga- 
les, carrées  et  perpendiculaires  entre  elles  ; 
les  trois  diagonales  de  ces  carrés  sont  donc 
aussi  égales  et  perpendiculaires,  et  l'on 
peut  prendre  indifféremment  l'une  ou  l'au- 
tre pour  Taxe  du  cristal.  Tous  les  angles 
dièdres  sont  égaux  et  égalent  109°  28'  16". 
Le  fer  oxydulé  et  le  spath  fluor  ou  fluo- 
mre  de  calcium  ont  pour  forme  primitive 
un  octaèdre  régulier. 

Les  octaèdres  non  réguliers  sont  au  nom- 
bre de  quatre.  Le  premier  (/îgr.  14),  nommé 
octaèdre  aigu,  a  lieu  lorsque  la  coupe  hori- 
zontale, ou  la  base  des  deux  pyramides, 
restant  un  carrée  comme  dans  l'octaèdre 
régulier,  les  deux  pyramides  deviennent    pi^.  14.  -  octaèdre  aigu, 
plus  allongées  ou  plus  aiguës,  offrant  alors 
pour  faces  des  triangles  isocèles,  dont  les  côtés  culminants  sont 
égaux  entre  eux,  et  plus  longs  que  le  troisième  côté  qui  leur  sert 
de  base.  Le  titane  anatase  cristallise  de  cette  manière. 

Dans  le  second  octaèdre  non  régulier  {fig.  15),  dit  octaèdre  obtus, 
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la  base  restant  toujours  un  carré,  les  côtés  culminants  de  la  pyra- 
mide sont  plus  courts  que  le  côté  de  la  base.  On  en  a  pour  exemple 
la  forme  primitive  du  zircon. 

Le  troisième  octaèdre  non  régulier  {fig.  16)  diffère  des  précé- 
dents en  ce  que  la  base,  ou  la  coupe  horizontale,  est  un  rectangle 


Fig.  15.  —  Octaèdre  obtus. 


Fig.  16.  "  Octaèdre  à  base  rectangle. 


OU  un  carré  long.  Les  faces  sont  des  triangles  isocèles,  mais  ordi- 
nairement de  deux  espèces  dans  la  même  pyramide;  deux  de 
ces  triangles  ayant  les  côtés  isocèles  plus  courts,  et  les  deux 
autres  plus  longs  que  le  côté  qui  leur  sert  de  base.  On  nomme 
ce  cristal  octaèdre  à  base  rectangle.  Exemple  :  le  plomb  sulfaté» 

Le  quatrième  octaèdre  irrégulier  {fig.  17),  dit  octaèdreà  triangles 
scalène»,  appartient  au  soufre  natif.  Dans  ce  cristal  les  huit  faces 

sont  des  triangles  scalènes  égaux; 
les  trois  coupes  diagonales  sont 
perpendiculaires  entre  elles , 
comme  dans  Toctaèdre  régulier; 
mais  elles  sont  toutes  trois  rhom- 
boSdales  et  inégales. 

EnOn  on  emploie  très-souvent 
l'expression  à!octaèà*e  cunéifoi^me 
(fig.  18)  (en  forme  de  coin)  pour 
désigner  une  modiQcation  de  l'un 

17.  —  Oclaèdre  Fig.  18.— Octaèdre    dCS  OCtaèdrCS    précédCUtS    qui    SO 


Pig. 


à  trianglesscalènes.  cunéiforme.  produit  lorsqUC  le  Cristal  s'allonge 

dans  le  sens  de  deux  arêtes  parallèles  de  la  base  ou  de  la  coupe 
horizontale  ;  auquel  cas  cette  base  devient  un  rectangle  lorsqu'elle 
est  un  carré,  en  même  temps  que  Tangle-sommetde  la  pyramide 
se  convertit  en  une  arête  parallèle  à  la  base.  Alors  aussi  deux  de.<( 
côtés  de  la  pyramide  deviennent  des  trapèzes  inclinés  entre  eux 
comme  les  côtés  d'un  coin.  L'or  natifs  le  /i?r  et  le  cuivre  oxyduléSy 
le  soufre  natifs  se  présentent  souvent  en  octaèdres  cunéi- 
formes. 

En  continuant  Texa^en  des  solides  qui  servent  de  forme  pri- 
mitive aux  minéraux,  nous  arrivons  au  prisme  hexagonal  ou  piHsme 
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hexaèdre  {fig.  19),  qui  a  pour  base  un  hexagone  et  qui  présente 
par  conséquent  six  faces  latérales.  Ce  prisme  est  régulier  lorsque 
la  base  est  un  hexagone  régulier  et  que  les  faces  sont  perpen- 
diculaires sur  la  base.  Alors  comme  chaque  angle  de  Thexa- 


V 


N 


Fi;.  19.  —  Prisme  hexagonal  régulier. 


Fig.  20.  —  Prisme  hexagonal  symétrique. 


gone  régulier  égale  120  degrés,  les  angles  dièdres  qui  joignent 
deux  faces  latérales  sont  également  de  120  degrés.  Exemple  :  la 
chaux  phosphatée. 

Le  prisme  hexaèdre  {fig.  20)  est  dit  symétrique  lorsque  l'hexa- 
gone de  la  base,  au  lieu  d'être  régulier,  offre  deux  côtés  plus 
grands  que  les  autres^  d'où  résulte  que  deux  faces  du  prisme  sont 
plus  étendues  que  les  quatre  autres. 

Enfin  le  prisme  hexaèdre  {fig.  21)  peut  être  oblique  sur  la  base. 


Fig.  21.  ^  Prisme  hexaèdre  oblique. 


Fig.  22.  —  Dodécaèdre  rbomboîdal. 


ce  qui  apporte  une  grande  modification  dans  sa  forme  et  dans  ses 
propriétés. 
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Solides  à  douze,  vingt  et  vingt-quatre  faces. 

Après  le  prisme  hexagonal,  vint  le  dodécaèdre  ou  solide  à  douze 
faces,  dont  il  y  a  plusieurs  espèces. 

1<*  Le  dodécaèdre  rhomboïdal  {/ig.  22),  formé  de  douie  faces 
rhomboïdales  égales,  et  également  distantes  d*un  point  intérieur 
qui  est  le  centre  du  cristal  ;  il  a  vingt-quatre  arêtes,  et  quatorze 
angles  solides,  dont  six  sont  quadruples  et  égaux,  tandis  que  les 
huit  autres  sont  triples,  et  de  même  égaux  entrç  eux.  L'angle 
dièdre  entre  deux  faces  quelconques  est  de  120  degrés;  entre 
les  deux  faces  opposées  d'un  angle  quadruple  il  est  de  90  degrés  ; 
enfin  l'angle  plan  obtus  de  chaque  face  est  égal  à  109**  28'  16", 
comme  Tangle  dièdre  de  l'octaèdre  régulier. 

2^  Le  dodécaèdre  pentagonal  (fig.  23),  terminé  par  douze  plans 
pentagones  égaux  et  semblables.  Ce  solide,  supposé  régulier, 


Fig.  23. — Dodécaèdre  pcntagoual.  Fig.  24.  —  Dodécaèdre  triangulaire. 

devrait  avoir  tous  ses  côtés  égaux  et  tous  ses  angles  plans  égaux 
ou  de  i08  degrés  (le  1/5  de  six  angles  droits).  xMais  le  dodé- 
caèdre pentagonal  régulier  n'existe  pas  dans  la  nature,  et  le  seul 
qu'on  y  connaisse  (parmi  les  formes  secondaires  du  fer  sulfuré  et 
du  codait  gins)  a  bien  toutes  les  faces  égales  et  semblables  ;  mais 
ses  pentagones  ne  sont  pas  réguliers,  et  l'un  des  côtés,  qui  prend 
le  nom  de  base,  est  plus  grand  que  les  autres.  Les  deux  angles 
adjacents  n'ont  que  102®  26'  19";  l'angle  opposé,  qui  est  le  plus 
grand,  =  121®  35'  17".  Les  deux  angles  latéraux  sont  de  106® 
36'  2". 

Dans  ce  dodécaèdre,  les  faces  sont  disposées  de  manière  que 
deux  ont  toujours  un  môme  côté  pour  base;  il  n'y  a  donc  que  six 
bases  pour  douze  faces.  Tous  les  angles  sont  Irièdres  et  au  nombre 
de  vingt;  mais  sur  ce  nombre  il  y  en  a  huit  qui  sont  symétriques 
entre  eux  et  composés  chacun  de  trois  angles  plans  égaux,  qui  sont 
les  angles  latéraux  des  pentagones;  les  douze  autres  angles  soli- 
des sont  formés  de  Tangle-sommet  d'un  pentagone  et  de  deux 
angles  de  la  base  de  deux  autres  faces. 
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Les  huit  angles  solides  symétriques  sont  rigoureusement  placés 
entre  eux  comme  les  huit  angles  d'un  cube  ;  ce  dodécaèdre  pen- 
tagonal  provient  en  effet  de  lames  progressivement  décroissantes 
ajoutées  sur  les  six  faces  d'un  cube. 

3*  Le  dodécaèdre  triangulaire  {fig,  24)  est  un  solide  formé  de  deux 
pyramides  à  six  faces  jointes  base  à  base.  Le  quartz  se  présente 
quelquefois  cristallisé  de  celte  manière. 

Après  les  dodécaèdres  viennent  Ticosaèdre  et  le  Irapézoèdre 
dont  je  ne  dirai  que  quelques  mots. 

Uicosaèdre  (fig.  25)  est  un  solide  à  vingt  faces  triangulaires  qui 
serait  régulier  si  toutes  les  faces  étaient  des  triangles  équilaté- 
raux;  mais  cet  icosaèdre  régulier  n'existe  pas  dans  la  nature,  et 
le'scul  que  Ton  trouve,  appartenant  au  fer  persulfuré  et  au  co- 


Fig.  25.  —  Icos&èdre. 


Fig.  26.  —  Trapéioèdrf. 


balt  grisy  comme  le  dodécaèdre  pentagonal,  est  formé  de  huit 
triangles  équilatéraux  et  de  douze  isocèles.  Ces  triangles  se  réu- 
nissent cinq  à  cinq  pour  former  un  angle  solide,  de  sorte  qu'il 
n  y  a  que  douze  angles  solides. 

Le  irapézoèdre  {fig.  26)  est  un  solide  à  vingt-quatre  faces  qua- 
drilatères toutes  semblables  et  semblablement  placées,  il  est  ter- 
miné par  vingt-six  angles  solides,  dont  huit  angles  triples  disposés 
comme  les  angles  d'un  cube,  et  dix-huit  angles  quadruples.  Ceux- 
ci  sont  encore  de  deux  espèces  :  il  y  en  a  six  plus  aigus  qui  sont 
disposés  entre  eux  comme  les  angles  d'un  octaèdre,  et  douze 
autres  plus  obtus  situés  entre  les  premiers  suivant  la  direction 
des  arêtes  du  môme  solide.  Le  fer  persulfuré,  le  cobalt  gris,  le 
grenat,  se  présentent  souvent  sous  cette  forme. 

Idée  de  la  stntdure  des  cristaux  et  passage  d'une  forme  à  une  autre. 
J'ai  dit  précédemment  qu'il  existait  dans  les  cristaux  des  joints 
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Fig.  27.  —  Cube  passant  au  dodécaèdre  rhomboïdal. 


nalurels  par  lesquels  on  pouvait  les  diviser,  sur  certains  sens,  en 
lames  plus  ou  moins  minces.  Or  on  peut  concevoir  ces  lames  di- 
visées au  point  de 
n'être  plus  formées 
que  par  des  séries  pa- 
rallèles d'une  seule 
rangée,  ou  d'un  petit 
nombre  de  rangées 
de  particules  en  épais- 
seur. Cette  supposi- 
tion nous  mène  à  con- 
i  cevoir  que  les  cris- 
jtaux  se  sont  en  effet 
formés  et  accrus  par 
la  superposition  de 
ces  lames,  appliquées 
successivement  au- 
tour d'un  noyau  pri- 
mitif. 

Soit,  par  exemple, 
un  cube  {fig,  27)  pour 
noyau  primitif.  Si  de  nouvelles  lames  viennent  s'ajouter  égale- 
ment à  toutes  ses  faces,  de  manière  à  se  recouvrir  les  unes  les 
autres  entièrement,  il  est  évident  que  le  solide  restera  toujours 
un  cube  ;  mais  si  la  nouvelle  lame  qui  vient  s'ajouter  sur  une 
des  faces  offre  une  rangée  de  moins  sur  chaque  côté,  il  est  cer- 
tam  que  cette  lame  laissera  à  découvert,  tout  autour,  une  rangée 
de  particules  du  noyau. 

Si  à  cette  première  lame  en  succède  une  seconde  plus  petite 
d  une  rangée  de  particules  de  chaque  côté,  il  en  résultera  une 
face  plus  petite  que  le  noyau  de  deux  rangées  sur  chaque  arôte  ; 
en  ajoutant  ainsi  des  lames  successivement  décroissantes,  il  est 
visible  que  la  face  du  cube  se  trouvera  recouverte  par  une  pvra- 
mide  à  quatre  faces. 

Si  le  môme  décroissement  a  lieu  sur  une  autre  face  du  cube 
adjacente  à  la  première,  il  en  résultera  une  autre  pyramide  sera- 
blable,  et  il  arrivera  de  plus  que  les  deux  nouvelles  faces  triangu- 
laires  contiguës  à  l'arête  du  cube,  se  trouveront  dans  un  môme 
plan  et  formeront  une  seule  face  rhomboïdale,  à  laquelle  Tarôte 
du  cube  servira  de  diagonale.  Or,  comme  la  môme  transformation 
doit  s  opérer  sur  chaque  arête  et  qu'il  y  en  a  douze,  on  voit  que, 
par  un  décroissement  d'une  rangée  de  particules  sur  chaque 
arête  du  cube,  ce  solide  se  trouvera  changé  en  un  dodécaèdre 
rhomboïdal. 
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Si  nous  prenons  les  solides  les  plus  réguliers  de  la  minéralogie, 
qui  sont  le  tétraèdre^  le  cube,  V octaèdre,  le  dodécaèdre  rhomboïdal 
et  le  irapézoèdre,  nous  verrons  que  ces  solides  peuvent  sortir  les 
uns  des  autres  par  des  déeroissements  analogues  à  celui  que  je 
viens  de  développer. 

Par  exemple,  le  tétraèdre  (fig.  28)  peut  donner  naissance  au  cube 
par  un  décroissement  égal  sur  chacune  de  ses  six  arêtes  ;  car  alors 
les  quatre  Taces  du  tétraèdre  formeront  des  triangles  de  plus  en 
plus  petits,  tandis  qu'au  contraire  les  six  arêtes  se  trouveront 
former  six  faces  de  plus  en  plus  grandes  qui,  venant  à  se  joindre 


\ 


\ 


Fig.  2d.  —  Tétraèdre  j;>assant  au  cube. 


Fig.  29.  —  Tétraèdre  passant  à  l'octaèdre. 


et  à  se  borner  Tune  par  l'autre,  constitueront  six  faces  carrées 
et  perpendiculaires  entre  elles.  Cette  disposition  constitue  un 
cube. 

D'un  autre  côté,  le  tétraèdre  (fig,  29)  donne  naissance  à  l'oc- 
taèdre,  si  le  décroissement,  au  lieu  de  se  faire  sur  les  arêtes,  se 
fait  sur  les  quatre  angles,  parce  que  chaque  angle,  laissé  à  décou- 
vert, se  convertit  en  une  faceUe  triangulaire  et  équilatérale.  A  me- 
sure que  ces  facettes  s'agrandissent,  les  quatre  faces  du  tétraèdre 
diminuent  au  contraire,  de  sorte  qu'il  arrive  un  moment  oti  elles 
se  trouvent  égales  aux  premières.  A  ce  moment,  le  solide  pré- 
sente huit  faces  triangulaires  égales,  équilatérales  et  symétriques 
autour  d'un  même  centre,  ce  qui  constitue  Voctaèdre  régulier. 

Si  l'on  suppose  que  les  quatre  nouvelles  faces  continuent  à  s'é- 
tendre, de  manière  à  se  joindre  et  à  faire  entièrement  disparaî- 
tre les  anciennes  faces  du  noyau,  alors  le  cristal  redeviendra  un 
tétraèdre,  mais  qui  sera  inverse  au  premier,  ses  faces  correspon- 
dant aux  angles  de  celui-ci  et  réciproquement. 

Le  tétraèdre  {fig.  30)  passe  au  dodécaèdre  rhomboîdçil  par  un 
pointement  symétrique  à  trois  faces  sur  chacun  des  quatre  angles, 
chaque  face  du  pointement  étant  tournée  vers  une  des  faces  ad- 
jacentes. 

Nous  avons  vu  tout  à  l'heure  que  le  cube  par  un  décroissement 
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d'une  rayigée  de  pcu^Cicules  sur  toutes  les  arêle^^  se  changeait  en  do- 
décaèdre rhomboïdal  ;  mais  si  le  décroissement  se  fait  inégale- 
ment sur  les  arêtes  continues  {fig.  31),  de  manière,  par  exemple, 
que  le  solide  surajouté 
diminue  d'un  côté  de 
deux  rangées  de  parti- 
cules en  largeur  sur  une 
en  hauteur ^eide  l'autre 
d*une  seule  rangée  en 
largeur  pour  deux  de 
hauteur^  il  en  résul- 
tera    nécessairement 


Fig.  30.  —  Télraèdre  passant 
au  dodécaèdre  rhomboïdal. 


Fig^.  31.  —  Cube  passant  au  dodécaèdre 
pentagonal. 


que  la  première  face  sera  beaucoup  plus  surbaifsée  que  la  se- 
conde, et  que  le  solide  ajouté,  au  lieu  d'être  terminé  par  une 
pointe,  le  sera  par  une  arête. 

Si  maintenant  un  décroissement  semblable,  mais  en  sens  con- 
traire, a  lieu  sur  les  faces  contiguës,  il  en  résultera,  d'une  part, 
que  les  nouvelles  faces  formées  contiguës  seront  sur  un  môme 
plan,  et  que,  se  terminant  d'une  part  par  une  arête,  de  l'autre 
par  un  angle,  chaque  face  sera  un  pentagone.  Or  comme  il  y  en 
aura  douze  semblables,  le  nouveau  solide  formé  sera  un  dodé- 
caèdre pentagonal. 

Si  le  cube,  au  lieu  d'éprouver  un  décroissement  sur  les  arêtes, 
en  éprouve  un  sur  chaque  angle,  qui  se  fasse  par  une  rangée  de 
molécules,  suivant  la  diagonale  opposée  à  l'angle  (fig.  32),  alors 
cet  angle  se  trouvera  changé  en  une  face  triangulaire  équilaté- 
rale  ;  et  lorsque  les  huit  nouvelles  faces  formées  auront  entière- 
ment recouvert  celles  du  cube,  le  solide  se  trouvera  changé  en 
octaèdre  régulier  {fig.  33). 

Réciproquement  l'octaèdre  régulier  {fig.  34)  conduit  au  cube 
par  un  décroissement  régulier  sur  chacun  de  ses  six  angles  so- 
lides. 

Nous  avons  vu  tout  à  l'heure  le  dodécaèdre  pentagonal  provenir 
d'un  décroissement  inégal  mais  symétrique  sur  les  arêtes  du  cube. 
Nous  allons  voir  maintenant  ce  même  dodécaèdre  pentagonal  don 
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ner  naissance  à  Vicosaèdre  au  moyen  d'an  décroissement  égal  sur 

les  huit  angles  symétriques  formés  de  trois  plans  égaux.  Par  ce 

décroissement, chacun  de  ces 

angles  se  trouve   remplacé  y<\ 

par  un  triangle  équilatéral, 

et  ce  qui   reste  des  douze 

faces  du  dodécaèdre  forme 

douze  autres  triangles,  mais 

qui  sont  isocèles. 


FIg.  32.  —  Cube  passant  à  r octaèdre  régulier.  Fig.  33.  —  Octaèdre  régulier. 


Le  trapézoèdre,  solide  à  vingt  quatre  faces  quadrilatères,  pro- 
vient de  la  troncature  tangente  des  vingt-quatre  arêtes  du  do  - 
décaèdre  rhomboïdal  {fig.  35),   lequel  provient  lui-môme  du 


fig. 34.  —  Octaèdre  régulier    Fig.  35.  —Dodécaèdre  rhomboïdal    Fig.  36.  —  Hexatétraèdre. 
pa&saol  au  cube.  passant  au  trapézocdre. 


décroissement  d'une  rangée  de  particules  sur  les  douze  arêtes 
du  cube. 

Quant  à  V hexatétraèdre  ou  cube  pyramide  {fig.  36),  il  provient  de 
la  modiûcation  du  cuhe  par  deux  facettes  également  inclinées  de 
part  et  d'autre  de  chaque  arête  sur  les  faces  voisines .  Il  en  résulte 
nn  solide  qui  a  la  forme  d'un  cube  recouvert  sur  toutes  ses  faces 
de  pyramides  quadrangulaires  surbaissées. 


Digitized  by  VjOOQ IC 


30 


CARACTÈRES  DES  MINÉRAUX. 


Des  systèmes  ou  des  types  de  cristallisation. 

Lorsque  l'on  considère  le  nombre  presque  inQni  de  formes 
cristallines  que  présentent  les  minéraux,  il  semble,  au  premier 
abord,  que  leur  étude  doive  être  plutôt  embarrassante  qu'utile  à 
la  détermination  de  ces  derniers  ;  mais  déjà  nous  avons  vu  que 
Haùy  avait  fait  tourner  ce  luxe  de  formes  au  profit  de  la  distinc- 
tion des  espèces,  en  montrant  que  tous  les  cristaux  d'un  môme 
minéral  pouvaient  être  ramenés  par  le  clivage  à  une  forme  uni- 
que, que  Ton  doit  considérer  comme  la  forme  primitive  ou  fon- 
damentale de  toutes  les  autres.  Depuis,  les  cristallographes  ont 
encore  simplifié  ce  résultat,  en  ramenant  toutes  ces  formes,  pri- 
mitives ou  autres,  à  six  groupes  ou  types,  qui  sont  tels  que  toutes 
les  formes  d'un  môme  groupe  peuvent  se  déduire  les  unes  des 
autres,  ou  peuvent  se  combiner  entre  elles,  de  manière  à  fournir 
des  cristaux  plus  composés,  tandis  que  jamais  le«  formes  d*un 
groupe  ne  sortent  de  celles  d'un  autre  groupe,  ou  ne  peuvent  se 
combiner  avec  elles. 

l*""  type.  —  Système  cubique,  dit  aussi  système  régulier  ou  isoaxique. 

Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  précédent,  comment  les  cris- 
taux qui  appartiennent  à  ce  groupe  peuvent  se  transformer  les 
uns  dans  les  autres.  Tous  ces  cristaux  ont  leurs  axes  de  même 
nature,  égaux  et  semblablement  disposés  entre  eux.  Ces  axes  sont 
en  effet  de  deux  natures  :  les  uns,  dits  perpendiculaires^  sont  au 
nombre  de  trois  {aa\  ee',  tï',  fig,  37,  38)  tous  égaux  et  perpendi- 
culaires entre  eux.  On  les  trouve  en  joignant  par  une  ligne  droite 


^X 


Fig.  38. 

le  centre  de  deux  faces  opposées  du  cube,  ou  deux  angles  oppo- 
sés de  l'octaèdre  régulier  inscrit  dans  le  cube,  ou  le  milieu  de 
deux  arôtes  opposées  du  tétraèdre  {fig,  37).  Chacun  de  ces  mômes 
axes  prolongés  joint  deux  des  six  angles  quadruples  du  dodécaèdre 
rhomboïdal,  ou  deux  des  six  angles  octaédriques  du  Irapézoèdre, 
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OU  divise  en  deux  parties  égaies  deux  des  six  grandes  arêtes  du 
dodécaèdre  pentagonal. 

Les  autres  axes,  dits  axes  obliques^  sont  au  nombre  de  quatre 
(i'rf,  c'f,  cfy  bd\  dont  deux  seulement, 
b'd  et  bdCy  sont  représentés  dans  la 
figure  39) .  Ces  axes,  non  égaux  aux 
premiers,  mais  égaux  entre  eux,  sont 
également  inclinés  les  uns  sur  les  au- 
tres de  70*  32'.  Chacun  de  ces  axes 
joint  deux  angles  diamétralement  op- 
posés du  cube;  ou  tombe  perpendi- 
culairement d'un  des  angles  du  té- 
traèdre régulier  sur  le  centre  de  la  face  ^ig.  39.  —  Dodécaèdre  pemagonai. 
opposée;  ou  joint  le  centre  de  deux 

faces  opposées  de  Toclaèdre  ;  ou  joint  deux  à  deux  les  huit  an- 
gles triples  du  dodécaèdre  rhomboïdal,  ou  les  huit  angles  réguliers 
du  dodécaèdre  pentagonal,  ou  les  huit  angles  triples  réguliers 
du  trapézoèdre  :  tous  ces  angles  répondent  par  leur  position  aux 
hait  angles  primitifs  du  cube. 

Les  principaux  cristaux  qui  appartiennent  à  ce  groupe  sont 
ceux  que  nous  venons  de  nommer,  et  dont  nous  avons  précédem- 
ment exposé  les  transformations. 

Les  principales  substances  minérales  qui  cristallisent  suivant 
ce  système  sont  les  suivantes  : 


Alun. 

Cuivre  natif. 

Mercure  argental. 

Argent  nalif. 

—       oxydulé. 

Nickel  sulfo -arsénié 

—      chloruré. 

—       gris. 

Or  natif. 

—      sulfuré. 

Diamant. 

Platine  natif. 

Calcium  fluorure. 

Fer  oxydulé. 

Plomb  sulfuré. 

Cobalt  arsenical. 

—  sulfuré. 

Sel  gemme. 

—    sulfuré. 

Grenats. 

Spinelle. 

—    sulfo -arsénié. 

Magnésie  boratée. 

Zinc  sulfuré. 

2*  type.  —  Système  du  prisme  droit  à  base  carrée.  Système  tétragonal 
(Naomann),  quadra-octoédrique  (Rose),  bino-singulaxe  (Weiss;. 

Le  prisme  droit  à  base  carrée  {fig.  40),  que  l'on  peut  prendre 
pour  type  de  ce  système,  présente,  comme  le  cube, 
trois  axes  perpendiculaires  qui  aboutissent  au  mi- 
lien  des  faces  opposées  deux  à  deux;  mais  ici, 
tandis  que  les  deux  axes  horizontaux  sont  égaux. 
Taxe  vertical  est  plus  petit  ou  plus  grand  que  les 

A^  L  -iii-.j'  cj     ^%'  40.  —  Prisme 

deux  autres,  suivant  la  hauteur  du  prisme,  et  de  drouà  base  carrée, 
là  résulte  une  inégalité  semblable  entre  les  arê- 
tes verticales  du  prisme  et  les  arêtes  horizontales  des  deux  bases. 
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La  conséquence  de  celte  disposition  est  que  tous  les  angles 
solides  du  prisme,  étant  égaux  et  dans  une  position  identique 
par  rapport  au  centre  du  cristal,  seront  modifiés  tous  à  la  fois  et 
de  la  même  manière,  lorsqu'ils  se  modifieront,  tandis  que  les 
arêles  des  deux  bases  pourront  être  modifiées  séparément  des 
arêtes  verticales,  ou  le  seront  d'une  autre  manière,  et  récipro- 
quement. Supposons  que  ce  soient  les  arêles  des  bases  qui  soient 
tronquées  par  des  facettes  également  inclinées  sur  Taxe  princi- 
pal, il  en  résultera  d'abord  un  prisme  carré  qui  semblera  plus 
court  que  le  premier,  et  terminé  par  deux  pyramides  tronquées. 
Mais  ensuite,  lorsque  les  faces  des  pyramides  se  seront  accrues 
au  point  de  faire  disparaître  complètement  les  deux  bases  et 
les  quatre  faces  du  prisme,  le  cristal  se  trouvera  converti  en  un 
octaèdre  à  base  carrée  qui  aura  les  mômes  axes  que  le  prisme, 
et  que  beaucoup  de  minéralogistes,  à  l'exemple  de  Haiiy,  pren- 
nent pour  forme  primitive  ou  pour  type  de  tout  le  système. 

Les  principales  formes  qui  en  dérivent  sont  : 

i*  Un  prisme  à  base  carrée  formé  par  la  troncature  limite  des 
arêles  verticales  du  prisme  principal,  et  dont  les  faces  sont  paral- 
lèles au^c  plans  diagonaux  de  celui-ci; 

2®  Des  prismes  à  buil,  douze  ou  seize  faces; 

3**  Des  octaèdres  à  base  carrée,  obtus  ou  aigus,  provenant 
de  la  troncature  des  arêles  ou  des  angles  des  deux  bases  du 
prisme  carré  ; 

4®  Des  prismes  carrés  terminés  par  un  pointement  à  quatre 
faces  reposant  sur  les  faces  ; 

5®  Des  prismes  carrés  terminés  par  un  pointement  à  quatre 
faces  reposant  sur  les  arêtes  : 

6^  Des  prismes  semblables  aux  précédents,  offrant  sur  les  arê- 
tes latérales  une  rangée  de  buit  facettes  qui  représentent  les  faces 
d'un  dioclaèdre  (double  pyramide  à  huit  faces),  dont  la  forme 
est  combinée  avec  celle  du  cristal  précédent. 

Voici  des  exemples  de  substances  minérales  qui  cristallisent 
suivant  ce  système  : 

Chaux  tungstatée.  Manganèse  scsquioxydé     Plomb  molybdaté. 
Cuivre  pyriteux.  (braunile).  —     tungstaté. 

Ëtain  oxydé.  Meïonite.  Titane  analase. 

Idocrase.  Mellite.  —     rutile. 

Manganèse  oxydulé  Mercure  chloruré.  Urane  phosphaté, 

(hausmauite) .  liomb  chloro-carbonalë. 
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î«  type.  —  Système  du  prisme  droit  rectangulaire  ou  du  prisme  droit  rhom- 
boidal  ;  système  de  1  octaèdre  à  base  rectangle  (HaUv);  singulax»  binaire 
(Weiss).  Rhomboctaèdre  (Rosr)  ;  rhombique  (Nauuann). 

Le  prisme  droit  rectangulaire  {fig.  41),  que  plusieurs  minéra- 
logistes Regardent  comme  le  type  de  ce  système,  parlage  avec  le 
cube  ek  le  prisme  droit  à  base  carrée  la  propriété  d'avoir  trois 
axes  perpendiculaires  entre  eux  ;  mais  ces  trois  axes  sont  iné- 
gaux. De  plus,  ce  solide  présente  : 

Huit  angles  trièdres  égaux  et  semblablement  placés  qui  de- 
vroDl  se  modifier  également  ; 

Quatre  arôtes  verticales,  égales  et  semblablement  placées  par 
rapport  à  Taxe  principal,  et  qui  devront  aussi  se  modifier  simul- 
tanément et  d'une  manière  semblable  ; 

Enfin  huit  arêtes  sur  les  bases,  mais  dont  quatre  plus  longues 
et  quatre  plus  courtes,  qui  pourront  se  modifier  séparément  et 
différemment. 

Modifications  sur  les  an^fc^.  — Soit  le  prisme  droit  rectangulaire 
bfc'd  {fig,  42),  dont  les  trois  axes  aa'  eé  tV  joignent  chacun  le 


1^ 


^ 


/i. 


It^' 


Fig.  41.  —  Prisme  droit  rectangulaire» 


Fig.  42. 


centre  de  deux  faces  opposées.  Si  nous  supposons  qu'il  se  fasse 
sur  l'angle  d,  et  en  dehors  du  prisme,  un-décroissement  paral- 
lèle au  plan  aeV  qui  joint  les  extrémités  des  deux  axes,  ou  si  nous 
admettons,  ce  qui  revient  au  môme,  qu'il  se  fasse,  par  voie  de 
clivage,  sur  le  même  angle  e/,  une  troncature  gkh  parallèle  au 
même  plan  atV,  la  troncature  étant  répétée  sur  tous  les  angles  et 
poussée  jusqu'à  ce  que  les  plans  de  troncature  viennent  se  con- 
fondre avec  ceux  qui  joignent  les  extrémités  des  axes,  il  en 
résultera  évidemment  un  octaèdre  à  base  rhomboïdale,  ayant  les 
mômes  axes  que  le  prisme  rectangulaire.  Cet  octaèdre,  malgré 
l'irrégularité  de  ses  faces,  qui  sont  des  triangles  scalènes  (le 
côté  wi^  par  exemple,  étant  plus  grand  que  ae,  et  celui-ci  plus 
grand  que  ei'),  offre  encore  une  symétrie  remarquable;  car  tou- 
tes ses  faces  sont  égales,  et  ses  trois  coupes  diagonales  sont  des 
rhomhes  perpendiculaires  entre  eux,  comme  les  axes  qui  les  dé- 
terminent. 


GuiBOURT,  Drogues,  T«  édit. 


T.  I.  —    % 
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Modification  sur  les  arêtes  verticales.  —  Soit  toujours  (fig.  41)  le 
prisme ^roit  rectangulaire  bfc'd.  Si  Ton  suppose  qu'il  se  produise 
sur  une  des  arêtes  verticales  ce'  une  troncature  parallèle  à  la 
diagonale  bd,  il  est  visible,  lorsque  cette  troncature  se  trouvera 
répétée  sur  loules  les  arêtes  et  qu'elle  aura  atteint  le  milieu  des 
faces,  que  le  prisme  rectangulaire  sera  converti  en  un  prisme 
droit  rhomboîdal  qui  aura  les  mêmes  axes  que 
le  premier,  et  dont  la  base  eCe'i  {fig.  43)  sera 
inscrite  dans  celle  du  prisme  rectangulaire. 
Ce  nouveau  prisme,  dont  toutes  les  faces  ver- 
ticales sont  égales  et  semblablement  situées 
Fi^'.  43.  par  rapport  à  l'axe,  présente  plus  de  simpli- 

cité et  de  symétrie  que  le  prisme  rectangu- 
laire, et  devrait  lui  être  préféré  comme  type  du  système;  mais 
l'octaèdre  rbomboïdal,  que  la  nature  nous  présente  comme 
forme  primitive  d'un  assez  grand  nombre  d'espèces  minérales, 
nous  parait  encore  préférable. 

Il  peut  se  produire,  sur  les  arrêtes  verticales,  d'autres  tronca- 
tures non  parallèles  à  la  diagonale  opposée,  et  qui  condui- 
sent à  d'autres  prismes  rhomboïdaux  dont  il  est  inutile  de  nous 
occuper. 

Modifications  sur  les  arêtes  de  la  base.  —  Nous  avons  dit  que  ces 
arêtes  étaient  de  deux  espèces,  deux  longues  et  deux  courtes,  et 
qu'elles  pouvaient  se  modifier  ensemble  ou  séparément.  Si  Ton 
suppose  que  deux  seulement  de  ces  arêtes  se  modifient  par  une 
troncature  inclinée  vers  Taxe,  il  en  résultera  sur  chaque  base 
un  biseau  qui  donnera  au  cristal  primitif  un  aspect  différent, 
suivant  que  le  biseau  reposera  sur  les  grandes  faces  ou  sur  les 
petites  faces  du  prisme  ;  mais  si  la  troncature  a  lieu  à  la  fois  sur 
les  quatre  arêtes,  il  en  résultera,  au  lieu  d'un  biseau,  une  pyra- 
mide ou  un  pointement  à  quatre  faces  sur  chaque  base  rectan- 
gulaire; et  si  l'on  suppose  que  le  prisme  intermédiaire  vienne  à 
disparaître  par  le  prolongement  et  la  rencontre  des  faces  des 
deux  pyramides,  on  donnera  naissance  à  un  octaèdre  rectangu- 
laire que  Uaiiy  considérait  comme  le  type  ou  la  forme  primitive 
du  système,  mais  qui  n'offre  pas  la  symétrie  de  l'octaèdre  rhom- 
boîdal formé  par  la  troncature  des  angles,  et  qui  ne  peut  lui  être 
préféré. 

En  résumé,  le  prisme  droit  rectangulaire,  considéré  comme 
type  de  ce  système,  produit  : 

i^  Des  prismes  rectangulaires  terminés  en  biseau  par  la  tron- 
cature de  deux  des  arêtes  de  la  base  ; 

2^  Des  prismes  rectangulaires  pyramides,  provenant  de  la 
troncature  des  quatre  arêtes  de  la  base; 
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3"  Des  octaèdres  rectangulaires  résultant  de  la  même  tronca- 
ture portée  à  sa  limite; 

4**  Un  prisme  rhombo!daI  principal  dont  les  faces  sont  paral- 
lèles aux  pians  diagonaux  du  prisme  rectangulaire; 

5^  D'autres  prismes  rbomboldaux  à  faces  non  parallèles  à  ces 
mêmes  plans  ; 

6®  Un  octaèdre  rhomboldal  principal,  formé  par  la  troncature 
taogeDte  des  angles  du  prisme  ; 

7*  D'autres  octaèdres  rhomboïdaux  résultant  de  modifications 
inégalement  inclinées  sur  les  mômes  angles  ; 

8^  Des  modifications  plus  compliquées  ou  combinaisons  des  for- 
mes précédentes. 

Voici  des  exemples  de  minéraux  cristallisant  dans  ce  système  : 


Aodalousito. 

Âragonite. 

Arsenic  sulfuré  jaune. 

Baryte  carbonalée« 

—    sulfatée. 
Chaux  arséniatée. 


Cuivre  arséniaté.  Soufre  natif. 

—  oxychloruré.  Staurotide. 

—  phosphaté.  Strontiane  carbonalée. 
Cymophane.  —  sulfatée. 
Péridot.  Topaze. 

Plomb  carbonate.  Zinc  silicate. 


sulfatée  anhydre       —     sulfaté. 


—  sulfaté. 


4*  type.  —  Système  rhomboédrique,  système  hexagonal  (Nadmann), 
terno-singulaxe  (Weiss). 


Le  rhomboèdre  est  un  solide  à  six  faces  rhombes  et  égales  {fig.  44) 
qui  se  réunissent  trois  à  trois  par 
leurs  angles  semblables,  autour  d'un 
même  sommet,  de  manière  à  former 
deux  angles-  sommets  solides,  régu- 
liers, et  six  angles  solides  latéraux, 
irréguliers,  mais  placés  d'une  ma- 
nière symétrique  autour  de  Taxe  qui 
joint  les  deux  sommets.  Ce  solide  a 
donc  des  angles  de  deux  espèces  qui 
pourront  être  modifiés  séparément. 

Il  présente  de  même  des  arêtes  de 
deux  espèceSfà  savoir  :  six  arêtes  cul- 
minantes qui  se  réunissent  trois  à 
trois  à  chaque  sommet,  et  six  arêtes 
latérales,  disposées  en  zigzag  autour 
du  milieu  de  Taxe  vertical.  Si  donc 
l'on  suppose  cet  axe  coupé  au  milieu 
par  un  plan  horizontal,  ce  plan  cou- 


Fig.  44.  —  Rhomboèdre. 


pera  également  les  six  arêtes  par  le  milieu,  et  les  points  d'in- 
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tersection,  se  trouvant  h  égale  dislance  du  centre,  répondront 
aux  six  sommets  d'un  hexagone  régulier.  La  projection  per- 
pendiculaire des  six  arêtes  elles-mêmes,  sur  le  plan  horizon- 
tal, formera  un  hexagone  régulier  circonscrit  au  précédent. . 
Enfin  les  diamètres  qui  joindront  les  sommets  de  l'hexagone  ins- 
crit se  couperont  au  milieu  de  Taxe  principal,  et  formeront  trois 
axes  secondaires,  perpendiculaires  au  premier  et  inclinés  entre 
eux  de  60  degrés,  comme  les  rayons  de  l'hexagone  régulier 

(fia.  43). 

Toutes  ces  propriétés  du  rhomboèdre  justifieraient  seules  le 
nom  de  système  hexagonal  donné  par  Naumann  au  système  qu'il 
représente.  Ce  nom  paraîtra  encore  mieux  motivé  quand  on  verra 


le  rhomboèdre  conduire  à  des  cristaux  de  forme  hexagone,  par 
la  plupart  de  ses  modifications. 

Supposons  en  effet  qu'une  troncature  oblique  sur  l'angle  e 
{fig.  46)  atteigne  pour  limite  le  sommet  a  et  la  ligne  hb  qui  joint 
le  milieu  des  deux  arêtes  ie'  et  eo\  Si  nous  enlevons  le  tétraèdre 
limité  par  les  lignes  ah,  ab,  kb,  Tangle  solide  e  se  trouvera  rem- 
placé par  une  face  triangulaire  isocèle  ahb;  et  comme  la  même 
troncature  oblique  se  répélera  sur  les  six  angles  la  téraux,  les  six 
arêles  culminantes  se  trouveront  remplacées  par  six  faces  triangu- 
laires semblables. 

Mais  il  est  facile  de  voir  que  ces  nouvelles  faces  ne  font  pas 
disparaître  la  totalité  des  six  faces  du  rhomboèdre,  et  qu'il  reste 
de  chacune  de  celles-ci  une  face  triangulaire  isocèle,  telle  que 
abc,  agh  ou  h'ab,  égale  aux  premières.  Le  nouveau  solide  formé 
par  la  troncature  oblique  des  six  angles  latéraux  sera  donc  ter- 
miné par  douze  faces  triangulaires;  en  un  mot,  c'est  celui  que 
nous  avons  nommé  dodécaèdre  triangulaire  {fig,  47),  que  M.  Gus- 
tave Rose  appelle  hexagondodécaèdre^  et  qu'il  prend  pour  type  de 
tout  le  système.  M.  Rose  explique  d'ailleurs  facilement  comment 
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ce^te  forme  cristalline  passe  au  rhomboèdre,  au  moyen  de  ce 
qu'il  nomme  une  transformation  hémiédrique,  laquelle  consiste 
dans  uDe  extension  de  la  moitié  des  faces  du  cristal,  suffisante 
pour  faire  disparaître  les  autres  faces.  Supposons  en  effet  que 
[fig^  46),  les  faces  abc,  agh,  et  a'hb  du  dodécaèdre  s'étendent  jus- 
qu'à se  rencontrer;  il  est  évident  qu'elles  reformeront  l'angle 
solide  e  du  rhomboèdre,  et  comme  la  môme  transformation  aura 
lieu  sur  toutes  les  faces,  le  rhomboèdre  se  trouvera  constitué. 

Le  rhomboèdre,  que  nous  conservons  néanmoins  comme  la 
forme  type  du  système,  donne  lieu  à  un  grand  nombre  de  modi- 
fications que  Ton  peut  ranger  sous  quatre  chefs  différents: 
!•  cristaux  rhomboédriques  ;  2*»  prismes  hexaèdres  ;  3*  dodé- 
(^.èdres  à  triangles  scalènes,  diU  cristaux  métastatiques  ;  4*»  dodé- 
caèdres à  triangles  isocèles. 

!•  Cristaux  rhomboédriques  dérivés.  —  Si  Ton  suppose  un  rhom- 
boèdre primitif  quelconque  qui  s'accroisse  par  des  lames  super- 
posées, et  que  ces  lames  recouvrent  toutes  les  parties  du  rhom- 
boèdre, à  Texception  des  six  arêtes  culminantes  qui  resteront  à 


Fig.  47.  —  Dodécaèdre  triangulaire 


Fig.  48. 


découvert,  à  cause  d'un  décroissement  d'une  rangée  de  molé- 
cules ayant  lieu  également  de  èhaque  côté  de  Tarôle,  il  en  résul- 
lera  un  solide  tel  que  celui  représenté  figure  47,  dans  lequel  les 
trois  arêtes  culminantes  d'un  même  sommet  se  trouveront  rem- 
placées par  trois  facettes  tangentes  et  également  inclinées  sur 
Taxe  ;  et  lorsque  ces  facettes,  en  s'agrandissant  et  en  se  joignant, 
auront  fait  disparaître  ce  qui  reste  des  faces  du  premier  cristal, 
il  en  résultera  un  nouveau  rhomboèdre  qui  sera  moins  aigu  ou 
plus  obtus  que  le  premier;  car  ayant  conservé  la  môme  hauteur 
ou  le  môme  axe  principal,  comme  on  le  voit  figure  49,  il  se  sera 
considérablement  accru  en  largeur. 

Ce  nouveau  rhomboèdre,  en  subissant  un  décroissement  sem- 
blable sur  chacune  de  ses  arêtes  culminantes,  donnera  naissance 
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à  un  troisième  cristal  encore  plus  obtus  que  le  premier,  et  tel 
qu'on  le  voit  figure  49.  Mais  si,  au  lieu  de  construire  ainsi  à  l'ex- 
térieur du  premier  cristal  une  suite  de  rhomboèdres  tangents  aux 
arêtes  culminantes,  et  qui  deviennent  de  plus  en  plus  obtus,  on 
suppose  qu'il  existe  dans  l'intérieur  du  noyau  {fig.  49)  un  rhom- 
boïde dont  les  arêtes  culminantes  répondent  aux  diagonales  o^, 
ar,  ap,  etc.,  du  noyau,  on  obtiendra  une  autre  série  de  rhom- 
boèdres de  plus  en  plus  aigus.  L'inspection  des  figures  montre 
4e  plus  que,  dans  un  rhomboèdre  quelconque,  extérieur  et  tan- 
gent à  un  autre,  chaque  diagonale  des  faces  du  rhomboèdre  tan- 
gent, qui  répond  à  une  arête  culminante  du  noyau,  est  double 
en  longueur  de  cette  arête,  et  que  chaque  diagonale  horizontale 
du  rhomboèdre  tangent  est  double  également  de  la  diagoi\ale 


Fig.  49. 


Fig.  50. 


horizontale  du  noyau.  La  chaux  carbonatée  spathique  (spath  d'Is- 
lande) nous  présente  ainsi  une  série  de  quatre  rhomboèdres  tan- 
gents les  uns  aux  autres,  que  Haiiy  a  désignés  sous  les  noms  de 
contrastant^  inverse,  primitif  ei  équiaxe.  L'équiaxe,  qui  est  le  plus 
obtus  des  quatre,  et  qui  est  représenté  figure  50,  est  tangent  au 
primitif;  le  primitif,  qui  est  encore  obtus,  est  tangent  à  l'inverse 
qui  forme  le  noyau  de  la  figure  49  ;  l'inverse  lui-même  est  tan- 
gent au  contrastant.  Les  diagonales  horizon- 
tales, et  pareillement  les  axes  horizontaux 
de  ces  cristaux,  sont  entre  eux  comme  2  : 
1  :  0,50  :  0,25  ;  4  représentant  la  longueur 
de  la  diagonale  horizontale  ou  de  J'axe  se- 
condaire du  rhomboèdre  primitif  de  la  i^haux 
carbonatée. 
2*^  Prismes  hexaèdres,  —  Lorsque  le  décrois- 
sement,  au  lieu  de  se  montrer  sur  les  arêtes 
culminantes  du  rhomboèdre,  se  produit 
suivant  la  direction  tangente  ou  parallèle  à 
l'axe  principal,  sur  les  six  arêtes  latérales 
{fig,  51)  que  nous  savons  être  disposées  comme  les  côtés  de 
l'hexagone  régulier,  il  en  résultera  six  faces  de  prisme  hexaèdre, 
qui,  étant  suffisamipent  accrues^  pourront  donner  lieu  à  un 


Fig.  51.  —  Rhomboèdre  pas 
tant  au  prisme  hexaèdre. 
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dodécaèdre  rhomboidaly  et  qui,  plus  allongées  encore  dans  le  sens 
vertical,  fornîeront  un 
pmme  hexagonal  termi- 
né par  un  pointetnent 
à  trois  faces  ou  par  les 
faces  culminantes  du 
rhomboèdre  primitif. 

Lorsque,  au  décrois- 
sement  précédent  sur 
les  six  arêtes  latérales, 
se  joint   un  décroisse- 


Fig.  52.  —  Rhomboèdre  passant  au 
prisme  hexaèdre  régulier. 


Fi 


ig.  53.  —  Uhomboèdre  passant  au  dodécaèdre 
à  triangles  scalène.«. 


ment  sur  les  deux  sommets,  capable  de  pro- 
duire une  face  tangente  à  chaque  sommet  ou 
perpendiculaire  à  Taxe,  on  obtient  un  solide 
tel  que  celui  représenté  Ggure  51,  qui  est  une 
des  formes  naturelles  de  la  chaux  carbonatée.  Si 
Pon  suppose  alors  que  toutes  les  nouvelles  faces 
s'accroissent  et  viennent  à  se  joindre,  de  ma- 
nière à  faire  disparaître  ce  qui  reste  des  faces 
primitives,  il  est  éviilent  que  le  nouveau  cristal 
sera  un  vrisme  hexaèdre  régulier. 

Le  rhomboèdre  peut  produire  un  autre  prisme 
hexaèdre  régulier  par  un  décroissement  tangent 
sur  tous  les  angles  ;  car  alors  les  six  angles  laté- 
raux fournissent  les  six  faces  du  prisme,^  et  les 
ileux  angles-sommets  les  bases. 

ZrCrislaux  métasiaiiques,  —  Le  rhomboèdre  peut  se  convertir 


FJg.54.—  Dodécaèdre 
a  triangles  scalènes. 
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en  un  dodécaèdre  à  triangles  scalènes  par  nn  décroissement  de 
deux  rangées  en  largeur  sur  une  rangée  en  épaissebr,  opérée  sur 
les  arêtes  latérales  (fig.  53  et  54);  car  alors  la  face  qui  se  forme 
au-dessus  de  chaque  arête  et  la  face  qui  se  forme  au-dessous  n'é- 
tant plus  situées  dans  le  même  plan  et  s'inclinant  vers  le  sommet, 
il  en  résulte  de  chaque  côté  une  pyramide  à  six  faces  dont  l'axe 
se  confond  avec  celui  du  rhomboèdre  prolongé,  et  dont  la  base 
repose  sur  les  six  arêtes  latérales. 

4*  Dodécaèdres  à  triangles  isocèles.  —  J'ai  indi((ué  plus  haut 
comment  cette  forme  dérive  de  celle  du  rhomboèdre,  et  récipro- 
quement. 

Voici  des  exemples  de  minéraux  cristallisant  dans  le  système 
rhomboédrique  ou  hexagonal  : 


Argent  an (imoni^l. 

—  sulfo-andmonié. 

—  sulfo-arséiiié. 

—  sulFuré. 
Chaux  carbonatée. 

—  phosphatée. 
Corindon. 
Cuivre  dioptase. 

—  sulfuré. 


Ëmeraude. 
Fer  carbonate. 
—  oligiste. 
Magnésie  carbonatée. 
Manganèse  carbonate. 
Mercure  sulfuré. 
Mica. 

Molybdène  suKuré. 
Plomb  arséniaté. 


Plomb    carbonate. 

—  phosphaté. 

—  vanadaté. 
Pyrite  magnétique. 
Quartz. 

Soude  nitratée. 
Talc. 

Tourmaline. 
Zinc  carbonate. 


5*  type.  —  Système  du  prisme  rhomboîdal  oblique  symétrique  ;  système  du 
prisme  rectangulaire  oblique  (Beldant)  ;  système  monoclinique  (Mûller). 

On  donne  le  nom  ^e  prisme  rhomboîdal  oblique  symétriqtie  {fig.  ^^) 
h  un  prisme  à  bases  rhombes,  dont  les  bases  s'inclinent  sur  une 

des  arêtes,  et  font  avec  les  deux  faces 
adjacentes  deux  angles  dièdres  égaux. 
On  place  ce  prisme  de  manière  à 
rendre  ses  deux  bases  horizontales,  et 
on  lui  reconnaît  trois  axes  :  deux,  qui 
sont  alors  horizontaux,  eef,  ii\  cou- 
pent les  quatre  arêtes  obliques  par  la 
moitié,  et  sont  perpendiculaires  l'une 
sur  Tautre  comme  étant  les  diago- 
nales d'un  rhombe  ;  le  troisième,  aa\ 
qui  joint  le  milieu  des  deux  bases, 
est  oblique  sur  les  deux  autres. 

Ce  prisme  offre  beaucoup  de  parties  symétriques  et  d'autres 
dissemblables  qu'il  est  nécessaire  de  connaître. 

Supposons  que  la  base  6c<//*  s'incline  sur  l'arête  antérieure  èrf, 
en  faisant  avec  les  deux  faces  adjacentes  fd'  et  de  deux  angles 
dièdres  égaux.  La  même  disposition  a  lieu  sur  Tarête  postérieure 


Fig.  53.  —  Frisme  rhomboîdal  obli 
que  et  symétrique. 
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db\  avec  cette  différence  que  si  l'angle  dbd  formé  par  la  diagonale 
de  la  base  et  Tarôte  bd  est  obtus,  Tangle  bdb'  sera  aigu  et  sup- 
plémentaire du  premier;  et,  par  suite,  les  angles  plans  adjacents 
cbi  et  fdb'  étant  obtus,  quoique  non  égaux  aux  premiers,  les  an- 
gles ci/A'  et /cf useront  aigus.  Il  résulte  de  là  que  les  angles  solides 
6  et  (/  ne  sont  pas  symétriques,  puisque  les  trois  angles  plans  qui 
les  forment  ne  sont  pas  égaux  chacun  à  chacun.  C'est  l'angle 
diamétralement  opposé  V  qui  est  véritablement  symétrique  avec 
Tangle  ^,  de  môme  que  l'angle  d  est  symétrique  avec  l'angle  d^  car 
tous  leurs  angles  plans  sont  égaux  chacun  à  chacun  et  sembla- 
blement  situés  par  rapport  à  l'axe. 

Quant  aux  quatre  angles  latéraux  /^e^e'/^,  ils  sont  symétriques, 
étant  formés  d'angles  plans  égaux  et  semblablement  situés  par 
rapport  à  Taxe  principal  ad. 

Ainsi,  des  huit  angles  du  prisme  rhomboîdal  oblique  et  symé- 
trique, un  des  angles  antérieurs  b  et  l'angle  postérieur  b'  qui  lui 
est  diamétralement  opposé,  sont  symétriques  et  seront  nécessai- 
rement modifiés  ensemble. 

L'autre  angle  antérieur  d  et  l'autre  angle  postérieur  d  sont 
symétriques  et  seront  modifiés  de  la  même  manière. 

Les  quatre  angles  latéraux  sont  symétriques  et  se  modifieront  à 
la  fois. 

Pour  ce  qui  est  des  arêtes,  leur  connexion  avec  les  angles  indi- 
que suffisamment  celles  qui  sont  symétriques.  Ainsi,  les  deux 
arêtes  antérieures  fb  et  bc  de  la  base  supérieure,  qui  se  joignent  à 
Tangle  ^,  sont  symétriques  avec  les  arêtes  postérieures  c'b  et  b'f 
de  la  base  inférieure,  qui  se  joignent  à  l'angle  b'y  et  elles  se  mo- 
difleront  toutes  à  la  fois. 

Pareillement  les  arêtes  fd  et  rfc  de  la  base  supérieure  sont  symé- 
triques avec  les  arêtes  cd  et  df  de  la  base  inférieure,  et  se  mo- 
difieront ensemble. 

Quant  aux  arêtes  des  faces,  elle  sont  symétriques  deux  à  deux  : 
les  deux  arêtes  antérieures  et  postérieures,  qui  joignent  quatre 
angles  inversement  symétriques,sont  ^ 

symétriques  :  les  deux  arêtes  laté-       -^t^z^PT'      T^^^^^r^-^.^ 
raies,  qui  joignent  quatre   angles         /  ^/ ■  -^^-^^---77  "^^^ 
symétriques,  sont  également  symé-        /      1^1^  1 

triques.  Ces  deux  espèces  d'arêtes       /      /;     I   •       I       / 
pourront  donc  être  modifiées  sépa-       /      /(^.  /   •^'-  //       / 
rément  ;  mais  elles  pourront  aussi    ^^^^-^^^^J^^^^^^^^^^jL* 
l'être  simultanément,  comme  dans  ^^^5?-^^^ 

la  figure  56,  et,  dans  ce  dernier  Fig.:56. 

cas,  si  les  troncatures  sont  paral- 
lèles aux  plans  diagonaux  du  prisme  rhomboïdal,  il  arrivera, 
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lorsque  les  troncatures  auront  fait  disparaître  les  faces,  que  le 
prisme  rhomboïdal  se  trouvera  converti  en  pfisme  rectangulaire 
oblique,  que  Beudant  a  pris  pour  type  du  système. 

Voici  des  exemples  de  minéraux  qui  cristallisent  dans  le  cin- 
quième système  : 


Actinote. 

Amphibole. 

Argent  sulfo-antimo- 
nié  (miar- 
gyrite). 

—  sulfuré. 
Arsenic  sulfuré  rouge. 
Chaux  arséniatée. 

—  sulfatée     hydra- 

tée. 

—  titano  -  silicatée 

(sphène). 
Cobalt  arséniaté. 


Cuivre   arséniaté   (a- 
phanèse). 

—  carbonate  bleu 

—  —        vert. 
Épidote. 

Euclasc. 
Feldspath. 
Fer  sulfaté. 
—  tungstaté     (wol- 
fram). 
Magnésie  phosphatée 

(wagnéritej. 
Mésotype. 


Plomb  chromaté. 

—  sulfate- carbo- 

—  nalé. 
Pyroxène. 

Soude  carbonatée  (na- 
tron). 

—  sulfatée. 

—  et  chaux carbo- 

natées  (gay- 
lussite). 

—  et  chaux  sulfa- 

tées (glaubé- 
rite.) 


6«  type.  -»  Système  du  prisme  oblique  non  symétrique,  ou  Système  triclinique. 

Le  prisme  qui  sert  de  type  à  ce  système  a  trois  axes  inégaux, 
tous  obliques  entre  eux.  Il  peut  être 
à  base  rhombe  comme  le  précédent, 
ou  à  base  de  parallélogramme  obli- 
quangle  comme  celui  de  la  Ogure  56  > 
mais  ce  qui  le  caractérise  essentiel- 
lement, c'est  que  la  base  bcdf  forme 
avec  cTiaque  face  et  chaque  arête  un 
angle  différent.  Il  en  résulte  qu'il 
n'y  a  d'autre  symétrie  à  observer  que 
celle  qui  résulte  du  parallélisme  et 
de  l'égalité  de  deux  faces,  de  deux 
arêtes  ou  de  deux  angles  diamétrale- 
ment opposés. 
Par  exemple  : 


Fig.  57.  —  Prisme  oblique  noo 
symétrique. 


l'angle  b  est  symétrique  seulement  avec  Tangle  6'  ; 
l'angle  c  —  —         avec  l'angle  c'; 

l'arôte  bd'  —  —         avec  l'arête  db\  etc.  ; 

et  conime  il  y  a  huit  angles  et  douze  arêtes,  ou  vingt  éléments 
du  cristal,  symétriques  deux  à  deux,  il  en  résulte  que  le  cristal 
peut  subir  dix  genres  de  modifications.  Il  semblerait  d'après  cela 
que  ce  système  devrait  donner  lieu  à  un  très-grand  nombre  de 
modifications  ;  mais  c'est  le  contraire  qui  a  lieu,  parce  que  chaque 
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inodificatioD  n'agit  que  sur  deux  éléments,  et  ne  donne  lieu 
qu'à  des  troncatures  peu  étendues.  Enfin,  ce  système  ne  s'ap- 
plique qu'à  un  petit  nombre  de  minéraux,  parmi  lesquels  je  ci- 


terai : 


Albîte, 

Disthène, 

Anorthite, 

Labradorite, 

Âxinile, 

Oligoclase. 

Cuivre  sulfaté. 

Simeiure. 

La  structure  d'un  minéral  résulte  de  la  disposition  intérieure 
oa  du  groupement  des  parties  dont  se  compose  la  masse. 

Elle  est  lamellaire^  lorsque  le  minéral  est  facilement  séparable 
eu  lames  d'une  certaine  étendue,  qui  paraissent  être  des  faces  de 
cristaux  ; 

Laminaire^  lorsque  les  lames  sont  plus  petites,  mais  toujours 
perceptibles  à  la  vue  simple  ; 

Stratiforme^  lorsque  la  masse  parait  formée  de  couches  super- 
posées non  séparables  ; 

Feuilletée  on  schisteuse j  quand  les  couches  sont  facilement  sépa- 
rables ; 

Fibreuse^  quand  la  masse  est  formée  de  fibres  sensiblement  pa- 
rallèles ; 

Radiée,  lorsque  les  fibres  convergent  vers  un  centre  ; 

Granuletise,  quand  la  masse  est  formée  de  grains  distincts  ; 

Compacte^  quand  les  grains  sont  très-fins,  serrés  et  non  visibles 
à  la  vue  simple  ; 

Cellulaire^  quand  la  masse  offre  des  espaces  vides  formés  par 
retrait  ou  par  le  dégagement  d'un  gaz,  lorsque  le  corps  était  en- 
core à  l'état  pâteux. 

CaMure. 

La  cassure  est  la  manière  dont  les  parties  d'un  paînéral  se 
séparent,  lorsque  la  division  ne  suit  pas  les  sens  de  la  structure. 
Par  exemple,  elle  est  conchoîde;  lorsqu'elle  présente  des  concavités 
et  des  convexités  qui  imitent  l'empreinte  de  coquilles.  Elle  peut 
être  /me,  raboteuse,  écailleuse,  etc.  Ces  mots*  n'ont  pas  besoin 
d'explication. 

Pesanteur  spécifique. 

Il  ne  faut  pas  une  longue  observation  des  substances  minérales 
pour  s'apercevoir  que,  à  peu  près  sous  le  môme  volume,  il  en  est 
qui  sont  beaucoup  plus  pesantes  que  d'autres.  La  différence  est 
telle  pour  quelques-unes  que,  en  les  soutenant  seulement  dans  la 
niain,  on  saura  toujours  les  distinguer  :  ainsi  on  ne  confondra 
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jamais  de  cette  manière  le  platine  avec  l'argent,  le  plomb  avec 
rétain,  ni  même  le  bismuth  avec  Tantimoine.  Mais,  pour  donner 
à  ce  caractère  toute  la  précision  dont  il  est  susceptible,  il  faut 
trouver  le  moyen  de  peser  toutes  les  substances  exactement  sous 
le  môme  volume  ;  alors  on  a  ce  qu'on  nomme  la  pesanteur  spéci- 
fique ou  la  densité  des  corps.  On  compare  ordinairement  toutes 
cea  densités  à  celle  de  l'eau  prise  pour  unité. 

Pesanteur  spécifique  des  liquides. 

D'abord  l'eau  étant  liquide,  et  tous  les  liquides  prenant  facile* 
ment  la  forme  des  vases  dans  lesquels  on  les  renferme,  il  suffit, 
pour  peser  différents  liquides  sous  le  môme  volume,  ou  pour  en 
prendre  la  pesanteur  spécifique,  d  avoir  un  flacon  bouché  en 
verre,  de  le  remplir  successivement  de  tous  ces  liquides  et  de 
prendre  le  poids  de  chacun. 

Je  suppose  avoir,  par  exemple,  un  petit  flacon  qui,  bien  séché 
au  dedans  comme  au  dehors,  pèse,  plein  d'air,  50S',92.  Je  le 
remplis  entièrement  d'eau  distillée  bouillie  (1),  et  je  mets  en 
place  le  bouchon  dont  la  partie  inférieure  doit  être  coupée  obli- 
quement, afin  qu'il  ne  reste  aucune  bulle  d'air  au-dessous.  Le 
bouchon  étant  appuyé  sur  le  flacon,  et  le  liquide  répandu  à  l'ex- 
térieur ayant  été  bien  essuyé,  on  le  pèse  de  nouveau. 

Supposons  que  le  poids,  plein  d'eau  distillée,  soit      78*r,93 
La  lare  était  de 50  ,92 


La  différence  est  de 28«',01 

Cette  différence  pourrait  ôlre  prise  pour  le  poids  de  l'eau.  Ce- 
pendant, comme  on  a  pesé  le  flacon  plein  d'air  et  que  l'air  a  un 
certain  poids,  en  réalité  le  flacon  seul  pèse  un  peu  moins  de 
oO«',  92,  et  par  suite  l'eau  pèse  un  peu  plus  de  28",  01. 

Pour  trouver  le  poids  de  l'air  contenu  dans  le  flacon,  afin  de  le 
retranche]^  de  50»%  92,  et  d'avoir  la  tare  réelle  du  verre,  il  faut 
considérer  que  la  pesanteur  spécifique  de  l'air  est  à  celle  de  l'eau 
comme  0,00125  : 1,  ou  est  égale  à  0,00125  de  celle  de  l'eau.  Par 
conséquent  le  poids  de  l'air  contenu  dans  le  flacon  égale  le  poids 
de  l'eau  multiplié  par  0,00125 =28«',0I  X 0,00 125=0»', 035. 

(1)  Il  faut  prendre  de  l'eau  distillée  et  bouillie,  car  Teau  ordinaire  contient 
des  sels  qui  en  augmentent  la  pesanteur  spécifique,  et  de  Tair  qui  la  diminue  ; 
mais,  de  manière  que  le  premier  effet  l'emporte  ordinairement  sur  le  second. 
Il  faut  de  plus  opérer  autant  que  possible  à  une  basse  température,  l'eau  se  di- 
latant par  la  chaleur,  à  partir  du  4*  degré  au-dessus  de  la  glace  fondante,  et 
ayant  une  pesanteur  spécifique  d'autant  moins  considérable  que  sa  températuro 
ost  plus  élevée.  11  est  par  cela  même  nécelsaire,  lorsqu'on  indique  la  pesanteur 
fipéciflque  d'un  corps,  de  faire  mention  de  la  température  à  laquelle  on  a  opéré. 
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Eu  relranchant  celte  quantité  du  poids  du  flacon  plein  d'air, 
on  trouve  50",885  pour  la  tare  réelle  du  flacon.  En  ajoutant,  au 
contraire,  0,035  à  28,01,  on  trouve  28^,045  pour  le  poids  réel  de 
Teau.  Quand  unjs  fois  on  a  un  flacon  ainsi  bien  jaugé,  on  le  con- 
serve pour  prendre  la  pesanteur  spécifique  de  tous  lâs  liquides 
qui  se  présentent. 

Soil  de  Tacide  sulfurique  :  on  vide  le  flacon,  on  le  sèche,  on 
le  remplit  entièrement  d'acide,  comme  on  a  fait  pour  Teau  :  on 
le  lave  et  on  Tessuie  à  l'extérieur  ;  enfin  on  le  pèse. 

Supposons  que  son  poids  soit  de i04"%768 

La  tare  réelle  étant 50  ,885 

Le  poids  net  de  l'acide  est 53'',883 

d'où  l'on  trouve  la  pesanteur  spécifique  de  l'acide  au  moyen  de 
la  proportion  suivante  : 

Le  poids  de  l'eau  est  au  poids  de  l'acide  comme  la  densité  de 
l'eau  est  à  la  densité  de  Tacide. 

28,04.7     :     53,883     ::     {     :    x 
^  _  53,883  X  i  _  .«„. 
""-       28,045       -  *'^^' 

on  voit,  par  cet  exemple,  que  la  densité  de  l'eau  étant  toujours  I, 
pour  trouver  la  densité  cherchée  d'un  corps,  il  suffit  de  divi- 
ser le  poids  trouvé  de  ce  corps  par  le  poids  d'un  égal  volume 
d'eau. 
Soit  du  naphte  d'Amiano  : 

Le  mâme  flacon  plein  de  naphte  pèse 74,341 

Tare  réelle .' 50,885 

Poids  du  naphte 23,456 

Le  poids  de  l'eau  étant  toujours  28,045,  on  trouve  la  densité 
du  naphte  en  divisant  23,456  par  28,045,  ce  qui  donne  0,836. 

Rien  n'est  plus  facile,  comme  on  le  voit,  que  de  prendre  la  pe- 
santeur spécifique  des  liquides. 

•    Pesanteur  spécifique  des  solides. 

Celle  des  corps  solides  peut  s'obtenir  par  trois  procédés  :  1®  au 
moyen  d'un  flacon  à  large  ouverture  ;  2*  à  l'aide  d'une  balance 
hydrostatique  ;  3*  par  la  balance  de  Nicholson. 

V  Première  méthode. 

Supposons  que  j'aie  un  flacon  en  verre,  à  ouverture  suffisante 
pour  y  introduire  des  fragments  ou  des  cristaux  d'un  corps  so- 
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lide,  et  dont  le  bouchon  en  verre  soit  coupé  obliquement  ou 
foré  dans  sa  longueur,  afin  que  Teau  ne  puisse  pas  s'y  arrêter 
{fig.  58  et  59).  Supposons  que  ce  flacon  plein  d'eau  distillée  pèse 
t56>',  67  :  je  prends  quelques  cristaux  d'un  corps  quelconque  in- 


Fig.  58.  —  Flacon  avec  bouchon  creusé  à  U  lime         Fig.  69.  —  Flacon  mreo  bouchon  rodé 
d'une  simple  rainure  r.  et  foré. 

soluble  dans  l'eau,  par  exemple,  de  cobalt  gris  de  Tunaberg;  je 
les  pèse  d'abord  ensemble  dans  l'air,  et  j'en  6xe  le  poids  à 
â4*%98;  j'introduis  ces  cristaux  dans  le  flacon  plein  d'eau,  ce  qui 
force  nécessairement  un  volume  de  liquide  égal  au  leur  propre 
à  s'épancher  au  dehors.  Je  bouche  le  flacon,  je  l'essuie  et  je  le 
pèse  en  cet  état  :  je  trouve  i77«%77. 

S'il  n'était  pas  sorti  d'eau  du  flacon,  le  poids  du  flacon  plein-]- 
le  cobalt  aurait  dû  égaler 181,55 

Je  n'ai  trouvé  que 177,77 

La  différence 3,78 

représente  le  poids  de  Teau  déplacée  par  le  cobalt,  c'est-à-dire 
que,  sous  le  môme  volume,  quand  le  cobalt  gris  pèse  24,98,  l'eau 

pèse  3,78;  d'oîi  la  densité  du  cobalt  gris  =  -^î~;  =  6,60.  Hatiy 

la  fixe  à  6,50. 

Dans  le  môme  flacon,  pesant,  plein  d'eau,   ^.     .     .     156,67 
j'introduis  une  petite  pépite  d'or  natif  dont  le  poids  dans 
l'air  est    de 5,66 

Les  deux  ensemble  devraient  peser 162,33 

mais,  à  cause  de  î'épanchement  de  l'eau  hors  du  flacon, 

je   ne  trouve  que 161.93 

L'eau  déplacée  pèse  donc 0^40 

D'oîi  je  tire  ~jrr  =  14,  15;  c'est-à-dire  que  l'or  qui  forme  cette 
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pépite  ne  pèse  que  i4,l5,  ce  qui  indique  un  alUage  d'envi- 
ron 15,5  d'argent  pour  84,50  d'or  (Au^Ag).  L'or  pur,  qui  est  très- 
rare  dans  la  nature,  pèserait  i  9,5. 

• 
2*  Balance  hydrostatique. 

Cet  instrument  ne  diffère  d'une  balance  ordinaire  qu'en  ce  que 
la  tige  qui  supporte  le  centre  de  mouvement  peut  s'élever  ou  s'a- 
baisser à  volonté,  et  que  les  plateaux  portent  au-dessous  un  petit 
crochet  destiné  à  suspendre  le  corps  solide  au  moyen  d'un  crin. 
On  pèse  d'abord  le  corps  ainsi  suspendu  dans  l'air,  et  ensuite  on 
abaisse  la  balance  de  manière  à  faire  plonger  le  corps  dans  un 
vase  plein  d'eau  distillée,  placé  au-dessous.  On  observe  alors  que 
le  corps  pèse  moins  sur  le  bras  de  la  balance  auquel  il  est  sus- 
pendu, et  que  les  poids  placés  de  l'autre  côté  l'emportent.  Cet 
effet  est  dû  à  ce  que,  le  corps  plongé  dans  Teau  ayant  pris  la 
place  d'un  volume  d'eau  égal  au  sien,  l'eau  environnante,  qui 
soutenait  le  poids  de  ce  volume,  soutient  une  partie  égale  dans 
le  poids  du  corps,  et  diminue  d'autant  son  action  sur  la  balance. 
II  suit  de  là  qu'en  pesant  de  nouveau  le  corps  plongé  dans  l'eau, 
la  différence  des  deux  poids  fera  connaître  le  poids  d'un  volume 
d'eau  égal  à  celui  du  corps,  d'oili  Ton  pouRra  conclure  la4)esan- 
teur  spécifique  de  celui-ci. 

Soit^  par  exemple,  un  morceau  de  fer  pesant  dans 
l'air 85" 

Ce  fer  plongé  dans  l'eau  ne  pèse  plus  que 73,946 

La  différence  donne  le  poids  d'un  égal  volume  d'eau, 

ou 11,054 

D'oùl'on  tire,  pour  la  pesanteur  spécifique  du  fer, 

717)54  "-"'''^^- 
3*  Balance  ou  aéromètre  de  Nickolson. 

Cet  instrument  (/f^.  60),  beaucoup  plus  portatif  qu'une  balance 
ordinaire,  consiste  dans  un  tube  de  verre  ou  de  fer-blanc,  d'un 
assez  grand  diamètre,  surmonté  d'une  tige  de  verre  ou  de  laiton 
très-mince,  laquelle  supporte  elle-même  une  petite  cuvette  des- 
tinée à  recevoir  des  poids.  A  la  partie  inférieure  du  tube  se  trouve 
suspendu  un  petit  vase  lesté  avec  du  plomb,  de  manière  à  ce  que 
l'instrument,  plongé  dans  l'eau  distillée,  puisse  s'y  tenir  dans  une 
position  verticale,  et  qu'il  s'y  enfonce  jusqu'à  la  partie  supérieure 
du  tube  ou  du  cylindre . 

L'instrument  ainsi  disposé,  on  met  dans  le  bassin  supérieur  une 
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quantité  de  poids  telle  que  l'instrument  s'enfonce  jusqu'à  un  trait, 
fait  au  moyen  d'une  lime  sur  le  milieu  de  la  tige  supérieure.  La 
quantité  de  poids  nécessaire  pour  produire  cet  effet  se  nomme  la 
première  charge;  supposons  qu'elle  soit  6i«',85  :  il  est  évident  que 
le  poids  de  l'instrument,  quel  qu'il  soit,  augmenté  de 
6i«%85,  égale  le  poids  du  volume  de  l'eau  déplacée,lors- 
que  l'instrument  est  enfoncé  jusqu'au  trait  de  la  tige. 
^\  Maintenant  relirons  les  poids  du  plateau  et  mettons  en 
place  un  corps  quelconque,  soit  un  cristal  de  baryte  sul- 
fatée, dont  le  poids  doit  toujours  être  moindre  que  la 
première  charge.  On  voit  de  suite  que  l'instrument  s'en- 
fonce moins,et  que,  pour  le  ramener  au  trait  gravé  sur  la 
lige,  il  faut  y  ajouter  un  certain  nombre  de  poids,  les- 
quels joints  au  poids  du  cristal  complètent  61'%85.  Ce 
second  poids  forme  la  seconde  charge  ;  supposons  qu'il 
soit  de  46»',  14:  il  suffit,  pour  trouver  le  poidsdu  cristal, 
de  retrancher  46,14  de  61 ,85,  ou  la  deuxième  charge  de 
la  première  ;  la  différence,  qui  est  ici  de  15,71,  forme 
le  poids  du  sulfate  de  baryte,  pesé  dans  l'air. 

Alors,  sans  rien  changer  aux  poids,  on  enlève  le 
cristal  de  la  cuvette  supérieure,  et  on  le  place  dans 
le  vase  inférieur,  qui  se  trouve  plongé  dans  l'eau.  De 
celte  manière,  ce  corps  perd,  de  son  poids,  ce  que 
de  Nichoison.  pèse  le  volume  d'eau  qu'il  déplace,  et  l'instrument 
s'élève  de  nouveau  hors  de  l'eau  ;  pour  le  ramener  au 
trait  de  la  tige,  il  faut  ajouter  dans  la  cuvette  une  certaine  quan- 
tité de  poids,  qui  forme  la  troisième  charge ,  et  qui  n'est  autre  chose 
que  le  poids  de  l'eau  déplacée  par  le  corps.  Dans  le  cas  présent, 
la  troisième  charge  sera  d'environ  3«',  35.  Divisant  donc  le  poids 
du  sulfate  de  baryte  par  le  poids  de  l'eau,  ou  15,71  par  3,35,  on 
trouve  4,69  pour  la  pesanteur  spécifique  de  la  baryte  sulfatée. 

Il  me  reste  à  parler  de  la  manière  de  déterminer  la  pesanteur 
spécifique  des  corps  solubles  dans  l'eau  et  celle  des  corps  poreux. 
Pour  peser  un  corps  soluble  dans  Teau,  il  faut  remplacer  l'eau 
par  un  liquide  qui  ne  puisse  pas  dissoudre  le  corps,  soit  Talcool^ 
réther  ou  le  uuphte  ;  mais  ce  dernier  vaut  mieux.  Le  naphte  or- 
dinaire pèse  environ  0,830,  ainsi  que  nous  lavons  vu  plus  haut. 
Lorsqu'il  est  bien  rectifié  et  parfaitement  pur,  il  ne  pèse  plus  que 
0,758;  par  une  rectification  ordinaire,  on  l'amène  facilement  à 
0,800.  Il  faut  toujours,  d'ailleurs,  en  déterminer  la  pesanteur 
spécifique  :  supposons-la  de  0,800  ;  prenons  un  cristal  de  nitrate 
de  potasse  qui  pèse  10  grammes  dans  l'air  ;  plongeons-le  dans  du 
naphte  à  0,800,  il  ne  pèsera  plus  que  5>%855,  ou  perdra  4,145,  ce 
qui  est  le  poids  du  naphte  déplacé  par  le  cristal  ;  nous  trouverons 
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donc  la  pesanteur  da  nitre  comparée  à  celle  du  naphte  au  moyen 
de  cette  proportion  : 

X    :    0,800     ::     10    :    4,145 
0,800  X  iO        ,  ^, 

La  pesanteur  spécifique  du  nitrate  de  potasse  est  1,93. 

Les  corps  poreux  ont  deux  pesanteurs  spécifiques  :  dans  Tune 
on  regarde  les  pores  remplis  d'air  comme  faisant  partie  du  miné- 
iral,  et  Ton  trouve  ainsi  une  pesanteur  spécifique  qui  peut  quel- 
quefois être  moindre  que  celle  de  l'eau;  tel  est  Ta^beste,  dont  la 
pesanteur  spécifique,  faible  ou  apparente^  en  y  comprenant  l'air, 
esl  seulement  de  0,9088.  Pour  déterminer  la  pesanteur  spécifique 
forte  ou  réeUcy  on  regarde  les  vides  comme  accidentels,  et  Ton 
cherche  la  densité  de  la  matière  solide  seule. 

Pour  déterminer  les  deux  densités,  apparente  et  réelle,  d'un 
corps  poreux,  voici  comment  on  s'y  prend. 

On  pèse  d'abord  le  corps  bien  séché  dans  l'air,  soit  H«',  5;  on 
le  pèse  ensuite  dans  l'eau,  soit  à  l'aide  de  la  balance  hydrosta- 
tique, soit  avec  celle  de  Nicholson;  mais  bientôt  le  corps  s'imbibe, 
devient  plus  lourd  et  emporte  4e  bras  de  la  balance  hydrostatique, 
ou  fait  descendre  celle  de  Nicholson.  Lorsque  cet  eflet  est  ter- 
miné, que  la  balance  ne  bouge  plus,  et  que,  par  conséquent, 
l'eau  a  remplacé  l'air  autant  que  possible,  on  pèse  définitivement 
le  corps  dans  l'eau.  Supposons  qu'il  pèse  alors  9  grammes,  ou 
qu'il  ne  perde  plus  que  2«',  5,  ce  qui  est  égal  au  poids  de  l'eau 
qu'il  déplace  actuellement,  on  trouvera  la  pesanteur  spécifique 
réelle  en  divisant  il,  5  par  2,  5  =  4,  6. 

Pour  trouver  la  pesanteur  spécifique  apparente,  il  faut  ajouter 
aux2«%  5  d'eau  déplacée  par  le  corps,  après  l'imbibition,  celle  qui 
y  est  entrée.  Celle-ci  se  trouve  en  repesant  promptement  dans 
l'air  le  corps  imbibé  d'eau.  Supposons  qu'il  pèse  alors  12  gram- 
mes, comme  il  en  pesait  sec  il»  5,  le  poids  de  l'eau  imbibée  est 
de  0,5,  lesquels,  joints  aux  2,5,  d'eau  déplacée,  portent  à  3  gram- 
mes le  poids  de  l'eau  que  le  corps  aurait  déplacée  s'il  n'eût  pas 
été  poreux.  La  pesanteur  spécifique  apparente  du  corps  est  donc 

égale  à  i^=.  3,8333. 

Impression  «ur   le-  sens  da  ipoùt. 

Les  corps  soumis  à  cette  épreuve  sont  dépourvus  de  saveur,  ou 
^  offrent  une  qui  leur  est  particulière.  Dans  le  premier  cas,  on 
dit  que  le  corps  est  insipide^  et  dans  le  second  sapide, 
•  La  saveur  des  corps  peut  être  aussi  variée  que  leur  propre  na- 
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ture  ;  mais  on  remarque  surtout,  comme  pouvant  se  présenter  le 
plus  souvent,  la  saveur  : 

Eieroples. 

SaUe Sel  marin.  , 

Astringente: ^ Alun. 

Styptique Sulfate  de  zinc. 

Amère Sulfate  de  magnésie. 

Piquante Chlorhydrate  d'ammoniaque. 

Sucrée Selssolubles  deglucineetdeplomb. 

Urineuse Chaux. 

Sulfureuse ^ Eauxchargées  d'acidesulfhydrique 

ou  de  suif  hydrates. 

Ferrugineuse  ou  atrnmentaire Sels  solubles  de  protoxyde  de  fer. 

Cuivreuse^  mercuriell**,  etc 

Indépendamment  de  la  saveur  proprement  dite,  quelques  sels, 
abondants  en  eau  de  cristallisation,  occasionnent  dans  la  bouche 
un  sentiment  de  fraîcheur^  par  la  promptitude  avec  laquelle  ils 
passent  de  l'état  solide  à  l'état  liquide.  Exemples  :  phosphate  de 
soude,  tartraie  dépotasse  et  de  soude;  exemple  encore  :  le  nitrate  de 
potasse,  quoique  anhydre. 

D'autres  corps  ont  une  saveur  chaude  :  ce  sont  ceux  qui,  étant 
desséchés,  ont  une  forte  affinité  pour  Teaa.  Ils  commencent  par 
solidiûer  celle  qui  humecte  la  langue,  et  en  dégagent  une  quan- 
tité sensible  de  calorique.  Exemples  :  le  chlorure  de  calcium  calciné 
et  la  chaux  vive. 

Quelques  autres  corps,  quoique  insipides,  font  éprouver  à  la 
langue  un  effet  nommé  happement.  Ces  corps  sont  toujours  poreux 
et  avides  d'eau,  non  à  la  manière  de  la  chaux,  mais  seulement  à 
l'instar  d'une  éponge.  Ils  absorbent  Thumidilé  de  la  langue,  des- 
sèchent cet  organe,  et  s'y  attachent,  en  raison  du  liant  qu'acquiert 
leur  mélange  avec  Teau.  Exemples  :  lesargt'les,  les  marnes,  la  craie. 

ImpreMion  unr  le  uenu  du  touelier. 

Les  corps  soumis  au  sens  du  toucher  offrent  une  surface  onc- 
tueuse^ comme  le  talc;  ou  douce  sans  onctuosité,  comme  l'asbeste 
et  le  mica;  ou  rude,  comme  la  pierre  ponce,  etc. 

Impreislon  sur  le  »emu  de  l'odorat. 

Les  corps  peuvent  être  odorants  par  eux-mêmes,  comme  le 
naphte  et  le  pétrole;  ou  le  deviennent  par  la  chaleur,  comme  le 
bitume  de  Judée  et  le  succin. 

D'autres  acquièrent  par  le  frottement  des  mains  une  odeur  très- 
marquée;  tels  sont  le  fer,  le  cuivre^  Vétain  et  le  plomb.  Enfin  il  y 
a  des  corps  terreux  qui,  bien  secs,  sont  complètement  inodores, 
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mais  qui  prennent  une  odeur  particulière  sous  l'inQuenee  de  la 
Tapeur  de  l'haleine;  telles  sont  les  argiles  et  la  craie. 

Impression  0«r  le  seM«  4e  iWïe»  soBerlté. 

Les  corps  librement  suspendus  dans  l'air  et  soumis  au  choc  * 
d'un  corps  dur  sont  sonores  ou  ne  le  sont  pas.  Pour  qu'ils  puis- 
sent être  sonores,  il  faut  qu'ils  soient  à  la  fois  durs  et  élastiques  ; 
c'est-à-dire  que  ces  corps  doivent  posséder  la  propriété  de  pou- 
voir être  altérés  dans  leur  forme,  par  le  choc,  sans  en  être  brisés, 
et  de  revenir  peu  à  peu  à  celte  forme  par  des  oscillations  dé- 
croissantes qui  communiquent  leur  ébranlement  aiix  particules 
de  l'air. 

Cette  propriété  est  très-développée  dans  plusieurs  métaux,  tels 
que  l'argent,  le  cuivre  et  le  fer,  et  dans  plusieurs  alliages,  comme 
le  bronze  et  le  gong  ou  métal  du  tam-tani.  Parmi  les  minéraux, 
elle  est  remarquable  surtout  dans  une  roche  feldspathique  homo- 
gène, que  l'on  emploie  comme  l'ardoise  k  la  couverture  des  mai- 
sons, et  qui  est  nommée  phonolithe.  L'ardoise,  elle-même,  jouit 
d'une  certaine  sonorité,  et  est  jugée  d'autant  plus  propre  à  résis- 
ter aux  effets  destructeurs  des  agents  atmosphériques,  qu'elle 
possède  cette  propriété  à  un  plus  haut  degré. 

ImpreMien  0«r  le  sens  4e  la  T«e. 

Les  impressions  que  les  corps  exercent  sur  ce  sens  sont  très- 
variées,  et  offrent  plusieurs  caractères  importants;  tels  sont  la 
couleur^  ['éclat  de  la  surface^  la  transparence  ou  Vopacitéy  la  réfrac- 
tion simple  ou  double. 

Couleur. — La  couleur  d'un  corps,  vu  en  masse,  peut  être  unifor- 
me^ comme  dans  Yémeraude^  le  soufre  et  les  métaux.  Elle  est  variée 
dans  la  plupart  des  marbres  secondaires  ;  chatoyante^  dans  l'opale  cl 
le  labradorite  ou  pierre  de  Labrador.  Ce  dernier  effet  a  lieu  lorsque 
la  lumière,  ayant  pénétré  à  une  certaine  profondeur  dans  un  mi- 
néral d'une  transparence  imparfaite,  ou  coupé  par  de  nombreuses 
fissures,  est  réfléchie  vers  l'extérieur  en  rayons  vifs  et  diverse- 
ment colorés  comme  ceux  de  l'iris.  Très-souvent  la  couleur  d'un 
corps  réduit  en  poudre  n'est  pas  la  même  que  celle  de  la  masse. 
C'est  ainsi  que  le  cinabre,  qui  est  d'un  gris  violet  en  masse,  est 
d'un  rouge  vif  lorsqu'il  est  pulvérisé. 

Minéraox.  En  muse  :  En  poudre  : 

Béalgar rouge,  orangé  ; 

Fer  oligisle gris  noircir e,        brun-rouge 

Sulfure  d'antimoine gris  bleuâtre,       noir. 
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Quelquefois,  lorsque  le  corps  est  tendre,  il  n'est  pas  nécessaire 
de  le  pulvériser  et  d'en  détruire  une  partie  pour  l'examiner  soua 
ce  point  de  vue  :  il  suffit  de  le  frotter  sur  un  corps  plus  résistant 
que  lui^  et  môme  sur  du  papier.  Il  en  résulte  une  trace  dont  on 
note  la  couleur.  Par  exemple^  le  molybdène  sulfuré  et  le  graphite 
forment  tous  les  deux  sur  le  papier  une  trace  gris  noirâtre,  et 
qui  ne  peut  servir  à  les  distinguer;  maïs,  vient-on  à  les  frotter 
sur  de  la  porcelaine  blanche,  le  graphite  y  forme  toujours  une 
trace  gris  noirâtre,  tandis  que  le  molybdène  sulfuré  en  produit 
une  verdâtre. 

Éclat  de  la.  surface.  — -  La  surface  d'un  corps  peut  être  brtUanie, 
comme  celle  de  la  plupart  des  corps  cristallisés;  ou  terne,  comme 
dans  les  corps  amorphes  ou  mélangés  de  substances  terreuses. 
Elle  peut  avoir  un  éclat  onctueux,  par  exemple  le  Jade  poli; 
soyeux,  comme  une  variété  de  cuivre  carbonate  vert,  ou  Tasbeste  ; 
nacré,  par  exemple  la  slilbite;  métallique,  comme  tous  les  métaux; 
n'ayant  que  l'apparence  métallique,  exemple  le  mica. 

Transparence.  —  La  transparence  est  la  propriété  dont  jouissent 
certains  corps  de  se  laisser  traverser  par  la  lumière.  Elle  peut  être 
parfaite,  imparfaite  ou  nulle.  Pour  que  la  transparence  soit  parfaite, 
il  fautqu'on  distingue  nettement,  au  traversdu  corps,  le  contour  des 
objets;  c'est  alors  seulement  que  le  corps  est  dit  transparent  :  par 
exemple,  le  verreei  le  spath  d* Islande  ou  carbonate  de  chaux  rhomboé- 
dn'gue.  Lorsque  les  corps  ne  laissent  passer  qu'imparfaitement 
les  rayons  lumineux,  et  sans  qu'on  puisse  distinguer  au  travers 
les  lignes  et  les  contours  des  objets,  ilssontdits  trunslucïdes;  tels 
sont  la  cornaline  et  Yargent  chloruré.  Enfin  les  corps  qui  ne  lais- 
,y.        %  sent  passer  aucun  rayon 

"^^«'       ç],  lumineux  sont  o/)a5'M('5; 

\^     '  tels  sont  principalement 

, \^Ç . — .  les  métaux,  qui  doivent 

iV  ..  I  leur  éclat  et  leur  aspect 

\  \     ^  .  .  miroitant  à  la  réQexion 

i     Xi^    'x^  I  presque  complète  qu'ils 

!       Vr         "^v     !  font  éprouver  à  la  lu- 

;      \^^  /?^/)'a<r/ibn. —Propriété 

I  ^\^  des  corps  transparents 

iN'  ^\i'     qui  consiste  en  ce  que, 

Fig.  61.— Rofraciion.  lorsqu'un   rayou   lumi- 

neux AB  {fig.  61)  vient 
à  passer  obliquement  d'un  milieu  peu  dense,  comme  est  Tair, 
dans  un  milieu  plm  dense,  comme  sont  Veau,  le  verre^  le  cristal  de 
roche,  etc.,  ce  rayon,  au  lieu  de  suivre  directement  sa  route 
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vers  E,  s'incline  en  se  rapprochant  de  la  perpendiculaire  NN, 
menée  à  la  surface  du  corps  au  point  d'incidence,  et  suit  une 
nouvelle  direction  6C.  El  réciproquement,  lorsque  le  rayon  6C, 
après  avoir  traversé  le  corps,  repasse  obliquement  dans  Tair,  il 
s'écarte  de  la  perpendiculaire  N'N'  menée  à  la  surface  du  corps 
au  point  de  sortie,  et,  si  les  deux  surfaces  du  corps  sont  paral- 
lèles, la  nouvelle  direction  sera  elle-même  parallèle  à  la  direc- 
tion primitive  du  rayon,  et  se  trouvera  située  dans  un  môme  plan 
perpendiculaire  à  la  surface,  seulement  elle  sera  placée  plus  bas. 
Voilà  donc  en  quoi  consiste  le  phénomène  de  la  réfraction^  qui 
est  généralement  en  raison  directe  de  la  densité  des  corps  et  de  leur  com  - 
buUibilité.  Mais  il  y  a  des  substances  dans  lesquelles  non-seule- 
ment le  rayon  incident  se  réfracte,  mais  encore  se  divise  en  deux 
rayons  distincts;  de  telle  sorte  que,  lorsqu'on  regarde  un  objet 
à  travers  un  de  ces  corps,  on  le  voit  généralement  double.  C'est  ce 
qu'on  peut  observer  très-facilement  avec  un  rhomboèdre  de  chaux 
torbmatée  limpide  ou  spath  d'Islande,  et  avec  un  grand  nombre 
d'autres  substances  lorsqu'elles  sont  convenablement  taillées.  Le 
caractère  de  la  réfraction,  simple  ou  double,  peut  servir  à  déter- 
miner le  système  de  cristallisation,  el  quelquefois  la  nature  spé- 
cifique d'un  grand  nombre  de  substances,  lors  môme  qu'elles  sont 
privées  des  formes  naturelles  qui  pourraient  les  faire  reconnaître, 
par  exemple  lorsqu'elles  sont  en  fragments,  ou  lorsqu'elles  ont 
été  taillées  ;  parce  qu'on  a  remarqué  que  tous  les  corps  qui  ont  la 
réfraction  simple  sont  privés  de  cristallisation  ou  sont  cristallisés 
dans  le  système  cubique,  tandis  que  ceux  pourvus  de  là  réfraction 
double  sont  tous  cristallisés  et  appartiennent  à  l'un  des  autres 
systèmes.  C'est  ainsi  que  l'on  pourra  distinguer  le  va^rCy  qui  n*cst 
pas  cristallisé,  et  qui  ne  possède  que  la  réfraction  simple,  du  cristal 
de  roche  cristallisé  dans  le  système  rhomboédrique  et  pourvu  de 
la  réfraction  double  ;  ou  bien  le  rubis  spinelle  et  le  grenat,  qui  ne 
possèdent  que  la  réfraction  simple  et  qui  cristallisent  dans  le 
système  cubique,  du  rubis  oriental  et  du  zircon^  qui  possèdent  la 
réfraction  double,  et  dont  le  premier  a  pour  forme  primitive  un 
rhomboèdre  et  le  second  un  prisme  droit  ou  un  octaèdre  obtus  à 
base^carrée. 

Kfféto  «e  l'électricité. 

Pour  expliquer  les  phénomènes  électriques,  on  suppose  dans 
tous  les  corps  l'existence  de  deux  fluides  impondérables  telle- 
naenl  unis  et  neutralisés  l'un  par  l'autre,  que  leur  présence  ne 
devient  manifeste  que  lorsqu'ils  ont  été  séparés  par  le  frottement 
des  corps  ou  par  d'autres  moyens  que  l'expérience  a  fait. recon- 
naître. On  admet  également,  et  les  faits  semblent  le  prouver,  que 
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les  molécules  d'un  même  fluide  se  repoussent,  et  qu'elles  attirent 
au  contraire  les  molécules  de  l'autre  fluide  ;  de  sorte  que,  lorsque 
des  corps  d'un  poids  peu  donsidérable,  relativement  aux  forces 
qui  peuvent  agir  sur  eux,  se  trouvent  sous  Tinfluence  de  ces 
deux  fluides  à  l'état  d'activité,  ils  obéissent  à  leurs  mouvements 
d'attraction  et  de  répulsion,  et  rendent  ainsi  visible  l'action  des 
fluides  eux-mêmes. 

Tous  les  corps  paraissent  pouvoir  s'électriser  par  frottement  ; 
mais  les  uns  ne  conservent  aucune  trace  de  l'électricité  dévelop- 
pée à  leur  surface,  parce  qu'ils  sont  conducteurs  du  fluide  et  le 
laissent  échapper  ;  tandis  que  les  autres  conservent  pendant  un 
certain  temps  l'électricité  développée  et  permettent  ainsi  d'en 
observer  les  effets. 

Parmi  les  corps  qui  s'électrisent  par  frottement,  il  y  en  a,  tels 
que  le  verre,  le  cristal  de  roche  et  les  substances  qui  leur  ressem- 
blent, qui  prennent  une  espèce  d'électricité,  qui  a  reçu,  à  cause 
de  cela,  le  nom  d'électricité  vitrée^  et  que  l'on  nomme  également 
électncité  positive.  Les  autres,  qui  sont  de  nature  combustible, 
comme  le  soufre^  le  succin^  le  copal  et  toutes  les  résines,  prennent 
l'autre  espèce  d'électricité  qui  est  appelée  résineuse  ou  négative. 
Cependant  l'espèce  d'électricité  développée  dans  un  corps  dépend 
beaucoup  de  l'état  de  la  surface  du  corps  et  de  la  nature  du  frottoir. 

Ainsi  le  verre  poli,  frotté  avec  une  étofl'e  de  laine,  s'éleclrise 
vitreusement  ;  mais  si  sa  surface  a  été  dépolie,  il  s'électrisera 
résineusement,  et  le  même  résultat  sera  obtenu  si,  le  verre  restant 
poli,  on  remplace  le  frottoir  de  laine  par  une  peau  de  chat. 

Pour  reconnaître  si  un  corps  est  électrisé  par  frottement,  il 
faut,  après  l'avoir  frotté  pendant  quelques  instants  avec  un  mor- 
ceau de  drap,  l'approcher  de  quelque  corps  léger,  tel  qu'une 
petite  barbe  de  plume  ou  un  cheveu  suspendu.  Si  le  corps  léger 
est  attiré,  c'est  une  preuve  que  le  corps  est  électrisé.  Pour  déter- 
miner l'espèce  d'électricité,  il  faut  donner  préalablement  au  corps 
mobile  et  isolé  une  électricité  connue,  soit,  par  exemple,  de  l'é- 
lectricité résineuse.  Si  le  corps  mobile  est  attiré,  1  électricité 
cherchée  sera  vitrée  ;  s'il  est  repoussé,  ce  sera,  au  contraire,  de 
l'élpctricilé  résineuse. 

Électricité  par  la  chaleur,  —  Certains  n^inéraux  isolants  ou  non 
conducteurs,  tels  que  la  tourmaline  et  la  topaze,  deviennent  élec- 
triques loi*squ'on  les  chauffe,  et  prennent  ordinairement  deux 
pôles^  c'est-à-dire  que  Tune  des  extrémités  du  cristal  manifeste 
l'électricité  positive  et  l'autre  extrémité  rélectricité  négative. 
Ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  c'est  que  les  minéraux  cris- 
tallipés^et  prismatiques  qui  offrent  cette  propriété  ont  toujours 
les  extrémités  du  prisme  terminées  par  des  sommets  non  symé- 
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triques.  Que  Ton  chauffe,  par  exemple,  très-progressivement  et 
bien  également,  une  tourmaline  suspendue  à  un  fil  non  tordu,  on 
Terra  bientôt  qu'elle  acquerra  deux  pôles  électriques,  et  que  le 
sommet  trièdre  sera  vitré,  et  Tautre,  composé  de  six  facettes, 
résineux.  Cette  opposition  électrique  augmentera  avec  la  tem- 
pérature, mais  disparaîtra  aussitôt  que  celle-ci  deviendra  sta- 
tionnaire.  Elle  reparaît  ensuite  pendant  le  refroidissement,  mais 
en  sens  inverse,  c'est-à-dire  qu'alors  le  sommet  qui  a  le  moins  de 
facettes  prend  Télectricité  résineuse  et  l'autre  Télectricité  vitrée. 

Effets  du  mai^Bétisnie. 

On  entend  par  magnétisme  un  ordre  de  phénomènes  attribués  à 
deux  fluides  analogues  à  ceux  qui  produisent  l'électricité,  mais 
qui  s'en  distinguent  par  plusieurs  circonstances  principales  : 
1"  leur  action  parait  bornée  \  un  petit  nombre  de  corps,  qui  sont 
ie  fer^  le  nickel,  le  cobalt  et  quelques-uns  des  composés  du  fer  ; 
2*  celte  action,  une  fois  développée  dans  ces  corps,  mais  surtout 
dans  V  acier  y  persiste  pendant  un  temps  considérable,  quels  que 
soient  les  corps  qui  les  touchent  et  les  fassent  communiquer 
avec  le  sol  ;  3^  enfin,  les  corps  dans  lesquels  on  a  développé 
Faction  magnétique  présentent  toujours  deux  points  vers  les- 
quels s'accumulent  les  deux  fluides  opposés,  ou  ^idun  pôles  ;  et  de 
ces  pôles,  l'un,  animé  par  ie  fluide  austral,  se  dirige  constam- 
ment vers  le  pôle  nord  de  la  terre,  l'autre,  occupé  par  le  fluide 
boréal,  se  dirige  vers  le  pôle  sud. 

Cependant,  à  l'exception  de  quelques  lignes,  nommées  mm- 
diens  magnétiques^  sur  lesquelles  Taiguillc  aimantée  se  dirige 
exactement  vers  les  pôles  terrestres,  dans  tous  les  autres  lieux 
Taiguille  fait  avec  le  méridien  terrestre  un  angle  plus  ou  moins 
marqué,  et  qui  varie  suivant  les  lieux  et  le  temps.  A  Paris,  par 
exemple,  en  l'année  15S0,  l'aiguille  déclinait  de  11  degrés  vers 
Test;  en  1666  la  déclinaison  était  nulle,  et  l'aiguille  se  dirigeait 
exactement  vers  le  nord.  Plus  tard,  la  déclinaison  a  passé  à 
Fouest,  et  de  d792  à  1800,  elle  est  restée  fixée,  à  de  légères  va- 
riations près,  à  2i  degrés  vers  l'ouest,  mais  elle  se  rapproche  peu 
à  peu  de  l'est  ;  elle  est  aujourd'hui  de  1H°dO,  de  sorte  que,  pour 
avoir  véritablement  le  nord,  il  faut  le  porter  à  IS'^oO  vers  la  droite 
ou  vers  l'est  de  l'aiguille. 

Des  trois  métaux  que  j'ai  nommés,  le  fer  est  le  plus  magné- 
tique, et  le  seul  qui  conserve  celte  propriété  dans  quelques-uns 
de  ses  composés;  le  nicket  et  le  cobalt  ne  le  sont  qu'à  Tétat 
métallique;  et  comme  ces  deux  métaux  ne  se  trouvent  pas  à 
l'état  natif,  il  n'y  a  dans  la  nature  que  le  fer  métallique,  le  fer 
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oxydulé  ou  oxyde  fen^oso-ferriquey  le  fer  oligùte  ou  oxyde  ferrique 
cristallké,  la  pyrite  magnétique  ou  fer  protosutfuré^  et  les  miné- 
raux qui  conliennent  à  l'élal  de  mélange  Tun  ou  l'autre  de 
ces  composés,  qui  soient  sensibles  à  TactioD  de  l'aiguille  ai- 
mentée. 

Pour  reconnaître  cette  propriété,  on  présente,  à  dislance 
convenable,  le  minéral  à  une  aiguille  aimantée,  librement  susr 
pendue  et  eh  repos.  Si  le  corps  est  magnétique,  il  sera  attiré  par 
Taiguille;  mais  comme  il  est  retenu  par  la  main,  c'est  l'aiguillç 
qui  marche  et  qui  vient  se  réunir  au  corps. 

C'est  de  cette  manière  qu'agissent  le  fer  natifs  le  fer  oxydulé 
cristallisé^  le  fer  oligiste  cristallisé,  et  la  pyrite  magnétique.  Ces 
corps  n'étant  pas  pourvus  de  magnétisme  propre,  et  étant  seule- 
ment attirés  par  le  fluide  magnétique  de  l'aiguille,  agissent  sur 
l'un  et  l'autre  pôle  et  les  attirent  également;  mais  il  en  est  au- 
trement pour  le  fer  oxydulé  massif  oy\  amorphe,  qui  porte  aussi  le 
nom  d'aimant.  Ce  corps  est  ordinairement  magnétique  par  lui- 
même  et  pourvu  de  deux  pôles  ;  alors  il  ne  peut  attirer  égale- 
ment les  deux  pôles  de  l'aiguille;  il  attire  l'un  et  repousse 
l'autre. 

CARACTÈRES  CHIMIQUES. 

Ces  caractères  résultent  de  l'action  chimique  de  différents 
corps  sur  la  substance  dont  on  cherche  à  découvrir  la  nature. 
Les  agents  dont  on  se  sert  le  plus  ordinairement  sont  le  calorique, 
VeaUy  les  acides,  les  alcalis,  quelques  sels,  et  ditférentes  teintures 
végétales. 

Action  du  calorique. 

On  essaie  les  corps  par  le  moyen  du  calorique,  soit  en  les  pro- 
jetant sur  un  charbon  allumé,  soit  en  les  chauffant  dans  un  tube 
de  verre,  soit  en  les  exposant  à  la  flamme  du  chalumeau. 

La  simple  projection  sur  un  charbon  allumé  peut  faire  con- 
naître la  nature  de  plusieurs  corps  :  ainsi  le  nitrate  de  potasse  fuse, 
c'est-à-dire  qu'il  se  fond  et  s'étend  sur  les  charbons,  en  faisant 
brûler  avec  éclat  tous  les  points  du  combustible  qu'il  touche. 

Le  chio7*ure  de  sodium,  obtenu  par  évaporation  d'une  solution 
aqueuse,  décrépite. sur  les  charbons,  tandis  que  les  cristaux  de 
sel  gemme  n'en  éprouvent  aucune  altération. 

Le  sulfate  de  chaux  hydraté  cristallisé  (gypse  ou  sélénite)  s'exfolie 
et  devient  opaque.  Le  sulfate  de  chaux  anhydre  conserve  sa  forme 
et  sa  transparence.  ^ 

Le  soufre  brûle  avec  une  flamme  bleuâtre  en  dégageant  une 
odeur  d'acide  sulfureux. 
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Le  sulfw^e  d'antimoine  donne  lien  aux  niômes  résultats,  et  pro- 
duit en  outre  un  cercle  blanc  d'oxyde  d*anlinnoine. 
Le  sulfure  d'arsenic  développe  à  la  fois   l'odeur  irritante  de 
l'acide  sulfureux  et  l'odeur  alliacée  de  Tarsenic.  La 
volatilisation  est  complète. 

On  chauffe  dans  un  tube  de  verre  les  substances 
volatiles,  ou  dans  lesquelles  on  suppose  la  présence 
de  principes  volatils.  Tels  sont  les  sulfures  d'arsenic 
et  de  mercure,  qui  se  subliment  sans  altération  et 
complètement  lorsqu'ils  sont  purs.  \.'nrgile  et  le  sul- 
fate de  chaux  hydraté^  Voxyde  ferrique  et  Voxyde  man- 
ganique  hydratés,  dégagent  de  Veau  dont  il  est  fa- 
cile de  déterminer  la  proportion,  en  la  condensant 
et  la  pesant  dans  un  petit  récipient  adapté  au  tube 
ou  à  la  petite  cornue  qui  contient  l'hydrate. 

Les  corps  qui  ne  sont  pas  siisceplibles  d'ôlre  alté- 
rés par  le  calorique  par  Tun  des  moyens  précédents, 
sont  essayés  au  chalumeau  {fig.  62).  Cet  instrument  se 
compose  d'un  tube  de  verre  ou  mieux  de  métal 
d'une  seule  pièce,  ou  composé  de  plusieurs  par- 
lies  emboîtantes,  dont  l'une  forme  une  petite  cham- 
bre intermédiaire  destinée  î»  condenser  l'eau  de-  l'air 
insufflé.  Il  est  ouvert  aux  deux  bouls  :  on  souffle 
avec  la  bouche  par  Textrémité  la  plus  ouverte,  et 
Ton  dirige  Taulre,  qui  n'est  percée  que  d'un  très- 
petit  trou,  vers  la  flamme  d'une  chandelle  ou  d'une 
lampe  à  huile,  que  Ton  darde  par  ce  moyen  sur  un 
très-petit  fragment  du  corps  sonmis  à  l'essai.  Ce 
corps  est  fixé  à  l'extrémité  d'une  petite  pince  de 
platine,  ou  contenu  dans  une  petite  cuiller  du  môme 
métal,  ou  posé  sur  une  toute  petite  coupelle  com- 
posée avec  parties  égales  d'os  calcinés  à  blanc  et  de 
terre  à  porcelaine,  ou  enfin  est  placé  au  fond  d'une 
cavité  creusée  dans  un  charbon. 

L'emploi  du  chalumeau  demande 
beaucoup  d'habitude,  d'abord  pour 
souffler  longtemps,  également,  et  sans 
discontinuer  ;  ensuite,  pour  tirer  à 
volonté  du  môme  instrument  des  ef- 
fets d'oxydation  ou  de  réduction  tout 
à  fait  opposés,  mais  qui  sont,  il  faut  le  dire,  assez  difficiles  i\ 
obtenir  d'une  manière  nette  et  tranchée. 

Pour  souffler  sans  interruption,  il  suffit  de  remplir  de  temps 
en  temps  la  poitrine,  en  aspirant  Tair  par  le  nez,  et  pendant  ce 
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Pi.',  6Î.  —  Chalumeau. 
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temps  de  continuer  à  expulser  l*air  contenu  dans  la  bouche  par 
le  seul  effet  des  muscles  des  joues. 

Pour  opérer  à  volonté  des  effets  de  réduction  ou  d'oxydation,  il 

faut  remarquer  que  la  flamme  dune  chandelle  se  compose  de 

trois  flammes  partielles  ((ig.  63)  :  1*  d'une  flamme  bleue  infé- 

EA  rieure  A  A  dont  la  tempéra- 

A  lure  est  peu  élevée  ;  2*  d'une 

/  \  flamme  intérieure  BG  allon- 

y  gée,  nébuleuse  ou  obscure, 

\  où  la  température  est  plus 

\ ^^  .  élevée,  mais  qui  contient 

■A--------  ^^::.^    encore  des  gaz  combusti- 

_^  iiV— --'"  blés  non  brûlés  ;  3®  d'une 

[         I  flamme  extérieure  DE  al- 

I  I  longée,    blanche    et  très- 

\  !  éclairante,  où  s'opère  Ten- 

'  tière  combustion  du  char- 

Fig.  63.  —  Flamme  dune  chandelle.  boU.    C'CSl  VCFS    rextrémité 

de  cette  flamme  que  se 
trouve  le  point  de  la  plus  forle  chaleur. 

Si  donc,  lorsque  la  combustion  est  rendue  plus  active  cl  plus 
complète  par  le  chalumeau,  on  présente  un  métal  oxydable  à 
rextrémité  E' de  la  flamme  extérieure,  où  les  principes  com- 
buslibles  sont  enlièrcment  brûlés ,  et  où  rien  ne  préserve  le 
mêlai  de  l'action  de  Tair,  il  y  aura  oxydation;  mais  si  l'on  porte 
l'oxyde  jusque  dans  la  llarame  obscure  intérieure,  il  sera  réduit. 
Ces  résultats  peuvent  facilement  être  obtenus  plusieurs  fois, 
allernaliveuienl,  avec  le  plomb  et  le  cuivre;  moins  facilement 
avec  réiain. 

Voici  quelques  autres  résultats  qui  peuvent  ôlre  obtenus  à 
Taide  du  chalumeau. 

Prenez  un  fragment  d'un  minerai  quelconque  de  cuivre;  ré- 
duisez le  en  poudre  très-fine  dans  un  morlier  d'agate,  et  mé- 
langez-le avec  une  certaine  quantité  de  carbonate  de  soude  sec. 
Humectez  le  mélange  avec  une  petite  goutle  d'eau,  placez-le 
dans  le  creux  d'un  charbon  et  chaulfez  graduellement,  au  feu  de 
réduction,  jusqu'à  ce  que  le  mélange  londu  ait  été  entièrement 
absorbé  par  le  charbon.  Si  lout  n'est  pas  disparu,  on  ajoute  un 
peu  de  carbonate  de  soude  et  Ton  chauO'e  de  nouveau,  jusqu'à 
ce  que  tout  suit  absorbé.  Alors,  le  charbon  élant  éteint,  on 
enlève  avec  un  couteau  toute  la  partie  qui  se  trojve  imprégnée 
(lii  mélange  fondu,  et  on  la  broie  avec  de  l'eau,  dans  le  mortier 
d'agate.  On  laisse  reposer  ;  on  décante  l'eau,  qui  entraine  avec 
elle  la  soude  et  le  charbon  et  laisse  la  substance  métallique.  On 
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recommence  le  broiement  et  le  lavage  jusqu'à  ce  que  le  métal 
reste  seul  sous  la  forme  de  particules  rouges  du  plus  bel  éclat 
métallique.  Cet  essai  fait  découvrir  les  moindres  quantités  de 
cuivre  dans  un  minerai,  et  peut  également  servir  pour  le  bismuth, 
Télain,  le  plomb,  le  nickel  et  le  fer.  Il  est  inutile  pour  l'or  et  l'ar- 
gent, qui  se  réduisent  facilement  sans  addition,  à  Tétat  d'un  bou- 
ton métallique  fixe  et  malléable. 

Le  borax  purifié  et  fondu  peut  servir  à  reconnaître  un  certain 
nombre  d'oxydes  métalliques,  en  formant  avec  eux  des  verres 
diversement  colorés,  et  dont  la  couleur  varie  avec  leur  degré 
d'oxydation,  et  par  conséquent  avec  Tespèce  de  flamme  à  laquelle 
l'essai  se  trouve  soumis. 

Ainsi,  une  parcelle  presque  imperceptible  d'oxyde  de  manganèse 
élani  triturée  avec  du  borax  fondu,  placée  sur  une  petite  coupelle 
d'os  et  d'argile,  et  chauffée  au  feu  d'oxydation,  produit  un  verre 
transparent  d'une  belle  couleur  améthyste.  Ce  verre  devient  inco* 
lore  au  feu  de  réduction. 

Un  fragment  de  cobalt  gris  (sulfo-arséniure  de  cobalt)  ou  de 
cobalt  arsenical,  étant  grillé  d'abord  à  la  flamme  oxydante,  pulvé- 
risé avec  du  borax  et  fondu  sur  une  petite  coupelle,  forme  un  verre 
transparent  d'une  magnifique  couleur  bleue'. 

L'oxyde  de  chrome  et  les  chromâtes  colorent  le  borax  en  vert 
d'émeraude  ;  les  oxydes  (Turane,  en  jaune  verdâlre,  qui  devient 
d'un  vert  sale  au  feu  de  réduction  ;  Y  oxyde  et  les  sels  de  cuivre^  en 
on  beau  vert  :  ce  verre  vert  devient  incolore  au  feu  de  réduction, 
et  reste  tel  tant  qu'il  est  fondu  ;  mais  il  prend  une  couleur  rouge 
et  devient  opaque  en  se  refroidissant. 

Le  peroxyde  de  fer,  fondu  avec  le  borax  au  feu  d'oxydation, 
forme  un  verre  d'un  rouge  sombre,  qui  pâlit  et  devient  jaunâtre 
en  refroidissant.  Au  feu  de  réduction,  le  verre  prend  la  couleur 
verte  des  sels  de  protoxyde  de  fer.  On  peut  en  général  accélérer 
les  différentes  réductions  qui  viennent  d'être  indiquées  et  les 
rendre  plus  tranchées,  en  introduisant  dans  le  verre  fondu  une 
petite  parcelle  d'étain. 

ActioM  de  Teau. 

L'eau  dissout  très-facilement  quelques  minéraux,  tels  que 
le  sulfafe  de  fer,  le  nitrate  de  potasse,  le  chlorure  de  sodium  ;  quel- 
quefois elle  les  dissout  très-difficilement  et  en  petite  quantité  : 
exemple,  le  sulfate  de  chaux  ;  d'autres  fois  encore  elle  ne  les 
dissout  pas  du  tout,  comme  le  carbonate  de  chauxy  le  carbonate 
de  baryte^  les  sulfates  de  baryte  et  de  strontiane  et  beaucoup 
d'autres. 
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Action  des  acides. 

Les  acides  agissent  sur  les  minéraux  de  plusieurs  manières 
différentes  ;  mais  c'est  surtout  l'acide  nitrique  qui  est  d'un  usage 
très-fréquent. 

Tantôt  il  est  tout  à  fait  sans  aclion,  comme  sur  l'or,  \q platine, 
le  quartz,  le  sulfate  de  baryte, 

Tanlôt  il  les  dissout  sans  effervescence,  comme  les  phosphates 
de  chaux  et  de  plomb. 

D'autres  fois  il  les  dissout  avec  effervescence  d'acide  carbor 
nique  :  exemples,  les  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie;  mais  non 
\e  carbonate  de  ôaryfe  naturel,  qui  ne  s'y  dissout  qu'après  avoir 
été  désagrégé  par  la  calcination  ou  la  pulvérisation.  Quelques 
métaux  natifs  ou  oxydulés  se  dissolvent  dans  l'acide  nilrique  avec 
une  effervescence  de  gaz  nitreux  qui  devient  rutilant  au  contact 
de  l'air;  tels  sont  le  mercure,  Vargenty  le  cuivre,  le  bismuth  nadf 
et  le  cuivre  oxydulé. 

Du  reste,  les  actions  chimiques  qui  servent  à  distinguer  les 
miiiéraux  sont  tellement  variées  et  propres  à  chacun,  qu'il  n'est 
guère  possible  de  les  énoncer  d'une  manière  générale,  et  qu'il 
faut  les  renvoyer  à  leur  histoire  particulière. 

GISEMENT  DES  MINÉRAUX. 

[L'histoire  d'un  minéral  ne  serait  pas  complète  si  on  n'indi- 
quait, à  côté  de  ses  caractères,  la  position  qu'il  occupe  dar.s  les 
couches  terrestres.  Les  particularités  du  gisement  des  espèces 
seront  exposées  dans  l'étude  spéciale  de  chacune  d'elles  ;  mais 
nous  devons,  pour  être  bien  compris,  donner  ici  quelques  no- 
tions générales  sur  les  terrains  et  expliquer  un  certain  nombre  de 
termes  que  nous  aurons  souvent  à  employer. 

Les  minéraux  affectent  dans  la  nature  deux  manières  d'être  ; 
tantôt  ils  forment  de  grandes  masses,  entrant  comme  éléments 
dans  l'écorce  terrestre,  et  auxquelles  on  donne  le  nom  de  roches  ; 
tanlôt  ils  sont  disséminés  au  milieu  de  ces  masses  et  ne  peuvent 
être  regardés  que  comme  un  accident  dans  la  constitution  de 
notre  globe. 

Les  roches  sont  simples,  formées  d'une  seide  espèce  minéra- 
logique,  ou  composées  de  plusieurs  minéraux  associés  ensemble. 
On  les  dislingue  ainsi  par  la  nature  minéralogique,  et  les  com- 
binaisons diverses  des  éléments  qui  les  constituenL  Mais  elles 
diffèrent  aussi  par  leur  origine  et  par  l'époque  de  leur  forma- 
tion. 
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Les  unes  paraisscDt  avoir  subi  une  fusion  ignée  ou  du  moins 
avoir  été  amenées  à  un  certain  état  de  ramollissement  par  l'ac- 
tion de  la  chaleur  centrale  du  globe  combinée  avec  celle  de 
l'eau  et  d'une  forte  pression.  Elles  ont  une  structure  cristalline 
ou  vitreuse,  sont  massives,  sans  couches  régulières,  et  ne  ren- 
fermenl  pas  de  débris  organiques.  On  leur  a  donné  le  nom  de 
roches  ignées,  plutonùfues  ou  massives.  Elles  constituent  la  base 
ou  le  support  des  terrains  dont  se  compose  la  croûte  terrestre, 
el  ont  en  outre  apparu  à  (outes  les  époques,  soit  en  masses 
presque  solides,  soit  en  pâle  à  demi  fondue,  soit  à  l'état  de  fu* 
slon  complète.  Les  laves  volcaniques  actuelles  appartiennent  à  ce 
groupe. 

D'autres  roches  portent  le  nom  de  roches  aqueuses,  neptuniennesy 
ou  sédimentaires.  Elles  sont  en  couches  étendues  et  régulières^ 
formées  de  matières  compactes  ou  terreuses,  et  renferment  des 
fossiles  ou  débris  organiques  provenant  des  plantes  ou  des  ani- 
maux qui  vivaient  à  l'époque  de  leur  formation. 

EnHu  un  cerlain  nombre  de  roches  paraissent  avoir  été  formées 
primitivement  par  voie  aqueuse,  mais  s'être  modifiées  ou  altérées 
sous  l'influence  de  la  chaleur,  combinée  avec  celle  des  sources 
minérales,  gazeuses  ou  liquides.  Ce  sont  les  roches  métamorphiques. 

Toutes  ces  roches  forment,  par  leurs  associations,  des  groupes 
auxquels  on  a  donné  le  nom  de  terrains,  et  que  les  géologues  ont 
classés,  d'après  leur  âge  relatif,  eu  un  certain  nombre  de  périodes. 

Nous  allons  les  indiquer  ici  : 

Au-dessus  de  terrains  massifs  {granit,  syénite,  protogyne,  etc.), 
qui  servent  de  support,  se  trouvent,  étages  de  bas  en  haut  : 

1®  Les  terrains  primitifs  ou  terrains  des  schistes  cristallins 
(gneiss,  micaschistes,  schistes  talqueux,  phyllades),  qu'on  re- 
garde comme  des  terrains  métamorphiques.  C'est  dans  ces  cou- 
ches et  dans  les  terrains  massifs  sur  lesquels  elles  s'appuient,  que 
se  sont  sublimés  ou  condensés  la  plupart  des  substances  métalli- 
ques et  beaucoup  de  composés  siliceux  {tourmalinCy  topaze,  hya- 
cinthe^ améthyste,  cristal  de  roche).  A  ces  terrains  sont  quelquefois 
subordonnés  des  bancs  de  calcaires  salins  et  saccharoïdes. 

2*  Les  terrains  de  transition.  Ce  sont  les  premiers  terrains  de  la 
série  des  couches  fossilifères  :  on  y  rencontre  des  débris  de  zoo- 
phytes,  de  mollusques  et  même  de  poissons,  et  comme  fossiles 
particulièrement  caractéristiques  des  trilobites  (genre  éteint  de 
crustacés).  Ils  donnant,  entre  autres  produits  utiles,  des  ardoises, 
des  pierres  à  rasoirs,  des  pierres  à  aiguiser,  des  marbres  colorés, 
enfin  des  masses  considérables  de  combustibles  charbonneux, 
connus  sous  le  nom  à* anthracite  et  de  houille. 

Les  divers  étages  de  ces  terrains  de  transition  ont  été  désignés 
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SOUS  les  noms  de  :  terrains  cambrien  ou  cumbrien,  silurien,  devo- 
nien,  calcaire  carbonifère,  houiltter. 

S^  Les  terrains  secondaires.  Ils  sont  caractérisés  par  la  présence 
de  bélemnites  et  A'ammonites  (genres  éteints  de  mollusques  cépha- 
lopodes) et  contiennent  des  ossements  de  sauriens  gigantesques 
{ichihyosatxres,  plésiosaures,  ptérodactyles,  etc.).  Ou  y  distingue  le 
terrain  pénéen,  riche  en  minéraux  de  cuivre  ;  les  terrains  de  trias, 
auxquels  se  rattachent  de  nombreux  dépôts  de  gypse  et  de  sel 
gemme  ;  les  terrains  jurassiques  subdivisés  en  deux  systèmes  :  le 
système  du  lias  et  le  système  oolithique;  enfln  les  terrains  crétacés, 
contenant  les  couches  de  la  craie  blanche. 

4^  Les  terrains  tertiaires.  Ils  renferment  de  nombreux  débris 
de  mammifères  et  d'oiseaux,  et  des  coquilles  appartenant  aux 
espèces  actuellement  vivantes.  On  les  divise  en  ta^ains  tertiaires 
inférieurs,  très-développés  aux  environs  de  Paris  et  y  donnant  le 
gypse  et  la  pierre  meulière  ;  terrains  tertiaires  moyens  et  tertiaires 
supérieurs. 

5**  Les  terrains  de  transport  ou  diluviens.  Ils  n'offrent  plus  les  ca- 
ractères de  sédiments  déposés  tranquillement  au  sein  des  eaux, 
mais  plutôt  de  dépôts  irréguliers,  résultant  d'un  transport  brusque 
et  plus  ou  moins  violent.  C'est  dans  les  débris  ainsi  arrachés  aux 
autres  terrains  que  se  trouvent  en  abondance  des  minéraux  de 
grand  prix  (or,  platine,  diamant,  pierres  précieuses). 

Ces  terrains  de  transport  nous  conduisent  jusqu'à  la  période 
des  alluvions  modernes  et  à  l'époque  actuelle  (1).] 

CLASSIFICATION  DES  MINÉRAUX. 

Si  l'on  s'en  rapportait  aux  opinions  émises  dans  un  grand 
nombre  d'ouvrages,  on  devrait  distinguer  plusieurs  écoles  ou 
plusieurs  systèmes  de  classiûcations  minéralogiques,  les  pre- 
mières étant  fondées  uniquement  sur  les  caractères  extérieurs, 
les  secondes  se  trouvant  établies  à  la  fois  sur  la  composition  chi- 
mique et  sur  les  caractères  physiques,  enfin  d'autres  reposant  uni- 
quement sur  la  composition  chimique  ;  mais,  en  réalité,  toutes 
ces  classifications  sont  fondées  principalement  sur  la  nature 
chimique  des  minéraux,  autant  qu'elle  a  pu  être  connue  de  leurs 
auteurs  ;  et  la  classification  d'Avicenne,  par  exemple,  que  Ton 
donne  comme  un  exemple  d'une  classification  fondée  unique- 
ment sur  les  caractères  extérieurs,  et  qui  divisait  les  minéraux 
en  pierreSy  sels,  bitumes  et  métaux,  était  une  classification  chimi- 
que telle  qu'Avicenne  pouvait  la  faire,  et  tout  aussi  chimique 

(I)  Voyez  Contejean,  Éiéfnents  de  géologie  et  de  paléontologie,  Paris,  1874, 
1  vol.  in-8*  avec  4i»?  flg. 
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que  celles  de  Werner,  d'Hausroann,  de  Haûy,  de  Beudant,  de 
Brongniart,  et  que  les  deux  de  Berzelius.  Seulement  la  chimie  ve- 
Dait  éclairer  de  plus  en  plus  la  vraie  nature  des  minéraux,  et  leur 
classification  en  devenait  plus  parfaite.  C'est  donc,  à  toon  avis,  la 
meilleure  classification  chimique  qui  sera  la  meilleure  base  de 
la  classification  minéralogique.  Or,  en  comparant  les  classifica- 
tions chimiques  les  plus  récemment  publiées,  je  persiste  dans 
ropinion  que  la  meilleure  est  celle  qui  range  tous  les  corps  sim- 
ples en  une  série  fondée,  autant  que  possible,  sur  leur  caractère 
électro-chimique,  et  séparée  en  genres  naturels  par  un  ensemble 
de  propriétés  communes  à  chaque  groupe  partiel. 

Hais  il  se  présente  ici  une  assez  grande  difficulté  à  résoudre  : 
étant  donnée  la  série  électro-chimique  des  corps  simples,  est-il 
préférable  de  fonder  les  familles  sur  les  éléments  les  plus  électro- 
négatifs, comme  en  chimie,  et  de  comprendre  dans  chaque  fa- 
mille les  composés  d*un  môme  corps  négatif,  par  exemple  l'oxy- 
gène, avec  tous  ceux  qui  sont  plus  positifs  que  lui  {soufre,  carbone, 
fer,  cuivre^  etc.)  ;  ou  bien  faut-il  faire  le  contraire  ? 

Jusque  dans  ces  dernières  années,  la  plupart  des  minéralogistes, 
Haiiy,  Brongniart,  et  Berzelius  (1),  avaient  disposé  les  minéraux 
de  cette  dernière  manière  ;  c'est-à-dire,  par  exemple,  que  le  fer, 
métal  positif,  formait  une  famille  dans  laquelle  se  trouvaient 
rangés  d'abord  le  fer  natif,  puis  tous  les  composés  naturels  du 
fer  avec  les  corps  électro-négatifs,  tels  que  Voxygene,  le  soufre, 
Varsenic  ;  enfin  les  composés  A'oxydes  de  fer  (éléments  positifs  des 
combinaisons)  avec  les  acides  sulfwique,  carbonique,  phospho- 
riqve,  etc.  Mais,  en  18^5,  Berzelius  a  publié  une  méthode  tout 
opposée,  se  fondant  surtout  sur  ce  qu'un  grand  nombre  de  bases 
oxydées,  composées  d'un  même  nombre  d'atomes  élémentaires, 
peuvent  se  remplacer  dans  les  minéraux,  sans  en  changer  la 
forme  cristalline,  ni  d'autres  principales  propriétés,  de  sorte  que 
l'analogie  naturelle  demande  le  rapprochement  de  ces  composés 
salins  qui,  dans  Tautre  méthode,  se  trouvent  dispersés  dans  au- 
tant de  familles  différentes  (2).  Malgré  l'autorité  d'un  si  grand 
nom,  et  malgré  celle  de  Beudant,  qui  a  publié  un  système  de  mi- 

(1)  Berzelius,  Système  de  minéralogie.  Paris,  1819. 

{%)  Ainsi  que  je  Tai  déjà  dit,  on  nomme  isomorphes  les  corps  qui  peuvent 
ainsi  se  substituer  dans  les  combinaisons,  sans  en  changer  le  système  de  cris- 
tallisation. Ainsi  l'acide  phospborique  P*0*  et  Tacide  arsenique  xVs^O*  sont  iso- 
morphes et  forment  des  sels  presque  semblables,  et  qui  se  mélangent  dans  la 
nature  sans  aucun  rapport  fixe.  Pareillement  la  chaux,  la  magnésie,  l'oxyde  de 
zinc  et  les  protoxydes  de  fer  et  de  manganèse,  tous  formés  suivant  la  formule  RO, 
nous  offrent  des  sels  dont  la  cristallisation  est  presque  identique,  et  que  Ton 
trouve  très-souvent  mélangés.  U  en  est  de  même  de  Talumine  et  des  sesqui- 
oxydes  de  fer,  de  cobalt  et  de  manganèse,  dont  la  formule  générale  est  R^O'  ; 
H  représentant  le  radical  métallique,  et  0  Toxygène. 
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néralogie  en  partie  fondé,  sur  le  même  principe  (1),  je  pense  que, 
pour  la  minéralogie a/}/>/t^n<^e,  il  est  préférable  déranger  les  corps 
li'après  leur  radical  cuivre,  fer,  plomb,  zinc,  etc.,  parce  que,  en 
effel,  c'esl  presque  toujours  le  radical  qui  donne  aux  minéraux 
rimporlance  dont  ils  jouissent,  et  qui  détermine  leur  mode  d'ex- 
ploitation et  leurs  applications  industrielles. 

La  méthode  que  nous  suivrons  est  donc  calquée  sur  celle  que 
Berzelius  a  publiée  en  1819,  et  que  MM.  Girardin  et  Lecoqont 
adoptée  (2).  C'est-h-dire  que  nous  commencerons  par  les  corps 
les  plus  électro-négatifs,  ou  par  les  métalloïdes,  tels  quelle 
souffle,  le  carbone,  le  bore  et  le  silidum.  Puis  viendront  les  mé  ^ 
taux  électro-négatifs,  comme  Y  arsenic,  Vantimoine,  Vor,  le  pfa- 
tine,  etc.  ;  et  à  la  un  se  trouveront  placés  les  métaux  les  plus 
électro  positifs,  tels  que  le  fer,  le  manganèse,  Valuminium,  le  ma- 
gnésium,X^calcium,  lestronCîum,  le  baryum,  \esodium,  ei\e potassium. 

Chacun  de  ces  corps  sera  le  type  ou  le  fondement  d'une  famille 
qui  sera  composée,  outre  le  corps  lui-môme,  de  ses  composés 
naturels  avec  les  corps  plus  électro-négatifs  que  lui.  Ainsi  la  fa- 
mille du  soufre  sera  formée  du  soufre  nafif, 

De  V acide  sulfureux  (gaz  des  volcans), 

De  V acide  suif urique  (lacs  acides). 

Le  bore  n'existe  pas  à  l'état  natif,  et  ne  se  trouve  qu'à  l'état 
d'acide  borique  ;  la  famille  du  bore  ne  comprendra  donc  qu'une 
seule  espèce,  Vacide  borique.  Quant  au  borale  de  soude,  dans  le- 
quel l'acide  borique  est  négatif  par  rapport  à  la  soude,  ou  le 
bore  par  rapport  au  sodium,  c'est  évidemment  dans  la  famille  du 
sodium  que  ce  sel  devra  être  rangé. 

La  famille  de  l'arsenic  comprendra  quatre  espèces  : 
.   Arsenic  nalif, 

Arsenic  sulfuré  rouge  ou  réalyar. 

Arsenic  sulfuré  jaune  ou  orpiment, 

Arsenic  oxydé  ou  acide  arsénieux. 
Tandis  que  Varséniale  de  cobalt  fera  partie  des  composés  cobal- 
tiques  ;  ainsi  des  autres. 

Ampère  est  le  premier  qui  ait  tenté  d'établir  une  classifica- 
tion naturelle  des  corps  simples  fondée  à  la  fois  sur  leurs  rap- 
ports électriques  et  sur  l'ensemble  de  leurs  propriétés  chimi- 
ques. J'ai  fait  subir  à  celte  classiQcation  plusieurs  modillcations 
nécessaires  (3).  Aujourd'hui  je  fais  éprouver  à  cette  classilication 

(1)  Beudant,  Trailé  élémentaire  de  minéralogie,  Paris,  1830,  2  vol.  in-8".  — 
Cours  élémentaire  d'histoire  naturelle,  Minéralogie.  Paris,  1842,  in-12. 

(2)  Girardin  et  Lecoq,  Éléments  de  minéralogie^  1826. 

(3)  N.  E.  Henry  et  Guibourt,  Pharmacopée  raisonnée  ou  Traité  de  pharmacie 
pratique  et  théorique^  3"  édit.  Paris,  i84*,  in-8*. 
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on  nouveau  changement  qui  consiste  à  retirer  les  chromides 
d'eolre  les  borides  et  les  plalinides,  quels  que  soient  les  rap- 
ports qui  les  rapprochent  de  ces  deux  genres  de  corps,  pour  les 
placer  entre  les  cassitérides  et  les  sidérides  auxquelles  ils  s'unis- 
sent, d'une  part  par  le  tantale  et  le  titane,  et  de  l'autre  par  le 
chrome  et  Turane.  Hais  alors  le  zinc,  et  le  cadmium  qui  le  suit 
nêcéssaireoient,  ne  peuvent  plus  rester  avec  rélain,  et  doivent 
descendre  jusqu'au  magnésium,  avec  lequel  le  zinc  offre  de  très- 
jpaiids  rapports  naturels. 

Je  n'admets  pas  c^lie  le  fluoré  doive  quitter  le  chlore  pour  pas- 
ter  avec  le  soufre»  ni  que  le  bismuth  doive  être  sép<aré  du  plomb 
pour  aller  joindre  l'antimoine  et  Tarsenic.  Je  laisse  l'hydrogène 
avec  le  carbone,  quelles  que  soient  les  différences  qu'ils  présen- 
tent dans  leurs  composés,  à  cause  de  leur  origine  commune,  de 
leur  combustibilité  à  peu  près  égale  et  de  leur  union  constante 
dans  les  corps  minéraux  dérivés  d'origine  organique.  Eu  pre- 
nait celte  classiûcation  ainsi  modifiée  pour  base  de  la  cla<>si{ica- 
Uon  minéralogique,  il  me  restera  deux  observations  à  faire.  La 
|>remkre  est  qu'il  n'ya  pas  autant  de  familles  minéralogiquesque 
de  corps  simples  :  d'abord  parce  que  Voxyghae,  qui  est  le  premier 
de  toi^s,  n'existe  libre  que  dans  l'air  atmosphérique^  et  qu'il  ne 
peut  jse  combiner  à, aucun  autre  corps  plus  électro-négatif  que 
lui  mûme  ;  ensuite  parce  que  les  quatre  corps  qui  le  suivent 
[fluor^^  chlore^  brome,  ivde)  ne  se  trouvent  ni  libres  ni  combinés 
entre  eux,  oo  à  Toxjgène,  de  sorte  que  tous  leurs  composés  na- 
turels-se  trouvent  compris  dans  les  familles  suivantes,  à  la  suite 
du.corps  él^ctro- positif  qui  leur  sert  de  radical. 

Nous  devrions  donc  commencer  les  familles  minéi^alogiqUes 
m  ioufre^  zn  séléntim  et  au  /«'//ure;  viendraient  ensuite  Varsenic 
et  Vantimoine;  ppis  le  carbone^  le  bore,  et  le  silicium  ;  enûn  les  mé- 
tau.Xr  j>roprem€)nt  dits.  Mais  voici  en  quoi  consiste  ma  seconde 
obsçrvaUoDe:  c'est  qxie,  pour  éloigner  le  moins  possible  le  tellure, 
l'arsenic  et  TantimoijaQ  des  métaux,  avec  lesquels  ils  présentent 
de  grands  râppc^rls  physiques;  enûn  pour  mettre  hors  de  ligne 
Tactde  ^ilicique  qui  «e  ressemble  à  rien  qu'à  lui-même,  ou  à  l'a- 
cide borique,  et  qui  est  incomparablement  à  tous  les  autres  corps 
le  plus  abondant  de  la  croule  solide  du  globe,  je  suis  d'avis  de 
commeacer, les.  familles  minéralogiques  par  celles  du  sriicium, 
du  bore  et  du  carbone;  puis  viendront  celles  du  soufre,  du  sé- 
lénium, du  tellure,  de  l'arsenic  et  de  Tantimoine;  enQu  celles 
fornaées  par  les'  métaux  proprement  dits.  Voici  le  tiibleau  de 
cette  classiftcation  : 


GciwosT,  Drogues,  7«  édit.  T.  I.  —  6 
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C^lftMlflcAltoB  Bstnclle  dlcs  corps  •împUm  Mrramt  die  iMMe 
à  la  el«MlflcaU«B  mlaéralofl^Be. 


GENRES* 

ESPÈCES. 

i 

1 

Nitiii. 

d 

MM 

mIiciIoi. 

m 

miK. 
MMcrfjire. 

1000 
m 

I.  ZoiKtbE 

1.  Oxygène... 

0 

1,1057  i 

100 

10 

II.  BromoIoes 

m.  Thionides 

IV.  AftsàNmn 

y.  Amthbacidis.  . . . 

VI.  BORIOBS 

Vn.  Plantinidbs  . . 
vin.  Abgybidis.... 

IX.  CASSITtelDBS... 

2.  Fluoré 

3.  Chlore  . . .  . 

4.  Brome 

5.  Iode 

F 

a 

Bm 
I 

î,*4    « 

2,966 

4,94H 

118,75 
221,64 

793 

8,4210 
4,5118 

1,262 

6.  Soufre 

7.  Sélénium... 

8.  Tellure 

S 

Se 

Te 

2,087 
4.370 
6,258 

200 

405,28 

801,5 

5 

?,0190 
1,2476 

9.  Azote 

10.  Phosphore.. 

11.  Arsenic... . 

12.  Antimoine.. 

Az 

P 

As 

Sb 

0,972  » 
•  1.77 
5,750 
6,702 

87,50 
193,75 
4fi8,75 
806,45 

11,4285 
5,1618 
2,1333 
1,Î4 

13.  Hydrogène.. 

14.  Carbone... 

H 
C 

0,0692  « 
«,5« 

4'"" 

160 
13,33 

15.  Boxe 

16.  SiUcium  .. 

B 

Si 

2,68 

136,15 
266.74 

7,3447 
3,7452 

17.  Osmium... 

18.  Iridium.... 

19.  Platine 

20.  PaUadium.. 

21.  Rhodium... 

22.  Ruthénium. 

23.  Or 

Os 

Ir 

Pt 

Pd 

R 

Rt 

Au 

21,40 
18,6.'^ 
21,46 
11,3 
11 
lia  lf,4 
19,268 

1242,62 
123?,08 
1232,08 
665,47 
651,96 
650 
12^9.16 

0,8005 
0,8116 
0,81  6 
1,5207 
1,5334 
1,5384 
0,H135 

24.  Argent 

25.  Mercure.... 

26.  Plomb 

27.  Bismuth.... 

Ag 

Hg 

Pb 
Bi 

10,474 
13,568  > 
14,391  ^ 
11,35 
9,83 

1319,01 
1250 
1?94,50 
13d0,38 

0,7412 

0,8 

0,7725 
0,7516 

28.  Étain. 

Sn 

7,29 

735,3 

1,862 

«Gtieux.  — t  Liquide. - 

-  s  Diamant  »  *  So 

lide. 
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"■ 

Hm 

IKTIH. 

GENRES. 

ESPÈCES. 

g 

lUMti. 

■iHiilihi. 

■•léMlalrt. 

i 

d 

m 

iOOO 
m 

29.  Nlobium.... 

Nb 

6,30 

610,26 

1,6386 

30.  Pélopium... 

Pp 

» 

» 

» 

X.TITANIDBS 

31.  Tanule.... 

Ta 

10.06 

860.26 

1,1622 

32.  Ilménium... 

Im 

» 

786,59? 

» 

33.  Titane 

Ti 

5,3 

314,70 

3,1839 

31.  Tungstène.. 

Tg 

1Î.6 

1150 

0,P695 

3.S.  Molybdène  . 

Mo 

8,615 

575,83 

l,70i« 

XI.  Chroiiibbs 

36.  Vanadium.  . 

V 

3,61 

855,84 

2,8102 

I37>  Chrome •«.• 

Cr 

5,0 

328,50 

3»441 

'  36.  Uranium . . . 

U 

18,4 

750 

1,3383 

8».  Cuivre 

Cu 

8,85 

396,60 

2,5214 

. 

40.  Nickel 

Nk 

8,<(79 

360,75 

2,7045 

XIL  SiDÉBIOBS 

41.  Cobalt 

Co 

8,513 

368,99 

2,71 

|42.  Fer 

Fe 

7,788 

350 

2.357 

^43.  Manganèse. 

Mn 

7.138 

344,68 

2,9001 

44.  Didymium.. 

IS.  Cénum 

46.  Erbium 

D 

n 

6207 

» 

xra.caii>Bs 

Ce 
E 

9 
n 

590,80 

1,6913 

1 47.  Terbium  . . .' 

Tb 

» 

48.  Yttrium.... 

Y 

» 

402,31 

2,4856 

40.  Thorium... 

Tr 

J» 

743,86 

1,3443 

XIY.  ZimcoNiDBS. ..  ^ 

50.  Lanthanium 

La 

» 

588,30 

1,6998 

SI.  Glucium  .. 

G 

2.1 

87,12 

11,3636 

5Î.  Zirconium. . 

Zr 

» 

419,73 

2,3822 

S3.  Aluminium. 

Al 

2,67 

170,88 

5,8520 

54.  Calcium.... 

Cd 

8,604 

700 

1,4285 

XY.  MAGNiSlDBS... 

55.  Zinc 

Zn 

6,s6 

406,50 

2,4600 

66.  Magnésium. 

Mg 

1,43 

150 

6,6666 

57.  Calcium. . . . 

Ca 

1,584 

250 

i 

XVI.  Galcidbs 

.S8.  Strontium.. 

Sr 

2,541 

548 

t,82«8 

50.  Baryum... . 

Ba 

» 

858 

1,1655 

60.  Lithium 

Li 

0,5396 

80,33 

12,448« 

61.  Sodium 

Sdoo  Na 

0,972 

287,50 

3,4783 

XVn.  Téphbalides.  i 

6?.  Potassium  . 
U3.  Rubidium  . . 

PSooK 

Rb 

0,8G5 

48H,9.1 
1067,00 

2,045ï  1 
0,*»372 

64.  Césium 

Cm 

9 

1541,87 

0,6485 

65.  ThalUum... 

Tl 

11,861 

550 

0,3U20 

06.  Indium 

In 

7,3 

464,9 

2,1303 

67.  Ammonium 

Am 

» 

112,50 

8,8889 
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ACIDES. 


Antimoiiieai . 
Antimonique. , 
Araénieux.... 
Ars^)ique..... 
Asotique..... . 

borii^ae 

CtrbQniqoe... 
Chroojique. . . 
Molybdique.. 
l'bosphoriqiie. 

Siliriaue 

Sui^tque.... 
Siilfurique...< 
Titnialique... 
Titanique. . . . 
Tungstiquc... 
Vaiiadique. .... 


SIGITBS. 


Sb»0* 

SbK)» 

A»«0» 

A»«0* 

A*«0» 

BO* 

CO* 

CrO» 

MoO« 

P«0» 

50» 

8nO> 

S0« 

TaO» 

TiO« 

TkO« 

V0« 


i 


2012,90 
2112,90 
7231,M) 
1437,50 

67» 

436,1& 

2U 

628,So 

8'}S,K3 

893»75 

56t>,74 

935,3 

600 

1737,62 
6»  4,70 

1450 

10S5,S4 


0,4008 
0,4733 
0,ft4>8i 
0,6957 
U481» 

3,8304 

1,5910 

1,1.420 

1,0007 

1.764t 

1.0602 

2 

0,575S 

t9i29 

0,689G 

0,9557 


£  i 

S  I 

M 

O 


19,87 

23,66 

24,24 

34,78 

î»,Off 

68,78 

72,78 

4:,75 

83,38 

55,56 

52,93 

11,88 

60 

UJSi 

89,71 

20,28 

25.93 


Tableau  des  Baars. 


BASES. 


Oxaro  hjdriqae  ou  eau 

—  antimonique 

<^      argentique 

—  merciirique...... 

—  plombiquc 

—  biamutbique 

—  diromique ; 

—  urunique 

—  cuivreux r.«.. 

—  ,  ctiitrique , 

— '  *  nickeleuz. 

-y*     nickeliquo.... , 

-^  '    cobaltaux 

—  '  cobaltique....^ 

.—      ferreux 

--      ferrique 

— ' --  manganetit... 

—,  ,  nanganoso-manganique. 

"  n^anga nique. 


SIGIIBS. 


Bi-oxure  manganique. I    MnO* 


H>OMAq 
SbK)* 
AgO 
HgO 
PbO 
Bi'O» 
Cr«0« 
UK)> 
Cu*0 
CuO 
^iO 
Ni«0« 
CoO 
Co«0' 
FeO 
Fe'O» 
MnO 
Mn«0* 
MnK)' 


112,50 
191?,90 
1349,01 
1350 
1394,50 
296i»,74 

957,00 
18H0 

893,20 

490,6) 

469,67 
103U,50 

46H,99 
lOit.OO 

450 
KiOO 

444,6S 
1434,04 

Osy,  6 

S44,H8 


M 

9a 


$ 

I 


8,88^9 

88.89 

0,5228 

15,68 

0,6899 

6,90 

0,740? 

7,41 

0,7171 

7,17 

0,3  i7  7 

10,13 

1,0414 

Zï\m 

0,.'»556 

16,67 

1,1195 

11,19 

2,01.6 

30,14 

2,1288 

ÎI,  • 

0,9619 

28,8G 

2,13-22 

21,82 

0,9034 

28,90 

2,2222 

52,22 

1 

80 

2,2488 

22,48 

0,7(i72 

27,26 

1,0102 

2i),6fi 

f,835U 

35,98 
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BASES. 


SIGNBS. 


Oxure  céreui 

—  yttrique.... 

—  tboriqae  . . . 

—  lanthaniqae. 

—  Cacique  • . . 

—  lirconiqae . . 

—  alaminique . 
cadmique... 

—  zinciqoe.... 
^  magnésique 

—  calciqae  . . . . 
-^  vtrontiqoe.. 

—  barytiqne . . 

—  Utbiqne 

^  todiqne..... 

—  potassique . . 


CeO 
YO 
ThO 
LaO 

a«o» 

Zr^O» 

Al«0» 

CdO 

ZnO 

MgO 

CaO 

SrO 

BaO 

LiO 

SdO 

PbO 


S  3 

o 

ta 


i 


e90,80 

8fH,K6 
«88,30 
474,24 
1139,46 
641,96 
8(10 
&l?,f6 
1^0,00 
360 
648 
9o8 
1^0.33 
387,50 
688,93 


1,447.'> 
i,9iK'8 
t,l8&0 
1,4528 
2,1086 
0,88f)3 
1,.'^577 
l,?500 
1,9525 
4,«KI00 
2,857  i 
1,5432 
1,0438 
5.545» 
2,5806 
1,6982 


S  S 


o 


14,47 

19.90 

11,85 

14,52 

63,26 

26,31 

46,71 

12,50 

19^52 

40 

28,57 

15,48 

10,44 

55,45 

25,81 

1«,V8 


ConTersioa   d^une   analyse    chimique    en  formule. 

J'ai  fail  suivre  le  lableau  des  corps  sttiiples  de  celui  des  prin- 
cipaux acides  et  des  bases  qui  constituent  le  plus  ordinairement 
ies  minéraut,  et  j'ai  ajouté  aux  uns  et  aux  autres  leur  signe  ou 
formule  chimique»  leur  poids  moléculaire,  et  une  dernière  co* 
loDDo  comprenanl  ce  que  Rappelle  leur  rhuHiplicateur  molécuiatre^ 
dont  l'usage  est  de  faciliter  considérablement  la  conversion  de 
l'analyse  quantitative  d'un  minéral  en  sa  formule  cbimique.  Yoici 
d'ailleurs  de  quelle  manière  on  s'y  prend  ordinairement  pour 
déduire  la  composition  moléculaire  d'un  minéral  xles  résultats 
de  son  analyse. 

Prenons  pour  premier  exemple  l'analyse  suivante  de  Vor  tfiUtiri 
<^gentifère  {tellure  graphique  ou  sylvane)  faite  anciennement  par 
Klaprolb:, 

Tellure 60  parties. 

OP...U. ..; 30 

Argent M».    10 

lOOparlios*  ' 

11  est  évident  que,  pour  trouver  le  nombre  des  iDoIécules  de 
lellore^  d'or  et  d'argent  contenues  dans  les  quantités  ci-dessus^ 
il  faut  diviser  ces  quantités  par  le  poids  moléculaire  de  chaque 
corpi^;  et|  comme  ces  poids  moléculaires  sont  beaucoup  plus 


Digitized  by  CjOOQ IC 


70  FORMULES  CHIMIQUES. 

grands  que  les  quantités  données  par  l'analyse,  il  en  résulte  que 
les  quotients  n'offriront  que  des  fractions  assez  minimes  des 
molécules,  mais  dont  la  comparaison  fera  toujours  connaître  le 
rapport  de  ces  molécules. 

Par  exemple,  dans  l'analyse  de  l'or  tellure  argentifère^  en  di- 
visant, ainsi  qu*il  est  indiqué  ci-dessous,  les  quantités  de  l'analyse 
par  le  poids  moléculaire  de  chaque  substance,  on  trouve  : 

Poids  moléeaUire.     Rapports  moléenlaires. 

Tellure 60    ;      801,5    =    0,n7o  10 

Or 30     :     1229,16=    0,024  3 

Argent iO    :    1349,1     =    0,007,4         \ 

Les  quotients  0,075,  0,024  et  0,007.4,  indiquent  le  rapport  des 
molécules  de  chaque  substance;  et  comme  ces  nombres  sont  en- 
tre eux  très-sensiblement,  comme  iO,3  et  i,  on  en  conclut  que 
le  minéral  analysé  est  formé  de  Te*^Au'Ag. 

Maintenant,  il  est  certain  qu'au  lieu  de  représenter  le  nombre 
des  molécules  par  les  fractions  0,075, 0,034  et  0,007.4,  il  serait 
préférable  de  multiplier  ces  fractions  par  iOOO  et  de  représenter 
le  nombre  des  molécules  par  75,  24  et  7,4.  Or,  au  lieu  de  diviser 
les  quantités  de  l'analyse  par  le  nombre  moléculaire,  ou  par  m, 
et  de  multiplier  le  quotient  par  iOOO;  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
au  lieu  de  multiplier  les  quantités  de  l'analyse  par  iOOO  et  de  les 
diviser  par  m,  il  est  bien  préférable  d'opérer  par  avance  la  divi- 
sion de  iOOO  par  m  et  de  multiplier  les  quantités  de  l'analyse  par 
le  produit.  L'opération  se  dispose  de  la  manière  suivante,  en 
empruntant  au  tableau  des  corps  simples  les  multiplicateurs  du 
tellure,  de  Tor  et  de  l'argent. 

Rapports  moléculaires. 

Tellure 60    -h    l,2i76    =     75  Te>« 

Or 30    -h    0,8135    =r      24,4        Au» 

Argent 10    4-    0,7412    =       7,4        Ag 

Après  avoir  tiré  de  l'analyse  les  nombres  moléculaires  les  plus 
probables  de  chaque  corps,  il  reste  deux  choses  à  faire  pour  se 
former  une  idée  plus  nette  de  la  compositioù  du  minéral.  La 
première  est  de  repasser  de  la  formule  chimique  à  la  composition 
en  centièmes,  et  d'obtenir  ainsi  la  composition  du  minéral  dé  - 
gagée  du  mélange  possible  de  particules  étrangères  et  des  erreurs 
inévitables  de  l'analyse;  la  seconde  est  de  disposer  les  molé- 
cules du  principe  minéralisateur  ou  électro- négatif,  qui  est  ici  le 
tellure,  par  rapport  aux  deux  métaux,  de  manière  à  savoir 
sous  quel  état  de  combinaison  chacun  de  ceux-ci  se  trouve  dans 
le  itiinéraL 

Le  premier  résultat  s'obtient  très-facilement  en  multipliant  les 
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nombres  de  molécules  déduits  de  Tanalyse  par  le  poids  molécu- 
laire de  chaque  corps,  et  formant  une  somme  du  tout. 

Ainsi  10  molécules  de  tellure  ou  10  x  801,5    =     8015 

3  molécules  d'or  (3  x  1216  J) zz      3687 

1  molécule  d'argent  (l  x  1349,1). ...    zz      1349 

Somme «  13051 

Ce  nombre  représente  le  poids  moléculaire  du  composé  mi- 
néral ;  mais  si  on  le  prend  pour  la  quantité  du  minéral  qui  ait 
élé  analysée,  on  réduira  facilement  le  poids  des  composants  en 
cenliëmes,  au  moyen  des  proportions  suivantes  : 


13051  :  100 
13051  :  100 
13051     :     100 


8015  :  0?  =  61,41 
3687  :  X  =  28,25 
1349    :    X    =        10,34 

100,00 

Enfin  il  nous  reste  à  déterminer  Tétat  de  combinaison  de  cha- 
que métal  avec  le  tellure.  Pour  arriver  à  ce  résultat,  il  faut  re- 
marquer que  les  combinaisons  des  métaux  avec  le  chlore,  le 
soufre,  le  tellure,  etc.,  répondent  le  plus  ordinairement  à  leurs 
combinaisons  avec  Toxygène.  Or,  l'oxure  d'argent  contenant  une 
seule  molécule  d'oxygène  et  l'oxyde  d'or  en  contenant  trois,  il 
est  probable  que  tel  est  aussi  le  rapport  du  tellure  combiné  à  l'or 
et  à  l'argent.  Si  donc,  sur  les  tO  molécules  de  tellure  données 
par  l'analyse,  nous  en  prenons  une  pour  former  du  tellurure 
d'argent  ÂgTe,  il  en  restera  neuf  pour  les  trois  molécules  d'or,  et 
la  composition  du  minéral  pourra  être  représentée  par  AgTe  -|- 
ÂuTe^  ou  mieux  par  AgTe  -|-  3AuTe',  qui  indique  la  combi- 
naison d'une  molécule  de  tellurure  d'argent  avec  trois  molécules 
de  tri-tellurure  d'or. 

Il  est  d'autant  plus  probable  que  telle  est  la  composition  réelle 
du  tellure  graphique  analysé  par  Klaproth,  que  des  analyses  plus, 
récentes  conduisent  à  admettre  l'existence  des  mômes  tellurures 
d'or  et  d'argent,  bien  que  réunis  en  proportion  diCTérente.  Par 
exemple,  l'analyse  du  tellure  graphique  d'Offenbanya  par  M.  Pest 
présente  : 

Tellure 59,97 

Or 26,97 

Argent 11,47 

Tlomb 0,25 

Antimoine...        0.58 
Cuivre 8,76  , 

D'oîi  l'on  tire  la  formule  2AgTe  -f  SAuTe'. 


Rapports  moléealairei. 

x 

1,2476 

=      75             17 

X 

0,8135 

=      22              h 

X 

0,7H2 

=        8,5           2 
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La  mélhode  que  je  viens  d'indiquer  peut  être  employée  sans 
exception  pour  régulariser  toutes  les  analyses  minérales,  môme 
celles  des  minéraux  oxygénés.  C*est  par  cette  raison  que  j*ai  fait 
suivre  la  liste  des  corps  simples  de  celle  des  acides  el  des  bases 
oxydées  que  Ton  rencontre  le  plus  ordinairement  dans  les  miné- 
raux, en  y  joignant  leur  multiplicateur  moléculaire  ou  — — . 

Prenons  pour  exemple  l'analyse  du  pîomh  chromaté  ou  plomb 
rwge  de  Sibérie^  faite  par  Berzeltus,  et  traitons  cette  analyse 
comme  nous  avons  fait  précédemment*  Nous  aurons  : 

Rapport!  aoléeslaires. 
Acide  chromiquc...       3!,5      X      1,5910    =50  I 

Oxureplombique...      ttS,8  0,717      =      49,3       I 

100,0 

Il  résulte  évidemment  de  ce  calcul  que  le  chromaté  de  plomb 
naturel  est  un  chromaté  neutre,  formé  d*une  molécule  d'acide 
chromique  et  d'une  molécule  d'oxyde  de  plomb,  et  que  sa  for- 
mule est  PbO,C^O^  que  Ton  peut  écrire  PbCr,  en  remplaçant 
les  molécules  d'oxygène  par  un  nombre  égal  de  points  placés 
sur  le  signe  de  chaque  radical. 

Les  minéralogistes  emploient  presque  toujours  de  préférence 
une  anire  mélhode  pour  trouver  la  formule  des  composés  salins 
oxygénés,  et  cette  mélhode  consiste  à  comparer  les  quantités 
d'oxygène  de  l'acide  et  de  la  base.  Par  exemple,  étant  donnée  l'a- 
nalyse ci-dessus  du  chromaté  de  plomb,  on  calcule  combien  il 
y  a  d'oxygène  dans  l'acide  chromique  et  dans  Toxure  de  plomb, 
au  moyen  des  tables  précédente^  qui  donnent  eu  centièmes  la 
quantilîé  d'oxygène  de  ces  deux  corps.  On  trouve  alors  que 

Si  ICO  parties  d'acide  chromique  contiennent  47,75  d'oxygène« 
31,5  d'acide  en  contiennent.  .  .  .  .'  15,04 
et  que 

Si  100  parties  d'oxnre  de  plomb  contiennent  7,17  d'oxygène, 
68,5  d'oxure  en  contiennent 4,91 

On  compare  alors  les  deux  nombres  15,04  et  4,91,  qui  sont 
très-sensiblement  entre  eux  comme  3  et  1;  et  comme  une  mo- 
lécule d'acide  chromique  contient  en  effet  trois  molécules  d'oxy- 
gène, tandis  qu'une  molécule  d'oxure  de  plomb  n*en  contient 
qu'une,  on  en  conclut,  comme  nous  l'avons  fait  précédemment, 
que  le  chromaté  de  plomb  naturel  est  composé  d'une  m'olécule 
d'acide  et  une  d'oxure,  et  que  sa  formule  est  PbO,CrO^  ou 
PbCr.  Cette  mélhode  conduit  au  même  résultat  que  la  première, 
mais  elle  est  moins  directe. 
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Voici  cependriDl  sur  quoi  se  fonde  la  préférence  qu'on  lui  ac- 
corde généralement.  On  connaît  bien  en  réalité  la  composition 
eD  centième  des  acides  et  des  bases,  et  Ton  sait  par  exemple  que 

L'acide  silicique  contient  52,93  d'oxygène  pour  iOO. 

L'acide  borique 68,78 

L'acide  carbonique 72,73 

L'alumine 4«,7I  . 

Laglucîne 63,26 

F.a  zircone 2«,33,  etc. 

Mais  on  n'est  pas  certain  que  cette  quantité  d'oxygène  re- 
présente trois  molécules  d'oxygène  dans  l'acide  silicique,  trois 
dans  l'acide  borique,  deux  dans  l'acide  carbonique,  un  dans  la 
glucine,  etc.,  parce  que  l'acide  silicique,  par  exemple,  étant  le  seul 
degré  d'oxydation  connu  du  silicium,  on  ne  voit  pas  pourquoi 
on  ne  le  supposerait  pas  formé  de  SiO,  auquel  cas  le  poids  mo- 
léculaire du  silicium  se  trouverait  au  moyen  de  la  proportion 
suivante  : 

51,93     :    47,07     ::      100    :    x    =    88,9i, 

et  le  poids  moléculaire  de  la  silice  serait  I88,9i. 

Mais  on  pourrait  supposer  aussi  que  la  quantité  d*oxygène 
trouvée  dans  la  silice  en  représentât  deux  molécules,  et  dans  ce 
cas  le  poids  moléculaire  du  silicium  deviendrait 

-^^    :    47,07     ::     100    :    x    =    177,98, 

celui  de  la  silice  serait  377,99  et  sa  formule  SiO*. 

Enfln,  si  on  admet  que  l'acide  silicique  renferme  trois  molécu- 
les d'oxygène  comme  l'acide  chromîque  et  l'acide  sulfurique,  le 
poids  moléculaire  du  silicium  devient 

^-^    :    47,07     ::     100    :    a?    =    266,82; 

la  molécule  de  la  silice  pèse  566,82  et  sa  formule  est  SiO^. 

Prenons  maintenant  l'analyse  de  la  wollastonite  dont  la  composi- 
tion, débarrassée  dé  quelques  substances  hétérogènes,  est  de  : 

Oxygène. 

Acide  silîdque 51 ,92      27,48     4 

Chaux 48,08      13,75      1 

En  chercbant,  au  moyen  des  tables  précédentes,  les  quantités 
d'oxf  gène  contenues  dans  l'acide  silicique  et  la  chaux,  on  trouve 
n,4ft  d'oxygène  pour  le  premier,  et  13,74  pour  la  chaux,  et  l'on 
voit  que  l'acide  contient  deux  fois  autant  d'oxygène  que  Ja  base. 
Or,  pour  remplir  cette  condition  avec  la  formule  SiO,  il  faut  pren- 
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dre  deux  molécules  d'acide  silicique  et  écrire  pour  la  woUasto- 

nite  CaO-f  2SiO  ou  CaSi*. 
Si  l'on  adopte  SiO^  pour  la  formule  de  l'acide  silicique,  celle 

de  la  wollastonile  devient  CaO^-SiO^  ou  GaSi. 
Si  Ton  prend  enûa  SiO^  pour  la  formule  de  l'acide  silicique,  il 

faut  écrire  pour  la  wollostônile  3CaO+2SiO«  ou  Ca^Si". 

*Dans  ces  trois  formules  de  wollaslonite  il  n'y  a  qu'une  chose  qui 
ne  varie  pas  et  qui  soit  indépendante  de  Topinion  qu'on  peut  se 
former  sur  la  constitution  de  Tacide  silicique,  c'est  le  rapport  de 
Toxygène  de  l'acide  à  celui  de  la  base.  C'est  pour  cette  raison 
même  queBerzellus  a  proposé  pour  les  minéraux  oxydés  un  sys- 
tème de  formules  différent  du  système  chimique,  et  qui  consiste 
à  écrire  seulement  le  signe  des  radicaux  et  le  rapport  de  l'oxygène 
qui  s'y  trouve  combiné.  Dans  ce  système,  on  représente  lawoUas- 
tonite  par  CaSi^  parce  que  Ca  et  Si  ne  représentent  plus  seule- 
ment du  calcium  et  du  silicium,  mais  représentent  de  la  chaux 
el  de  la  silice,  et  que  l'exposant  2  placé  à  la  droite  de  la  base. 
Si  exprime  que  la  silice  contient  deux  fois  autant  d'oxygène  que  la 
base.  Quel  que  soit  l'avantage  attaché  à  cette  notation,  nous  nous 
tiendrons  presque  toujours  à  la  formule  chimique,  qui  exprime 
d'une  manière  bien  plus  explicite  la  composition  des  corps,  et 
quand  il  s'agira  des  minéraux  formés  de  bases  et  d'acides  oxygé- 
nés, nous  en  déterminerons  indifféremment  la  formule  par  l'une 
ou  l'autre  des  méthodes  que  nous  avons  exposées. 

MINÉBAUX  PROPREMENT  DITS. 

FAMILLE   DU  SILICIUM. 

Dans  la  classification  des  corps  simples  que  nous  avons  adoptée, 
le  silicium  et  le  bore  composent  un  genre  tellement  naturel  qu'il 
est  véritablement  impossible  en  chimie  d'étudier  ces  deux  corps 
autrement  que  Tun  auprès  de  l'autre.  Tous  deux,  en  effet,  sont 
solides,  fixes  au  feu,  et  peuvent  être  obtenus  sous  trois  formes 
analogues  à  celle  du  carbone  :  ou  amorphes^  en  une  poudre  brun- 
foncé,  privée  de  tout  éclat  métallique;  ou  en  lamelles,  graphi- 
toîdes;  ou  en  crùtavx.  Tous  deux  forment  par  leur  combinaison 
avec  l'oxygène  un  acide  peu  soluble  dans  l'eau,  fixe  au  feu,  pro- 
duisant par  la  voie  sèche  des  sels  fusibles  et  vitreux  avec  un  grand 
nombre  d'oxydes  métalliques.  Tous  deux  forment  avec  le  fluor 
un  gaz  permanent  et  d'une  forte  acidité,  et  le  chlore  forme  avec 
tous  les  deux  des  chlorides  dont  l'un,  celui  de  bore,  est  un  acide' 
gazeux,  el  dont  l'autre,  celui  du  silicium,  est  un  liquide  acide  et 
très-volatil.  Enfin  leurs  oxydes,  nommés  acide  borique  et  acide  «t-- 
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lieique,  se  combinent  de  la  môme  manière  avec  les  éthers  éthyli- 
qae,  méthylique  et  am}Iique,  el  forment  des  éthers  composés  de 
propriétés  très -analogues;  de  sorte  que,  malgré  Topinion  de 
H.  Ebelmen,  anleur  de  la  découverte  de  ces  composés  très-re- 
marquables, je  persiste  à  penser  qu'on  ne  peut  pas  adopter  pour 
les  acides  borique  et  silicique  deux  Formules  différentes.  Et  puis- 
que Tacide  borique,  en  raison  de  la  composition  du  borax,  ne 
peut  guère  être  représenté  autrement  que  par  la  formule  BO',  il 
me  semble  qu'on  doit  aussi  représenter  l'acide  silicique  par  SiC. 
C'est  donc  cette  formule  que  j'adopterai. 

Le  bore,  pas  plus  que  le  silicium,  ne  se  trouve  à  Tétat  natif 
dans  la  terre.  Peut-éire  tous  deux  se  trouvent-ils  sous  quelque  état 
de  combinaison  non  oxygénée,  au-dessous  des  terrains  primitifs 
et  dans  la  tnasse  encore  fondue  du  globe  ;  mais,  à  la  surface,  ces 
deux  corps  n'existent  que  combinés  à  l'oxygène,  et  constituent 
les  acides  borique  et  silicique,  qui  tantôt  sont  libres  et  tantôt  sont 
combinés  aux  bases  oxygénées.  Nous  ne  parlerons  ici  que  de  ces 
acides  à  l'état  de  liberté. 

Acide  •Iliciqve  ou  •Ilice. 

La  silice  est  sans  contredit  la  substance  la  plus  abondante  de  la 
croûte  solide  du  globe,  et  celle  qui  la  forme  principalement;  car 
elle  domine  dans  toutes  les  roches  primitives  et  de  transition  dans 
les  porphyres,  les  basaltes,  les  laves  et  les  autres  produite  volcani- 
qoes.  On  la  trouve  également  dans  les  grès  et  les  argiles  qui  for- 
ment la  plus  grande  masse  des  terrains  de  sédiment  et  d'alluvion. 
Mais  ces  différentes  roches  nous  offrent,  la  plupart  du  temps,  la 
silice  à  l'état  de  combinaison,  et  c'est  de  la  silice  pure  ou  peu  mé- 
langée que  nous  devons  nous  occuper  présentement. 

Ainsi  restreinte,  la  silice  se  présente  encore  sous  un  grand 
nombre  de  formes,  que  l'on  désigne  ordinairement  en  masse 
sous  le  nom  de  quartz,  et  dont  on  distingue  plusieurs  variétés,  qui 

sont: 

Le  quartx  hyalin  ou  vitreux, 

—  Bgate, 

—  Jaspe, 

—  silex, 

—  terreux. 

Enfin  la  silice  se  trouve  combinée  avec  de  l'eau,  ou  à  l'état 
i*hydraie,  el  constitue  une  espèce  distincte  qui  offre  encore  plu- 
sieurs variétés. 

Qiarix  hyalin  ou  vitreux. 

Ce  corps,  lorsqu'il  est  transparent  et  incolore,  porte  commu- 
nément le  nom  de  cristal  de  roche  et  nous  oflre  la  silice  à  l'état  de 
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purelé.  Sa  forme  dominante  est  colle  d'un  pri&me  hexaèdre  ter- 
miné par  deux  pyramiçles  à  six  faces  {fiff.  Qi);  mais  sa  forme  pri- 
milive  est  un  rhomboïde  obtus,  dont  les 
angles  dièdres  culminants  sont  de  94*  15' 
et  les  angles  dièdres  latéraux  de  85*  45' 
(A?.  65). 

On  le  trouve  également  sous  forme  d'un 
dodécaèdre  triangulaire  formé  par  la  réu- 
nion de  deux  pyramides  hexaèdres  jointes 
base  à  base,  sans  prisme  intermédiaire 
{fiy.  66). 

Le  clivage  est  très-difficile  à  opérer,  les 
cristaux  ayant  très-généralement  une  cas- 
sure irréguliére  et  conchoMe.  On  ne  peut 
môme  obtenir  le  clivage  qu'avec  des  cris- 
taux noirs  des  montagnes  de  la  Toscane, 
que  l'on  fait  rougir  au  feu  et  que  l'on  plonge 
ensuite  dans  l'eau  froide,  afin  de  faciliter  la 
séparation  des  lames. 

Le  quartz  pur  est  donc  tout  à  fait  inco- 
lore et  transparent.  Il  pèse  spécifiquement 
2,683.  Il  raie  la  chaux  fiùatée,  le  verre  et  le  feldspath,  et  fait 
feu  avec  le  briquet;  mais  il  est  rayé  par  la  topaze,  le  corindon 


Pig.  64.  —  Qiitrtx  hyalin  en 
prisai e  hexaèdre  pjramidé. 


Fif.  f 5.  ~  Quartz  hyaliu  en  rhomboïde 
obtai. 


Fig.  6d.  ^  Quarti  hyalin  en  dodécaèdre 
triangnUire. 


et  le  diaipnt  II  fait  éprouver  à  la  lurfaière  la  double  réfrac- 
tion, mais  seulement  en  allant  d'une  des  faces  de  la  pyramide 
à  la  face  opposée  du  prisme.  Il  ne  conduit  pas  l'électricité 
et  preùd  réiectricité  vitrée  par  le  frottement  de  la  laine.  Il  de- 
TÎent  lumineux  dans  l'obscurité  par  le  frottement  réciproque 
de  ses  morceaux.  Il  est  infusible  au  chalumeau  ordinaire  au 
toyer  du  miroir  ardent;  mais  il  fond  au  chalumeau  alimenté 
par  le  gaz  oxygène.  Il  est  inattaquable  par  tous  les  acides»  hormis 
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l'acide  fluorbydrique  qui  le  corrode  et  le  dissout.  Il  se  dissout  à 
la  chaleur  rouge  dans  la  potasse  et  la  soude,  et  forme  avec  ces 
deox  alcalis,  mis  en  excès,  des  sous-silicates  solubles  dans  l'eau, 
d'oA  les  acides  précipiteat  la  silice  hydratée  et  gélatineuse  (i). 

Le  quarlx  cristallisé  pourrait  être  confondu  à  la  vue  avec  la 
ehauz  phosphatée  crislaUiaée  en  prisme  hexaèdre  pyramide 
{chriisolite)f  si  ce  n'élait  sa  dureté  bien  plus  grande  et  sa  pyra- 
mide plus  aiguë.  Ainsi,  la  chaux  phosphatée  est  rayée  par  le 
feldspath,  et  les.faces  de  la  pyramide  font  avec  les  faces  du  prisme 
UQ  apgle  de.  120*  13',  tondis  que  le  quartz  raye  le  feldspath  et 
offre  de&  angles  correspondants  de  i  41*  Aiï. 

Le  quartz  taillé  en  diamant  simule  assez  bien  ce  dernier  corps; 
mais  Iç  quartz  ne  pèse  que  2,€&S3,  et  est  rayé  par  la  topaze  et  le 
CQriD(loD^  tandis  que  le  ^iamant  pèse  3,3,  raye  les  deux  corps  dé- 
signés» et  offre  un  éclat  de  surface  Uen  plus  considérable,  qui  lui 
est  particulier,  et  qui  porte  le  nom  d'éciai  adamantin. 

Quelquefois  les  cristaux  de  quartz  offrent  des  cavités  intérieures 
disposées  sur  un  même  plan  et  qui  contiennent  soit  de  Teau,  soit 
du  napbte,  soit  un  gaz  qui  parait  de  l'azote,  et  quelquefois 
ces  trois  corps  ensemble.  Quelquefois  aussi  le  quartz  se  présente 
sou$  d^s  formes  qui  appartiennent  à  d-aulres  minéraux  qu'il  a 
remplacés  peu  à  peu  djatns  le  lieu  qu'ils  occupaient.  C'est  ainsi 
qu'on  le  trouve  modelé  eu  chaux  carbonatée  métastatique,  dans 
le  département  des  Côtes- du-Nord; 

En  ehaux  carbonatée  équiaxe  à  Schneeberg  en  Saxe  ; 

En  chaux  sulfatée  lenticulaire  dans  les  couches  de  marne  des 
collines  de  Passy  ; 

En  chauat  flualée  cubo'octaèdre^  en  fer  oxydé  primitif,  etc.  ; 

ËnQn,  le  quartz  qui  provient. de  la  destruction  des  terrains 
aocieas'  par  les  eaux  de  la  mer  ou  des  fleuves,  se  trouve  sous 
forme  de  ged^ts  ou  de  cailloux  roulés  et  plus  ou  moins  arrondis 
(tels  que  les  cailloux  du  Rhin,  de  Cayenne,  de  MéJoc,  etc.),  ou 
bien  sous  la  forme  de  sable  plus  au  moins  fin,  qui  constitue  des 
terrains  modernes  d'une  étendue  très-considérable;  et  ce  sable, 
lorsqu'il  se  trouve  agglutiné  et  solidifié  par  une  infiltration  de 
carbonate  de  chaux  (qui  communique  quelquefois  à  la  masse  sa 
forme  rhomboétfriqueX  constitue  une  espèce  de  grès,  tel  que  celui 
de  Fontainebleau,  qui  sert  au  pavage  des  rues  de  Paris.  Le  grès 
n'est  pas  toujours  calcaire.  Le  plus  estimé  ne  Test  pas.  Les  grains 
ûe  qnartz  sont  agglutitiés  par  un  ciment  siliceux. 

Le  quartz  est  souvent  coloré  par  des  oxyJes  métalliques  qui, 
ea  misen  de  lèur^ faible  quantité,  ne  lui  Otent  pas  sa  transparence. 

(r  il  faut  souvent  chauffer  le  mélange  à  rébuUition  pour  opérer  It  prôdpl- 
^tion  ûc,  l'npi  to  siliciquf. 
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Alors  il  imite  certaines  pierres  précieuses  dant  il  usurpe  le  nom. 
Ainsi  on  donne  le  nom  d'améthyste  ou  de  qttartz  améthyste  au 
quarlz  coloré  en  violet  par  de  Toxyde  de  manganèse,  tandis  que  la 
vraie  améthyste  orientale  est  du  corindon  ou  albumine  cristallisée 
de  couleur  violette. 

Le  quartz  rose^  dit  rubis  de  Bohême^  est  une  très-jolie  pierre 
fort  rare  que  Ton  croit  aussi  colorée  par  du  manganèse. 

Le  quartz  jaune,  ou  topaze  dtlnde^  est  sous  forme  de  petites 
masses  roulées  que  l'on  fait  passer  pour  des  topazes  du  Brésil. 
Celles-ci  sont  un  fluosilicate  d'alumine.  Quant  à  la  topaze  orientale, 
c'est  du  corindon  jaune.  On  suppose  que  le  quartz  jaune  est  co- 
loré par  de  l'oxyde  de  fer. 

Quartz  enfumé^  dit  topaze  de  Bohême  ou  diamant  d" A  lençon.  Pierre 
assez  commune,  mais  d'une  belle  transprrence  et  d'un  bel  effet 
de  lumière,  qui  parait  colorée  par  une  matière  organique. 

Indépendamment  des  variétés  précédentes,  le  quartz  est  quel* 
quefois  mélangé  de  matières  diverses  qui  lui  ôlent  sa  transpa- 
rence. Ainsi  on  en  trouve  de  noir  coloré  par  une  matière  carbo- 
née; de  blanc  laiteux^  devant  sa  couleur  et  son  opacité  à  un 
mélange  intime  de  carbonate  de  chaux  ;  de  rouge  jaunâtre^  dit 
quartz  hématoîde  ou  hyacinthe  de  Compostelle^colové  par  de  l'oxyde 
de  fer  hématite.  Ces  trois  variétés  sont  généralement  en  prismes 
hexaèdres  pyramides  très-réguliers.  La  dernière  tire  son  nom, 
hyacinthe  de  Compostelle,  du  lieu  d'Espagne  où  on  la  trouve,  et  de 
l'usage  qu'on  en  faisait  autrefois  pour  les  compositions  de  phar- 
macie, au  lieu  de  la  vraie  hyacinthe  de  Ceylan.  Le  même  quartz 
hémtaolde  massif  et  non'  cristallisé  se  nomme  sinople, 

Qartz  avenlurinéy  ou  aventurine.  Matière  siliceuse,  rougeâtre  ou 
verdâlre,  offrant  des  points  scintillants  dus  à  la  réflexion  de  la 
lumière  à  la  surface  des  particules  distinctes  dont  la  pierre  est 
composée.  D'autres  fois  cette  scintillation  est  produite  par  des 
paillettes  de  mica  disséminées  dans  le  quartz.  On  imite  assez  bien 
l'avenlurine  avec  un  verre  coloré  mélangé  de  limaille  de  cuivre* 

Quartz  jaspé. 

Translucide,  à  cassure  terne  et  cireuse,  mais  susceptible  de 
prendre  un  poli  brillant  ;  dureté  aussi  grande  que  celle  du  quartz 
hyalin;  couleurs  variables  souvent  vives  et  tranchées;  blanchit 
et  devient  opaque  à  une  haute  tempéiature,  sans  dégager  sensi- 
blement d'eau. 

Le  quarlz  agate  reçoit  différents  noms,  suivant  sa  couleur  : 
ainsi  on  nomme  lalcidoine  celui  qui  est  doué  d'une  transparence 
nébuleuse  uniforme,  avec  une  teinte  blanchâtre  ou  bleuûtre  ou 
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Terdfttre.  On  en  connaît  une  Tariéié  de  Kapnik^  en  Transylvanie, 
d'aoe  couleur  azurée,  et  nommée  sapkirine,  qui  se  présente  sous 
forme  de  cristaux  agglomérés  en  plaques  plus  ou  moins  épaisses. 
D'après  Haûy,  ces  cristaux  sont  des  rhomboèdres  presque  cubi- 
ques et  appartiennent  en  propre  à  la  calcédoine  ;  suivant  d'autres 
minéralogistes,  ce  sont  des  cubes  appartenant  primitivement 
à  du  fluorure  de  calcium  qui  a  été  remplacé  par  de  la  calcé- 
doine. 

La  calcédoine  est  souvent  colorée  en  brun  noirAtre  par  une 
matière  carbonée  qui  peut  s*y  trouver  uniformément  répandue, 
oa  disposée  en  dendrites,  en  zones,  etc.  ;  on  dit  alors  qu'elle  est 
enfwnée^  ponctuée^  herborisée^  zonée,  rubanée^  etc.  La  calcédoine 
xonée  porte  spécialement  lé  nom  d^onyx  (mot  grec  qui  signifie 
9ngk),  parce  qu'il  est  facile,  en  la  taillant,  d'y  produire  des  taches 
arrondies  d'une  des  couleurs  sur  Tautre;  mais  son  plus  grand 
usage  est  pour  la  gravure  des  camées,  qui  offrent  une  figure  en 
relief  prise  dans  l'une  des  couches  de  la  pierre,  sur  un  fond  diflTé- 
rent,  formé  par  la  couche  immédiatement  inférieure. 

Cornaline  :  c'est  une  agate  d'un  rouge  orangé  assez  homogène* 
Elle  devient  opaque  à  une  forte  chaleur,  sans  perdre  sa  couleur 
rougeâtre,  à  moins  que  des  vapeurs  combustibles  ne  viennent  ré- 
duire  le  peroxyde  de  fer  qui  la  colore.  Elle  contient  aussi  un  peu 
d'alumine. 

On  nomme  sardoine  une  ag^te  qui  doit  sa  couleur  brun  orangé 
foncé  au  mélange  des  deux  matières  colorantes  de  1  onyx  et  de 
la  cornaline. 

Proie  ou  chry$oprcuse  :  agate  colorée  en  vert-pomme  par  de 
l'oxyde  de  nickel. 

Le  quartz  hyalin  se  trouve  dans  tous  les  terrains,  mais  surtout 
dans  les  terrains  primitifs,  doni  il  remplit  les  fissures  et  où  on  le 
trouve  souvent  cristallisé  et  servant  de  gangue  aux  substances 
métalliques.  Le  quartz  agate  appartient  plutôt  aux  terrains  volca- 
niques anciens,  de  nature  trappéenne,  comme  en  Auvergne,  en 
Mande,  en  Islande,  en  Sicile,  dans  le  duché  des  Deux-Ponts,  le 
Palatinat,  etc.  Il  est  le  plus  ordinairement  en  masses  concrétion- 
née^  ou  en  nodules  formés  de  couches  concentriques,  qui  parais* 
sent  s'être  déposées  et  solidifiées  en  allant  de  la  circonférence  au 
centre,  et  qui  ofi'rent  souvent  au  milieu  une  géode  occupée  par  du 
quartz  cristallisé  ou  par  d*aulres  substances  telles  que  du  soufre 
ou  de  la  chaux  carbonalée.  On  fabrique  avec  les  différentes  variétés 
d'agate  des  objets  d'ornements,  des  bijoux  et  des  mortiers  pour 
l'analyse  chimique.  Presque  tous  ces  objets  viennent  aujourd'hui 
d'Oberslein,  dans  la  Prusse  rhénane. 
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Quiirtz  jaspe, 

II  diffère  du  quartz  agate  par  son  opacité,  par  ses  couleurs 
quelquefois  uniforines,  souvent  variées  et  rubanées,  ipais  noq 
eoDcentriques.  Il  contient  toujours  beaucoup  d'alumine  et  d'oxyde 
de  fer  et  est  quelquefois  magnétique. 

Le  jaspe  constitue  quelquefois  des  collines  entières,  sous  forme 
de  banc^  épais  et  continus.  C'est  à  lui  également  qu'il  fau.t  rap- 
porter la  plupart  des  boi$  silicifih  ou  qui,  s*étant  détruits  peu  à 
peu  dans  le  sein  de  la  terre,  ont  été  remplacés,  molécule  à  molé- 
cule, par  du  quartz  qui  en  a  prix  exactement  la  forme  et  la  struc- 
ture;  on  en  trouve  au^si  cependant  changé  en  calcédoine  ou  eo 
quartz  hydraté. 

Quartz  sitex  ou  silex. 

Quartz  translucide  sur  les  bords,  à  cassure  terne,  de  couleure 
ternes  et  non  concentriques,  à  pâte  moins  6ne  que  celle  des 
agates  et  non  susceptible  de  poli.  On  en  distingue  trois  variétés 
nommées  silex  cornée  silex py romaine ^  silex  molaire. 

Silex  corné,  kératite,  homstein  in  fusible  des  Alitmtiiïâs,  Substance 
rayant  fortement  le  verre,  tenace,  à  cassure  droite,  mais  inégale 
et  comme  esquilleuse.  Elle  présente  la  translucidiié  de  la  corne 
et  ressemble  à  une  matière  gélatineuse  endurcie.  On  trouve  cette 
variété  de  silex  à  peu  près  dans  tous  les  terrains;  par  exemple 
remplissant  en  partie  les  fiions  de  la  mine  de  plomb  de  HuelgoSt 
(Finistère);  dans  le  calcaire  compacte  un  des  environs  de  Gre* 
noble,  dans  les  assises  inférieures  du  terrain  crétacé,  dans  le  cal- 
caire grossier  et  dans  le  calcaire  siliceux  du  bassin  de'Paris,  et 
enfin  dans'le  terrain  d'eau  douce  supérieur  du  même  terrain.  Il 
renferthe  dans  ces  dernières  positions  des  coquilles  marines  ou 
d'eaudouce,  des  graines  de  Charu  et  d'autres  débris  organiques  qui 
ont  été  pénétrés  et  agglutinés  au  moyen  de  la  substance  siliceuse; 

Silex  pyroinaqwj  ou  pierre  à  fusil.  Silex  translucide  à  pâte  uni* 
forme,  de  couleure  noii^lre,  rougeâlie,  blonde  ou  verdâtre;  it  est 
divisible  par  le  choc  en  fragments  conchoïdes  et  à  arôtes  tran*- 
chantes,  qui,  frappées  sur  Tacier,  en  tirent  de  vives  étincelles.  Ce 
sflex  contient  environ  0,01  d'eau  interposée  qui  est  nécessaire  à 
son  emploi,  et  sans  laquelle  on  ne  pourrait  pas  le  tailler,  car,  lors- 
qu'on le  laisse  exposé  à  l'air  sec,  il  devient  plus  opaque,  et  perd 
sa  cassure  conchoïde  pour  en  prendre  une  fragmentaire;  il  blan- 
chit et  devient  opaque  par  l'application  du  feu.  On  le  trouve  sur- 
tout dans  la  craie  sous  forme  de  rognons  isolés,  mais  disposés 
par  lits  horizontaux. 
Le  silex  molaire  ou  pierre  meulière,  se  trouvé  dans  certains  ler- 
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rains  tertiaires,  lacustres  ou  d'eau  douce,  supérieurs  au  gypse  à 
ossements  et  au  terrain  de  sable  ou  de  grès  marin  qui  le  recouvre* 
Telle  est  spécialement  sa  position  géologique  dans  le  bassin  de 
Paris,  qui  ofiPre  les  meulières  les  plus  estimée  et  dont  on  fait  un 
commerce  qui  s'étend  à  toutes  les  parties  du  monde.  Lies  plus 
belles  viennent  de  la  Ferté-sous-Jouarre. 

La  pierre  meulière  se  trouve  en  bancs  peu  épais  et  souvent 
interrompus  ;  sa  texture  est  le  plus  souvent  cellulaire,  et  les 
cellules  sont  trè's-irrégulières  et  souvent  traversées  par  des  lames 
oa  des  fibres  grossières  de  silex. 

La  cassure  de  ce  silex  est  droite^  et  il  est  plus  difficile  à  casser 
et  plus  tenace  que  le  silex  pyromaque.  Il  est  faiblement  translu- 
cide, d'une  couleur  terne,  blanchâtre,  jaunâtre  ou  rougeâtre. 

A  la  Ferté-sous-Jouarre,  l'exploitation  de  la  meulière  se  fait  à 
découvert.  Lorsqu'on  est  parvenu  au  banc  de  silex,  on  taille  dans, 
la  masse  un  cylindre  qui,  selon  sa  hauteur,  doit  fournir  une  ou 
deux  meules,  rarement  trois.  On  creuse  sur  la  circonférence  du 
cylindre  une  forte  rainure  qui  détermine  la  hauteur  de  la  meule, 
et  on  y  fait  entrer  de  force  des  calles  de  bois  et  des  coins  de  fer, 
qui  séparent  la  meule.  Une  belle  pierre  de  la  Ferté  se  vend  jus- 
qu'à i, 200  francs.  Les  morceaux  d'un  certain  volume  ne  sont  pas 
perdus;  on  les  taille  en  parallélipipèdes  et  on  en  forme  des  meu- 
les assujetties  au  moyen  de  cercles  de  fer. 

Le  silex  molaire  qui  ne  se  trouve  pas  en  bancs  assez  continus 
pour  qu'on  en  fasse  des  meules  sert  aux  constructions,  princi- 
palement pour  les  parties  exposées  à  rhunjtidilé.  Il  se  lie  très- 
bien  avec  le  mortier.  Telles  sont  les  meulières  de  Montmorency, 
Sanois,  Cormeil  et  Meudon. 

Quartz  terreux. 

Les  différentes  variétés  de  silex  disséminées  dans  les  terrains 
calcaires  sont  ordinairement  recouvertes  d'une  couche  mince, 
blanche,  opaque  et  d'apparence  terreuse,  que  l'on  prendrait  en 
apparence  pour  de  la  craie,  mais  qui  est  de  la  silice  sensiblement 
pure.  Ces  silex  eux-mêmes,  par  suite  de  quelque  circonstance 
qui  n'a  pas  permis  au  suc  siliceux  de  s'isoler  complètement  du 
milieu  calcaire,  peuvent  offrir  tous  les  degrés  possibles  d'opacité 
et  d'apparence  terreuse,  et  il  n'est  pas  rare  d'en  trouver  des  ro- 
gnons plus  ou  moins  translucides,  denses  et  tenaces  au  centre, 
qui  se  convertissent  peu  à  peu  à  l'extérieur  en  une  matière  très- 
blanche,  opaque,  légère,  happant  à  la  langue,  et  dont  la  masse  est 
souvent  considérable.  Cette  substance  contient  environ  20  p.  100 
de  carbonate  de  chaux  et  le  reste  en  silice  blanche  et  anhydre. 

GinionT,  Drogues,  7»  édit«  T.  I.  —  6 
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Enfin,  il  peut  arriver  que  le  carbonate  de  chaux  se  trouve  éli- 
miné après  la  formation  du  mélange  précédent,  et  laisse  la  silice 
sous  la  forme  de  rognons  poreux  et  légers,  qui  ont  reçu  le  nom 
de  quartz  nectique  ce  qui  veut  dire  surnageant  Peau.  Ce  quartz  se 
trouve  principalement  à  Saint-Ouen,  près  de  Paris,  dans  un  ter- 
rain de  marne  d'eau  douce.  Il  se  présente  sous  forme  de  masses 
sphéroïdales  ou  tuberculeuses,  opaques,  blanches  ou  grises,  à 
cassure  facile  et  inégale.  II  est  plus  léger  que  Teau  et  la  surnage 
jusqu'à  ce  que  l'imbibition  l'ait  rendu  plus  pesant.  Vauquelin  Ta 
trouvé  composé  de  0,98  de  silice  et  0,02  de  carbonate  de  chaux. 
Quartz  thermogène.  On  donne  ce  nom  à  la  silice  terreuse  qui 
forme  les  parois  des  sources  bouillantes  du  Geiseren  Islande,  et 
qui  provient  de  celle  qui  était  dissoute  dans  Teau  ;  la  tempéra- 
ture à  laquelle  cette  silice  se  sépare  de  l'eau  la  rend  anhydre. 
Elle  forme  des  masses  concrétionnées  et  ondulées  qui  empâtent 
fréquemment  des  plantes,  à  la  manière  des  eaux  calcaires  incros- 
.  tantes. 

Quartz  hydraté  {quartz  résinite,  Haûj). 

C'est  de  la  silice  contenant  de  6  à  10  centièmes  jd'eau  combi- 
née ;  il  est  quelquefois  presque  transparent  ;  mais  il  a  le  plus 
souvent  un  aspect  laiteux  ou  gélatineux,  avec  des  reflets  plus  ou 
moins  vifs.  Dans  tous  les  cas,  il  blanchit  au  feu,  et  perd  en  poids 
la  quantité  d'eau  qu'il  contient.  Sa  pesanteur  spécifique  varie,  en 
raison  des  oxydes  métalliques  qui  s'y  trouvent  mélangés  ;  mais 
elle  est  généralement  moindre  que  celle  du  quartz  et  ne  dépasse 
pas  2,11  à  2,35.  Il  a  une  cassure  conchoïde,  luisante,  semblable 
à  celle  de  la  résine.  11  ne  fait  pas  feu  avec  le  briquet  et  est  rayé 
par  une  pointe  d'acier.  On  en  distingue  plusieurs  variétés. 

Hyalite  :  substance  mamelonnée,  d'un  gris  de  perle,  presque 
transparente,  contenant  de  6  à  8  centièmes  d'eau.  On  la  trouve 
à  la  surface  ou  dans  les  fissures  de  roches  d'origine  ignée  (tra- 
chyles  et  basaltes).  Elle  provient,  à  n'en  pas  douter,  de  la  silice 
dissoute  dans  les  eaux  chargées  de  soude  des  terrains  volcani- 
ques, et  déposée  à  l'état  gélatineux,  sous  la  forme  de  petites  con- 
crétions globuliformes  aplaties  ;  telle  est  celle  de  Bohûniez,  en 
Hongrie. 

Girasol:  aspect  gélatineux,  d'un  blanc  bleuâtre,  avec  des  reflets 
rougeâlres  ou  d'un  jaune  «d'or,  lorsqu'on  le  regarde  au  soleil. 

Opale  nobk  :  substance  d*un  très-haut  prix,  d'apparence  lai- 
teuse et  d'une  teinte  bleuâtre,  mais  offrant  des  reflets  irisés  qui 
jaillissent  de  sou  intérieur  et  produisent  les  teintes  les  plus  vives 
et  les  plus  variées. 
.    Résinite  :  silice  hydratée  en  rognons  quelquefois  très-volumi- 
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Deoz,  translacide  ou  opaque,  contenant  toujours  de  l'alumine  et 
de  l'oxyde  de  fer.  On  en  trouve  de  toutes  les  couleurs,  de  blan- 
ches, de  jaunâtres,  de  jaunes  roussâtres,  de  brunes,  de  vertes,  de 
roses,  etc.  Les  variétés  blanchâlres  et  roussàlres  ressemblent,  ft 
s'y  méprendre,  à  des  gommes-résines  végétales. 

Ménilite  :  variété  de  quartz  hydraté  particulière  au  terrain  de 
Paris,  et  qui  tire  son  nom  de  la  butte  de  Ménilmontant,  où  on  la 
trouve  principalement  au  milieu  d'une  marne  argileuse  et  ma- 
gnésienne. Elle  se  présente  en  masses  fissiles  ou  en  rognons  ma- 
melonnés et  déprimés,  d'un  gris  bleuâtre  ou  jaunâtre.  Sa  cassure 
est  d'un  gris  brunâtre,  un  peu  conchoïde  et  luisante  ;  elle  pèse 
2,18;  elle  contient  0,11  d'eau  et  de  la  magnésie. 

Hydrophane  :  cette  substance  n'est  autre  chose  que  de  l'opale 
deyenue  poreuse  et  opaque  par  la  perte  de  son  eau  d'hydratation. 
Elle  reprend  une  certaine  transparence  lorsqu'on  la  plonge  dans 
Teau,  ce  qui  lui  a  valu  son  nom. 

Cacholong  :  quartz  presque  opaque  et  d'un  blanc  d'ivoire,  à  cas- 
sure unie,  luisante  ou  terne,  happant  souvent  à  la  langue,  qui 
parait  être  produit  par  la  déshydratation  d'un  quartz  résinite. 

SUîce  hydratée  terreuse  :  substance  blanche  ou  jaunâtre,  tendre 
et  friable  comme  la  craie,  qui  se  distingue  du  quartz  terreux, 
dont  il  a  été  question  précédemment,  par  son  état  d'hydratation 
et  par  sa  solubilité  dans  les  solutions  d'alcalis  caustiques.  On  en 
trouve  des  couches  puissantes  à  Bilin,  en  Bohême,  à  Ebstorf, 
dans  le  Hanovre,  à  Geissat  et  &  Randan,  dans  le  département  du 
Puy-de-Dôme.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans  l'origine  de 
cette  silice,  c'est  qu'elle  paraît  être  entièrement  formée  de  dé- 
pouilles d'animaux  infusoires.  Elle  contient  de  10  à  16  pour  100 
d'eau.  La  terre  pouMe  d'Angleterre,  qui  se  trouve  en  couches 
épaisses  sur  la  chaux  carbonatée  compacte,  près  de  Bakewel  en 
Derbyshire,  est  probablement  de  même  nature;  elle  est  d'un  gris 
cendré,  très-fine  et  très-estimée  pour  polir  les  métaux. 

Le  tripoli  est  une  silice  terreuse,  qui  paraît  encore  avoir  une 
origine  semblable,  mais  qui  a  subi  l'action  d'une  forte  chaleur 
par  le  voisinage  des  volcans  ou  des  houillères  embrasées,  ce  qui 
a  changé  l'état  d'agrégation  de  la  silice.  Le  plus  estimé  vient  de 
rile  de  Corfou.  Il  est  schisteux,  rougeâtre,  imprégné  d'une  petite 
quantité  d'acide  sulfurique  ou  de  persulfate  de  fer  qui  le  rend 
très-hygrométrique.  On  en  trouve  d'analogue  à  Menât,  près  de 
Riom  (Puy-de-Dôme),  à  Valckeghem,  près  d'Oudenarde,  en  Bel- 
gique ;  en  Toscane,  en  Saxe,  etc.  Dans  les  arts,  on  donne  indiffé- 
remment le  nom  de  tripoli  à  toutes  les  silices  fines  et  terreuses 
qui  peuvent  servir  à  polir.  Mais  il  faut  alors  en  distinguer  de  trois 
sortes  :  i^  ceux  qui  sont  anhydres* et  produits  par  voie  chimique  ; 
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ils  peuvent  êlre  considérés  comme  une  modiflcation  des  silex; 
2^  ceux  qui  sont  hydratés  et  produits  par  voie  de  sédiment,  avec 
les  dépouilles  d'innombrables  infusoires  qui  ont  habité  les  eaux 
où  ils  se  sont  formés  ;  3^  ceux  qu'on  présume  d'origine  sem- 
blable, mais  qui  ont  subi  l'action  du  feu  des  volcans  ou  des 
houillères. 

FAMILLE     DU     BORE. 
Acide  borique. 

L'acide  borique  a  longtemps  été  un  produit  de  l'art.  On  le  re- 
lirait du  borate  de  soude  par  l'intermède  de  l'acide  sulfurique. 
Aujourd'hui,  au  contraire,  on  fabrique  le  borax  avec  l'acide  bo- 
rique que  l'on  retire  des  lagoni  de  Toscane,  où  il  a  été  observé, 
pour  la  première  fois,  en  1776,  par  Uoefer  et  Mascagni. 

En  1819,  Lucas  fils  l'a  également  trouvé  cristallisé  dans  le  cra- 
tère du  Vulcano,  qui  est  une  des  îles  Lipari.  11  y  forme  des  croû- 
tes de  2  à  3  centimètres  d'épaisseur,  mélangées  de  soufre.  On 
n'aurait  presque  qu'à  le  ramasser  pour  le  livrer  au  com- 
merce. 

Les  lagoni  de  Toscane  sont  des  lacs  boueux  qui  doivent  leur 
formation  à  des  bouches  de  vapeur  d'eau  qui  prennent  naissance, 
à  ce  qu'il  parait,  dans  des  terrains  de  transition  profondément 
situés,  et  qui  traversent  les  terrains  supérieurs  pour  se  faire  jour 
au  dehors.  Cette  vapeur  d'eau  entraine  avec  elle  un  volume  con- 
sidérable de  gaz,  composé  principalement  d'acide  carbonique  et 
d'azote,  mais  contenant  aussi  un  peu  d'oxygène  et  d'acide  suif- 
hydrique  ;  et  elle  entraine  de  plus  une  petite  quantité  û'acidebo' 
rique,  et  des  sulfates  de  fer,  de  chaux,  d'alumine,  de  magnésie  et 
d'ammoniaque.  Autrefois  cette  vapeur  se  condensait  en  partie  sur 
le  sol  qui  entoure  l'ouverture,  le<iélayait  et  en  formait  une  boue 
liquide  et  bouillante,  chargée  des  corps  susnommés.  Aujour- 
d'hui, on  la  reçoit  dans  des  bassins  glaises,  creusés  dans  le  sol 
môme  sur  l'ouverture  des  suffioni,  et  disposés  en  gradins,  sui- 
vant l'inclinaison  du  terrain.  On  fait  parvenir  de  l'eau  de  source 
dans  le  bassin  supérieur,  où  elle  se  charge  des  principes  fixes 
amenés  par  la  vapeur.  Après  vingt-quatre  heures,  on  la  fait  écou- 
ler dans  le  second  bassin,  où  elle  reste  le  môme  temps,  puis  dans 
un  troisième  et  dans  un  quatrième  ;  et  comme  on  remplace  à 
chaque  fois  le  liquide  supérieur  par  de  l'eau,  l'opération  marche 
sans  interruption.  La  solution  sortie  du  quatrième  bassin,  et  mar- 
quant seulement  1  degré  ou  1  degré  1/2  au  pèse-sel  de  Baume, 
est  mise  à  reposer  dans  un  réservoir,  puis  écoulée  dans  une  série 
de  chaudières  en  plomb,  très-étendues  et  peu  profondes,  chauf- 
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fée  par-dessous  avec  la  vapeur  môme  des  suf&oni  ;  de  sorte  que 
le  feu  est  banni  de  cette  exploitation,  qui,  bien  dirigée,  produit 
jusqu'à  3000  kilogrammes  d'acide  borique  par  jour.  Mais  cet 
acide  contient  de  18  à  28  pour  100  de  matières  étrangères,  dont 
on  peut  le  séparer  en  le  faisant  redissoudre  et  cristalliser  plu- 
sieurs fois,  ou  mieux  en  l'amenant  à  l'état  de  borax,  dont  on  le 
retire  ensuite  par  l'intermède  de  l'acide  chlorhydrique.il  est  alors 
sous  forme  de  petites  paillettes  éclatantes,  peu  sapides  et  très- 
peu  solubles,  qui  contiennent  3  atomes  doubles  d'eau,  ou  53,  62 
pour  100.  Chauffé  à  100  degrés,  il  perd  la  moitié  de  cette  eau  et 
n'en  conserve  que  27,  9  pour  100.  Enfin,  fondu  au  feu  jusqu'à  ce 
qu'il  cesse  de  se  boursoufler,  et  qu'il  soit  en  fonte  tranquille,  il 
perd  toute  son  eau  et  prend,  en  se  refroidissant,  la  forme  d'un 
verre  incolore  et  transparent,  composé  de 

Bore «36,204  3t,t9 

Oxygène 300  «8,8i 


43«,204  iOO 

FAMILLE  DU    CARBONE. 
Carbone   pur  ou  DianaBt. 

Corps  vitreux,  en  cristaux  plus  ou  moins  parfaits  qui  dérivent 
de  Toctaèdre  régulier.  Ainsi,  on  le  trouve  cristallisé  en  octaèdre 
{fig,  67)  en  cube^  cubo-octaèdre^  cubo-dodécaèdre^  dodécaèdre  rhom- 
b(ndal{fig.  68),  enfin  sous  forme  d'un  solide  aphéroîdal  {fig.  69), 
terminé  par  quarante-huit  facettes  trian- 
gulaires curvilignes,  dont  six  répondent 
à  chacune  des  faces  de  l'octaèdre. 

Pesanteur  spécifique  3,52.  Dureté  plus 
grande  que  celle  de  tous  les  corps  ;  il  les 
raye  tous,  môme  le  corindon,  et  n'est  rayé 
par  aucun.  Réfraction  simple,  mais  très- 
forte,  q.ui  avait  fait  pensera  Newton  que 
le  diamant  devait  être  combustible.  Cette 
opinion  avait  été  rendue  plus  probable,  en   ^.    ^^     «  »  x^    ^ 

•^  ,  ,,     .    .  .      ^1  Fig.  67. —Octaèdre  de  carbone. 

1694,  par  les  académiciens  de  Florence 

qui,  ayant  exposé  le  diamant  au  feu  du  miroir  ardent,  virent 
qu'il  paraissait  y  brûler  et  qu'il  v  disparaissait.  Après  eux,  plu- 
sieurs chimistes  français  prouvèrent  cette  combustibilité  en  mon- 
trant que  le  diamant  ne  disparaissait  ainsi  qu'autant  qu'il  avait 
le  contact  de  Tair;  mais  la  nature  n'en  fut  véritablement  connue 
que  lorsque  Lavoisier  montra  que  le  produit  de  la  combustion 
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était  de  l'acide  carbonique  ;  et  qne,  par  conséquent,  le  diamant 
était  du  carbone  à  l'état  de  pureté  (4). 
Le  diamant  jouit  d'un  éclat  très-vif  et,  en  quelque  sorte,  demi- 


Fig.  69.  —  Dodécaèdre  rhomboldal  de 
carbone. 


Fig.  69.  —  Carbone  ipbé- 
roïdal. 


métallique,  auquel  on  donne  le  nom  à^éctal  adamatin;  il  prend 
l'électricité  vitrée  par  frottement. 

Gisement.  —  Le  diamant  se  trouve  dans  des  dépôts  qui  appar- 
tiennent aux  terrains  de  transport  (terrains  clysmiens,  Br.),  c'est- 
à-dire  qui  ont  été  formés  à  une  époque  où  les  eaux  paraissent 
avoir  envahi  violemment  les  continents  et  les  avoir  labourés  dans 
toute  leur  étendue  ;  d'où  il  est  résulté  que  les  substances  tendres 
ont  été  broyées,  tandis  que  les  plus  dures,  ou  les  plus  ductiles, 

(1)  On  fait  généralement  honneur  à  Newton  d'avoir  deviné  le  premier  la  com- 
bastibilité  du  diamant  ;  mais  cet  honneur  revient  à  Anselme  BoSce  de  Boot. 

Le  propre  du  vrai  diamant,  dit  Boëce  de  Boot  {Parfait  Joaillier,  Lyon,  1644), 
est  de  recevoir  la  teinture,  qui  s'y  applique  et  s'y  unit  tellement  que  les  rayons 
qu'il  jette  en  sont  considérablement  augmentés.  Aucune  autre  pierre  précieuse 
ne  produit  cet  effet.  Or,  cette  teinture  se  fait  avec  du  mastic  épuré,  noirci  avec 
un  peu  de  noir  d'ivoire.  Le  diamant  chauffé,  étant  appliqué  sur  ce  mastic  un 
peu  chauffé  lui-môme,  il  y  adhère  incontinent  d'une  vraie  et  forte  union  que 
toutes  les  autres  pierres  précieuses  repoussent.  «  J'estime  que  cette  mutuelle 
union  du  diamant  et  du  mastic  procède  (Tune  ressemblance  dans  leur  matière 
et  qualités;  car  les  choses  semblables  se  plaisent  et  s'unissent  avec  leurs  sem- 
blables. Ainsi  les  choses  aqueuses  se  mêlent  aux  aqueuses,  les  huileuses  avec 
les  huileuses,  les  ensoufrées  avec  les  ensoufrées  (pour  parler  en  chimiste).  Les 
choses  qui  ont  une  matière  dissemblable  ne  se  conjoignent  pas  :  ainsi  l'eau  ne 
peut  être  mêlée  à  Thuile,  quoique  l'huile  soit  liquide,  parce  qu'elle  est  de  la 
nature  du  feu.  La  gomme  de  cerisier  peut  se  dissoudre  dans  l'eau,  à  cau&e 
qu'elle  est  de  la  matière  de  l'eau;  la  gomme  de  mastic  jamais,  parce  qu'elle  est 
de  la  nature  du  feu  (combustible),  et  pour  cette  raison  elle  est  jointe  facilement 
à  l'huile,  comme  toutes  les  choses  qui  sont  de  la  nature  du  feu  et  qui  peuvent 
être  facilement  c/tangées  en  flamme.  Donc,-puisque  le  mastic,  qui  est  de  nature 
ignée,  peut  être  uni  facilement  au  diamant,  c'est  un  signe  que  cette  union  se 
*  fait  à  cause  de  la  ressemblance  de  la  matière,  et  que  la  matière  du  diamant 
est  ignée  et  sulfurée  :  que  celui  à  qui  mon  opinion  ne  satisfera  pas  en  donne 
une  meilleure.  » 
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ODt  pu  seules  résister  au  choc  et  au  frottement  qui  les  ont  déta- 
chées de  leur  gtte  naturel.  Et  comme  les  substances  qui  se  trou- 
Tent  ordinairement  dans  ces  sortes  de  dépôts  {eorindoriy  tptnelle^ 
zircm^  topaze^  émeraude,  or,  pbtiiney  quartz,  dhrite,  etc.),  appar- 
tieDDent  toutes  aux  terrains  primitifs^  il  faut  en  conclure  que  le 
diamant  appartient  aussi  aux  mômes  terrains  (1),  qu'il  s'est  formé 
a?ec  les  premières  dans  les  premiers  âges  du  globe  ;  qu'il  a  cris- 
tallisé à  la  suite  d'une  sublimation  ou  d'une  fusion  ignée,  et  que, 
si  on  le  trouve  à  la  surface  actuelle  de  la  terre,  c'est  que  les  ter- 
rains qui  le  contenaient  ayant  été  soulevés,  puis  exposés  à  l'action 
des  eaux,  se  sont  détruits,  à  Texceplion  des  corps  les  plus  durs 
qui  ont  pu  résister  au  broiement,  dont  ils  offrent  toujours  des 
traces  cependant,  par  leurs  surfaces  et  leurs  angles  plus  ou  moins 
altérés  et  arrondis. 

Le  terrain  meuble  qui  renferme  le  diamant  se  trouve  à  la  sur* 
lace  de  la  terre,  dans  Tlnde,  aux  royaumes  de  Golconde  et  de 
Tisapour;  au  Brésil,  dans  la  province  de  Minas-Geraès  ;  dans  Tlle 
de  Bornéo  et  sur  la  pente  occidentale  des  monts  Durais,  qui  sé- 
parent la  Russie  de  la  Sibérie.  Depuis  quelques  années^  on  en  trouve 
dans  les  environs  du  cap  de  Bonne-Espérance.  Ce  sont  principa- 
lement de  gros  diamants  de  teinte  jaune.  Ce  terrain  repose  immé- 
diatement sur  les  roches  primitives  et  est  formé  principalement  de 
fragments  de  quartz  roulés,  liés  entre  eux  par  une  argile  sableuse 
et  ferrugineuse  qui  porte,  au  Brésil,  le  nom  de  cascalho.  Les  dia- 
mants s'y  trouvent  toujours  en  très-petite  quantité  et  très-écartés 
les  uns  des  autres.  Les  minéraux  qui  l'accompagnent  plus  spé- 
cialement sont  :  le  fer  oxydulé,  le  fer  oxydé  micacé,  le  fer  oxydé 
pisiforme,  des  fragments  de  jaspe  et  d'améthyste,  des  grains 
d'or,  etc. 

Aux  Indes,  la  recherche  des  diamants  est  à  peu  près  libre,  et 
donne  lieu  seulement  à  un  droit  établi  au  profit  des  chefs.  Au  Bré- 
sil, l'exploitation  des  diamants  appartient  aussi  exclusivement  à 
rindnstrie  privée  ;  mais  il  y  a  peu  de  temps  encore,  elle  était  faite 
par  le  gouvernement,  par  l'intermédiaire  d'esclaves  nègres  ri* 
goureusement  surveillés;  ce  qui  n'empêchait  pas  qu'un  tiers  en- 
viron du  produit  ne  s'échappât  par  la  contrebande.  Cependant, 
pour  les  attacher  à  l'administration,  on  les  encourageait  par  des 
primes,  et  on  leur  donnait  leur  liberté  lorsqu'ils  apportaient  un 

(1)  Le  diamant  a  été  trouvé  en  place,  il  y  a  quelques  années,  au  Brésil,  dans 
les  massifs  d'une  roche  nommée  itacolumite^  parce  qu'on  la  trouve  surtout  au 
pic  d'Itacolumû  Cette  roche  est  composée,  comme  Vhyalomicte,  de  quartz 
grenu  et  de  mica;  mais  eUe  contient  en  plus  du  fer  olo^ste,  de  Tor  et  du 
soufre.  La  roche  à  diamant  a  été  trouvée  sur  la  rive  gauche  du  Cori-ego  dos 
RioSf  sur  la  Serra  du  Grammagoa^  à  43  Heues  au  nord  de  la  ville  de  TijtACO  ou 
Diamantina* 
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diamant  de  17  karals  i/2  (3,71  grammes,  le  karat  valant  4  grains 
poids  de  marc,  ou  212  milligrammes). 

Pendant  longtemps  on  n'a  connu  que  les  diamants  bruts  {fig.  70 
et  71),  et  les  plus  estimés  étaient  ceux  qui  présentaient  naturelle- 
ment une  forme  pyramidale  et  assez  de  transparence  pour  ré- 
fracter la  lumière.  En  1576,  Louis  de  Berquem,  ouvrier  de  Bru- 


Fig*  70.  —  Diamant  brut. 


Fig.  71.  —  Diamant  brut. 


ges,  découvrit  la  manière  de  travailler  le  diamant,  d'abord  par 
le  clivage  pour  lui  donner  une  forme  plus  régulière,  ensuite  par 
le  frottement  et  le  polissage  à  Taide  de  sa  propre  poussière,  qui 
porte  le  nom  d'égrisée.  Pour  donner  une  idée  de  la  perte  que  les 


Fig.  7t.  —  Calasse  d'i 
brillant. 


Fig.  73.  —  Table  d'un 
brillant. 


Fig.  7*.  —  Profil  d'un 
brillant. 


diamants  éprouvent  dans  cette  opération,  il  me  suffira  de  dire 
que  le  diamant  dit  k  Régent,  qui  pesait  brut  410  karats,  ou 
86»',  92,  a  été  réduit  par  la  taille  à  136  karats,  ou  28»',  83. 

Le  diamant  est  toujours  d'un  prix  très-élevé.  Il  revient,  brut, 
à  plus  de  38  francs  le  karat  au  gouvernement  brésilien.  Les  plus 
défectueux,  que  Ton  destine  pour  Végrisée^  se  vendent  de  30  à 
36  francs  ;  les  petits  diamants  bruts  et  de  bonne  forme  pour  la 
taille  s'acbètent  en  gros  48  francs  le  karat.  Lorsqu'ils  pèsent  plus 
d'un  karati  on  les  estime  par  le  carré  de  leur  poids  X  48*  Par 
exemple,  un  diamant  brut  de  2  karats  vaut  4  X  48  =  192  francs  ; 
un  diamant  de  3  karats  vaut  9  X  48  =  432  francs.  Le  diamant 


(1 


Fig.  75.  —  Rose  -vue  d'en  haut. 


Fig.  76.  —  Profil  d'une  rose. 


taillé  est  d'un  prix  beaucoup  plus  élevé.  Lès  très-petits  diamants 
(de  40  au  karat)  taillés  en  rose,  c'est-à-dire  en  pyramide  {fig.  75 
et  76),  se  vendent  de  60  à  80  francs  le  karat.  Lorsqu'ils  sont  plus 
gros,  on  les  vend  i25  francs  et  plus.  Le  brillant  qui  a  la  face  su- 
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périeure  plane  et  rectangnlaire,  de  belle  qualité  et  du  poids  de 
1/2  grain  à  3  grains,  se  vend  à  raison  de  168  à  192  francs  le  karaU 

Le  brillant  de    3  grains  (16  centigrammes)  vaut  216  francs  le  karat. 

—  4  grains  (2l6milligramm.)    —    240  à  288  fr.  — 

—  y  à  6  grains  (26  à  22  centigr.)    —    312  à   336        — 

—  6  grains —    400  à   880        — 

—  12  grains  (C4  ccntigranunes)    —  1700  à  1900       — 

—  16  grains —  2400  à  3100        — 

—  17  grains —  3800  fr.  — 

Le  diamant  est  souvent  coloré.  Lorsqu'il  est  jaunâtre  ou  d'une 
couleur  quelconque  peu  marquée,  il  est  moins  estimé  que  le  dia- 
mant  blanc.  Mais  quand  la  couleur  est  pure  et  bien  décidée,  il 
augmente  beaucoup  de  prix.  Ainsi  un  diamant  de  8  grains  (43  cen- 
tigrammes) d'un  beau  vert,  s'est  vendu  900  francs,  et  un  diamant 
rose  de  11  grains  (58  centigrammes)  a  valu  2000  francs.  On  a 
trouvé  dans  la  province  de  Bahia,  au  Brésil,  de  véritables  dia- 
mants noirs,  très-réfraclaires  à  la  taille,  qu'on  regarde  comme 
plus  durs  que  les  autres,  et  qu'on  distingue  dans  la  joaillerie  sous 
le  nom  de  diamants  de  nature.  Ce  diamant  noir  parait  à  M.  Gôppert 
un  mélange  de  carbone  non  cristallisé  avec  du  diamant.  C'est  ce  qui 
résulte  aussi  des  recherches  faites  par  M.  Lôwig  sur  sa  combustion. 

Le  plus  gros  diamant  connu  est  celui  du  rajah  de  Matan,  àBor- 
néo;  il  pèse  3^7  karats,  ou  77^,  804.  Celui  de  l'empereur 
du  Mogol  pesait  279  karats,  ou 49  grammes;  il  a  été  estimé,  par 
Tavernier,  à  près  de  12  millions.  Le  diamant  de  Tempereur  de 
Russie  pèse  193  karats ,  ou  40^ ,  92  ;  il  a  été  acheté 
2,160,000  francs,  plus  96,000  francs  de  pension  viagère.  Le  iTo-t- 
noor  ou  montagne  de  lumière  (diamant  de  Runjet  Singh),  sou- 
verain de  Lahore,  pèse  186  karats.  Le  diamant  de  l'empereur 
d'Autriche  égale  139  karats;  il  est  jaunâtre,  taillé  en  rose,  et  de 
mauvaise  forme.  Le  principal  diamant  de  la  couronne  de  France, 
nommé  &  Régent,  pesait  brut  410  karats,  et  a  été  acheté,  par  le 
duc  d'Orléans,  régent,  2,225,000  francs.  Il  a  coûté  deux  ans  de  tra- 
vail pour  la  taille,  et  s'est  trouvé  réduit  à  136  karaU  28^  32. 
Il  est  de  la  plus  belle  forme,  d'une  limpidité  parfaite,  et  est 
estimé  plus  du  double  du  prix  d'achat.  Enûn,  le  nouveau 
Koh'i-noor  ou  V Étoile  du  Sud,  le  plus  gros  des  diamants  limpides 
trouvés  au  Brésil,  vient  de  la  province  de  Minas  Geraès.  Il  pesait 
254  karats  avant  la  taille  et  se  trouve  réduit  maintenant  à  125. 

Le  graphite  se  présente  en  masses  amorphes,  d'un  gris  bleuâtre 
foncé,  joint  à  l'état  métallique.  Il  est  très-tendre,  facile  à  entamer 
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par  rôngle,  et  s'use  par  le  frottement  sur  le  papier,  en  y  produi- 
sant une  trace  semblable  à  celle  du  plomb,  ce  qui  lui  fait  don- 
ner les  noms  vulgaires  de  mine  de  plomb  et  de  plombagine.  Il  offre 
un  toucher  gras  et  onctueux,  et  se  divise  par  la  pression  en  pe- 
tites lames  écailleuses,  quelquefois  hexagones.  Il  pèse  spécifique- 
ment 2,089. 

Il  acquiert  Télectricité  résineuse  par  le  frottement,  est  infusi- 
ble au  chalumeau,  et  y  brûle  très-difficilement;  à  plus  forte  rai- 
son est-il  incombustible  dan§  un  creuset.  Il  ne  brûle  bien  que  par 
l'intermède  du  nitre,  et  laisse  pour  résidu  du  carbonate  de  potasse. 
Ce  réàullat  prouve  que  le  graphite  est  du  charbon  ;  mais  est-ce 
du  carbone  pur  comme  le  diamant,  ou  du  carbone  mélangé  ou 
combiné  avec  quelque  autre  substance?  Cette  question  a  loog- 
temps  partagé  les  chimistes. 

D'abord  le  graphile  contient  toujours  du  fer,  mais  en  quantité 
petite  et  variable.  De  Saussure  en  a  trouvé  0,04,  et  Berlhol- 
let  0,09.  Pour  expliquer  celte  quantité  petite  et  variable,  Berze- 
lius  a  supposé  que  le  graphite  était  un  mélange  de  décarbure  de 
fer  avec  du  carbone  ;  mais  il  est  évident  qu'il  aurait  pu  admettre 
toute  autre  combinaison;  et  Ton  sait  d'ailleurs  aujourd'hui  que 
le  graphite  est  du  carbone  libre  de  toute  combinaison,  comme 
le  diamant,  dont  il  ne  diffère  que  par  son  état  d'agrégation. 

D'abord  on  a  trouvé  qu'il  se  déposait  dans  les  fentes  qui  se  for- 
ment aux  parois  des  hauts  fournaux  où  l'on  réduit  le  fer,  une 
matière  noirâtre,  d'aspect  métallique,  tendre  au  toucher,  enfin, 
possédant  tous  les  caractères  physiques  du  graphite;  et  l'analyse 
a  montré  que  cette  substance  produite  par  la  décomposition  du 
gaz  hydrogène  carburé,  à  une  haute  température,  était  du  car- 
bone pur. 

Ensuite,  Berthier  a  vu  qu'en  traitant  du  graphite  naturel  par 
de  l'acide  chlorhydrique  pur,  on  le  privait  complètement  de  fer, 
sans  en  changer  les  caractères  physiques,  et  sans  dégagement 
d'hydrogène,  soit  pur,  soit  carburé;  preuve  que  le  fer  ne  s*y 
trouve  ni  métallique  ni  carburé,  qu'il  y  est  à  l'état  d'oxyde^  et 
qu'il  appartient  par  conséquent  à  la  gangue  disséminée  dans  l'in-' 
térieur  du  graphite.  Enfin,  M.  Regnault  ayant  brûlé  dans  du  gaz 
oxygène  un  graphite  d'Allemagne,  très-brillant,  onctueux  et  écail- 
leux,  a  trouvé  qu'il  était  formé  de  97,27  de  carbone,  et  de 
2,73  de  gangue  quartzeuse  en  petits  grains,  sans  un  atome  de  fer. 
II  résulte,  de  tous  ces  faits,  que  le  fer  n'est  pas  essentiele  au  gra- 
phite, et  que  celui-ci  doit  être  considéré  comme  une  forme  na- 
turelle et  particulière  du  carbone. 

Le  graphite  ressemble  beaucoup  au  sulfure  de  molybdène  :  ces 
deux  corps  ont  môme  couleur,  môme  éclat,  môme  onctuosité,  et 
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forment  une  môme  tache  grise  noirâtre  sur  le  papier.  Mais  le 
sulAire  de  mofybdène  pèse  de  4,5  à  4^7  ;  il  forme  sur  la  porce- 
laine une  tache  verdâtre;  il  dégage  au  chalumeau  de  l'acide  sul- 
fureux et  une  fumée  blanche.  Il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique 
en  formant  un  précipité  blanc  d'acide  molybdique,  qui  bleuit  sur 
une  lame  de  zinc.  Le  même  effet  de  coloration  peut  être  produit 
dans  la  liqueur. 

Gisement.  —  Le  graphite  se  trouve  dans  le  gneiss,  le  micaschiste  et 
le  calcaire  sacckaroide  des  terrains  primitifs,  dans  les  montagnes 
du  Labour,  dans  les  Pyrénées.  Il  y  forme  des  filons,  des  amas  ou 
des  rognons.  On  le  trouve  aussi  dans  les  schistes  intermédiaires, 
comme  à  PlufÛer,  près  de  Morlaix,  et  à  Borrodale,  dans  le  Gum- 
berland,  qui  en  présente  le  plus  beau  gisement  connu,  tant  par 
retendue  que  par  la  pureté  de  la  masse;  on  en  cite  aussi  dans  les 
calcaires  intermédiaires,  dans  le  grès  houiiler,  et  jusque  dans  les 
schistes  alpins,  comme  au  col  du  Chardonet,  dans  les  Hautes- 
Alpes,  où  il  accompagne  les  anthracites. 

Le  graphite  sert  principalement  à  la  fabrication  des  crayons  à 
dessiner.  Les  plus  estimés  sont  fabriqués  en  Angleterre,  avec  le 
graphite  lui-môme  scié  en  petites  baguettes  carrées  que  Ton  ren- 
ferme dans  des  cylindres  de  bois  de  genévrier  de  Virginie.  On  en 
fait  d'inférieurs  avec  la  poudre  du  graphite  liée  par  un  mucilage. 
On  emploie  aussi  le  graphite  dans  les  arts  mécaniques,  pour 
adoucir  le  frottement  des  rouages,  pour  préserver  k  tôle  de  la 
rouille,  pour  fabriquer  des  creusets,  etc. 

Les  deux  formes  naturelles  du  carbone  dont  nous  venons  de 
parler,  à  savoir,  le  diamant  et  le  graphite^  appartiennent  essentiel- 
lement aux  terrains  primitifs,  et  ce  n'est  que  par  suite  de  quelque 
révolution  du  globe  que  le  diamant  se  trouve  dans  un  terrain  de 
transport  qui  parait  beaucoup  plus  moderne,  mais  qui  n'est 
forqpié  que  des  débris  du  premier.  Ces  deux  substances  prouvent 
donc  l'existence  du  carbone  dans  les  premiers  matériaux  de  la 
terre,  et  bien  avant  Tapparilion  des  ôtres  organisés;  mais  ce  sont 
les  seules.  Tous  les  autres  charbons  terrestres  sont  postérieurs  à 
l'existence  des  végétaux,  qui  en  ont  puisé  le  carbone  dans  l'at- 
mosphère, oii  il  existait  à  l'état  d'acide  carbonique,  et  qui  l'ont 
déposé  dans  la  terre,  comme  une  preuve  de  leur  passage.  Ce 
sont  ces  charbons,  ou  composés  dans  lesquels  le  carbone  domine, 
que  nous  allons  décrire  présentement,  en  commençant  par  les 
plus  anciens  et  finissant  par  les  plus  modernes. 

Antliraelte. 

Il  existe  quelque  confusion  entre  cette  espèce  et  la  houille  ou 
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charbon  de  terre^  causée  parce  que  toutes  deux  proviennent  de 
l'action  de  la  chaleur  centrale  sur  d'anciens  végétaux  enfouis  daas 
la  terre  et  qu'elles  passent  quelquefois  de  Tune  à  l'autre.  Pour 
nous  Vantkracite  (à  part  le  quartz  et  les  autres  composés  minéraux 
qu'il  peut  contenir  par  mélange)  sera  du  carbone  presque  entière- 
ment privé  de  principes  volatils  pyrogénés  par  suite  de  la  h^ute 
température  qu'il  a  subie;  comme  le  serait  un  charbon  formé  en 
exposant,  dans  une  cornue,  une  matière  organique  à  la  plus  forte 
chaleur  que  nous  puissions  produire. 

L'anthracile  est  noir,  mais  doué  d'un  grand  éclat  métallique, 
assez  dur  pour  rayer  la  chaux  sulfatée,  mais  non  la  chaux  carbo- 
natée  spathique  dont  la  dureté  est  égale  à  la  sienne.  Il  ne  tache 
pas  les  doigts  et  laisse  difficilement  sa  trace  sur  le  papier.  Il  ac- 
quiert l'électricité  résineuse  par  le  frottement,  mais  seulement 
lorsqu'il  est  isolé,  car  il  conduit  assez  l'électricité  pour  qu'on 
puisse  en  tirer  des  étincelles,  lorsqu'il  fait  suite  à  un  conducteur 
éleclrisé. 

On  a  cru  remarquer  que  Tanthracite  se  divisait  suivant  les  faces 
d'un  prisme  rhomboïdal  ;  mais  ce  caractère  est  douteux.  Il  est 
ordinairement  en  masses  lamelleuses,  dont  les  feuillets  sont  for- 
tement ondulés.  Il  est  infusible  et  inaltérable  par  l'action  de  la 
chaleur.  Il  ne  dégage  aucune  odeur  au  chalumeau  et  y  brûle  d'au- 
tant plus  difficilement. 

Gisement.  L'anthracite  se  montre  d'abord  dans  les  terrains  in- 
termédiaires ou  de  transition,  et  le  plus  souvent  au  milieu  des 
roches  schisteuses  et  arénacées  (comme  dans  les  Vosges,  au  Harz, 
en  Saxe,  en  Bohême).  II  est  alors  aptérieur  à  la  houille,  et  Ton 
conçoit  qu'il  ait  pu  subir  une  chaleur  plus  forte;  mais  on  le  trouve 
aussi  plus  haut  dans  la  série  des  formations.  Par  exemple,  avec 
la  houille,  au  milieu  de  laquelle  il  forme  des  veines,  des  rognons 
ou  môme  des  couches,  comme  à  Anzin  (Nord)  ;  puis  principale- 
ment dans  le  bas  ou  calcaire  bleu  du  Dauphiné,  de  la  Tarentaise 
et  du  Valais.  Mais,  dans  ce  dernier  cas,  on  observe  que  l'anthra- 
cite se  trouve  toujours  dans  le  voisinage  des  roches  amygdaloïdes, 
des  dolérites  et  des  porphyres^  qui  sont  le  produit  d'anciens  cra- 
tères ayant  épanché  à  la  surface  du  globe  sa  matière  intérieure, 
obligée  de  céder  à  la  contraction  de  sa  couche  solide.  Et  l'on 
conçoit  que  ces  roches  brûlantes  aient  pu  carboniser  des  amas 
de  végétaux  enfouis  à  leur  portée.  Il  y  a  d'ailleurs  une  circon- 
stance essentielle,  indépendamment  d'une  haute  température,  à 
la  conversion  d'un  végétal  en  anthracite.  C'est  que  les  produits 
pyrogénés  volatils  aient  pu  trouver  une  issue.  Supposez,  en  effet, 
qu'une  matière  végétale  soit  fortement  chauffée  dans  une  capacité 
fermée,  qui  offre  une  résistance  insurmontable  au  dégagement 
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des  vapeurs;  celte  substance  ne  pourra  se  diviser  en  charbon  fixe 
Bien  produits  volatib,  et  le  tout  restera  forcément  combiné  d'une 
manière  homogène.  Telle  est  positivement  la  différence  qui  existe 
entre  l'anthracite  et  la  houille.  Tous  deux  ont  pu  être  également 
chauffés,  comme,  par  exemple,  lorsqu'ils  se  trouvent  ensemble 
dans  le  même  terrain  ;  mais  certaines  portions  se  sont  trouvées 
placées  de  manière  à  dégager  leurs  produits  volatils  et  se  sont 
converties  en  pur  charbon,  ou  en  anthracite;  d'autres  se  sont  trou- 
Tées  renfermées  sous  un  obstacle  qui  s'est  opposé  à  ce  dégage- 
ment, et  se  sont  converties  en  un  produit  homogène  particulier 
qui  est  la  homUe, 

L'anthracite  ne  peut  pas  être  employé  pour  combustible 
dans  les  usages  ordinaires,  en  raison  de  la  grande  difficulté 
qae  Ton  éprouve  pour  le  brûler;  mais,  une  fois  embrasé 
dans  de  grands  fourneaux  chauffés  d'abord  avec  un  autre  combus- 
tible, il  dégage  une  chaleur  très-intense  qui  le  rend  très-utile 
pour  la  fusion  des  métaux  ou  pour  la  fabrication  de  la  chaux 
dure. 

Voici  le  résultat  de  l'analyse  de  plusieurs  variétés  d'anthracite, 
d'après  M.  Regnault  (I)  : 


AIITHRACITB. 

1 

2 

3 

4 

5 

MOYENNB. 

Cendre»  

Ctrbone 

Hydrogène 

Oxygène 

Azote 

4,67 

0,04 

i,r>8 

4,57 

26,47 

94,62 

2,58 
2,80 

94,80 
2,55 

2,50 

92,85 
3,96 

3,19 

94,65 
3,38 

2,55 

94,07 
1,75 

4,18 

97,23 
1,?5 

1,52 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

!•  Anthracite  de  Pensylvanie,  dans  un  schiste  argileux  de  tran- 
sition. 

^  Anthracite  du  département  de  la  Mayenne,  dans  les  schistes 
argileux  de  transition. 

3*  Anthracite  du  pays  de  Galles,  de  la  partie  inférieure  du  ter- 
rain houiller.  Cassure  vitreuse  et  conchoîde. 

4'*  Anthracite  de  la  Mure  ou  de  la  Motte  (Isère),  du  terrain  du 
lias,  avec  empreintes  végétales  du  terrain  houiller.  Ce  terrain  a 
été  fortement  bouleversé  par  des  roches  primitives.  Anthracite 

(1)  Regnault,  Sur  les  combustibles  minéraux  {Annales  des  mines,  1837,  t.  XII, 
p.  161). 
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très-dur,  d'un  noir  brillant  avec  des  parties  ternes.  Arêtes  tran- 
chantes. Pesanteur  spécifique,  1,362. 

5.  Anthracite  de  Macot,  dans  la  Tarentaise  ;  même  gisement 
que  le  précédent. 

Houille. 

Ce  combustible  est  en  partie  connu  par  la  manière  dont  je 
viens  d'expliquer  sa  formation.  Il  résulte  de  l'enfouissement  des 
énormes  et  innombrables  végétaux  cryptogames  (prêles,  fougères 
et  lycopodes)  qui  avaient  envahi  la  terre  au  commencement  de  la 
vie  organique. 

Ces  dépôts  sont  en  général  circonscrits  dans  des  bassins  formés 
par  des  montagnes  primitives  et  de  transition,  dont  ils  ont  pris 
la  forme  curviligne,  en  suivant  toutes  les  sinuosités. du  terrain. 
Us  sont  généralement  disposés  par  couches  d'une  épaisseur  va- 
riable, entremêlées  d'autres  couches  de  nature  arénacée,  solidi- 
fiées par  l'imprégnation  de  matières  combustibles  pyrogénées,  et 
formant  des  schistes  charbonneux  ou  bitumineux.  On  y  observe 
ordinairement  plusieurs  couches  alternatives  de  houille  et  de 
schistes,  et  quelquefois  jusqu'à  soixante,  et  le  tout  est  entouré  de 
masses  puissantes  d'un  grès  rougeâtre  qui  porte  le  nom  do  grès 
houiller. 

Cette  disposition  de  la  houille  dans  des  dépôts  profonds,  de 
forme  concave  (en  bateau  ou  en  cul- de- chaudron)^  entourés  de  tous 
côtés  de  roches  compactes  et  résistantes,  est  bien  à  remarquer, 
car  elle  explique  parfaitement  comment,  une  fois  rendus  à  l'in- 
fluence de  la  chaleur  centrale,  par  la  masse  des  terrains  accumulés 
au-dessus,  les  végétaux  qui  l'ont  formée  ont  dû  se  décomposer  en 
conservant  la  plus  grande  partie  de  leurs  principes  volatils,  et 
constituer  une  espèce  différente  de  l'anthracite.  En  résumé,  la 
houille  est  un  combustible  fossile^  formé  par  raction  de  la  chaleur^ 
jointe  à  une  grande  pression^  sur  des  masses  de  végétaux  crypto- 
games enfouis  dans  les  plus  anciens  terrains  de  sédiment. 

Caractères»  —  Solide,  opaque,  noire,  plus  ou  moins  brillante, 
insipide,  inodore  même  par  un  frottement,  et  non  électrique,  à 
moins  qu'elle  ïie  soit  isolée.  Elle  pèse  1,3,  est  plus  dure  que 
l'asphalte  et  moins  dure  que  le  jayet. 

La  houille  brûle  au  chalumeau  et  même  à  la  simple  flamme 
d'une  bougie,  avec  une  flamme  fuligineuse  et  une  odeur  désa- 
gréable et  non  piquante,  qui  lui  est  propre.  Elle  laisse,  après  sa 
combustion  complète,  un  résidu  terreux  plus  ou  moins  considé- 
rable. Distillée  dans  une  cornue,  elle  fournit  beaucoup  d'huile  et 
de  goudron,  dont  on  extrait  plusieurs  matières  particulières,  et 
entre  autres  la  naphtaline  ;  elle  produit  également  de  l'eau  qui 
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contient  da  carbonate  et  da  sulffite  cTammoniaque;  beaucoup  de  gaz 
hydrogène  carburé  qui  sert  aujourd'hui  à  l'éclairage  des  villes  ; 
enfin  elle  laisse  un  charbon  volumineux,  d'un  gris  métallique, 
nommé  coak  ou  coke^  qui  sert  de  combustible  dans  les  usines. 
M.  Regnault  divise  les  houilles  en  cinq  genres. 

1.  Hwilk  anthraciteuse,  comme  est  celle  de  Rolduc^  près  d'Aix- 
la-Chapelle.  Elle  forme  le  passage  de  l'anthracite  à  la  houille. 
Elle  offre  l'éclat  métallique  de  Tanthracite  avec  la  texture  feuille- 
tée des  bouilles;  elle  brûle  difficilement  et  sans  s'agglutiner.  A  la 
distillation,  elle  donne  une  petite  quantité  de  matière  huileuse, 
mais  change  peu  d'aspect.  Densité  1,343.  Gendres  2,25. 

Carbone 93,56 

Hydrogène 4,28 

Oxygène  et  azote 2,16 


100,00 

IL  HouiUe  grasse  et  dure.  — Telle  est  celle  de  Rochebelle  à  Alais 
(Gard),  pesanteur  spécifique  l,3i2  ;  et  celle  du  puits  Henri,  à  Rive- 
de-Gier  (Loire),  densité  1,315.  Véritable  houille  brûlant  avec 
flamme  fuligineuse,  mais  ne  s'agglutinant  pas  en  brûlant  comme 
la  houille  maréchale.  Elle  donne  à  la  distillation  un  coke  métal- 
loïde boursouflé,  mais  moins  gonflé  et  plus  dur  que  celui  de  la 
houille  maréchale. 


Carbone... 
Hydrogène . 
Oxygène . . . 


HochebeUe. 

Puits  Henri. 

Moyenne. 

90,55 

90,53 

90,54 

.    4,92 

5,05 

4,99 

4,«3 

4,42 

4,47 

400,00  100,00  100,00 

m.  Houille  grassemaréchale.— D'un  beau  noir,  d'un  éclat  gras  et 
vif;  brûle  avec  une  flamme  fuligineuse  et  s'agglutine  beaucoup  en 
brûlant.  Coke  très-volumîneux.  Est  fragile  et  se  divise  en  frag- 
ments rectangulaires.  Telle  est  la  houille  de  la  Grande-Croix  de 
Ri?e-deGier,  et  le  coaking-coal  de  Newcaslle,  en  Angleterre. 

Grmnde-Croii.  NewcasUe.     Moyenne. 

I.  «. 

Pesanteur  spécifique..        1,298  1,302  1,280  1,293 

Cendres 1,78  1,44  l,tO  «,44 

Carbone 89,04  89,07  89,19  89,10 

Hydrogène 5,23  4,93  5,31  5,16 

^^yf^^« \^fA       6  5,50  5,74 

Azote 1,70  >  ' 

100,00     100,00      100,00      100,00 
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IV.  Houille  grasse  à  longue  flamme.  —  Houille  très -huileuse,  s'ag- 
glutinant  comme  la  maréchale,  mais  donnant  une  flamme  beau- 
coup plus  longue,  ce  qui  la  fait  préférer  pour  brûler  dans  les 
foyers  d'appartements.  Exemples  le  Fléau  de  Mons^  les  houilles 
du  Cimetière  et  de  Gouzon  de  Rive-de-Gier. 

En  prenant  pour  type  le  Fléau  de  Morts,  nous  voyons  une  houille 
d'apparence  schisteuse,  qui  se  laisse  diviser  en  fragments  rhom- 
boïdaux. 

I*  IL  Moyenne. 

Densilé i,276  i,292  1,284 

Cendres 1,10  3,68  2,39 

Carbone 86,59  87,07  86,78 

Hydrogène 5,40  5,63  5,52 

Oxygène 8,n  7,30  7,70 

100,00  100,00  '""        100,00 

On  doit  rapprocher  des  houilles  grasses  à  longue  flamme  celles 
A'Épinoc,  de  CommerUry  et  de  Céraly  bien  que  la  proportion  de 
carbone  s'y  montre  moins  forte,  et  celle  de  l'oxygène,  au  con- 
traire, plus  considérable. 

épinac.        Commentry.        GéraL        Moyenne. 

Densité 1,353  1,349  »  » 

Cendres 2,53  0,24  1 0,86  n 

Carbone 83,22  82,92  84,56        83,57 

Hydrogène 5,23  5,30  5,32  5,28 

Oxygène  et  Azote....      11,55         11,78  10,12        11,15 

100,00        100,00  100,00      100,00 

Les  houilles  d'Épinac  (Saône-et-Loire)  et  de  Commentry  (Allier) 
appartiennent  au  véritable  terrain  houiller;  la  première  est 
schisteuse,  très-brillante,  mais  remplie  de  pyrite  qui,  en  s'effleu- 
rissant  à  l'air,  en  détruit  la  cohésion-  La  houille  de  Commentry 
a  la  cassure  conchoïde  et  compacte  du  cannel-coal,  mais  elle  est 
beaucoup  plus  brillante,  plus  dure  et  ne  se  laisse  pas  tailler.  Elle 
fournit  un  coke  métalloïde  presque  blanc  et  seulement  frite.  La 
houille  de  Gérai  forme  deux  couches  assez  étendues  dans  les  mar- 
nes inférieures  de  Toolithe  inférieure,  dans  la  commune  de  La- 
vencas  (Aveyron).  Elle  est  très-fragile  et  se  divise  en  fragments 
rhomboïdaux. 

ly  bis, Houille  compacteou  cannel-coal.  —  Cette  houille  est  légère, 
quoique  d*une  apparence  compacte,  uniforme  et  sans  fissures. 
Elle  est  d'un  noir  un  peu  terne;  la  cassure  en  est  terne,  droite  ou 
conchoïde;  elle  peut  se  tailler  et  se  polir  ;  aussi  l'emploie -t-on, 
comme  le  jayet,  pour  faire  des  objets  d'ornements,  mais  elle  n'en 
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a  pas  la  solidité.  .Elle  brûle  très-facilement,  arec  une  flamme  lon- 
gue et  brillante,  d'pb  le  nom  anglais  de  canneUcoal,  c'est-à-dire 
chandeUe-charbon.  Pesanteur  spéciQque  1,317.  On  la  trouve  prin- 
cipalement en  Angleterre,  dans  le  Lancashire. 

Le  cannel-coal,  quelle  que  soit  sa  ressemblance  extérieure  avec 
le  jayet,  qui  l'en  a  fait  rapprocher  par  quelques  minéralogistes, 
est  une  véritable  houille  par  la  manière  dont  elle  brûle  et  par  les 
produits  de  sa  combustion.  Il  est  remarquable  d'ailleurs  qu'elle  a 
presque  exactement  la  môme  composition  que  la  houille  de  Mous, 
comme  on  peut  le  voir  par'  l'analyse  suivante. 

Cannel-coal  du  Yigan  dans  le  Lancashire  : 

Carbone 8o,8< 

Hydrogène 5,85 

Oxygène  et  azole S,'U 

100,00 

Y.  Houilki  sèches  à  longue  flamme,  —  M.  Regnault  forme  cette 
division  pour  des  houilles  non  collantes,  brûlant  cependant  avec 
une  longue  flamme,  mais  qui  dure  peu,  et  qui  se  rapprochent  du 
ja)et  par  ces  deux  caractères  et  par  leur  composition  chimique, 
laquelle  ofl're  une  dose*  d'oxygène  beaucoup  plus  considérable 
que  les  houilles  précédentes.  Telles  sont  la  houille  de  Blanzy 
(Ardennes)  et  celle  de  Noroy  (Haute-Saône).  Celle-ci  appartient 
aux  marnes  irisées  des  Vosges,  et  se  trouve  sans  doute  au  nombre 
des  houilles  qui  ont  reçu  le  nom  particulier  de  stipitey  en  raison 
des  tiges  de  cycadées  qu'on  y  rencontre,  et  de  leur  origine  plus 
moderne. 

Blaniy.  Noroy.  Moyenne. 

Densité 1,302  »  » 

Cendres 2,28  19,^0  » 

Carbone 78,26       78,32      78,29 

Hydrogène 5,35  5,38  5,36 

Oxygène  et  azote 16,39  16,30  16,35 

100,00  100,00  100,00 

Beaucoup  d'Ouvrages  font  mention  d'une  kottillepapyracée.  Mais 
cette  substance  n'est  pas  une  houille  ;  c'est  un  schiste  siliceux  im- 
prégné ctun  bitume  fétide.  Ce  schiste  est  sous  forme  de  feuilkts 
minces,  papyracés,  tendus  et  flexibles,  d'un  gris  jaunâtre  ou  ver- 
dâtre  ;  il  est  peu  combustible  et  laisse  un  résidu  considérable.  11 
dégage  en  brûlant  une  odeur  si  fétide  quM  en  a  reçu  le  nom  de 
stercuê  diaboli  ou  de  merda  di  diavolo.  Cordier  l'appelle  dusodyle. 
On  trouve  cette  substance  en  Sicile,  entre  des  bancs  de  calcaire 
ertiaire  ;  car  on  y  observe  des  empreintes  de  poissons  et-de  vé- 
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gétaux  dicotylédones  qui  aanoncenl  une  formation  beaucoup 
plus  récenle  que  la  houille.  On  eu  trouve  également  à  Château- 
ueuf  (Dr6me). 

liiinBftte. 

Matière  noire  ou  brune,  opaque,  tantôt  compacte,  dure,ii  épis- 
sure conchoïde  ou  résineuse,  privée  de  toute  apparence  d'orga- 
nisation, tantôt  offrant  une  texture  ligneuse,  qui  en  fait  recon- 
naître l'origine  végétale. 

Exposé  à  l'action  du  feu,  le  lignite  brûle  avec  une  flamme  assez 
longue  et  fuligineuse,  comme  la  bouille;  mais  il  n'éprouve  aucun 
boursouflement  ni  ramollissement,  et  dégage  une  odeur  toute 
différente,  toujours  forte,  aromatique,  acre  et  acide,  souvent 
bitumineuse  et  fétide.  Après  la  combustion  complète,  il  reste  une 
cendre  ferrugineuse  contenant  de  la  potasse. 

Le  lignite,  distillé  en  vase  clos,  produit  des  matières  goudron- 
neuses privées  de  naphtaline,  et  toujours  de  l'acide  acétique  im- 
pur nommé  acide  pyroligneux.  Il  reste  un  charbon  brillant,  ayant 
conservé,  comme  celui  du  bois,  la  forme  des  fragments  employés. 
Le  lignite  n'est  donc  autre  chose  qu'un  bois  profondément  altéré  ; 
ajoutons  que,  toutes  les  fois  qu'une  altération  moins  profonde  a 
permis  d'examiner  l'espèce  de  bois  qui  lui  a  donné  naissance,  on 
y  a  reconnu  la  structure  des  tiges  de  dicotylédones. 

Le  lignite  commence  à  se  montrer  un  peu  avant  la  craie  dans 
tes  couches  sableuses  qui  préludent  à  cette  formation  (comme  à 
rUe  d'Aix,  au  Havre,  à  Anzin,  immédiatement  au-dessus  du  grès 
houiller  dans  des  matières  nommées  tourtia^  qui  appartiennent 
à  la  craie  ;  à  Ëntreverne,  près  d'Annecy,  en  Savoie,  etc.).  Mais 
c'est  surtout  dans  là  période  des  terrains  tertiaires  que  les  vérita- 
bles lignites,  accompagnés  de  débris  de  végétaux  dicotylédones, 
deviennent  abondants  et  se  présentent  à  divers  étages  :  d'abord 
au-dessous  du  calcaire  grossier  parisien  et  dans  l'argile  plastique 
(on  lui  donne  le  non^  de  lignite  moissonnais  ;  exemples  :  dans  les 
environs  de  Soissons  et  de  Laon  ;  à  Bagneux  et  à  Auteuil,  près  de 
Paris  ;  à  Saint-Paulet,  près  le  Pont-Saint-Esprit  ;  à  Roquevaire, 
Marseille,  Toulon,  etc.)  ;  ensuite  dans  les  dépôts  'sup^ârieurs  au 
gypse  parisien  comme  à  Vetay,  Lausanne  et  dans  tous  les  dépôts 
lie  la  Suisse,  d'où  ce  lignite  a  pris  le  nom  de  lignite  suisse. 

Le»  gHBÉi^dépôts  de  lignite  se  trouvent  en  général,  comme 
ceux  difclMittfl^  (bns  des  bassins  particuliers  formés  par  les 
gorges  ou  valtëes-  que  des  montagnes  plus  anciennes  laissaient 
entre  elles.  Ils  se  composent  de  plusieurs  couches  séparées  les 
unes  des  autres  par  des  matières  pierreuses  ;  ces  couches  sont 
fréquemment  ondulées^  mai&  jamais  repliées  en  zigzag,  comme 
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celle  de  la  bouille.  Le  lignitey  est  souvent  accompagné  de  bitume, 
de  mellite^  de  succin  ou  d'autres  résines  d'origine  végétale. 

La  décomposition  plus  ou  moins  avancée  du  bois  qui  a  servi  à 
la  formation  du  lignite  peut  en  faire  distinguer  plusieurs  sous- 
espèces  ou  variétés. 

!.  Lignite  ptci forme  polmable,  jayet  ou  joù.  —  Lignite  solide, 
dur,  inodore,  d'un  noir  pur  et  foncé,  d'une  texture  d^nse,  com- 
pacte^ égale;  non  friable  comme  la  houille  et  l'asphalte,  offrant 
une  cassure  conchoïde,  susceptible  d'ôtre  travaillé  au  tour  et  de 
prendre  un  beau  poli  ;  pesanteur  spécifique,  i,26.  On  le  trouve  en 
petites  masses,  au  milieu  des  autres  variétés  de  lignite,  à  Roque- 
vaire,  près  de  Marseille  ;  à  Belestat,  dans  les  Pyrénées  ;  à  Bains  et 
à  Sainte-Colombe,  dans  le  département  de  l'Aude  ;  dans  les  Âstu-' 
ries,  la  Galice  et  TAragon,  en  Espagne;  près  de  Wittemberg,  en 
Saxe  ;  en  Prusse,  dans  un  gîte  où  se  trouve  le  succin  en  abon- 
dance, etc. 

On  fabrique  avec  le  jayet  toutes  sortes  d'ornements  et  de  bijoux 
de  deuil.  Il  en  existait  autrefois  à  Sainte-Colombe  des  fabriques 
considérables  qui  ont  beaucoup  perdu  de  leur  importance  au- 
jourd'hui. 

2.  Lignite  pictforme  .commun.  —  D'un  noir  luisant  comme  le 
précédent,  mais  ofhrant  une  densité  inégale,  et  une  structure  scbis- 
tolde  ou  fragmentaire  qui  s'oppose  à  son  emploi  sur  le  tour.  Il 
forme  souvent  des  bancs  assez  puissants^  que  l'on  exploite  comme 
une  espëèe  de  houille,  dont  il  offre  toute  l'apparence,  il  sert  aux 
mêmes  usages  que  la  houille.  En  France,  on  le  trouve  principa- . 
lement  aux  environs  d'Aix,  de  Marseille  et  de  Toulon  ;  à  Ruelle,  ' 
(Ardennes);  à  Lobsann,  près  de  Weissembourg  (Bas- Rhin)  ;  en 
Suisse,  près  de  Vevay,  de  Lausanne,  sur  la  rive  gauche  du  lac  de 
Zurich,  etc. 

3,  Lignite  terne.  —  D'un  noir  brunâtre,  terne,  à  cassure  rabo- 
teuse ou  imparfaitement  conchoïde,  à  structure  massive,  schis- 
lolde  ou  fragmentaire,  mais  non  ligneuse, brûlant  avec  une  fumée 
abondante  et  sbuvent  fétide. 

Le  lignite  terne  massif  se  trouve  en  couches  assez  puissantes, 
que  Ton  exploite  comme  combustible,  principalement  à  Sainte- 
Marguerite,  ptès  de  Dieppe  ;  aux  environs  de  Soissons,  de  Cassel, 
i}h  il  prend  le  nom  de  terre  de  Cassel;  à  Putschern,  près  de  Carls- 
bad.  Le  lignite  terne  sckistotdese  trouve  principalement  en  France, 
aux  mines  de  Piolène,  près  d'Orange  ;  de  Ruelle  (Ardennes)  ;  et 
généralement  dans  tous  les  lieux  où  se  trouve  la  variété  précé- 
dente. Enfin  le  lignite  terne  fragmentaire  ou  friable  forme  des  dé- 
pôts étendus  dans  les  environs  de  Soissons,  de  Laon  (Aisne),  et 
4ans  ceux  deMontdidier  (Somme).  II  est  trop  chargé  de  pyrites  et 
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d'argile  pour  former  un  combustible  avantageux  ;  mais^  en  le  lais- 
sant se  déliter  à  Tair  humide,  on  y  forme  des  sulfates  de  fer  et 
d'alumine  qu'on  en  retire  par  lixiyation. 

A.  5.  Lignite  fibreux  et  bois  fossile.  —  Le  lignite  fibreux^  ou  le 
vrai  lignite,  offrant  encore  un  indice  plus  ou  moins  marqué  de  la 
structure  du  bois,  peut  être  observé  dans  la  plupart  des  dépôts 
des  variétés  précédentes  ;  mais  on  trouve  en  outrcf  dans  les  ter- 
rains beaucoup  plus  modernes,  provenant  d'alluvions,  d'éboule- 
ments  ou  de  dislocations  volcaniques,  des  bois  enfouis  et  à  peine 
altérés,  qui  ne  peuvent  êlre  confondus  avec  les  lignites  des  ter- 
rains plus  anciens  ;  tels  sont  les  amas  d'arbres  couchés  pôle- 
mèle,  ensevelis  dans  les  alluvions  de  la  Seine,  au  Port-à-l'Anglais 
et  à  rile  de  Chatou,  près  de  Paris  ;  et  les  forêts  sous-marines  de 
Horlaix,  en  Bretagne,  du  comté  de  Lincoln  et  de  Ttlede  Man,  en 
Angleterre.  Tels  sont  aussi  les  bois  fossiles  comprimés  et  aplatis 
d'Islande  et  de  plusieurs  parties  des  Alpes,  dans  lesquels  on  re- 
connaît facilement  des  bouleaux,  des  chênes,  des  ifs  et  autres 
conifères,  avec  leur  écorce  parfaitement  conservée. 

6.  Bois  bitumineux.  ?»  C'est  une  vraie  momie  végétale^  ou  un 
bois  fossile  complètement  imprégné  de  bitume  odorant,  ou  de 
Malthe.  Tel  est  le  bois  bitumineux  de  la  Tour  du-Pin  (Isère). 

7.  U  Imite  ou  terre  de  Cologne  ;  lignite  terreux  y  Brongniart.  — 
Cette  matière  forme,  aux  environs  de  Cologne,  sur  les  bords  du 
Rhin,  un  dépôt  considérable,  qui  a  jusqu'à  13  mètres  d'épaisseur 
et  plus  de  I  myriamètre  d'étendue.  Elle  est  tendre  et  pulvéru- 
lente, d'unecouleur  brunede  girofle,  et  s'allume  avec  facilité,  mais 
brûle  sans  flamme  et  presque  sans  fumée,  comme  le  bois  pourri. 
Elle  offre  dans  ses  parties  solides  des  traces  évidentes  d'organisa- 
tion de  troncs  ligneux,  appartenant  pour  la  plupart  à  des  végétaux 
dicotylédones.  Sous  ce  rapport,  la  terre  de  Cologne  se  rapproche 
donc  du  lignite  proprement  dit  ;  mais  ce  qui  établit  une  grande  dif- 
férence entre  eux,  c'est  que  le  lignite  a  évidemment  éprouvé  une 
décomposition  semblable  à  celle  produite  par  le  feu,  soit  que,  en 
effet,  il  ait  été  soumis  à  une  température  élevée,  soit  que,  par  suite 
de  sa  situation  prolongée  dans  un  lerrain  très-sec,  il  ail  éprouvé 
à  la  longue  une  décomposition  analogue  ;  tandis  que  la  terre  de 
Cologne  est  le  résultat  de  l'action  décomposante  de  Cair  et  de  Chu- 
midité  sur  le  bois,  décomposition  qui  le  rapproche  de  la  nature  de 
l'acide  ulmique,  sans  cependant  lui  en  donner  l'exacte  composi- 
tion. Mais,  de  même  que  l'acide  ulmique,  la  terre  de  Cologne  se 
dissout  dans  les  alcalis,  et  forme  des  dissolutions  brunes  qui 
sont  précipitées  par  les  acides  et  par  les  sels  métalliques.  C'est 
en  raison  de  cette  similitude  de  propriétés  que  j'ai  proposé  de 
donner  à  cette  substance  le  nom  d'uimite.  Je  termine  cette  des- 
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criplion  des  diverses  espèces  de  lignites  par  le  tableau  de  leur 
composition  chimique,  qui  nous  offrira  une  diminution  continue 
dans  la  proportion  du  carbone,  à  partir  de  la  composition  de  la 
houille  sèche,  presque  jusqu'à  celle  du  bois  non  altéré. 


H) 

(2) 

'    (3) 

(*) 

(5)  ^ 

(«) 

\V 

(8) 

OeiNté 

Cendres. 

4,08 

1,305 
0,09 

1.272 
4,99 

1,185 
9,02 

1,1C0 
5.49 

1,107 
2,19 

a 
■ 

* 
• 

Carbooe...... 

RydrogèM... 
0»lg«ne 

76,C5 
5.69 
18^6 

78,9 
5,84 
18,07 

74,19 

5,68 

iO,13 

67,28 

5.49 

27,23 

66.96 
5.27 

27,77 

57,29 

5,83 

36,88 

56,7 
4,8 
38,5 

49,07 

6,31 

44,62 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100  00 

100,0 

100,00 

(1)  Jayet  de  Saint-Girons  (Ariége).  En  couches  fort  minces  dans 
des  bancs  de  grès  correspondant  au  grès  vert  Ce  jayet,  très-dur, 
très-brillant,  et  à  cassure  conchoïde,  a  longtemps  servi  à  la  fa- 
brication  des  bijoux. 

(2)  Jayet  de  Belestat  on  de  Sainte-Colombe  (Aude).  Se  trouve 
dans  un  gisement  semblable  au  précédent,  et  sa  composition  est 
identique. 

(3)  Ùgnite  de  Dax  (Landes).  D'un  beau  noir,  à  cassure  inégale, 
peu  éclatante.  Ne  se  ramollit  pas  par  la  chaleur. 

(4)  Lignite  de  la  Grèce,  des  bords  de  TAlphée,  en  Élide  ;  feuil- 
leté d'un  noir  terne,  offrant  souvent  la  structure  du  bois. 

(5)  Ulmite  de  Cologne.  Sa  composition  chimique  est  semblable 
à  celle  du  lignite  précédent. 

(6)  Bois  fossile  d*Usnach. 

(7)  Composition  de  l'acide  ulmique,  d'après  P.  BouUay. 

(8)  Composition  du  ligneux. 

Tourbe. 

Matière  brune  qui  se  forme  sous  les  eaux  stagnantes  par  la  dé- 
composition de  plantes  herbacées,  de  mousses  et  de  conferves 
qui  s'y  développent  et  s'y  accumulent  avec  une  grande  rapidité. 
Elle  est  homogène  et  compacte  dans  les  parties  inférieures  du 
dépôt,  grossière  et  remplie  de  débris  herbacés  dans  les  parties 
supérieures.  Elle  brûle  facilement,  avec  ou  sans  flamme,  en  dé- 
gageant nne  odeur  désagréable. 

La  tourbe  se  forme  encore  journellement  dans  nos  marais  ;  elle 
couvre  quelquefois  des  espaces  considérables  dans  les  parties 
basses  de  nos  continents.  En  France,  les  plus  grands  dépôts  «e 
trouvent  dans  la  vallée  de  la  Somme  entre  Amiens  et  Abbeville, 
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dans  les  environs  de  Bauvais,  dans  la  vallée  de  l'Ourcq,  dans  les 
environs  deDieuze.Ily  en  a  une  exploitation  dans  la  vallée  d'Es- 
sonnes,  près  de  Paris.  La  plupart  des  fertiles  vallées  de  Nor- 
mandie reposent  sur  de  la  tourbe. 

Voici  le  résultat  de  l'analyse  de  plusieurs  variétés  de  tourbe, 
par  M.  Regnaull. 


(0 

(3) 

(3) 

MpyENXE.   U 

Cendres« 

5,58 

4,61 

5,33 

5,17     1 

Gftrbone  

60,40 

5,96 

83,64 

60,89 

6,21 

82,50 

61,0'. 

6,45 

82,90 

60,78 

6,21 

88,01 

Hydrogène  . . 

Oxygène 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

(1)  Tourbe  de  Vulcaire,  près  d'Abbeville  (Somme). 

(2)  Tourbe  de  Long,  id. 

(3)  Tourbe  du-Champ.-du-Feu,  près  de  Framoni  (Vosges). 

Terreau. 

Les  matières  végétales  qui  pourrissent  à  la  surface  de  la  terre 
finissent  par  se  convertir  en  une  masse  brun  noirâtre,  pulvéru- 
lente, qui  a  reçu  le  nom  d'humus  végétal  on  de  terreau.  Celte 
substance  est  principalement  composée  d*acide  ulmique^  insolu- 
ble dans  Teau,  mais  soluble  avec  la  plus  grande  facilité  dans  les 
alcalis  ;  d'un  extrait  bmn,  soluble  dans  Teau,  qui  n'est  peut-être 
qu'une  combinaison  soluble  du  même  acide  ulmique  ;  d'un  ré- 
sidu charbonneux,  insoluble  dans  l'eau  et  les  alcalis  ;  enflu,  d'une 
quantité  variable  de  matière  terreuse  ou  sablonneuse,  provenant 
du  sol. 

Le  terreau  se  forme  principalement  dans  les  foiôls,  par  l'ac- 
cumulatlon  des  feuilles  d'arbres  et  des  herbes  qui  y.périssent  tous 
les  ans.  Celui  qu^  Ton  consomme  à  Paris  pour  la  culture  des 
plantes  de  serre  et  d'agrément  y  est  apporté  des  forêts  de  Sénart 
et  de  Sauois, 

Les  substances  animales  qui  se  pourrissent  dans  les  cavernes 
d''animaux  ou  dans  les  cimetières,. forment  aussi  un  teireatL^  mskis 
d'une  nature  différente  et  moins  connue. 

ÎBUame. 

Nous  comprendrons  sous  ce  nom  des  composés  naturels  du 
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carbone  fort  différents  en  apparence,  mais  qui  ont  une  origine 
commune  due  à  l'action  de  la  chaleur  centrale  sur  des  masses  de 
Tégétaux  enfouies  dans  les  anciennes  couches  du  globe.  Mais  il 
y  a  celte  différence  entre  ces  substances  et  la  houille  et  Vanthra- 
cite,  que,  tandis  que  celui-ci  est  un  charbon  comparable  au  ré- 
sidu d'une  distillation  opérée  à  Taide  d'une  très-forte  chaleur,  et 
h  houille  une  matière  organique  décomposée  sous  une  forte  pres- 
^sion  qui  a  forcé  la  grande  partie  des  produits  volatils  à  rester  unie 
à  la  masse,  le  bitume  est  une  substance  volatilisée^  comparable  aux 
produits  de  la  distillation  des  substances  végétales,  et  variant 
comme  eux  en  couleur  et  en  consistance,  suivant  le  point  de  dé- 
composition de  la  matière  soumise  au  calorique.  Quelles  que 
soient  les  différences  physiques  de  ces  nouveaux  composés,  c'est 
donc  avec  raison  que  le  célèbre  Haiiy  les  a  regardés  comme  dé- 
pendant d'une  même  espèce  minérale.  Ces  corps  d'ailleurs  passent 
de  l'un  à  l'autre  par  l'action  de  l'air  ou  du  feu. 

Asphalte  ou  bitume  de  Judée.  —  Noir  tout  à  fait  solide,  sec  et 
friable  ;  inodore  à  froid,  mais  prenant  une  odeur  assez  forte  par 
le  frottement  et  prenant  en  même  temps  rélectricité  résineuse.  II 
offre  une  cassure  conchoïde  et  brillante,  pèse  spécifiquement 
1,104,  fond  à  la  flamme  d'une  bougie.  Il  brûle  avec  flamme^  et 
laisse  après  sa  combustion  complète  un  très-petit  résidu  terreux. 

L'asphalte  se  trouve  principalement  en  Judée  à  la  surface  des 
eaux  du  lac  asphaltite  ou  mer  Morte. 

Les  anciens  Égyptiens  employaient  l'asphalte  à  l'embeaume- 
mentdes  corps,  et  les  momies  d'Egypte  en  sont  môme  complè- 
tement imprégnées.  On  assure  également  que  les  murs  de  Ba- 
bylone  étaient  construits  en  briques  cimentées  avec  de  l'asphalte; 
peut-être  cependant  était-ce  le  bitume  suivant  qui  servait  à  cet 
usage. 

Un  asphalte  du  Mexique,  analysé  par  M.  Regnaull,  était  com- 
posé de  : 

Cendres 2,80            » 

Carbone •:9,l8  81 ,46 

Hydrogène 9,30  9,57 

Oxygène 8,72  8,97 

100,00        100,00 

Malthe OU pissasphalte,  bitume glutineux y  poix  minéiak.  —  Bitume 
d'un  brun  noir,  glutineux,  presque  solide  dans  les  temps  froids. 
II  exhaie  une  odeur  forte,  il  se  fond  dans  Teau  bouillante,  est  en 
grande  partie  soluble  dans  l'alcool.  Il  se  dessèche  et  se  durcit  à 
l'air,  mais  sans  acquérir  la  dureté,  l'éclat  et  la  friabilité  de  l'as- 
phalte ;  le  malthe  le  plus  pur  est  plus  dense  que  l'eau  distillée.  Le 
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malthe  sort  de  terre  par  des  fissures  formées  dans  les  roches  de 
terrains  tertiaires,  surtout  à  Orlhez  et  à  Campenne,  près  Daz  ; 
à  Gabian,  près  de  Pézénas  ;  à  Seissel,  près  de  la  perte  du 
Rhône,  etc.  On  le  recueille  quelquefois  à  l'état  de  pureté  ;  mais 
le  plus  souvent  il  imprègne  des  matières  terreuses  et  arénacées 
qui  entourent  la  source  et  constituent  ce  qu'on  appelle  argile 
bitumineuse  ou  grès  bitumineux.  On  le  retire  de  ces  matières  soit 
en  les  chauffant  avec  de  l'eau  dans  de  grandes  chaudières,  soit  en 
formant  des  tas  considérables  au  centre  desquels  on  met  le  feu.  ' 
Le  bitume  devenant  plus  liquide  s'écoule  de  toutes  parts  dans  des 
bassins  où  on  le  recueille. 

On  emploie  le  malthe  pour  goudronner  le  bois  et  les  cordages  ; 
mais  son  plus  grand  usagé  aujourd'hui  est  pour  former  des  ci- 
ments presque  indestructibles,  qui  servent  au  dallage  des  places 
et  des  promenades  publiques.  A  cet  effet,  on  le  mêle  de  nouveau 
avec  du  sable  quartzeuz  qui  lui  donne  de  la  solidité  et  une  grande 
résistance  au  frottement. 

Le  Bogoet  d'Ecosse  est  une  argile  bitumineuse  contenant  20  pour 
100  seulement  d'argile  blanche  et  80  pour  100  de  corps  bitumi- 
neux. Elle  donne  350  litres  de  gaz  éclairant  par  kilogramme. 

Pétrole j  oleumpetrŒy  huilede  pierre. — Bitume  liquide,  onctueux, 
rougeàtre  ou  d'un  brun  noirâtre,  pesant  spécifiquement  0,85  ; 
d'une  od^ur  très-forte  et  très-tenace,  très-combustible. 

Le  pétrole,  soumis  à  la  distillation,  laisse  de  l'asphalte  pour  ré- 
sidu, et  donne,  comme  produit  distillé,  un  liquide  incolore, 
nommé  pétrolène^  bouillant  à  280  degrés,  et  composé  de  G*^H**, 
pour  quatre  volumes.  Exposé  à  l'air,  il  passe  à  l'état  de  malthe. 
On  le  trouve  dans  les  mêmes  lieux  que  le  malthe  ;  mais  surtout 
à  Gabian  (Hérault),  et  au  Puits-de-la-Pége,  près  de  Clermont- 
Ferrand.  11  sert  à  graisser  les  charrettes  et  les  machines  à  engre- 
nage. On  cite  en  Asie  la  ville  de  Rainangboun  (empire  Birman), 
située  au  centre  d'un  petit  district,  qui  renferme  plus  de  cinq 
cents  sources  de  pétrole,  exploitées  et  d'un  revenu  considérable. 
Le  terrain  consiste  en  une  argile  sablonneuse  qui  repose  sur  des 
couches  alternes  de  grès  et  d'argile  durcies.  Au-dessous  se  trouve 
une  couche  puissante  d*un  schiste  argileux  bleu  pâle,  reposant 
sur  la  houille  ;  et  c'est  ce  schiste  qui  est  imprégné  de  pétrole.  On 
y  creuse  des  puits  dans  lesquels  le  bitume  se  rassemble.  A  Coal- 
brookdale,  en  Angleterre,  il  existe  une  source  analogue  de  pé- 
trole qui  prend  son  origine  dans  une  couche  de  houille. 

En  Amérique  les  points  oh  Ton  a  découvert  le  pétrole  dans  ces 
dernières  années  sont  extrêmement  nombreux,  surtout  dans  les 
régions  situées  &  l'est  du  Mississipi.  Le  haut  Canada,  la  Pensylva- 
nie  et  la  Virginie  occidentale  sont  les  centres  principaux   des 
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exploitations.  On  trouTC  ce  produit  dans  les  terrains  siluriens, 
dévoniens,  carbonifère  inférieur.  On  ne  l'a  pas  encore  trouvé  dans 
les  couches  qui  comprennent  la  houille. 

Naphie.  —  Bitume  liquide,  très-fluide,  transparent,  d'un  jaune 
clair,  d'une  odeur  forte  non  désagréable  ;  très-inflammable, 
même  à  distance,  par  l'approche  d'un  corps  embrasé.  Pesanteur 
spécifique,  0,836. 

Le  naphte,  distillé  à  plusieurs  reprises,  devient  incolore,  aussi 
(laide  que  l'alcool  le  mieux  rectifié,  et  plus  léger,  car  il  ne  pèse 
plas  que  0,758  à  19  degrés  centigrades.  Il  a  une  odeur  faible  et 
fàgace,est  presque  sans  saveur.  Il  bout  à  85  degrés.  Il  brûle  avec 
ane  flamme  blanche  et  dépose  beaucoup.de  charbon.  Il  est  uni- 
quement  composé  de  carbone  et  d'hydrogène  dans  la  propor- 
tion de 

Carbone , 3  atomes.      87,805 

Hydrogène 5      —  12,195 


100,000 


Le  naphte  est  très-abondant  dans  certains  pays,  et  notamment 
auprès  de  Bakou,  sur  la  côte  occidentale  de  la  mer  Caspienne, 
dans  la  province  de  Schirvan.  Dans  cette  conlrée,  la  terre  con- 
siste  en  une  marne  argileuse,  imbibée  de  naphte.  On  y  creuse 
des  pnits,  jusqu'à  30  pieds  de  profondeur,  dans  lesquels  le  naphte 
se  rassemble,  comme  l'eau  dans  nos  puits.  Dans  quelques  en- 
droits, le  naphte  s'évapore  en  si  grande  quantité,  par  des  ouver- 
tures naturelles  du  terrain,  qu'on  peut  l'enflammer,  et  qu'il  con- 
tinue à  brûler  en  produisant  une  chaleur  considéfable  que  les 
habitants  utilisent  pour  leurs  usages  domestiques.  En  Europe  on 
recueille  une  grande  quantité  de  naphte  près  d'Amiano,  dans  le 
duché  de  Parme,  dans  une  vallée,  auprès  du  mont  Zibio,  dans 
les  environs  de  Modène  ;  et  sur  le  Monte-Ciaro,  non  loin  de  Plai- 
sance. Il  sert  à  l'éclairage  des  villes  environnantes.  En  médecine, 
le  naphte  est  quelquefois  employé  comme  vermifuge.  Il  sert  en 
chimie  à  conserver  le  potassium  et  le  sodium. 

Éla(énte,  bitume  élastique,  caoutchouc  minéral.  —  Celte  substance 
ressemble  au  malthepar  son  odeur,  sa  couleur  et  son  élatde  mol- 
lesse ;  mais  elle  jouit  d'une  élasticité  analogue  à  celle  du  caout- 
chouc, et,  lorsqu'elle  est  durcie  par  une  longue  exposition  à  l'air, 
elle  efface  les  traces  de  graphite  sur  le  papier  ;  mais  elle  le  salit 
ellennême,  et  ne  peut  à  cet  égard  remplacer  le  caoutchouc.  Elle 
est  ordinairement  plus  légère  que  l'eau,  se  fond  facilement,  et 
présente,  du  reste,  presque  tous  les  caractères  du  maltbe,  dont 
on  peut  la  regarder  comme  une  variété. 

Le  bitume  élastique  n'a  encore  été  trouvé  que  dans  trois  loca- 
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lités  :  1^  dans  la  raine  de  plomb  d'Odin,  dans  le  Derbyshire,  au 
railieu  d'un  calcaire  qui  encaisse  le  dépôt  métallifère  ;  2""  dans 
une  mine  de  houille  de  South-Bury^  dans  le  Massachusetts  ; 
3^  dans  une  raine  de  houille  de  Montrelais,  près  d'Angers,  dans 
des  veines  de  quartz  et  de  carbonate  de  chaux. 

DuBodyU^  houille  papyracée.  —  Schiste  tendre,  de  nature  sili- 
ceuse, imprégné  de  biturae  fétide.  Nous  en  avons  parlé  précé- 
demmcnt(p.  97). 

Ozokérite,  cire  fossile  de  Moldavie.  —  Matière  bitumineuse,  trou- 
vée en  Moldavie,  près  de  Sianik,  sous  des  sables,  près  de  la  houille 
et  d'uae  couche  de  sel  gemme.  Elle  est  en  morceaux  irréguliers, 
formés  de  couches  fîbreusesel  contournées.  Elle  est  d*uB  jaune 
brunâtre,  avec  reflet  verdâlre,  et  translucide  dans  ses  lames  min- 
ces, Elle  est  un  peu  plus  dure  que  la  cire  d'abeilles,  d'une  odeur 
assez  forte,  non  désagréable,  analogue  à  celle  du  pétrole.  Cette 
substance  paratl  formée  de  plusieurs  principes  pyrogénés,  que 
je  compare  aux  derniers  produits  cireux  de  la  distillation  du  succin, 
ou  à  la  matière  jaune  toute  formée  dans  la  houille,  et  qui  s'en 
dégage  à  la  première  impression  du  feu;  et  c'est  à  cause  du  mé- 
lange inégal  de  ces  principes  pyrogénés  que  Tozokérile  ne  pré- 
sente pas  toujours  les  mômes  propriétés.  Celle  qui  a  d'abord  été 
examinée  par  M.  Magnus  fondait  à  8â  degrés,  était  à  peine  solu* 
ble  dans  l'éther  et  l'alcool,  et  se  dissolvait  complètement  à  chaud 
dans  l'essence  de  térébentine;  M.  Magnus  l'a  trouvée  com- 
posée de 

Carbone 85 ,75 

Çydrog^ne l5,15 

L'ozokérite  de  Sianik,  examinée  ensuite  par  le  professeur 
Schrœtfer,  pesait  spécifiquement  0,953,  était  soluble  dans  l'éther, 
le  nai)hte,  l'essence  de  térébenthine,  le  sulfure  de  carbone  ;  mais 
se  dissolvait  à  peine  dans  l'alcool,  môme  bouillant.  Elle  fondait 
à  62  degrés  centigrades,  et  entrait  en  ébullilion  à  âlO  degrés. 
Composition  : 

Carbone 86,20 

Hydrogène «3,79 

Enfin,  l'ozokérite  de  la  montagne  de  Zieirisika^  examinée  par 
M.  Malaguti,  est  très-peu  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther  bouil- 
lant, et  très-soluble,  au  contraire,  dans  le  naphte,  l'essence  de 
térébenthine  et  les  huiles  grasses.  Elle  pèse  0,946,  se  fond  i  84 
degrés,  et  bout  vers  300  degrés.  Elle  est  d'une  indifférence  com- 
plète à  l'action  des  alcalis  ;  elle  est  formée  de 

Carbone 86,07 

Hydrogène 13,95  • 
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c'est-à-dire  qae  sa  composition,  pour  100  parties,  est  la  'même 
que  celle  de  la  paraffine  et  du  gaz  oléiûant. 

AnAracoxène.  —  Résine  de  la  houille  de  Brandeisl,  près  de 
Schlan,  en  Bohême.  Elle  est  d'un  brun  noirâtre,  à  cassure  conchoï- 
date.  Les  éclats  minces  sont  transjucidesy  d'une  couleur  rouge 
hyacinthe.  Sa  densité  est  de  1,181.  Elle  fond  au  feu  en  bouillon- 
oaot  et  est  difficile  à  incinérer.  Elle  contient  : 

75,3  de  carbone;  6,2  d'hydrogène  et  11,5  de  cendres. 

Si  nous  jetons  en  ce  moment  un  coup  d'œil  en  arrière  sur  les 
composés  carboniques  d'origine  végétale  que  nous  avons  décrits, 
D0Q8  pourrons  les  diviser  en  quatre  genres  : 

i*  Charbons  provenant  de  l'action  d'une  forte  chaleur  sur  les 
végétaux  enfouis  dans  la  terre  :  anthracite  et  houille. 

î*  Charbons  provenant  d'une  décomposition  analogue,  dans  la- 
quelle le  faible  degré  de  chaleur  s*est  trouvé  compensé  par  le 
temps  :  ce  sont  les  vrais  Hgnites. 

3^  (limites  résultant  de  la  décomposition  des  végétaux  par  Tac- 
lion  réunie  de  l'air  et  d'une  forte  humidité  :  ce  sont  Vulmite  de' 
Cologne^  la  tourbe  et  le  terreau. 

4»  Bitumes,  ou  corps  oléo-résineux  séparés  de  Vanthracite  et  en 
partie  de  la  houille  par  l'action  du  feu  ;  tels  sont  le  naphte^  le  mal- 
the^  Vasphaltef  et  môme  Yozokérite,  que  je  regarde  comme  les  com- 
pléments pécessaire$  de  la  formation  des  deux  premiers  corps. 

Maintenant  il  nous  reste  à  voir  s'il  n'y  aurait  pas  des  produits 
analogues  aux  bitumes  pour  les  lignites  et  l'ulmite.  Nous  les  au- 
rons, en  efifet  :  pour  les  lignites,  nous  trouvons  la  schéerérite, 
hydrogène  carburé  analogue  à  Tozokérite,  mais  avec  une  double 
proportion  de  carbone.  Quant  aux  ulmites,  il  est  évident  que 
I  action  qui  les  produit  ne  peut  former  des  corps  oléo-résineux; 
mais  cette  action  peu  énergique  respecte  ou  moins  ceux  de  ces 
corps  qu'elle  trouve  tout  formés  dans  les  végétaux,  et  ce  sont 
eux  qui,  pour  les  ulmites,  représentent  les  bitumes  des  premiers 
charbons  minéraux. 

Nous  mentionnerons  la sckéeréntey  Vhatchétine,  la  rétinite^le  co- 
pal  fossile  et  le  succin. 

Sehéerérlte. 

Cette  substance  a  été  trouvée  à  Utznach,  canton  de  Saint-Gall, 
en  Suisse,  dans  une  couche  de  lignite  tertiaire,  et  exclusivement 
dans  les  troncs  de  pins  qu'on  y  rencontre  en  grandes  quantités  et 
à  peine  aUëréd.  Elle  se  troiïve  entre  l'écorce  et  le  bois^  ou  dans 
les  fentes  da  bois  même,  sous  forme  de  couches  minces,  lamel- 
ienses,  d'un  aspect  gras,  mais  très4ragiies  et  faciles  à  pulvériser. 
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Elle  fond  à  45  degrés  d'après  Stromeyer,  et  à  114  degrés  seule- 
ment d'après  M.  E.  Krauss,  ce  qui  semble  indiquer  une  confusioa 
de  plusieurs  substances.  Elle  cristallise  en  refroidissant  ;  elle  bout 
à  âOO  degrés,  et  distille  en  formant  un  liquide  incolore  d'abord, 
puis  brun,  enfin  noir,  et  d'une  odeur  de  goudron.  Elle  brûle  ayec 
flamme,  sans  laisser  de  résidu  et  en  dégageant  une  odeur  aro- 
matique. Elle  est  insoluble  dans  l'eau,  facilement  soluble  dans 
rétber  et  les  huiles,  soluble  également  dans  l'alcool,  qui  la  laisse 
cristalliser  par  le  refroidissement.  La  potasse  ne  la  dissout  pas. 
D'après  M.  E.  Krauss,  elle  est  formée  d'une  molécule  d'hydro- 
gène et  d'une  molécule  de  carbone,  ou  de 

Carbone 9?,44 

Hydrogène 7,56 


ICO,00 

Hatehétlae  oe  Suif  de  moMt«|r>i«* 

«  Substance  jaunâtre,  d'un  éclat  gras  et  nacré,  translucide,  fu- 
sible à  77  degrés,  donnant  à  la  distillation  une  substance  bu- 
tyreuse,  jaune  verdâtre  et  d'une  odeur  bitumineuse.  Cette  subs- 
tance, qui  a  beaucoup  de  rapport  avec  la  précédente,  a  été 
trouvée  dans  un  minerai  de  fer  argileux,  à  Merthyr-Tydvil,  dans 
le  sud  du  pays  de  Galles.  On  en  a  trouvé  une  autre  espèce  à 
Loch-Fine  (Ecosse).  Celle-ci  est  incolore  et  bien  plus  légère  que 
l'eau  ;  car,  dans  son  état  naturel,  elle  ne  pèse  que  0,608;  mais, 
fondue,  elle  pèse  0,983.  Elle  fond  à  47  degrés,  et  distille  à  143 
degrés. 

Bctlnlte  on  rétlnasplmlte. 

Substance  solide,  d'un  brun  clair,  opaque,  et  d'un  aspect  plu- 
tôt terreux  que  résineux.  Elle  fond  à  une  faible  température,  et 
brûle  avec  une  odeur  d'abord  agréable,  puis  bitumineuse.  Elle  est 
composée,  suivant  l'analyse  de  Hattchett,  de 

Résine  soluble  dans  l'alcool ^^ 

Matière  bitumineuse  insoluble 41 

Matière  terreuse 3 

Perte 1 

iOO 

On  la  trouve  en  rognons  isolés  dans  le  terrain  de  lignites  de 
Bowey-Tracey,  dans  le  Devonshire.  On  a  trouvé  près  de  la  rivière 
de  Magosby,  dans  le  Maryland,  une  substance  analogue  à  la  pré- 
cédente, se  présentant  sous  forme  de  petits  rognons  à  couches 
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concentriques  jaunes  et  grises,  et  à  cassure  concholde;  elle  est 
composée  de 

Résine  soluble  dans  ralcool 42,5 

Matière  bitumineuse  insoluble 55,5 

Oijde  de  fer  et  alumine 1,5 

Perle 0,5 

.100,0 

Une  autre  matière  trouvée  à  Laugenbogen,  près  de  Halle,  sur 
h  Saale,  a  donné  à  Bucholz  : 

Résine  soluble  dans  l'alcool 91 

Matière  insoluble  ressemblant  au  succin 9 

100 

Enfin  M.  Beudant,*  ayant  examiné  des  rognons  de  matières  ré-^ 
nneoses  trouvés  dans  les  lignites  de  Saint-Paulet  (Gard),  les  a 
troQYés  formés  de 


Résine  soluble  dans  l'alcool 22,55 

Matière  brune  Jaunâtre  insoluble ^    ***  i^ 

Substance  terreuse >    '  '' 

100,00 

Comme  on  le  voit,  ces  substances  sont  loin  d'être  identiques; 
mais  on  doit  les  considérer  toutes  comme  des  résines  végétales 
eofouies  dans  la  terre,  et  les  différences  qu'on  y  trouve  peuvent 
être  raisonnablement  expliquées  par  la  différence  originaire  des 
réfines^  et  par  l'altération  plus  ou  moins  grande  qu'elles  ont 
éprouvée. 

€•9*1  foMlle  om  résine  de  Wiîghgmi: 

Substance  résineuse,  jaune  ou  brunâtre,  très-fragile,  facile- 
ment fusible  ou  en  un  liquide  .transparent,  en  donnant  une  odeur 
aromatique  végétale;  ne  donnant  pas  d'acide  succinique  à  la 
distillation, ou  en  donnant  très-peu.  Cette  résine,  à  peine  altérée, 
a  été  trouvée  en  grande  quantité  dans  les  argiles  bleues,  à  la  col- 
line de  Highgate,  près  de  Londres.  On  en  cite  d'analogues  dans 
plusieurs  autres  localités . 

Saccln. 

Ambre  jaune^  karabé.  —  Corps  combustible  minéral  qui  abonde 
en  Prusse,  sur  les  bords  de  la  mer  Baltique,  de  Mémel  à  Dantzick, 
et  qui  parait  au  jour  par  la  destruction  mécanique  du  terrain  qui 
le  renferme.  Il  est  accompagné  de  cailloux  roulés  et  de  lignite.  On 
l'exploite  pour  le  compte  du  gouvernement  prussien  ;  mais  une 
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partie  est  dispersée  par  les  vagues,  et  les  habitants  la  pèchent,  à 
la  marée  montaDte,  avec  de  petits  filets. 

Le  succia  se  rencontre  en  beaucoup  d'autres  Heux/en  Angle- 
terre»  en  Allemagne,  en  France»  dans  les  terrains  de  lignite.  On 
en  trouve  à  Auteuil  près  de  Paris,  à  Soissous  (Aisne),  à  Fîmes 
près  de  Reims,  à  Noyer  près  de  Gisors,  auprès  du  château  d'Eu 
(Seine-Inférieure),  etc. 

Le  succin  est  solide,  dur,  cassant,  mais  non  friable.  II  est  sus- 
ceptible d*étre  tourné  et  poli,  et  l'on  en  fait  des  bijoux  d'orne- 
ment. Le  plus  pur  est  transparent  et  d'un  jaune  doré,  mais  il  est 
souvent  opaque  et  blanchâtre.  Il  pèse  de  1,06%  à  1,070.  Il  est  in- 
sipide et  parait  inodore  à  froid,  mais,  renfermé  dans  un  bocal, 
frotté  ou  pulvérisé,  il  développe  une  odeur  assez  prononcée  qui 
Ipiest  propre. 

Le  succin  acquiert  par  le  frottement  une  électricité  résineuse 
très-marquée.  De  là  est  venu  le  nom  de  karabé  qui,  en  persan, 
dit-oUy  signifie  (ire-pailk;  de  là  sont  aussi  venus  les  mots  ékc- 
trique  et  électricité,  dérivés  d'électron^  qui  est  le  nom  grec  du 
succin. 

Le  succin,  exposé  à  la  flamme  d'une  bougie,  brûle  avec  flamme 
en  se  boursouflant,  mais  sans  se  fondre  complètement  et  sans 
tomber  en  gouttes,  ce  qui  le  distingue  du  copal  ;  il  dégage  en 
même  temps  l'odeur  forte  qui  lui  est  propre.  Chauffé  dans  une 
cornue,  il  se  fond  en  se  boursouflant  beaucoup  aq  commence- 
ment, et  en  dégageant  des  vapeurs  blanches  formées  d'eau,  d'a- 
cide succinique  et  d'huile  volatile.  Il  se  dégage,  en  outre,  un 
mélange  d'acide  carbonique  et  d'hydrogène  carburé.  L'huile 
distillée,  qui  forme  environ  les  trois  quarts  du  produit,  est  d'une 
odeur  très-forte  d'une  couleur  brune  et  d'une  consistance  qui 
augmentent  avec  la  marche  de  l'opération  et  la  température.  Sur 
la  fin  il  se  condense  en  une  matière  jaune  particulière,  et  il  reste 
dans  la  cornue  un  charbon  volumineux. 

Le  succin  est  confiplétement  insoluble  dans  l'eau.  L'acide  suc- 
cinique cependant  y  existe  tout  formé;  mais  il  ne  peut  guère  en 
être  séparé  par  le  moyen  des  alcalis,  ou  par  l'éther  qui  dis- 
sout environ  un  dixième  de  succin,  composé  d'acide  succinique, 
d'huile  volatile  et  de  deux  résines  inégalement  solubles  dans  l'al- 
cool. Le  reste,  formant  0,88  à  90  du  poids  du  succin,  est  un 
corps  bitumineux  tout  à  fait  insoluble  dans  l'éther  et  l'alcool. 

Le  succin  est  évidemment  un  produit  direct  d'anciens  végé- 
taux, ou  une  résine  découlée  d'arbres  vivants,  comme  la  térében- 
thine ou  le  copal,  et  qui  n'a  subi  d'autre  altération  que  Celle  ap- 
portée par  un  séjour  de  quelques  miliers  de  siècles  dans  le  sein 
de  la  terre.  On  trouve  la  preuve  tout  à  la  fois  que  le  srccin  n'est 
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pasuD  produit  pyrogéné,  et  qu'il  a  découlé  à  l'état  fluide  d'un  . 
végétal,  dans  les  fleurs  et  les  inseetes  qu'il  renferme  et  qui  sont 
très-souvent  parfaitement  intacts.  Mais  ces  insectes  et  ces  fleurs 
n'appartiennent  pas  au  pays  oil  se  trouve  le  succin  et  n'ont  pas 
été  rencontrés  ailleurs  à  l'état  vivant.  Ils  faisaient  donc  partie 
d'un  monde  qui  n'est  plus  I  Cette  conséquence  montre  combien 
sont  peu  fondés  en  raison  ceux  qui  veulent  que  le  succin  soit  un 
produit  de  nos  pins  et  sapins^  et  cela  parce  qu'on  trouve  une 
minime  quantité  d'acide  succinique  dans  la  térébenthine  de  nos 
arbres  conifères.  M.  Alessi,  de  Gatane,  sur  l'observation  d'une 
résine  trouvée  dans  un  terrain  arénacé,  en  Sicile,  encore  fixée  à 
an  tronc  d'arbre  qu'il  a  cru  reconnaître  pour  un  pain  sauvage,  a 
conclu  que  le  succin  était  un  produit  de  cet  arbre.  Mais  on  a 
tant  de  fois  confondu  avec  le  succin  des  résines  fossiles  qui  n*en 
sont  pas,  qu'il  ne  serait  pas  étonnant  qu'il  en  eût  été  encore  de 
même  cette  dernière  fois.  C'est  dans  les  contrées  les  plus  chaudes 
de  la  terre  qu'il  convient  de  chercher  des  arbres  analogues  à  ceux 
qui,  dans  les  temps  anciens,  ont  donné  naissance  au  succin  ;  et, 
sans  compter  les  hymenœa  qui  produisent  de  nos  jours  le  copal  et 
ranimé,  résines  déjà  si  semblables  au  succin,  n'avons-nous  pas  le 
pitm  dammara  des  lies  Holuques,  dont  le  produit  résineux  s'en 
rapproche  encore  plus?  De  tous  les  végétaux  connus,  c'est  donc 
le/wnis  dammara  qui  nous  représente  le  mieux  celui  qui  a  dû  pro- 
duire le  succin. 

Hjdrofèae  protoearbomé. 

Pour  ne  rien  omettre  des  étals  naturels  dn  carbone,  je  dois 
faire  mention  maintenant  de  deux  de 
ses  composés  gazeux  assez  abondants 
dans  la  nature  ;  ce  sont  Vhydrogène  pro- 
iocarburé  et  Vacide  carbonique. 

Le  gaz  hydrogène protocarburéyXiOxnmé 
également  gaz  des  maraiSy  se  dégage  en 
abondance,  pendant  les  temps  chauds, 
des  eaux  stagnantes  au  fond  desquelles 
se  trouvent  des  matières  organiques  en 
décomposition.  On  peut  le  recueillir 
{fig.  77)  en  renversant  dans  l'eau  d'un 
marais  uo  flacon  plein  d'eau,  dont  le 
col  est  garni  d'un  large  entonnoir,  et 
remuant  la  vase  du  fond  avec  un  bâton  : 
il  s'en  élève  des  bulles  qui  passent  de 
l'entonnoir  dans  la  beuteille  et  qui  finissent  par  la  remplir.  Il  est 
toujours  mêlé  d'un  peu  d'acide  carbonique  et  d'azote.  Mais  ce  gaz 


Fig.  77.  —  Flacon  muni  d'un  «n- 
toimoir  pour  l'extraction  da  gaz 
iiiflHmmable  de  la  \ase  des  ma- 
rais. 
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est  bien  plus  abondant  dans  les  mines  de  houille,  qui  le  lienneat 
renfermé  dans  leurs  interstices  à  Tétai  d*une  grande  condensation, 
de  sorte  qu'il  suffit  souvent  d'un  coup  de  pioche  ou  d'un  trou  de 
sonde  pour  donner  lieu  à  un  jet  de  gaz  susceptible  d'être  en- 
flammé sans  danger,  à  sa  sortie.  Mais  lorsque,  au  lieu  d'être 
brûlé  de  cette  manière,  le  gaz  se  mêle  à  l'air  de  la  mine,  il  arri?e 
bientôt,  à  moins  d*une  ventilation  puissante,  qu'il  forme  un  mé- 
lange détonant  par  l'approche  d'une  lumière,  et  alors  il  cause  des 
explosions  fatales  aux  ouvriers.  Pour  remédier  à  ces  malheurs 
trop  fréquents,  Humphry  Davy  a  imaginé  une  lampe  de  sûreté 
qui  consiste  à  renfermer  la  flamme  d'une  lampe  à  huile  ordinaire 
dans  un  cylindre  fermé  de  toutes  parts  par  une  toile  métallique  à 
mailles  serrées.  Le  gaz  détonant  qui  arrive  dans  Tintérieur  du 
cylindre  brûle  bien  au  contact  de  la  flamme,  mais  il  ne  peut  pas 
transmettre  la  combustion  au  dehors,  en  raison  du  refroidisse- 
ment que  le  métal  fait  éprouver  au  gaz  enflammé.  Enfin  le  gaz 
hydrogène  protocarburé,  souvent  accompagné  de  naphte  ou  de 
pétrole,  se  dégage  dans  un  grand  nombre  de  lieux  de  l'intérieur 
delà  terre,  tantôt  à  travers  les  fissures  de  couches  solides,  d'au- 
tres fois  accompagné  de  matières  terreuses  délayées  dans  de  Teau 
salée;  ce  qui  a  fait  donner  à  cet  ensemble  de  phénomènes  le  nom 
de  ealses  ou  de  volcans  boueux. 

Lorsque  le  jet  de  gaz  se  trouve  accidentellement  enflammé,  il 
constitue  des  feux  naturels  ou  des  fontaines  ardentes  qui  peuvent 
ainsi  brûler  pendant  un  grand  nombre  d'années  et  môme  de  siè- 
cles; on  en  observe  de  semblables  au  mont  Chimère  sur  les  cô- 
tes de  l'Asie  Mineure;  auprès  de  Bakou,  précédemment  cité;  au- 
près de  Cumana,  en  Amérique  ;  en  divers  lieux  des  Apennins,  en 
Italie,  etc. 

Acide  carboAifiae. 

Dans  la  nature,  l'acide  carbonique  est  gazeux,  mais  il  se  li- 
quéfie sous  une  forte  pression,  et  peut  même  être  obtenu  à  l'état 
solide,  en  se  refroidissant  lui-même  lorsqu'il  repasse  en  partie  à 
l'état  gazeux.  L'acide  carbonique  gazeux  est  une  fois  et  demie 
plus  pesant  que  l'air  atmosphérique,  et  peut  se  transvaser  d'une 
cloche  dans  une  autre  à  travers  rair,comme  le  ferait  un  liquide. 
li  éteint  les  corps  en  combustion,  asphyxie  les  animaux,  rougit 
la  teinture  de  tournesol,  précipite  l'eau  de  chaux  et  est  entière- 
ment absorbé  par  les  solutions  alcalines.  L'eau,  à  la  température 
mordinaire  et  sous  une  pression  de  76  centimètres,  en  dissout  une 
fois  son  volume.  La  solubilité  augmente  avec  la  pression  et  le 
froid,  et  diminue  dans  les  deux  circonstances  contraires.  L'acide 
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carbonique  conlient  son  propre  volume  de  gaz  oxygène,  ou  est 
formé  du  poids  de 

Carbone 27,27 

Oxygène 72,73 

Sa  formule  est  CO*,  c'est-à-dire  qu'on  le  suppose  formé  d'un 
volume  de  carbone  et  de  deux  volumes  d'oxygène  condensés  en 
un  volume. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  précédemment  (pag.  11),  l'acide  carbo- 
nique était  autrefois  beaucoup  plus  abondant  dans  l'air  qu'au- 
jourd'hui, et  il  en  a  été  soustrait  par  les  végétaux,  qui  l'ont  ensuite 
déposé  dans  la  terre  à  l'état  d'anthracite,  de  houille  et  de  lignite. 
Aujourd'hui  il  ne  forme  guère  que  1/2000''  du  volume  de  l'air 
que  nous  respirons;  mais  il  est  plus  abondant  dans  les  lieux  bas 
el  fermés,  comme  les  grottes  et  les  cavernes.  Il  se  dégage  du  sol  • 
de  ces  cavernes  et  y  forme,  ayant  de  se  mêler  à  l'air,  une  couche 
de  3  à6  décimètres,  où  les  animaux  périssent,  tandis  que  l'homme, 
en  raison  de  sa  station  verticale,  peut  y  respirer.  Telles  sont  :  la 
Grotte  du  Chien,  sur  les  bords  du  lac  Aguano,  près  de  Naples;  la 
grotte  de  Tiphon,  en  Cilicie  (Asie  Mineure);  celle  d'Aubenas, 
(Ârdèche);  celle  de  VEstoufli,  au  mont  Joli,  près  de  Glermont- 
Ferrand. 

L'acide  carbonique  se  trouve  aussi  dissous  dans  un  grand  nom- 
bre d'eaux  minérales,  tant  froides  que  thermales  :  telles  sont 
celles  de  Sellz,  de  Vichy,  de  Carlsbad,  etc.  Nous  en  traiterons  plus 
lard. 

FAMILLE   DU  SOUFRE. 
Soufre  natif. 

Dans  la  famille  minéralogique  du  soufre,  nous  ne  compren- 
drons que  le  soufre  natif,  V acide  sulfureux  et  V acide  sulfurique; 
les  nombreux  composés  du  soufre  avec  les  métaux  devant  faire 
partie  de  la  famille  du  métal  positif,  ou  le  plus  électro-positif, 
qui  lui  sert  de  base. 

Le  soufre  est  un  corps  simple  non  métallique,  d'un  jaune  ci- 
tron, solide,  très-fragile,  insipide  et  inodore.  Il  pèse  1,99.  Le 
frottement  lui  communique  l'électricité  résineuse  et  une  odeur 
très-marquée.  Il  fond  à  108  degrés  centigrades,  et  s'enflamme  à 
une  température  plus  élevée,  s'il  a  le  contact  de  l'air.  Il  brûle 
alors  avec  une  flamme  bleuâtre  et  forme  de  l'acide  sulfureux 
gazeux,  reconnaissable  à  son  action  irritante  et  suffocante  sur  les 
organes  de  la  respiration.  Quand,  au  contraire, Me  soufre  n'a  pas 
le  contact  de  l'air,  lorsque,  par  exemple,  on  le  chauffe  dans  une 
cornue,  il  se  sublime  ou  distille  sans  altération. 

GmoviT,  Drogues,  7«  édit.  T.    I.  —  8 
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Le  soufre  natif  se  trouve  sous  plusieurs  formes  dans  la  terre  : 
cristalliséy  en  masses  amorphes,  ou  pulvérulent. 
Le  soufre  cristallisé  a  pour  forme  primitive  un  octaèdre  aigu 
(fig,  77)  à  base  rhombe,  dépendant  du  système  du 
prisme  droit  rbomboïdal  (3®  type).  Les  angles,  entre 
les  plans  d'un  môme  sommet,  sont  de  106®,  38'  et  de 
84**  58';  rinclinaison  des  faces  d'un  des  sommets 
sur  celles  de  l'autre  est  de  143*  17';  les  faces  sont 
des  triangles  scalènes,  c'est-à-dire  à  trois  côtés  iné- 
gaux. Les  formes  secondaires  ne  sont  que  de  légères 
modifications  de  la  forme  primitive,  et  qui  n'empê- 
chent pas  de  la  reconnaître  ;  telles  sont  les  variétés 
cunéiforme  {fig.  79),  basée  {fig.  80),  prismée{fig.  81), 
dioctaèdre  (fig,  82),  etc. 

Le  soufre  cristallisé  est  transparent,  et  d'un  jaune 
pur  ou  d'un  jaune  verdàtre.  Il  réfracte  très-forte- 
ment la  lumière,  et  jouit  d'une  réfraction  double  entre  deux 
faces  parallèles  ;  mais  il  est  souvent  mélangé  de  particules  argi- 
leuses ou  bitumineuses  qui  lui  ôtent  sa  transparence,  et  s'opposent 

^ 


Fig.  "8.—  Cris- 
tal de  soufre 
en  octaèdre 
aigu. 


Fig.  79.  —  Vnriélé 
cunéirormc. 


Fig.  %o,  —  Variété     Fig.  81.  —  Variété 
baséej  prisraée. 


Fig.  8Î.  -  Variété 
dioctaèdre. 


à  la  vérification  de  celte  propriété.  Souvent  aussi  il  est  coloré  en 
rouge,  soit  par  du  réalgar,  comme  on  l'a  supposé  pour  les  cris- 
taux de  Sicile,  soit  par  du  sélénium,  comme  l'a  constaté  Stro- 
meyer  pour  le  soufre  sublimé  de  Vulcano  ou  des  îles  Lipari. 

Le  soufre  de  Radobog,  en  Hongrie,  est  d'une  couleur  orangée, 
qui  paraît  due  à  une  substance  bitumineuse,  mêlée  d'une  matière 
fixe  composée  de  silice,  d'alumine  et  d'oxyde  de  fer. 

D'après  Mitscherlich,  le  soufre  est  susceptible  de  cristalliser 
dans  deux  systèmes  ou  d'avoir  deux  formes  primitives  différentes. 
Celui  qui  cristallise  par  refroidissement,  après  avoir  été  fondu,  se 
forme  en  crislaux  aiguillés  qui  sont  des  prismes  obliques  à  base 
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rhombe  (5*  type),  susceptibles  de  clivage  parallèlement  à  leurs 
Êices  {fig.  83),  et  cette  forme  ne  peut  conduire  à  l'octaèdre  à  trian- 
gles scalènes  du  soufre  natif,  tandis  que  celui-ci  se  produit  quand 
OD  fait  cristalliser  du 
soufre  après  Tavoir 
ili^us  dans  du  sul- 
fure de  carbone  ou  dans  _.    .,       _..      ^        ,      r   ^    ,   . 

,      ,,  ^         f    f      '^'S*  ^3*  —  Cristaux  de  soufre  refroidis  lentement  après 

de  1  essence  de  téré-  fusion, 

benlhine . 

Celte  observation  semble  démontrer  que  ce  n*est  pas  par  re- 
froidissement succédant  à  la  fusion  ignée  que  le  soufre  naturel 
a  été  produit. 

Gisement.  —  Le  soufre  ne  forme  pas  de  roche  proprement  dite, 
c'est-à-dire  qu'on  ne  le  trouve  pas  en  masses  d'une  grande  éten- 
due; mais  on  le  rencontre  dans  les  terrains  de  diverses  époques, 
tantôt  en  cristaux  déterminés  implantés  sur  les  roches  qui  compo- 
sent ces  terrains,  tantôt  disséminé  dans  leur  intérieur  en  lits  de 
peu  d'étendue,  en  nodules  ou  en  amas  plus  ou  moins  volumineux, 
quelquefois  en  enduit  pulvérulent  à  leur  surface. 

Le  soufre  est  assez  rare  dans  les  terrains  primordiaux  cristal- 
lisés {granitCy  gneiss ,  micaschite,  calcaire  saccharoîde,  etc.),  si  ce 
n'est  dans  les  Andes  du  Pérou,  oti  Alex,  de  Humboldt  l'a  trouvé 
plusieurs  fois.  Il  n'est  guère  plus  commun  dans  les  terrains  in- 
termédiaires ou  de  transition;  mais  il  est  beaucoup  plus  abon- 
dant dans  les  terrains  secondaires,  au  milieu  des  gypses,  des  cal- 
caires et  des  marnes  des  dépôts  salifères.  On  le  trouve  dans  ces 
roches  en  nids  plus  ou  moins  étendus,  et  qui  ont  quelquefois 
plusieurs  pieds  d'épaisseur. 

Les  terrains  tertiaires  ne  sont  pas  non  plus  dépourvus  de  sou- 
fre. On  le  trouve  à  l'état  pulvérulent  au  milieu  des  lignites,  à 
Artern  (Thuringe),  dans  le  gypse  aux  environs  de  Meaux  et  dans 
la  marne  argileuse  de  Montmartre. 

Le  soufre  est  très-rare  dans  les  terrains  volcaniques  anciens  : 
les  volcans  en  activité,  comme  le  Vésuve,  l'Etna,  les  volcans  de 
l'Islande,  de  Java,  de  la  Guadeloupe,  de  Sainte-Lucie,  de  Saint- 
Domingue,  le  fournissent  en  très-grande  abondance.  Le  soufre 
sublimé  par  l'action  des  feux  volcaniques  se  dépose  à  la  surface 
des  laves,  où  il  forme  des  croûtes  et  des  concrétions,  et  on  le  re- 
trouve, à  la  profondeur  de  quelques  pieds,  dans  le  sol  encore 
fumant  qui  avoisine  les  vieux  cratères . 

C'est  ainsi  qu'il  abonde  à  Vulcano,  et  qu'en  Islande,  dans  les 
districts  de  Husevik,  et  de  Kryseoik,  le  soufre  se  trouve  en  si 
grande  quantité  qu'on  le  ramasse  à  la  pelle  jusqu'à  la  profon- 
deur de  10  à  13  décimètres. 
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Mais  c'est  surtout  dans  les  solfatares  ou  soufrières  naturelles, 
qui  sont  des  \olcans  à  demi  éteints,  ou  des  cratères  encore  fu- 
▼mants  d'anciens  volcans  affaissés,  que  le  soufre  est  le  plus  abon- 
dant. La  soufrière  la  plus  célèbre  de  ce  genre,  celle  qui  porte 
le  nom  de  Solfatare^  est  située  à  Pouzzoles,  près  de  Naples.  Le 
soufre  y  est  exploité  de  toute  antiquité  sans  pouvoir  s'y  épuiser, 
car  il  s'y  renouvelle  perpétuellement. 

Le  soufre  se  rencontre  fréquemment  aussi  dans  le  voisinage 
des  eaux  thermales  sulfureuses,  dans  lesquelles  il  existe  à  l'état 
de  sulfure  de  sodtum,  de  calcium  ou  de  magnésium.  Par  l'action 
de  l'oxygène  de  l'air  qui  oxyde  la  base,  et  de  l'acide  carbonique 
qui  la  cbange  en  carbonate,  le  soufre  se  dépose.  Enfin,  ce  corps 
combustible  se  forme  journellement  au  fond  des  marais,  des 
étangs,  et  dans  tous  les  lieux  oti  se  trouvent  des  matières  orga- 
niques en  putréfaction.  On  explique  alors  facilement  sa  forma- 
tion en  considérant  que  toutes  les  matières  végétales  et  animales 
contiennent  des  sulfates  alcalins;  que,  par  la  putréfaction,  ces 
sulfates  se  changent  en  sulfures,  et  que  ces  sulfures,  par  l'action 
simultanée  de  l'acide  carbonique  et  d'une  certaine  quantité 
d'oxygène,  se  changent  en  carbonate  et  en  soufre.  Lorsqu'on  dé- 
truisit la  porte  Saint-Antoine,  en  1778,  on  retira  d'une  fouille  que 
l'on  fit  des  plâtras  qui  avaient  servi  à  combler  une  ancienne 
voirie,  et  qui  s'étaient  trouvés  exposés  aux  émanations  des  ma- 
tières enfouies  en  dessus  ;  la  surface  de  ces  plâtras  était  recou- 
verte de  soufre  cristallisé. 

Extraction,  —  Les  différents  procédés  usités  pour  extraire  le 
soufre  se  réduisent  à  le  votatiliser,  ou  au  moins  à  le  fondre,  et  à 
le  séparer  par  ce  moyen  des  composés  terreux  qui  lui  servent  de 
gangue.  A  la  Solfatare,  ou  chauffe  le  minerai  de  soufre  dans  de 
grands  pots  en  terre  cuite  raugés  sur  les  deux  côtés  et  dans  l'in- 
térieur d'un  fourneau  long  nommé  galère.  Chacun  de  ces  pots 
est  fermé  par  un  couvercle,  et  est  muni,  en  outre,  vers  sa  partie 
supérieure,  d'un  tuyau  qui  conduit  le  soufre  à  l'extérieur  du 
fourneau  dans  un  autre  pot  percé  par  le  fond,  et  placé  au-dessus 
d'un  baquet  plein  d'eau.  C'est  dans  cette  eau  que  le  soufre  coule 
et  se  solidifie. 

Mais  ce  soufre  n'est  pas  pur,  car  il  est  passé  pour  la  plus  grande 
partie  dans  les  récipients  sous  forme  de  liquide^  en  se  boursou- 
flant dans  les  premiers  pots,  et  en  élevant  des  matières  terreuses 
jusqu'au  tuyau  d'écoulement.  Il  faut  donc  le  purifier. 

La  plus  ancienne  manière  d'y  procéder  consiste  à  refondre  le 
soufre  dans  une  chaudière  de  fonte,  et  à  le  tenir  fondu  jusqu'à 
ce  que  les  matières  terreuses  soient  précipitées  au  fond  ;  alors  on 
le  puise  avec  une  cuiller,  et  on  le  coule  dans  des  moules  cylin- 

Digitized  by  CjOOQ IC 


SOUFRE  NATIF.  117 

driques  en  bois  dont  il  prend  la  forme.  Ce  soufre  porte  le  nom  de 
ioufre  en  canons.  Il  est  encore  impur  et  d'un  jaune  terne  et  gri- 
sâtre. 

Aujourd'hui  on  obtient  le  soufre  beaucoup  plus  pur  en  le  dis- 
Ullant  dans  une  grande  chaudière  de  fonte  couverte  d'un  chapi- 
teau, et  communiquant  avec  une  chambre  en  maçonnerie  qui 
sert  de  récipient.  On  obtient  môme  à  volonté,  par  ce  moyen,  du 
soufre  en  canon  ou  du  soufre  en  poudre. 

Pour  cela,  il  suffit  de  faire  varier  la  grandeur  de  la  chambre, 
et  la  quantité  de  soufre  qui  y  passe  dans  un  temps  donné.  Lors- 
que la  chambre  est  très-grande  et  que  la  distillation  du  soufre 
est  lente,  ou  qu'on  l'interrompt  pendant  la  nuit,  les  murs  s'échauf- 
fent peu,  et  le  soufre  s'y  condense  à  tétat  solide  sous  la  forme 
d'une  poussière  jaune  nommée  fleur  de  soufre  ou  soufre  sublimé. 
Lorsque  la  chambre  est  petite  et  que  la  distillation  du  soufre 
est  accélérée  et  non  interrompue,  les  parois  s^échaufTent,  le  soufre 
ne  s'y  condense  qu'à  Tétat  liquide,  et  coule  vers  le  sol  qui  le 
conduit,  suivant  son  inclinaison,  dans  un  grand  nombre  de  moules 
en  bois  légèrement  coniques,  oii  il  se  solidifie.  Ce  soufre  est  tout 
à  fait  exempt  de  matières  terreuses,  e*  est  d'un  jaune  pur.  Celui 
qui  est  sublimé  renferme  dans  sa  masse  pulvérulente  une  petite 
quantité  d'acide  sulfureux,  qui  passe  ensuite,  par  l'influence 
réunie  de  l'air  et  dej'humidité,  à  l'état  d'acide  sulfurique.  Il  est 
nécessaire  de  le  priver  de  cet  acide  par  le  lavage,  lorsqu'on  le 
destine  à  quelques  usages  pharmaceutiques. 

Le  soufre  en  canons  donne  lieu  à  un  effet  singulier,  lorsqu'on 
le  presse  pendant  quelques  instants  dans  la  main  :  il  craque  et 
se  brise  en  plusieurs  morceaux.  Cet  effet  est  vraisemblablement 
dû  à  deux  causes  :  d'abord  à  ce  que,  les  couches  extérieures  du 
soufre  s'étant  solidifiées  lorsque  l'intérieur  était  encore  liquide  et 
dilaté  par  le  calorique,  la  masse  totale  occupe  un  espace  plus 
grand  que  si  toutes  les  parties  s'étaient  solidifiées  isolément,  ce 
qui  la  met  dans  un  état  de  tension  que  la  moindre.pression  peut 
détruire.  Secondement,  le  calorique,  qui  se  transmet  inégale- 
ment de  la  main  au  soufre,  y  occasionne  encore  un  tiraillement 
qui  favorise  la  rupture. 

Dans  les  pays  qui  n'offrent  pas  de  soufre  natif,  mais  qui  sont 
riches  en  sulfures  métalliques,  principalement  en  pyrite  ou  bi- 
sulfure de  fer  (Fe  S*),  on  obtient  une  certaine  quantité  de  soufre 
en  chauffant  la  pyrite  dans  des  vases  fermés.  On  ne  retire  par  ce 
moyen  qu'un  peu  moins  de  la  moitié  du  soufre  du  bisulfure,  car 
ce  n'est  pas  du  protosulfure  qui  reste,  mais  un  sulfure  intermé- 
diaire formé  de  Pe^  S*,  ou  de  6  Fe  S  +  Fe  S^.  Il  est  facile  de  voir 
que  dans  cette  transformation  le  protosulfure  perd  les  3/7  de  son 
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soufre,  et  comme  il  en  contient  53,3  pour  100,  il  en  perd  ^1,9. 
Mais  ce  soufre  est  rarement  pur,  en  raison  de  ce  que  la  pyrite  est 
souvenl  mélangée  de  mispikel  ou  de  sulfo-arséniure  de  fer,  dont 
l'arsenic  se  mélange  en  partie  au  soufre  •distillé.  Ce  sont  ces  sou- 
fres arsénifères,  principalement  obtenue  en  Allemagne,  qui  pro- 
duisent par  leur  combustion,  dans  les  chambres  de  plomb,  de 
Tacide  sulfurique  arsenical,  lequel,  servant  ensuite  à  la  fabrica 
tion  de  l'acide  nitrique,  de  l'acide  chlorhydrique,  de  l'acide 
phosphorique  et  de  beaucoup  d'autres  produits  chimiques,  leur 
transmet  plus  ou  moins  de  l'acide  arsénieux  qu'il  contient,  et 
nécessite  un  examen  minutieux  de  ces  matières,  lorsqu'on  veut 
les  employer  dans  des  recherches  judiciaires. 

Acides  sulfareiuE  et  siilf«rl«ue. 

Il  ne  s'agit  pas  ici  des  composés  salins  que  ces  acides  peuvent 
former  avec  les  bases  saliflables,  et  qui  existent  dans  la  nature, 
mais  seulement  de  ces  deux  acides  à  l'état  de  liberté.  Or,  l'acide 
sulfureux  se  transforme  si  facilement  en  acide  sulfurique,  et  celui- 
ci  présente  une  telle  tendance  à  la  combinaison,  que  tous  deux 
ne  peuvent  avoir  qu'une  existence  rare  et   momentanée. 

L'acide  sulfureux  (SO*)  est  au  nombre  des  gaz  qui  s'échappent 
des  volcans  en  activité,  tels  que  le  Vésuve,  l'Etna  et  l'Hécla;  la 
formation  en  est  toute  naturelle,  puisque  le  soufre  volatilisé  des 
terrains  échauffés  par  les  laves  rencontre,  dans  le  cratère  même 
du  volcan  ou  dans  les  crevasses  qui  Tavoisinent,  de  l'air  atmo- 
sphérique qui  le  brûle.  Mais  cet  acide,  emporté  par  les  vents  et 
bientôt  condensé  avec  l'eau  atmosphérique,  retombe  sur  la  terre, 
où  il  se  combine  aux  bases  terreuses  ou  alcalines.  D'autres  fois, 
en  traversant  les  tissures  des  terrains  volcaniques,  l'acide  sulfu- 
reux rencontre  des  réservoirs  d'eau  qu'il  sature  d'abord;  bientôt 
après,  il  se  convertit  en  acide  sulfurique  par  l'absorption  de 
l'oxygène  de  l'air. 

M.  Leschenault  a  rapporté  de  l'acide  sulfurique  puisé  dans  le 
cratère-lac  du  mont  Idienne,  à  Java,  dans  lequel  Vauquelin  a 
trouvé  une  petite  quantité  d'acide  chlorhydrique,  du  sulfate  de 
soude  et  du  sulfate  d'alumine.  11  existe  également  proche  de  la 
ville  de  Popayan,  dans  la  Colombie,  une  rivière  nommmée  Rio^ 
Vïnagrey  à  cause  de  sa  forte  acidité  et  dont  l'eau,  analysée  par 
M.  Mariano  de  Rivero,  contient  par  litre  iK%080  d'acide  sulfurique, 
0«',184  d'acide  chlorhydrique,  0«',24  d'alumine,  0«',1  de  chaux 
et  des  indices  de  fer  (1).  Mais  puisqu'on  cite  ces  faits  et  quelques 
autres  comme  des  cas  remarquables,  il  est  évident  que  ce  n'est  pas 

(1)  Mariano  de  Rivero,  Ann,  de  chim,  phyy\,  t.  XXVIÎ,  113. 
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dans  la  nature  qu'il  faut  chercher  la  source  de  Tacide  que  nous 
employons. 

Fabrication.  —  Autrefois  on  obtenait  généralement  cet  acide 
en  chauffant  fortement  du  sulfate  de  fer,  préalablement  desséché, 
dans  une  cornue  munie  d'un  récipient.  II  distillait  encore  [de 
l'eau  que  Ton  séparait.  Ensuite  une  partie  de  Tacide  se  décom- 
posait pour  faire  passer  le  fer  au  maximum  d'oxydation,  et  l'autre 
partie  distillait  dans  un  grand  état  de  concentration,  mêlée 
d'acide  sulfureux,  et  colorée  par  une  matière  charbonneuse 
due  aux  substances  organiques  accidentellement  mêlées  au  vi- 
triol. 

On  prépare  encore  de  l'acide  sulfurique  par  ce  procédé,  à 
NOrdhausen,  petite  ville  de  Saxe;  et  comme  cet  acide,  en  partie 
anhydre  et  imprégné  d'acide  sulfureux,  cristallise  avec  une 
grande  facilité  et  répand  d'épaisses  vapeurs  à  l'air,  on  lui  a  donné 
le  nom  d'acide  sulfurique  glacial  ou  fumant  de  Nordhausen, 

Maintenant  presque  tout  l'acide  sulfurique  consommé  en  France 
s'y  prépare,  à  Rouen,  à  Paris,  et  dans  les  autres  villes  manufac- 
turières, par  la  combustion  du  soufre.  A  cet  effet,  on  fait  con- 
struire une  grande  caisse  ou  chambre  en  lames  de  plomb,  sou- 
tenues par  une  charpente  en  bois.  Le  sol  de  cette  chambre  est 
légèrement  incliné  et  se  recouvre  d'une  couche  d'eau.  Vers  l'un 
des  côtés,  il  est  traversé  par  un  fourneau  recouvert  d'une  plaque 
de  fonte,  et  dont  le  foyer  ne  communique  pas  avec  la  chambre  ; 
au  moyen  d'une  trappe  pratiquée  à  la  paroi  latérale  de  la  cham- 
bre, on  porte  sur  la  plaque  un  mélange  de  huit  parties  de  soufre 
et  d'une  partie  d'azotate  de  potasse,  et  l'on  chauffe  le  fourneau. 
Bientôt  le  soufre  s'enflamme  et  donne  lieu,  d'une  part,  à  de  l'a- 
cide sulfurique  qui  reste  combiné  à  la  potasse,  sur  la  plaque  de 
fonte;  de  l'antre,  à  de  Vacide  sulfureux  qui  se  môle  à  l'air  de  la 
chambre  et  au  deutoxyde  d*azote  provenant  de  la  décomposition 
de  l'acide  azotique.  Ce  deutoxyde  d'azote  se  transforme  en  acide 
nitreuXy  en  absorbant  l'oxygène  de  l'air.  Mais  sous  l'influence  de 
la  vapeur  de  l'eau,  il  cède  à  l'instant  même  cet  oxygène  à  l'acide 
sulfureux,  qu'il  change  en  acide  sulfurique,  en  redevenant  lui- 
môme  deutoxyde  d'azote.  Ce  gaz  s'ajoute  à  celui  qui  ne  cesse  de  se 
produire  dans  l'opération,  et  recommence,  à  l'aide  de  l'air  de  la 
chambre  et  de  la  vapeur  d'eau,  la  môme  transformation  de  l'acide 
sulfureux  en  acide  sulfurique. 

Lorsque  le  soufre  est  entièrement  brûlé,  ce  dont  on  peut  s'aper- 
cevoir par  un  petit  carreau  adapté  k  la  trappe,  on  relire  le  sulfate 
de  potasse  ;  on  renouvelle  l'air  de  la  chambre,  on  recharge  la  pla- 
que d'jun  nouveau  mélange  de  soufre  et  de  nilre,  et,  après  avoir 
refermé  toutes  les  ouvertures,  on  chauffe  le  fourneau.  On  brûle 

Digitized  by  CjOOQ IC 


120  FAMILLE  DU  SOUFRE. 

ainsi  de  nouveaux  mélanges  jusqu'à  ce  que  l'acide  ait  acquis  de  50 
à  55  degrés.  Alors  on  le  retire  de  la  chambre  au  moyen  d'un  si- 
phon plongeant  dans  une  petite  cavité  extérieure  qui  communi- 
que avec  la  partie  la  plus  liasse  de  la  chambre.  On  introduit  cet 
acide  dans  ^e  grandes  cornues  de  verre  placées  sur  des  bains  de 
sable,  ou  mieux  dans  des  vases  distillatoires  en  platine,  et  on  le 
concentre  jusqu'à  ce  qu'il  marque  66  degrés  au  pèse-acide,  ce 
qui  revient  à  1,842  de  pesanteur  spéciûque.  On  le  laisse  refroidiri 
et  on  le  renferme  dans  de  grandes  bouteilles  de  verre  ou  de  grès, 
pour  le  verser  dans  le  commerce. 

L'acide  sulfurique  obtenu  par  ce  procédé  est  un  liquide  épais, 
oléagineux,  transparent,  incolore,  d'une  saveur  caustique.  Il  con- 
tient encore  une  molécule  d'eau  à  l'état  de  combinaison,  ou 
i8,32  pour  iOO.  Il  se  congèle  à  4  degrés  au-dessous  de  0,et  cris 
tallise  en  prismes  hexaèdres  terminés  par  des  pyramides  à  six 
faces.  Il  bout  à  285  degrés  du  thermomètre  centigrade. 

L'acide  sulfurique  mêlé  avec  de  l'eau  lui  fait  éprouver  une  si 
grande  condensation,  que  le  mélange  s'élève  à  près  de  150  degrés 
de  chaleur.  Exposé  à  i'air,  il  en  attire  l'humidité,  devient  plus 
fluide,  et  augmente  de  poids  absolu.  En  môme  temps,  aussi,  il 
acquiert  une  couleur  brune  due  aux  particules  organiques  qui 
voltigent  dans  l'air  et  qui  se  carbonisent  en  se  déposant  à  la  sur- 
face de  l'acide.  Cette  carbonisation  et  cette  coloration  ont  lieu 
sur-le-champ,  en  plongeant  dans  l'acide  sulfurique  concentré  du 
papier  ou  un  éclat  de  bois. 

L'acide  sulfurique,  chauffé  sur  du  charbon  ou  du  mercure,  se 
décompose  en  partie  et  exhale  l'odeur  vive,  irritante  et  suffo- 
cante de  l'acide  sulfureux.  Un  dernier  caractère  est  de  former 
dans  les  dissolutions  de  plomb  ou  de  baryte  un  précipité  insolu- 
ble dans  l'acide  nitrique. 

Usages,  —  Les  usages  de  l'acide  sulfurique  sont  très-nombreux. 
On  s'en  sert,  en  effet,  pour  obtenir  presque  tous  les  autres  acides, 
pour  décomposer  le  se)  marin  et  former  du  sulfate  de  soude,  dont 
ensuite  on  peut  extraire  la  soude  ;  pour  faire  de  l'alun,  du  sulfate 
de  fer,  du  sublimé  corrosif,  etc.  ;  pour  préparer  l'éther  sulfurique  ; 
pour  décomposer  les  os  calcinés  et  en  extraire  le  phosphore.  On  s'en 
sert  également  pour  dissoudre  l'indigo  ;  mais  pour  cet  usage,  l'a- 
cide sulfurique  de  Nordhausen,  qui  contient  une  certaine  quan- 
tité d'acide  anhydre,  l'emporte  de  beaucoup  sur  l'acide  hydraté 
préparé  dans  les  chambres  de  plomb. 

Jiélénium  et  Tellure. 

Après  le  soufre,  dont  nous  venons  de  décrire  les  états  naturels 
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et  le  principal  dérivé,  l'acide  sulfurique,  viennent  le  sélénium  et 
le  telhire,  coT^s  que  plasieurs  chimistes  rangent  encore  parmi 
les  métaux,  mais  que  leur  grande  analogie  avec  le  soufre  ne  per- 
met pas  d'en  séparer,  et  qui,  dans  notre  classiûcation  naturelle 
des  corps  simples,  forment  avec  lui  le  groupe  des  thionides. 

Le  sélénium,  en  effet,  à  part  son  éclat  métallique  gris  foncé  et  sa 
pesanteur  spécifique,  qui  est  de  4,3,  est  presque  le  sosie  du  soufre. 

li  est  solide,  cassant  comme  du  verre,  non  conducteur  du  ca- 
lorique, et  à  peine  conducteur  du  fluide  électrique  (il  n'isole  pas 
assez  pour  s'électriser  par  frottement). 

11  est  fusible  à  une  température  un  peu  supérieure  à  100  de- 
grés, et]  se  volatilise  au  dessous  de  la  chaleur  rouge,  en  un  gaz 
jaune,*  moins  foncé  que  celui  du  soufre,  il  brûle  avec  une  flamme 
bleue  par  le  contact  d'un  corps  en  combustion,  et  exhale  une 
odeur  de  rave  ou  de  chou  pourri. 

Use  combine  avec  l'oxygène  dans  le  rapport  de  1  molécule  de 
sélénium  avec  i,  2,  3  molécules  d'oxygène,  et  cette  dernière 
combinaison  forme  un  acide  difficile  à  distinguer  de  l'acide  sul- 
fnrique. 

Enfin  le  sélénium  combiné  à  l'hydrogène,  dans  le  rapport  de 
1  à  2  en  volumes,  forme  du  sélénide  hydrique,  gaz  tellement  sem- 
blable au  sulfide  hydrique  ou  acide  suif  hydrique  y  qu'on  a  encore 
peine  à  les  distinguer. 

Le  teUure  se  rapproche  davantage  des  métaux  ;  car  il  est  opa- 
que, très-éclalant,  et  pèse  6,1379;  mais,  de  môme  que  le  sélé- 
nium, il  se  dissout  sans  altération  dans  l'acide  sulfurique  concen- 
tré, et  peut  en  être  précipité  par  l'eau.  On  ne  lui  connaît  jusqu'ici 
qu'un  seul  degré  d'oxygénation  (TeO^),  qui  répond  à  l'acide 
sulfureux;  mais  il  forme  avec  l'hydrogène  un  acide  gazeux  et  fé- 
tide, tellement  semblable  à  ceux  produits  par  le  soufre  et  le 
sélénium,  qu'on  a  peine  à  les  reconnaître.  Enfin  on  trouve  entre 
ces  trois  corps  la  môme  ressemblance  de  propriétés  et  la  môme 
similitude  de  gisement  que  celles  observées  entre  le  chlore,  le 
brome  et  Tiode. 

Le  sélénium  ne  se  trouve  pas  pur  dans  la  nature,  et  il  y  est 
d'ailleurs  peu  abondant.  Ainsi  que  je  l'ai  dit,  c'est  à  lui  que  pa- 
rait due  la  teinte  rougeâtre  observée  souvent  dans  le  soufre  de 
Sicile  et  de  Lipari.  Il  se  trouve  en  petite  quantité,  combiné  aux 
mêmes  métaux  que  le  soufre,  dans  quelques  mines  de  Suède,  du 
Harz  et  du  Mexique.  On  le  trouve  en  Norwége  combiné  au  tellure 
et  au  bismuth,  et  il  accompagne  le  tellure  dans  quelques  mines 
de  la  Transylvanie.  Il  a  été  découvert  par  Berzélius  dans  l'acide 
sulfurique  préparé  avec  du  soufre  obtenu  du  grillage  des  pyrites 
cuivreuses  de  Fahlun,  en  Suède. 
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Le  tellure  est  presque  aussi  rare  que  le  sélénium  ;  car  on  ne  Ta 
encore  trouvé  que  dans  la  mine  de  bismuth  de  Norwége,  dont  je 
viens  de  parler,  et  dans  quelques  minéraux  de  Transylvanie, 
connus  sous  les  noms  d'or  blanCy  d'or  graphique^  d'or  problémati- 
que.  Nous  parlerons  de  ces  différentes  combinaisons,  qui  coa- 
tiennent  ordinairement  de  Yor,  de  Yargent  et  du  plomb,  à  rarticle 
de  ces  différents  métaux,  qui  leur  servent  de  bases,  el  nous  ne 
mentionnerons  ici  que  celle  qui  porte  le  nom  de  tellure  natif,  bien 
que  ce  ne  soit  pas  du  tellure  pur,  el  qu'elle  contienne,  sur 
100  parties,  7,20  de  fer  et  0,25  d'or. 

Ce  tellure  se  trouve  à  Fazbay,  en  Transylvanie,  en  veines  dans 
de  la  chaux  carbonatée  manganésifère  ou  dans  d'autres  matières 
terreuses,  où  Ton  trouve  également  des  sulfures  de  plomb  et  de 
zinc,  du  sulfo-antimoniure  d'argent,  de  l'or,  etc.  Il  se  présente 
sous  forme  de  petits  cristaux  hexaédriques  aplatis,  de  petites 
lames  brillantes  ou  de  grains;  il  est  d'un  blanc  d'étain  sombre, 
tendre  et  fragile,  et  tachant  légèrement  le  papier.  Il  décrépite  au 
chalumeau,  se  fond  et  brûle  avec  une  flamme  vive  el  brunâtre,  et 
en  répandant  une  odeur  acre,  souvent  mêlée  de  Todeur  de  rave 
pourrie  propre  au  sélénium. 

FAMILLE  DE  L'ARSENIG, 

En  suivant  Tordre  naturel  des  corps  simples,  tel  que  nous  Ta- 
vons  établi  précédemment,  nous  arrivons  au  genre  des  arsemdes, 
composé  de  Y  azote,  du  phosphore,  de  l'arsenic  et  de  Yantimoine; 
mais  nous  laisserons  aux  professeurs  de  chimie  à  parler  de  l'a- 
zote, gaz  incolore,  inodore,  impropre  à  la  combustion  et  à  la  res- 
piration, qui  forme  les  79  centièmes  en  volume  de  l'air  atmo- 
sphérique. 

Nous  ne  parlerons  pas  davantage  des  cinq  composés  qu'il  forme 
avec  l'oxygène,  puisque  aucun  d'eux  n'existe  dans  la  nature  à 
l'état  de  liberté,  et  que  l'acide  azotique  est  môme  le  seul  que  l'on 
trouve  combiné  à  différentes  bases  alcalines,  à  la  suite  desquelles 
nous  étudierons  ces  combinaisons. 

Par  une  raison  semblable,  nous  ne  parlerons  pas  du  phosphore 
ni  de  ses  acides  oxygénés,  qui  sont  toujours  le  résultat  d'opéra- 
tions chimiques. 

Nous  devrons  nous  arrêter  à  Yarsenic,  corps  simple  éleetro- 
ncgatif,  que  les  chimistes  rangent  ordinairement  parmi  les  mé- 
taux, mais  qui  ne  peut  pas  plus  être  séparé  du  phosphore. que  le 
sélénium  du  soufre,  l'iode  ou  le  brome  du  chlore,  etc. 

L'arsenic  pur  est  un  corps  solide,  très-fragile^  opaque,   d'un 
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gris  d'acier  et  d'un  grand  éclat  métallique,  mais  qui  se  ternit 
très-promptement  à  l'air.  Il  pèse  5,959  et  non  8,308,  comme  on 
le  répète  encore  par  erreur  dans  quelques  ouvrages  modernes. 
Chauffé  dans  un  vase  fermé,  il  se  sublime  sans  entrer  en  fusion^ 
et  sa  vapeur  cristallise  en  lames  brillantes  par  le  refroidisse- 
ment. 

Chauffé  au  contact  de  l'air,  il  se  volatilise  à  une  température 
beaucoup  plus  basse,  et  telle  qu'il  n'est  pas  entièrement  oxydé  ; 
de  sorte  que  les  parties  qui  échappent  à  l'oxydation  répandent 
Todeur  alliacée  caractéristique  du  métal  chauffé  ;  car  l'oxyde  est 
inodore. 

L'arsenic  existe  dans  la  nature  à  l'était  natifs  à  l'état  de  sulfure 
rougcy  nommé  réalgar^  à  l'état  de  sulfure  jaune  ou  orpiment^  à 
l'état  à' acide  arsénieux,  enfin  formant  des  arséniures  .  avec  un 
grand  nombre  de  métaux,  et  des  arsénites  ou  des  arséniates  avec 
plusieurs  oxydes  saliflables.  Ainsi  que  je  l'ai  déjà  exposé  précé- 
demment, nous  n'examinerons  que  l'arsenic  natif,  ses  deux  sul- 
fures et  l'acide  arsénieux. 

ArMMie  natif  (As). 

Substance  assez  commune,  quoique  peu  abondante.  On  la 
trouve  principalemétil  dans  les  mômes  gîtes  que  V argent  sulfuré^ 
que  Yétain  oxydé  ;  plus  rarement  avec  la  galène  ou  sulfure  de 
plomb.  Elle  y  accompagne  généralement  les  minerais  arsénifëres 
de  cobalt  et  de  nickel,  comme  à  Allemont,  en  France;  àWit- 
tiken,  en  Souabe  ;  à  Andreasberg,  au  Harz,  etc.  On  ne  le  trouve 
guère  que  sous  la  forme  de  baguettes  prismatiques  rectangulaires 
simples  ou  réunies  en  faisceaux  {arsenic  bacillaire)  ;  ou  en  masses 
mamelonnées  à  leur  surface,  compactes  à  l'intérieur,  et  compo- 
sées de  couches  courbes  et  concentriques  qui,  par  la  cassure, 
imitent  la  forme  d'une  coquille  {arsenic  iestacé)^  ou  bien  enfin 
en  masses  grenues  {arsenic  granulaire).  Dans  tous  les  cas,  il  est 
presque  entièrement  volatil  dans  un  tube  de  verre  ou  sur  un 
charbon,  en  répandant  l'odeur  alliacée  qui  lui  est  propre. 

ArMBle   snlfnré   ronge   ou   Béalipar.    —  Jialfare  arsénlque. 

Ce  sulfure  n'a  pas  de  correspondant  parmi  les  oxydes  d'arse- 
nic. Il  est  formé  de  1  molécule  d'arsenic  et  de  1  molécule  de 
soufre  (AsS),  ou  de 

Arsenic 70,03 

Soufre ^^,97 

100,00 
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On  le  trouve  dans  les  gîtes  argentifères,  plombifères  et  coballi- 
fères,  en  Saxe,  en  Bohême,  à  Kapnick,  en  Transylvanie,  qui  four- 
nit les  plus  beaux  cristaux  ;  au  Vésuve,  à  TEtna  et  dans  les  en- 
virons d'autres  volcans.  Les  cristaux  dérivent  d'un  prisme  rhom- 
boïdal  oblique,  dont  la  base  repose  sur  une  arête  (5*  type).  L'in- 
cidence de  la  base  sur  l'arête  est  de  H3*55',  et  Tincidence  réci- 
proque des  faces  latérales  est  de  74*»  26'  et  105°  34'. 

Le  réalgar  en  stalactites  volumineuses^  dont  les  Chinois  font  des 
pagodes  et  des  vases,  se  trouve  également  près  d^un  volcan,  dans 
l'Ile  de  Ximo,  au  Japon. 

Le  réalgar  acquiert  l'électricité  résineuse  par  le  frottement  ;  il 
est  très- fragile,  et  produit  une  poudre  d'une  belle  couleur  oran- 
gée. J'en  possède  un  échantillon,  venant  de  Chine,  qui  répand 
une  odepr  d'arsenic,  même  à  froid.  Il  est  entièrement  volatil  au 
chalumeau,  avec  une  odeur  d'ail.  Pesanteur  spéciûque,  3,  5. 

Caractères  distinctifs  du  réalgar  et  d'autres  minéraux  que  Ton 
pourrait  confondre  avec  lui. 

Sulfo-antimoniure  d'argent  ou  argent  rouge  :  poudre  rouge  ;  pe- 
santeur spécifique  5,5886  ;  non  électrique  par  frottement  ;  réduc- 
tible au  chalumeau  en  un  bouton  d'argent. 

Plomb  chromaté:  pesanteur  spécifique  6,0269;  non  électrique  ; 
réductible  au  chalumeau.  « 

Mercure  sulfuré  ou  cinabre  :  poudre  d'un  rouge  vermillon  ;  pe- 
santeur spécifique  8,09  ;  entièrement  volatil  au  chalumeau,  mais 
sans  odeur  alliacée.  La  fumée  blanche  se  condense  sur  un  corps 
froid  en  globules  métalliques. 

Stilbite  rouge  ou  zéolithe  rouge  d^jEdelfors  (silicate  d'alumine  et 
de  chaux  hydratée)  :  raie  la  chaux  carbonatée  spathique  ;  pesan- 
teur spécifique  2,5.  Blanchit  et  s'exfolie  sur  un  charbon  allumé; 
se  fond  et  se  boursoufle  au  chalumeau  sans  se  volatiliser. 

Le  réalgar  est  employé  en  peinture.  Les  Grecs,  qui  le  connais- 
saient sous  le  nom  de  sandaraque,  s'en  servaient  pour  le  raôme 
usage,  et  le  prenaient  à  l'intérieur  comme  médicament.  On  dit 
aussi  que  les  Chinois  se  purgent  en  avalant  un  liquide  acide  qu'ils 
laissent  séjourner  dans  des  vases  faits  de  réalgar  natif.  Frédéric 
Hoffmann  (1)  rapporte  en  avoir  fait  prendre  des  doses  considéra- 
bles à  des  chiens  sans  leur  causer  la  mort,  ni  même  aucune  sorte 
d'accident  fâcheux.  Le  docteur  RegnauU  en  a  obtenu  le  même 
résullaL  On  peut  croire,  d'après  cela,  que  le  véritable  réalgar  est 
peu  vénéneux  ;  mais  on  ne  saurait  conseiller  d'en  introduire  de 
nouveau  l'usage  dans  la  thérapeutique;  la  facilité  avec  laquelle 
on  peut  le  confondre  avec  le  faux  réalgar  ou  arsenic  rouge,  lequel 

(1)  Fred.  Hoffmann,  06*eri;a/iow  um  physico-chimicarum  libri  très.  Halle,  1722. 
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est  UD  poison  assez  actif,  doit  faire  désirer  qu'on  ne  le  lire  pas  de 
l'oubli  dans  lequel  il  est  tombé. 

ArMBie  snlfnré  Jaune  on  OrpInieMi. 

Ce  sulfure,  formé  de  As^S*,  ou  de  60,90  d'arsenic  et  de  39,iO 
de  soufre,  répond  à  l'acide  arsénieux  pour  sa  constitution  ;  aussi 
doit-on  le  nommer  sulfide  arsénieux.  On  le  trouve  dans  les  mêmes 
glles  que  le  réalgar,  c'est-à-dire  parmi  les  filons  argentifères, 
plombifères  et  cobaltifères  des  terrains  primitifs,  et  de  plus  dans 
les  calcaires  secondaires  de  Tajova,  en  Hongrie.  On  le  trouve 
très-rarement  sous  forme  de  cristaux  déterminables,  qui  dérivent 
d'un  prisme  droit  rhomboïdal,  sous  l'angle  de  H7*  49',  dans  le- 
quel le  rapport  de  l'un  des  côtés  de  la  base  est  à  la  hauteur  comme 
50  est  à  29.  Le  plus  souvent  l'arsenic  sulfuré  jaune  se  présente 
en  petites  masses  composées  de  lames  tendres  et  flexibles,  très- 
faciles  à  séparer,  et  d'un  jaune  doré  très-éclatant  et  nacré.  Sa 
pesanteur  spécifique  est  3,45.  On  le  trouve  également  sous  forme 
granulaire,  compacte  ou  terreuse.  Sa  poudre  est  d'un  jaune  d'or 
magnifique  ;  il  acquiert  l'électricité  résineuse  par  le  frottement; 
il  est  entièrement  volatil  au  chalumeau,  avec  dégagement  d'o- 
deur alliacée. 

L'orpiment  fournit  une  superbe  couleur  jaune  à  la  peinture. 
On  le  tire  surtout  de  Perse  et  de  Chine.  Celui  de  Perse  appar- 
tient, pour  la  plus  grande  partie,  à  la  variété  laminaire,  et  il  est 
souvent  mêlé  de  réalgar  qui  en  rehausse  encore  la  couleur.  L'or- 
piment de  Chine  est  en  morceaux  compactes,  amorphes,  mats, 
d*un  jaune  mélangé  d'orangé,  d'une  structure  écailleuse  ;  il  est 
moins  estimé  que  le  précédent. 

L'orpiment  paraît  peu  vénéneux,  de  même  que  le  sulfure  jaune 
bien  lavé,  qui  provient  de  la  précipitation  de  l'acide  arsénieux 
par  le  sulfide  hydrique,  et  qui  a  été  proposé  par  M.  Braconnot 
pour  teindre  les  étoffes.  Il  est  permis  de  croire  que  les  sulfures 
d'arsenic  ne  sont  véritablement  vénéneux  que  lorsqu'ils  renfer- 
ment de  l'oxyde;  mais  il  fiiut  ajouter  qu'ils  en  contiennent  presque 
toujours,  qui  se  forme  à  leur  surface  ou  entre  leurs  lames,  par 
l'action  de  Tair  humide. 

Acide  arsénieux. 

Formé  de  As^O»  ou  de  75,81  d'arsenic  et  de  24,19  d'oxygène. 
Il  est  blanc,  volatil,  sans  odeur  lorsqu'il  n'est  pas  décomposé, 
comme  lorsqu'on  le  chauffe  sur  de  la  porcelaine,  du  platine  et 
même  du  fer  ;  mais  répandant  une  odeur  alliacée  sur  les  charbons 
ardents,  qui  le  réduisent  partiellement. 
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L'acide  arsénieux  se  trouve  dans  la  nature  k  la  surface  ou  dans 
le  voisinage  de  certaines  substances  arsenicales,  telles  que  i'ar- 
sentcnatify  le  cobalt  arsenical  et  \eco6alt  arséniaté.  Il  est  quelquefois 
sous  forme  d'aiguilles  divergentes  très-déliées,  et  le  plus  ordinai- 
rement sous  celle  d'une  poussière  blanche.  Mais  les  quantités  que 
Ton  en  trouve  ainsi  sont  très-petites,  et  tout  celui  du  commerce 
est  un  produit  de  Tart.  Nous  allons  maintenant  parler  de  ces 
substances  arsenicales  du  commerce  qu'il  est  très-important  de 
connaître,  indépendamment  de  celles  qui  existent  dans  la  nature. 

Arsenic  métallique. 

Cette  substance  provient  des  mines  de  cobalt  arsenical,  dont  elle 
n'est  qu'un  produit  très-secondaire.  Pour  priver  cette  mine  de 
l'arsenic  qu'elle  contient,  on  la  grille  dans  un  fourneau  à  réver- 
bère, terminé  par  une  longue  cheminée  horizontale.  L'arsenic, 
volatilisé  et  brûlé  en  grande  partie  par  l'oxygène  de  l'air,  se  con- 
dense à  l'état  A'oxyde  blanc  ou  diacide  arsénieux  dans  la  cheminée, 
tandis  que  la  portion  qui  a  échappé  à  la  combustion,  étant  moins 
volatile,  s'arrête  presque  à  la  naissance  du  tuyau.  On  recueille  cet 
arsenic  et  on  le  sublime  de  nouveau  dans  des.  cornues  de  fonte 
avant  de  le  verser  dans  le  commerce. 

Cet  arsenic  est  en  masses  noirâtres  formées  d'aiguilles  prismati- 
ques lamelleuses,  peu  adhérentes  les  unes  aux  autres,  jouissant 
d'un  grand  éclat  métallique  lorsque  leur  surface  est  récemment 
mise  à  nu;  sa  pesanteur  spéciGque  en  masse  n'est  que  de  4,166,  à 
cause  des  vides  que  les  aiguilles  laissent  entre  elles  ;  mais  celle 
des  cristaux  isolés  est  de  5,789,  ce  qui  est  aussi  sensiblement  la 
densité  de  Tarsenic  natif.  Cet  arsenic,  chauffé  sur  des  charbons 
ardents  ou  dans  un  creuset  de  terre,  se  réduit  en  vapeurs  blan- 
ches qui  répandent  une  forte  odeur  alliacée.  Il  ne  laisse  pas  sen- 
siblement de  résidu  étant  chauffé  dans  un  tube  de  verre  fermé,  il 
se  volatilise  également  et  se  sublime  sous  forme  de  cristaux  très- 
éclatanls,  d'un  gris  d'acier. 

L'arsenic  métallique  porte,  dans  le  commerce,  le  nom  de  co- 
balt^ qui  est  l'ancien  nom  vulgaire  du  cobalt,  des  mines  duquel 
on  le  relire.  On  le  nomme  aussi  poudre  à  mouches^  parce  qu'un  de 
ses  usages  est  de  servir  à  la  destruction  de  cet  insecte.  A  cet 
effet,  on  le  réduit  en  poudre  et  on  le  mêle  avec  de  l'eau  dans  des 
assiettes  exposées  à  l'air*  Le  métal  s'oxyde  peu  à  peu  par 
l'oxygène  de  l'air  que  l'eau  contient  ou  qu'elle  absorbe  successi- 
vement. L'oxyde  se  dissout  dans  l'eau  et  tue  les  mouches  qui 
viennent  y  boire. 

L'arsenic  ne  sert  dans  les  arts  qu'à  composer  quelques  alliages 
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que  leur  éclat  rend  propres  à  faire  des  miroirs  de  télescope,  mais 
qui  ont  rinconvénienl  de  se  ternir  par  le  contact  prolongé  de 
rair.  On  remarque  en  général  qu'il  blanchit  les  métaux  colorés 
et  rend  aigres  et  cassants  ceux  qui  sont  ductiles. 

Aelde  améMleii&  ou  arsenic  blanc. 

Cet  acide  provient  aussi  du  grillage  des  mines  de  cobalt  arse- 
nical. On  le  sublime  une  seconde  fois  dansde^cucurbites  de  fonte 
surmontées  d'un  chapiteau  de  même  matière.  Lorsqu'il  vient  d'être 
fabriqué,  il  est  sous  la  forme  de  masses  transparentes  comme  du 
cristal,  tantôt  incolores,  tantôt  colorées  en  jaune  pâle,  et  offrant 
souvent  des  couches  concentriques,  dues  à  ce  qu'on  fait  plusieurs 
sublimations  dans  le  même  vase  avant  d'en  retirer  le  produit.  La 
transparence  de  ces  masses  ne  tarde  pas  à  se  perdre,  d'abord  su- 
perficiellement, puis  en  pénétrant  peu  à  peu  jusqu'au  centre  ;  et 
alors  l'oxyde,  tout  en  conservant  un  éclat  vitreux,  a  pris  la  blan- 
cheur et  l'opacité  du  lait.  Quelquefois  aussi  il  devient  tout  à  fait 
mat,  friable  et  pulvérulent. 

Cette  altération  aue  l'acide  arsénieux  éprouve  au  contact  de 
l'air,  a  lieu  sans  qu  il  perde  ou  acquière  aucune  particule  maté- 
rielle, et  provient  d'un  changement  de  disposition  entre  ses  pro-  ' 
près  particules^  qui  lui  communique  des  propriétés  physiques  et 
chimiques  différentes.  Ainsi,  l'acide  arsénieux  transparent  pèse 
3,7391  ;  il  est  soluble  à  la  température  de  15  degrés  centigrades 
dans  103  parties  d'eau,  et  se  dissout  dans  9,33  d'eau  bouillante. 
Son  dissoluté  rougit  faiblement  la  teinture  de  tournesol. 

L'acide  arsénieux  devenu  opaque  ne  pèse  plus  que  3,695  ;  il  se 
dissout  dans  80  parties  d'eau  à  15  degrés,  et  dans  7,72  parties 
d'eau  bouillante.  Son  dissoluté  rétablit  la  couleur  bleue  du  tour- 
nesol rougi  par  un  acide. 

Lacide  arsénieux  vitreux  et  transparent,  étant  dissous  dans  de 
l'acide  chlorhydrique  étendu  et  bouillant,  cristallise  en  grande 
partie  par  le  refroidissement  de  la  liqueur.  Or,  tant  que  dure  la 
cristallisation,  si  on  opère  dans  l'obscurité,  on  observera  une 
vive  lumière  à  chaque  formation  de  cristal,  et  Tacide  cristallisé 
jouira  des  propriétés  de  l'acide  opaque.  En  opérant  avec  l'acide 
opaque,  ce  curieux  phénomène  n'a  pas  lieu.  Du  reste,  les  deux 
acides  se  volatilisent  promptement  sur  les  charbons  ardents  en 
répandant  une  forte  odeur  alliacée,  et  peuvent  se  condenser  sur 
une  lame  de  cuivre  en  une  couche  blanche  pulvérulente.  Leur 
dissoluté  forme  également  un  précipité  jaune  par  l'acide  suif- 
hydrique  ;  un  précipité  vert  par  le  sulfate  de  cuivre  ammoniacal, 
un  précipité  blanc  par  l'eau  de  chaux. 

Digitized  by  VjOOQ IC 


128  FAMILLE  DE  L'ARSENIC. 

L'acide  arsénieux  se  fabrique  surtout  en  Saxe,  en  Bohôme  et 
en  Silésie  ;  c'est  un  des  poisons  les  plus  violents  du  règne  miné- 
rale On  s'en  est  servi  longtemps  pour  chauler  le  blé,  opération 
qui,  sans  nuire  à  la  germination,  avait  pour  but  de  détruire  les 
animaux  qui  mangent  le  grain.  On  en  employait  pour  cet  usage 
de  grandes  quantités,  dont  la  malveillance  a  souvent  abusé.  Le 
chaulage  du  blé  par  Tarsenic  est  aujourd'hui  défendu,  et  cette 
dangereuse  substance  ne  peut  plus  être  vendue,  pour  d'autres 
usages  que  la  médeèine  (pour  la  destruction  des  animaux  nuisi- 
bles et  pour  la  conservation  des  objets  d'histoire  naturelle),  que 
mélangée  ou  combinée  suivant  des  formules  approuvées  par  le 
gouvernement. 

En  pharmacie,  l'acide  arsénieux  sert  à  la  préparation  de  la  /i- 
queur  arsenicale  de  Fowler  (arsénlte  de  potasse),  à  celle  de  l'acide 
arsénique,  et  des  arséniates  de  potasse  et  de  soude. 

Oxyde  é!*m,TWtn\c  sulfuré  Jauue  ou  arfleuie Jaune  du  comnteree, 
faux  orpiment. 

Varsenic  jaune  se  prépare  en  Allemagne,  en  sublimant,  dans 
des  vases  de  fonte,  de  l'acide  arsénieux  avec  une  certaine  quantité 
de  soufre.  Il  est  en  masses  jaunes,  compactes,  presque  opaques, 
ayant  l'éclat  vitreux  de  l'oxyde  d'arsenic,  et  offrant  souvent, 
comme  lui,  des  couches  superposées,  qui  sont  le  résultat  du  pro- 
cédé sublimatoire  employé  pour  sa  préparation. 

Cet  arsenic  pèse  de  3,608  à  3,648;  sa  poudreest  d'un  jaune  serin; 
il  se  volatilise  au  feu,  comme  l'oxyde  et  les  sulfures  d'arsenic, 
en  répandant  une  forte  odeur  d'ail.  Il  se  dissout  presque  entiè- 
rement dans  Teau  bouillante,  à  laquelle  il  communique  tous  les 
caractères  d'une  forte  solution  d'acide  arsénieux.  Je  l'ai  trouvé 
composé,  sur  100  parties,  de  91  d'acide  arsénieux  et  de  6  seule- 
ment de  sulfure  d'arsenic.  Il  est  employé,  comme  corps  désoxy- 
génant,  dans  la  composition  des  cuves  d'indigo.  Quelques  mar- 
chands de  couleurs  le  mêlent  en  fraude  à  l'orpiment  ;  mais  les 
autres  s'en  défendent,  en  répondant  :  C'est  un  arsenic,  c'est-à-dire 
c'est  un  violent  poison. 

fiulfure  d'arfenic  ronfla  artlflciel,  arsenic  rooir®,  faux  réal^^r. 

Ce  sulfure  se  prépare  en  Allemagne,  cl  probablement  par  sim- 
ple fusion  dans  un  creuset  fermé,  avec  de  l'arsenic  métallique  ou 
de  l'acide  arsénieux  et  un  excès  de  soufre.  Il  est  en  morceaux 
volumineux,  d'un  rouge  tirant  sur  l'orangé,  d'une  cassure  con- 
choïde  et  d'une  masse  homogène,  ou  qui  n'offre  pas  les  couches 
concentriques  des  corps  sublimés  en  plusieurs  reprises.  Il  est  un 
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pea  translucide  dans  ses  lames  minces;  pèse  spéciGquemenl 
3,2435;  acquiert  Télectricilé  résineuse  parle  frottement,  et  se 
volatilise  au  chalumeau,  en  répandant  une  odeur  mixte  d'ail  et 
d'acide  sulfureux;  sa  poudre  acquiert  par  le  lavage  une  belle 
couleur  orangée. 

Ce  sulfure,  fort  différent  du  réalgar  naturel  par  sa  composition, 
est  probablement  identique  avec  un  des  sulfures  artificiels  que 
Laugier  a  trouvé  contenir  de  41,8  à  43,8  de  soufre  sur  100.  Il  est 
loin  d'avoir  la  qualité  vénéneuse  de  l'arsenic  jaune  ;  mais  il  n'a 
pas  non  plus  l'innocuité  des  sulfures  purs  naturels.  Il  contient, 
en  efTet,  environ  un  centième  et  demi  d'acide  arsénieux  qu'on 
peut  en  extraire  par  l'eau  bouillante. 

FAMILLE  DE  L' ANTIMOINE. 

L'antimoine  se  trouve  sous  quatre  étals  dans  la  nature  :  natifs 
sulfuréy  oxydé  et  oxysulfuré. 

Antimoine  natif. 

L'antimoine  natif  est  assez  rare  :  il  a  été  découvert  en  1748,  par 
Swab,  à  Sabla,  en  Suède,  dans  de  la  chaux  carbonatée  laminaire. 
On  l'a  trouvé  depuis  à  Allemont,  dans  le  département  de  l'Isère, 
associé  à  l'antimoine  oxydé,  et  dans  ui^e  gangue  de  quartz.  Il 
existe  aussi,  comme  principe  accessoire,  dans  les  filons  argenti- 
fères d'Huelgoat  (Finistère),  et  à  Andreasberg,  au  Harz  (gangue 
de  quartz  et  de  carbonate  de  chaux). 

L'antimoine  natif  ne  se  trouve  qu'en  petites  masses  laminaires 
très- fragiles,  d'un  blanc, un  peu  bleuâtre  et  d'un  grand  éclat  mé- 
tallique. 11  s'oxyde  sans  se  dissoudre  par  le  moyen  de  l'acide 
nitrique,  et  reste  au  fond  du  liquide  sous  forme  d'un  précipité 
blanc  d'acide  antimonieux.  Il  se  fond  et  se  volatilise  au  "chalu- 
meau,  en  dégageant  une  fumée  blanche  d'oxyde  d'anlimoine,  qui  • 
se  condense  circulairement  sur  le  support  à  quelque  dislance  du 
métal;  mais  il  est  rarement  pur.  Il  contient  presque  toujours  un 
peu  d'argent  ou  d'arsenic;  le  premier  résiste  à  l'action  du  cha- 
lumeau et  reste  sous  forme  d'un  bouton  brillant  et  malléable.  Le 
second  se  volatilise  et  donne  à  la  vapeur  de  l'atitimoine  une 
odeur  d'ail.  La  proportion  de  l'arsenic  s'élève  môme  quelquefois 
jusqu'à  16  pour  100.  Alors  l'antimoine  prend  la  couleur  gris  d'a- 
cier^ et  la  forme  testacée  et* ondulée  de  l'arsenic  natif;  mais 
comme  la  quantité  d'arsenic  est  très-variable,  on  ne  considère 
pas  cet  alliage  comme  une  espèce  définie,  et  on  le  nomme  seu- 
lement antimoine  natif  arsénifère. 

GvuooRT,  Drogue»»  ?•  édit .  T.I.     *"  9 
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AMilmolne  sulfuré. 

Stibine^  Sb^S',  ou  antimoine  72,77,  soufre  27,23.  Substance 
d'un  gris  de  plomb^  éclatante,  fragile,  friable,  tachant  le  papier 
en  noir  et  donnant  une  poudre  noire. 

Le  frottement  lui  communique  une  odeur  sulfureuse;  il  se 
fond  à  la  flamme  d'une  bougie,  ou  sur  un  charbon  ardent,  en 
dégageant  une  odeur  d'acide  sulfureux.  L'acide  chlorhydrique 
le  dissout  avec  dégagement  de  sulflde  hydrique;  la  liqueur 
étendue  d'eau  forme  un  précipité  blanc  d'oxychlorure  d'anti- 
moine. Quelques  variétés  de  sulfure  d'antimoine  peuvent  être 
confondues,  à  la  première  vue,  avec  le  bioxyde  de  manganèse; 
mais  celui-ci  est  d'un  gris  plus  foncé  et  noirâtre.  Il  est  infusible, 
même  au  chalumeau,  et  dégage  du  chlore  par  l'acide  chlorhy- 
drique. 

Formes  déterminables.  —  Prismes  rhomboïdaux  à  sommets 
tétraèdres,  et  à  faces  presque  rectangulaires  (fig.  84),  quelquefois 

deux  angles  du  prisme  sont 
tronqués  et  transforment  le 
cristal  en  un  prisme  hexaè- 
dre {fig,  85).  Le  clivage  con- 
duit à  trois  formes  qui  dé- 
rivent l'une  de  l'autre  et 
que  Ton  peut  indifférem- 
ment prendre  pour  forme 
primitive.  • 

1*     Octaèdre    rhomboidal 
presque  régulier.  Incidence 
des   faces    concourant     au 
même  sommet  iOl'*  ^&  et 
HO*  ^«.   Incidence  d'une 
face  d'un  sommet  sur  l'au- 
tre 109*  24',  angle  aigu  de 
la  base  rhomboïdale  SI"  52^. 
2*     Prisme     rhomboidal 
droit,  aplati. 
3^  Prisme  droit  rectangulaire  presque  cubique. 
Formes  indéterminables.  —  CyUndroîdc  ou  bacillaire  y  aciculaire, 
en  formes  d'aiguilles  tantôt  longues  et  épaisses,  tantôt  déliées  et 
divergentes. 

Capillaire f  en  filaments  soyeux  et  élastiques,  d'un  gris  sombre» 
souvent  orné  cependant  des  plus  belles  couleurs. 
Granulaire,  massif  ou  compacte. 
Gisement.  —  Le  sulfure  d'antimoine  est  assez  répandu.  Il  forme 


Fig.  84;  —  Antimoine. 


Fig. 


85.  —  Antimoine. 
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à  lui  seul  des  filons  plus  ou  moins  puissants  qui  traversent  les  ro- 
ches primitives,  telles  que  le  gneiss,  le  granité  et  le  micascbisle. 
On  le  trouve  aussr  comme  principe  accidentel  dans  beaucoup  de 
filons  métalliques,  surtout  argentifères.  Alors  ses  gangues  les  plus 
ordinaires  sont  le  quartz,  le  feldspath,  la  baryte  sulfatée  et  la 
chaux  carbonatée.  On  le  rencontre,  en  France,  principalement  à 
Dèze  (Lozère),  à  Malbosc  (Ardèche),  à  Massiac  et  Lubillac  (G  mtal), 
à  Portes  (Gard),  etc.  La  Hongrie,  la  Bohême,  la  Saxe,  l'Angle- 
terre, la  Suède,  en  possèdent  des  mines  encore  plus  abondantes. 
Le  sulfure  d'antimoine  est  souvent  combiné  dans  la  nature  à 
d'autres  sulfures  métalliques  que  Haûy  regardait  comme  acci- 
dentels, de  sorte  qu'il  formait  de  ces  combinaisons  un  simple 
appendice  au  sulfure  pur.  Aujourd'hui  même  encore  on  regarde 
comme  du  sulfure  d'antimoine  le  sulfure  cylindroîde  ou  bacillaire  y 
mentionné  cirdessus,  dont  les  bâtons  prismatiques,  souvent  cour- 
bés ou  infléchis,  e.t  d'une  apparence  de  plomb  métallique,  con- 
tiennent une  quantité  notable  de  sulfure  de  plomb.  J'ajouterai 
également  que,  suivant  l'observation  de  Serullas,  le  sulfure  d'an- 
timoine naturel  contient  presque  toujours  une  petite  quantité  de 
sulfure  d'arsenic,  dont  on  ne  tient  pas  compte  pour  sa  spécifica- 
tion minéralogique;  mais,  quant  aux -combinaisons  bien  définies 
du  sulfure  d'antimoine  avec  les  sulfures  d'argent,  de  plomb,  de 
cuivre  ou  de  nickel,  dans  lesquelles  ceux-ci  jouent  le  rôle  de  base 
par  rapport  au  premier,  nous  les  rangerons  comme  espèces  dis- 
tinctes dans  la  famille  du  métal  le  plus  positif,  soit  argenty  plomb, 
cuivre,  ou  nickel, 

Antimoliie  oxydé. 

Il  existe  deux  oxydes  d'antimoine  naturels  :  l'un  Sb^O^,  répond 
à  l'oxyde  de  l'émétique  et  de  la  poudre  d'algaroth  ;  il  est  blanc 
ou  grisâtre,  comme  nacré,  facile  à  entamer  avec  le  couteau,  fu- 
sible à  la  flamme  d'une  bougie  et  volatil  au  chalumeau.  Il  ofl're 
une  structure  lamelleuse,  ou  se  présente  en  petites  aiguilles  di- 
vergentes, ou  bien  enfin  il  est  toutâ  fait  terne  et  amorphe. 

Cet  oxyde  était,  il  y  a  quelques  années,  une  rareté  minéralo- 
gique ;  on  en  voyait  quelques  échantillons  venus  de  Bohême,  de 
Saxe,  de  Hongrie,  d'Allemont,  dans  l'Isère  :  il  en  vient  mainte- 
nant en  abondance  de  la  mine  de  Serisa,  dans  la  province  de 
Constantine. 

Dans  le  voisinage  de  cette  mine,  on  a  ouvert  une  autre  exploi- 
tation, d'où  l'on  extrait  un  oxyde  d'antimoine  différent  du  pré- 
'  cèdent.  H  cristallise  en  octaèdres,  comme  celui  qu'on  obtient 
dans  les  laboratoires.  H  forme  des  masses  cristallines  à  éclat  vi- 
treux et  est  composé  de  :  antimoine  84,32,  oxygène  15,08. 
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L'autre  degré  d'oxydation  de  l'antîmoine  est  l'acide  antimo- 
nieux,  Sb^O*.  Il  est  blanc  ou  jaune,  nacré,  pulvérulent,  infusible 
au  feu.  Il  contient  de  l'eau  que  la  chaleur  en  sépare.dans  un  tube 
fermé. 

Cet  acide  anlimonieux  parait  provenir  de  la  décomposition  du 
sulfure  d'antimoine  à  la  surface  duquel  on  le  trouve,  et  dans 
lequel  l'oxygène  s'est  substitué  au  soufre,  non  pas  atome  à  atome, 
mais  quatre  atomes  pour  trois,  et  pour  la  raison  que  j'indique- 
rai tout  à  l'heure.  On  trouve  ainsi,  parmi  les  minéraux,  un  assez 
grand  nombre  d'exemples  de  transformation  par  laquelle  un 
composé  perd  un  ou  plusieurs  principes,  qui  disparaissent  sans 
qu'on  sache  ce  qu'ils  deviennent,  et  qui  se  trouvent  remplacés 
par  un  ou  plusieurs  autres.  Généralement  cette  substitution  se 
fait  de  la  circonférence  au  centre,  et  il  n'est  pas  rare  que  le  nou- 
veau composé  conserve  la  forme  cristalline  de  l'ancien,  ou  que 
la  surface  des  cristaux  soit  changée  de  nature,  tandis  que  Tinté- 
rieur  a  conservé  la  sienne.  On  nomme  ce  singulier  phénomène 
épigénie;  il  paruU  dû  à  une  influence  électrique  de  la  nature  de 
celle  qui  opère  la  substitution  d'un  métal  à  un  autre  dans  une 
dissolution  mélallique. 

Antimoine  oxysulfuré. 

Nommé  aussi  kermès  natifs  à  cause  de  sa  couleur  et  de  sa  com- 
position semblables  à  celles  du  kermès  minéral  des  chimistes. 
Car  il  est  remarquable  que,  bien  qu'on  doive  souvent  considérer 
le  kermès  des  officines  comme  un  mélange  d'oxyde  et  de  sulfure 
d'antimoine  hydraté,  cependant  l'analyse  l'a  presque  toujours 
trouvé  composé  d'une  molécule  d'oxyde  sur  deux  de  sulfure. 
Telle  est  aussi  la  composition  du  kermès  natif,  que  M.  H.  Rose 
a  trouvé  formé  de  : 

Oxyde  d'anlimoine 30,14        i  moléc. 

Sulfure  d'anlimoine 69,86        2 

100,00 

Soit  Sb203  +  2  Sb^S». 

Cette  substance  paraît  provenir  de  l'altération  du  sulfure  d'an- 
timoine par  l'air,  et  voici  comment  je  m'explique  la  diversité  des 
résultats  auxquels  cette  oxydation  peut  donner  lieu.  Le  protoxijde 
d'antimoine  ne  me  paraît  se  former  qu'à  la  surface  de  l'antimoine 
natif,  comme  à  Allemont  (Isère),  et  il  est  le  seul  qui  puisse  en 
cflel  se  former  dans  cette  circonslance. 

Woxysulfure  d'antimoine  se  forme  par  l'action  de  l'air  humide' 
sur  le  sulfure,  lorsque  ce  sulfure  est  pur;  parce  que,  là  encore,  il 
n'y  a  aucune  raison  pour  que  l'antimoine  passe  à  un  degré  supé- 
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rieur  d'oxf  dation,  et  que  le  proloxyde,  une  fois  formé,  a  d'ailleurs 
une  tendance  manifeste  à  se  combiner  à  deux  molécules  de  sul- 
fure, ce  qui  met  une  borne  à  la  décomposition  ultérieure  de  celui- 
ci.  Mais  si  le  sulfure  d  antimoine  contient,  le  sulfure  d'un  métal 
électro-positif,  notamment  celui  de  plomb  ;  en  raison  de  la  forte 
alcalinité  de  l'oxyde  de  plomb,  Tanlimoine  absorbera  un  autre 
atome  d'oxygène  et  passera  pour  le  moins  à  l'état  d'acide  antimo^ 
nieux.  Aussi  n'esl-ce  guère  qu'à  la  surface  du  sulfure  d'antimoine 
plombifère  et  quelquefois  ferrifère,  cuprifère,  nickélifère,  que  l'on 
observe  la  formation  de  l'acide  antimonieux;  ajoutons  que  ce 
produit  épigénique,  contenant  toujours  une  quantité  notable  de 
la  base  qui  en  a  déterminé  la  formation,*  doit  être  considéré 
plutôt  comme  un  antimonite  que  comme  de  l'acide  natif. 

Disons  maintenant  quelques  mots  de  l'exploitation  des  mines 
d'antimoine. 

Le  sulfure  est  seul  assez  abondant  pour  faire  le  sujet  de  cette 
exploitation,  et  c'est  lui  qui  fournit  les  produits  antimoniques 
du  commerce.  On  le  prive  de  sa  gangue  à  l'aide  de  plusieurs  pro- 
cédés dont  le  plus  ancien,  qui  est  encore  assez  généralement 
suivi,  est  celui-ci  : 

On  enfonce  en  terre  un  grand  creuset  jusqu'à  son  bord,  et  on 
y  fait  entrer  à  moitié  un  autre  creuset  plus  grand,  percé  de  trous 
à  son  fond.  On  remplit  ce  dernier  de  minerai,  et  on  le  chauffe  en 
l'entourant  de  feu  :  le  sulfure,  étant  bien  plus  fusible  que  sa  gan- 
gue, se  fond  seul,  et  coule  dans  le  creuset  inférieur,  où  il  cristal- 
lise en  refroidissant.  11  est  alors  tel  qu'on  le  voit  dans  le  com-  • 
merce,  en  masses  formées  d'aiguilles  parallèles,  très-longues, 
Irès-brillantes  et  d'un  gris  bleuâtre.  H  pèse  environ  4,5  ;  il  donne 
une  poudre  noire,  et  jouit  des  autres  propriétés  précédemment 
indiquées. 

Pour  obtenir  l'antimoine  métallique,  ou  le  régule  d^anttmoine, 
comme  on  le.  nommait  autrefois,  on  prend  le  sulfure  puriûé 
comme  je  viens  de  le  dire,  on  le  concasse,  on  le  môle  avec  un 
peu  de  charbon,  et  on  le  grille  dans  des  fours  à  une  chaleur  très- 
modérée,  aûn  de  ne  pas  le  fondre.  Mais,  à  mesure  que  le  soufre 
se  dégage  et  que  l'antimoine  s'oxyde,  la  matière  devient  moins 
fusible,  el  on  augmente  un  peu  le  feu.  On  continue  ainsi  jusqif'à 
ce  que  le  sulfure  soit  converti  en  une  matière  d'un  gris  terne  qui 
est  un  mélange,  plutôt  qu'une  combinaison,  d'oxyde  d'antimoine 
et  de  sulfure  non  décomposé. 

Suivant  un  ancien  procédé,  qui  est  encore  employé  dans  quel- 
ques usines,  on  môle  cette  matière  grise  avec  partie  égale  de  tar- 
tre brut  pulvérisé,  et  on  projette  le  tout  dans  les  creusets  rouges. 
L'acide  tartrique  et  la  matière  colorante  du  tartre  étant  composés 
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de  principes   combustibles  non  saturés    d'oxygène,   réduisent 
l'oxyde  d'antimoine,  en  môme  temps  que  la  potasse  du  môme 
tartre  s'empare  du  soufre  du  sulfure.  Le  résultat  de  cette  double 
rédaction  est  un  culot  métallique  recouvert  de  scories  qui  con- 
tiennent du  sulfure  de  potassium  uni  à  de  Tantimoine  sulfuré. 
Aujourd'hui  on  remplace  assez  généralement  le  tartre  rouge  par 
du  charbon  imprégné  de  carbonate  de  soude.  En  suivant  l'ancien 
procédé,  l'antimoine  contient  du  potassium  ;  d'après  le  nouveau, 
il  contient  du  sodium,  et  dans  tous  les  deux  il  renferme,  en 
outre,  un  peu  de  fer,  et  demande  à  être  puriQé.  A  cet  effet,  on  le 
pulvérise,  on  le  môle  avec  un  tiers  de  son  poids  de  sulfure  grillé, 
et  on  le  fond  de  nouveau  dans  un  creuset.  On  le  sépare  ainsi  des 
deux  métaux'étrangers,  et  on  le  coule  dans  des  vases  hémisphéri- 
ques, où  il  prend  la  forme  de  pains  aplatis,  qui  offrent  à  leur  sur- 
face une  cristallisation  très-marquée,  disposée  en  étoile  ou  en 
fouilles  de  fougère.  Il  est  d'un  blanc  un  peu  bleuâtre  très-écla- 
tant,  à  structure  lamelleuse,  et  cassant.  Il  pèse  6,70;  se  fond  à 
la  chaleur  rouge,  et  se  volatilise  à  l'air,  qui  le  change  en  pro- 
toxyde  fusible^  volatil  lui-môme  et  cristallisable,  autrefois.nommé 
fleurs  argentines  (^antimoine. 

Oxyde  ^antimoine  sulfuré  demi-viireux,  —  Ce  composé  porte 
oomLmunément  le  nom  de  Crocus  ;  mais  ce  n'est  pas  le  crocus 
meiallorum  ou  safran  des  métaux  des  anciennes  pharmacies.  On 
préparait  celui-ci  en  fondant  dans  un  creuset  parties  égales  de 
nitrâte  de  potasse  et  de  sulfure  d'antimoine,  et  lessivant  le  pro- 
-  doit  jaune  sale  ou  foie  d*antimoine  qui  en  résultait.  L'eau  dissol- 
vait le  sulfate  de  potasse  et  le  sulfure  de  potassium  formés  pen- 
dant l'opération,  plus  un  peu  d'oxysulfure  d'antimoine;  mais  la 
plus  grande  partie  de  celui-ci  restait  en  poudre  insoluble  d'un 
jaune  rougeâtre,  c'était  là  le  safran  des  métaux.  Aujourd'hui  on 
pjrépare  cet  oxy-sulfure  en  fondant  simplement  dans  un  creuset 
la  mélange  gris  d'oxyde  et  de  sulfure  d'antimoine,. qui  résulte  du 
grillage  du  sulfure.  Par  la  fusion  les  deux  composés  antimoni- 
ques  s'unissent,  et  forment  un  corps  qui,  en  refroidissant,    de- 
vient cassant  et  opaque. 

L'oxysulfure  d'antimoine  opaque  est  d'un  gris  foncé,  éclatant, 
à  cassure  conchoïde.  Sa  poudre,  qui  est  brune,  se  fond  sur  les 
charbons  en  répandant  l'odeur  du  soufre  qui  brûle.  Traité  par 
L'acide  chlorhydrique,  il  donne  lieu  à  un  dégagement  de  gaz  sul- 
fhydrique,  et  à  un  dissoluté  d'antimoine  qui  forme  un  précipité 
blanc  lorsqu'on  Tétend  d'eau . 

Oxyde  d^ antimoine  sulfuré  vitreux,  verre  d'antimoine.  —  Ce  com- 
posé s'obtient  comme  le  précédent  en  faisant  fondre,  dans  un  creu- 
set,, le  mélange  gris  d'oxyde  et  de  sulfure  d'antimoine,  provenant 

Digitized  by  VjOOQ IC 


ANTIMOINE  OXYSULFURÉ.  135 

du  grillage  du  sulfure.  Seulement  on  le  tient  fondu  beaucoup  plus 
longtemps^  et  à  une  plus  haute  température.  Par  ce  moyen,  une 
nouvelle  quantité  de  sulfure  est  décomposée  et  changée  en  acide 
sulfureux  qui  se  dégage^  et  en  oxyde  d'antimoine  qui  reste  dans 
le  creuset.  Mais  de  plus,  en  raison  de  l'élévation  de  température, 
cet  oxyde  attaque  le  creuset  et  en  dissout  de  l'alumine,  de  l'oxyde 
de  fer  et  surtout  de  la  silice  (quelquefois  8  à  10  pour  100),  qui  lui 
donne  la  propriété  de  rester  à  l'état  de  verre  transparent  lors- 
qu'il se  refroidit  (car  l'oxyde  d'antimoine  pur  devient  opaque). 
Lorsqu'on  s'aperçoit  qu'il  a  acquis  cette  propriété,  on  le  coule  sur 
une  plaque  de  pierre  ou  de  fonte. 

Il  se  présente  alors  sous  formes  de  plaques  minces  et  transpa- 
rentes,  d'une  couleur  d'hyacinthe  (rouge  jaunâtre)  plus  ou  moins 
foncée.  Sa  poudre  est  d'un  jaune  fauve.  Elle  s'agglutine  légère- 
ment sur  les  charbons  ardents  en  dégageant  une  fumée  blanche 
et  une  odeur  sulfureuse  peu  marquée.  Elle  se  dissout  dans  l'acide 
chlorhydrique  avec  un  faible  dégagement  de  sulfide  hydrique. 
La  liqueur  étendue  d'eau  forme  un  précipité  blanc  très-abon- 
dant. 

D  après  l'analyse  de  Soubeiran,  le  verre  d'antimoine  est  formé 
d'environ  : 

Protoxyde  d'anlimoine 90,5 

Sulfure  d'antimoine 1,8 

Peroxyde  de  fer •  3,2 

Silice 4,5 

•    100,0 


Nous  arrivons  maintenant  aux  métaux  contenus  dans  le  groupe 
des  platinides,  >ei  ce  nom  seul  indique  que  ce  seront  des  métaux 
très-pesants  et  difficilement  oxydables,  même  par  l'action  du 
calorique.  Ainsi  leplatine,  Vor  et  Viridium  sont  les  plus  pesants  de 
tous  les  métaux,  les  moins  oxydables  directement,  et  les  plus 
indestructibles  par  conséquent  par  Taclion  de  l'air  et  du  feu.  Les 
dLUires  (osmium y  palladium^  rhodium)^  quoique  très-pesants  et  peu 
oxydables  aussi  immédiatement,  le  cèdent  cependant  à  cet  égard 
à  trois  métaux  qui  appartiennent  à  d'autres  groupes*  Ainsi  le 
tungstène  et  le  mercure  sont  plus  pesants  que  le  palladium  et  le 
rhodium^  et  l'argent  est  moins  oxydable  que  Vosmium  et  le  rho- 
dium. 

Les  platinides  sont  très-difficilement  attaquables  par  les  acides; 
le  palladium  est  le  seul  qui  soit  soluble  dans  l'acide  nitrique, 
encore  ne  jouit-il  de  cette  propriété  que  quand  il  est  très-divisé 
él  non  forgé  ;  car  sous  ce  dernier,  état  il  est  insoluble.  L'or  et  te 
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platine  se  dissolvent  seulement  dans  l'eau  régale,  les  trois  autres 
{osmiurriy  iridium  et  rhodium)  sont  complètement  inattaquables  par 
Tun  ou  l'autre  liquide. 

Les  oxydes  de  ces  métaux  sont,  en  général,  plus  disposés  à 
jouer  le  rôle  d'acide  que  celui  de  base.  11  en  résulte  que  les  mé- 
taux, si  difficilement  attaquables  par  les  acides,  le  sont  très-faci- 
lement par  les  alcalis  à  une  haute  température.  L'or  seul  peut- 
être  fait  exception,  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle  son  oxyde 
se  réduit  à  l'état  métallique. 

Enfin,  la  tendance  acide  des  platinides  est  encore  plus  marquée 
dans  leurs  chlorures  que  dans  leurs  oxydes  ;  car  tous  ces  chloru- 
res, sans  exception,  se  combinent  comme  acides  avec  les  chlo- 
rures alcalins.  Il  en  est  de  même,  proportion  gardée,  de  leurs 
fluorures,  bromures,  iodures  et  sulfures. 

FAMILLE   DU  PLATINE. 

Ce  métal  parait  avoir  été  découvert,  en  1735,  par  Don  Ulloa, 
savant  espagnol  qui  accompagnait  les  académiciens  français  en- 
voyés au  Pérou,  et,  en  1741,  par  Wood,  qui  était  essayeur  à  la 
Jamaïque.  Cependant  on  ne  se  faisait  pas  une  idée  précise  de  sa 
nature  ;  on  le  regardait  comme  une  matière  nuisible  à  l'or  ;  en 
conséquence,  on  le  rejetait,  et  il  est  probable  qu'on  en  a  perdu 
ainside  très -grandes  quantités.  C'estpar  le  travail  de  SchelTer,  fait 
en  1752,  qu'on  apprit  que  cette  substance  était  un  métal  particu- 
lier, et  qu'elle  reçut  le  nom  d'w  blanc  ou  platine,  c'est-à-dire 
de  petit  argent.  Depuis  Iofs,  on  le  recueillit  avec  plus  de  soin,  et 
maintenant  qu'on  sait  le  travailler  de  manière  à  en  faire  des  vases 
et  ustensiles  de  première  nécessité  pour  la  chimie,  son  exploita- 
tion est  devenue  un  des  principaux  produits  des  pays  qui  le  pré- 
sentent. 

Le  platine  appartient  aux  terrains  primitifs,  comme  l'or  et  la 
plupart  des  métaux.  Cependant  il  n'y  a  encore  été  observé  qu'une 
fois  en  place,  par  M.  Boussingault,  qui  l'a  trouvé  sous  forme  de 
grains  dans  les  filons  aurifères  de  Santa-Rosa,  qui  appartiennent 
aux  terrains  de  diorite  (1).  Antérieurement  Vauquelin  avait 
trouvé  du  platine  dans  une  mine  d'argent  de  Guadalcanal, 
en  Espagne  ;  et,  plus  récemment,  M.  Gaultier  de  Claubry  a 
examiné  un  minerai  de  plomb  sulfuré  de  France,  qui  conte- 
nait un  peu  de  platine  ;  mais  ce  sont  les  seuls  exemples,  con- 
nus. 

(1)  Roche  primitive  formée  d'amphibole  et  de  feldspath  compactes,  en  par- 
ticules visibles  et  uniformément  disséminées. 
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Il  y  a  vingt-cinq  ans,  tout  le  platine  du  commerce  provenait 
encore  des  sables  aurifères,  qui  sont  si  répandus  et  si  abondants 
au  Brésil  et  dans  la  Colombie.  Il  s'y  trouve  sous  forme  de  pail- 
lettes ou  de  grains  compactes,  unis  et  polis  par  le  frottement.  On 
le  prépare  de  Tor  par  le  triage  et  par  l'amalgamation,  qui  ne  dis- 
sout que  Tor  sans  toucher  au  platine.  Le  volume  des  grains  de  ce 
dernier  est  généralement  inférieur  à  celui  de  la  semence  de  lin  ; 
il  est  rare  qu'ils  atteignent  la  grosseur  d'un  pois  ;  on  cite  comme 
des  exceptions  très-rares  une  pépite  de  platine  du  poids  de 
53  grammes,  rapportée  de  Ghoco  par  Alex,  de  Humboldt  etcelle 
du  musée  de  Madrid,  trouvée  en  i8i4  dans  la  mine  d'or  de 
Gondoto,  qui  est  plus  grosse  qu'un  œuf  de  dinde  et  qui  pèse 
760  grammes. 

Les  mêmes  sables  aurifères  qui  contiennent  le  platine  ont  été 
trouvés  à  Haïti,  dans  le  sable  de  la  rivière  Jacki,  auprès  des  mon- 
tagnes de  Sibao  ;  ce  platine  est  en  petits  grains  polis  et  brillants 
comme  celui  de  Choco. 

Enfin,  en  i8i4,  on  a  découvert  du  platine  à  l'est  des  monts 
Ourals,  en  Sibérie,  et,  plus  récemment  encore,  dans  la  partie 
européenne  de  la  môme  chaîne.  Il  s'y  trouve  dans  le  même  gise- 
ment qu'au  Brésil  ;  mais  il  est  d'ucr  aspect  différent. 

Il  est  moins  roulé,  moins  poli,  rempli  d'aspérités,  sans  éclat  et 
d'une  teinte  noirâtre  ;  mais  cet  aspect  n'est  que  superficiel,  car 
il  devient  éclatant  dans  l'acide  chlorhydrique,  qui  dissout  l'oxyde 
de  fer  qui  le  recouvre.  Il  est  généralement  plus  gros  que  celui 
du  Brésil,  et  il  n'est  pas  rare  d'y  trouver  des  pépites  de  2  à  3  gram- 
mes, et  quelques-unes  de  30  à  40  grammes,  ou  même  de  250  gram- 
mes et  plus.  On  en  cite  une,  trouvée  à  Nischne-Tagilsk,  qui  pèse 
i,750  grammes,  et  une  autre,  provenant  des  mines  DemidofT, 
dont  le  poids  est  de  4,320  grammes. 

En  Russie,  ce  platine  parait  être  appliqué  immédiatement  à  la 
fabrication  d'une  monnaie  qui  a  cours  dans  cet  empire,  mais  que 
son  état  d'impureté  rendra  probablement  un  simple  objet  de  cu- 
riosité pour  les  autres  peuples. 

On  a  aussi  trouvé  du  platine  dans  l'Amérique  septentrionale, 
en  Californie,  au  Canada  et  dans  la  Caroline  du  Nord. 

Le  platine  d'Amérique,  que  Ton  peut  considérer  comme  le  plus 
pur,  est  cependant  encore  d'une  composition  très-compliquée, 
puisqu'on  n'y  trouve  pas  moins  de  huit  métaux,  dont  six  lui 
sont  tout  à  fait  particuliers  ;  de  plus,  en  examinant  avec  soin  les 
grains  dont  se  compose  ce  platine,  tel  que  le  commerce  le  four- 
nit, on  peut  y  distinguer  six  sortes  de  substances  : 

4*  Des  grains  assez  malléables,  pesant  spécifiquement  17,  70, 
aplatis   et  lenticulaires.  Ils  forment,  à   proprement  parler,  la 
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mine  de  platne^  bien  qu'ils  n'en  contiennent  guère  que  84  à  85 
pour  iOO.  Le  reste  se  compose  de 

Rhodium 3,40  Fer 5,31 

Iridium 1,46  Cuivre 0,74 

Palladium 1 ,06  Quarlz  et  chaux 0,72 

Osmium 1,03 

2^  Des  grains  petits  peu  nombreux,  à  structure  fibreuse  et  di. 
vergente,  composés  principalement  de  platine,  de  rhodium  et  de 
palladium  ;  c'est  ce  qu'on  nomme  la  mine  de  palladium.  Les  ou- 
vriers exercés  les  reconnaissent  et  peuvent  les  trier. 

3®  Des  grains  assez  semblables  à  ceux  du  platine,  mais  beau- 
coup plus  durs,  cassants  et  nullement  malléables.  Il  sont  compo- 
sés principalement  d'iridium  et  d'osmium,  et  constituent  la  mine 
d'iridium.  C'est  dans  cet  osmiure  que  M.  Claus  a  découvert  le 
ruthénium. 

4^  Des  grains  noirs  composés  des  oxydes  de  fer,  de  chrome  et 
de  titane.  Ils  sont  très-attirables  à  Taimant  ;  mais  on  ne  peut 
guère  les  séparer  par  ce  moyen,  les  grains  de  platine  eux -mômes 
étant  très-souvent  magnétiques. 

5^  Quelques  paillettes  d*aurtire  d'argent,  appartenant  à  la  mine 
d'or  au  milieu  de  laquelle  se  trouve  le  platine,  et  qui  ont  échappé 
à  l'amalgamation. 

6^  Quelques  globules  de  mercure. 

Telle  est  la  composition  du  platine  d'Amérique.  Celui  de  Si- 
bérie est  bien  plus  impur  encore  :  non-seulement  il  est  tout  aili- 
rable  à  l'aimant,  en  raison  de  la  forte  proportion  de  fer  qu'il 
contient  à  l'état  d'alliage,  mais  beaucoup  de  grains  possèdent  par 
eux-mêmes  le  magnétisme  polaire,  font  fonction  d'aimant  et  peu- 
vent soulever  des  parcelles  de  fer.  Berzélius,  ayant  analysé  sépa- 
rément les  grains  magnétiques  et  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  en  a 
retiré  : 

Non  magnétique.        Maguétique. 

Platine 78,94  73,58 

Iridium 4,97  2,35 

Rhodium 0,80  1,15 

Palladium 0,28  0,30 

Oâmium '     ^«  ^  «^ 

Iridium }  «>»<^  ^^-^ 

Fer H,0l  12,98 

Cuivre 0,70  5,20 

08,75  97,86 

Je  n'entreprendrai  pas  de  décrire  ici  la  manière  d'analyser  la 
mine  de  platine  ;  mais  je  ferai  connaître  le  moyen  d'obtenir  le 
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platine  forgé,  propre  à  la  fabrication  des  ustensiles  de  chimie. 
Le  procédé  de  Janely,  qui  est  aujourd'hui  abandonné,  consis- 
tait à  convertir,  par  la  voie  sèche,  le  platine  à  l'état  d'un  arsé- 
niure  fusible,  que  Ton  décomposait  ensuite  par  le  grillage  afln  de 
rendre  au  platine  sa  pureté  et  son  infusibilité.  Janety  pilait  la 
mine  de  platine  et  la  lavait  ensuite  afin  de  la  débarrasser  du  sable 
et  des  grains  de  fer  titane  et  chromé.  Il  en  prenait  alors  3  parties 
qu'il  fondait  avec  6  parties  d'acide  arsénieux  et  2  parties  de  po- 
tasse du  commerce.  L'acide  arsénieux,  ûxé  momentanément  par 
la  potasse,  était  décomposé  par  les  métaux  oxydables  de  la  mine, 
et  l'arsenic  s'unissait  au  platine.  Les  métaux  oxydés  étaient  dis- 
sous par  la  potasse  ;  mais  comme  la  séparation  était  loin  d'être 
complète,  on  fondait  l'alliage  trois  ou  quatre  fois  avec  de  la  po- 
tasse, tant  que  celle-ci  en  sortait  colorée.  Enfin,  une  dernière 
fois,  on  fondait  l'alliage  avec  1  partie  1/2  d'acide  arsénieux  et 
1/2  partie  de  potasse.  Le  produit  était  un  culot  très-riche  en  ar- 
senic et  bien  fusible. 

On  chassait  l'arsenic  par  plusieurs  grillages  successifs,  en  ayant 
soin,  à  chaque  chaude,  de  tremper  le  lingot  dans  l'huile,  destinée 
à  faciliter  la  volatilisation  de  l'arsenic.  A  la  fin,  on  le  trailait  par 
l'acide  nitrique,  puis  par  l'eau  bouillante,  et  enfin  on  le  chauffait 
an  rouge,  afin  de  le  soumettre  au  martelage. 

Le  traitement  par  la  voie  humide,  qui  est  aujourd'hui  le  seul 
employé,  est  fondé  sur  la  propriété  que  possède  le  chlorure  de 
platine  d'être  précipilé  plus  facilement  que  les  autres  chlorures 
qui  l'accompagnent,  à  l'état  de  chlorure  double,  par  le  sel  am- 
moniac ajouté  à  la  dissolution  de  platine.  Pour  arriver  à  ce  ré- 
sultat, on  pourrait,  comme  le  faisait  Vauquelin,  traiter  la  mine 
de  platine  par  l'acide  chloronitrique  (eau  régale)  très-concentré, 
aÛn  de  dissoudre  la  mine  le  plus  entièrement  possible,  et  retenir 
ensuite  l'iridium  et  les  autres  métaux  en  acidifiant  la  liqueur  et 
l'étendant  d'une  certaine  quantité  d'eau  ;  mais,  à  l'exemple  de 
WoUaston,  on  préfère  aujourd'hui  traiter  le  platine  brut  par  un 
'  peu  d'acide  affaibli,  en  employant  un  excès  de  platine  et  en  opé- 
rant par  digestion.  On  décante  la  liqueur  et  on  la  mêle  directe- 
ment avec  du  sel  ammoniac  dissous  dans  5  parties  d'eau.  On 
obtient  ainsi,  pour  100  parties  de  minerai  dissous,  165  parties  de 
chlorure  double,  d'un  beau  jaune  (1),  qui  peut  donner  66  parties 
de  platine  pur.  L'eau  mère  retient  environ  11  parties  de  platine 
mêlé  à  un  peu  des  autres  métaux.  Quant  au  précipité  jaune,  on 
le  lave  avec  une  solution  saturée  de  sel  ammoniac,  et  non  avec  de 
l'eau  qui  le  dissoudrait  ;  on  le  fait  égoutter,  on  le  met  à  la  presse, 

(1)  Le  précipité  serait  plus  ou  moins  rougeâtre  s'il  contenait  de  riridium. 
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et  on  le  chauffe  dans  un  creuset  de  graphite,  tout  juste  assez  pour 
chasser  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  le  chlore,  et  donner  la 
plus  faible  adhérence  possible  au  platine.  On  divise  ce  métal  avec 
les  mains,  ou  seulement  dans  un  mortier  de  bois,  afin  d'éviter  de 
le  brunir  par  le  frottement  d'un  corps  dur  ;  car  alors  il  perdrait  la 
propriété  de  pouvoir  se  souder.  On  le  tamise,  on  le  délaie  dans 
l'eau,  et  on  forme  une  boue  liquide  dont  on  remplit  des  moules 
en  laiton,  dans  lesquels  le  platine  se  tasse  également  et  sans  au- 
cun vide.  On  soutire  l'eau^  on  soumet  le  platine  à  une  forte  pres- 
sion, et  déjà  il  se  trouve  sous  forme  de  bâtons  assez  durs  pour 
pouvoir  ôtre  maniés  sans  se  rompre.  On  chauffe  chacun  de  ces 
lingots  au  rouge  sur  des  charbons,  puis  dans  un  fourneau  à  vent, 
en  le  recouvrant  d'un  creuset  réfraclaire  renversé,  afin  d'éviter 
que  la  cendre  vienne  s'y  attacher;  enfin  on  le  forge  debout/]\xs- 
qu^à  ce  qu'il  ait  l'apparence  et  la  consistance  d'un  métal  solide. 
Alors  on  peut  le  travailler  comme  tous  les  métaux  durs  et  duc- 
tiles, ente  chauffant  et  le  martelant  alternativement.  Mais  aupa- 
ravant encore,  pour  enlever  toutes  les  impuretés  qui  se  trouvent 
à  sa  surface,  on  l'enduit  d'un  mélange  humide  de  borax  et  de  sel 
de  tartre  et  on  le  chauffe  dans  un  creuset  de  platine,  au  feu  d'un 
fourneau  à  vent  ;  on  dissout  le  fiux  par  l'acide  sulfurique  étendu. 

Pour  se  procurer  le  platine  pur,  le  meilleur  moyen  est,  d'a- 
près M.  Sainte-Glaire  Deville,  de  le  fondre  et  de  l'affiner  dans  la 
chaux  (1). 

Le  platine  pur  est  presque  aussi  blanc  que  l'argent,  très-écla- 
tant,  assez  mou,  très-ductile  et  très-malléable.  Il  pèse  21,  15  et 
c'est  le  plus  pesant  de  tous  les  corps  connus.  Il  résiste  au  plus 
violent  feu  de  forge  et  n'entre  en  fusion  qu'au  moyen  d'un  feu 
alimenté  par  le  gaz  oxygène.  Il  ne  s'oxyde  à  aucune  température, 
est  inattaquable  par  tous  les  acides.  L'acide  chloronitrique,  lui- 
môme,  l'attaque  difficilement  lorsqu'il  est  pur  et  forgé.  C'estcette 
grande  inaltérabilité  qui  rend  le  platine  si  précieux  pour  faire  des 
creusets,  des  capsules,  des  cornues  et  d'autres  ustensiles  de  chi- 
mie. Il  faut  éviter  cependant  de  mettre  ces  vases  en  contact,  à  une 
haute  température,  avec  des  métaux  fusibles,  ou  des  corps  propres 
à  en  fournir,  ou  avec  des  alcalis  caustiques.  Dans  le  premier  cas, 
on  fondrait  le  platine;  dans  le  second,  on  en  oxyderait  une  partie. 

Le  platine  divisé  ou  spongieux^  tel  qu'il  résulte  de  la  calcination 
du  chlorure  ammoniacal,  jouit  d'une  propriété  qu'il  partage  avec 
d  autres  métaux,  mais  qu'il  possède  à  un  plus  haut  degré  qu'au- 
cun d'eux.  Quand  ou  dirige  sxxtV éponge  deplaiiney^i  à  travers  l'air, 
un  jet  de  gaz  hydrogène,  il  détermine  la  combinaison  de  ce  gaz 

(IJ  Sainte-Claire  Deville,  Ânn»  min.,  \*  série,  XVI,  38. 
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avec  l'oxygène  de  l'air,  il  s'échauffe,  rougit  bientôt  et  enflamme 
le  jet  gazeux.  On  a  mis  cette  propriété  à  profit  pour  établir  des 
briquets  à  gaz  hydrogène  qui  joignent  la  simplicité  à  l'élégance. 
Le  platine  précipité  de  sa  dissolution  par  le  zinc  agit  sur  le  mé- 
lange d'air  ou  d'oxygène  et  d'hydrogène  d'une  manière  bien  plus 
marquée  que  l'éponge  de  platine  :  une  parcelle  introduite  dans 
le  mélange  gazeux  suffit  pour  en  déterminer  l'explosion.  Enfm  le 
noir  de  platine^  qui  n'est  encore  que  du  platine  très-divisé  (1), 
jouit  de  la  môme  propriété  à  un  degré  exlrôme,  et  possède  de 
plus  celle  de  rougir  lorsqu'on  l'humecte  d'alcool  avec  le  contact 
de  l'air  :  l'oxygène  est  absorbé  et  l'alcool  se  change  en  acide  acé- 
tique. Ce  môme  noir  de  platine  absorbe  et  relient  les  gaz  avec  une 
très-grande  force.  Il  condense  745  fois  son  volume  d'hydrogène. 
On  retrouve  cette  môme  propriété  de  condenser  les  gaz  à  sa  sur- 
face dans  le  platine  fondu.  Le  platine  forme  deux  oxydes  com- 
posés de  PIO  et  PIO^,  et  deux  chlorures  correspondants  suscepti- 
bles de  se  combiner  comme  acides  avec  les  chlorures  alcalins.  Il 
se  combine  également  au  soufre,  au  phosphore,  au  bore,  au  sili- 
cium, etc. 

Métaux  de  1*  mine  de  platine. 

Osmium.  —  Métal  bleuâtre  dur,  non  ductile,  infusible,  dont  la 
pesanteur  spécifique  a  été  trouvée  par  M.  Deville  21,4.  Dissous 
dans  rétain  chauffé  au  rouge  vif,  il  se  sépare  par  le  refroidisse- 
ment en  une  poudre  cristalline  très-dure,  qu'on  obtient  en  enle- 
vant l'étain  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique.  Ces  cristaux^  trop 
petits  pour  ôtre  mesurés,  présentent  au  microscope  deux  genres 
de  faces,  des  rhombes  et  des  carrés,  et  l'on  peut  supposer,  d'après 
la  position  relative  de  ces  faces,  qu'on  a  à  faire  à  des  dodécaèdres 
rhomboîdaux  avec  des  faces  du  cube.  Chauffé  avec  le  contact  de 
l'air,  il  produit  de  V acide  osmique  volatil,  d'une  odeur  très-âcré  et 
fort  dangereuse  à  respirer.  Lorsqu'il  n'a  pas  été  fortement  chauffé, 
il  se  dissout,  à  l'aide  de  la  chaleur,  dans  l'acide  nitrique,  et 
donne  lieu  au  môme  acide  volatil  qui  passe  à  la  distillation.  Il 
forme  d'ailleurs  au  moins  cinq  combinaisons  avec  l'oxygène,  que 
l'on  se  procure  par  différents  procédés,  et  qui  sont  représentées 
par  OsO,  Os«03,  OsO*,  OsO^  OsO*.  C'est  celle-ci  qui  constitue 
l'acide  osmique,  dont  la  volatilité  rapproche  l'osmium  des  mélal- 

(1)  On  Tobtient  en  dissolvant  à  chaud  du  chlorure  de  platine  dans  un  soluté 
concentré  de  potasse  caustique.  On  ajoute  peu  à  peu  de  Talcool  qui  produit 
une  vive  effervescence  d'acide  carbonique,  réduit  le  chlorure  et  en  précipite  le 
métal  sous  forme  d'une  poudre  très-pesante  d'un  noir  de  velours.  On  fait 
bouillir  le  précipité  successivement  avec  de  Talcool,  de  l'acide  chlorhydrique 
n  de  Peau,  et  on  le  fait  sécher  sur  une  capsule  de  porcelaine,  en  le  mettant 
à  rabri  de  toute  matière  organique. 
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loïdes,  et  peut  le  faire  considérer  plutôt  comme  un  miuéralisa- 
teur  des  métaux  que  comme  un  métal  proprement  dit. 

Iridium.  —  Blanc  pur,  tout  à  fait  infusible  au  feu  et  inaltérable 
à  Tair  et  à  tous  les  acides;  il  forme  au  moins  quatre  oxydes  IrO, 
Ir20^  IrO^  et  IrP,  quatre  chlorures  correspondants  et  deux  ioda- 
res  IrP  et  IrO*.  Combiné  principalement  à  l'osmium,  il  constitue, 
dans  la  mine  de  platine,  de  petites  tables  hexagonales  d'un  blanc 
d'étain,  plus  dures  que  le  platine  natif  et  plus  pesantes  ^  à  tel 
point  que,  tandis  que  la  pesanteur  spécifique  du  platine  natif 
varie  de  16,3  à  19,4,  celle  de  Tosmiure  d'iridium  pèse  de  19,47 
à  21,118,  avec  une  quantité  d'osmium  qui  varie  de  24,5  à  75. 
M,  Deville  a  trouvé  que  la  densité  de  l'iridium  fondu  était  égale 
à  celle  du  platine,  c'est-à-dire  21, 15. 

Palladium.  —  Métal  d'un  blanc  d'argent,  pesant  11,5,  dur,  très- 
malléable,  un  peu  moins  in^usible  que  le  platine.  Il  est  inaltéra- 
ble à  l'air  et  d'une  oxydabilité  douteuse  au  feu.  Lorsqu'il  est 
divisé  et  non  forgé,  il  est  soluble  dans  l'acide  nitrique  qu'il  colore 
en  rouge-brun.  Il  forme  deux  oxures  PdO  et  PdO^,  et  deux  chlo- 
rures correspondants.  Il  se  combine  facilement  au  soufre,  au 
phosphore  et  à  Tiode.  On  le  distingue  même  facilement  du  pla- 
tine par  le  caractère  qu'il  possède  d'être  attaqué  et  taché  lors- 
qu'on pose  dessus  une  goutte  de  leinture  alcoolique  d'iode  ;  tan- 
dis que  le  platine  résiste  à  cette  épreuve.  Le  palladium  possède 
une  autre  propriété  caractéristique  et  qui  sert  à  le  séparer  des 
autres  métaux  auxquels  il  est  associé  ;  ses  dissolutions  forment 
avec  le  cyanure  de  mercure  un  précipité  blanchâlre  de  cyanure 
palladeux  PdCy*. 

Le  palladium  se  trouve  mêlé  à  la  mine  de  platine  sous  forme 
de  grains  arrondis,  à  structure  fibreuse  et  divergente,  qui  le  con- 
tiennent uni  au  platine  et  au  rhodium.  On  l'a  trouvé  combiné  au 
sélénium,  dans  un  minerai  de  séléniure  de  plomb,  au  Harz. 

Rhodium.  —  Métal  d'un  blanc  gris,  ayant,  lorsqu'il  est  pur,  la 
même  couleur  que  l'aluminium,  cassant,  pour  peu  qu'il  soit 
mêl^  d'impuretés,  mais  ductile  et  malléable  lorsqu'il  en  est  dé- 
barrassé, très-dur,  pesant  12,1,  d'après  M.  Deville,  tout  à  fait  in- 
fusible au  feu,  mais  pouvant  s'y  oxyder,  inattaquable  par  les 
acides.  Il  forme  deux  oxures  RO  et  R^O^,  et  plusieurs  oxures  in- 
termédiaires. On  lui  connaît  deux  chlorures,  dont  l'un  (R*C1') 
est  rose  et  insoluble,  et  dont  l'autre  RCP  est  d'un  brun  noir  très- 
soluble,  et  donne  un  soluté  d'une  belle  couleur  rouge.  Ce  même 
chlorure,  combiné  aux  chlorures  alcalins,  forme  des  sels  cristal- 
lisés d'une  belle  couleur  rouge  :  c'est  ce  caractère  qui  a  valu  au 
rhodium  le  nom  qu'il  a  reçu  de  Wollaston.  Ces  chlorures  doubles 
sont  insolubles  dans  Talcool. 
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Ruthénium.  —  Métal  d'un  gris  blanc^  beaucoup  plus  léger  que 
riridium,  ayant  pour  densité  11  àli,4,  très-^lifQcilement  fusible, 
s'oxydant  à  l'air  par  la  calcinât  ion^  et  formant  un  oxure  bleu 
foncé  irréductible  par  la  chaleur  seule.  On  ne  connaît  pas  encore 
Tcxure  rutbéneux  RuO  ;  mais  on  a  oblen  u  3  RuO  +  Ru*0',  RuO+- 
Ru*  0»  et  Ru«03.  M.  Deville  a  aussi  obtenu  RuO^  Ce  métal  pré- 
sente donc  les  plus  grands  rapports  avec  le  rhodium,  et  parait 
afoir  le  môme  poids  moléculaire,  de  môme  que  la  molécule  d'iri- 
dium a  le  môme  poids  que  celle  du  platine  ;  mais  il  en  diffère  par 
des  caractères  très-tranchés. 

1°  Le  ruthénium  fondu  avec  du  nitre  ou  de  la  potasse  se  dissout 
complètement  dans  Teau.  Le  rhodium,  par  le  môme  traitement, 
donne  un  oxyde  vert-brun  insoluble  dans  Teau  et  les  acides; 

2^  Le  ruthénium  n'est  pas  dissous  par  la  fusion  avec  le  bisulfate 
dépotasse; 

3^  Le  chloride  ruthénique  (RuGl^)  est  jaune-orange  et  fournit 
avec  les  alcalis  un  hydrate  d'oxyde  noir.  Le  chloride  de  rhodium 
est  rouge  et  donne  avec  les  alcalis  un  hydrate  d'oxyde  d'un  jaune 
clair; 

4®  L'hydrogène  sulfuré  qui  traverse  une  solution  de  chlorure 
ruthénique  convertit  celui-ci,  avec  élimination  de  sulfure  de  ru- 
thénium, en  un  chlorure  bleu  foncé.  Le  chloride  de  rhodium  est 
également  décomposé  en  partie,  mais  la  liqueur  conserve  une 
couleur  rouge  rosée. 

FAMILLE    DE    L'OR. 
Or  miilf . 

L'or  se  trouve  presque  toujours  à  l'état  natif,  non  qu'il  soit 
ordinairement  véritablement  pur;  mais  comme  les  petites  quan- 
tités d'argent,  de  cuivre  ou  de  plomb  qu'il  contient  alors  ne  lui 
ôtent  ni  sa  couleur  ni  son  éclat  métallique,  on  le  considère 
comme  pur  ou  natif.  Nous  distinguerons  cependant  de  l'or  natif 
dififérents  aurures  d'argent,  où  la  proportion  de  ce  dernier  métal 
se  trouve  plus  ou  moins  considérable,  ainsi  que  les  alliages  natifs 
de  Tor  avec  le  palladium  et  le  rhodium,  et  le  tellurure  d'or. 

L'or  natif  se  reconnaît  à  sa  couleur  jaune  jointe  à  son  éclat  mé- 
tallique et  à  une  grande  ductilité  ;  sa  pesanteur  spécifique  ne 
dépasse  pas  19,25.  Il  est  inaltérable  au  feu;  cependant  il  s'yfond 
à  32  degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood. 

L'or  se  trouve  quelquefois  cristallisé  en  cube  ou  en  formes  qui 
en  dérivent,  comme  en  octaèdre^  en  eu  bo- octaèdre,  en  dodécaèdre 
pentagonaly  et  en  trapézoèdre.  Les  cristaux  sont  toujours  petits  et 
atteignent  rarement  le  volume  d'un  pois.  Le  plus  souvent  l'or  est 
en  formes  indéterminables,  et  prend  les  surnoms  de  : 
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1®  Lamelliforme  y  en  lames  planes  ou  contournées,  à  surface  sou- 
vent réticulée  ; 

2^  RamuleuXy  en  ramifications  ou  en  dendrites  qui  paraissent 
être  composées  de  petits  octaèdres  ou  de  prismes  carrés  implan- 
tés les  uns  sur  les  autres  ; 

3*  Granuliformey  en  grains  aplatis  ou  en  paillettes; 

4*  Massif t  en  grains  semblables,  sub-orbiculaires,  ayant  la  forme 
des  substances  roulées  par  les  eaux^  mais  d'un  volume  plus  con- 
sidérable. On  donne  à  ces  masses  d'or  natif  le  nom  de  pépites.  Le 
muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris  en  possède  une  qui  pèse 
plus  de  500  grammes  :  mais  on  en  cite  de  bien  plus  considérables, 
entre  autres  une  de  2l'',7,  trouvée  en  1821 ,  dans  le  comté  d*An- 
son  aux  Étals- Unis,  et  une  de  36  kil.  trouvée  en  1842,  dans  les 
alluvions  de  Miask,  sur  la  pente  asiatique  de  l'Oural.  Cette  der- 
nière localité  avait  déjà  fourni  précédemment  des  pépites  de 
4kil.,6^  5etl0^  113. 

L'or  appartient  essentiellement  aux  terrains  primitifs  et  de 
transition,  quoiqu'on  le  trouve  aussi  dans  les  terrains  tracbyti- 
ques  et  trappéens,  et  surtout  dans  ceux  de  transport.  Mais  les 
terrains  trachytiques  et  trappéens  étant  le  résultat  du  feu  d'an- 
ciens volcans  sur  les  roches  primitives,  et  les  seconds  provenant 
de  leur  destruction  par  les  eaux,  il  n'est  pas  étonnant  que  l'or, 
Tune  des  substan(fes  les  plus  indestructibles  de  la  nature,  se  re- 
trouve dans  ces  nouveaux  terrains  avec  toutes  ses  propriétés,  et  il 
pourra  m(^.me  arriver,  comme  cela  a  lieu  dans  les  terrains  de 
transport^  qu'il  y  paraisse  beaucoup  plus  abondant  que  dans  ses 
gîtes  primitifs,  parce  que,  en  raison  de  son  indestructibilité  et  de 
sa  grande  densité,  toute  la  quantité  d'or  d'une  grande  étendue  de 
terrains,  broyés  et  détruits  par  les  eaux,  pourra  se  rassenabler 
dans  des  parties  basses  où  il  sera  très-facile  de  la  trouver. 

Cette  idée  générale  des  gisements  de  Tor  étant  donnée,  indi- 
quons plus  particulièrement  les  lieux  qui  le  fournissent. 

Dans  les  terrains  primitifs,  l'or  peut  èive  disséminé  dans  la  masse 
même  delà  roche,  ainsi  que  cela  a  lieu  au  Brésil,  dans  la  Sierra  de 
Cocaës,  oîi  l'on  a  trouvé,  dans  un  terrain  de  micaschiste,  une 
roche  composée  principalement  de  quartz  grenu,  de  fer  oligiste 
micacé  et  de  paillettes  d'or  disséminées.  Mais  ce  métal  est  beau- 
coup plus  commun  dans  les  filons  des  terrains  primitifs,  quoi- 
qu'il n'y  soit  jamais  assez  abondant  pour  former  à  lui  seul  des 
filons  proprement  dits,  lesquels  sont  principalement  composés 
en  tout  ou  en  partie  : 

De  quartz  hyalin  oulaiteux(au  Pérou,  à  la Gardette,  département 
de  l'Isère;  en  Californie,  dans  le  bas  Canada,  en  Australie,  etc.); 

De  silex  corné  ; 
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De  jaspe  simple  (à  Minas-Geraès,  Brésil); 

De  chaux  carbonatée  spalhique  ; 

De  baryte  sulfatée  ; 

De  feldspath  compacte. 

Quant  aux  composés  métalliques  qui  accompagnent  l'or  dans 
ces  filons,  ce  sont  : 

Le  fer  sulfuré  intact  ou  altéré; 

Le  cuivre  pyriteux  (Isère)  ; 

Le  plomb  et  le  zinc  sulfurés; 

Le  mispickeloufersulfoarséniuré; 

Le  cobalt  gris; 

L'argent  sulfuré  (à  Kônigsberg  en  Hongrie). 

Très-souvent  l'or  existe  dans  les  mines  pyriteuses,  mais  telle- 
ment divisé  ou  masqué  par  la  couleur  de  la  pyrite,  qu'on  ne  l'y 
aperçoit  pas  tant  que  celle-ci  est  intacte,  et  qu'il  ne  devient  visi- 
ble que  lorsqu'elle  a  été  décomposée  et  hydroxydée  ;  telles  sont 
les  pyrites  aurifères  de  Bérésof  en  Sibérie.  Quelquefois  l'or  ne 
forme  que  0,0000002  de  la  mine,  comme  à  Ramelsberg,  au  Harz, 
et  cependant  on  l'en  retire  encore  avec  profit. 

J*ai  dit  que  Torse  trouvait  en  plus  grande  abondance  dans  cer- 
tains terrains  de  transport  qui  forment  en  quelques  pays  des  dé- 
pôts plus  ou  moins  étendus.  Ces  dépôts  ont  été  nommés  par 
M.  Brongniart  terrains  plustûqueSy  c'est-à-dire  riches^  parce  qu'ils 
ofirent  généralement  l'or  mélangé  avec  les  substances  les  plus 
précieuses,  provenant  comme  lui  de  la  destruction  des  terrains 
primitifs  :  tels  sont  le  platine,  les  diamants,  les  corindons,  les 
émeraudes,  etc.  L'or  qui  est  exporté  de  la  Colombie,  du  Brésil,  du 
Chili,  de  la  Californie,  de  l'Australie,  et  celui  qui  provient  de  la 
pente  des  monts  Ourals,  ou  des  gorges  de  l'Altaï  en  Sibérie,  ap- 
partiennent à  ce  mode  de  formation. 

L'or  est  aussi  fort  commun  dans  le  sable  des  rivières,  soit  qu'il 
ail  été  arraché  par  les  eaux  aux  roches  primitives  oîx  les  rivières 
prennent  leur  source,  soit,  comme  on  le  pense  aujourd'hui,  qu'il 
provienne  plutôt  du  lavage  du  terrain  d'alluvion  où  coule  l'eau  ; 
car  on  le  trouve  ou  on  ne  le  trouve  pas  dans  le  sable,  suivant  la 
nature  du  terrain  parcouru.  Par  exemple,  en  France,  l'Ariége  offre 
de  l'or  aux  environs  de  Mirepoix  ;  le  Rhône  en  produit  seulement 
depuis  l'embouchure  de  l'Arve .jusqu'à  5  lieues  au-dessous;  le 
Rhin  en  présente  depuis  Bàle  jusqu*à  Mauheim,  et  surtout  près  de 
Strasbourg,  entre  le  Fort-Louis  et  Guermersbeim. 

Cet  or  est  exploité  en  beaucoup  d'endroits  par  des  hommes 
nommés  orpailleurs.  La  poudre  d'or  qui  est  apportée  de  Tinté- 
rieur  de  TAfrique  par  les  caravanes  paraît  venir  d'une  source 
semblable . 

GoiBoimT,  Drogues,  7«  édit.  T.   <  .  —  i  0 
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Extraction.  —  Le  travail,  pour  l'exploitalion  des  mines  d'or,  se 
réduit  à  peu  de  choses.  Lorsque  c'est  du  sable  des  rivières  qu'on 
veut  le  retirer,  on  lave  ce  sable  dans  des  sébiles  de  bois  d'une 
forme  particulière,  ou  sur  des  tables  inclinées  recouvertes  d'une 
étoffe  de  laine.  L'or,  en  raison  de  sa  grande  pesanteur,  tombe  au 
fond  des  sébiles  ou  s'arrête  sur  le  drap.  Lorsqu'il  n'est  plus  mêlé 
que  de  peu  de  sable,  on  l'amalgame  avec  du  mercure  ;  on  exprime 
l'amalgame  pour  en  séparer  le  mercure  en  excès;  on  en  retire  le 
reste  par  la  distillation. 

L'exploitation  des  mines  d'or  en  roches  ne  consiste  de  môme 
qu'à  les  pulvériser  et  à  les  laver  dans  des  sébiles  ou  sur  de»  tables 
inclinées  ;  lorsque  l'or  est  séparé  de  sa  gangue,  on  le  fond  et  on 
l'afDne  comme  les  autres  espèces  d'or. 

Quant  aux  sulfures  auriTères,  on  les  grille  pour  en  séparer  le 
soufre  et  l'arsenic  et  pour  brûler  une  partie  des  métaux  oxyda- 
bles; on  les  fond  ehsuite  pour  rassembler  l'or  dans  une  masse 
métallique  moins  considérable  ;  on  grille  de  nouveau,  et  Ton 
fond  la  matière  grillée  avec  du  plomb,  qui  s'empare  de  l'or,  de 
l'argent  qui  s'y  trouve  habituellement,  d'un  peu  de  cuivre,  de 
fer  et  quelquefois  d'étain.  On  coupelle  cet  alliage  de  la  même 
manière  que  lorsqu'on  veut  obtenir  de  l'argent.  La  seule  différence 
est  que  la  natte  d'argent,  au  lieu  d'être  pure,  contient  de  l'or  (i). 

D'autres  fois,  au  lieu  de  fondre  la  mine  grillée  avec  du  plomb, 
on  la  traite  par  le  mercure,  ce  qui  se  fait  de  même  que  pour  l'ar- 
gent. On  retire  le  mercure  de  l'amalgame  par  la  distillation. 

L'or  provenant  de  l'aftlnage  avec  le  plomb  peut  encore  conte- 
nir de  l'argent,  du  cuivre,  du  fer  et  de  l'étain.  Celui  qu'on  obtient 
par  l'amalgamation  ne  contient  que  de  l'argent.  On  sépare  le 
cuivre,  le  fer  et  l'étain  du  premier  en  le  fondant  avec  du  nitre^ 
qui  oxyde  ces  trois  métaux.  On  ne  peut  en  séparer  l'argent  qu'au 
moyen  du  départ^  opération  fondée  sur  la  propriété  que  possède 
l'acide  nitrique  de  dissoudre  l'argent  sans  toucher  à  l'or. 

Mais,  pour  que  le  départ  s'opère  exactement,  la  quantité  d'ar- 
gent contenue  dans  l'alliage  doit  être  assez  grande  pour  que  le 
métal  attaqué  devienne  très-poreux  et  soit  entièrement  pénétré 
par  l'acide  ;  car  autrement  l'or  retiendrait  une  partie  de  l'argent. 
Cette  quantité  d'argent  nécessaire  est  de  trois  parties  contre  une 
d'or.  Lorsqu'on  s'est  assuré,  par  un  essai  préliminaire,  que  l'alliage 
ne  la  contient  pas,  il  faut  la  compléter  en  y  ajoutant  de  l'argent 
par  la  fusion  et  couler  l'alliage  en  grenaille.  Ajouter  ainsi  à  l'or  la 

(i)  A  vrai  dire,  l'argent  retiré  des  mines  de  plomb,  etc.,  contient  toujours  de 
l'or,  ce  dont  on  peut  s'assurer  en  le  soumettant  aux  deux  opérations  de  Vin- 
quartation  et  du  départ  ;  mais  on  n'y  fait  passer  que  celui  qui  contient  assez 
d'op  pour  couvrir  les  frais  du  travail,  l'autre  est  regardé  comme  argent  pur. 
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quantité  d'argent  nécessaire  pour  que  celui-ci  forme  les  trois 
quarts  de  la  masse,  est  ce  qu'on  nomme  en  faire  Vtnquartatîon. 

On  divise  alors  la  grenaille  dans  des  pots  de  grès  disposés  sur 
an  bain  de  sable,  et  on  la  traite  à  chaud  par  une  égale  quantité 
d'acide  nitrique  à  25  degrés.  On  décante  la  liqueur  et  on  la  rem- 
place par  de  l'acide  à  30  ou  32  degrés,  que  l'on  fait  bouillir 
comme  le  premier.  Ensuite,  après  avoir  décanté  Tacide  et  lavé 
l'or,  on  traite  celui-ci  par  de  l'acide  sulfurique  concentré  et 
bouillant,  qui  dissout  les  portions  d'argent  échappées  au  pre- 
mier acide.  On  lave  Tor  de  nouveau  et  on  le  fond  dans  un  creuset 
pour  le  mettre  en  lingot. 

L'argent,  qui  a  été  dissous  par  les  acides  nitrique  et  sulfurique, 
est  précipité  à  l'état  métallique  en  plongeant  dans  ces  liqueurs 
des  lames  de  cuivre.  Mais  cet  argent  contient  toujours  du  cuivre 
dont  on  le  prive  par  la  coupellation,  ou  dont  on  tient  compte 
lorsqu'on  amène  l'argent  à  l'un  des  titres  autorisés  par  la  loi. 

On  appelle  ttfre  de  l'or  ou  de  l'argent  la  quantité  d'alliage  que 
la  loi  permet  d'y  introduire  pour  donner  à  ces  métaux  plus  de 
dureté  et  pour  qu'ils  résistent  mieux  au  choc  et  au  frottement. 
En  France,  l'or  des  monnaies  est  au  titre  de  900  millièmes,  c'est- 
à-dire  que,  sur  1000  parties,  l'alliage  contient  900  parties  d'or 
et  400  parties  de  cuivre  ou  d'argent.  L'oc  d'orfèvrerie  peut  avoir 
trois  titres,  qui  sont  0,920,  0,840  et  0,750.  Anciennement  on  es- 
timait le  titre  de  l'or  en  vingt-quatrièmes  de  l'unité,  que  Ton 
nommait  karats  :  ainsi  l'or  pur  était  à  24  karals;  l'or  qui  conte- 
nait 2/24  d'alliage  était  à  22  karats  =  0,917.  L'or  à  20  karats  ré- 
pond au  titre  actuel  de  0,833;  et  l'or  à  18  karats,  =0,750. 

Les  joailliers,  sans  recourir  à  l'analyse  de  l'or,  ou  aux  procé- 
dés chimiques  des  essayeurs,  reconnaissent  assez  bien  le  titre 
'de  l'or,  en  frottant  ce  métal  sur  une  roche  dure  nommée  pierre 
de  touche,  qui  peut  être  de  différente  nature,  mais  qui  doit  être 
noire,  compacte,  unie  et  inattaquable  par  l'acide  nitrique;  tel 
est  surtout  le  jaspe  noir  schisteux  ou  phtanile  de  Haiiy.  En  lou- 
chant la  trace  jaune  et  brillante  laissée  par  l'or  sur  la  pierre  avec 
une  goutte  d'un  acide  nitrique  à  32  degrés,  contenant  quelques 
centièmes  d'acide  chlorhydrique,  on  en  altère  d'autant  moins 
l'éclat  que  le  métal  est  plus  pur  ;  et  comme  on  opère  compara- 
tivement sur  de  petits  lingots  d'or  à  titre  déterminé,  on  en  con- 
clut à  peu  près  celui  de  la  pièce  essayée. 

Aunire  d'argent. 

J'ai  dit  que  l'or  pur  était  très-rare.  On  cite,  comme  deux  faits 
extraordinaires,  une  pépite  d'or  du  Brésil  que  Fabrioni  a  trouvée 
à  24  karats,  et  un  or  de  Sibérie,  probablement  aussi  pur,  que 
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G.  Rose  a  trouvé  à  0,993.  Ordinairement  le  litre  de  l*or  vierge 
varie  de  0,940  à  0,980.  Alors  on  peut  le  considérer  comme  or 
natif;  mais,  au-dessous  de  celte  proportion,  on  doit  le  considérer 
comme  un  aurure  d'argent  dont  les  proportions  paraissent,  au 
premier  abord,  n'être  soumises  à  aucune  règle;  mais  il  est  pro- 
bable que  l'or  et  l'argent  s'y  trouvent  en  rapports  moléculaires, 
comme  on  le  voit  par  la  table  suivante^  qui  a  été  dressée  par 
M.  Boussingault. 


OR. 

ARGEKT. 

FORMULE. 

Or  de  Bocota 

92 

8 

AgAu»» 

Or  de  Ll&no •. 

88,54 
88,24 
88,1S 
87,94 

I1,4G 
11,70 
11,85 
12,06 

AgAu» 

Malpaso  (pet.  tpêe.  14,706). 
Baia 

Rio-Sucio 

Or  de  Oias-Anchas 

84,50 

15,50 

AgAu« 

Or  de  la  Trinidad 

82,40 

17,60 

AgAu» 

Or  de  Guano 

•  73,68 
74 

73,45 
73,40 

26,48 
26,60 

j) 

AgAu» 
)) 

Tisiribi  

Marmato  (pet.  ipée.  12,666). 
Otramina 

Électrum  de  Schlangenberg... 
Or  de  Transylvanie 

64 

64,52 

64,93 

36 

35,48 

35,07 

AgAu» 
0 

Santa-Rosa 

Argent  aurifère  de  Schlangen- 
bere 

28 

72 

Ag^Au3 

Dans  l'or  de  la  Californie,  M.  Henry  a  trouvé 

Densité iS,63 

Or 86,57 

Argent 12,33 

Cuivre 0,29 

Fer 0,54 

Silice » 


i5,96 

88,75 
8,88 
0,83 

» 
i,40 


C'est  tout  ce  que  je  dirai  de  ces  alliages  naturels  de  l'or  qui 
sont  exploités  comme -or  pur,  mais  dont  on  extrait  ensuite  l'ar- 
gent par  rinquartation  et  le  départ. 

Orpalladié.  —  Les  exploitations  de  Gongo-Socco,  au  Brésil,  con- 
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tiennent  une  variété  d'or  d'un  jaune  très-pâle  et  blanchâtre,  qui 
est  un  alliage  d'or  et  de  palladium.  Cet  alliage  est  surtout  dissé- 
miné dans  une  roche  quartzeuse  mélangée  de  fer  oligiste,  et  elle 
y  est  accompagnée  d'oxyde  de  manganèse.  On  suppose  également 
que  le  palladium  y  est  en  partie  oxydé,  parce  que  l*acide  chlorhy- 
drique  en  dissout  beaucoup  de  palladium;  mais  la  présence  du 
bioxyde  de  manganèse  suffirait,  à  ce  qu'il  semble,  pour  expli- 
quer ce  résultat.  On  cite  également  un  alliage  d'un  jaune  d'or, 
en  petils  grains  cristallisés,  qui  provient,  de  la  capitainerie  de 
Porper,  dans  l'Amérique  méridionale.  Cet  alliage  est  composé, 
suivant  l'analyse  de  Berzélius,  de 

Or 85,98 

Palladium 9,83 

Argent 4,17 

100,00 

Or  tellure. 

J'ai  parlé  (page  122)  du  tellure  natifs  minéral  que  Ton  trouve 
à  Fazbay,  en  Transylvanie,  et  dans  le  Gonnecticut,  aux  États- 
Unis,  et  que  l'on  regarde  comme  du  tellure  sensiblement  pur, 
bien  qu'il  conh'enno  souvent  plusieurs  centièmes  de  fer  et  une 
petite  quantité  d'or.  Mais  nous  devons  décrire  ici  d'autres  mine- 
rais de  tellure  qui  contiennent  de  l'or  en  quantité  beaucoup  plus 
considérable,  et  que  l'on  doit  regarder  comme  renfermant  une 
combinaison  déûniè  de  ces  deux  corps.  Cependant  ce  tellurure 
d'or  n'est  jamais  pur;  il  est^toujours  associé  à  des  quantités  va- 
riables de  tellurures  d'argent  ou  de  plomb.  Quelques-uns  de  ces 
mélanges  ont  été  considérés  comme  espèces  minéralogiques,  et 
ont  reçu  des  noms  particuliers. 

Or  tellure  argentifère^  or  graphique,  tellure  graphique,  sylvane 
(Rendant). 

Cette  substance  se  trouve  dans  les  dépôts  aurifères  de  Nagyag, 
en  Transylvanie.  Elle  offre  un  éclat  métallique  d'un  gris  d'acier 
clair;  elle  pèse  8,28;  elle  cristallise  en  prismes  rhomboïdaux 
droits  d'environ  107*,4tf,  ou  en  aiguilles  minces  et  plates,  qui  se 
réunissent  à  angles  droits,  de  manière  à  simuler  des  lettres  hé- 
braïques; elle  est  fusible  au  chalumeau  et  réductible  en  un  al- 
liage d'or  et  d'argent,  ductile  et  d'un  jaune  clair.  Elle  se  dissout 
dans  l'acide  nitrique,  eu  laissant  un  résidu  d'or  métallique.  D'a- 
près l'analyse  de  Klaproth,  elle  est  formée  de 

Tellure 60  10  moléc. 

Or 30  3      — 

Argenl 10  i      — 

iOO 
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ce  qui  donne  AgTe  +  3AuTe^  (voyez  page  70).  Deux  analyses  de 
M.  Petz^  sur  un  tellure  graphique  d'OfTenbanya,  ont  donné  : 

1.  II. 

Tellure 58,8i  59,97  18  moléc. 

Or 26,47  26,97  5  — 

Argent n,3l  11,47  2  — 

Plomb 2,75          0,28  »  — 

Antimoine 0,66          0,58  »  — 

Cuivre '..^.  »            0,76  »  — 

dont  la  seconde  répond  à  la  formule  2AgTe  +  5  AuTe'. 

Argent  tellure  aurifère.  —  Deux  autres  minerais  de  Nagyag, 
analysés  par  M.  Petz,  ont  donné  : 

1.  Pes.  spéc.  =  8^45         lï.  Pe«.  gpéc.  =  8,83 

Tellure 37,76        lai.  34,98        9  moléc. 

Argent 61,55        1  46,76        7      — 

Or 0,69        »  18,26        3      — 

La  première  substance  doit  être  considérée  comme  un  sim- 
ple tellurure  d'argent,  et  la  seconde  comme  le  môme  com- 
posé mélangé  d'une  certaine  quantité  de  sous-tellurure  d'or 
(7  AgTe  +  Au^Te^). 

Or  tellure plombifère y  or  de  Nagyng^  Mullerine  (Beudant).  —  Sub- 
stance métalloïde,  d'un  blanc  jaunâtre,  non  lamelleuse,  cristalli- 
sant en  prismes  droits  rhomboïdaux  d'environ  105**  30'  et  74**  SCy. 
Pesanteur  9,22.  Non  flexible,  aigre,  ne  tachant  pas  le  papier. 
Fusible  au  chalumeau,  couvrant  le  charbon  d'oxyde  de  plomb,  et 
se  réduisant  en  un  bouton  métallique  blanc  peu  ductile. 
'   L'analyse  de  Klaproth  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Tellure 44,75  X     1,25  =  55,9               5 

Or 26,75  X     0,8135  ==  iKfi               2 

Plomb 19,50  X     0,7725  =  ^5,1. 

Argent 8,50  X    0,7412  =  6,3  r''^      ^ 

Soufre 0,50  X     5  =  2,5               » 

Formule:  ^Pb , ^,^      ^^,^^3^ 
Ag)       ^ 

Plomb  tellure  aurifère^  élasmose  (Beudant).  —  Substance  métal- 
loïde, d'un  gris  de  plomb  foncé,  lamelleuse  et  facilement  clivable 
dans  un  sens.  Fusible  sur  le  charbon  qu'elle  couvre  d'oxyde  de 
plomb  ;  réductible  en  un  globule  gris,  qui  finit  par  laisser  un 
bouton  d'or.  Attaquable  par  l'acide  nitrique  avec  résidu  blanc 
de  sulfate  de  plomb  mélangé  d'or. 

La  moyenne  de  deux  analyses  faites  par  Klaproth  et  par  Bran- 
des  fournit  : 
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Molécules.  PbTe  4-   Au*  Te»  4-CuTe-l-  PbS 

Tellure....     31,93        40      —  27  +      10,5  +      3  » 

Plomb 5o,57        42  27                  7  „  -f.    15 

Or 7               7  »                  7  »  » 

Cuivre 1,25    .     3  »                 »  3  » 

Argent 0,25         »  »                 »  »  n 

Sourre 3             15  »                »  »  15 

100,00       107      =     TT     +     17,5      +     T"  4-  30^ 

En  répartissant  les  molécules,  comme  on  le  voit  ci-dessus;  en 
divisant,  par  exemple,  les  4i2  m  de  plomb  en  2  parts,  dont  15  né- 
cessaires pour  convertir  le  soufre  en  PbS,  et  27  pour  former  du 
tellure  de  plomb  avec  27  de  tellure;  il  restera  encore  i3  de 
lellurure  pour  convertir  presque  les  7  atomes  d'or  en  Au^Te',  et 
les  3  atomes  de  cuivre  en  CuTe  ;  de  sorte  qu'on  est  conduit  à 
reconnaître  dans  Vélasmose  (Beudant)  un  mélange  de  PbTe,  de 
AuH'e',  de  CuTe  et  de  PbS,  qui  paraît  caractériser  cette  variété 
de  plomb  tellure  aurifère. 

Celle  substance,  de  même  que  les  précédentes,  se  trouve  à 
Nagyag»  en  Transylvanie,  dans  des  dépôts  aurifères  qui  paraissent 
appartenir  à  la  formation  trachytique.  Elle  est  souvent  accom- 
pagnée de  manganèse  sulfuré  et  de  manganèse  carbonaté-silicaté 
«rose. 

Les  Argyrides  (de  ipyupoç,  argent),  sont  des  métaux  blancs,  ne 
décomposant  Teau  que  très-difficilement  à  une  haute  tempéra- 
ture, ou  ne  la  décomposant  pas  du  tout;  solubles  dans  l'acide 
nitrique,  insolubles  dans  l'acide  chlorhydrique,  formant  avec  les 
acides  non  colorés  des  sels  incolores.  Non  acidiûables  par  Toxy- 
gène  ;  formant  au  contraire  des  oxydes  basiques,  et  qui  sont  dé- 
composés par  riode.  La  pesanteur  spécifique  de  ces  métaux  est 
assez  considérable  et  varie  entre  9,8  et  13,57.  Leur  nombre  mo- 
léculaire est  supérieur  à  1200.  Ils  sont  au  nombre  de  quatre  : 
Xargenty  le  mercure j  \eplomby  le  bismuth. 

FAMILLE   DB  L'aRGENT. 

L'argent  est  un  métal  très-anciennement  connu,  d'un  blanc 
très-éclatant,  susceptible  d'un  très-beau  poli.  Plus  dur  que  l'or, 
un  peu  moins  malléable,  mais  plus  ductile  à  la  filière.  II  pèse  10,4 
quand  il  est  fondu,  et  10,6  après  avoir  été  battu.  Il  fond  à  20  de- 
grés du  pyromètre  de  Wedgwood,  avant  le  cuivre  qui'  fond  à 
27  degrés,  et  Tor  à  32.  A  cette  température,  il  est  un  peu  volatil 
à  l'air,  sans  s'y  oxyder  ;    cependant,   d'après,   l'observation  de 
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M.  Chevillot,  lorsqu'il  reste  fondu  à  Tair,  il  absorbe  une  petite 
quantité  d'oxygène,  qui  s'en  dégage  sous  forme  de  bulles  au 
moment  où  il  se  solidifie;  le  gaz,  en  sortant,  projette  même  des 
parties  d'argent  hors  de  la  masse,  et  constitue  le  phénomène  du 
rochage. 

L'acide  chlorhydrique  n'attaque  pas  Targent  hors  du  contact 
de  l'air  ;  mais,  avec  ce  contact,  une  petite  quantité  d'acide  se 
trouve  décomposée,  il  se  forme  de  l'eau  et  du  chlorure  d'argent. 

L'acide  sulfurique  n'attaque  pas  l'argent  à  froid,  mais  le  dis- 
sout à  chaud  en  dégageant  de  Tacide  sulfureux. 

L'acide  nitrique  le  dissout  à  froid,  et  surtout  à  chaud,  avec  un 
fort  dégagement  de  deutoxyde  d'azote,  qui  devient  rutilant  à 
l'air.  Il  se  forme  du  nitrate  d'argent,  qui  est  très-soluble,  mais 
facilement  cristaliisable  en  belles  lames  incolores  et  transparen- 
tes. Ce  sel,  fondu  dans  un  creuset  et  coulé  dans  une  lingotière 
légèrement  enduite  de  suif,  constitue  la  pien^e  infernale.  Dissous 
dans  l'eau,  voici  comment  il  se  comporte  avec  les  réactifs  : 

Acide  chlorhydrique  :  précipité  blanc,  caillebotté,  qui  noircit  à 
la  lumière.  Ce  précipité  est  insoluble  dans  l'acide  nitrique,  et  so- 
luble  dans  l'ammoniaque; 

Sulfide  hydrique  et  sulfures  dissous  :  précipité  noir  de  sulfure 
d'argent  ;  • 

Alcalis  fixes  :  précipité  gris  jaunâtre  d'oxyde  d'argent  ; 

Ammoniaque  liquide  :  précipité  jaunâtre  passant  au  noir,  soluble 
dans  un  excès  d'alcali;  par  l'évaporation  spontanée  de  la  liqueur, 
il  se  produit  une  poussière  noire  micacée,  qui  détone  fortement 
par  le  simple  frottement  d'un  autre  corps,  c'est  Vargent  fulminant. 

Enfin  le  soluté  de  nitrate  forme,  sur  le  cuivre,  une  tache  blan- 
che qui  résiste  au  feu  ;  il  noircit  la  peau  et  toutes  les  matières 
organiques. 

L'argent  se  trouve  sous  quatorze  états  principaux  dans  la  na- 
ture :  natifs  aururé,  aniimonié.  bismulhéy  arsénturé,  tellure^  sélénié, 
sulfuréf  sulfoantimonié,  sulfoarsénié,  îoduré,  bromure,  chloruré^ 
carbonate. 

Ari^eni  natif. 

Cet  argent  jouit  de  toutes  les  propriétés  de  celui  qui  a  été  ob- 
tenu par  l'art;  cependant  il  n'est  jamais  entièrement  pur,  et  con- 
tient ordinairement  un  peu  d'or,  de  cuivre,  d'antimoine  ou  de 
plomb.  Un  argertt  natif  de  Johann -Georgenstadt,  analysé  par 
John,  CQntenait  : 

Argent 99 

Anlimoine i 

Cuivre  et  arsenic traces. 
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Un  argent  de  Curcy,  analysé  par  Berthier,  était  formé  de 

Argen  l 90 

Cuivre i  0 

ce  qui  répond  exactement  à  l'argent  des  monnaies  de  France. 

La  surface  de  l'argent  natif  est  très-souvent  noircie  par  du  sul- 
fure ou  du  chlorure  d'argent,  qui  le  feraient  méconnaître  s'il  ne 
suffisait  pas  de  le  limer  légèrement  pour  mettre  à  découvert  la 
couleur  blanche  et  l'éclat  qui  le  caractérisent.  On  le  trouve  quel- 
quefois cristallisé  en  cubCy  ou  en  formes  dérivées,  comme  ïoctaè- 
dre  ou  le  cubchoctaèdre ;  mais  le  plus  souvent  il  est  sous  forme  de 
dendrtteSy  de  rameaux  ou  de  filets,  engagés  dans  des  filons  de 
quartz,  de  chaux  carbonatée,  de  chaux  fluatée,  de  baryte  sulfa- 
tée, etc.,  et  accompagnant  les  autres  minerais  d'argent. 

On  trouve  l'argent  natif  au  Pérou,  au  Mexique  et  en  Sibérie.  Il 
existe  en  Europe,  dans  les  mines  de  Kongsberg  en  Norwége,  de 
Freyberg  et  de  Johann-Georgen  siadt^  en  Saxe,  à*Allemont  et  de 
Sainte- Marie  aux  Mines,  en  France.  On  en  a  trouvé  ancienne- 
ment, dans  ce  dernier  endroit,  des  masses  de  25  à  30  kilogram- 
mes. On  fait  aussi  mention  d'un  bloc  d'argent  natif  de  4U0  quin- 
taux (20,000  k.)  trouvé  à  Schneeberg;  mais  ces  faits  soiit  rares,  et 
le  dernier  peut  paraître  douteux. 

Argent  aururé. 

J'en  ai  parlé  à  propos  de  l'or  (p.  447),  et  j'ai  dit  que  ces  deux 
métaux  se  trouvaient  presque  toujours  unis  en  proportions  dé- 
finies; je  n'y  reviendrai  pas. 

Argent  antlmonlé. 

Blanc  d'argent,  tendre,  fragile,  d'un  tissu  lamelleux;  pesanteur 
spécifique  9,44. 

Il  est  fusible  au  chalumeau,  en  dégageant  une  vapeur  d'anti- 
moine qui  se  condense  en  petites  aiguilles  brillantes  à  l'enlour 
du  point  de  fusion;  il  reste  un  bouton  d'argent  malléable. 

L'acide  nitrique  le  dissout  en  laissant  un  résidu  blanc  d'acide 
antimonieux.  Deux  échantillons  analysés  par  Klaproth  ont  donné  : 

d'Andréasberg.      *  de   WoUach. 

Argent 77    2  moléc.        8  i    3  moléc. 

AnUmoine 23    1      —  16    i      — 

L'argent  antimonié  se  trouve  cristallisé  en  prismes  rectangu- 
laires simples  ou  modifiés  ;  mais  le  plus  souvent,  il  est  granulaire 
ou  massif;  il  est  assez  rare  ;  il  a  été  trouvé  à  Andreasberg  au  Harz, 
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à  Wolfach  dans  le  Fursiemberg,  à  Allemont  (Isère),  et  à  GassaU, 
près  de  Guadalcanal,  en  Espagne. 

Argent  bismuthé. 

L'argent  bismulhé  se  trouve  dans  les  minerais  d'argent  de  San 
Antonio  de  Copiapo,  en  particules  très-petites,  se  groupant  par* 
fois  en  veines  irrégulières.  Ces  particules,  sans  traces  de  cristal- 
lisation, ont  dans  leur  cassure  fraîche  l'éclat  et  la  couleur  de  l'ar- 
gent, mais  elles  prennent,  en  se  ternissant,  une  couleur  jaunâtre. 
M.  Domeyko  les  a  trouvées  composées  de  : 

Argent 84,^      (6,3) 

Bismuth. 13,3      (1,1) 

Ce  qui  lui  fait  supposer  que  la  formule  est  :  Ag^Bi. 
Argent  arsénlnré. 

Ce  minéral  se  trouve  dans  les  mines  de  Samson  et  de  Neufang, 
à  Anderasberg.  Il  est  blanc  d'étain,  d'une  cassure  inégale  et  se 
présente  en  petis  rayons  ou  en  dendriles  sur  du  spath  calcaire. 
Sa  densité  est  7,473.  Trois  analyses  ont  donné  : 

Soufre 0,85  »           1,10 

Arsenic 49,10  »             » 

Antimoine 15,46  »  15,43 

Argent 8,88  8,81  8,21 

Fer 24,60  21,33          » 

Ce  qui  indiquerait  plutôt  des  mélanges  d'arséniure  ou  de  sulfo- 
arséniure  de  fer  avec  de  l'anlimoniure  d'argent^  et  peut  laisser 
des  doutes  sur  Texistence  de  cette  espèce. 

Argent  tellaré. 

Cette  substance  a  été  trouvée  assez  pure  par  G.  Rose,  parmi 
des  produits  de  la  mine  de  Sawodinski,  dans  l'Altaï.  Sa  pesan- 
teur spécifique  est  de  8,41  à  8,56  ;  elle  est  métalloïde,  d'un  gris 
de  plomb  et  malléable.  J'ai  cité  également  un  argent  tellure  de 
Nagyag  d'une  composition  semblable  (AgTe),  comme  on  peut  le 
voir  par  les  résultats  suivants  : 

De  rAUaî,         De  Nagyag, 
par  G.  Rose.         par  PeU.         Moyenne.      Moléculet. 

Argent 62,42  61,55  61,98  1 

Tellure 36,92  37,76  37,34  1 

Fer 0,24               »  »  » 

Or »                0,69  N 
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Argent  sélénlé. 

Découvert  par  M.  André  del  Rio,  en  petites  tables  hexagonales, 
d'un  gris  de  plomb,  très-ducliles,  dans  des  rainerais  de  Tasco, 
au  Mexique.  Il  est  peu  connu,  et  j'en  parle  seulement  pour  en 
constater  l'existence. 

Argr^nt  tulfMré  (argyrose,  mine-  d'argent  vitreuse). 

Sulfure  noir,  lamelleux,  brillant  lorsqu'il  est  cristallisé;  mat  et 
informe,  quand  il  se  trouve  disséminé  dans  les  roches.  Pesanteur 
spécifique  6,9.  Il  est  malléable,  tendre,  et  se  laisse  entamer  au 
couteau.  La  flamme  d'une  bougie  suffit  pour  le  fondre.  Au  t;ha- 
lumeau,  il  dégage  de  l'acide  sulfureux  et  laisse  un  bouton  d'ar- 
gent. Il  cristallise  en  formes  qui  dérivent  du  cube.  C'est  un  des 
composés  d'argent  les  plus  répandus.  Il  occupe  des  filons  dans 
les  montagnes  de  gneiss,  de  mica  schistoïde  et  de  schiste.  Il  est 
très-abondant  à  Valenliana  au  Mexique,  à  Freyberg  en  Saxe,  à 
Joachimstadt  en  Bohême,  à  Schemnitz  en  Hongrie.  On  a  quel- 
quefois profité  de  la  malléabilité  de  l'argent  sulfuré  pour  en  frap- 
per des  médailles;  on  peut  môme  ensuite  chauffer  peu  à  peu  les 
pièces  pour  en  dégager  le  soufre,  et  l'argent  qui  reste  garde  en- 
core assez  fidèlement  l'empreinte. 

D'après  les  analyses  de  Klaproth,  l'argent  sulfuré  doit  être 
composé  de  1  molécule  d'argent  et  de  1  molécule  de  soufre  ; 
soit  AgS. 

Argent  (I) 1350         87,i 

Soufre 200         12,9 


io50        100,0 

On  a  trouvé  sur  l'argent  sulfuré  cubique  de  Joachimstadt,  un 
argent  sulfuré  en  prismes  hexagonaux,  auquel  on  a  donné  lenom 
d*acaniùe. 

Nous  signalerons  aussi  un  minéral,  nommé  jalpahe,  ayant  pour 

(I)  Depuis  quelques  années,  les  chimistes  admettent  que  la  molécule  de 
l'argent  est  seulement  de  675,  de  sorte  que,  les  nombres  ci-dessus  restant  les 
mômes,  la  formule  devient  Ag-S.  Pour  opérer  ce  changement,  ils  se  fondent 
sur  deux  raisons  :  d'une  part  sur  la  caloricité  spécifique  de  l'argent,  qui 
semble  indiquer  qu'en  efi'et  l'ancien  poids  moléculaire  de  l'argent  doit  ôtre 
divisé  par  2  ;  de  l'autre,  sur  l'isomorphisme  qu'ils  supposent  exister  entre  le 
sulfure  d'argent  et  le  sulfure  de  cuivre  Cu*S.  Mais  il  est  certain  que  les  doux 
sulfures  naturels  ne  sont  pas  isomorphes,  puisque  celui  d'argent  se  présente 
en  cristaux  dérivés  du  cube,  et  celui  de  cuivre  en  prismes  hexaèdres  dérivés 
d'un  rhomboèdre.  Il  y  a  donc  autant  de  raisons  pour  conserver  l'ancien  poids 
moléculaire  de  l'argent  que  pour  le  changer. 
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formule  (3/4  A  g,  1/4  CuS).  C'est  de  l'argent  sulfuré  cuprifère,  d'ua 
gris  de 'plomb  noirâtre,  trouvé  à  Jalapa,  daas  le  Mexique.  Sa 
densité  varie  de  6,877  à  6,890. 

Argent  sulfoanéBlaré  (prouslite,  argent  rouge  en  pai'tie). 

Substance  non  métalloïde,  rouge,  transparente,  fragile,  deve- 
nant d'un  rouge  clair  par  la  pulvérisation,  pesant  de  5,5il  à  5,552. 
Elle  est  flusible  au  chalumeau,  en  dégageant  des  vapeurs  d'arsenic 
très-prononcées,  et  laissant  à  la  un  un  globule  d'argent.  Elle  se 
dissout  dans  l'acide  nitrique  sans  former  de  précipité  immédiat. 
Elle  cristallise  en  prismes  hexagones  réguliers,  terminés  par  des 
rhomboèdres  très-surbaissés,  qui  dérivent  d'un  rhomboèdre 
obtus  très-rapproché  de  celui  de  l'argent  sulfo-anlimonié,  avec 
lequel  elle  avait  été  confondue  jusqu'à  Proust,  qui  a  le  premier 
remarqué  qu'il  y  avait  deux  espèces  d'argent  rouge  :  l'une,  la  plus 
commune,  composée  de  sulfure  d'argent  et  de  sulfure  d'anti- 
moine; l'autre,  plus  rare,  dans  laquelle  le  sulfure  d'arsenic  rem- 
place celui  d'antimoine,  sans  presque  rien  changer  aux  proprié- 
tés du  minéral. 

L'analyse  de  l'argent  sulfoarsénié  de  Joachimstadt,  faite  par 
Rose,  a  donné  : 

Molécules. 

Argent 6i,67  3 

Soufre i9,51  6 

Arsenic i5,09  2 

Antimoine 0,09  » 

Formule  :  As*S»  +  3AgS, 

Argent  sulfoaBtlmoBlé. 

Composé  naturel  de  sulfure  d'argent  et  de  sulfure  d'antimoine, 
dont  il  existe  trois  espèces  distinctes,  en  raison  des  rapports  di- 
vers des  deux  sulfures  qui  le  constituent.  La  plus  commune  et  la 
plus  importante  est  connue  des  minéralogistes  sous  le  nom  d'ar- 
yen/ rouge  ou  argyrythrose.  Elle  contient  3  molécules  de  sulfure 
d'argent  contre  1  de  sulfure  d'antimoine,  et  présente,  par  consé- 
quent, une  composition  correspondante  à  celle  de  la  proustUe^ 
dont  il  vient  d'être  question.  La  seconde  espèce,  nommée  autre- 
fois argent  noir,  argent  vitreux  fragile,  argent  antimonié  sulfuré 
noir,  et  aujourd'hui  psaturose,  contient  6  atomes  de  sulfure  d'ar- 
gent sur  1  atome  de  sulfure  d'antimoine;  enfln,  la  troisième, 
nommée,  comme  la  précédente,  argent  noir,  etc.,  et  aujourd'hui 
miargyrite,  contient  1  atome  seulement  de  chaque  sulfure.) 

Argent  rouge  vraioxx  argyrythrose.  —  Substance  non  métalloïde, 
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rooge  ou  donnant  une  poudre  d'un  rouge  sombre;  fragile^  à  cas- 
sure  conchoîde,  pesant  de  5,83  à  5,9i.  Au  chalumeau^  elle  dé- 
gage une  odeur  alliacée  faible,  beaucoup 
d'acide  sulfureux,  des  vapeurs  blanches 
d'oxyde  d'anlimoine,  et  laisse  un  boulon 
d'argent  métallique. 

L'argent  sulfoanlimonié  se  trouve  en  cris- 
laox,  tantôt  transparents  et  d'un  rouge  vif, 
tantôt  opaques  et  offrant  un  brillant  métal- 
lique gris,  lorsque  la  surface  en  a  été  alté- 
rée; mais  il  sufût  de 
la  gratter  pour  faire 
paraître  la  couleur 
rouge  de  la  poudre. 
Cescrislauxdérivent 
d'un  rhomboïde  ob- 


Fig.  86.  —  Rhombocdie 
de  l'argent  rouge. 


Fig.  87.  —Argent 
ronge  en  pritme  hezaèdie. 


Fig.  88.   —  Argent 
rooge  en  dodécaèdre. 


tus  de  108^  50  et  de  71«  50  {fig.  86),  presque  sembable  à  celui 
delà  cbaux  carbonatée;  et  les  formes  secon- 
daires, qui  sont  des  prismes  hexaèdres  termi- 
nés par  des  sommets  rhomboédriques  ou  do- 
décaédriqueSy  ou  des  dodécaèdres  à  triangles 
scalèoes,  rappellent  aussi  complètement  ceux 
de  la  chaux  carbonatée.  On  la  rencontre  aussi 
endendrites,  en  petits  mamelons  groupés  les 
uns  sur  les  autres,  ou  amorphe.  En  Europe, 
il  ne  se  trouve  jamais  qu'en  petites  quantités, 
subordonnées  aux  gîtes  d'argent  sulfuré  ou  de 
plomb  sulfuré  argentifère  (comme  à  Kônigs- 
berg,  Joachimstadt,  Schemnitz,  Sainte-Marie 
aux  Mines,  etc.).  Il  est  plus  abondant  en  Amé- 
rique, où  il  forme  quelquefois  la  partie  prin- 
cipale des  dépôU  argentifères  et  est  la 
source  de  produits  immenses  en  argent. 
On  a  supposé  pendant  longtemps  que  cette  substance  contenait 


Fig.  89.  ~  Argent  rouge 

en  dodécaèdre  à  triangles 

scalènes. 
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de  Toxygène  ;  mais  les  analyses  de  Proust,  confirmées  par  celles 
de  Bonsdorff,  ont  montré  qu'elle  était  formée  de 

Molécules. 

Argent 58,94  3 

Antimoine 22,84  2 

Soufre 16,61  6 

Substance  terreuse 0,30  » 

Perle 1,31  »> 

Formule  :  Sb*S«  +  3AgS. 

Psaturos€y  argent  antimonié-sulfuré  noir. — Substance  métalloïde, 
d'un  gris  de  fer,  pesant  de  5,9  à  6,25,  aigre,  fragile,  à  poussière 
noire.  Les  cristaux  dérivent  d'un  prisme  rhomboïdal.  Elle  fond 
au  chalumeau  avec  dégagement  d'acide  sulfureux  et  de  vapeurs 
d'oxyde  d'antimoine  ;  elle  contient  : 

Molécules. 

Argent 68,54  6 

Antimoine 14,68  2 

Soufre 16,42  9 

Cuivre .* ^ 0,64  » 

Formule  :Sb«S«  + 6 AgS. 

Cette  substance  se  trouve  dans  les  mômes  gisements  que  la 
précédente,  mais  en  plus  petite  quantité. 

Miargyriie.  —  Substance  métalloïde,  noire,  à  cassure  conchoï- 
dale,  cristallisant  en  prismes  rhomboïdaux  obliques.  Pesanteur 
spécifique  de  5,2  à  5,4.  Fragile^  poussière  rouge  sombre.  Se  con- 
duisant au  chalumeau  comme  les.précédentes.  Soluble  dans  l'acide 
nitrique  avec  dépôt  blanc  d'acide  anlimonieux.  La  liqueur  offre 
par  l'acide  chlorhydrique  la  réaction  du  nitrate  d'argent,  et  par 
le  nitrate  de  baryte  celle  de  l'acide  sulfurique. 

L'analyse  de  ce  minéral  a  fourni  à  Henri  Rose  : 

Rapports  moléculaires.  ExcédaDt. 

Argent... 36,40  27  =  24  -h          3 

Antimoine 39,14  48  =  48  n 

Soufre 21,95  109  =  96  +        13 

Cuivre 1,06  2  =  »  2 

Fer 0,60  1  =r  »  1 

d'oti  l'on  tire  Sb*S3+ AgS,  plus  un  mélange  de  sulfures  d'argent, 
de  cuivre  et  de  fer,  avec  un  excès  de  soufre  que  rien  ne  justifie. 

Trouvée  à  Braunsdorff,  en  Saxe. 

Argent  sulfuré stibiocuprif ère, — Indépendamment  des  combinai- 
sons précédentes  entre  les  sulfures  d'argent  et  d'antimoine,  que 
l'on  peut  considérer  comme  assez  simples  encore  et  bien  défmies, 
il  en  existe  un  grand  nombre  d'autres  qui  offrent  ces  sulfures  en 
proportions  plus  compliquées  et  réunis  d'ailleurs  à  d'autres  sul- 
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fures  basiques^  tels  que  ceux  de  plomb  ou  de  cuivre,  ce  qui  nous 
engage  à  renvoyer  ces  composés  aux  familles  minéralogiques  de 
ces  deux  métaux.  Il  en  est  deux  cependant  que  nous  ne  pouvons 
nous  dispenser  de  mentionner  ici,  à  cause  de  la  forte  proportion 
d'argent  qui  s'y  trouve.  Le  premier  a  reçu  le  nom  de  polybasite. 
C'est  une  substance  métalloïde,  d'un  gris  de  fer^  cristallisant  en 
prismes  hexaèdres;  elle  pèse  6,21,  et  possède  tous  les  caractères 
chimiques  des  sulfures  précédents,  sauf  que  le  bouton  obtenu 
au  chalumeau  contient  du  cuivre,  et  que  la  dissolution  nitrique 
prend  une  belle  couleur  bleue  par  l'addition  de  Tammoniaque. 
Une  polybasite  de  Guarisamey,  analysée  par  H.  Rose,  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Argent 64,29  47 

Cuivre 9,93  j  «k 

Fer 0,06  i  ^^ 

Antimoine - 5,00  |  ^. 

Arsenic 3,74  i 

•      Soufre 17,04  85 

d'où  l'on  tire,  comme  formule  très-rapprochée  : 

/Sb«\ 
7f        jS»-h  48Ags+  i2Gu«S. 

Le  second  composé  est  un  weissgultigerz  de  Freyberg,  analysé 
par  Henri  Rose  également,  et  qui  lui  a  donné  : 

Molécules. 

Argent 31,29        23        +      2*  S    —    (AgS)24    ou  8 

Cuivre 14,81        37        4-      18        =-    (Cu*S)i8         6 

l^^ y^l        *I|      +      48        =    (FeS)18  6 

Zinc 0,99  2»      ^  ^      ' 

Antimoine 24,65        30        +      45        —    (Sb«S*)15        5 

Soufre 21,17      105        «     105  S 

Celle  analyse,  si  compliquée,  est  remarquable  en  ce  que,  en 
ajoutant  à  chaque  métal  la  quantité  de  soufre  qui  lui  est  nécessaire 
pour  le  convertir  en  sulfure,  on  tombe  exactement  sur  la  quantité 
de  soufre  trouvée  ;  ensuite,  en  réunissant  le  sulfure  d'antimoine 
au  sulfure  d'argent,  et  le  sulfure  de  cuivre  à  celui  de  fer,  on  trouve 
la  formule  SSb^S^jSAgS  +  6(Cu*S+  FeS),  qui  indique  la  com- 
binaison d'un  argent  sulfoantimonié  particulier  avec  6  atomes  de 
cuivre  pyriteux. 

Aryemt  loduFé. 

Découvert  par  Vauquelin  en  analysant  un  minerai  apporté  de 
Mexico  sous  le  nom  d'argent  vierge  de  Serpentine.  11  offrait  une 
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couleur  blanchâtre  avec  un  reflet  vert  jaunâtre  et  une  cassure 
lamelleuse.  Il  contenait  18  d'iode  pour  iOO,  et  était  accompagné 
d'argent  natif  et  de  plomb  sulfuré,  sur  une  gangue  calcaire.  Ce 
composé  a  fourni  le  premier  exemple  de  l'existence  de  l'iode 
dans  le  règne  minéral. 

Argent  cblomré. 

Argpnt  corné  ou  kérargyre.  —  Chlorure  lilhoïile,  translucide, 
d'une  couleur  gris  de  perle,  et  d'un  aspect  gras  et  diamantaire;  il  se 
coupe  comme  de  la  cire,  offre  une  cassure  écallleuse  el  pèse  4,74. 
Il  fond  à  la  flamme  d'une  bougie.  Chaufl'é  au  chalumeau,  il  dégage 
de  l'acide  chlorbydrique,  qui  entraîne  une  partie  de  chlorure  et 
laisse  un  bouton  d'argent.  Frotté  sur  une  lame  de  fer  ou  de  ziDc, 
il  se  réduit  superflciellement  et  prend  l'éclat  de  l'argent. 

Composition  :    Chlorft ; . . ,     24,67    2  moléc. 

Argent 75,35     i       — 

Le  chlorure  d'argent  forme  souvent  une  couche  mince  à  la 
surface  de  l'argent  natif,  qu'il  prive  de  sou  éclat.  D'autres  fois, 
il  est  sous  forme  de  lames  ou  de  masses  amorphes  d'un  volume 
sensible;  plus  rarement  il  est  en  petits  cristaux  cubiques,  souvent 
allongés  en  prismes  rectangles,  ou  en  octaèdres.  Il  accompagne 
toujours  les  minerais  d'argent:  mais  il  est  rare  en  Europe^ 
tandis  qu'on  le  rencontre  en*  grande  quantité  au  Mexique  et  au 
Pérou,  où  on  le  trouve  principalement  disséminé  en  parties  invi- 
sibles dans  les  gangues  des  minerais  d'argent,  ou  dispersé  dans 
un  minerai  de  fer  hydraté,  nommé />af os  au  Pérou  et  colorados  au 
Mexique.  Ce  minerai  forme  des  dépôts  considérables  dans  les 
calcaires  pén^ens  (secondaires  inférieurs).  Il  est  en  outre  traversé 
par  des  Glets  d'argent  métallique  et  est  exploité  comme  mine 
d'argent. 

Ari^ent  cfalorobromuré. 

Embolite,  —  Minéral  de  la  mine  Colorada,  à  Gopiapo  (Chili), 
d'une  couleur  olive  à  l'extérieur,  jaune  ou  vert-serin  à  l'intérieur. 
Sa  forme  primitive  est  le  cube.  —  11  est  parfois  amorphe  et  com- 
pacte, mais  dans  ce  cas  môme  il  possède  un  clivage  cubique.  Sa 
densité  est  de  5,806.  Sa  composition  : 

Argent 06,862 

Chlore 20,087 

Brome 13,050 

d'où  Ton  déduit  la  formule  :  2AgBr  -}-  3AgCl. 
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Ari^emt  bromure. 

Découvert  en  1841  par  Berthier,  dans  un  minerai  provenant 
de  la  mine  de  Saînt-Onofre,  district  de  Plateros,  au  Mexique. 

Ce  minerai  est  un  hydrate  de  fer  compacte,  mélangé  de  quartz 
el  percé  de  petites  cavités  tapissées  de  cristaux  incoloreset  trans- 
parents de  chloro-arséniate  de  plomb.  Ces  cristaux  sont  accompa- 
gnés de  carbonate  de  plomb  compacte  et  d'autres  cristaux  d'un 
?erl  olive,  qui  sont  le  bromure  d'argent. 

Composition  de  l'incrustation  : 

Quartz  el  argile 5i 

Hydrate  de  fer 11 

Chloro-arséniate  de  plomb 22 

Carbonate  de  plomb 7,50 

Bromure  d'argent 5,50 

.      100,00 

Pour  extraire  le  bromure,  on  traite  d'abord  Tincrustation  par 
Tacide  acétique,  qui  dissout  le  carbonate  de  plomb»  puis  par 
Tacide  nitrique  faible,  qui  dissout  Tarséniate  ;  en  troisième  lieu, 
par  l'acide  oxalique  bouillant,  qui  s'empare  de  l'oxyde  de  fer.  Le 
résidu,  bien  lavé  et  séché,  est  alors  traité  par  l'ammoniaque  liquide, 
qui  dissout  le  bromure.  Si  Ton  veut  en  extraire  le  brome,  on 
ajoute  à  la  liqueur  de  l'acide  sulfhydrique,  qui  en  précipite 
l'argent  à  Tétat  de  sulfure  et  amène  le  brome  à  l'état  d'acide 
bromhydrique  ;  on  filtre  et  l'on  sature  la  liqueur  bouillante  par 
du  carbonate  de  potasse.  On  forme  ainsi  du  bromure  de  potas- 
sium, qu'on  amène  à  siccité  aûn  de  le  dissoudre  dans  l'alcool. 
L'alcool  étant  évaporé,  on  traite  le  bromure  dans  un  petit  appareil 
convenable  avec  un  peu  d'acide  sulfuriqiie  et  d'oxyde  de  man- 
ganèse, pour  en  extraire  le  brome. 

Argent  carbonate.  —  Ce  sel  est  très-rare,  puisqu'il  a  été  observé 
une  seule  fois  par  M.  Selb,  dans  la  mine  de  Wenseslas,  dans  le 
Furstemberg.  Il  y  est  mélangé  avec  de  l'antimonite  d'argent  dans 
une  gangue  de  baryte  sulfatée;  il  est  composé  de  AgO,CO*. 

Indépendamment  des  états  naturels  précédents  qui,  réunis, 
forment  la  famille  des  argenttques^  on  trouve  encore  l'argent 
amalgamé  au  mercure,  ou  mercure  argental  de  Haiiy,  susceptible 
de  cristalliser. 

On  le  trouve  aussi  sous  un  état  de  combinaison  très-compliqué, 
nommé  autrefois  argent  gris^  puis  cuivre  gris,  et  aujourd'hui 
panabase.  Cette  substance  varie  par  le  nombre  et  la  proportion 
de  ses  éléments  ;  mais,  le  plus  ordinairement,  elle  contient  du 
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cuivre,  de  Vantimoine^  de  VargenCy  du  fer  et  du  soufre.  Quelquefois 
l'arsenic  remplace  en  tout  ou  en  partie  l'antimoine,  de  même 
que  le  zinc  et  le  manganèse  peuvent  y  prendre  la  place  du 
fer. 

Enfin,  on  trouve  l'argent  disséminé  dans  le  sulfure  de  plomb 
(galène),  surtout  dans  celui  qui  est  en  masses  cristallines  à  petites 
facettes  ou  à  grains  cTacier.  Ces  sulfures  contiennent  de  30  à 
900  grammes  d'argent  par  50  kilogrammes,  de  sorte  que  ce 
métal  devient  le  produit  principal  de  rexploitation. 

Extraction  de  l'argent.  —  Les  mines  d'argent  les  plus  considé- 
rables sont  celles  du  Mexique  et  du  Pérou,  qui  en  fournissent  in- 
comparablement plus  à  elles  seules  que  les  mines  des  autres 
parties  du  monde.  En  Europe,  c'est  la  mine  de  Kongsberg  qui  est 
la  plus  riche  ;  viennent  ensuite  celles  de  Hongrie  et  de  Saxe  :  nous 
n'avons  en  France  que  les  mines  d*Allemont  (Isère),  et  de  Sainte- 
Marie  aux  Mines  (Haut-Rhin),  qui  produisent  fort  peu  actuelle- 
ment. On  en  obtient  davantage  des  mines  de  plomb  argentifère 
de  Huelgoat  et  de  Poullaouen  (Finistère). 

Les  procédés  employés  dans  ces  différents  pays  pour  extraire 
l'argent  varient  en  raison  de  la  nature  des  mines,  de  leur  richesse 
et  des  localités  ;  cependant,  en  dernier  résultat,  ces  procédés 
consistent  à  ramener  l'argent  à  l'état  métallique  lorsqu'il  n'y  est 
pas,  à  l'allier  au  plomb  ou  au  mercure  pour  le  séparer  des  autres 
métaux,  à  l'isoler  enfin  de  ces  derniers.. 

Argent  natif.  — A  Kongsberg,  où  la  mine  consiste  principalement 
en  argent  natif^  on  la  fait  fondre  avec  partie  égale  de  plomb,  après 
l'avoir  bocardée  et  séparée  de  sa  gangue  par  le  lavage  :  il  en  résulte 
un  alliage  qui  contient  de  0,30  à  0,35  d'argent  ;  on  en  relire 
celui-ci  par  la  coupellation.  Voici  en  peu  de  mois  comment  on 
procède  à  cette  opération  : 

On  fabrique  un  très-grand  creuset  avec  des  os  calcinés,  pulvérisés 
et  mis  en  pâte  avec  de  l'eau  ;  lorsque  ce  creuset,  qui  se  nomme 
coupellCy  est  bien  sec,  on  le  place  au  milieu  de  l'aire  d'un  four  k 
réverbère,  ce  qui  se  fait  en  l'élevant  peu  à  peu  à  travers  le  sol  du 
fourneau  qui  est  à  jour,  jusqu'à  ce  que  le  bord  supérieur  de  la 
coupelle  se  trouve  de  niveau  avec  l'air  du  four  ;  alors,  on  l'assu- 
jettit avec  la  même  pâte  qui  a  servi  à  le  former,  de  manière  qu'il 
fasse  corps  avec  le  fourneau. 

Quelquefois  la  coupelle  n'est  autre  chose  que  Taire  môme  du 
four  qui  est  creusée  en  coupe,  et  recouverte  d'une  couche  de 
cendre  lessivée  et  fortement  battue;  dans  les  deux  cas,  la  voûte 
du  four  qui  recouvre  la  coupelle  est  très-surbaissée  ;  d'un  côté 
de  la  coupelle  se  trouve  le  foyer  ;  la  cheminée  est  à  l'opposé  : 
dans  un  des  côtés  attenant  au  foyer  est  placée  la  douille  d'un 
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fort  soufflet,  et  dans  Tautre,  vers  la  partie  supérieure  de  la  cou- 
pelle, on  a  pratiqué  une  rigole. 

Oq  remplit  la  coupelle  de  plomb  argentifère,  et  Ton  chauffe  le 
fourneau  :  bientôt  l'alliage  fond  ;  alors»  le  vent  du  soufflet  étant 
dirigé  vers  sa  surface,  le  plomb  s'oxyde,  et  avec  lui  le  cuivre  et  le. 
fer  qui  peuvent  s'y  trouver.  Ces  oxydes,  étant  moins  pesants 
que  l'argent,  restent  à  la  surface  du  bain,  et  s'écoulent  par  la 
rigole  pratiquée  vers  la  partie  supérieure  de  la  coupelle.  A  mesure 
que  cet  effet  a  lieu,  on  verse  de  nouveau  plomb  dans  la  cou- 
pelle, pour  l'entretenir  toujours  convenablement  pleine,  et 
l'on  continue  ainsi  pendant  plusieurs  jours,  ou  jusqu'à  ce  que 
la  coupelle  contienne  une  forte  masse  d'argent.  Alors  on  achève 
de  faire  écouler  l'oxyde  de  plomb  qui  la  recouvre,  en  creusant 
l'échancrure  d'écoulement  jusqu'à  la  surface  du  bain  d'argent. 
On  retire  celui-ci,  en  y  plongeant  à  plusieurs  reprises,  et  jusqu'à 
la  fia,  des  ringards  froids  sur  lesquels  l'argent  se  solidifie  et 
s'attache. 

Cuivre  gris.  —  Dans  les  pays  où  cette  mine  est  abondante,  on 
la  pulvérise,  on  la  grille  pour  volatiliser  le  soufre  et  Tanlimoine, 
et  Ton  traite  le  résidu  avec  un  fondant  convenable,  pour  en 
retirer  un  culot  de  cuivre  et  d'argent,  le  fer  n'ayant  pas  été 
réduit.  Le  culot  est  rouge,  et  contient  beaucoup  plus  de  cuivre 
que  d'argent. 

On  fond  cet  alliage  avec  environ  trois  fois  et  demie  son  poids 
de  plomb  (1),  et  on  le  coule  en  lingots  carrés  ou  orbiculaires, 
nommés  pains  de  liquaiion.  Ces  pains  sont  ensuite  placés  de' 
chamfp  dans  des  fourneaux  à  réverbère,  dont  le  sol  est  disposé 
de  manière  à  pouvoir  recueillir  le  plomb  qui  se  liquéfie.  On 
chauffe  d'abord  doucement,  et  Ton  n'augmente  le  feu  que  gra- 
duellement, à  mesure  que  l'alliage  devient  moins  fusible  par  la 
séparation  du  plomb  :  ce  métal,  en  fondant,  entraîne  avec  lui 
l'argent.  Mais,  con\me  une  seule  opération  n'enlève  pas  tout  l'ar- 
gent au  cuivre,  on  fait  refondre  les  pains  de  liq nation  avec  de 
nouveau  plomb  :  on  répète  môme  quelquefois  l'opération  une 
troisième  et  une  quatrième  fois,  en  diminuant  à  chaque  fois  la 
dose  du  métal  ajouté.  Le  plomb  des  dernières  opérations  est 
refondu  pour  servir  à  de  nouvelles  liquations  ;  quant  à  celui  de  la 
première,  on  le  passe  à  la  coupelle  pour  en  retirer  Ifargent. 

Le  cuivre  qui  reste  des  pains  de  liquation  retient  toujours  un 
peu  de  plomb  ;  on  le  purifie,  comme  nous  le  dirons  en  parlant  de 
l'extraction  du  cuivre. 

(1)  Ou  plus  exactement  la  quantité  de  plomb  est  proportionnée  à  celle  de 
Targent  qui  existe  dans  Talliage.  On  s'assure  de  cette  quantité  par  une  analyse 
préliminaire. 
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Du  sulfure  de  plomb  argentifère.  —  Cette  mine  est,  comme  les 
autres,  bocardée,  lavée  et  grillée.  Le  grillage  se  fait  à  une  cha- 
leur modérée  dans  un  fourneau  à  réverbère,  en  remuant  con- 
tinuellement la  matière  avec  les  râbles  de  fer,  et  en  y  ajoutant, 
par  intervalles,  de  la  poudre  de  charbon,  qui  ramène  le  sulfate 
de  plomb  formé  à  l'état  de  sulfure  et  favorise  la  séparation  d'une 
partie  du  soufre  :  le  résultat  de  cette  opération  est  un  mélange 
grisâtre  d'oxyde,  de  sulfate  et  de  sulfure  de  plomb. 

On  môle  cette  matière  avec  de  la  poudre  de  charbon,  de  la 
menue  ferraille  ou  de  la  mine  de  fer  oxydé,  et  assez  d'eau  pour 
en  former  une  pâte,  que  l'on  introduit  par  portion,  et  alternati- 
vement avec  du  charbon,  dans  un  fourneau  à  manche.  Dans  ce  * 
fourneau,  qui  est  quadrangulaire  et  assez  haut,  le  feu  est  activé 
par  deux  forts  soufflets  :  le  fer  se  réduit,  se  combine  au  soufre  du 
sulfate  et  du  sulfure,  et  coule  avec  le  plomb  réduit  également  à 
l'état  métallique,  vers  la  partie  la  plus  basse  et  antérieure  du 
fourneau,  d'où  ils  s'écoulent  tout  rouges  de  feu  dans  un  bassin 
destiné  à  les  recevoir.  {Bassin  de  réception,)  C'est  dans  ce  bassin 
que  se  fait  la  séparation  du  plomb  et  du  sulfure  de  fer  :  celui-ci, 
étant  plus  léger,  reste  à  la  surface  ;  l'autre,  plus  pesant,  gagne  le 
fond,  et  s'écoule  seul  dans  un  second  bassin  inférieur  au  premier, 
nommé  bassin  de  percée. 

Le  plomb  argentifère,  ainsi  obtenu,  porte  le  nom  de  plomb 
d'oeuvre  ;  on  le  passe  à  la  coupelle  pour  en  extraire  l'argent. 

Des  pyrites  argentifères  de Freyber g,  —On  suit  à  Freyberg  deux 
\)rocédés,  dont  un  surtout  mérite  d'être  connu  :  il  est  appliqué  à 
un  minerai  de  sulfure  d'argent  disséminé  dans  une  grande  quan- 
tité de  pyrites  de  fer  et  de  cuivre,  et  ne  contenant  guère  que 
deux  millièmes  et  demi  d'argent* 

Après  avoir  mêlé  cette  mine  avec  un  dixième  de  sel  marin, 
ou  chlorure  de  sodium,  on  la  grille  dans  un  fourneau  à  réver- 
bère, en  la  remuant  fréquemment.  Le  soufre  des  pyrites  se  brûle 
et  se  change,  partie  en  acide  sulfureux  qui  se  dégage,  partie  ea 
acide  sulfurique  qui  se  combine  au  sodium,  au  fer  et  au  cuivre, 
passés  à  l'état  d'oxydes,  tandis  que  le  chlore  se  porte  sur  Tar- 
gent  et  sur  une  partie  des  autres  métaux  :  le  résultat  du  grillage 
est  donc  un  mélange  de  sulfates  de  soude,  de  fer  et  de  cuivre,  de 
chlorures  d'argent,  de  fer  et  de  cuivre,  d'oxydes  de  fer  et  de  cuivre. 
On  réduit  ce  mélange  en  poudre  fine,  et  on  le  met  dans  des  ton- 
neaux traversés  par  un  axe  horizontal  qui  tourne  au  moyen  d'une 
roue  mue  par  Teau.  On  y  ajoute,  sur  100  parties  de  poudre, 
50  de  mercure,  30  d'eau  et  6  de  disques  de  fer,  de  la  grandeur  et 
de  la  forme  de  dames  à  jouer.  On  fait  tourner  ce  mélange  de  seize 
à  dix-huit  heures.  Voici  alors  ce  qui  se  passe  :  le  chlorure  d'argent 
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est  décomposé  par  le  fer,  et  donne  lieu  à  du  chlorure  de  fer  qui 
se  dissout  dans  l'eau,  et  à  de  l'argent  métallique  très-divisé  qui 
s'unit  au  mercure  ;  les  sulfates  de  soude,  de  fer  et  de  cuivre  se 
dissolvent  également  dans  l'eau. 

On  retire  l'amalgame  des  tonneaux,  on  le  lave  et  on  l'exprime 
fortement  pour  en  séparer  l'excès  du  mercure.  L'amalgame  est 
ensuite  moulé  en  boules  de  la  grosseur  d'un  œuf,  et  placé  sur 
une  sorte  de  trépier  ou  de  chandelier  en  fer  muni  par  étages  de 
plusieurs  plateaux  ou  soucoupes  de  même  matière.  Le  tout  est 
recouvert  d'une  cloche  de  fer  autour  de  laquelle  on  allume  du 
feu.  Le  mercure  se  volatilise  ;  mais,  ne  pouvant  s*échapper  par 
le  haut,  il  est  obligé  de  gagner  le  bas  de  l'appareil,  qui  est  formé 
par  une  caisse  de  fer  continuellement  rafraîchie  par  un  courant 
d'eau^  et  il  s'y  condense  à  l'état  liquide.  L'argent  reste  sur  les 
plateaux  du  chandelier. 

Les  quatre  procédés  que  je  viens  de  décrire  peuvent  suffire 
pour  donner  une  idée  générale  de  l'exploitation  des  mines  d'ar- 
gent ;  les  personnes  qui  voudront  plus  de  détails,  et  surtout  con- 
naître les  appareils  dont  on  se  sert  pour  l'extraction  des  différents 
métaux,  devront  recourir  aux  livres  spéciaux  (1). 

Usages.  —  Les  usages  de  l'argent  sont  généralement  connus  : 
on  en  fait  des  monnaies,  des  ustensiles  et  des  bijoux  ;  mais,  avant 
de  l'employer^  ou  l'allie  toujours  avec  une. certaine  quantité  de 
cuivre  qui  lui  donne  de  la  dureté  et  le  rend  plus  propre  à  résister 
aux  effets  de  l'usure.  Cette  quantité  de  cuivre  est  déterminée  par 
la  loi,  et  forme  ce  qu'on  nomme  le  titre  de  l'argent.  Le  titre  de 
l'argent  des  monnaies  de  France  est  de  0,900  pour  la  monnaie 
blanche,  c'est-à-dire  que  1000  parties  d'alliage  contiennent  900 
parties  d'argent  pur  ;  celui  de  la  monnaie  de  billon  est  de  0,200. 
L'argent  d'orfèvrerie  peut  avoir  deux  titres  :  le  premier  à  0,950, 
le  second  à  0,800. 

On  bat  l'argent  pur  en  feuilles,  et  on  le  réduit  en  fils  comme 
l'or  :  il  faut  dire  môme  que  ce  qu'on  nomme  fil  d'or  n'est  que  de 
l'argent  doré  ;  l'or  seul  étant  trop  mou  et  trop  peu  tenace  pour 
ôlre  tiré  en  fils  très-fins. 

L'argent  est  employé  en  chimie  et  en  pharmacie  pour  préparer 
le  nitrate  d'argent  cristallisé  et  fondu.  . 

FAMILLE  DU   MERCURE. 

Le  mercure  se  trouve  sous  cinq  états  dans  la  terre  :  natifs  allié 
à  Vargentj  sulfuré  y  sulfo-sélénié^  chloruré. 

(1)  Brongniart,  Traité  de  minérnlogie.  Paris,  1807  ;  Dumas,  Traité  de  chimie 
appliquée  aux  arts,  Paris,  18^8-1846. 
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Le  merenre  natif  ne  peut  être  confondu  avec  aucun  autre 
corps  :  sa  liquidité,  qui  persiste  jusqu'à  40  degrés  au-dessous  de 
zéro  ;  sa  pesanteur  spécifique,  qui  égale  13,568  ;  son  opacité 
complète,  sa  blancheur  et  son  grand  éclat  métallique  le  font  re- 
connaître à  l'instant. 

Lorsqu'il  est  solidifié  par  le  froid,  il  est  malléable  et  peut 
être  étendu  sous  le  marteau.  Il  se  volatilise  à  350  degrés,  et 
forme  un  gaz  incolore^  qui  se.  condense  sur  les  corps  froids  en 
un  enduit  blanc  composé  d'une  infinité  de  globules  métal- 
liques. 

Le  mercure  natif  se  trouve  sous  forme  de  petits  globules  dans 
la  plupart  des  mines  de  sulfure  de  mercure,  ou  disséminé  dans 
les  roches  qui  lui  servent  de  gangue.  Souvent  les  gouttelettes  se 
détachent  des  masses  et  coulent  à  travers  les  fissures  des  rochers, 
jusqu'à  des  cavités  où  l'on  va  le  puiser  de  temps  à  autre*  Ce  mer- 
cure ne  demande  d'autre  préparation  que  d'être  passé  à  travers 
une  peau  de  chamois  ;  mais  la  quantité  qu'on  en  obtient  ainsi 
est  toujours  fort  petite  ;  la  presque  totalité  de  celui  qui  est  em- 
ployé provient  de  la  réduction  du  sulfure. 

J'ai  déjà  parlé  du  mercure  amalgamé  à  l'argent  ou  mercure 
argental  deHaûy,  à  l'occasion  des  différents  états  sous  lesquels  on 
trouve  l'argent.  Cet  amalgame  ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité 
dans  quelques  mines  de  mercure,  comme  à  Âlmaden,  en  Espa- 
gne ;  à  Idria,  dans  le  Frioul  ;  dans  le  duché  de  Deux-Ponts  ;  à  Al- 
lemont,en  France.  Il  est  solide,  d'un  blanc  d'argent,  très-éclatant, 
tendre  et  fragile.  Il  cristallise  en  dodécaèdre  rhomboïdal,  en 
octaèdre  ou  en  formes  qui  en  sont  dérivées.  Il  blanchit  le  cuivre 
à  l'aide  du  frottement  et  donne  du  mercure  à  la  distillation.  Il 
pèse  14,12.  Cette  densité,  qui  est  plus  forte  que  celle  du  mercure 
îui-mème,'  est  très-remarquable  et  indique  une  grande  conden- 
sation des  éléments  ;  car,  en  partant  de  la  composition  du  mer- 
cure argental,  telle  que  l'a  déterminée  Klaproth, 

Argent 30  i 

Mercure 64  2 
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et  des  densités  des  deux  métaux  10,47  et  43,568,  on  trouve  par  le 
calcul  que  la  densité  de  l'alliage  serait  de  12,^6,  s'il  n'y  avait  pas 
de  condensation. 

On  connaît  deux  autres  amalgames  naturels  d'argent,  for- 
més, comme  le  premier,  de  proportions  définies  des  deux  métaux 
constituants  :  l'un,  qui  a  été  analysé  par  Cordier,  était  com- 
posé de 
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Rapport!  molécultiret. 

Argent 27,5    +    0,7412    =    20  1 

Mercure 72,5    +    0,8         «    58  3 

iOO,0  AgHg» 

Taulre,  bien  différent  des  deux  précédents,  constitue  la  princi- 
pale richesse  de  la  mine  d'Arqueros,  au  Chili  :  il  est  tout  à  fait 
solide^  malléable  comme  l'argent,  et  peut  être  coupé  au  couteau. 
H  est  cristallisé  en.  octaèdres,  ou  sous  forme  de  dendrites  ou  de 
masse  grenue.  Il  pèse  seulement  10,80,  et  contient  : 

Rupporlt  moléculaires. 

Argent 86       +    0,74^2    —    63,7  6 

Mercure 13,5    +    0,8  =    10,8  i 


100,0  Ag«Hg 

Ce  dernier  amalgame  a  reçu  le  nom  d*arquérite» 
M.  Domeyko  a  trouvé  en  outre  dans  les  minerais  de  La  Rossilla 
(Chili)  trois  amalgames  répondant  aux  formules  Ag^Hg^,  AgHg  et 
Ag*Hg5,  et  dans  un  bloc  des  Cordillères  du  Chili  un  minerai  ayant 
pour  formule  Ag*Hg  +  AgHg=Ag7H^. 

Mereur*  tiilfaré  ou  Cinabre. 

Sulfure  solide,  rouge  et  transparent  lorsqu'il  est  pur  et  cris- 
tallisé ;  mais  souvent  opaque  et  pourvu  d'un  éclat  demi-métal- 
lique d*un  brun  foncé.  11  devient  toujours  d'un  rouge  vif  par 
la  pulvérisation.  Il  est  fragile  et  assez  tendre  pour  laisser  une 
trace  rouge  sur  le  papier.  Il  pèse  8,098  lorsqu'il  est  pur.  Il  se 
volatilise  complètement  par  l'action  du  feu  ;  projeté  sur  un  char- 
bon allumé,  il  dégage  de  la  vapeur  merqurielle  qui  blanchit  le 
cuivre  ou  l'or. 

Le  Œiercure  sulfuré  oflfre  quelque  ressemblance  de  couleur 
avec  l'argent  sulfo-antimonié  (argent  rouge),  avec  Tarsenic  sul- 
furé rouge  (réalgar),  et  avec  le  plomb  chromaté.  Mais  le  premier 
De  laisse  pas  de  trace  sur  le  papier,  et  laisse  un  bouton  d'argent 
lorsqu'on  le  chauffe  au  chalumeau. 

Le  réalgar  donne  une  poudre  orangée  et  dégage  une  forte  odeur 
d'ail  lorsqu'on  le  jette  sur  des  charbons,  ou  qu'on  le  chauffe  au 
chalumeau. 

Le  plomb  chromaté  donne  une  poudre  aurore  ;  il  ne  se  vola- 
tilise pas  dans  un  tube  de  verre  ;  il  se  divise  parallèlement  aux 
faces  d'un  prisme  quadrangulaire,  tandis  que  le  cinabre  se  divise 
parallèlement  aux  plans  d'un  prisme  hexaèdre. 

Le  sulfure  de  mercure  cristallise  en  prismes  hexaèdres  régu- 
liers ou  en  formes  qui  dérivent  d'un  rhomboèdre  aigu  et  profon- 
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dément  tronqué  au  sommet.  C'est  ce  rhomboèdre  qui  est  sa 
forme  primitive.  On  le  trouve  aussi  sous  forme  mamelonnée, 
granulaire,  compacte  ou  pulvérulente.  Ce  dernier  est  toujours 
d'un  beau  rouge  et  porte  le  nom  de  vermillon  natif. 

Enfin,  le  mercure  sulfuré  est  souvent  intimement  mélangé  de 
bitume  ou  d'argile  bitumineuse,  qui  lui  donnent  une  couleur 
noirâtre  et  la  propriété  de  dégager  une  odeur  bitumineuse  par 
Faction  du  feu.  C'est  principalement  à  Idria,  en  Illyrie,  que  le 
mercure  se  trouve  sous  cet  état.  M.  Dumas,  en  distillant  ce  mi- 
nerai bitumineux,  en  a  retiré  un  carbure  d'hydrogène  particulier 
(C'H^),  volatil,  solide,  blanc,  cristallisable,  qui  paraît  y  exister 
tout  formé.  M.  Dumas  a  nommé  ce  carbure  idrialine. 

Mercure  sulfo-sélénié.  —  Minerai  du  Mexique  analysé  par  M.  H. 
Rose,  et  qui  lui  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Mercure 81,33    +    0,8      =      65  5 

Soufre 10,30    +    o         =      51,5  *  4 

Sélénium 6,49    4-    2,02    =13  1 

Formule  :  4HgS  -f  HgSe. 

Mercure  chloruré.  — Ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité  dans  les 
mines  de  sulfure  de  mercure  et  notamment  à  Mosche-Landsberg, 
dans  le  duché  de  Deux-Ponts.  Il  y  occupe  les  cavités  d'un  grès 
ferrugineux  ;  il  est  quelquefois  cristallisé  en  petits  prismes  rec- 
tangulaires, dont  les  &êtes  sont  remplacées  par  des  facettes  ; 
mais  il  est  le  plus  souvent  concrétionné  et  mamelonné  dans  l'in- 
térieur des  cavités  de  la  gangue.  Il  est  d'un  gris  de  perie,  fragile, 
volatil,  et  peut  être  sublimé  lorsqu'on  le  chauffe  dans  un  petit 
tube  de  verre.  Ces  deux  derniers  caractères  le  distinguent  de 
l'argent  chloruré. 

Fourcroy  supposait  que  ce  minéral  était  du  deutochlorure  de 
mercure  ;  mais  la  nature  ferrugineuse  de  sa  gangue,  son  aspect 
corné,  et  le  mercure  métallique  qui  l'accompagne  presque  tou- 
jours, ne  permettent  guère  de  douter  que  ce  ne  soit  un  proto- 
chlorure. 

D'après  ce  que  j'ai  dit  jusqu'ici,  on  a  pu  voir  que  quatre  des 
cinq  états  naturels  du  mercure,  à  savoir,  les  mercures  natif,  ar- 
.  gental,  sulfo-sélénié  et  chloruré,  sont  très-rares  et  ne  forment, 
pour  ainsi  dire,  que  des  accidents  au  milieu  du  mercure  sulfuré, 
qui  constitue  partout  la  masse  principale  du  minerai  et  celle  dont 
on  extrait  réellement  le  mercure  du  commerce. 

Cette  substance  est  même  assez  rare  et  d'un  gisement  très- 
restreint.  On  en  trouve  très-rarement  et  très-peu  dans  les  terrains 
primitifs,  et  seulement  dans  les  plus  élevés,  tels  que  le  mica- 
schiste ;  c'est  ainsi  qu'on  l'observe  à  Szlana,  sur  les  bords  du  Sajo» 
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en  Hongrie,  et  dans  quelques  endroits  de  la  Saxe,  de  la  Bohême 
et  de  la  Silésie.  Si  maintenant  on  se  rappelle  que  la  terre  a  été 
primitivement  un  globe  de  matière  fondue  et  d'une  chaleur  exces- 
sive, on  comprendra,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  que  le  mercure  et 
le  soufre  devaient  faire  partie  de  son  atmosphère,  et  qu*ils  n*ont 
pu  se  condenser  qu'après  la  solidification  des  roches  de  cristalli- 
sation, telles  que  le  granité,  la  syénite,  la  protogyne,  etc.  ;  tandis 
que  le  micaschiste,  qui  se  trouve  au-dessus,  a  pu  voir  condenser 
le  sulfure  de  mercure.  Mais  il  faut  ajouter  qu'il  n'y  est  pas  resté, 
parce  que  ces  couches,  d'abord  superficielles,  ont  pu,  par  l'abais- 
sement du  sol  et  par  la  superposition  de  couches  nouvelles,  se  rap- 
procher du  centre  et  éprouver  l'action  d'une  chaleur  intense  qui 
en  aura  chassé  le  mercure,  lui  aura  même  fait  traverser  le  terrain 
houiller,  soumis  à  une  chaleur  encore  trop  forte  pour  qu'il  pût 
s'y  arrêter,  et  ne  lui  aura  permis  de  se  condenser  que  dans  les 
grès  rouges  et  dans  les  schistes  bitumineux  superposés  à  la  houille. 
C'est  là,  en  effet,  que  se  trouve  la  plus  grande  partie  du  sul- 
fure de  mercure,  dans  toute  l'étendue  du  monde  :  à  Mosche- 
Landsberg,  à  Almaden,  à  Idria,  à  San-Juan  de  la  Chica  au 
Mexique,  à  Guanca-Yélica  au  Pérou.  Enfin,  on  le  trouve  en  filons 
dans  le  calcaire  pénéen,  dans  la  montagne  de  Silla-Casa,  au 
Pérou. 

On  voit  que  presque  partout  les  gîtes  de  mercure  sulfuré  sont 
circonscrits  dans  un  espace  très-iimité  entre  le  grès  rouge  et  le 
calcaire  pénéen.  Les  schistes  bitumineux  qui  l'avoisinent  offrent 
des  empreintes  de  poissons  qui  ont  quelquefois  toutes  leurs  écail- 
les, et  qui,  dans  toutes  les  localités,  paraissent  appartenir  à  la 
même  espèce.  Dans  tous  les  cas,  le  sulfure  se  trouve,  ou  disséminé 
dans  toute  la  masse  du  dépôt,  ou  réuni  en  petits  amas  isolés 
les  uns  des  autres,  ou  en  veines  placées  dans  toutes  les  direc- 
tions. 

Extraction,  —  On  retire  le  mercure  de  son  sulfure  par  deux  pro- 
cédés principaux  :  ou  Ton  décompose  le  sulfure  par  un  corps  fixe 
qui  s'empare  du  soufre  et  laisse  volatiliser  le  mercure,  ou  bien 
on  grille  le  sulfure  de  meri^ure  avec  le  contact  de  l'air  dans  un 
appareil  propre  à  condenser  le  mercure.  Alors  le  soufre  se  perd  à 
l'état  d'acide  sulfureux.  Le  premier  procédé  est  usité  dans  les 
Deux-Ponts,  le  second  est  employé  à  Almaden  et  à  Idria.  Dans 
le  duché  de  Deux-Ponts,  on  mêle  la  mine  broyée  avec  de  la  chaux 
éteinte,  et  on  la  chauffe  dans  de  grandes  cornues  de  fonte,  dis- 
posées sur  une  galère,  La  chaux  s'empare  du  soufre,  et 
le  mercure,  volatilisé  par  le  calorique,  vient  se  condenser 
dans  un  pot  de  terre,  en  partie  rempli  d'eau,  adapté  à  chaque 
cornue. 
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A  Almaden,  on  chauffe  la  mine  triée,  et  quelquefois,  en  outre, 
bocardée  et  lavée,  dans  des  fourneaux  carrés,  disposés  de  ma- 
nière que  le  sulfure,  placé  sur  un  sol  à  jour,  est  traversé  par  la 
flamme  du  foyer  qui  se  trouve  au-dessous.  A  la  partie  supérieure 
de  Tune  des  faces  du  fourneau  sont  pratiquées  des  ouvertures  à 
chacune  desquelles  est  adaptée  une  suite  de  conduits  dits  alufklSy 
qui  passent  au-dessus  d'une  terrasse,  et  vont  se  rendre  dans  une 
grande  chambre  ou  réservoir  commun.  Au  moyen  de  cette  dis- 
position et  du  courant  d'air  établi  par  le  feu  dans»  tout  l'intérieur 
de  l'appareil,  le  soufre  de  la  mine  se  brûle  et  se  dégage  à  l'état 
d'acide  sulfureux;  le  mercure,  revenu  à  l'état  métallique,  se  vo- 
latilise et  se  condense  dans  les  aludels,  d'où  il  coule  dans  le  ré- 
servoir commun.  La  terrasse  au-dessus  de  laquelle  passent  les 
aludels  est  inclinée  des  deux  côtés  vers  son  milieu,  où  elle 
forme  une  rigole  destinée  à  recevoir  et  verser  dans  la  chambre 
le  mercurô  que  les  jointures  des  conduits  laisseraient  échap- 
per. 

A  Idria,  on  emploie  un  fourneau  semblable  à  celui  d'Almaden; 
mais  la  condensation  du  mercure  se  fait  dans  une  suite  de  cham- 
bres adossées  l'une  à  l'autre,  et  communiquant  alternativement 
par  leur  partie  inférieure  et  supérieure,  afin  d'augmenter  le  trajet 
que  les  vapeurs  doivent  parcourir.  Dans  ce  procédé,  comme  dans 
celui  d'Almaden,  les  produits  de  la  combustion  du  bois  et  ceux 
du  bitume  forment  une  suie  grasse  qui  salit  le  mercure,  et  dont 
on  le  débarrasse  par  le  moyen  de  la  chaux  ou  de  tout  autre  alcali. 
La  suie  mélangée  d'alcali  est  mise  à  la  partie  sfupérieure  du  four- 
neau et  chauffée  dans  une  autre  opération. 

Le  mercure  purifié  est  versé  dans  le  commerce,  retafermé  dans 
des  bouteilles  en  fer  ou  dans  des  outres  de  peau. 

Usages.  —  Le  principal  usage  du  mercure  est  pour  Texploitation 
des  mines  d'or  et  d'argent,  pour  la  fabrication  du  cinabre  artifi- 
ciel et  du  vermillon,  pour  Tétamage  des  glaces,  pour  la  construc- 
tion des  baromètres  et  thermomètres,  etc. 

Il  fournit  à  la  pharmacie  son  oxyde  rouge  préparé  par  la  calci- 
nation  du  nitrate,  ses  sulfures,  ses  deux  chlorures,  connus  sous 
les  noms  de  mercure  doux  et  sublimé  corrosif  ;  ses  deux  iodures,  et 
un  grand  nombre  de  sels.  Il  fait  la  base  des  pommades  citriae  et 
mercurielle,  de  l'emplâtre  de  Vigo,  etc.  Ses  composés  sont  ea  gé- 
néral vénéneux,  ou  au  moins  dangereux;  cependant,  lorsqu'ils 
sont  employés  avec  prudence,  ils  tiennent  le  premier  rang  parmi 
les  antisyphilitiques  connus. 
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Le  plomb»  nommé  satume  par  les  alchimistes,  est  un  des  mé- 
taux les  plus  abondamment  répandus  dans  la  terre;  il  y  existe 
sous  dix-neuf  états  principaux,  savoir  : 


nalif, 

anlimonialé, 

lelluré, 

arséniaté, 

sélénié, 

phospliaté, 

sulfuré, 

sulfaté. 

oxydé, 

sélénité, 

tungstaté. 

carbonate. 

molybdaté. 

chloruré. 

vanadaté. 

ioduré, 

chromaté, 

hydro-aluminalé, 

anlimonité. 

Plomb  maiif  • 

Très-rare  et  longtemps  regardé  comme  le  produit  d'anciennes 
fonderies  abandonnées.  Ainsi  Gensanne  père  disait  avoir  trouvé 
dans  le  Yivarais  (Ârdèche)  des  dépôts  considérables  de  minerai 
de  plomb  terreux,  dans  lequel  on  voyait  du  plomb  natif  en  globu- 
les; mais  son  fils  même  a  reconnu,  par  les  scories,  la  litharge  et 
d'autres  indices  trouvés  sur  les  lieux,  que  ce  plomb  était  un  pro- 
duit de  Tart.  Mais  du  plomb  natif  a  véritablement  été  trouvé  par 
an  voyageur  danois,  nommé  Rathké,  dans  les  laves  de  Tile  Madère, 
et  depuis  on  Ta  observé  dans  celles  du  Vésuve.  On  en  a  également 
trouvé  dans  la  galène,  à  Alstoon-Moore,  dans  le  Cumberland,  et  en 
Bohême.  Mais  il  n'en  est  pas  moins  très-rare. 

Le  plomb  natif  présente  à  peu  près  les  mêmes  propriétés  que 
celui  obtenu  par  Tart.  Il  est  solide,  d'un  blanc  bleuâtre,  très-écla- 
lant,  mais  se  ternissant  promptement  à  l'air.  Il  est  assez  mou  pour 
se  laisser  rayer  par  l'ongle,  sans  sonorité  et  sans  élasticité.  11  est 
très-malléable,  peu  ductile  et  très-peu  tenace.  Il  pèse  11,352.  Il 
est  fusible  à  260  degrés,  et  un  peu  volatil  à  une  haute  température, 
avec  le  contact  de  Tair.  Il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique,  même 
à  froid,  mais  mieux  à  chaud.  La  liqueur  est  incolore,  et  forme  avec 
les  alcalis  un  précipité  blanc,  soluble  dans  la  potasse  et  la  soude 
caustiques,  mais  non  dans  Tammoniaque.  L'acide  sulfhydrique  et 
les  sulfhydrates  y  forment  un  précipité  noir;  l'acide  sulfurique 
et  les  sulfates,  un  précipité  blanc  insoluble  dans  l'acide  nitrique. 

Le  plomb  forme  deux  oxydes  principaux,  savoir  :  un  oxyde 
jaune  salifiable  nommé  massicot^  ou  lUharge  lorsqu'il  est  fondu  au 
feu  ;  il  est  formé  de  PbO. 
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Secondement,  un  oxyde  puce,  formé  de  PbO*,  non  saliûablci 
décomposé  par  les  acides  en  oxygène  et  en  proloxyde. 

Le  plomb  forme  en  outre  un  sous-oxyde  Pb*0,  et  un  oxyde  in- 
termédiaire, d'un  rouge  vif  ou  orangé,  nommé  minium^  composé 
le  plus  ordinairement  de  PbO  +  PbO*  ou  Pb^O^. 

Plomb  tellure. 

Ce  composé  existe  dans  la  terre,  mais  toujours  mélangé  ou  com- 
biné avec  les  tellurures  d'or  et  d'argent.  11  portait  autrefois  le  ' 
nom  d'or  de  Nagyag,  et  était  exploité  comme  mine  d'or,  ce  qui 
m'a  autorisé  à  le  ranger  au  nombre  des  états  naturels  de  l'or,  bien 
que  sa  vraie  place  soit  avec  les  composés  plombiques;  j'en  ai  dé- 
crit deux  espèces  nommées  Mullerine  et  Élasmose^  très-différentes 
par  la  proportion  des  corps  qui  les  constituent;  il  est  inutile  d'y 
revenir  ici. 

Plomb  BéléBié. 

Trouvé  au  Harz  dans  des  dépôts  ferrugineux  situés  dans  les 
schistes  argileux  et  les  diorites^  ou  engagés  dans  la  dolomie.  Il 
contient  un  peu  de  séléniure  de  cobalt,  d'après  Stromeyer,  qui  en 
a  retiré, 

RappoKs  moléculaire^. 

Sélénium 28,il        56  1 

Plomb 70,98        54 1 

Cobah 0,83         2»        ' 

Formule  :.:?bSe. 
Ce  minéral  offre  presque  tous  les  caractères  physiques  du 
sulfure  de  plomb,  de  sorte  que  ce  n'est  que  par  l'essai  au 
chalumeau  ou  l'analyse,  qu'on  peut  le  distinguer.  Il  est  d'un 
gris  de  plomb,  éclatant,  non  ductile,  facile  à  couper,  offrant  un 
clivage  cubique.  Il  pèse  spécifiquement  6,8  d'après  Sillimann; 
7,697  d'après  Lévy;  8,2  suivant  Haidinger.  Au  chalumeau,  il  dé- 
gage une  odeur  de  rave  pourrie. qui  caractérise  le  sélénium,  et 
laisse  de  l'oxyde  de  plomb  ou  du  plomb  métallique,  suivant  qu'on 
a  dirigé  sur  le  résidu  la  flamme  oxydante  ou  réductive  de  l'ins- 
trument. 

Plomb  sélénié  hydrargyrifère,  —  Combinaison  ou  mélange  à 
proportions  variables  de  séléniure  de  plomb  et  de  séléniure  de 
mercure.  Une  analyse  de  M.  H.  Rose  a  donné  : 

Rapports. 

Sélénium 24,97        55  4 

Plomb 55,84        43       .3. 

Mercure 16,94        i3  1 

ce  qui  indique  une  combinaison  de  3PbSe  +  HgSe.  Cette  subs- 
tance est  métalloïde,  d'un  gris  foncé,  lamellaire,  non  ductile,  fa- 
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cile  à  couper.  Elle  pèse  7,  3.  Mélangée  avec  de  la  soude  et  chauf- 
fée dans  un  tube  fermé,  elle  donne  des  gouttelettes  de  mercure. 
On  la  trouve  dans  la  mine  de  Tilkerode,  au  Harz. 

Plomb sélénité cuprifère.  —Substance  métalloïde,  de  densité  et 
de  couleur  variables,  suivant  les  proportions  des  deux  séléniures 
qui  la  constituent.  On  en  connaît  aujourd'hui  trois  combinaisons, 
l'uDe  formée  de  PbSe  +  CuSe,  la  seconde  de  2PbSe  +  CuSe, 
la  troisième  =  PbSe  +  CuSe,  toutes  trois  trouvées  dans  les 
mlDes  du  Harz,  dans  des  veines  de  dolomie  et  accompagnées  de 
cuivre  carbonate  vert« 

Pl«mb  smlfaré  o«  Ctalème. 

Ce  sulfure  constitue  la  plus  importante  des  mines  de  plomb, 
puisque  c'est  lui  qui  fournit  tout  le  plomb,  la  litharge,  le  minium 
et  une  partie  de  l'argent  du  commerce.  II  est  solide,  d'un  gris 
foQcé  joint  à  un  grand  éclat  métallique.  Sa  structure  est  éminem- 


Fip.  90.  —  Ploinb  fulforé. 


.Fig.  91.  —  Plomb  fulfuré. 


ment  lamelleuse  et  son  clivage  très-facilement  cubique.  Il  est 
souvent  cristallisé  en  cube,  cubo-oclaèdre,  octaèdre,  etc.  (fig.  90, 


rig.  91.  —  Plomb  soUuré. 


Fig.  93.  — .  Plomb  fulfuré. 


91,  Ôî,'93).  Il  est  assez  dur,  cassant,  et  se  divise  en  parcelles 
lorsqu'on  veut  le  rayer  avec  le  couteau.  11  pèse  7,58. 
Au  chalumeau,  il  décrépite,  se  fond,  dégage  de  l'acide  sulfu- 
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reuxy  et  laisse  de  Toxyde  jaune  de  plomb  ou  du  plomb  métallique, 
suivant  la  flamme  employée.  Lorsqu'on  le  réduit  en  poudre  très- 
fine  et  qu'on  le  traitepar  l'acide  nitrique  concentré,  on  le  convertit 
entièrement  en  sulfate  de  plomb  blanc  et  insoluble,  ce  qui  s'ex- 
plique facilement  lorsque  l'on  considère  que  le  sulfure  de  plomb 
est  formé  de  PbS,  et  qu'il  n'a  besoin  que  de  4  atomes  d'oxygène 
pour  devenir  PbO  -|-  SO'  ou  sulfate  de  plomb. 

Lorsqu'on  traite  le  sulfure  par  Tacide  nitrique  affaibli,  le  ré- 
sultat est  différent  :  il  se  forme  bien  toujours  un  peu  de  sulfate  de 
plomb,  mais  la  plus  grande  partie  du  soufre  reste  inattaquée  : 
le  plomb  seul  s'oxyde  et  constitue,  avec  Tacide  nitrique  non 
décomposé,  un  nitrate  de  plomb,  que  Ton  trouve  dans  la  li- 
queur. 

Le  plomb  sulfuré  appartient  à  un  grand  nombre  de  terrains.  Il 
commence  à  se  montrer  en  filons  ou  en  amas  peu  considérables 
dans  les  terrains  primitifs  supérieurs,  tels  que  le  gneiss,  le  mi- 
caschiste et  les  phyllades  ou  schistes  siliceux  primitifs  (Yillefort, 
Lozère,  Vienne,  Tlçère  ;  Joachimstal,  en  Bohême  ;  Northampton, 
en  Angleterre). 

Il  exisle  en  beaucoup  plus  grande  quantité  dans  les  terrains  in- 
termédiaires, par  exemple,  en  amas  irréguliers  ou  en  couches 
dans  la  grauwacke  grossière  et  schisteuse  de  Poullaouen  et  de 
Huelgoat,  dans  le  département  du  Finistère  ;  ou  dans  le  calcaire 
noir  et  métallifère  qui  termine  cette  série,  comme  dans  le  Der- 
byshire  et  le  Norlhumberland,  à  Dante  au  Mexique,  etc. 

Le  plomb  sulfuré  est  encore  très-abondant  dans  les  terrains  se* 
condaires  inférieurs,  où  il  est  presque  partout  disposé  par  couches 
plus  ou  moins  étendues  ;  d'abord  dans  le  grès  rouge  ancien  qui 
forme  la  base  de  cette  période,  ensuite  dans  le  calcaire  gris  ou 
noirâtre,  nommé  zechstein,  qui  recouvre  le  terrain  houiller. 

Enfin  le  plomb  sulfuré  se  rencontre  dans  le  lias  qui  termine  les 
terrains  secondaires  inférieurs  (à  Combecave,  Lot).  On  ne  le 
trouve  pas  au-dessus. 

Le  plomb  sulfuré  est  presque  toujours  associé  à  d'autres  subs- 
tances métalliques,  surtout  au  zinc  sulfuré  (blende),  au  fer  et  au 
cuivre  sulfurés,  au  cuivre  gris,  etc.  Ses  gangues  les  plus  ordinaires 
sont  le  quartz,  la  baryte  sulfatée,  le  fluorure  de  calcium,  la  chaux 
carbonatée.  Il  contient  presque  toujours  de  l'argent,  dont  la 
quantité  s'élève  quelquefois  à  10  ou  15  pour  100.  A  cet  égard  les 
mineurs  distinguent  trois  variétés  de  galène,  suivant  qu'elle  est 
à  grandes  facettes^  à  petites  facettes  ou  à  grains  d'acier.  La  première 
contient  fort  peu  d'argent  ;  la  seconde  en  renferme  davantage,  et 
la  dernière  beaucoup  plus.  Il  paraît  aussi  que  la  galène  des 
terrains  primitifs  contient  plus  d'argent  que  celle  des  terrains 
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secondaires,  et  que  dans  une  même  exploitation,  par  exemple  en 
Bretagne,  le  minerai  est  d'autant  plus  riche  en  argent  qu'on 
s'enfonce  davantage. 

Les  détails  dans  lesquels  je  suis  précédemment  entré  sur  l'ex- 
ploitation du  sulfure  de  plomb,  comme  minerai  d'argent,  me 
permettent  de  le  rappeler  ici  en  quelques  mots. 

Le  minerai,  bocardé,  lavé  et  grillé  est  mêlé,  avec  de  la  poudre 
de  charbon,  de  la  mine  de  fer  oxydée,  de  la  fonte  de  fer  granulée, 
ou  de  la  menue  ferraille,  et  projeté  par  parties  dans  un  fourneau 
à  manche  rempli  de  charbon.  Le  fer,  en  raison  d'une  affinité  su- 
périeure, s'empare  du  soufre  de  la  galène  et  met  le  plomb  en  li- 
berté. Ce  métal  fondu  est  reçu  dans  un  bassin  avec  le  sulfure  de  fer, 
qui,  en  raison  d'une  moins  grande  densité,  vient  à  la  surface. 
On  soutire  le  plomb  par  la  partie  inférieure  ;  il  porte  le  nom  de 
pl(mb  d'oeuvre  :  on  le  soumet  à  la  coupellation  pour  en  retirer 
l'argent  ;  mais  alors  le  plomB  se  trouve  converti  en  litharge  ;  on 
en  conserve  une  partie  sous  cet  état  pour  le  besoin  des  arts  ;  le 
reste  est  ramené  par  le  charbon  à  l'état  métallique. 

Le  sulfure  de  plomb  est  employé,  sous  le  nom  d'alqui'foux, 
pour  former  la  couverte  des  poteries  communes.  Par  l'action  du 
feu,  le  soufre  se  brûle,  le  plomb  s'oxyde  et  forme  un  verre 
jaunâtre  avec  la  silice  de  l'argile.  Mais  cette  couverte  est  dan- 
gereuse pour  la  préparation  des  aliments,  par  la  propriété  qu'elle 
possède  de  se  dissoudre  dans  les  liqueurs  acides  ou  chargées  de 
sel  marin. 

Le  sulfure  de  plomb,  indépendamment  de  son  mélange  habi- 
tuel avec  une  quantité  indéterminée  et  variable  de  sulfure  d'ar- 
gent, se  trouve  souvent  combiné  à  d'autres  sulfures  métalliques, 
en  proportions  si  bien  déterminées  qu'on  est  obligé  de  les  consi- 
dérer comme  autant  d'espèces  minéralogiques,  mais  tellement 
nombreuses  qu'il  n'est  plus  possible  de  les  distinguer  que  par  des 
noms  insignifiants.  Voici  celles  de  ces  combinaisons  qui  sont 
connues  jusqu'ici  : 

1.  Piomb  sulfo'arsénié. 

{ .  Dufrénoysite =  2PbS  +    As^S» 

2.  Plombs  sulfurés  anitmonifères. 

Rapport  des  deux  fulfuref. 

2.  Kilbrickénite =  6PbS  +    Sb*S«  36 

3.  Géocronite =  5PbS  +  j  ^^,33 1  30 

4.  Boulangérite =  3PbS  +    Sb«S»  i  8 

5.  Fédérerz =  2PbS  +    Sb«S»  12 

6.  Jamesonite =  3PbS  -h  2Sb*S»  9 


6 

6 

6 
6 
6 
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Rapport  des  deux  tulfaret. 

7.  Plagîonite =  4PbS  +  3Sb*S»  8      :      6 

8.  Zinkénite =    PbS  +    Sb»S»  6      :      6 

/Sb\ 
0.  Bleischimmer =  3PbS  +  5(       |S 


Q 


3.  Plomb  sulfuré  stihio-argmHfère. 
10.  Bournonite =  (2PbS  +  Sb»S»)  4-  Cu*S. 

Fédérârz. 

4.  Plomb  su^fUré  stibio^rgentifère , 

U.  Weissgultigeps  clair  de  Himmelsfahrt  Pb"Ag  Fe»Sb«S*^. 
12.           —            sombre  de  Freyber. 
;  13.  Schilfglaserz =  7PbS  +  5(Sb«S'  +  AgS). 

Myargyrite. 

14.  Brongniardite =  PbS  +  AgS -f  Sb«S». 

5.  Plomb  sulfuré  bismuthi-argentifère, 

15.  Wismulh  Bleierz. 

6.  Plomb  sulfuré  bismuthi-cuprifère, 

16.  Nadelerz. 

Voici  les  principaux  caractères  de  ces  différents  composés. 

1*^  Dufrénoysite.  —  Cette  substance  accompagne  l'arsenic  sul- 
furé rouge  qui  forme  de  petites  veines  dans  ladolomie  de  Binnen 
(en  Valais).  Elle  est  en  petits  trapézoèdres  très- brillants  qui  de- 
viennent d*un  rouge  brun  par  la  pulvérisation.  Elle  est  aigre,  fra- 
gile ;  elle  pèse  5,549. 

Elle  se  fond  aisément  sur  un  charbon,  au  chalumeau,  en  déga- 
geant une  odeur  sulfureuse^  puis  arsenicale,  et  en  laissant  à  la 
fin  un  petit  globule  de  plomb  entouré  d'une  auréole  jaune. 

M.  Damour,  qui  l'a  découverte  et  analysée,  en  a  retiré  : 


Rapport»  moléculairct. 

Plomb.... 

57,09 

X 

0,7724  =          44          2 

Arsenic... 

20,73 

X 

2,1333  =          54          2 

Soufre.,.. 

22,18 

X 

5           =        Hl           5 

100,00 

Cette  composition  répond  exactement  à  la  formule  2PbS  -f- 
Sb^S',  qui  est  celle  du  Fédérerz,  dans  laquelle  l'arsenic  est  subs- 
titué à  l'antimoine. 

2®  Ktlbnckénite.  —  Trouvé  àKilbricken,  dans  le  comté  de  Clark, 
en  Angleterre.  Elle  se  présente  en  masses  métalloïdes  d'un  bleu 
grisâtre;  sa  cassure  est  à  la  fois  compacte,  terreuse  et  feuilletée  ; 
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elle  pèse  6,4.  Elle  se  dissout  lentement  à  chaud  dans  l'acide 
chlorhydrique  concentré,  avec  dégagement  d'acide  sulfhydrique. 
La  liqueur  refroidie  et  séparée  du  chlorure  de  plomb  cristallisé 
forme  un  précipité  blanc  d'oxychlorure  d'antimoine  lorsqu'on 
rétend  d'eau.  Ce  caractère  appartient  du  reste  à  tous  les  plombs 
sulfo-antimoniés. 

3*  Géocronùe.  —  Trouvée  dans  la  mine  d'argent  de  Scala,  en 
Dalécarlie  ;  amorphe,  avec  cassure  lamellaire  dans  un  sens,  gre- 
nue et  écailleuse  dans  l'autre  ;  couleur  gris  de  plomb  ;  pesanteur 
spécifique  5,88.  Composition  : 

Rapports  moléculairet. 

Plomb 66,452     X    0,7723  —  6i 

Antimoine.        9,576    x     1,24  —  i2 

Arsenic...        4,693    x    2,i333  —  H 

Soufre 16,262     x     5  —  81 

Cuivre 4,514     X     2,52  —  3,8 

Fer. 0,4i7     X    2,857  —  1 

Zinc 0,111     X    2,46  —  0,2 

Argent  et  bismuth,  une  trace. 

La  quantité  de  soufre  ne  suffit  pas  pour  sulfurer  tous* les  mé- 
taux. Si  l'on  suppose,  cependant,  qu'ils  le  soient,  on  pourra  re- 
présenter la  géocronile  par  5  PbS  +  (Sb,As)*S',  ainsi  qu'on  le 
fait  ordinairement. 

4*  Boulangérite.  —  Substance  éclatante  et  d'un  gris  de  plomb  ; 
en  masses  fibro-lamellaires,  ou  en  prismes  cylindroïdes  ondulés 
et  contournés  qui  sont  souvent  pris  pour  de  l'antimoine  sulfuré, 
mais  qui  s'en  distinguent  par  leur  couleur  de  plomb,  par  le  con- 
toomement  de  leurs  fibres  et  par  la  croûte  d'antimonite  de  plomb 
qui  se  forme  souvent  à  leur  surface.  Pesanteur  spécifique  5,97. 
L'acide  chlorhydrique  la  dissout  facilement  à  chaud ,  en  produi- 
sant les  résultats  ci-dessus  décrits.  La  moyenne  de  quatre  ana- 
lyses très-concordantes,  faites  par  différents  chimistes,  donne 
pour  la  composition  de  ce  minéral  : 

R^>portt  moléeulairet. 

Plomb 55,65     x    0,7725    —        43  4 

Antimoine 25,24    X     1,24        =        31  3 

Soufre 18,75    X    5  =94  9 

Ces  résultats  sont  exactement  représentés  par  P*S*  -|-  Sb^S',  ou 
par  8PbS  -j-  3Sb*S*  avec  excès  de  soufre.  On  admet  ordinaire- 
ment 3  PbS  +  Sb^S^. 

5*  Federerz.  —  Substance  métalloïde,  d'un  gris  bleuâtre,  en 
petites  fibres  capillaires  agglomérées  dans  une  gangue  de  quartz. 
Elle  a  été  trouvée  à  WolCsberg,  au  Harz.  Elle  contient,  d'après 
M.  H.  Rose  : 

GouooftT,  Drogaet,  7«  édit .  T.  I.  -^  1  i 
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Rapports  moléculaires. 

Plomb 46,87  36,2  2 

AnUmoine 31,04  38,5  2    . 

Soufre i9,72  98,6  îi 

Fer 1,30  3,7  » 

Zinc 0,08  »  » 

ce  qui  conduit  à  la  formule  2PbS  -|-  Sb^S^  avec  mélange  de  fer 
sulfuré. 

6°  Jamesonite.  —  Substance  éclatante,  d'un  gris  d'acier,  cristal- 
lisant en  prisme  droit  rhomboïdal  de  101^  20'  environ  :  pesant 
5,56  ;  trouvée  en  masses  cristallines  dans  les  mines  de  Comwall 
Analyse  par  M.  H.  Rose  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb 40,75       31,5    =     31,5      (3) 

Antimoine...     34,40      43       ==     43         (4) 

Soufre 22,15     111        =96         (9)    4-    15 

Fer 2,30        6,5    =     »  »  6,5 

Cuivre 0,13  »  »  »  .    » 

d'où  Ton  tire  Pb^Sb^S»  ou  3PbS  +  2  Sb^S^,  avec  mélange  de  bi- 
sulfure de  fer. 

V  Plàgionite,  —  Métalloïde,  d'un  gris  de  plomb  foncé  ;  cristal- 
lisée en  prismes  obliques  rhomboSdaux  très-courts,  et  dont  les 
arêtes  de  la  base  sont  remplacées  par  les  faces  de  l'octaèdre  ;  de 
plus,  un  des  angles  de  la  base  est  remplacé  par  une  facette.  Pe- 
santeur spécifique  5,4.  La  moyenne  de  trois  analyses  donne  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb 40,71     X     0,7725    —      31  4 

Antimoine 37,65     x     1,24        —      47  6 

Soufre 2i,64     x     5  —    108        14 

100,00 

Si  l'on  admet  pour  la  plagionite  la  formule  ordinaire  4PbS  + 
3Sb^S^,  il  reste  une  m(^6cule  de  soufre  en  excès  ;  mais  si  Ton 
admet  l'existence  du  su?  jre  Sb^S*,  l'analyse  répond  très-exacte- 
ment à  la  formule  4PbS  -|-  2Sb^S*.  Nous  avons  déjà  vu  que  la 
boulangérite  est  exactement  représentée  par  4PbS  +  Sb'S*. 

8«  Zinkenùe.  —  Métalloïde,  d'un  gris  d'acier,  pesant  5,3  ;  cris- 
tallisée en  prismes  à  six  pans,  réguliers,  terminés  par  une  pyra- 
mide dont  les  faces  répondent  aux  arêtes  du  prisme.  Trouvée  par 
M.  Zinken  à  Wolfsberg.  M .  H.  Rose  en  a  retiré  : 

Rapports  molécalairet. 

Plomb '31,97               24,69  4 

Antimoino 44,11               54,7  9 

Soufre 22,58  113  18 

Cuivre 0,42                 »  » 

La  formule  admise  est  PbS  -f  Sb^S^. 
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9"*  Bieùchimmer,  —  Substance  métalloïde,  d'un  gris  de  plomb,  à 
cassure  grenue,  très-fragile,  trouvée  à  Nertschinsk  en  Sibérie. 
Une  analyse  de  M.  Piaffa  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb 43,44  33  3 

Antimoine 35,47  44  \  ^ 

Arsenic 3,56  8)  ^ 

Soufre n,20  85  8 

Cette  analyse  est  remarquable  en  ce  qu'elle  conduit  à  admettre 
pour  l'antimoine  l'existence  d'un  sulfure  SbS  répondant  au  réal- 
gar.  La  formule  du  minéral  est  3PbS  +  5(Sb,As)S. 

iO»  Boumonite.  —  Substance  métalloïde,  d'un  gris  de  plomb, 
cristallisant  en  prisme  droit  rectangulaire,  presque  cubique  ;  elle 
pèse  5,7  ;  elle  fond  au  chalumeau,  en  donnant  comme  tous  les 
composés  précédents  de  Tacide  sulfureux,  des  vapeurs  d'oxyde 
d'antimoine,  de  l'oxyde  jaune  de  plomb,  et  enfin  du  cuivre  mé- 
tallique; traitée  par  l'acide  nitrique,  elle  laisse  un  résidu  insoluble 
formé  de  sulfate  de  plomb  et  d'acide  antimonieux,  et.  produit  une 
dissolution  de  sulfate  ou  de  nitrate  de  cuivre,  qui  devient  d'un 
bleu  très-foncé  par  l'ammoniaque.  La  bournonite  se  trouve  par- 
ticulièrement dans  les  gîtes  plombifères  et  cuprifères  de  Huel- 
Boysmine  en  Cornwall,  et  de  Pfaffenberg  et  Klauslhal  au  Harz. 
Deux  analyses  faites  par  H.  Rose  et  Smithson  lui  assignent  la 
composition  suivante  : 

Rapports  moléculaires. 
Plomb Ai  1    OU  2 

Cuivre i2,65  \        2 

Antimoine 26,58  i        2 

Soufre 20,07  3        6 

100,00 
d'où  il  résulte  que  la  bournonite  contient  1  molécule  de  sulfure 
d'antimoine,  2  de  sulfure  de  plomb  et  1  de  sulfure  cuivreux;  ou 
bien  1  molécule  de  Federerz  et  1  de  sulfure  cuivreux. 

H«  Weissgultîgerz.  —  Ce  nom  est  donné  par  les  mineurs  alle- 
mands à  un  certain  nombre  de  minerais  qui  tiennent  le  milieu, 
par  leur  composition,  entre  les  différentes  espèces  d'argent  et  de 
plomb  sulfo-antimoniés.  J'en  ai  déjà  rapporté  deux  analyses  à  la 
suite  des  espèces  d'argent  sulfo-antimonié  ;  en  voici  deux  autres 
qui  doivent  trouver  place  ici,  en  raison  de  la  prédominance  du 
plomb  sulfuré  : 

•    j  Rapport  |i  Rapport 

moléculaire.  *  moléculaire. 

Plomb 48,06  37  41  32 

Argent 20,40  15                    9,25  7 

Fer 2,25  6                    1,75  5 

Antimoine.  7,87  10  20,50  27 

Soufre 12,25  61  2i  110 
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T.  Weissgultigerz  clair  de  Freyberg  ou  de  Himmelsfahrt^  ana- 
lysé par  Klaprolh. 

II.  Weissgultigerz  sombre  de  Freyberg. 

On  ne  peut  rien  conclure  de  ces  analyses,  dont  la  première  ne 
présente  guère  que  la  quantité  de  soufre  nécessaire  pour  sulfurer 
le  plomb^  le  fer  et  Tantimoine,  et  dont  la  seconde  en  offre 
un  excès  considérable  pour  la  sulfuration  complète  des  mé- 
taux. 

12**  Schilfglaserz.  —  Celle  variété,  mieux  déflnie  que  les  précé- 
dentes, constitue  une  matière  d'apparence  métallique,  d'un  gris 
d'acier,  pesant  6,194,  assez  tendre,  cristallisant  en  prisme  hexaè- 
dre terminé  par  une  ou  deux  faces,  ou  formant  plutôt  un  prisme 
quadrangulaire  oblique,  dont  l'inclinaison  des  côtés  est  de  91<>89, 
et  dont  deux  arêtes  opposées  sont  remplacées  par  des  faces  qui 
font  avec  celles  du  biseau  un  angle  de  146  degrés.  M.  Wœhier  en 
a  retiré  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 18,74  î)3,7  44 ou  27 

Antimoine...     27,38  34  16      10 

Plomb 30,27  23,4  U        7 

Argent 22,93  17  8        5 

=  llPbs-f  8(Sb«S»  +A8S) 

ou   7Pb8  +  5iSb«S»  -h  AgS) 

Miargyrite. 

13*  Brongniardite.  —  Minéral  venant  du  Mexique,  en  masses 
amorphes,  ayant  l'éclat  métallique  de  la  Bournonite,  une  pous- 
sière d'un  noir  grisâtre.  Sa  densité  est  5,95.  Chauffé  sur  le  char- 
bon, il  décrépite,  fond  en  répandant  des  vapeurs  blanches  et 
une  odeur  sulfureuse  abandonnant  après  un  feu  suffisamment 
prolongé  un  globule  d'argent,  entouré  d'une  auréole  jaune 
d'oxyde  de  plomb.  D'après  les  analyses  de  M.  Damour  la  formule 
doit  ôlre  PbS  +  AgS  +  Sb^S». 

'    Je  parlerai  des  plombs  sulfurés  bismuthifères  en  traitant  des 
états  naturels  du   bismuth. 

Nous  allons  maintenant  continuer  à  examiner  les  états  na- 
turels du  plomb. 

Oxydes  de  plomb. 

On  en  trouve  deux,  \eprotoxyde  ou  massicot,  et  le  minium.  Ces 
deux  oxydes  sont  très-rares  et  ont  môme  été  considérés  comme 
le  produit  d'anciennes  exploitations  de  plomb.  Mais  rien  n'em- 
pôche  de  croire  que  dans  quelques  circonstances  le  sulfure  de 
plomb  ne  puisse,  par  une  épigénie  semblable  à  celle  des  sulfures 
ie  fer  et  de  cuivre,  se  transformer  en  oxyde  ;  c'est  au  moins  ce 
•qui  a  lieu  dans  quelques  échantillons  longtemps  conservés  à  Fair 
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humide.  L'oxyde  ainsi  formé  est  jaune  ou  rouge  et  pulvérulent  ; 
il  se  réduit  au  chalumeau  à  Télat  métallique;  il  se  réduit  même 
lorsqu'on  brûle  le  papier  sur  lequel  il  a  été  frotté  ;  il  se  dissout 
dans  l'acide  nitrique,  et  forme  un  dissoluté  qui  jouit  de  tous  les 
caractères  des  sels  de  plomb. 

La  Plaitérite  d'Ecosse  est  un  bioxyde  de  plomb  PbO*.  C'est 
iiQ  minéral  d'un  noir  de  fer,  ayant  un  éclat  métallique,  adaman- 
tin, qui  cristallise  en  prisme  hexagonal,  qui  paraît  être  régulier. 

Plomb  innirstaié,  H^cheelitine. 

Le  tungstate  de  plomb  n'a  encore  été  trouvé  que  dans  les  mines 
d'étain  de  Zinwald  en  Bohême;  il  est  en  très-petils  cristaux  oc- 
taédriques  aigus,  à  base  carrée,  jaunâtres  ou  verdâtres,  rayés  par 
le  fluorure  calcique  ;  il  pèse  8  ;  il  est  fusible  au  chalumeau,  et 
fournit  des  globules  de  plomb  avec  la  soude  ;  traité  par  l'acide 
nitrique,  il  forme  un  soluté  de  nitrate  de  plomb,  et  laisse  un  ré- 
sidu blanc  jaunâtre  d'acide  tungstique  ;  il  est  formé  de 

Acide  tungstîq-ie 51,75     .  ... 

Oxyde  de  plomb 48,25    PbTg 

Plomb  molyMUté. 

Plomb  jaune  de  Carinthie.  —  Jaune;  cristaux  dérivant  d'un 
prisme  court  rectangulaire  ou  d'un  octaèdre  rectangulaire  à  trian- 
gles isocèles;  pesanteur  spécifique  6,76;  fragile,  rayépar  le  fluorure 
calcique  ;  fusible  au  chalumeau,  donnant  des  globules  de  plomb 
avec  la  soude  ;  soluble  dans  l'acide  nitrique,  avec  résidu  d'acide 
molybdiqufî.  La  liqueur  bleuit  par  l'immersion  d'une  lame  de 
zinc;  le  précipité  humide  placé  sur  une  lame  de  zinc  prend  la 
même  couleur. 

Cette  substance  accompagne  dans  plusieurs  localités  les  mine- 
rais de  plomb  :  on  ne  l'a  connue  pendant  longtemps  qu'au  Blei- 
berg,  en  Carinthie  ;  on  en  trouve  aussi  en  Saxe,  au  Tyrol,  à  Lead- 
hills  en  Ecosse,  à  Zimapan  au  Mexique. 

Le  plomb  molybdaté  contient  : 

Acide  molybdique 39,19 

Oxyde  de  plomb 60,8 1        Formule  :  PbO,MoO». 

Plomb  vanadaté. 

Le  vanadium  a  été  découvert  en  1830,  par  Sefstroem,  dans  un 
fer  suédois  d'une  ductilité  extraordinaire,  qui  provenait  de  la 
mine  de  Talberg;  cependant^  dès  l'année  1801,  del  Rio,  chi- 
miste espagnol,  avait  annoncé  avoir  trouvé  un  nouveau  métal 
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dans  un  minerai  de  plomb  de  Zimapan,  au  Mexique^  et  lui  avait 
donné  le  nom  d'Erylhronium.  Mais  ce  minéral  ayant  été  analysé 
par  Collet  Descotils,  celui-ci  déclara  que  le  nouveau  métal  n'était 
que  du  chrome  impur,  et  le  minéral,  qui,  du  reste,  offrait  une 
composition  diff'érente  du  chromate  neutre  de  plomb,  fut  dé- 
crit comme  un  sous-chroraate  de  la  formule  3PbO-|-CrO*.  C'est 
M.  Wœhler  qui  a  reconnu  que  la  première  assertion  de  del  Rio 
était  exacte,  et  que  le  métal  particulier  du  minéral  de  Zimapan 
X  était  du  vanadium.  Enfin,  Berzélius  Gt  l'analyse  du  minéral,  qui 
était  sous  Torme  d^une  masse  cristalline  blanche,  ^t  le  trouva 
composé  de  sous-vanadate  et  d'oxychlorure  de  plomb,  avec  des 
traces  d'arséniate  de  plomb  et  d'hydrate  de  fer  et  d'alumine.  La 

formule  déduite  de  l'analyse  est  Pb^V*  +Pb^  PbCl». 

Depuis,  le  plomb  vanadaté  a  été  observé  par  M.  H.  Rose  à  Be- 
resof,  près  de  Ekaterinenbourg  (Russie  d'Europe),  associé  au 
phosphate  de  plomb,  et  on  l'a  trouvé  également  en  assez  grande 
abondance  dans  la  mine  de  Wanlockhead,  en  Ecosse.  Dans  ce 
dernier  lieu,  il  est  sous  forme  de  mamelons  ou  de  globules  d*un 
brun  clair  et  jaunâtre,  disséminés  à  la  surface  d'une  calamine 
concrétionnée.  D'après  l'analyse  de  Thompson,  il  parait  être  à 
l'état  de  sous-vanadate  mêlé  de  sous-vanadate  de  zinc.  La  dispo- 
sition mamelonnée  de  ce  sel,  jointe  à  sa  couleur,  lui  donne  beau- 
coup de  ressemblance  avec  le  plomb  arséniaté,  et  il  est  probable 
qu'un  certain  nombre  d'échantillons  brunâtres  de  plomb  arsé- 
niaté, que  l'on  voit  dans  les  collections,  appartiennent  au  plomb 
vanadaté.  Dufrénoy  s'est  assuré,  en  effet,  qu'une  masse  con- 
crétionnée d'un  brun  rougeâtre  terne,  désignée  dans  la  collection 
de  l'École  des  mines  comme  venant  de  Badenweiler  (Bade),  était 
du  vanadaté  de  plomb.  L'École  de  pharmacie  en  possède  un  bel 
échantillon  de  la  même  localité. 

Un  autre  vanadaté  de  plomb  a  été  nommé  Descloizite  par 
M.  Damour.  Il  répond  à  la  formule  2PbOVO^,  et  se  présente  en 
petits  cristaux  éclatants,  noirs  ou  d'un  vert-olive  foncé,  avec  re- 
flets bronzés  :  la  forme  des  cristaux  est  celle  d'un  octaèdre  droit 
rhomboïdal.  Cette  substance  vient  des  mines  de  plomb  de  La 
Plata. 

Plomb  ehromaté. 

Plomb  rouge  de  Sibérie.  Crocoîsme  Beudant.  —  Chromate  d'un 
rouge  orangé,  cristallisant  en  prismes  obliques  rhomboïdaux 
de  93*»30'  et  86°3(y,  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de 
99**10'.  Il  pèse  6,60,  est  fragile  et  rayé  par  le  fluorure  calcique. 
Il  fond  au  chalumeau  sur  le  charbon,  et  donne  du  plomb  métal- 
lique avec  le  carbonate  de  soude  ;  il  colore  en  vert  la  soude  et  le 
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borax  ;  il  forme  avec  l'acide  nitrique  un  dissoiuté  coloré  en  rouge 
par  l'acide  chromique,  et  précipitant  en  rouge  par  le  nitrate 
d'argent.  Il  contient  : 

Acide  chromique 31,5        PbChr 

Oxyde  de  plomb 68,5 

Le  plomb  chromaté  se  trouve  en  veines  dans  les  rocbes  micacées 
aurifères,  avec  la  galène  et  Toxyde  de  fer,  à  Berezof,  en  Sibérie  ; 
on  en  trouve  aussi  à  Congonhas  do  Campo,  au  Brésil.  Il  est  quel- 
quefois accompagné  d'une  substance  verte  aiguillée,  que  Ton  a 
considérée  d'abord  comme  un  composé  d'oxydes  de  cbrome  et 
de  plomb,  et  qui  avait  reçu,  en  conséquence,  le  nom  de  phmk 
chromé;  mais,  d'après  l'analyse  de  Berzélius,  c'est  un  chromaté 
double  de  plomb  et  de  cuivre  formé  de 

Protoxyde  de  plomb 60,87       2  atomes. 

Deutoxyde  de  cuivre...     10,80        1 
Acide  chromique 28,30        2 

Foi-mule  :  (PbSCu)Chr*. 

Le  chromaté  de  plomb  rouge  de  Sibérie,  étant  pulvérisé,  a  été 
longtemps  employé  par  les  peintres  russes.  Mais  aujourd'hui 
on  préfère  le  chromaté  artificiel  obtenu  en  brûlant  avec  du  nitrate 
de  potasse,  dans  un  creuset,  la  mine  de  chrome  du  Yar  ou  de 
Baltimore,  qui  est  un  composé  triple  d'oxyde  de  chrome,  d'oxyde 
de  fer  et  d'alumine.  Par  l'action  oxygénante  de  l'acide  nitrique 
décomposé,  le  fer  passe  à  l'état  de  peroxyde,  le  chrome  devient 
acide  chromique  et  se  combine  à  la  potasse.  En  traitant  par 
Teau  le  produit  calciné,  on  dissout  le  chromaté  de  potasse 
et  l'aluminate  de  potasse.  On  précipite  l'alumine  en  neutralisant 
la  liqueur  par  de  Tacide  nitrique,  on  filtre  et  l'on  décompose 
alors  le  chromaté  de  potasse  par  de  Facétate  de  plomb,  qui  pro- 
duit un  précipité  de  chromaté  de  plomb  d*un  jaune  éclatant, 
très-rusité  aujourd'hui  dans  la  peinture. 

Parmi  les  composés  naturels  du  plomb  que  nous  avons  exa- 
minés jusqu'ici,  il  y  en  a  plusieurs  que  nous  avons  vus  s'éloigner 
de  l'état  de  pureté  d'un  composé  chimique  défini,  pour  se  mélan- 
ger, en  un  grand  nombre  de  proportions  différentes,  avec  d'au- 
tres corps  d'une  composition  analogue.  Ainsi  le  sulfure  de  plomb 
est  rarement  exempt  de  sulfure  d'argent,  dont  la  quantité 
varie  depuis  la  plus  minime  jusqu'à  10  et  15  pour  100;  et  ce 
même  sulfure  se  trouve  également  réuni  en  un  grand  nombre 
de  combinaisons  différentes  avec  ceux  d'argent,  de  cuivre,  de 
fer,  etc.  Cette  altération  ou  ce  mélange  des  espèces  définies 
de  la  chimie  deviendra  encore  plus  sensible  dans  les  sels  plom- 
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biques  qui  nous  restent  à  examiner,  et  qui  sont  l'arséniate^  le 
phosphate,  le  sulfate^  le  carbonate,  le  chlorure  et  Yaluminaie  de 
plomb.  Aucune  de  ces  espèces  ne  se  trouve  pure  dans  la  nature. 
L'arséniate  et  le  phosphate  sont  presque  toujours  mélangés  en- 
semble et  avec  le  chlorure;  le  carbonate  avec  le  sulfate,  le 
chlorure  avec  le  carbonate,  etc.  Nous  décrirons  ceux  de  ces  com- 
posés qui  sont  le  mieux  définis. 

Plomb  ehloro-arséBiaté. 

Cette  substance,  qu'on  a  longtemps  regardée  comme  un  sim- 
ple arséniate  de  plomb,  cristallise  en  prismes  à  base  d'hexagone 
régulier.  Elle  est  fragile,  difficilement  fusible  au  chalumeau,  et 
se  réduit  sur  le  charbon  avec  dégagement  d'odeur  arsenicale. 
Elle  est  soluble  dans  l'acide  nitrique;  la  liqueur  précipite  du 
plomb  sur  le  zinc,  sans  se  colorer  en  bleu  comme  avec  le  molyb- 
date  de  plomb.  On  trouve  le  plomb  chloro-arséniaté  aux  environs 
de  Saint-Prix  (Saône-et-Loire),  dans  le  Cornwall,  dans  les  mon- 
tagnes noires  du  Brisgaw.  Un  échantillon  de  Johann-Georgenstadt 
a  donné  à  M.  Wœhler  : 

Acide  arsénique 21 ,20 1     ^^^^^^^^^^ 

—      phosphorique !  ,32  >      '""*''^"*^»* 

Oxyde  de  plomb 67,89     9 

Chlorure  de  plomb 9,(i0     1 

Formule  :  3Pb^Xs  +  PbCi*  =  3  atomes  d'arséniate  de  plomb  tri- 
basique,  plus  1  atome  de  chlorure  de  plomb. 

Plomb  chloro-phospbaté. 

Cristallise  en  prismes  hexaèdres  réguliers,  tantôt  simples,  tantôt 
terminés  par  des  facettes  annulaires  ou  par  des  pyramides  tron- 
quées. On  le  trouve  quelquefois  en  dodécaèdre  pyramidal, 
comme  le  quartz  ;  mais  les  deux  pyramides  sont  le  plus  souvent 
tronquées.  Souvent  aussi  il  est  en  aiguilles  très-fines  et  diver- 
gentes, qui  offrent  l'apparence  d'une  mousse,  surtout  lorsqu'il  est 
coloré  en  vert  ;  on  le  trouve  aussi  mamelonné. 

Il  pèse  6,9  à  7,09;  il  est  fragile  et  raie  à  peine  la  chaux  carbo- 
natée.  Il  ne  donne  pas  d'eau  par  l'action  du  feu.  Il  se  fond  au  cha- 
lumeau et  prend. en  se  refroidissant  une  forme  polyédrique. 
Il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique  sans  effervescence,  ce  qui  le 
distingue  du  plomb  carbonate  lorsqu'il  est  blanc,  ou  du  carbo- 
nate de  cuivre  quand  il  est  vert.  La  liqueur  précipite  en  blanc 
par  l'addition  d'un  sulfate  soluble.  Elle  précipite  du  plomb  sur 
une  lame  de  zinc,  sans  prendre  une  coloration  bleue. 
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Le  phosphate  de  plomb  présente  des  couleurs  très-variées. 
Il  est  par  lui-même  jaunâtre  ;  mais  on  en  trouve  de  rougeâtre,  de 
riolàtre,  de  brun  et  de  vert.  Les  cristaux  verts  sont  translucides, 
toas  les  autres  sont  opaques.  Quelques  personnes  pensent  que 
ces  copieurs  si  variées  résultent  de  différents  arrangements  molé- 
culaires du  minéral,  et  qu*elles  ne  sont  pas  dues  à  une  matière 
élrangère;  mais  cela  est  peu  probable.  Il  est  certain  au  moins  que 
decuc  échantillons  de  phosphate  vert,  analysés  par  Fourcroy  et 
par  Elaproth,  contenaient  de  Toxyde  de  fer  ;  et,  comme  il  existe 
d'ailleurs  un  phosphate  de  fer  vert,  il  me  parait  probable  que  la 
coloration  en  vert  du  phosphate  de  plomb  est  souvent  due  à  ce 
composé.  M.  Qustave  Rose  parait,  d*un  autre  côté,  avoir  constaté 
que  certains  phosphates  de  plomb  doivent  leur  couleur  verte  à  de 
Toxyde  de  chrome. 

M.  Wœhler  a  analysé  trois  échantillons  de  phosphate  de  plomb, 
dont  deux  étaient  composés  de  : 

Acide  phosphorique. 1 5,727        3  molécules. 

Protoxyde  de  plomb 74,216        9 

Chlorure  de  plomb 10,054        1 

Formule  3Pb^  P  -|-  PbCl^  =  3  atomes  de  phosphate  de  plomb  tri- 
basique  -f-  1  atome  de  chlorure  de  plomb. 

Ce  minéral  est  entièrement  semblable  par  sa  composition  au 
plomb  chloro-arséniaté.  Les  atomes  sont  en  nombre  égal  et  sem- 
blablemenl  disposés  :  la  seule  différence  est  que  Tun  contient  de 
l'arsenic  et  l'autre  du  phosphore  ;  mais  tous  deux  sont  isomorphes 
et  par  suite  peuvent  se  substituer  Tun  à  l'autre  et  se  mélanger  en 
toutes  proportions:  aus$i  le  troisième  échantillon  analysé  par 
M.  Wœhler  lui  a-t-il  donné  : 

Phosphate  de  plomb 80,37 

Arséniate  de  plomb 9,01 

Chlorure  de  plomb 10,09 

En  résumé  il  n'existe  peut-être  pas  dans  la  nature  d'arséniate 
ni  de  phosphate  de  plomb  simple.  Ce  qu'on  nomme  communé- 
ment ainsi  parait  toujours  être  un  chloro-arséniate  ou  un  chloro- 
phosphate  de  plomb,  ou  un  mélange  de  tous  les  deux.  Le  chloro- 
phosphate  de  plomb  se  trouve  dans  un  grand  nombre  de  lieux; 
et  en  France,  dans  les  mines  de  Huelgoat  et  de  PouUaouen 
(Finistère). 

Plomb  «olfaté. 

Substance  blanche,  très-pesante,  cristallisant  en  octaèdres  à 
base  rectangle,  plus  ou  moins  modiQés  {fig,  94,  05,  96,  97).  Elle 
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est  tendre,  fragile,  insoluble  dans  l'acide  nitrique,  réductible  au 
chalumeau,  surtout  à  l'aide  du  carbonate  de  soude.  C'est  une  des 
matières  accidentelles  des  mines  de  plomb  sulfuré,  et  quelquefois 


Fig.  94.  "  Plomb  sulfaté. 


Fig.  9.  —  Plomb  svlfaté. 


des  mines  de  cuivre.  On  l'a  trouvée  d'abord  dans  les  mines 
d'Anglesea,  grande  lie  située  à  l'ouest  du  pays  de  Galles;  ensuite, 
dans  beaucoup  d'autres  lieui^,  notamment  à  Leadhills,  en  Ecosse, 


Fig.  96.  —  Plomb  sulfaté.  Fig.  97.  —  Plomb  sulfaté. 

où  il  est  accompagné  d'un  minéral  particulier,  de  couleur  bleue, 
cristallisé  en  prisme  rectangulaire  oblique,  et  qui  parait  être 
formé  de  sulfate  de  plomb  et  d'hydrale  de  cuivre.  Composition  : 

Sulfate  de  plomb 74,i 

Oxyde  de  cuivre 18 

Eau. 4,7 

97,1 

Plomb  earbonaté,  Céruse  natlTe. 

Cette  substance,  dans  son  état  de  pureté,  se  présente  sous  la 
forme  de  cristaux  qui  dérivent  d'un  prisme  droit  à  base  rhom- 
boïdale  ou  d'un  octaèdre  rectangulaire  (fig.  98),  et  qui  sont 
le  plus  généralement  des  prismes  rhomboïdaux,  terminés  par  des 
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sommets  dièdres  {fig.  99),  des  prismes  hexaèdres  réguliers,  avec 
un  ou  plusieurs  rangs  de  facettes  annulaires  {fig.  100),  ou  terminés 


Fig.  98.  —  Plomb  earbonaté* 


Fig.  99.  —  Plomb  carboaaté. 


par  des  pyramides  à  six  faces  {fig.  101).  Les  cristaux  sont  générale- 

•A 


Fig.  100.  —  Plomb  carbonate. 

ment  petits  et  ont  beaucoup  de  tendance  à  se  grouper.  Lorsqu'ils 


Fig.  102.  —  Plomb  carbonate.  Fig.  103.  —  Plomb  carboaaté. 

sont  purs,  ils  sont  d'une  limpidité  parfaite,  avec  un  éclat  dia- 
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mantaire  à  la  surface.  Ils  possèdent  en  double  réfraction  très- 
marquée  ;  tendres  et  fragiles,  ils  pèsent  6,729. 

Le  carbonate  de  plomb  se  dissout  avec  effervescence  dans  l'a- 
cide nitrique,  noircit  par  le  contact  des  sulfbydrates,  est  très-fa- 
cilement réductible  3ur  les  cbarbons  ou  sur  un  papier  qui  brûle. 
Il  offre  quelque  ressemblance  avec  la  chaux  tungstatée  ou  carbo- 
natée,  et  surtout  avec  la  baryte  sulfatée,  qui  affecte  plusieurs  for- 
mes presque  semblables. 

La  chaux  tungstatée  ne  se  dissout  pas  dans  Tacide  nitrique  à 
froid;  elle  s'y  dissout  à  chaud  en  produisant  du  nitrate  de  chaux 
et  de  Tacide  tungstique  jaune  et  insoluble.  Elle  ne  noircit  pas  par 
les  sulfhydrates. 

La  chaux  carbonatée  ne  pèse  que  2,72,  et  ne  noircit  pas  par  les 
sulfhydrates. 

La  baryte  sulfatée  pèse  4,7,  est  insoluble  dans  l'acide  nitrique, 
ne  noircit  pas  par  les  sulfhydrates. 

Le  plomb  carbonate  est,  après  le  sulfure,  la  mine  de  plomb  la 
plus  répandue.  Non-seulement  on  en  trouve  dans  presque  toutes 
les  mines  de  sulfure,  mais  encore  dans  plusieurs  mines  d'argent 
et  de  cuivre.  Les  plus  beaux  échantillons  viennent  de  Gazimour 
en  Daourie,  du  Harz,  de  Leadhills  en  Ecosse,  du  Derbyshire,  du 
Cumberland,  de  PouUaouen  (Finistère),  et  de  Sainte-Marie  aux 
Mines  en  Alsace-Lorraine. 

Tout  ce  que  je  viens  de  dire  se  rapporte  au  plomb  carbonate 
pur  ;  maintenant  examinons  les  principales  altérations  ou  les  prin- 
cipaux mélanges  qu'il  subit. 

1*»  Haiiy  mentionne  un  phmb  carbonate  noir  qui  est  passé  par  épi- 
génie,  et  plus  ou  moins,  à  l'état  de  plomb  sulfuré. 

Le  même  phénomène  a  lieu,  et  d'une  manière  encore  plus  mar- 
quée pour  le  plomb  phosphaté. 

2^  On  a  trouvé  en  Andalousie  un  plomb  carbonate  en  masses 
laminaires. et  bleuâtres,  qui  contiennent  du  carbonate  de  cuivre. 

3^  On  trouve  à  Leadhills,  en  Ecosse,  outre  le  sulfate  et  le  carbo- 
nate de  plomb,  des  cristaux  verdâtres  qui  paraissent  offrir  deux 
combinaisons  différentes  de  ces  deux  mêmes  sels.  L'une,  nommée 
leadhillite^  contient  : 

Carbonate  de  plomb 72,6       3  molécules. 

Sulfate  de  plomb 27,5        i 

L'autre,  nommée  lanarkite^  renferme  : 

Sulfate  de  plomb 53,1        {  molécule. 

Carbonate 46,9        1 

4*  Enfin  on  trouve  au  môme  endroit  une  autre  substance,  nom- 
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mée  calédonite^  d'une  teinte  vert  bleuâtre,  cristallisée  en  tables 
rectangulaires,  rhomboldales  ou  hexagonales,  modifiées  de  diffé- 
rentes  manières;  cette  substance  est  composée  de 

Sulfate  de  plomb 55,8       3  molécules. 

Carbonate  de  plomb 32,8        2 

Carbonate  de  cuivre 1  i,4       1 

Plomb  ehloro-carfcoBaté. 

Kérasine  Beud.  —  J'ai  dit  précédemment  que  Ton  trouvait  le 
chlorure  de  plomb  combiné  au  carbonate.  C'est  ce  composé  qui 
a  porté  pendant  longtemps  le  nom  de  plomb  corné  ou  de  plomb  mu- 
riaté.  C'est  une  substance  blanche  ou  jaune,  cristallisant  en  pris- 
mes à  base  carrée,  dont  la  hauteur  est  au  côté  de  la  base 
comme  6  :  11;  elle  pèse  6^06,  n'est  pas  volatile,  mais  fond  au 
chalumeau,  et  se  réduit  difficilement,  si  ce  n'est  avec  le  carbonate 
de  soude  et  le  charbon;  alors  elle  donne  du  plomb  métallique. 
Klaproth,  le  premier,  a  reconnu  dans  le  plomb  muriaté  la  pré- 
sence du  carbonate  de  plomb  ;  mais  sa  composition  est  encore 
plus  compliquée,  d'après  Berzélius,  et  il  parait  qu'il  faut  en  dis- 
tinguer deux  variétés.  L'une,  trouvée  à  Mandip-Hill,  dans  le 
Sommerset,  est  composée  de 

Chlorure  de  plomb 34,78  l  molécule. 

Oxyde  de  plomb 57,07  2 

Carbonate  de  plomb 6,25  » 

Silice 1,46  » 

Eau : 0,54  n 

c'est  un  oxychlorure  de  plomb  mélangé  d'un  peu  de  carbonate. 

L'autre,  trouvée  à  Matlock,  dans  le  Derbyshire,  serait  composée, 
d'après  une  analyse  de  Klaproth  corrigée,  de 

Chlorure  de  plomb,  environ 51        3  molécules. 

Oxyde  de  plomb t3        1 

Carbonate  de  plomb 36       2 

ce  qui  donnerait  alors  une  véritable  combinaison  d'oxychlorure 
et  de  carbonate  de  plomb. 

Ce  dernier  est  accompagné  d'un  oxychlorure  de  plomb ^  en  petites 
labiés  carrées  de  couleur  jaune  ou  verdâtre  et  d'un  éclat  adaman- 
tin, répondant  à  la  formule  PbCl  +  PbO.  On  l'appelle  matlockùe. 

Plomb  ozy-ehloro-iodaiFé. 

Ce  minéral  a  été  trouvé,  dans  le  désert  d'Atacama,  par 
M.  Schwartzemberg,  formant  des  croûtes  de  1  à  2  millimètres 
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d'épaisseur  sur  la  galène.  Il  est  amorphe,  d'un  beau  jaune  de 
soufre,  parfois  un  peu  rougeàtre.  Sa  structure  est  cdmpacte  ou 
passe  à  la  structure  terreuse.  Les  morceaux  les  plus  durs  sont 
rayés  par  le  spath  calcaire. 
La  composition  de  la  substance  est,  d'après  M.  Domeyko  : 


Chlorure  de  plomb ^2,8|  JjjJ^''^;;;;  ;-    ,^;î 

^lode 10,3 

l  Plomb 8,4 


lodure  de  plomb 1 8,7 1  pi     'i ' 


Oxyde  de  plomb 47,1 

Acide  sulfurîque 2,5 

Chaux 1,7 

Oxyde  de  fer  alumine 1,6)  r^^^^^  siliceuse 

Résidu  siUceux 3,7  j  ^*°^"®  siliceuse. 

ce  qui  donne  pour  formule  probable  de  la  substance  pure  : 

2Pb(Cin)3PbO. 

Plomb  hydro-alumlBaté,  Plomb-|^BUAe. 

■ 

On  trouve  à  Huelgoat,  en  Bretagne,  une  bien  singulière  subs- 
tance. Elle  est  solide,  jaunâtre,  translucide,  plus  dure  que  le 
spath  fluor,  éclatante,  à  cassure  conchoïde,  enfin  ayant  presque 
l'apparence  de  la  gomme  du  Sénégal,  ce  qui  lui  a  valu  son  nom. 
Berzélius  en  a  retiré  : 

Alumine 37 

Oxyde  de  plomb 40,1  i 

Eau 18,80 

Formule  :  Pb,  Al«,  H«. 

C'est  un  aluminale  de  plomb  hydraté.  En  efTet,  il  décrépite  par  la 
chaleur,  donne  de  l'eau,  et  se  divise  en  feuillets  opaques.  Fondu 
avec  la  potasse  et  traité  par  l'acide  nitrique,  il  se  dissout  complè- 
tement. La  liqueur  précipite  du  plomb  par  le  zinc,  et  donne  en- 
suite de  l'alumine  par  Tammoniaque.  D'autres  analyses  du  plomb- 
gomme  ont  ofl*ert  des  quantités  variables  de  phosphate  de  plomb. 
M.  Damôur  pense  môme  que  le  plomb-gomme  n'est  généralement 
qu'un  mélange  de  phosphate  de  plomb  et  d'hydrate  d'alumine. 

FAMILLE   DU    BISMUTH. 

Ce  métal  se  trouve  sous  sept  états  principaux  :  natif,  arsénié, 
tellure,  sulfuré,  oxydé,  carbonate  et  silicate. 


►xygène. 

Rapport. 

17,28 

6 

2,8S 

1 

16,71 

6 
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BUmuth  Baiif . 


Le  bismuth  natif  jouit  à  peu  près  des  caractères  de  celui  du 
commerce.  II  est  d'un  blanc  un  peu  rougeâtre,  lamelleux,  fra- 
gile, s'égrenant  sous  le  couteau,  se  clivant  suivant  les  faces  d'un 
octaèdre  régulier.  Il  pèse  de  9,02  à  9,7  (le  bismuth  pur  pèse  9,82)  ; 
il  fond  à  la  flamme  d'une  bougie  ;247®).  Il  se  transforme,  au  cha- 
lameau,  en  oxyde  jaune;  l'acide  nitrique  le  dissout  avec  un  vif 
dégagement  de  vapeurs  nitreuses.  La  liqueur  précipite  en  blanc 
par  l'eau,  et  en  noir  par  l'acide  sulfhydrique  et  les  sulfhyd rates. 

On  trouve  le  bismuth  cristallisé  en  octaèdre  et  en  rhomboèdre 
aigu  de  60  et  120  degrés.  Il  est  également  en  masses  lamellaires 
ouramuleux,et  engagé  dans  du  quartz-jaspe. 

Le  bismuth  natif  se  trouve  comme  accessoire  et  en  petite  quan- 
tité dans  les  filons  d'autres  subststnces  métalliques,  comme  les 
mines  de  cobalt,  d'argent  natif,  de  plomb  sulfuré.  A  Bieber,  dans 
le  Hanau,  c'est  le  cobalt  arsenical  ;  à  Wittichen,  le  cobalt  et  l'ar- 
gent natif;  à  PouUaouen,  \q  plomb  sulfuré.  . 

Bismuth  artémié. 

Indiqué  dans  les  mines  de  Neuglûck  et  Adam-Heber,  à  Schne- 
berg,  mais  peu  connu. 

Bismuth  tcUuré. 

Ce  tellurure,  très-rare,  n'a  encore  été  trouvé  que  combiné  au 
sulfure  de  son  propre  métal.  Il  est  sous  forme  de  lames  hexago- 
nales, ayant  l'éclat  du  zinc  ou  de  l'acier  poli,  un  peu  flexibles,  et 
pesant  spécifiquement  7,82.  Il  fond  au  chalumeau  en  répandant 
one  odeur  de  sélénium,  dont  il  contient  des  traces,  et  il  se  réduit 
en  un  globule  métallique  recouvert  d'un  oxyde  orangé.  Il  se  dis- 
sent dans  l'acide  nitrique,  et  le  dissoluté  précipite  en  blanc  par 
l'eau. 

Deux  analyses  faites  par  M.  Vehrle  et  par  Berzélius  sur  un  bis- 
muth telluré-sulfuré  de  Schubkau,  en  Hongrie,  ont  donné  : 

Wehrle.      Beriélius.  Rapports  molécuUires. 

Bismuth 60  58,30  X    0,7517    —      43,5  2 

Tellure 34,6         36,05  X     1,25        —      45  2 

Soufre 4,8  4,32  X     5  —      21,6  1 

Sélénium traces. 

On  ne  peut  rien  déduire  de  la  première  analyse,  bien  qu'on  ad- 
mette généralement  qu'elle  conduise  à  la  formule  BiTe'  -f~  ^i^- 
Cest  celle  de  Berzélius,  qui  conduit  très-sensiblement  à  ce  résul- 
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tat,  qui  peut  èlre  également  mis  sous  cette  forme  (Bi*,  Te,S)',  ré- 
pondant à  Toxy  de  Bi*0'. 

M.  Damour  a  analysé  un  bismuth  telluré-sulfuré  du  Brésil,  qui 
lui  a  domié  : 

Rapports  moléeulaim. 

Bismuth 79,13     X    0,7517       =        59,50  6 

Tellure 15,93     x     1,25  =        19,91  2 

Soufre 3,15     X    5  =        15,75     )    ^ 

Sélénium 1,48    x    2,01  =         2,97     ^ 

Formule  :  Bi'Te*  +  Bi»S«  ou  Bi»(Te,S)«. 

M.  Damour  admet  la  formule  Bi^S^  +  3  Bi^Te,  qui  me  paraît 
inférieure  à  la  première. 

Bim«th  ««Ifaré. 

Ce  sulfure,  lorsqu'il  est  pur,  est  métalloïde,  gris  d'acier,  en 
aiguilles  rhomboldales.  Il  pèse  6,549  :  il  fond  au  chalumeau  en 
projetant  des  gouttelettes  de  bismuth  incandescentes,  et  couvrant 
le  charbon  d'oxyde  jaune  de  bismuth .  Il  se  dissout  dans  l'acide 
nitrique,  mais  sans  produire  l'action  violente  offerte  par  le  bis- 
muth natif;  la  solution  est  troublée  par  l'eau.  Ce  sulfure  peut 
exister  pur,  puisqu'un  échantillon  analysé  par  H.  Rose  a  fourni 
seulement  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 18,72    x    o  =94  3 

Bismuth 80,98    X    0,7517    =61  2 

Formule  :  Bi*S«. 

Mais  la  plupart  des  échantillons  présentés  pour  du  bismuth 
sulfuré  donnent  à  l'essai  du  cuivre,  du  plomb  et  d'autres  métaux 
encore,  de  sorte  que  ce  sont  probablement  des  mélanges. de  dif- 
férents sulfures  métalliques  (1). 

Le  bismuth  sulfuré  pur  n'a  encore  été  trouvé  qu'à  Riddarhytta, 
engagé  dans  la  cérérite  (cérium  hydro-silicaté  ferrifère).  Celui 

(1)  UéchaniiUon  de  bismuth  sulfuré  de  TÉcoIe  de  pharmacie  est  dans  ce  cas. 
Je  Fai  grillé  et  traité  par  Tacide  nitrique  :  dissolution  bleue  qui,  traitée  par 
Fammoniaque,  fournit  une  liqueur  bleu  foncé  (cuivre)  et  un  précipité  blanc 
jaunâtre.  Ce  précipité  a  été  redissous  dans  Facide  nitrique.  La  liqueur  évaporée 
à  siccité  et  exposée  à  Fair  est  tombée  en  déliquescence.  Étendue  d'eau,  elle  t 
formé  un  précipité  de  sous-nilraie  de  bismuth.  La  liqueur  décantée  a  formé,  à 
Faide  du  sulfate  de  soude,  un  précipité  très-abondant  de  sulfate  de  plomb,  et 
ensuite  par  Fammoniaque  un  précipité  blanc  jaunâtre  (oxyde  de  bismuth  co- 
loré par  du  fer). 

La  partie  du  minerai  grillé,  non  dissoute  par  Facide  nitrique,  a  été  traitée 
par  Facide  chlorhydrique  ;  dissolution  jaune  de  perclilorure  de  fer. 

II  résulte  de  cet  essai  que  le  bismuth  sulfuré  de  FÉcole  est  formé  des  sulfures 
de  cuivre,  de  fer,  de  plomb  et  de  bismuth. 
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qui  est  impur  vient  de  Johann-Georgenstadt,  d'Altemberg  en 
Saxe,  de  Joaehimstal  en  Bohême,  deBieber,  dans  le  Hanau,  etc. 
Bismuth  sulfuré  cuprifère.  —  Substance  métalloïde  d'un  gris 
blanc,  en  aiguilles  cristallines  ou  en  petites  masses  fibreuses, 
trouvée  dans  les  filons  cobaltifères  des  mines  de  Neuglûck  et  de 
Daniel  dans  le  Furstemberg.  Klaprotb  en  a  retiré  : 

Bismuth 47,24  4  moléc. 

Cuivre 34,66  10 

Soufre 12,58  7 

5Cu»S  +  2Bi»S. 

Schneider  a  signalé,  dans  les  mines  de  Taonenbaum,  et 
M.  Domeyko  dans  celles  de  Copiapo  (Chili)  un  sulfure  double  de 
bismuth  et  de  cuivre,  nommé  tannenite  et  qui  répond  à  la  for- 
mule Cu^S,  Bias«. 

Bismuth  sulfuré  plombo-cuprifère  (Nadelerz).  —  Substance 
métalloïde,  d'un  gris  de  plomb,  en  aiguilles  engagées  dans  du 
quartz,  trouvée  dans  le  district  d'Ekaterinenbourg,  en  Russie  ; 
pesant  6^12. 

Composition  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre H,58  57  ,  ^^ 

Tellure 1,32  2  i  ^^ 

Bismuth 43,20  32  32 

Plomb 24,32  18  18 

Cuivre 12,10  31  >  ^. 

Nickel 1,58  4  )  ^^ 

ce  qui  indique  un  mélaîige  de  Bi^S^  -f  PbS  +  Cu^S. 

Bismuth  sulfuré  plombo-antimonifère.  Kobellite.  — Ressemble 
au  sulfure  d'antimoine;  structure  rayonnée  ;  pesanteur  spéci- 
fique 6,29  à  6,52  ;  poussière  noire.  Trouvée  dans  les  mines  de' 
cobalt  d'Huena  en  Suède. 

Composition  : 

Sulfure  de  plomb 46,46 

—  de  bismuth 33,18 

—  d'antimoine 12,70 

—  ferreux 4,72 

—  cuivreux 1 ,08 

Gangue *  1,45 

Bismuth  sulfuré plombO'argentifère'{W\smuih  Silber).  —  Métal- 
loïde, gris  de  plomb,  en  petites  aiguilles  implantées  dans  le  quartz 
on  dans  le  fluorure  de  calcium  à  Schoppoch  dans  le  duché  de 
Bade.  Klaprotb  en  a  retiré  : 

GcisouBT,  Drofuet,  T  édit  T.  I.  —   18 
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.  Soufre 16,3 

"  Plomb 33 

Bismuth 27 

Argent 15 

Fer 4,3 

Cuivre 0,9 

2Bi«S»  +  BPbS  -f  2AgS  +  3FeS  ou  Bi«S»  +  5(Pb,Ag,Fe)S. 

BlnuLuth  oxydé. 

Non  mélalloïde,  pulvérulent,  jaune,  fusible  au  chalumeau  sur 
la  feuille  de  platine,  très-facilement  réductible  sur  le  charbon  ; 
soluble  sans  effervescence  dans  Tacide  nitrique,  d'où  l'eau  le 
précipite  à  l'état  de  sous-nitrate  blanc. 

On  le  trouve  en  petites  masses  pulvérulentes  ou  en  enduit 
dans  les  mines  de  bismuth,  de  cobalt  et  de  nickel.  Il  est  formé 
de: 

Bismuth 89,87  2  moléc. 

Oxygène 10,13  3 

Bi«0». 

Bifinaith   earbonaté. 

Trouvé  dans  une  mine  de  fer  à  Ulcrsreuth,  dans  la  principauté 
de  Reuss,  oti  il  existe  dans  un  hydrate  ferrique,  avec  du  bismuth 
natif,  du  bismuth  sulfuré,  du  cuivre  pyriteux,  etc.  Il  est  sous 
forme  aciculaire  ou  compacte,  d'un  jaune  verdâtre,  un  peu 
translucide  sur  les  bords,  et  très-cassant:  Il  pèse  7,9.  Il  contient 
un  peu  de  sous-sulfate  de  bismuth. 

Bi«m«i1i  silicate. 

Ce  silicate  a  été  trouvé  à  Schneeberg,  associé  aux  autres  mi- 
nerais de  bismuth.  Il  cristallise  en  tétraèdres  réguliers  dont 
chaque  face  porte  une  pyramide  triangulaire.  Les  cristaux  sont 
demi-transparents  ou  presque  opaques,  assez  éclatants,  d'un 
brun  clair,  assez  durs  pour  rayer  le  feldspath.  L'analyse  a 
donné  : 

Silice 22,23 

Oxyde  de  bismuth 69,38 

Acide  phosphorique 3,31 

Oxyde  de  fer 2,40 

—      de  manganèse 0,30 

Eau  et  acide  fluorique 1,01 

98,63 
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Extraction  du  bismuth.  —  Le  bismuth  est  si  fusible,  qu'il  sufûjt^ 
pour  l'obtenir,  ou  de  projeter  sa  mine  pulvérisée  dans  une  fosse 
creusée  en  terre  et  remplie  de  fagots,  ou  de  la  mettre  avec  des 
copeaux  dans  une  rainure  pratiquée  longitudinalemenl  à  an 
tronc  d'arbre  incliné  au-dessus  d*une  fosse,  et  de  mettre  le  feu 
aux  copeaux;  ou  enfin  de  la  chauffer  dans  des  tuyaux  de  fonte 
qui  traversent  presque  horizontalement  un  fourneau.  Dans  tous 
les  cas,  le  bismuth  se  fond,  ou  se  réduit  s'il  est  à  l'état  d'oxyde, 
et  coule  dans  le  bassin  destiné  à  le  recevoir.  On  le  fond  ordinai* 
rement  une  seconde  fois,  et  on  le  chauffe  mèmr!  asser  fbrtemeoit 
pour  le  priver  de  l'arsenic  qu'il  contient.  Malgré  cette  préosution, 
il  en  retient  toujours  une  portion,  et  de  plus  du  soufre,,  du  zinc, 
du  cuivre  et  du  fer.  Pour  l'usage  médical,  il  faut  que  oe  bismuth 
soit  purifié  par  la  fusion  avec  une  petite  quantité  de  nitrate  de 
potasse,  qui  convertit  l'arsenic  et  le  soufre  en  arséniale  et  sulfate 
de  potasse,  lesquels  surnagent  le  métal  fondu.  Le  zina,.le  cuivre 
et  le  fer  restent  unis  au  bismuth  ;  mais  ils  n'offrent  pasd'inoon- 
vénient  dans  la  préparation  du  sous-nitrate  de  bismuth,  obtenu 
en  précipitant  par  Teau  la  dissolution  du  métal  dans  Tacide  ni* 
trique,  parce  qu'ils  sont  retenus  dans  la  dissolution.  Le  sous- 
nitrate  de  bismuth  est  blanc,  argenté  et  très-éclatant.  On  le  nom- 
mai t  autrefois  magistère  de  bismuth^  et  aussi  blanc  de  fard,  à  cause 
de  L*usage  que  les  femmes  en  faisaient  pour  se  blanchir  la  peau  ; 
mais  son  emploi  présentait  beaucoup  d'inconvénients,  dont  le 
moindre  était  de  noircir  très-promptement  dans  les  lieux  d'as- 
semblée, en  raison  des  exhalaisons  sulfurées  dont  l'air  de  ces 
sortes  de  lieux  est  saturé. 

FAMILLE    DE   L'ÉTAIN. 

L'étain  se  trouve  sous  deux  états  seulement  dans  la  nature, 
sulfuré  et  oxydé.  Le  sulfure  est  très-rare  et  n'a  encore  été  Lnouvé 
que  dans  le  Gornouailles,  en  Angleterre  ;  encore  est-ce  |dulôt  un 
composé  de  plusieurs  sulfures  métalliques  qu'un  véritable  sulfure 
d'étain,  car  il  contient  : 

Rapports  molécultires. 

Soufre 30,5  151  4 

Étain... 26,5  35  i 

Cuivre 30  75  2 

Fer i2  35  I 

d'où  Ton  peut  tirer  :  SnS-|-Cu«S+FeS^ 

Ce  sulfure  triple  est  métalloïde,  d'un  gris  jaunâtre,  compacte, 
à  cassure  granulaire  ou  conchoïde.  Il  pèse  de  4,35  à  4,78.  Il  fond 
au  chalumeau,  en  couvrant  le  charbon  d'une  poudre  blanche  non 


Digitized  by  VjOOQ IC 


196 


FAMILLE  DE  L'ÉTAIN. 


volatile.  Il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique  en  laissant  un  résidu 
blanc  d'acide  stannique.  La  liqueur  rougit  une  lame  de  fer,  et 
prend  une  belle  couleur  bleu  foncé  par  Tammoniaque,  qui  en 
précipite  en  même  temps  Toxyde  de  fer. 

lÊimïn  oxjdé  ou  Cwitltérlte. 

Cet  oxyde,  qui  n'est  autre  que  l'acide  stannique  des  chimsites 
(SnO*),  se  trouve  très-souvent  en  cristaux  qui  dérivent  d'un 
prisme  droit  Ix  base  carrée,  dont  la  hauteur  est  au  côté  de  la  base, 
comme  4:3;  ou  d'un  octaèdre  obtus,  à  base  carrée,  dans  lequel 
l'incidence  des  faces  d'une  même  pyramide  est  de  133^36'IH",  et 
celle  des  faces  d'une  pyramide  sur  l'autre  de  67®42'32",  Les  cris- 
taux peuvent  offrir  : 

i«  Des  prismes  carrés  terminés  par  des  pyramides  à  4  faces  op- 
posées aux  faces  du  prisme  (fig.  lOi). 

2^  Des  prismes  semblables,  dont  les  quatre  arêtes  verticales  sont 
remplacées  par  des  facettes  tangentes  {fig.  105). 


Fig.  104.  —  ttaiii. 


Fig.  105.  —  Étala. 


Fig.  106.  —  Étain. 


3**  Des  prismes  carrés  terminés  par  un  pointe  ment  à  4  faces, 
qui  reposent  sur  les  arêtes  du  prisme  {fig.  106).  Ce  cristal  se 
rapproche  du  dodécaèdre  rhomboïdal,  et  en  deviendrait  uû,  si 
les  arêtes  verticales  disparaissaient  par  le  raccourcissement  du 
prisme. 

4^  Des  prismes  carrés,  dont  toutes  les  arêtes  verticales  et  les 
arêtes  des  pyramides  sont  remplacées  par  des  facettes  tangentes 
{fig.  107]. 

5°  Des  prismes  octogones  terminés  par  un  rang  de  facettes 
annulaires  {fig.  108);  c'est  la  forme  précédente  modiûée  par  deux 
faces  terminales  perpendiculaires  à  Taxe. 

6°  Des  prismes  carrés  terminés  par  un  pomtement  à  4  faces 
(forme  n°  3),  augmentés  de  part  et  d'autre  de  8  facettes  obliques- 
inférieures  {fig.  109). 
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7^  Des  prismes  carrés  terminés  par  des  pyramides  qui  reposent 
sor  les  faces  du  prisme  (forme  n""  1),  mais  modiflés  de  chaque 
côté  par  une  rangée  de  8  facettes  intermédiaires  lrès-aI!ongées 
[fig.  110). 

Indépendamment  des  formes   précédentes  et  de  quelques  au- 


K^Rr 


Xr; 


Fig.  107.  —  Étain. 


Fig.  108.  —  Élaio. 


Fig.  109.  —  Étain. 


1res  plus  compliquées  qui  en  dérivent,  on  trouve  très -souvent 
l'étain  oxydé  en  cristaux  maclés  ou  hémùropes.  On  nomme  ainsi 
des  cristaux  que  Ton  peut  supposer  avoir  été  formés  par  un  cris- 


Fig.  110.~  Étain 


Fig.  111.  —  Étain. 


al  simple  qui,  après  avoir  été  coupé  obliquement  en  deux  parties 
par  un  plan,  aurait  éprouvé,  dans  Tune  de  ses  parties,  un  re- 
tournement sur  son  axe,  qui  en  fait  coïncider  les  faces  avec  celles 
qui  lui  étaient  opposées  dans  l'autre  partie,  et  cette  coïncidence 
ne  peut  se  faire  sans  que,  vu  Tobliquité  de  la  coupe,  plusieurs 
des  faces  ne  forment  des  angles  rentrants  que  ne  présentent  ja- 
mais les  cristaux  simples.  D'autres  fois,  aussi,  les  cristaux  raaclés 
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cdhont,  dans  chaque  partie,  plus  de  la  moitié  d'un  cristal  pri- 
onitiC,  et  semblent  provenir  de  la  réunion  de  deux  cristaux,  dont 
une  partie  a  été  éliminée.  Tel  est  le  cristal  maclé  d'oxyde  d'élain, 
représenté  figure  111,  lequel  provient  de  la  jonction  ou  de  la  pé- 
nétration oblique  de  deux  prismes  pyramides  yig.  112),  qui  con- 
servent chacun  une  pyramide  entière  et  une  petite  partie  delà 
pyramide  opposée.  Ce  cristal  offre  trois  angles  rentrants  formés 
par  les  faces  M,M',  s,s'  et  s  s'. 

Enfin,  on  trouve  de  l'oxyde  d'étain  concréiionné,  ou  en  frag- 
ments de  stalactites,  dont  l'intérieur  offre  des  couches  variées  de 
brun  ou  de  rouge,  et  qui  imitent  certains  bois,  d'où  lui  vient  le 
nom  àétain  de  bois;  on  le  trouve  encore  en  masses  d'une  figure 
globuleuse,  ovoïde  ou  mamelonnée,  dont  l'intérieur  est  formé  de 
fibres  rayonnantes. 

L'oxyde  d'étain  pèse  6,9  à  6,  93.  Il  est  plus  dur  que  le  quarlz 
et  moins  dur  que  la  topaze  qui  le  raie.  Il  étincelle  par  consé- 
quent très-fortement  sous  le  briquet.  Il  est  blanchâtre  et  trans- 
lucide, ou  môme  transparent,  lorsqu'il  est  pur;  mais  il  est  le 
plœ  souvent  opaque  et  coloré  en  brun  par  de  l'oxyde  de  fer, 
dont  il  contient  de  0,0025  à  0,09.  Berzélius  a  trouvé  dans  ce- 
lui de  Fimbo  de  l'oxyde  de  tantale  et  un  peu  d'oxyde  de  manga- 
nèse. 

L'étain  oxydé  est  assez  répandu  dans  la  nature;  la  France  en 
offre  quelques  gîtes  (dans  la  Haute-Vienne,  dans  le  Morbihan, 
et  à  Piriac,  près  du  Groisic),  mais  aucun  d'eux  n'est  exploitable, 
en  sorte  que  tout  l'étain  qu'on  y  emploie  y  est  importé  de  Tc- 
tranger.  L'Espagne  en  possède  quelques  mines  dans  la  Galice. 
Les  lieux  oîi  Ton  en  trouve  le  plus  sont  le  comté  de  Cornouail- 
les  en  Angleterre,  la  Bohême,  la  Saxe,  la  presqu'île  de  Malaca, 
Banca,  le  Mexique  et  le  Brésil.  On  le  trouve  dans  les  terrains 
primitifs  les  plus  anciens  avec  le  titane  et  le  molybdène.  Il  est  en 
filons,  en  am^s  ou  disséminé  dans  les  roches.  Les  terrains  inter- 
médiaires en  offrent  une  cerlaine  quantité;  les  porphyres  et  les 
schistes  également;  les  terrains  de  sédiment  n'en  contiennent 
pas.  Mais  on  le  retire  en  très-grande  quantité  des  terrains  de 
transport  semblables  à  ceux  où  Ton  trouve  l'or,  le  platine,  le 
diamant  et  les  autres  substances  précieuses.  Ces  terrains  pro- 
viennent, ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  de  la  destruction  par  les 
eaux  des  terrains  primitifs;  de  telle  sorte  qu'il  n'y  a  que  les 
matières  les  plus  dures  ou  les  plus  tenaces  qui,  ayant  résisté  à 
Fusure  et  au  broiement,  se  retrouvent  dans  quelques  lieux  où 
ils  se  sont  rassemblés.  C'est  à  cette  sorte  de  gisement  qu'ap- 
partient tout  l'étain  de  Banca  et  une  partie  de  celui  de  i'.or- 
nouailles. 
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Extraction  de  Vétain.  — La  mine  d'alluvion  est  préférée  partout 
où  on  la  trouve,  le  roulement  des  eaux  l'ayant  débarrassée  de  sa 
gangue  et  de  divers  composés  métalliques  qui  raccompagnent 
La  mine  en  filon  est  bocardée  et  lavée  pour  imiter,  autant  que 
possible,  le  procédé  de  la  nature,  et,  lorsqu'elle  contient  des 
sulfures  ou  arséniures  de  fer  ou  de  cuivre,  comme  en  Bohème 
ou  en  Saxe,  on  la  grille  dans  un  fourneau  à  réverbère.  On  jette  la 
mine  grillée  dans  l'eau,  qui  dissout  les  sulfates  de  fer  et  de  cuivre 
formés,  et  on  sépare  l'oxyde  d'étain.  On  mêle  alors  cet  oxyde  avec 
un  dixième  de  charbon,  et  on  le  projette  par  pelletées  dans  un 
fourneau  à  manche  très-bas  et  rempli  de  charbon  dont  la  com- 
bustion est  activée  par  deux  soufûets  :  Tétain  se  réduit  et  gagne 
la  partie  inférieure  du  fourneau,  d'où  il  s'écoule  dans  un  bassin 
davant'foyer^  et  de  là  dans  un  autre,  dit  bassin  de  réception;  le 
laitier,  provenant  des  terres  échappées  au  lavage,  combinées  à  de 
l'oxyde  de  fer  qui  n'a  pas  été  réduit,  et  à  une  certaine  quantité 
d'oxyde  d'étain,  reste  dans  le  premier  bassin. 

L'étain  qui  résulte  de  cette  opération  contient  encore  de  l'ar- 
senic, du  fer  et  du  cuivre.  On  peut,  jusqu'à  un  certain  point,  le 
priver  de  ces  deux  derniers  par  une  seule  fusion  à  une  très-douce 
chaleur;  l'étain  pur  se  fond  d'abord,  et  peut  être  décanté  presque 
jusqu'à  la  fin  :  alors  ce  qui  reste  au  fond,  contenant  beaucoup 
de  cuivre  et  de  fer,  se  solidifie  et  est  mis  à  part  pour  quelques 
usages  particuliers* 
•  On  trouve  dans  le  commerce  plusieurs  sortes  d'étaia  :  Yétain 
de  Malaca,  qui  est  le  plus  pur  et  sous  la  forme  de  pyramides  qua- 
drangulaires  tronquées,  dont  la  base  aplatie  donne  au  lingot  la 
forme  d'un  chapeau;  Yétain  d'Angleterre,  qui  est  en  saumons 
plus  ou  moins  considérables,  et  qui  contient  du  cuivre  et  une 
très-petite  quantité  d'arsenic;  Vétain  d'Allemagne^  qui  est  encore 
plus  impur. 

Propriétés.  —  L'étain  pur  est  d'un  blanc  d'argent;  il  pèse  7,296, 
est  un  peu  moins  mou  que  le  plomb,  un  peu  plus  élastique,  plus 
sonore  et  plus  fusible;  il  fait  entendre, lorsqu'on  le  ploie,  un 
craquement  particulier,  nommé  cri  de  tétain;  lorsqu'on  le  plie 
plusieurs  fois  de  suite  au  môme  endroit  et  brusquement,  il  s'é- 
chauffe  considérablement  et  finit  par  se  rompre  :  le  frottement 
lui  communique  une  odeur  fétide. 

L'étain^  fondu  avec  le  contact  de  l'air  s'oxyde  et  se  recouvre 
d'une  pellicule  irisée,  qui  se  renouvelle  à  chaque  fois  qu'on  l'en- 
lèye;  par  ce  moyen,  le  métal  peut  être  entièrement  transformé 
en  une  matière  grise,  qui  est  un  mélange  d'étain  et  de  son  oxyde 
au  minimum.  Si  Ton  expose  cette  matière  au  feu  de  réverbère,  et 
qu'on  l'agite  avec  une  tige  de  fer,  elle  absorbera  une  nouvelle 
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quantité  d'oxygène,  blanchira  beaucoup,  et  finira  par  passer  en- 
tièrement au  maximum  d'oxydation.  Cet  oxyde,  préparé  en  grand 
pour  les  arts,  se  nomme  potée  détain;  c'est  lui  qui  forme  la  base 
des  émaux  et  de  la  couverte  des  poteries  ;  il  sert  également  à  po- 
lir l'acier  (1). 

L'acide  sulfurique  concentré  et  froid  a  peu  d'action  sur  l'étain  : 
concentré  et  bouillant,  il  se  décompose  en  partie,  oxyde  le  métal 
au  minium f  et  forme  un  sulfate  presque  insoluble,  môme  dans  un 
excès  de  son  acide. 

L'acide  nitrique  concentré  exerce  une  action  des  plus  violentes 
sur  rétain,  même  à  froid  ;  il  se  dégage  beaucoup  de  vapeurs  ni- 
treuses,  et  il  se  forme  de  l'acide  stannique  hydraté  qui  ne  se  dis- 
sout pas  dans  l'acide  nitrique. 

L'acide  chlorhydrique  dissout  très-facilement  l'étain,  surtout 
à  l'aide  de  la  chaleur;  l'hydrogène  de  Tacide  se  dégage^  et  il  se 
forme  un  protochlorure  d'étain  cristallisable,  qui  sert  dans  la  tein- 
ture et  pour  préparer  le  pourpre  de  Cassius. 

L'étain  peut  se  combiner  avec  une  double  proportion  de  chlore, 
et  former  un  deutochlorure  dont  les  propriétés  sont  très-remar- 
quables. Ce  composé,  qu'on  obtient  en  distillant  de  l'étain  avec 
du  sublimé  corrosif,  est  incolore  et  tout  à  fait  liquide,  quoiqu'il 
ne  contienne  pas  d'eau;  il  est  très-volaiil,  forme  une  fumée  très- 
épaisse  à  l'air,  et  se  nommait  autrefois  liqueur  fumante  de  Liba* 
vins  ;  mis  en  contact  avec  l'eau,  il  la  décompose  avec  bruit  ei 
chaleur,  et  se  change  en  chlorhydrate.  Ce  chlorhydrate  est  em- 
ployé dans  la  teinture  ,où  il  sert  surtout  à  préparer  la  couleur 
écarlate  avec  la  cochenille,  et  le  rouge  d'Andrinople  avec  la  ga- 
rance; mais,  pour  cet  usage,  on  l'obtient  plus  directement  que 
je  ne  viens  de  le  dire,  en  dissolvant  de  l'étain  dans  de  l'acide 
chloronilrique  (eau  régalé). 

L'étain  dissous  dans  les  acides  jouit  des  propriétés  suivantes  : 

Au  minimum  comme  au  maximum  d'oxydation,  ii  forme,  avec 
les  alcalis,  un  précipité  blanc  que  la  potasse  et  la  soude,  ajoutées 
en  excès,  peuvent  redissoudre;  il  n'est  pas  précipité  par  l'acide 
hydrosulfurique  ;  il  forme,  avec  les  hydrosulfates,  un  précipité 
dont  la  couleur  varie  suivant  son  degré  d'oxydation  :  s'il  est  a» 
minimum^  le  précipité  sera  brun -marron;  tandis  qu'au  maximum 
il  sera  orangé.  Ces  deux  précipités,  qui  sont  deux  sulfures,  ne 
paraissent  différer  entre  eux  que  par  la  quantité  de  soufre  qu'ils 
contiennent,  de  môme  que  l'état  de  l'étain  dissous  variait  par  la 
proportion  d'oxygène. 

(1)  La  potée  d'étain  préparée  pour  les  arts  contient  ordinairement  de  l'oxyde 
de  plomb  dont  le  métal  a  été  préalablement  ajouté  à  l'étain,  parce  qu'il  en 
fayorise  beaucoup  l'oxydation  et  qu'il  est  à  meilleur  compte. 
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Usaget.  ^  L'élain  esl  employé  pour  faire  un  grand  nombre  de 
Tases  et  d'ustensiles  qui  sont  à  la  portée  de  tout  le  monde  par 
leur  bas  prix.  On  peut  le  nommer  V argent  du  pauvre.  On  remploie 
aassi  allié  aux  autres  métaux  ;  par  exemple,  au  cuivre,  dans  le 
métal  des  canons  et  des  cloches  ;  au  mercure,  dans  le  tain  des 
glaces  ;  au  plomb,  dans  la  soudure  des  plombiers  ;  il  sert  enfin  à 
étamer  les  vases  de  cuivre  dont  on  se  sert  dans  ^économie  do- 
mestique, et  à  préserver  les  aliments  des  dangers  qu*entratne 
l'emploi  de  ce  dernier  métal. 

Les  pharmaciens  n'emploient  l'étain  que  pour  le  réduire  en 
poadre,  et  pour  en  préparer  un  sulfure  artificiel  ;  ce  sont  les 
seuls  états  sous  lesquels  on  l'administre  quelquefois. 

Méta«x  apr*r^«*«*  *«<  ITiroupes  des  Ti  «acides 
et  des  Cliromldes. 

Les  métaux  qui  forment  ces  deux  groupes  ont  été  compris  d'a- 
bord sous  la  seule  dénomination  de  chromides;  mais  la  découverte 
faite  par  H.  Rose,  dans  les  tautalites  de  Bavière,  de  deux  nou- 
?eauz  métaux,  le  niobium  et  le  pélopium^  qui  partagent  les  analo- 
gies du  tantale  et  du  titane  avec  l'étain,  m*a  déterminé  à  former 
de  ces  quatre  corps  un  groupe  particulier  sous  le  nom  d&titamdes^ 
que  je  place  immédiatement  après  l'étain. 

Ces  métaux  sont  caractérisés  principalement  par  leur  bioxyde 
(HO'),  qui  constitue  un  acide  faible,  isomorphe  avec  l'acide 
stannique,  blanchâtre,  fixe  et  infusible  au  feu,  insoluble  dans 
l'eau,  susceptible  de  plusieurs  modifications  moléculaires  qui  en 
changent  les  affinités  chimiques.  Mais  ils  se  distinguent  de  l'étain 
par  leur  infusibilité  complète  et  par  leur  résistance  à  l'action  de 
tous  les  acides,  si  ce  n'est  à  celle  d'un  mélange  d'acide  fluor- 
hydrique  et  d'acide  azotique. 

Quant  aux  véritables  chromides  (tungstène,  molybdène^ 
cbr6me  et  vanadium),  ils  sont  également  fixes  et  infusibles,  et  à 
peine  attaquables  par  les  acides.  Ils  se  combinent  avec  Toxygène 
en  plusieurs  proportions,  dont  la  première  (MO)  est  à  peine  ré- 
ductible à  l'aide  de  la  chaleur,  par  le  carbone  et  l'hydrogène,  et 
dont  la  plus  oxygénée  (MO^)  constitue  un  acide  qui  peut  se  com- 
biner aux  oxydes  inférieurs  du  môme  métal,  en  formant  des  corn* 
posés  nombreux  et  diversement  colorés.  Ce  môme  acide,  en  se 
combinant  au  chloride  correspondant  (MCI'),  forme  un  liquide 
coloré  et  volatil  qui  avait  été  pris  pour  un  simple  chlorure  avant 
que  M.  Rose  y  eût  démontré  la  présence  de  l'oxygène. 

Presque  toutes  ces  propriétés,  si  ce  n'est  toutes,  appartiennent 
également  à  l'urane  qui  partage  les  analogies  du  chrome  et  du 
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vanadium  avec  le  fer,  de  sorte  que  sa  place  est  nécessairement 
marquée  auprès  d'eux. 

Les  composés  naturels  de  ces  métaux  sont  peu  nombreux,  et 
leurs  familles  minéralogiques  sont  d'autant  plus  restreintes  que 
les  composés  naturels  où  ils  figurent  comme  acides  doivent  ap- 
partenir à  la  famille  des  métaux  qui  leur  servent  de  base. 

Tantale,  Nloblnm,  Péloplam. 

Le  tantale  ne  peut  constituer  une  famille,  puisqu'il  n'e^^iste 
qu'à  l'état  d'acide  tantalique,  dans  les  tantalites  de  Suède  et  de 
Finlande,  combiné  aux  oxydes  de  fer  et  de  manganèse,  et  mélangé 
d'une  quantité  variable  d'acide  slannique  et  quelquefois  d'acide 
tungstique. 

Dans  les  ytlrotantalites  des  mêmes  localités,  il  est  accompagné, 
indépendamment  de  l'yttria  et  de  la  chaux  qui  lui  servent  de 
base,  d'acide  tungstique,  d'acide  stannique  et  d'oxyde  d'urane  ; 
et  ce  mélange  dans  les  mêmes  gisements,  qui  caractérise  en  gé- 
néral les  corps  de  propriétés  analogues,  est  une  raison  de  plus 
pour  les  rapprocher  dans  la  classification.  Je  ne  citerai  ici  que 
l'analyse  de  deux  tantalites  de  Finbo,  en  Suède,  dans  lesquels 
l'oxyde  d'étain  se  montre  tellement  prédominant,  qu'il  faut  les 
considérer  plutôt  comme  oxyde  d'étain,  et  les  joindre  à  l'histoire 
de  ce  minéral. 

Oxyde  d'étain  tantalifère  de  Firabo  (Berzélius). 

I.  .    H. 

Acide  stannique .' 83,65  93,0 

—    tantalique 12,22  2,4 

Oxyde  de  fer 1,96  1,4 

de  manganèse i,10  0,8 

Chaux 1 ,40  » 


100,33  98,2 

Pour  extraire  l'acide  tantalique  d'un  des  minéraux  qui  le  con- 
tiennent, il  faut  pulvériser  celui-ci  et  le  faire  fondre  complète- 
ment dans  un  creuset,  avec  six  à  huit  fois  son  poids  de  bisulfate 
de  potasse.  On  pulvérise  la  masse  refroidie  et  on  la  fait  bouillir 
dans  l'eau,  qui  dissout  tous  les  sulfates,  et  laisse  l'acide  tantalique 
mêlé  d'acide  stannique,  d'acide  tungstique  et  d'oxyde  ferrique. 
On  lave  le  dépôt  et  on  le  fait  digérer  avec  du  sulfhydrate  d'am- 
moniaque en  excès  qui  décompose  et  dissout  les  «icides  stanni- 
que et  tungstique,  et  convertit  l'oxyde  de  fer  en  sulfure.  On  lave 
le  précipité  et  on  le  fait  bouillir  dans  de  l'acide  chlorhydrique 
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jusqu'à  ce  qu'il  ait  repris  sa  couleur  blanche.  On  le  lave  exacte- 
ment et  on  le  fait  sécher.  C'est  là  l'acide  tantalique. 

Disons  maintenant  quelques  mots  de  la  découverte  du  niobium 
et  du  pélopiwn  et  des  caractères  qui  les  distinguent  du  tan- 
tale. 

Henri  Rose  avait  remarqué,  de  môme  que  Wollastoa  l'avait 
fait  antérieurement,  que  les  tantalites  de  différentes  localités 
présentaient,  pour  une  composition  presque  semblable,  une  pe- 
santeur spéciûque  différente,  et,  de  plus,  que  Tacide  qu'on  en 
relirait  par  le  procédé  qui  vient  d'être  indiqué,  ouvrait  lui-même 
une  densité  différente  et  qui  était  en  rapport  avec  celle  du  miné- 
ral. C'est  en  cherchant  la  cause  de  cette  anomalie  que  M.  Rose  a 
découvert  que  le  véritable  acide  tantalique,  tel  qu'il  avait  été 
déterminé  par  Berzélius,  était  propre  aux  tantalites  de  Suède  et 
de  Finlande,  dont  la  densité  varie  de  7,9  à  7,05,  tandis  que  les 
tantalites  de  Bavière  et  de  l'Amérique  du  Nord,  dont  la  pesanteur 
spéciûque  varie  de  5,47  à  6,46,  contiennent  deux  autres  acides, 
dont  l'un,  Vacide  niobique^  est  très-facile  à  distinguer  de  l'acide 
tantalique  ;  mais  dont  l'autre,  Vacide  péloptque,  offre  de  grands 
rapports  avec  lui.  Pour  séparer  ces  deux  acides,  on  commence 
par  extraire  du  tantalite  de  Bavière  Tacide  mixte,  que  Ton  sup- 
posait auparavant  être  de  l'acide  tantalique;  on  le  mêle  avec  du 
charbon,  et  on  y  fait  passer  à  chaud  un  courant  de  chlore.  On 
forme  ainsi  deux  chlorures  :  l'un  blanc,  infusible  et  peu  volatil, 
est  du  chlorure  de  niobium  ;  l'autre,  jaune^  facilement  fusible  et 
volatil,  est  le  chlorure  de  pélopium.  Les  chlorures,  mis  en  contact 
avec  l'eau,  se  changent  en  acide  chlorhydrique  et  en  acide  mé- 
tallique qui  se  précipite  ;  mais  comme  la  séparation  des  deux 
chlorures  et  des  deux  acides  n'est  pas  complète  par  une  première 
opération^  on  les  purifie  en  réduisant  de  nouveau  les  deux  oxydes 
en  chlorures,  etc. 

Caractères  distinctifs.  —  Le  chlorure  de  niobium  est  blanc,  infu- 
sible  et  peu  volatil.  H  se  forme  cependant  à  une  température 
plus  basse  que  les  autres,  en  raison  de  la  réduction  plus  facile 
du  métal. 

Le  chlorure  de  tantale  se  forme  ensuite  ;  il  est  jaune  ;  il  com- 
mence à  se  volatiliser  à  i44  degrés  et  se  fond  à  221. 

Le  chlorure  de  pélopium  est  jaune  comme  le  précédent  ;  il  exige 
une  température  plus  élevée  pour  se  former,  bien  qu'il  soit  le  plus 
volatil.  Il  se  volatilise  à  125  degrés  et  fond  à  212. 

Le  chlorure  de  pélopium  se  dislingue  de  celui  de  tantale  en  ce 
que,  quand  on  le  produit  par  l'action  du  chlore  sur  un  mélange 
diacide  pélopique  et  de  charbon,  il  se  forme,  outre  le  chlorure 
pur  très- volatil,  un  composé  d'acide  pélopique  et  de  chlorure, 
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qui  se  décompose  à  une  plus  forte  chaleur,  en  chlorure  Tolalil 
et  acide  Oxe. 

La  même  chose  se  produit  avec  l*acide  tungstique  qui  accom  - 
pagne  souvent  les  acides  précédents.  Mais  le  chlorure  de  tungs- 
tène est  rouge  et  encore  plus  volatil  que  le  chlorure  de  péio- 
pium. 

Vacide  ianialique  soumis  à  Faction  du  feu  reste  incolore  ou  pré- 
sente une  faihle  teinte  jaune. 

Vacide  pélopi que  prend  une  teinte  jaune  plus  marquée. 

Vact'de  niobique  prend  une  couleur  jaune  très-prononcée. 

Tous  trois  redeviennent  incolores  par  le  refroidissement. 

Voct'de  stannique  et  Vacide  titanique  présentent  la  même  pro- 
priété. De  plus,  tous  ces  acides,  qui  sont  blancs  à  Télat  d'hydra- 
tes, présentent  le  phénomène  d'ignition  lorsqu'on  les  rend 
anhydres  par  le  moyen  du  feu. 

Les  tantahie  et  niobate  de  potasse  sont  solubles  dans  Teau  et 
dans  un  excès  de  potasse  ou  de  carbonate  de  potasse. 

Les  tantalate  et  niobale  de  soude  sont,  au  contraire,  diffici- 
lement solubles  dans  un  excès  de  soude  ou  de  carbonate  de 
soude  ;  et  le  niobate  de  soude  est  bien  plus  insoluble  que  le 
tantalate. 

Si  on  aiguise  avec  de  l'acide  sulfurique  un  soluté'  de  tantalate, 
de  pélopate  et  de  niobate  de  soude,  et  qu'on  y  verse  un  infusé  de 
noix  de  galle,  on  produit  : 

avec  Tacide  tantulique,  un  précipité  jaune  clair; 

—  pélopique,  —       jaune  orangé  ; 

—  niobique,  —        rouge  orangé. 

Le  cyanure  ferroso-polassique  forme  dans  les  mêmes  disso- 
lutés : 

avec  l'acide  taatalique,  un  précipité  jaune  ; 

-^         pélopique,  —        rouge  brunâtre  ; 

—  niobique,  —        rouge  orangé. 

FAMILLE    DU  TITANB. 

Le  titane  est  un  métal  qui  n'existe  pas  libre  dans  la  nature  ; 
on  a  cru  le  trouver  plusieurs  fois  cristallisé  dans  les  scories 
du  cendrier  des  hauts  fourneaux  qui  servent  à  la  réduction  du 
fer,  sous  forme  de  petits  cristaux  cubiques,  d'un  rouge  de  cuivre 
et  très-éclalants.  Mais  d'après  M.  Wœhler  (1)  ces  cristaux  sont 
formés  de 

(!)  Wœhler,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  nov.  1849. 
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Azote 18         8  atomes. 

Carbone 4         2 

Titane 78        \0 

el  répondent  à  la  formule  Ti,CMz-|-4TiMz. 

Obtenu  par  la  décomposition  du  chlorure  ammoniacal  de 
titane  au  moyen  de  la  chaleur,  il  est  d'un  rouge  cuivré  et  brillant^ 
combustible  à  Tair  et  soluble  dans  Teau  régale. 

Le  titane  forme  trois  oxydes,  dont  le  premier  (TiO)  résulte  de 
l'action  réductive  du  charbon,  à  une  haute  température,  sur  Ta- 
cide  titaniquc.  Celui-ci,  composé  de  TiO^  est  blanc,  insoluble 
dans  l'eau,  infusible  au  feu,  qui  lui  communique  seulement  une 
couleur  jaune,  qu'il  perd  par  le  refroidissement.  Tant  qu'il  n'a 
pas  été  calciné,  il  rougit  le  tournesol,  el  se  dissout  facilement 
dans  les  acides  et  les  alcalis.  Quand  on  le  dissout  dans  l'acide 
chlorhydrique  et  qu'on  plonge  dans  la  liqueur  une  lame  de  zinc, 
de  fer  ou  d'élain,  le  liquide  prend  d'abord  une  teinte  bleue  et 
finit  par  se  décolorer  après  la  formation  d'un  précipité  violet,  qui 
parait  être  un  oxyde  inférieur  à  Tacide  titanique.  La  troisième 
combinaison  oxygénée  est  un  sesquioxyde,  Ti^O'.  Le  titane  forme, 
avec  le  fluoré  et  le  chlore,  un  fluoride  (TiF*)  et  un  chloride 
(TiCl*),  qui  sont  liquides^  incolores,  très-acides,  fumant  à  l'air 
comme  le  chloride  d'élain. 

Le  titane  existe  dans  la  nature  à  l'état  de  sous  fluorure  (TiF), 
combiné  avec  une  petite  quantité  de  fluorure  de  fer,  et  à  l'état 
d'acide  titanique.  Mais  celui-ci  se  présente  sous  trois  formes 
moléculaires  difl*érenles  qui  ont  conduit  les  minéralogistes  à  en 
former  trois  espèces  sous  les  noms  de  rutile^  brookite  et  anatase. 

Titsîne  fluorure  ferrifère. 

Ce  minéral  a  été  trouvé  dans  les  environs  de  Warwick,  dans 
l'Étal  de  New-York.. Il  est  cristallisé  en  prismes  obliques  rhom- 
boldaux,  modifiés  sur  les  arêtes  obluses  et  les  angles.  Il  est  d'un 
gris  brunâtre  avec  un  éclat  perlé  et  demi-métallique.  Il  pèse 
de  3,14  à  3,29.  Sa  poudre  est  d'un  brun  chocolat.  Il  est  infusible 
au  chalumeau  ;  il  dégage  de  l'acide  fluorhy.lrique  lorsqu'on  le 
traite,  dans  un  creuset  de  platine,  par  l'acide  sulfurique.  M.  She- 
pard  en  a  retiré 

Titane 64,70 

Fer 7,14 

Yttrium 0,89 

Fluoré 27,33 

Formule:  10TiF-+-FeF 


Rapports  moléculaires. 

X 

3,1 

=201             17 

X 

2,86 

=        20               1 

X 

2,48 

=          2              »  • 

X 

8,496 

=       232            11,6 
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Titane  oxydé  ou  Acide  titaiil««e. 


i.  Rutile  ou  schorl  rouge.  —  Ces  noms  ont  été  donnés  à  cette 
variété  d'acide  titanique,  à  cause  de  sa  couleur  rouge  habituelle 
due  au  mélange  d'un  à  deux  centièmes  d'oxyde  ferrique.  Il  est 
éclatant,  à  structure  laminaire^  assez  dur  pour 
rayer  fortement  le  verre,  mais  rayant  difficile- 
ment le  quartz.  Il  pèse  de  4,21  à  4,29  ;  il  est  gé- 
néralement opaque,'  mais  les  cristaux  acicu- 
laires  sont  translucides.  Sa  forme  primitive  est 
un  prisme  droit  à  base  carrée  {fig,  112),  dont  la 
hauteur  est  à  un  des  côtés  de  la  base  comme 
1  à  1,55.  Les  formes  secondaires  sont  peu  nombreuses  et  pré- 
sentent généralement  des  prismes  octogones  ou  cylindroîdes 
terminés  par  les  faces   de  l'octaèdre  formé  sur  les  angles  du 


112.  —  Cristaux 
de  rutile. 


/^^— - 

■^.^l 

--^— - 

• 

1 

^--^ 

Fig.  113.  —  Cristaux  de  titane géuiculé.        Fig.  lit.  —  Cristaux  de  titane  génicuié. 

prisme  droit  primitif.  Les  cristaux  ont  une  grande  tendance  à 
se  macler,  et  ils  le  font  souvent  en  se  réunissant  bout  à  bout, 
sous  un  angle  de  114  degrés  {titane  génicuié  ùq  EsLuy^  fig.  113 
et  114). 

Le  titane  rutile,  de  même  que  les  autres  variétés  d'acide  tita- 
nique, est  infusible  au  chalumeau  et  insoluble  dans  tous  les 
acides.  L'acide  sulfurique  bouillant  Tattaque  à  peine. 

2.  Brookite  ou  rutile  lamelliforme.  —  Cette  substance  est  exac- 
tement composée,  comme  le  rutile,  de  98,6  d'acide  titanique 
et  de  1,4  d'oxyde  de  fer,  et  elle  offre  la  même  couleur  rougeâtre 
et  le  même  éclat  adamantin  ou  demi-métallique  ;  mais  sa  pesan- 
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teur  spécifique  est  moins  grande,  et  varie  de  4,128  à  4,167;  sa 
dureté  ne  dépasse  pas  celle  de  la  chaux  phosphatée  ;  enfin  ses 
cristaux  sont  des  tables  hexagonales  Irès-minces,  chargées  sur  le 
pourloup  d'un  très-grand  nombre  de  facettes,  et  dont  la  forme 
primitive  parait  être  un  prisme  droit  rhomboîdal,  dont  les  angles 
sont  de  100  et  de  80  degrés,  et  dont  la  hauteur  est  à  l'un  des  côtés 
de  la  base  comme  les  nombres  11  et  30.  Il  est  moins  insoluble 
dans  les  acides  que  le  rutile. 

3;  Anal  ose,  titane  anatase,  oisam'te  ou  schorl  bleu.  —  L'existence 
probable  d'un  oxyde  bleu  de  titane,  inférieur  à  l'acide  titanique, 
a  fait  supposer  pendant  longtemps  que 
Tanatase  était  un  oxure  de  titane  pouvant 
donner  immédiatement,  au  chalumeau,  un 
Terre  bleu  avec  le  sel  de  phosphore.  Mais 
les  recherches  de  M.  Damour  semblent 
prouver  que  Tanatase  n'est  que  de  l'acide 
titanique  sous  un  état  moléculaire  parti- 
culier. Ses  cristaux  sont  généralement 
très-petits,  d'un  bl^u  foncé,  translucides 
ou  môme  transparents,  dérivés  d'un  oc- 
taèdre aigu  {fig.  115)  dont  les  faces  adja- 
centes, concourant  à  un  môme  sommet, 
font  des  angles  de  98^  5',  et  les  faces  op- 
posées, des  angles  de  137*»  iC  :  ou  dérivés 
d'un  prisme  droit  à  base  carrée,  dont  la 
hauteur  est  au  côté  de  la  base  comme  93 
est  à  37.  L'anatase  pèse  spécifiquement 
•  3,8;  elle  raie  difficilement  le  verre  et  est  rayée  par  le  quartz  et 
le  rutile  ;  elle  est  fragile,  à  structure  laminaire,  et  donne  une 
poudre  blanchâtre. 

Le  rutile  appartient  aux  terrains  primitifs  les  plus  anciens, 
comme  le  molybdène  sulfuré  et  l'acide  stannique.  On  l'a  trouvé 
à  Saint-Yrieix,  près  de  Limoges,  au  Saint-Gothard,  aux  monts 
Carpathes,  dans  la  nouvelle  Caslille,  etc.  L'anatase  a  été  trouvée, 
il  j  a  longtemps  déjà,  au  bourg  d'Oisans  (Isère),  dans  les  fissures 
de  roches  primitives,  où  elle  est  associée  avec  de  l'albite.  On  Ta 
observée  depuis  dans  d'autres  localités,  et  notamment  au  Brésil, 
dans  la  province  de  Minas-Geraès,  dans  des  agglomérats  de 
quartz  et  de  micaschiste,  où  se  trouvent  également  des  diamants. 
Quant  à  la  brookite,  les  premiers  cristaux  ont  été  découverts 
en  1824,  au  bourg  d'Oisans,  dans  les  mômes  roches  de  quartz  et 
d'albite  qui  renferment  l'anatase.  On  Ta  trouvée  depuis  au  Sainl- 
Gothard  et  à  la  montagne  de  Snowdon,  dans  le  pays  de  Galles, 
d'où  viennent  les  plus  beaux  cristaux. 


—  Oziire  de  Utaue 
tnatase. 
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FAMILLES  DU  MOLYBDÈNE  ET  DU  CHROME. 

Mfolybdèae. 

Métal  blanc,  un  peu  malléable,  presque  infusible  :  pesanl  8,636. 

Ses  composés  oxygénés  sont  :  1®  un  oxure  molybdeux,  Mo,  noir, 
formant  des  dissolutés  noirs  avec  les  acides; 

2*  Voxure  molybdique^  Mo,  brun-pourpre  très-foncé,  rougeâtre 
à  Tétai  d'hydrate  ; 

3*»  h'acide  molybdique,  Mo,  blanc  jaunâtre,  à  peine  soluble  dans 
Teau; 

4*  Un  oxyde  bleu  intermédiaire  (acide  molybdeux),  soluble 
dans  Teau. 

Le  sulfure  de  molybdène  existe  dans  la  nature  ;  il  répond  à 
Toxure  molybdique,  et  contient  MoS*,  ou 

Soufre .40 

Molybdène 60 

C'est  une  substance  métalloïde,  d'un  gris  de  plomb,  onctueuse 
au  toucher,  et  composée  de  lames  flexibles.  Il  pèse  4,5  ;  il  est  in- 
fusible au  chalumeau  ;  mais  il  s'y  volatilise  en  acide  sulfureux,  re- 
connaissable  à  son  odeur,  et  en  acide  molybdique,  qui  apparaît 
sous  forme  de  vapeurs  blanches.  Lorsqu'on  le  traite  par  l'acide 
sulfurique,  il  dégage  de  l'acide  sulfureux  et  donne  un  dissoluté 
bleu  d'acide  molybdeux.  Traité  par  l'acide  nitrique,  il  produit 
de  l'acide  sulfurique  et  un  dépôt  blanc  d'acide  molybdique  deve- 
nant bleu  lorsqu'on  le  place  humide  sur  une  plaque  de  zinc. 

Le  sulfure  de  molybdène  ressemble  beaucoup  au  graphite; 
mais  il  est  plus  blanc,  et  laisse,  par  le  frottement  sur  la  porce- 
laine, une  trace  verdâtre,  tandis  que  celle  du  graphite  est  noi- 
râtre, de  même  que  sur  le  papier. 

Le  sulfure  de  molybdène  forme  des  filons  ou  dès  amas  isolés 
peu  abondants  dans  diverses  roches  primitives,  telles  que  le 
granité,  le  gneiss^  le  micaschite.  Quelquefois  aussi  il  y  est  dissé- 
miné à  la  manière  du  mica.  On  le  trouve  principalement  aux 
Pyrénées,  et  dans  les  Alpes  du  Dauphiné,  du  Piémont  et  du  Tyrol  ; 
dans  les  mines  d'étain  de  Gornwall,  etc. 

Le  mo/ybdène  oxydé  ou  acide  molybdique  est  fort  rare.  On  le 
trouve  en  poussière  jaunâtre  à  la  surface  du  précédent.  Il  con- 
tient toujours  un  peu  d'oxyde  de  fer,  et  constitue  peut-être  an 
surmolybdate  de  fer. 
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CluroBie. 


Ce  mêlai  est  d'un  blanc  grisâtre,  et  très-dur.  Il  n'est  pas 
magnétique,  ne  s'oxyde  pas  à  l'air  et  s'oxyde  môme  difOcilement 
à  la  chaleur  rouge.  Les  acides  l'attaquent  difficilement;  mais 
les  alcalis  l'attaquent,  au  contraire,  facilement  à  l'aide  de  la 
chaleur  et  de  l'oxygène.  Il  est  susceptible  de  trois  degrés  d'oxygé- 
nation :  1**  un  oxyde  vert  (Cr^O^j,  qui  existe  dans  l'émeraude,  le 
diallage,  la  serpentine,  le  fer  chromé  du  Var;  2®  un  acide  rouge 
(Crû*)  qui  existe  dans  le  plomb  rouge  de  Sibérie,  ou  chromate 
de  plomb,  d'où  Vauquelin  l'a  retiré  en  1797;  3®  un  oxyde 
brun  intermédiaire  ou  chromate  de  protoxyde  de  chrome,  très-peu 
stable. 

L'oxyde  vert  de  chrome  se  trouve  quelquefois  isolé,  ou  du 
moins  simplement  mélangé  à  des  matières  siliceuses,  comme  à 
la  montagne  des  Écouchets,  entre  Couches  et  le  Creuzot  (Saône- 
el-Loire);  ou  bien  au  diallage  et  à  la  serpentine,  comme  dans  les 
Alpes  de  Savoie  et  de  Piémont.  C'est  du  reste  tout  ce  que  nous 
en  dirons  ici  ;  les  silicates  auxquels  Toxyde  de  chrome  ne  sert  que 
de  principe  colorant  devant  être  examinés  beaucoup  plus  tard  ; 
le  fer  chromé  du  Yar  faisant  partie  des  états  naturels  du  fer  et  le 
chromate  de  plomb  ayant  été  décrit  avec  les  sels  de  plomb. 


FAMILLE  DE  L  UHANB. 

L'urane  est  un  métal  dont  l'existence  a  été  signalée  la  pre- 
mière fois  en  1787,  par  Klaproth,  dans  un  minéral  nommé 
pechblende,  que  l'on  considérait  auparavant  comme  une  variété 
de  la  blende  ou  sulfure  de  zinc.  Klaproth  a  môme  passé  pour  en 
avoir  extrait  le  métal,  en  traitant  l'oxyde  d'urane,  à  une  haute 
température,  par  du  charbon,  de  même  qu'on  a  admis  plus 
récemment  que  M.  Arfvedson  était  parvenu  à  obtenir  l'urane 
très-pur  en  réduisant  l'oxyde  ou  le  chlorure  d'urane,  à  une  tem- 
pérature peu  élevée,  par  un  courant  de  gaz  hydrogène;  mais,  en 
1843,  M.  Péligot  a  démontré  que  le  prétendu  urane. métallique 
de  Klaproth  et  d'Arfvedson  était  un  protoxyde  irréductible  par 
le  charbon  et  l'hydrogène,  et  que  pour  obtenir  l'urane  pur, 
auquel  il  donne  le  nom  d'uranium,  il  fallait  d'abord  préparer  du 
protochlorure  d'urane,  en  faisant  passer,  à  la  couleur  rouge,  un 
courant  de  chlore  sur  un  mélange  d'oxyde  d'urane  et  de  charbon, 
et  ensuite  décomposer  le  chlorure  d'urane  par  le  potassium.  On 
enlève  le  chlorure  de  potassium  par  l'eau,  l'on  obtient  l'urane 
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SOUS  forme  d'une  poudre  noire,  qui  prend  sous  le  brunissoir 
l'éclat  de  Targent,  en  acquérant  une  certaine  malléabilité.  Le 
métal  ainsi  obtenu  brûle  à  Tair,  à  une  température  très-peu  éle- 
vée, avec  un  très-grand  éclat.  Il  ne  décompose  pas  Teau  pure  à 
la  température  ordinaire;  mais  il  se  dissout  avec  dégagement 
d'hydrogène  dans  les  acides  dilués.  Depuis  lors,  M.  Péligot  Ta 
obtenu  en  globules,  un  peu  malléables,  durs,  mais  facilement 
rayés  par  l'acier,  ayant  la  couleur  du  nickel  ou  du  fer.  Sa  densité 
est  i8,4.  D'après  M.  Péligot,  l'urane  n'aurait  pas  moins  de  5  de- 
grés d'oxydation. 

!•  Un  sous'oxyde  bmn  à  l'état  d'hydrate,  oblenu  en  décom- 
posant le  sous-chlorure  par  l'ammoniaque.  Il  est  formé  de  U^O*; 
il  parait  décomposer  l'eau  et  se  convertir  en  un  autre  sous-oxyde 
vert-pomme  indéterminé. 

2^  Vn  protoxyde  brun,  ancien  urane  de  MM.  Arfvedson  etBer- 
lélius,  obtenu  en  réduisant  les  oxures  supérieurs  de  l'urane  par 
l'hydrogène  et  le  charbon,  ou  en  calcinant  en  vase  clos  l'oxalate 
jaune  d'urane.  Il  est  quelquefois  pyrophorique  ;  il  forme  avec  les 
acides  dilués  des  dissolutions  vertes.  Il  est  formé  de  : 

Urane i  atome      750  88,24 

Oxygène 1  lOO  if,76 


850  100,00 

3°  Un  deutoxyde  noir,  obtenu  en  chauffant  fortement  le  nitrate 
d'urane.  Il  est  formé  de  U^O'^  ou  de  2U0  +  U^O^. 

4^  Un  tritoxyde  d'uranium  ou  oxyde  vert-olive,  obtenu  en  sou- 
mettant les  oxydes  précédents  à  l'action  de  l'air  ou  de  l'oxygène, 
à  une  température  rouge  sombre.  Il  est  d'un  vert-olive  et  d'un 
aspect  velouté.  Traité  par  les  acides,  il  donne  un  mélange  de  sels 
jaunes  et  de  sels  verts.  Il  est  formé  de  U^O*  ou  de  UO  -f-  U^O'; 
il  répond  à  l'oxyde  de  fer  magnétique  FeO  -f  Fe^O^. 

5^  Le  peroxyde  d'urane  ou  oxyde  des  sels  jaunes,  jouant  le  rôle 
de  base  avec  les  acides  forts  et  le  rôle  d'acide  avec  les  alcalis.  11 
est  formé  de  : 

L* 1500  83,33 

.      '  0» 300  16,67 

1800  100,00 

On  l'obtient  en  exposant  à  la  lumière  solaire  un  soluté  d'oxa- 
late  jaune  d'urane;  il  se  dégage  de  l'acide  carbonique  et  de 
l'oxyde  de  carbone,  et  l'urane  se  précipite  à  l'état  d'hydrate  de 
tritoxyde,  qui,  bien  lavé  et  exposé  à  l'air,  repasse  à  l'état 
d'hydrate  d'oxyde  jaune  (Ebelmen).  On  peut  également  faire  éva- 
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porer  à  une  douce  chaleur  un  soluté  alcoolique  de  nitrate  urani- 
qae.  A  un  certain  degré  de  concentration,  il  se  produit  une 
réaction  entre  Tacide  nitrique  et  Talcool,  d'où  résultent  de  Té- 
ther  nilreux,  de  la  vapeur  nitreuse,  de  l'aldéhyde  et  de  l'acide 
formique.  L'oxyde  d'urane  mis  à  nu  se  précipite.  On  évapore 
presque  à  siccité,  on  traite  par  l'eau  pour  laver  l'oxyde  et  on  le 
fait  sécher. 

L'urane  se  trouve  dans  la  nature  à  l'état  d'oxyde  intermédiaire 
(urane  oxydulé  de  Haiiy)  constituant  la  pechblende^  à  l'état 
d'oxyde  faune  hydraté  et  à  l'état  de  phosphate  hydraté  combiné  au 
phosphate  de  chaux  ou  de  cuivre,  et  à  l'état  de  carbonate  hydraté 
combiné  au  carbonate  de  chaux. 

Uruie  oxyd«lé,  Fechkende  ou  Peehlmrane. 

L'urane  oxydulé  constitue  la  pechblende,  et  cependant  n'est 
jamais  pur  dans  ce  minéral.  On  y  trouve  du  fer  oxydé,  des  sulfures 
etarséniures  de  fer,  de  plomb,  de  cuivre,  de  zinc,  et  quelquefois 
de  cobalt  et  de  nickel.  Sa  gangue  habituelle  est  un  carbonate  de 
chaux,  de  magnésie  et  de  manganèse.  Un  échantillon  choisi, 
analysé  par  Klaproth,  lui  a  donné  ; 

Oxyde  d'urane 86,3 

Sulfure  de  plomb 6 

Silice 5 

Protoxyde  de  fer g,5 

100,0 

C'est  une  substance  amorphe,  compacte,  noirâtre,  d'un  éclat 
gras  et  légèrement  métalloïde.  Elle  pèse  de  6,378  à  6,530.  Elle 
est  assez  difficile  à  entamer  par  le  couteau.  Elle  offre  une  struc- 
ture un  peu  feuilletée  dans  un  sens.  Elle  est  presque  inattaquable 
par  l'acide  chlorhydrique,  qui  dissout  seulement  l'oxyde  de  fer, 
la  chaux  et  la  magnésie  qui  peuvent  s'y  trouver.  Mais  elle  est  fa- 
cilement dissoute  par  l'acide  nitrique,  qui  peroxyde  l'urane  et 
change  les  sulfures  et  arséniures  de  plomb,  de  fer,  etc.,  en 
sulfate  de  plomb,  arséniate  de  fer,  etc.  On  évapore  à  siccité, 
on  reprend  par  l'eau  froide  qui  ne  redissout  guère  que  le 
nitrate  d'urane.  On  fait  évaporer  et  cristalliser.  Pour  obte- 
nir le  nitrate  d'urane  dans  un  plus  grand  état  de  pureté,  on 
le  dissout  dans  l'éther  sulfurique,  qui  l'abandonne  ensuite  par 
son  évaporation  spontanée.  On  le  fait  enfin  redissoudre  dans 
l'eau  et  cristalliser.  C'est  ce  nitrate  qui  sert  à  la  prépara- 
tion des  oxydes  et  de  tous  les  autres  composés  artificiels  de 
Turane. 
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L'urane  oxydulé  présente  quelque  ressemblance  extérieure 
avec  le  zinc  sulfuré  brun,  le  wolfram  et  le  fer  cbromité  du  Var; 
mais  on  peut  facilement  reconnaître  ces  trois  substances  aux 
caractères  suivants  : 

Zinc  sulfuré  brun.  Pesanteur  spécifique,  4,166  ;  facilement 
rayé  par  le  couteau;  poudre  grise  ;  clivages  dirigés  en  plusieurs 
sens; 

Wolfram  ou  tungstate  de  fer  et  de  manganèse.  Pesanteur  spécifi- 
que, 7,3;  poudre  brune  tirant  sur  le  violet;  clivage  net  suivant 
deux  sens  perpendiculaires; 

Fer  chromité  du  Var.  Pesanteur  spécifique,  4,498;  fondu  au 
chalumeau  avec  le  borax,  le  colore  en  vert; 

L'urane  oxydulé  se  trouve  principalement  à  Joachimsthal  en 
Bohême,  à  Schneeberg  et  à  Johann-Georgenstadl  en  Saxe,  dans 
des  dépôts  argentifères  et  aurifères. 

Uraiie  hydr oxydé. 

Substance  fort  peu  abondante,  jaune,  pulvérulente,  qui  se 
forme  à  la  surface  des  morceaux  de  l'espèce  précédente 
et  probablement  par  l'action  de  l'air  humide.  Elle  donne 
de  l'eau  à  la  calcination;  elle  se  dissout  dans  les  acides,  et 
offre  alors  les  caractères  des  dissolutés  d'urane  peroxyde,  qui 
sont: 

Couleur  jaune  ; 

Alcalis^  précipité  jaune  d'uranate  alcalin  ; 

Carbonates  alcalins^  précipité  jaune-citron,  soluble  dans  un 
excès  de  carbonate; 

Métaux  purSy  rien  ; 

Sulfide  hydrique^  rien  ; 

Suif  hydrates  alcalins,  précipiié  noir; 

Cyanure  ferroso-potassique^  préc  ipité  rouge  de  sang; 

Phosphates  solubles,  précipité  jaune  pâle  ; 

ArséniateSf  précipité  blanc-jaunâtre  ; 

ArséniteSy  précipité  d'un  très-beau  jaune. 

Uraiie  phosphaté. 

Ce  sel  n'existe  que  combiné  soit  au  phosphate  de  chaux,  soit  à 
celui  de  cuivre.  Il  en  résulte  deux  sels  doubles  que  les  minéralo- 
gistes ont  longtemps  confondus  avec  l'urane  oxydé,  mais  qui  for- 
ment deux  espèces  minéralogiques  distinctes. 
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1.  Phosphate  urano  calcique^  Uranite. 

Se  trouye  en  petits  nids  dans  la  pegmatite  (1)  àSaint-Sympho- 
rien  de  Marmagne,  près  d'Autun,  et  à  Saint-Yrieix,  près  de  Li- 
.moges.  On  l'a  indiqué  aussi  dans  le  granité,  à  Ghessy,  et  dans 
qae1q[ues  autres  lieux.  C'est  une  substance  jaune,  cristallisant  en 
prismes;  sa  pesanteur  spécifique  est  3,12;  elle  est  rayée  par  la 
chaux  carbonatée  ;  elle  donne  de  l'eau  par  la  chaleur,  et  fond 
aa  chalumeau.  Elle  donne,  ayec  Tacide  nitrique,  une  liqueur 
janne  qui  est  précipitée  par  l'ammoniaque  en  devenant  incolore. 
La  liqueur  ammoniacale  précipite  par  Tacide  oxalique. 

Suivant  l'analyse  de  Berzélius,  l'uranite  d'Autun  est  composée 
de: 

Oxygène. 

Acide  phosphorique. .  ; { 4,63  8, 1 9      5 

Oxyde  uranique 59,37  9,90      6 

Chaux 5,66  1,59      i 

Eau 14,90  13,24      8 

Magnésie  et  oxyde  de  manganèse ...  0,1 9 

Baryte 2,85 

Silice 1,51 

99,11 

Dans  cet  exemple-ci,  pour  établir  la  composition  atomique  du 
phosphate  double  d'urane,  au  lieu  de  diviser  la  quantité  de  cha- 
que corps  constituant  par  son  nombre  atomique,  on  a  calculé  la 
quantité  d'oxygène  contenue  dans  chacun,  et  on  a  obtenu  les 
nombres  8,19;  9,90;  1,59  et  13,24.  Cherchant  alors  les  rapports 
simples  entre  ces  qualités,  on  trouve  5,  6,  1  et  8;  c'est-à-dire, 
que  pour  une  quantité  d'acide  phosphorique  qui  contient  5  ato- 
mes d'oxygène,  l'oxyde  d'urane  en  contient  6,  la  chaux  1,  et 
Teau  8.  D'où  il  suit  que,  dans  l'uranite  d'Autun,  1  atome  d'acide 
phosphorique  est  combiné  avec  2  atomes  d'oxyde  d'urane, 
1  atome  de  chaux  et  8  atomes  d'eau.  Sa  formule  est,  en  consé- 
quence, 

P«0*  -h  2UW  4-  CaO  +  8H«0, 
c'est-à-dire  que  c'est  un  phosphate  tribasique  hydraté. 

2.  Phosphate  urano -cuprique,  Chalkolite, 

Couleur  verte;  prismes  à  base  carrée;  pesanteur  spécifi- 
que, 3,33;  rayé  par  la  chaux  carbonatée,  donnant  de  l'eau  par  la 
calcination;  fusible  au  chalumeau.  Fournissant  du  cuivre  mé- 

(I)  Roche  de  fusion  ignée  composée  de  feldspath  laminaire  et  de  cristaux  de 
quartz  enclavés;  nommée  aussi  granité  graphique. 
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taHique  par  la  fusion  sur  un  charbon,  avec  addition  de  carbo- 
nate de  soude  ;  soluble  dans  Tacide  nitrique.  La  liqueur  rougit 
le  fer  métallique,  et  forme  avec  Tammoniaque  un  précipité  vert 
surmonté  d'une  liqueur  bleue.  L'analyse  faite  par  Berzélius  a 
donné  : 

Oxygène. 

Acide  phosphorique 15,56  8,71  5 

Oxyde  d'urane 60,25  10,06  6 

—     de  cuivre 8,44  1,70  1 

Eau 15,05  13,37  8 

Gangue 0,70 

100,00 

PW  4-  2U«0»,CuO  +  8H«0. 

Cette  composition  est  exactement  celle  de  Turanite,  dans  la- 
quelle la  chaux  se  trouve  remplacée  par  l'oxyde  de  cuivre.  On 
trouve  le  phosphate  urano-cuprique  dans  les  mines  d'élain  et  de 
cuivre  de  Gornouailles,  de  Saxe  et  de  Bohême;  dans  les  Ûlons 
argentifères  ou  cobaltifères  de  Schneeberg,  en  Saxe,  etc. 

Carbonate  nraBO-ealciqne^  Uebifrite. 

C'est  une  substance  d'une  belle  couleur  verte  qu'on  trouve  aux 
environs  d'Andrinople  en  Turquie,  avec  l'hydrosulfate  des  mêmes 
bases.  Sa  formule  est  2  CaO^CO»  -}-  2U20»,COS»  +  36HO. 


FAMILLE  DU  CUIVRE. 

Ce  métal,  dont  la  connaissance  remonte  à  la  plus  haute  anti- 
quité, était  désigné  parles  alchimistes  sous  le  nom  de  venus.  W 
se  trouve  sous  14  états  principaux  dans  la  terre,  savoir  : 


natif, 

arséniaté. 

arsénié, 
sélénié, 
sulfuré. 

phosphaté, 

hydrosilicaté, 

carbonate, 

oxydulé, 

oxydé, 

arsénité, 

hydrocarbonaté, 

oxychloruré, 

sulfaté. 

CnlTre   natif. 


Il  offre  tous  les  caractères  du  cuivre  obtenu  par  Tari,  à  cela 
près  que  sa  surface  est  ordinairement  terne  ou  noirâtre  ;  mais,  par 
le  grattage  ou  l'action  de  la  lime,  il  acquiert  facilement  l'éclat  et 
la  couleur  rouge  qui  le  caractérisent.  11  est  malléable,  et  pèse 
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ordinairement  8,58  (le  cuivre  pur  pèse  8,895).  Il  est  souvent 
cristallisé  en  cubes  ou  en  formes  qui  en  dérivent,  telles  que 
Toclaèdre  régulier,  le  cubo-octaèdre,  le  cubo-dodécaèdre,  etc. 
Sa  forme  la  plus  ordinaire  est  l'octaèdre  cunéiforme.  0  n  le 
trouve  aussi  en  dendrites^  en  rameaux,  en  filaments,  en  petites 
lames  ou  en  grains,  implantés  ou  dispersés  dans  diverses  gan- 
gues; ou  en  masses  mamelonnées  ou  botryoîJes  isolées. 

Le  cuivre  natif  se  trouve  principalement  dans  les  terrains  pri- 
mitifs supérieurs,  où  il  est  presque  toujours  associé  au  cuivre 
carbonate^  sulfuré  et  pyriteuXy  ayant  une  gangue  de  micaschiste^ 
de  gneiss^  de  jaspe  ferrugineux,  de  calcaire  saccharoïde,  de  calcium 
tuoiuré  ou  de  baryte  sulfatée.  On  le  trouve  aussi  dans  les  roches 
amygdaloïdes  des  terrains  secondaires,  associé  au  cuivre  oxydulé^ 
carbonate  ou  hydrosilicàlé ;  enfin,  on  le  rencontre  en  masses  isolées 
et  quelquefois  considérables,  dans  les  sables  de  transport, 
comme  au  Brésil,  au  Chili  et  au  Canada.  Une  masse  trouvée  ainsi 
aux  environs  de  Babia  pesait  1,300  kilogrammes. 

On  connaît  une  variété  de  cuivre  nalif  pour  ainsi  dire  artifi- 
cielle, ou  qui  se  forme  sous  les  yeux  des  mineurs,  dans  les 
mines  de  cuivre  où  s'infiltre  une  dissolution  de  sulfate,  qui  se 
trouve  décomposée  par  le  fer  ou  par  des  substances  organiques. 
11  est  en  petites  masses  poreuses  ou  granuleuses,  et  porte  le  nom 
de  cuivre  de  cémentation. 

ChilTre  arsenical. 

Ce  minéral  a  été  indiqué  pour  la  première  fois  par  Henkel,  qui 
l'a  trouvé  composé  d'environ  0,40  de  cuivre  et  de  0,50  à  0,55 
d'arsenic.  Il  est  en  masses  amorphes,  d'un  blanc  un  peu  jaunâtre, 
peu  éclalant  et  très-fragile.  On  Ta  trouvé  depuis  dans  plusieurs 
localités,  en  Saxe  et  dans  le  comté  de  Cornouailles. 

M.  Domeyko,  professeur  de  chimie  à  Coquimbo  (Chili),  a 
décrit  un  autre  arséniure  de  cuivre  trouvé  en  abondance  dans 
une  mine  d'argent,  au  mont  Calabazo,  et  dans  la  mine  de  San- 
Antonio,  dans  le  département  de  Copiapo.  Ce  nouvel  arséniure 
est  amorphe,  compacte,  à  cassure  grenue,  éclatant  et  d'un  blanc 
comparable  à  celui  du  fer  arsenical.  Il  perd  son  éclat  à  Tair 
et  y  prend  des  couleurs  irisées,  à  la  manière  du  cuivre  pyriteux. 
Il  est  composé  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Cuivre 71,64    X    2,52i     =    \m      3 

Arsenic 28,36    x    2,133    =      60      1 

Formule  :  Cu'As. 
Whinégite.  —  Minéral  cristallin  à  structure  grenue,  d'un  éclat 
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métallique,  couleur  blanc-jaanàtre,  prenant  facilement  le  poli^ 
mais  brunissant  à  la  surface.  Un  peu  ductile.  Densité,  8,408. 
Trouvée  en  une  masse  de  20  kilogrammes,  dans  la  mine  de 
Pewabie,  comté  de  Houghton  (Michigan). 

Composition,  Cu  =  88,07;  As=H,81  Ag  et  autres  =0,33,  Ce 
qui  s'accorde  avec  Cu"As. 

CUtre  sélénié. 

Très-rare,  trouvé  à  Skrikerum,  dans  le  Smaland,  en  petites 
veines  très-minces  dans  du  calcaire  spathique.  Il  est  d'un  blanc 
d'argent  et  ductile.  Chauffé  au  chalumeau,  il  dégage  une  odeur 
de  raifort  pourri,  et  se  fond  en  un  globule  gris  légèrement 
malléable.  Sa  dissolution  dans  Tacide  nitrique  offre  toutes  les 
réactions  du  cuivre. 

Suivant  l'analyse  de  fierzélius,  il  est  composé  de  : 

Rapports  molécalairefl. 

Sélénium 40     X    2,02    =         81  i 

Cuivre 64     X     2,52    =        {61  2 

Formule  :  CuSe. 

Cuivre  sélénié  argentifère,  eukairite  (Berzélius).  —  Substance 
métalloïde,  d'un  gris  de  plomb,  ductile,  se  laissant  couper  au 
couteau,  trouvé  au  môme  lieu  que  le  précédent,  formé  de  : 

Rapports  moléculaires. 

.     Sélénium 26  53  2 

Argent 38,93  29  1 

Cuivre 23,05  58  2 

Substances  terreuses 8,90 

Acide  carbonique  et  perte.  3,12 

Formule  :  AgSe  +  Cu*Se. 

M.  Domeyko  signale  au  Chili  cette  même  substance  en  mor- 
ceaux quelquefois  considérables.  Il  donne  comme  le  caractère  le 
plus  sûr  pour  la  reconnaître  la  manière  dont  elle  se  comporte  au 
chalumeau  dans  un  tube  ouvert,  de  6à  7  millimètres  de  diamètre. 
La  matière  se  fond  et  Ton  obtient  un  sublimé  blanc  mélangé 
d'un  autre  qui  est  rouge.  Ce  tube  étant  exposé  à  l'air,  la  partie 
blanche  du  sublimé  attire  l'humidité  et  disparaît,  ne  laissant  que 
le  sublimé  rouge  de  sélénium. 

J'ai  mentionné,  à  la  suite  du  séléniure  de  plomb  (page  173),  un 
plomb  sélénié  cuprifère  qui  offre  une  combinaison  en  plusieurs 
proportions  des  deux  séléniures  de  cuivre  et  de  plomb,  trouvée 
dans  les  mines  du  Harz. 
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C«iTre  s«lfar^. 


Ce  sulfure  existe  pur  ou  mélangé  avec  un  grand  nombre  de  sul- 
fures métalliques.  Le  sulfure  pur  portait  autrefois  le  nom  de  mine 
de  cuivre  vitreuse^  à  cause  de  sa  cassure  conchoïde  et  éclatante.  11 
est  d'un  gris  de  plomb,  tendre  et  cassant,  à  poussière  noirâtre.  Il 
s'égrène  sous  le  couteau,  et  diffère  par  là  de  Targent  sulfuré,  qui 
se  coupe  comme  du  plomb.  Il  pèse  5,  se  fond  à  la  flamme  d'une 
bougie,  bouillonne  au  chalumeau,  dégage  de  Tacide  sulfureux  et 
laisse  un  bouton  métallique  souvent  attirable  à  Taimant. 

Le  cuivre  sulfuré  se  trouve  cristallisé  en  masse,  ou  pseudomor- 
phique.  Le  premier  a  pour  forme  primitive  un  prisme  hexaè- 
dre régulier.  Les  formes  secondaires  sont  modifiées  sur  les  arêtes 
de  la  base. 

Le  sulfure  massif  est  presque  toujours  accompagné  de  cuivre 
carbonate  vert  ;  il  se  décompose  à  la  longue  à  Tair  humide,  et 
passe  à  l'état  de  cuivre  oxydé.  Il  constitue  alors  le  cuivre  sulfuré 
hépatique  de  Haûy. 

Le  sulfure  de  cuivre  pseudomorphique  présente  la  forme  d'un 
fruit  de  conifère  ou  d'un  épi  de  blé  (cuivre  en  épi)  ;  il  se  trouve 
Frankenberg,  dans  la  Hesse. 

Cuivre  sulfuré  xyloide. 

Le  sulfure  de  cuivre  se  trouve  dans  les  mêmes  gtles  que  le 
cuivre  pyriteux  (sulfure  double  de  cuivre  et  de  fer),  comme  dans 
le  comté  de  Cornouailles  et  dans  la  Hesse,  mais  toujours  en  petite 
quantité.  Il  prédomine  cependant  dans  les  mines  des  monts  Ou- 
rals^  et  devient  alors  l'objet  d'une  exploitation  particulière.  Ce 
sulfure  est  composé  de  : 

Soufre 20,27  i  molécule.  , 

,  Cuivre 79,73  2 

100,00 

Formule:  Cu*S; 

mais  il  est  souvent  mélangé  de  sulfure  cuprique  (CuS),  de  cuivre 
métallique  ou  de  cuivre  pyriteux. 

Quant  au  sulfure  cuprique,  il  a  été  trouvé  isolé  par  M.  Covelli 
dans  les  fumaroles  du  cratère  du  Vésuve,  sous  forme  d'un 
enduit  noirâtre  ou  bleuâtre,  lequel  paraît  résulter  de  l'action  du 
gaz  sulfbydrique  sur  le  chlorure  de  cuivre  qui  tapissait  les  cellules 
de  la  lave.  L'analyse  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 32  16  1 

Cuivre 66  17  1 

Perte 2 
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Ce  môme  sulfure  a  été  trouvé  à  Badenweiller,  sous  forme  de 
masses  sphéroïdales,  qui  présentent  à  leur  surface  des  traces  de 
cristallisation.  Beudant  lui  a  donné  le  nom  de  covelline,  du  nom 
du  savant  qui  Ta  découvert  le  premier. 

Maintenant  commence  Texamen  des  nombreuses  combinaisons 
naturelles  du  sulfure  de  cuivre  avec  d'autres  sulfures  métalli- 
ques. La  première  est  un 

linlfare  double  de  eaivre  et  d'arn^ent. 

Métalloïde,  d'un  gris  d'acier  éclatant,  très-fragile,  à  cassure 
imparfaitement  conchoïde.  On  Ta  trouvé  seulement  en  petites 
masses  compactes  dans  les  mines  de  Schlangenberg,  en  Sibérie. 
Composition  AgS  -f  Cu^  ainsi  qu'il  résulte  de  l'analyse  sai« 
vante  : 

Soufre. 15,96  2  molécules. 

Argent 52,87  1 

Cuivre 30,«3  2 

Fer 0,34 

Ce  sulfure  double  présente  exactement  la  même  composition 
moléculaire  que  le  sélénium  correspondant. 

Caivre  et  fer  sulfurés. 

Il  existe  plusieurs  combinaisons  de  sulfures  de  fer  et  de  cuivre, 
dont  la  plus  commune  a  reçu  les  noms  de 

Pyrite  cuivreuscy  Cuivre  pyriteux  ou  Chalcopyriie, 

Cette  substance  est,  en  outre,  le  plus  important  des  minerais 
de  cuivre,  non  parce  que  c'est  celui  qui  contient  le  plus  de  mé- 
tal, mais,  parce  que  c'est  le  plus  répandu  et  le  plus  exploité. 

Le  cuivre  pyriteux  est  éclatant  et  d'un  jaune  foncé,  souvent 
irisé  à  sa  surface  ;  il  est  cassant  et  présente  une  cassure  rabo* 
teuse  ;  il  cède  à  la  lime  et  ne  fait  pas  feu  avec  le  briquet,  ce  qui 
le  distingue  du  fer  sulfuré  pur.  Il  pèse  4,16  ;  il  fond  au  chalumeau 
en  globules  attirables  à  l'aimant,  et  qui  donnent  ensuite  des 
globules  de  cuivre  avec  la  soude.  Il  est  soluble  dans  l'acide 
nitrique  et  donne  une  dissolution  bleue,  qui  rougit  une  lame  de 
fer  et  qui,  étendue  d'eau  et  additionnée  d'ammoniaque  en  excès, 
forme  un  précipité  abondant  de  peroxyde  de  fer  hydraté,  sur* 
monté  d'une  liqueur  transparente  d'un  bleu  céleste  très-foncé. 

Le  cuivre  pyriteux  cristallise  en  octaèdre  à  base  carrée,  très- 
rapproché  de  l'octaèdre  régulier,  simple  ou  modifié.  Cet  octaèdre 
passe  également  à  un  tétraèdre  très-voisin  du  tétraèdre  régulier, 
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que  Haûy  regardait  comme  la  forme  primitivQ  du  cuivre  pyri- 
teux.  Mais  ce  sulfure  se  trouve  bien  plus  souvent  en  masses  in- 
formes plus  ou  moins  considérables  ;  il  abonde  principalement 
dans  le  gneiss  et  le  micaschiste,  comme  à  Saint-Bel  près  de 
Lyon,  à  Baigorry  dans  les  Pyrénées,  à  Libethen  en  Hongrie,  en 
Silésie,  en  Suède,  en  Norwége,  etc.  On  le  trouve  aussi  dans  les 
schistes  argileux  qui  se  rapprochent  le  plus  des  terrains  pri- 
mitifs, comme  dans  une  partie  des  mines  du  Cornwall  et 
d'Ânglesea,  en  Angleterre;  ou  dans  la  serpentine,  qui  alterne 
avec  les  schistes  argileux,  comme  à  Cuba  et  à  Venezuela.  Enûo, 
on  le  trouve  encore  en  un  grand  nombre  de  lieux,  soit  dans  le 
grès  rouge,  soit  dans  un  schiste  bitumineux,  qui  porte  alors  le 
nom  de  schiste  cuivreux  ou  kupferschiefer.  Au  Potosi,  on  trouve 
entre  les  feuilles  du  schiste  des  empreintes  de  poissons  et  de  plan- 
tes lycopodiacées. 
Le  cuivre  pyriteux  est  composé  de  : 

Soufre 3'),87  2  molécules. 

Cuivre 34,40  \ 

Fer 30,47  \ 

Formule  :  FeS  -f  CuS,  ou  mieux,  en  doublant  les  molécules, 
Fe'S'  -|-  Cu^S,  qui  indique  une  combinaison  de  protosulfure  de 
cuivre  avec  un  sulfure  de  fer  non  isolé  dans  la  nature,  mais  dont 
la  composition  répond  à  celle  du  sesquioxyde  de  fer  Fe'O'. 

Homicline  (Breilhaupt).  —  Minéral,  très-voisin  de  la  pyrite  cui- 
vreuse, formanj,  à  Plauen  avec  du  cuivre  hydrosilicaté  ferrifère  et 
de  la  malachite  un  Ûlon  dans  une  amphibolite. 

Sa  dureté  est  4,5,  sa  densité  4,472  à  4,480.  Elle  cristallise  dans 
le  type  du  prisme  à  base  carrée,  mais  le  plus  souvent  en  masses 
compactes.  Analysé  par  Richter  (!),  il  a  donné  : 

Fe  =25,81  00  =  43,76  8  =  30,21, 

d'où  Ton  a  déduit  la  formule  : 

3Cu«S,Fe«S»  +  2FeS. 

Cuivre  pyriteux  bronzé^  Buntkupfererz,  Philiipsile. 

Celte  substance  accompagne  assez  souvent  la  pyrite  de  cuivre 
ordinaire,  mais  toujours  en  petite  quantité.  Elle  offre  les  mômes 
caractères  chimiques,  pèse  5,  et  cristallise  en  cube  diversement 
modifié,  en  octaèdre  ou  en  cubo-octaèdre.  Son  principal  caractère 
se  déduit  de  sa  couleur  intérieure,  qui  est  rougeâtre  et  tirant,  par 

(1)  Richter,  Ann.  min.,  5*  série,  t.  XIX,  p.  257. 

Digitized  by  VjOOQ IC 


220  FAMILLE  DU  CUIVRE. 

conséquent^  sur  la  couleur  du  cuivre,  dont  elle  contient  beaucoup 
plus  que  le  cuivre  pyrileux  ordinaire.  Sa  surface  est  souvent  mar* 
quée  de  taches  bleuâtres  ou  violâlres,  ce  qui  lui  a  valu  aussi  le 
nom  de  cuivre  pyriteux  panaché.  L'analyse  d*un  échantillon  de 
Ross-Island,  faite  par  M.  Richard  phillipsite,  a  donné  : 

Rapports  molécuUirtt. 

Soufre 23,65  H8         3 

Cuivre 6i,07  «54         4 

Fer :  14  41  I 

Silice 0,50 

Perte 0,68 

Formule  :  FeS  4-2Cu«S. 

Ce  qui  offre  une  composition  différente  de  celle  de  la  pyrite  cui  • 
vreuse  commune,  de  quelque  manière  qu'elle  soit  envisagée. 

Mais  il  est  probable  qu'on  confond,  sous  les  noms  fixés  plus 
haut,  un  assez  grand  nombre  de  composés  différents,  qui  se  rap- 
prochent cependant  par  la  forte  proportion  de  cuivre  qu'ils  con- 
tiennent. Tels  sont  les  suivants  : 


1 

2 

3 

4 

Soufre 

26,24      6-» 
56,76      6 
14,84      2 

25,06      8— 
63,03     10 
11,57      2 

22,65      5-» 
69,73      8 
7,64   .   1 

22,58      6— 
n          10 
6,41       1 

Cuivre 

Fer 

1.  Pyrite  en  petits  cristaux  de  Condorra-Mine,  dans  le  Cor- 
nouailles  ;  sa  composition  répond  à  Pe*S*  +  3Gu*S. 

2.  Pyrite  bronzée  amorphe  de  Woitski,  près  de  la  mer  Blanche; 
composition  : 

Fe*S'  +  5Cu«S. 

3.  Pyrite  bronzée  de  Eislehen,  constituant  le  minerai  principal 
des  usines  de  cuivre  de  Mansfeld  ;  composition  : 

FeS  +  4Cu«S. 

4.  Pyrite  bronzée  de  Sangershausen  =  PeS  +  SGu^S. 

Ces  quatre  analyses  sont  remarquables  en  ce  que  les  deux  pre- 
mières nous  offrent  les  deux  mômes  sulfures  que  la  pyrite  cui- 
vreuse commune,  mais  avec  une  triple  et  une  quintuple  propor- 
tion de  sulfure  de  cuivre  ;  et  les  deux  dernières,  le  môme  sulfure 
de  fer  que  la  phillipsite,  mais  avec  avec  une  proportion  plus  forte 
également  du  sulfure  cuivreux. 
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Caivre  |^ls. 


Les  miDéralogistes  désignent  généralement  sous  le  nom  de  cui- 
vre gris  une  substance  minérale  qui  accompagné  très-souvent  le 
cuivre  pyriteux,  jouissant  d'un  éclat  métallique  gris  d'acier,  cris- 
tallisant en  tétraèdre  régulier  ou  en  formes  qui  en  sont  dérivées, 
pesant  spécifiquement  de  4,79  à  5,10;  cassante;  fusible  au  cha- 
lumeau avec  vapeurs  de  soufre,  d'antimoine  et  souvent  d'arsenic  ; 
enfin,  laissant  un  résidu  scorifié  composé  de  cuivre,  de  fer,  de 
«ne,  et  quelquefois  d'argent. 

Celte  substance  est  donc  d'une  composition  très-compliquée 
et  variable  :  cependant  on  peut,  le  plus  souvent,  se  la  représenter 
comme  une  combinaison  de  sulfure  d'antimoine  et  de  cuivre  pyri- 
teux, dans  laquelle  le  sulfure  d'arsenic  peut  remplacer  celui  d'an- 
timoine, oh  le  sulfure  de  fer  peut  être  suppléé  par  ceux  de  zinc, 
d'argent  ou  même  de  mercure.  Ces  composés  tiennent,  dans  la 
famille  minéralogique  du  cuivre,  la  place  que  les  sulfures  doubles 
d'antimoine  et  d'argent  occupent  dans  celle  de  l'argent,  ou  que 
les  sulfures  doubles  d'antimoine  et  de  plomb  occupent  dans  la 
famille  du  plomb. 

Si  les  minéraux  qui  ont  été  ainsi  compris  sdus  le  nom  de  cuivre 
gris  n'offraient  que  les  substitutions  qui  viennent  d'ôtre  indiquées, 
en  conservant  la  môme  formule  moléculaire,  on  aurait  peut-être 
raison  de  les  considérer  comme  appartenant  à  une  même  espèce 
minérale;  mais  les  sulfures  qui  les  constituent  paraissent  s'unir 
en  un  grand  nombre  de  rapports  différents,  et  forment  peut-être 
autant  d'espèces  distinctes.  Nous  signalerons  les  quatre  princi- 
pales : 

4*  Panabase  de  Beudant,  faisant  partie  du  cuivre  gris  antmoni- 
fere  de  Haûy,  et  du  graugultigerz  (argent  gris)  de  Klaproth  et  de 
Karsten.  —  M.  H.  Rose  en  a  donné  cinq  analyses,  dont  voici  la 
première  : 

Panabase  de  Markirchen  : 

Soufre 26,83 

Antimoine i  2 ,46 

Arsenic i0,t9 

Cuivre 40,60 

Fer 4,66 

Zinc 3,69 

Argent 0,60              » 

Ces  résultats  donnent  immédiatement  : 

18Sb  1  «S»  +  51Cu«S  -f  22Fe  |  S  -f-  6S 
Ael  Zn| 
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)léculair 

134 

134 

15 
22 

37 

102 

102 

13 
9 

22 
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Mais  M.  Rose  admet  comme  composition  normale  : 
18Sb»S'  -h  48Cu«S  4-  24FeS 
ou 

3Sb*S»  -h  8Cu»S  +  4FeS  =  3Sb«S»  +  4(2Cu«S  +  FeS)  ; 

ce  qui  exprime  la  combinaison  de  3  molécules  de  sulfure  d'an- 
timoine avec  4  molécules  d'un  sulfure  répondant  à  la  pbil- 
lipsite. 

L'analyse  de  la  panabase  de  GersdorfT^  presque  semblable  à  la 
précédente,  fournit  : 

l8Sb*S»  +  49Cu«S  4-  22Fe  ^  S  4-  6S. 
Zn 

Ag- 

La  panabase  de  Zilla,  près  Klausthal,  a  donné  : 

18Sb»S»  4-  44Cu»S  4-  22Zn  )  S; 
Fe( 

celle  de  Kapnik,  en  Transylvanie, 

i8Sb»S»  +  48Cu»S  4-  20Zn  (S  +  6S. 
Fe  1 

et  celle  de  Dillenburg, 

l8Sb«S»  +  49Cu«S  +  21Zn  (  S. 
Fe} 

L'excès  de  soufre  trouvé  trois  fois  sur  cinq  ne  peut  être  acci- 
dentel, et  semble  indiquer  que  la  composition  de  la  panabase 
n'est  pas  tout  à  fait  telle  qu'elle  a  été  indiquée  plus  haut. 

Je  suis  d^autant  plus  porté  à  le  croire,  que  cet  excès  de  soufre, 
reporté  sur  le  sulfure  d'antimoine,  le  convertit  exactement  en 
iâSb^S'^,  et  que  l'analyse  de  plusieurs  plombs  sulfoantimoniés 
nous  a  conduits  également  à  admettre  l'existence  du  sulfure 
Sb^S*.  Peut-être  aussi  cet  excès  de  soufre  doit-il  être  réuni  au 
fer,  et  peut-être  n'est-ce  pas  du  protosulfure  de  fer  qui  est  con- 
tenu dans  la  panabase. 

2**  Cuivre  gris  mercurifère,  —  Il  en  existe  deux  analyses  :  la  pre- 
mière, faite  par  Klaproth,  sur  un  échantillon  de  Poratsch,  en  Hon- 
grie; la  seconde,  faite  par  M.  Scheidthauer,  d'un  minerai  de 
Kotlerbach,  même  pays.  En  voici  les  résultats  : 

De  Poratich.  Rapports.  De  Kotterbach.  Rapports. 

Soufre 26  130  23,34  116 

AnUmoine 19,5  24  18,48  23  j  ^^ 

Arsenic »  »  3,90  9J 
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De  Poratsch.    Rapports.  De  Kotterbach.  Rapports. 

Cuivre 39  99  35,90  08 

Fer 7,5     .    22  4,90  U,4  j 

Mercure 6,25  5  7,52  6    123 

Zinc »  »  1,01  2,5) 

La  première  analyse  donne  SOCu^S  +  ISSb^S»  +  llFe^S» 
+  5HgS  +  6S. 
La  seconde  donne  49Cu^S  +  lôSb^S^  +  23Fe  (  ^ 

Ce  qui  se  rapproche  beaucoup  de  la  panabase. 
3®  Cuivre  gns  de  Saint -Wenzel^  près  Wolfach.  — L'analyse  faite 
par  Klaprotb  a  donné  : 

Rapports  atomiques. 

Soufre 23,52  116  116 

Antimoine 26,63  33           32  -f  48  soufre. 

Cuivre 2o,-^3  63            64+32 

Fer 3,72  10     10  +  15 

Zi^c 3,10  7)     20  4-20 

Argent 17,71  13  )    "^^  ^  ^^ 

115 

Composition  :  16Sb»S»  -+-  32Cu«S  +  20 Ag  (  S  4-  5Fe*S». 

Zn| 

4**  Cuivre  gris  arsenical.  —  Cette  substance  paraît  être  aussi 
variable  dans  sa  composition  que  le  cuivre  gris  antimonial. 
Beudant  décrit,  sous  le  nom  de  tennantite^  une  substance  métal- 
loïde d'un  gris  de  plomb,  cristallisant  en  dodécaèdre  rhom- 
boîdal,  pesant  4,375.  Dégageant  une  forte  odeur  d'arsenic  au 
chalumeau  et  faisant  une  scorie  qui  offre  les  réactions  du  cuivre 
et  du  fer.  L'analyse,  faite  par  M.  R.  Pbillips,  a  donné  : 

Rapports  atomiques. 

Soufre 28,74  143  11 

Arsenic 11,84  25  2 

Cuivre 45,32  115  9 

Fer 9,26  26  2 

Formule  :  9Cus  +  (FeS»  +  FeAs*). 

Ce  qui  indique  une  combinaison  de  deutosulfure  de  cuivre  et 
de  mispickel.  Mais  Klaprotb  a  décrit  sous  le  nom  de  fahlerz^  un 
cuivre  gris  arsenical  complètement  différent,  d'un  gris  d'acier 
clair,  et  cristallisant  sous  forme  de  deux  pyramides  triangulaires, 
opposées  base  à  base  et  inégales,  dans  lequel  l'analyse  a  toujours 
offert  moins  de  soufre  et  d'arsenic  qu'il  n'en  faut  pour  amener  le 
fer  et  le  cuivre  à  l'état  de  protosulfure  et  d'arséniure.  En  voici 
quatre  analyses  : 
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1 

2 

3 

4 

Soufre 

1  Arsenic 

Rapp. 

10          50 
24,1       51 
»          » 
41         103 
22,57     57 
0,4         » 

Rapp. 

10          50 
14          30 

»  -              9 

48        121 

25,5      6t 

0,5        » 

Rapp. 
10          50 

42,5     107 
27,5      69 
0,9 

Rapp. 
14,1       70 
15,7       33 

19,2  4r 

51         150 

Antimoine 

Cuivre ..... 

Fer 

Argent 

1®  Fahlerz  du  Jung-Hohe-Birke  près  de  Freyberg.  —  L'analyse 
de  Klaproth  donne  à  peu  près  Cu^S  +  FeAs. 

2®  Fahlerz  de  Kroner,  près  de  Freyberg.  —  L'analyse  donne  à 
peu  près  SCu^S  +  Fe^As,  avec  manque  de  soufre  et  d'arsenic. 

3®  Fahlerz  de  Jonas,  près  de  Freyberg.  —  L'analyse  fournil 
iOCu^S  —  7Fe*As,  avec  excès  de  cuivre. 

4*  Schwartzgûltigerz  de  Airthray,  près  Stirling.  —  L'analyse 
faite  par  Thompson  fournit  approximativement  : 

9Fe»S  +  2Cu»As*. 

On  voit  que  les  substances  désignées  sous  le  nom  de  cuivre  grù^ 
quoique  très-importantes  souvent  par  la  quantité  d'argent  qu'elles 
contiennent,  sont  encore  mai  définies  et  qu'elles  demandent  uo 
nouvel  examen. 

Sous  le  nom  d'énargùe^  on  a  décrit  un  minéral,  d'un  noir  de 
fer,  avec  éclat  métallique,  trouvé  dans  les  Cordillères  du  Pérou. 
Il  est  cassant,  facile  à  pulvériser,  et  donne  une  poussière  noire. 
Sa  densité  égale  4  ;  il  cristallise  dans  le  système  du  prisme  droit 
rhomboïdal. 

Plattner  lui  attribue  1  atome  d'arsenic,  8  de  soufre,  et  6  de 
cuivre  ;  il  contient  en  outre  un  peu  de  fer,  de  zinc  et  d'argent. 
Chauffé  dans  un  tube  fermé,  il  dégage  d'abord  du  soufre,  puis 
du  sulfure  d'arsenic.  Sur  un  charbon,  il  fond  en  un  globule  qui 
donne  au  borax  les  couleurs  caractéristiques  du  cuivre. 

Cnitre  oxydolé. 

Protoxyde  de  cuivre  des  chimistes,  composé  de  Cu*0,  ou  de 
cuivre  88,78,  oxygène  11,22. 

Oxyde  d'un  rouge  purpurin,  vitreux,  translucide  ou  transpa- 
rent dans  les  petits  cristaux,  mais  le  plus  souvent  gris  et  d'aspect 
métallique  à  la  surface;  alors  le  grattage  et  la  pulvérisation  font 
reparaître  la  couleur  rouge.  Il  pèse  de  5,4  à  5,6;  il  fond  au  cha- 
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lomeau  en  une  matière  noire,  au  feu  d'oxydation  ;  il  se  réduit  en 
globules  de  cuiyre,  au  feu  de  réduction. 

Il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique  avec  dégagement  de  vapeurs 
nitreuses.  L'acide  cblorhydrique  le  dissout  sans  effervescence. 
L'ammoniaque  caustique  le  dissout  également.  Le  dissoluté  est 
incolore  lorsqu'il  a  été  fait  hors  du  contact  de  l'air;  il  se  colore 
en  bleu  céleste  aussitôt  que  l'air  fait  passer  le  cuivre  de  Tétat  de 
protoxyde  à  celui  de  deutoxyde. 

Le  cuivre  oxydulé  se  trouve  souvent  cristallisé  en  octaèdre  ré- 
gulier [fig.  116),  qui  est  sa  forme  primitive,  ou  en  cristaux  qui  en 
sont  dérivés,  principalement  en  octaèdre  émarginé  {fig,  117),  qui 


Pig.  116.  —  Cuivre  oxydulé. 


Fig.  117.  —  CuÎTre  oxydulé. 


forme  le  passage  de  l'octaèdre  au  dodécaèdre  rhomboïdal  ;  en 
dodécaèdre  rhomboïdal  (Jig.  118);  en  cubo-octaèdre  Lfig.  H9); 


Fig.  118.  x  Cuirre  oxydulé. 


Pig.  119.  —  Cuivre  oxydulé. 


en  cube  {fig.  120);  en  cubo-dodécaèdre  ou  dodécaèdre  rhom- 
boïdal, dont  les  six  angles  quadrup  les  sont  remplacés  ou  tron- 
qués par  les  six  faces  du  cube  ;  enfin  en  cristaux  triformes 
(fig.  120)  qui  présentent,  sur  les  douze  arêtes  de  l'octaèdre,  les 
faces  du  dodécaèdre  rhomboïdal  ;  et  sur  les  six  angles,  les  faces 
du  cube.  Tous  ces  cristaux  sont  souvent  convertis  superficielle- 

GcuocKT,  Droj;uet,  ?•  édit.  T.  I.  —  15 
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ment  en  carbonate  vert  ou  malachite  (par  exemple  à  Nikolewski 
en  Sibérie),  de  manière  à  faire  croire  à  des  cristaux  de  ce  carbo- 


Fig.  no.  —  Coitre  oxydalé. 


Fi  g.  121.  —  CttÎTre  ozydulé. 


nate  appartenant  au  système  cubique  ;  tandis  que  le  très-petit 
nombre  de  ceux  qui  ont  été  trouvés  véritablement  composés  de 
carbonate,  sont  dérivés  d'un  prisme  oblique  rhomboïdal. 

Le  cuivre  oxydulé  se  trouve  aussi  sous  forme  capillaire  avec  un 
éclat  vif  et  soyeux,  comme  dans  le  duché  de  Nassau,  ou  lamel^ 
laire,  ou  massifs  ou  terreux.  Ce  dernier  est  toujours  mélangé 
d'oxjde  de  fer  qui  lui  donne  la  propriété,  après  avoir  été  chauffé 
à  la  flamme  d'une  bougie,  d'agir  sur  le  barreau  aimanté. 

Le  cuivre  oxydulé  se  trouve  dans  les  terrains  primitifs,  avec 
les  autres  minerais  de  cuivre,  mais  principalement  avec  le  cuivre 
natif,  le  cuivre  carbonate  vert,  le  cuivre  pyriteux  et  le  cuivre 
sulfuré. 

€^tTr«  oxydé. 

Devtoxyde  de  cuivre  des  chimistes,  composé  de  CuO,  ou  de 

Cuivre 79,83  <00 

Oxygène 20,i7  25 

Substance  noire,  d'apparence  terreuse,  peu  agrégée  et  très- 
tendre  .  Elle  fond  au  chalumeau  en  une  scorie  noire  qui  donne 
des  globules  de  cuivre  au  feu  de  réduction.  L'acide  nitrique  la 
dissout  sans  dégagement  du  gaz  ;  le  soluté  offre  toutes  les  réac- 
tions du  cuivre. 

Le  cuivre  oxydé  se  trouve  dans  toutes  les  mines  de  cuivre,  mais 
toujours  en  petite  quantité  et  parait  provenir  surtout  de  la  dé- 
composition du  cuivre  sulfuré  et  du  cuivre  pyriteux.  Il  donne 
souvent,  au  chalumeau,  une  odeur  d'acide  sulfureux  qui  trahit 
son  origine. 

CntTre  arséMiié. 

Condurite.  —  On  a  donné  ce  nom  à  une  substance  d'apparence 
terreuse,  d'un  brun  noirâtre  passant  au  bleuâtre,  tendre,  re- 
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cevant  le  poli  sous  l'ongle,  dont  on  a  trouvé  une  masse  consi- 
dérable dans  la  mine  de  Condurow,  en  Gornouailles.  Faraday  en 
a  retiré 

Acide  arsénieux 25,94 

Oxyde  de  cuivre 60,50 

Eau 8,99 

Soufre 3,06 

Arsenic 1,51 

ce  qui  conduit  à  la  formule  Gu^As  -\-  4H. 

CaHre  arséMiaté. 

Cet  état  naturel  du  cuivre  parait  devoir  constituer  un  certain 
nombre  d'espèces  qui  diffèrent  autant  par  leur  couleur  que  par 
leurs  formes  cristallines  et  leur  composition.  Les  arséniates  of- 
frent pour  caractères  communs  de  se  dissoudre  sans  effervescence 
dans  l'acide  nitrique,  et  de  donner  alors  les  réactions  ordinaires 
des  dissolutés  de  cuivre.  Ils  se  dissolvent  également  dans  l'am- 
moniaque, qu'ils  colorent  immédiatement  en  bleu  très-foncé  ;  ils 
se  fondent  au  chalumeau  en  dégageant  une  odeur  d'arsenic.  Yoici 
maintenant  leurs  différences. 

1 .  Cuivre  ârséniaté,  Olivénile, 

Cuivre  arséniaté  en  octaèdres  aigus,  olivénite.  —  Cette  substance 
se  présente  ordinairement  en  prismes  allongés  à  6  ou  8  pans, 
terminés  par  un  biseau,  ou  en  octaèdres  aigus  à  base  rectangle, 
qui  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomboïdal,  dont  les  faces  for- 
ment des  angles  de  IIO**  47'  et  69°  13',  et  dont  la  hauteur  est  à  un 
des  côtés  de  la  base  comme  69  :  88.  Elle  est  d'un  vert  sombre, 
raie  la  chaux  fluatée,  et  pèse  4,378.  On  la  trouve  dans  plusieurs 
localités,  mais  principalement  dans  les  mines  de  cuivre  de  Gor- 
nouailles, qui  fournissent  les  cristaux  les  plus  nets,  et  qui  la 
présentent  aussi  sous  forme  d'aiguilles  déliées  ou  de  masses 
fibreuses  radiées,  désignées  sous  le  nom  particulier  de  wood- 
copper,  La  moyenne  de  quatre  analyses  très-concordantes  faites 
par  MM.  Kobell,  Richardson,  Hermann  etDamour,  donne  pour  la 
composition  de  l'olivénite  : 

Oiygène.  Rapports. 

Oxyde  de  cuivre 56,58  1 1 ,40                       4 

Acide arsénique 36,22  12,60  \     ^^  ^^       5 

—    phosphorique 3,19  1,75  )         ' 

Eau 3,65  3,23                         1,1 


Formule  :  Cu*. 


P)      - 
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2.  Cuivre  arsém'até,  Euchroîte. 

Cet  arséniate  a  été  trouvé  à  Libelhen,  en  Hongrie,  disséminé 
dans  un  schiste  micacé.  Les  cristaux  sont  des  prismes  peu  nets, 
arrondis  et  chargés  de  facettes,  qui  dérivent  d'un  prisme  droit 
rhomboîdal  de  417°  20',  dont  la  hauteur  est  à  l'un  des  côtés  de  la 
base  comme  180  :  203.  Il  est  d'un  vert  cTémeraude^  est  à  peu  prêt 
aussi  dur  que  le  fluorure  de  calcium,  et  pèse  3,389.  La  moyenne  de 
trois  analyses  faites  par  Turner,  Vœhler  et  Kuhn,  donne,  pour 
sa  composition  : 

Oxygène.       Rapports. 

Oxyde  de  cuivre 47,fi4  9,59  4 

Acide  arsénique 33,59  11,08  5 

Eau 18,81  16,72  7 

Formule  :  Cu*Às  +  711. 

L'euchroïte  diffère  donc  de  l'olivénite  parce  qu'elle  ne  renferme 
pas  d'acide  phosphorique,  et  parce  qu'elle  contient  sept  équiva- 
lents d'eau  au  lieu  d'un. 

3.  Cuivre  arsématéf  Aphanèse. 

Cuivre  arséniate  prismatique  triangulaire,  aphanèse.  —  Cet  arsé- 
niate seprésente  ordinairement  en  petites  aiguilles,  en  faisceaux 
de  lames  courhes  ou  en  masses  cristallines  testacées,  d'un  vert 
très-foncé  ;  il  pèse  4,312;  il  est  rayé  par  la  chaux  carbonatée 
rhomboïdale;  quelques  cristaux  observés  par  M.  Phillips  sont 
dérivés  d'un  prisme  rhomboîdal,  dont  les  faces  font  entre  elles 
des  angles  de  56  et  de  124  degrés,  et  dont  la  base  est  inclinée  sur 
les  faces  de  95  degrés.  L'analyse  faite  par  M.  Damour,  conGrmée 
par  une  autre  plus  récente  de  M.  Uammelsberg,  a  donné  : 

Oxygène.  Rapports. 

Oxyde  de  cuivre 62,80  12,67  6 

Acide  arsénique 27,08  9,^0 1  .^  «.  - 

—     phosphorique....  1,50  0,84)'"'^*  ^ 

Eau 7,57  6,74  3 

Formule  :  Cu«As  )  +  3H. 

4 .  Cuivre  arséniate,  Érinite» 

Cuivre  micacé,  kupferglimmer,  érinite.  —  Cet  arséniate  est  d*un 
beau  vert  d'émeraude,  cristallisé  en  lames  hexagonales  plus  ou 
moins  modifiées  sur  les  bords,  et  qui  dérivent  d'un  rhomboèdre 
aigu  de  69""  48^^  Il  possède  une  double  réfraction  très-énergique. 
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Il  est  rayé  par  le  calcaire  rhomboïdal  ;  il  pèse  2,659.  Chauffé 
dans  un  mairas,  il  pétille  et  se  réduit  en  écailles  très-légères.  La 
moyenne  de  deux  analyses  faites  par  M.  Damour  donne  : 

Oiygène.  Rapports. 

Oxyde  de  cuivre 5?,6I  10,59  6,75 

Acide  arsénique 20,3 1  7,06  )  -  ««  m 

—      phosphorique...  i,43  0,79)'»^^  ^ 

Eau 23,26  20,68  13,17 

Alumine i,97  0,92                    » 

M.  Damour  pense  que  ces  résultats  peuvent  être  représentés  par 

Cu*A8  j  +  12H. 

il' 

Cette  formule  ne  diffère  de  celle  de  Taphanèseque  par  une  quan- 
tité quadruple  d'eau. 

5*  Cuivre  arséniaté,  Liroconite. 

Lenzenerz^  Uroconite.  —  Arséniaté  d'un  bleu  céleste  ou  quel- 
quefois un  peu  verdâtre,  qui  se  présente  cristallisé  en  octaèdres 
très-obtus  à  base  rectangulaire,  dont  la  forme  primitive  est  un 
prisme  droit  rhomboïdal  de  107°  5\  dans  lequel  la  hauteur  est  à  l'un 
des  côtés  de  la  base  comme  86  :  85.  Il  raie  le  calcaire  rhomboïdal 
et  pèse  2,964. 11  dégage  beaucoup  d'eau  par  la  calcination,  puis  il 
verdit  et  devient  incandescent.  Après  cette  calcination,  sa  cou- 
leur est  passée  au  brun.  Quatre  analyses  très-rapprochées,  faites 
par  MM.  Trolle-Wachtmeister,  Hermann  et  Damour,  établissent  ^ 
la  composition  de  cette  substance.  Voici  la  moyenne  des  deux 
analyses  faites  par  M.  Damour  : 

Oiygène.  Rapports. 

Oxyde  de  cuivre 37,29  7,5i  75  15 

Alumine 9,89  4,62  45  9 

Acide  arsénique 22,31  7,76  (q^^  .^^  «^ 

-      phosphorique....  3,37  1,87)^'^^  *^^  ^^ 

Eau 25,47  22,64  225  45 

La  seule  formule  qui  puisse  cadrer  avec  celte  analyse  est 

3Cu»a£+  APAs  +  45H. 

L'entière  solubilité  de  la  liroconite  dans  l'ammoniaque  est 
une  preuve  que  l'alumine  s'y  trouve  combinée  aux  acides  et  non 
à  l'état  de  simple  mélange. 

6.  Cuivre  arséniaté  calcifère  ou  Konickaîcite, 

Cet  arséniaté  a  un  éclat  vitré  et  une  couleur  qui  varie  entre  le 
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verl-pislache  et  le  vert-émeraude.  Il  est  en  rognons  d'une  cas- 
sure es*quilleuse.  Il  a  pour  densité  4,123.  Il  a  été  trouvé  dans 
TAndalousie. 
Trois  analyses  ont  donné  les  nombres  suivants  : 

1.  II.  lU. 

Oxyde  de  cuivre 31, :6  3i,60  22,10 

Chaux 21,36  21,82  » 

Acide  arsénique 30,68  32,4!  • 

—  vanadique 1,'?8  »  » 

—  phosphorique 8,81  »  9,10 

Eau 5,61  6,30         5,56 

d'où  M.  Fritzsche  a  déduit  la  formule  : 

2Cu»^+  6Ca  +  PhO,5H 

en  compreiant  Tacide  vanadique  dans  l'acide  arsénique. 

Je  viens  de  décrire  les  six  espèces  d'arséniates  de  cuivre  qui 
ont  été  le  mieux  déterminées  dans  ces  dernières  années;  mais  je 
suis  loin  de  croire  que  ce  soient  les  seules  que  l'on  doive  ad- 
mettre. On  possède,  en  effet,  d'anciennes  analyses  de  Yaiiquelin, 
de  Klaproth  et  de  Ghenevix,  assez  différentes  de  celles  que  nous 
avons  admises  pour  qu'on  ne  puisse  pas  en  attribuer  les  résultats 
à  des  erreurs  qui  n'étaient  pas  dans  les  habitudes  de  ces  célèbres 
chimistes.  Par  exemple,  au  nombre  des  variétés  acicula ires  con- 
fondues avec  Tolivénite,  op  en  trouve  une,  analysée  par  Klaproth, 

.      ...       • 
qui  paraît  formée  de  Gu^  As  +  H  ;  et  on  en  compte  trois  autres, 

analysées  par  Ghenevix,  qui  contiennent  16,  18  et  21  d'eau  pour 
100,  et  dont  les  résultats  sont  très-exactement  représentés  par 
•       •  • .  • 

Cu*  As  -|-  7,  8  et  9  IL  Pareillement  il  est  difficile  de  ne  pas  ad- 
mettre que  plusieurs  arséniates  de  cuivre  peuvent  affecter  la 
forme  micacée^  et  ont  été  confondus  avec  Vérinite  :  tels  spg|^ 
par  exemple,  le  cuivre  micacé  analysé  par  Yauquelin,  qui  était 

formé  de  Gu*  As^  + 15  H  ;  celui  de  Limerick,  analysé  par  Turner, 

qui  est  très-exactement  formé  de  3Cu*As  -f  5H  ;  le  cuivre  ar- 

séniaté.  lamelliforme*  de  Ghenevix,  composé  de  Gu^  -f~  *2  ou 

13H;    enfin   le   kupferglimmer,   analysé    tout  récemment    par 

M.  Hermann,  qui  contient  Cu*  As  +  23H. 
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Le  cuivre  phosphaté  est  d'uo  vert  plus  ou  moins  foncé,  trans- 
lucide ou  transparent,  soluble  sans  effervescence  dans  Tacide 
nitrique,  soluble  également  dans  l'ammoniaque  av£C  coloration 
bleu  foncé;  enfin  donnant  toutes  les  réactions  des  sels  cuivriques. 
Il  se  distingue  de  Toxychlorure  en  ce  que  son  dissoluté  dans 
Tacide  nitrique  ne  précipite  pas  par  le  nitrate  d'argent,  et  de 
l'arséniate,  en  ce  qu'il  ne  donne  pas  d'odeur  arsenicale  au  chalu  • 
meau.  Il  en  existe  probablement  quatre  espèces. 

1.  Cuivre  phosphaté  anhydre. 

Ce  phosphate  se  trouve  en  petites  masses  mamelonnées,  à 
Rhelnbreitbach  (provinces  rhénanes)  et  à  Libethen,  en  Hongrie. 
Il  est  vert,  mais  noirâtre  à  sa  sur^ce,  et  môme  quelquefois  à 
l'inlérieur,  par  stries.  Une  analyse  de  Klaproth,  confirmée  par 
celle  de  M.  Dumesnil,  lui  donne  pour  composition  : 

Oxygèae.      Rapports. 

;  Oxyde  de  cuivre 68,13  13,74  4 

Acide  phosphorîque 30,95  17,34  5 

Formule  :  Cu*Pl 

Il  est  à  remarquer  cependant  que  les  échantillons  compactes 
et  mamelonnés  des  deux  localités  citées  ont  toujours  offert  un 
peu  d'eau  à  Beudant. 

2.  Cuivre  phosphaté  octaédrique. 

Nommé  aussi  libethénite  ou  aphérèse.  On  le  trouve  dans  les 
mines  de  cuivre  de  Libethen,  où  il  accompagne  le  cuivre  oxydulé 
et  le  cuivre  pyriteux  dans  une  gangue  de  quartz.  Il  est  d'un  vert- 
olive  foncé,  et  cristallisé  en  octaèdres  à  base  rectangle,  simples 
ou  modifiés  sur  les  angles,  ou  sur  les  angles  et  les  arêtes.  Ces 
cristaux  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomboïdal  de  109^  10'  et 
70^  SO',  dans  lequel  le  rapport  de  la  hauteur  est  à  l'un  des  côtés 
de  la  base  comme  25  est  à  29.  La  composition  de  ce  phosphate 
n'est  pas  encore  bien  fixée,  ou  plutôt  je  pense  (et  cette  observa- 
tion s'étend  à  d'autres  minéraux)  que  cette  composition  peut  va- 
rier dans  une  certaine  limite,  sans  qu'on  puisse  s'en  autoriser 
pour  en  former  plusieurs  espèces  différentes.  Ainsi,  dans  le  cas 
présent,  trois  analyses  de  cuivre  phosphaté  cristallisé  de  Libe- 
then ont  donné  : 
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I.  .  IL  ni. 

Oxyde  de  cuivre 63,9  69,6i  66,55 

Acide  phosphorlque 28,7  24, 1 3  28 

Eau 7,4  6,26  4,43 

I.  Analyse  faite   par  M.   Berthier;  elle  donne   exaclement 
•    .v.        .     . 
Cu*P  +  2H. 

IL  Analyse  due  à  M.  Wœhler;  elle  donne  Cu*p' -f  2H,  que 

Ton  peut  mettre  ainsi  :  Cu*P,  H  4-  CuH,  afin  de  conserver  le 
môme  type  de  phosphate  dans  toutes  les  variétés. 

III.  Analyse  faite  par  M.  Wœhler  sur  des  cristaux  de  Libelhen, 
d'un  vert  clair;  elle  donne  immédiatement  17CuO  -f*  ^  £î^* 
-f-  5H*0,  qu'il  faut  traduire  ainsi  : 

4  (Cu*p;H)  +  CuH. 

3.  Cuivre  phosphaté  prismatique* 

Ypoléime  (Beudanl).  —  Trouvé  à  Virneberg,  près  de  Rhein- 
breitbach  (Prusse  rhénane),  engagé  dans  du  quartz.  Il  est  d'un  vert 
assez  pur  et  foncé,  sous  forme  de  cristaux  prismatiques  ou  octaé- 
driques,  qui  dérivent  d*un  prisme  oblique  rhomboïdal  d'envi- 
ron 141^  et  39°.  L'inclinaison  de  la  base  sur  les  faces  est 
de  112**  30^.  Il  pèse  4,205,  et  raie  la  chaux  fluatée.  On  le  trouve 
aussi  en  masses  mamelonnées,  rayonnées  à  Tintérieur,  d'un  vert 
bleuâtre,  d'une  composition  moins  certaine  et  contenant  d'ail- 
leurs du  carbonate  de  cuivre.  L'analyse  faite  par  M.  Lynn  a 
donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Oxyde  de  cuivre 62,847  i  27        5,27 

Acide  phosphorique 2i,687  24        1 

Eau i5,454  137        5,71 

Formule  :  Cu*JP  -|-  H*  avec  mélange  de  cuivre  hydraté. 
4.  Trombolite. 

M.  Plattner  a  donné  ce  nom  à  un  phosphate  de  cuivre  fibreux, 
trouvé  à  Retzbanya,  en  Hongrie,  qui  lui  a  présenté  une  composi- 
tion fort  différente  des  précédentes. 

Rapporta  moléoulairea. 

Oxyde  de  cuivre 39,2  79  7 

Acide  phosphorique 4i  45,5  4 

Eau 16,8  149  13 

(  Formule  :  2  (Cu»  P,*  H«)  +  CuH. 
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Cal^re  kydrofllllcaié. 

Il  existe  plusieurs  composés  de  ce  genre  dont  le  mieux  défini 
est  uD^  minéral  très-rare^  presque  semblable  à  Témeraude  et  d'a- 
bord confondu  avec  elle,  jusqu'à  ce  que  Haûy,  par  les  caractères 
cristallographiques,  et  Yauquelin,  par  l'analyse,  aient  montré 
qu'il  en  différait  totalement.  Cette  substance,  nommée  dioptase 
par  Haûy,  achirite  ou  émeraude  cuivreuse  par  d'autres,  a  été  ap- 
portée de  la  Tartarie  Chinoise  par  un  marchand  nommé  Achir- 
Malmed.  Elle  est  d'un  vert  pur,  transparente,  cristallisée  en 
prisme  hexaèdre  régulier  terminé  par  trois  faces  rhomboïdales, 
ce  qui  en  forme  un  dodécaèdre.  Les  joints  naturels  sont  très- 
nets  et  parallèles  aux  faces  des  sommets,  et  conduisent  à  la  forme 
primitive  qui  est  un  rhomboèdre  obtus. 

Le  dioptase  pèse  3,278;  il  raie  difficilement  le  verre,  conduit 
l'électricité  et  prend  l'électricité  résineuse  lorsqu'il  est  isolé.  Au 
chalumeau,  il  devient  brun- marron  et  colore  la  flamme  en  vert 
jaunâtre;  avec  le  borax,  il  finit  par  donner  du  cuivre  métallique. 

L'émeraude,  qui  est  un  silicate  double  d'alumine  et  de  glucine 
coloré  par  de  l'oxyde  de  chrome,  se  dislingue  du  dioptase  par 
les  caractères  suivants.  Elle  pèse  2,7  ;  raie  difficilement  le  verre, 
ne  conduit  pas  l'électricité,  s'éleclrise  vitreusement  par  le  frot- 
tement, et  se  divise  parallèlement  aux  faces  d'un  prisme  hexaè- 
dre régulier. 

Yauquelin,  qui  a  le  premier  reconnu  la  nature  cuivreuse  du 
dioptase,  n'en  a  cependant  publié  que  deux  analyses  fautives,  en 
raison  du  mélange  d'une  grande  quantité  de  carbonate  de  chaux  et 
d'oxyde  de  fer  que  contenait  la  matière  employée.  Lowitz  en  a 

•     ••  • 
donné  une  autre  analyse  qui  conduisait  à  la  formule  Cu^  Si  -|-  2Aq. 

Mais  il  résulte  des  nouvelles  analyses  de  M.  Hess  et  de  M.  Damour 
que  le  dioptase  est  composé  de  : 

Oxygèae. 

Silice 38,93        *  20,22  C 

Oxyde  cuivrique 49,5 1  9,99  3 

Eau il,29  10,01  3 

D'où  résulte  la  formule  Gu^  Si^  -f  3Aq. 

Cuivre  hydrosilicaié  amo)T)he,  cuivre  hydraté  siliceux  de  Haûy , 
chrysocolle  de  quelques  minéralogistes.  —  Substance  amorphe, 
compacte,  ayant  une  cassure  conchoïde,  un  éclat  résineux  et  une 
couleur  vert-bleuâtre.  Elle  pèse  2,733,  donne  de  l'eau  à  la  dis- 
tillation, perd  sa  couleur  dans  l'acide  nitrique  et  y  devient  blan- 
che et  translucide.  Elle  est  presque  toujours  mélangée  d'un  peu 
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de  carbonate  de  cuivre  qui  en  rend  la  composition  douteuse. 
Cependant,  en  faisant  abstraction  des  corps  étrangers,  le  minéral 
parait  formé  de 

Oxygène. 

Silice 34,37  6 

Oxyde  de  cuivre 45,17  3 

Eau 20,46  C 

Cu«Si«  +  6Aq. 

Ce  qui  indique  un  silicate  deux  fois  plus  hydraté  que  le  dioptase. 
Le  cuivre  hydrosilicaté  amorphe  se  trouve  en  petits  amas  dans 
les  dépôts  cuivreux  ;  notamment  dans  la  mine  deTurschink,  en 
Sibérie;  à  Saalfeld,  en  Thuringe;  à  Schwartzenberg,  en  Saxe; 
à  JoachiiUsthal,  en  Bohème;  à  Sommerville,  dans  le  New-Jersey, 

CulTr«  carbonate. 

Il  en  existe  trois  espèces  distinctes  :  une  anhydre,  amorphe  el 
d'une  couleur  brune;  une  sesquibasique  hydratée,  d'une  belle 
couleur  bleue;  une  bibasique  hydratée  d'une  belle  couleur  verte. 

Cuivre  carbonate  anhydre. 

En  petites  masses  brunes,  compactes  ou  terreuses,  presque 
toujours  mélangées  de  carbonate  hydraté  vert  et  de  fer  peroxyde. 
Il  est  tendre,  se  laisse  couper  au  couteau,  ne  donne  pas  d'eau  à 
la  distillation.  Se  dissout  avec  effervescence  dans  les  acides.  Une 
seule  analyse  faite  par  Thompson  donne  : 

Oxygène. 

Acide  carbonique 16,70  12,08        2 

Oxyde  de  cuivre 60,75  i 2,25        2 

Peroxyde  de  fer 19,o0 

Silice 2,10 

Cu«C. 

Cette  substance,  très-rare,  a  été  trouvée  dans  l'Indostan,  près 
de  la  frontière  orientale  du  Mysore  ;  d'où  vient  le  nom  de  mysorine 
que  les  minéralogistes  lui  donnent. 

Cuivre  carbonate  bleu^  Azunte. 

Carbonate  d'un  bleu  d'azur  passant  au  bleu  foncé,  pesant  3,6, 
rayant  la  chaux  carbonatée,  rayé  par  le  calcium  fluorure.  Il  donne 
de  l'eau  à  la  distillation  et  devient  brun-noirâtre.  Il  fait  efferves- 
cence avec  les  acides  et  fournit  un  dissoluté  de  cuivre.  On  le 
trouve  cristallisé  en  prismes  obliques  rhomboïdaux  de  98*  50'  et 
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81'  10',  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  pans  de  91*  3Qf  et  88**  Sff  ; 
ou  en  masses  globuleuses  formées  de  cristaux  agglomérés  qui  ne 
présentent  que  leurs  pointes  à  l'extérieur  ;  ou  sous  forme  de 
petites  concrétions  irrégulières,  striées  du  centre  à  la  circonfé- 
rence, connues  anciennement  sous  le  nom  de  pietTes  cT Arménie  ; 
ou  bien  encore  sous  une  apparence  terreuse  et  mélangée  de  ma- 
tières calcaires  qui  en  affaiblissent  la  couleur.  On  le  nomme  sous 
ce  dernier  état  bkù  de  montagne.  Composition  moyenne  résultant 
de  plusieurs  analyses  : 

Oxygène. 

Acide  carbonique 2o,60        18,52  4 

Oxyde  de  cuivre 69,13        13,94         3 

Eau 5,27  4,69  1 

Cette  composition  indique  un  carbonate  de  cuivre  sesquibasi- 
que  hydraté,  ou  plutôt,  d'après  Berzélius,  une  combinaison  de 
deux  molécules  de  carbonate  aubydre  avec  une  molécule  d'hydrate 

d'oxyde  de  cuivre  =  2CuC-|-CuH. 

Le  cuivre  carbonate  bleu  se  trouve  dans  deux  gisements  diffé- 
rents :  tantôt  il  tapisse  en  enduits,  concrétions  ou  cristaux,  les 
parois  des  filons  cuprifères  ;  tantôt  il  est  en  masses  cristallisées, 
disséminées  au  milieu  du  grès-rouge  des  anciens  terrains  secon- 
daires. C'est  ainsi  qu'on  le  trouve  à  Che?sy,  près  de  Lyon,  et  sur 
le  revers  occidental  des  monts  Ourals,  en  Russie,  oii  il  est  accom- 
pagné de  cuivre  oxydulé  cristallisé  et  de  cuivre  carbonate  vert. 
Lorsqu'il  est  très-abondant,  on  l'emploie  pour  l'extraction  du 
cuivre  ;  mais  en  France  on  le  réserve  pour  la  fabrication  du  sul- 
fate de  cuivre  ;  ou  pour  la  peinture  à  l'huile  ;  car,  broyé  avec  de 
l'huile,  il  conserve  sa  belle  couleur  bleue,  tandis  que  le  phosphate 
de  fer  bleu  naturel,  par  exemple,  que  l'on  pourrait  quelquefois 
confondre  avec  lui,  quant  à  la  couleur,  acquiert  avec  l'huile  une 
teinte  brun-noirâtre  qui  en  empoche  l'usage. 

On  fabrique  en  Angleterre,  pour  l'usage  de  la  peinture  et  par 
un  procédé  encore  inconnu,  un  carbonate  bleu  composé  chimi- 
quement comme  le  carbonate  naturel  et  qui  porte  le  nom  de 
cendres  bleues. 

Cuivre  carbonate  vert,  Malachite. 

Substance  d'un  beau  vert,  plus  ou  moins  foncé  ;  fragile,  à  cas- 
sure souvent  testacée  et  striée  ;  fusible  et  facilement  réductible  au 
chalumeau,  donnant  de  l'eau  à  la  distillation,  soluble  dans  l'acide 
nitrique  avec  efTervescence. 

Ce  carbonate  se  trouve  très-rarement  cristallisé,  et  seulement 
en  cristaux  aciculaires  très-brillants,  qui  dérivent,  d'après  Du- 
frénoy,  d'un  prisme  rhomboïdal  oblique.  Beaucoup  plus  fréquem- 
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ment,  le  carbonate  vert  parait  cristallisé  en  octaèdres  réguliers,  en 
cubes  ou  en  dodécaèdres  rhomboïdaux  ;  mais  ces  cristaux  sont 
toujours  du  cuivre  oxydulé  qui  s'est  transformé  superficiellement 
en  malachite.  Quelquefois  aussi  on  le  trouve  en  prismes  rhom- 
boïdaux obliques,  qui  proviennent  de  l'altération  de  Tazurite. 

Le  cuivre  carbonate  vert  est  le  plus  souvent  sans  forme  déter- 
minable,  et  présente  trois  variétés  principales. 

1*»  Fibreux^  ou  en  aiguilles  fines,  brillantes  et  soyeuses,  rayon- 
nées,  entrelacées  ou  parallèles. 

2*  Concrétionné,  ou  en  masses  mamelonnées,  compactes,  for- 
mées de  couches  concentriques  de  différentes  nuances  de  vert,  et 
susceptibles  d'un  beau  poli.  C'est  à  cet  état  spécialement  qu'il 
portele  nom  de  malachite;  on  en  fait  des  objets  d'ornement  et 
même  quelquefois  des  meubles  d'un  très-grand  prix. 

3**  Terreux,  ou  rendu  impur  par  différents  mélanges  qui  en  affai- 
blissent la  couleur.  On  le  nomme  cendres  vertes  ou  vert  de  montagne. 

Le  cuivre  carbonate  vert  se  distingue  de  tous  les  autres  com- 
posés naturels  du  cuivre  pourvus  d'une  couleur  verte  parTeffer- 
vescence  qu'il  fait  avec  Tacide  nitrique.  Il  est  formé  de  : 

Oiygèae. 

Acide  carbonique 19,95         2  "•'• 

Oxyde  de  cuivre 71,84         2 

Eau 8,21  1 

Formules  :  Cu*C  4-_H  ou  CuC  +  CuH. 

ce  qui  indique  un  carbonate  bibasique  hydraté,  ou  une  combinai- 
son d'une  molécule  de  carbonate  neutre  avec  une  molécule  d'hy- 
drate de  cuivre. 

Le  carbonate  de  cuivre  vert  se  trouve  dans  les  mômes  lieux 
que  le  bleu,  et  est  généralement  plus  abondant.  C'est  la  mine  de 
Goumechefski,  en  Sibérie,  qui  fournit  les  plus  belles  malachites. 
On  en  trouve  aussi  en  Hongrie,  au  Hartz,  à  Chessy,  près  de  Lyon, 
en  Pensylvanie,  au  Chili. 

Cultre  oxyehloruré,  Atacamite. 

Cette  substance  est  un  oxycklorure  de  cuivre  hydraté ,  souvent 
mélangé  de  sable,  d'oxyde  de  fer  ou  de  sulfate  de  chaux,  mais 
qui,  séparé  des  substances  qui  lui  sont  étrangères,  paraît  formé  de 

3  molécules  d'oxyde  de  cuivre 3Cu  53,7 

i        —        de  chlorure CuCl*        30,3 

4  —        d'eau 4HH)         <6 

100,0 
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Cet  oxychlorure  est  d'uQ  vert  brillant;  il  colore  en  vert  et  en 
bleu  la  flamme  d'une  bougie  ;  il  se  dissout  dans  Tacide  nitrique 
sans  effervescence,  et  forme  une  liqueur  qui  précipite  le  nitrate 
d'argent  et  rougit  une  lame  de  fer.  Il  se  réduit  au  chalumeau  en 
un  globule  de  cuivre,  sans  dégager  d'odeur  arsenicale. 

L'oxychlorure  de  cuivre  se  trouve,  au  Chili,  en  masses  rayon- 
nées  dans  leur  intérieur,  et,  au  Pérou,  en  filons  assez  puissants 
dans  une  gangue  de  quartz.  Ce  dernier  nous  parvient  sous  forme 
d'une  poudre  grossière,  qu'on  a  crue  naturelle  ;  il  a  longtemps 
porté,  par  celle  raison,  le  nom  de  sable  vert  du  Pérou. 

Cuivre  BonM-muÈimié* 

Ce  sous-sel,  provenant  de  plusieurs  localités,  présente  dans  sa 
constitution  quelques  différences  peu  importantes,  qui  le  font 
cependant  distinguer  en  plusieurs  espèces  par  les  minéralogistes^ 
Ainsi  l'on  donne  le  nom  de  brochantite  à  un  sous-sulfate  trouvé  en 
petits  cristaux  droits  rhomboïdaux  de  104°  lO"  et  75°  50'  à  Ekathe- 
riuenbourg,  en  Sibérie,  duquel  M.  Magnus  a  retiré  : 

Oxygène. 

Acide  sulfurique n,43          iO,43         3 

Oxyde  de  cuivre 66,94          13,50         4 

Eau il,92          iO,50          3 

Oxyde  de  zinc 3,15 

—    de  plomb 0,05 

Formule  :  Cu*S  +  3Aq. 

Un  autre  sous-sulfate,  trouvé  à  Krisuvig,  en  couches  plus  ou 
moins  épaisses,  et  nommé  krisuvîgite,  contient,  d'après  M.  Forch- 
hammer  : 

Oxygène. 

Acide  sulfurique 18,88  10,04         3 

Oxvde  cuivrique 67,73  13,68  4 

Eau 12,81  11,38  3,5 

Acide  ferrique 1        ^  «« 

Alumine j        "'^^ 

Enfin  un  troisième  sous-sulfate,  extrait  d'un  minerai  de  Valpa- 
raiso,  qui  le  contient  mélangé  de  silicate,  de  cuivre  natif,  oxydulé, 
sulfuré  et  pyriteux,  présente  à  l'analyse,  d'après  M.  Jacquot  : 

Oxygène. 

Acide  sulfurique 17,2  10,30  3 

Oxyde  cuivrique 68,1  13,74  4 

Eau 14,7  14,07  4 

Formule  :Cu*S4- 4Aq. 
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CuiTre  iitlfaté* 

Ce  sel  est  le  sulfate  de  cuivre  neutre  ordinaire,  ou  vitriol  bleu, 
formé  de  : 

Acide  sulfurîque 32, 1 4  j       .... 

Oxyde  cuivrique 3l,8o|  =  CuS+  5Aq. 

Eau 36,06) 

Il  est  bleu,  transparent,  d'une  saveur  très-slyptique,  cristallisant 
en  prismes  obliques,  à  base  de  parallélogramme  obliquangle.  Il 
pèse  2,19  ;  il  s'effleurit  à  Tair,  et  devient  verdâtre  et  opaque  à 
sa  surface.  Il  perd  toute  son  eau  par  une  chaleur  modérée,  et 
laisse  d'abord  64  pour  100  de  sulfate  anhydre  blanc,  qui,  par  une 
température  élevée,  perd  son  acide  sulfurique  et  se  convertit  en 
oxyde  de  cuivre.  Le  soluté  du  sulfate  dans  Teau  précipite  le  ni- 
trate de  baryte,  rougit  une  lame  de  fer  et  prend  une  couleur 
bleue  très-foncée  par  l'ammoniaque.  Le  cyanure  ferroso-polas- 
siquey  forme  un  précipité  brun-rougeâtre,  et  l'acide  sulfhydrique 
un  précipité  brun-noir. 

Le  sulfate  de  cuivre  ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité  à  la 
surface  des  minerais  de  cuivre,  ou  dissous  dans  les  eaux  qui  cir- 
culent dans  ses  mines.  Dans  quelques  pays,  on  l'obtient  par  l'éva- 
poralion  de  ces  eaux  ;  mais  la  presque  totalité  de  celui  du  com- 
merce est  préparé  artiticiellement  par  l'un  ou  Tautre  des 
procédés  suivants  : 

Dans  les  pays  abondants  en  sulfures  de  cuivre,  on  grille  ces 
sulfures  lentement,  aûn  d'en  brûler  le  soufre  et  le  cuivre,  et  de 
les  transformer  en  sulfate  de  cuivre.  Après  le  grillage,  on  laisse 
la  mine  exposée  à  l'air  pendant  un  certain  temps  et  on  l'arrose 
quelquefois.  EnGn  on  la  lessive,  on  fait  évaporer  les  liqueurs  et 
on  les  laisse  cristalliser. 

En  France,  oîi  le  sulfure  de  cuivre  naturel  n'est  pas  très-abon- 
dant, et  où.  le  sulfate  conserve  un  prix  assez  élevé,  il  y  a  de  l'a- 
vantage à  faire  du  sulfure  artificiel,  en  combinant  le  soufre  et  le 
cuivre  à  l'aide  de  la  chaleur.  Ensuite  on  calcine  ce  sulfure  pour 
le  sulfatiser^  et  on  le  plonge  tout  rouge  dans  l'eau.  Le  sulfate  de 
cuivre  se  dissout  dans  le  liquide  et  en  est  retiré  par  la  cristalli- 
sation. 

On  peut  également  chauffer  au  rouge  des  plaques  de  cuivre, 
en  séparer  l'oxyde  sous  forme  de  battitures  par  l'action  du  mar- 
teau, et  dissoudre  cet  oxyde  par  l'acide  sulfurique. 

Ënûn  j'ai  dit  précédemment  que  le  cuivre  carbonate  de  Chessy 
servait  principalement  à  la  fabrication  du  sulfate  de  cuivre,  au 
moyen  de  sa  dissolution  dans  l'acide  sulfurique. 
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Extraction  du  cuivre.  —  Les  mioerais  qui  sont  l'objet  d'un  trai- 
tement métallurgique  sont:  le  cuivre  natif,  sulfuré,  pyriteux, 
oxydulé,  carbonate,  enfin  le  cuivre  gris  lorsqu'il  est  argentifère. 
Le  cuivre  pyriteux  est  le  plus  commun  et  le  plus  habituellement 
exploité.  Les  autres,  qui  s'y  trouvent  accidentellement  mélangés, 
sont  traités  avec  lui.  Il  n'y  a  qu'en  Sibérie  que  le  cuivre  sulfuré 
et  les  deux  carbonates  sont  assez  abondants  pour  former  l'objet 
principal  de  l'exploitation. 

Je  ne  décrirai  que  l'extraction  du  cuivre  pyriteux  ou  sulfure 
ferrosO'Cuivreux .  C'est  une  des  opérations  métallurgiques  les  plus 
longues  et  les  plus  compliquées. 

On  commence  par  griller  le  minerai,  ce  qui  s'exécute  suivant 
plusieurs  procédés,  entre  autres  par  le  suivant  :  on  dispose  le 
minerai  en  pyramides  tronquées  {fig,  122),  sur  un  lit  de  bois,  de 
telle  manière  que  les  plus  gros 
morceaax  soient  placés  au  centre, 
et  les  plus  petits  à  la  surface  ; 
ceux-ci  sont  battus,  et  quelquefois 
mêlés  d'un  peu  de  terre,  pour  ra-  ^ 
lenlir  la  combustion  et  diriger  les  ng.  122. -Gniiagc du  minerai  entas. 
vapeurs  vers  le  haut  ;  au  centre  de 

la  pyramide  est  un  canal  vertical  dans  lequel  on  jette  quelques 
tisons  enflammés.  Le  bois  placé  au  bas  prend  feu,  et  le  commu- 
nique peu  à  peu  au  sulfure,  qui,  une  fois  échauffé,  continue  de 
brûler  et  de  se  griller  par  lui-même.  Il  se  forme,  pendant  ce 
grillage,  qui  dure  quelquefois  plus  d'un  an,  des  oxydes  et  des 
sulfates  de  cuivre  et  de  fer,  de  l'acide  sulfureux  et  du  soufre  qui 
se  dégagent  :  une  partie  de  ce  dernier  est  recueillie  dans  des  ca- 
vités que  l'on  pratique  à  cet  effet  dans  la  partie  supérieure  de  la 
pyramide. 

La  mine  grillée,  et  composée  surtout  des  oxydes  et  des  sulfates 
de  cuivre  et  de  fer,  est  traitée,  dans  un  fourneau  à  manche,  avec 
du  charbon  de  bois  ou  de  la  houille  épurée  :  par  la  fusion,  les 
sulfates  de  cuivre  et  de  fer  reviennent  à  l'état  de  sulfures  ;  les 
oxydes^  et  surtout  celui  du  cuivre,  se  réduisent  :  il  en  résulte  un 
métal  impur^  noir  et  cassant^  nommé  matte^  composé  encore  de 
cuivre,  de  fer  et  de  soufre. 

La  matte  est  concassée  et  soumise  à  un  assez  grand  nombre  de 
grillages  successifs,  qui  oxydent  de  nouveau  les  métaux,  et  re- 
forment un  peu  de  leurs  sulfates  ;  ensuite  elle  est  refondue  dans 
un  fourneau  à  manche,  mais  avec  l'addition  d'une  certaine  quan- 
tité de  quartz,  lequel  s'oppose  à  la  réduction  de  l'oxyde  de  fer, 
par  l'affinité  qu*il  a  pour  lui.  Les  résultats  de  cette  opération  sont 
du  cuivre  noir^  une  nouvelle  matte  et  des  scories  composées 
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principalement  de  silice  et  d'oxyde  de  fer  :  on  rejette  ces  sco- 
ries ;  la  matte  est  grillée  derechef  ;  quant  au  cuivre  noir,  qui 
contient  environ  0,90  de  cuivre  pur,  on  le  porte  au  fourneau 
d  affinage. 

Ce  fourneau  est  à  réverbère  :  son  sol,  qui  est  concave  et  recou- 
vert d'une  brasque  de  charbon  et  d'argile,  sert  pour  la  fusion  du 
métal  ;  sur  l'un  des  côtés  se  trouvent  deux  soufûets,  de  l'autre 
deux  bassins  de  réception  ;  à  une  extrémité  est  le  foyer,  à  l'autre 
la  cheminée.  On  charge  le  sol  du  fourneau  de  cuivre  noir,  et  on 
allume  le  feu  :  le  cuivre  fond,  et  forme  à  sa  surface  des  scories 
que  l'on  enlève  avec  une  espèce  de  râteau  sans  dents  ;  alors  on 
dirige  dessus  le  vent  des  soufflets,  ce  qui  fait  rouler  le  métal  sur 
lui-même,  et  lui  fait  présenter  successivement  toutes  ses  parties 
au  contact  de  Talr.  A  l'aide  de  ce  mouvement,  le  fer  et  le  soufre, 
qui  sont  beaucoup  plus  combustibles,  se  brûlent  d'abord,  et  le 
cuivre  s'affine.  Au  bout  de  deux  heures,  ou  lorsqu'on  s'aperçoit 
de  la  pureté  du  métal  à  sa  couleur  et  à  l'absence  des  scories,  on 
met  le  bassin  de  fusion  en  communication  avec  ceux  de  récep- 
tion :  le  cuivre  y  coule  et  s'y  refroidit  ;  on  hâte  son  refroidisse- 
ment, surtout  à  la  surface,  en  y  jetant  un  peu  d'eau  avec  un  balai, 
et  on  enlève  avec  un  ringard  la  croûte  solide  à  mesure  qu'elle  se 
forme.  Le  cuivre,  ainsi  obtenu,  se  nomme  cuivre  de  rosette. 

Outre  le  cuivre  que  Ton  extrait  de  ses  sulfures,  on  en  retire 
aussi  une  assez  grande  quantité  de  diverses  variétés  de  cuivre 
gris. 

J'ai  rapporté,  en  parlant  de  l'argent  (p.  163),  la  manière  dont 
cette  mine  était  grillée  et  réduite,  et  celle  dont  le  métal,  d'abord 
allié  au  plomb  et  mis  sous  la  forme  de  pains  de  liquatton^  était 
ensuite  privé  de  ce  plomb  et  de  l'argent  par  une  fusion  méqagée, 
le  cuivre  ne  se  fondant  pas  au  môme  degré  de  chaleur  et  con- 
servant la  forme  des  pains.  Ce  cuivre,  qui  est  très-poreux,  retient 
toujours  une  certaine  quantité  de  plomb  dont  il  faut  le  priver  : 
on  y  parvient  en  le  tenant  fondu  pendant  quelque  temps  dans 
un  fourneau  à  réverbère,  à  peu  près  de  la  môme  manière  que 
pour  l'affinage  dont  il  vient  d'ôtre  parlé  ;  car  le  plomb  se  coa- 
vertit  en  litharge,et  le  cuivre  s'approche  de  plus  en  plus  de  l'état 
de  pureté.  Cependant  il  parait  que  ce  métal,  ainsi  obtenu,  ne  se 
travaille  pas  aussi  bien  que  le  cuivre  neuf  ;  d'un  autre  côté,  il  ré- 
siste mieux,  dit-on,  à  l'action  de  l'air  et  de  l'eau,  et  est  avanta- 
geux pour  le  doublage  des  vaisseaux. 

Propriétés.  —  Le  cuivre  pur  est  solide,  très-éclatant  et  d'un 
rouge  rosé  ;  il  a  une  saveur  très- marquée  et  acquiert  une 
odeur  désagréable  par  le  frottement.  C'est  le  plus  élastique  et  le 
plus  sonore  de  tous  les  métaux;  c'est  aussi  l'un  des  plus  ductiles 
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et  des  plus  tenaces  ;  sa  dureté  est  moins  grande  que  celle  du  fer  ; 
sa  pesanteur  spécifique  est  de  8,895  :  il  est  un  peu  plus  fusible 
que  l'or,  et  moins  fusible  que  Targent. 

Le  cuivre  est  peu  altérable  à  Tair  sec  :  à  l'air  humide,  il  se  ter- 
nit et  se  recouvre  d'une  couche  de  carbonate  vert,  que  Ton 
nomme  vulgairement  vert-de-gris^  mais  qui  n'est  pas  celui  que 
nous  employons. 

Il  n'y  a  presque  pas  d'acides,  même  parmi  ceux  que  l'on  retire 
des  végétaux,  qui  n'attaquent  le  cuivre,  lorsque  ce  métal  est  en 
môme  temps  exposé  au  contact  de  l'air  ;  les  acides  sulfurique  et 
hydrochlorique  surtout  l'attaquent  dans  cette  circonstance  ;  l'a- 
cide sulfurique  concentré  et  bouillant  le  dissout,  comme  il  fait 
pour  presque  tous  les  métaux. 

L'acide  nitrique  attaque  très-vivement  le  cuivre  et  le  dissout 
même  à  froid  ;  il  se  dégage  beaucoup  de  deutoxyde  d'azote,  et  il 
en  résulte  une  dissolution  bleue  qui,  comme  toutes  les  dissolu- 
tions de  cuivre  au  maximum  d'oxydation,  jouit  des  propriétés 
suivantes  : 

Elle  forme  avec  la  potasse  un  précipité  bleu  pâle  qui  est  un 
hydfote  de  deutoxyde  de  cuivre:  l'ammoniaque  y  occasionne  un 
précipité  pareil  ;  mais,  pour  peu  qu'on  en  ajoute  un  excès,  le 
précipité  disparaît,  et  la  liqueur  acquiert  une  couleur  bleu  cé- 
leste de  toute  beauté. 

Elle  forme  avec  le  sulûde  hydrique  et  les  sulfhydrates  un  pré- 
cipité brun-noir  ;  avec  le  cyanure  ferroso-potassique,  un  préci- 
pité rouge-brun  ;  enfin,  lorsqu'on  y  plonge  une  lame  de  fer  dé- 
ca|>ée,  cette  lame  se  recouvre  d'une  couche  de  cuivre  métallique. 
De  ces  différents  réactifs,  la  lame  de  fer,  le  prussiate  de  potasse 
ferrugineux  et  l'ammoniaque  sont  ceux  qui  indiquent  les  plus 
petites  quantités  de  cuivre  dans  une  liqueur. 

Les  usages  du  cuivre  et  de  ses  composés  en  pharmacie  sont 
les*  moins  importants  de  ce  métal  ;  le  cuivre  lui-même,  par  sa 
dureté  moyenne  et  la  facilité  qu'il  offre  au  travail,  sera  toujours 
employé  à  faire  des  chaudières,  des  cucurbites  et  autres  vases 
iinalogues, toutes  les  fois  qu'on  n'aura  pas  à  craindre  l'action  dis- 
solvante des  corps  qu'on  doit  y  traiter  et  le  développement  des 
propriétés  vénéneuses  qui  en  est  la  suite  ;  il  est  également  pré- 
cieux pour  la  gravure  à  l'eau-forte  et  au  burin  ;  combiné  avec 
0,10  d'étain,  il  forme  le  métal  des  canons  ;  avec  0,S5  de  ce  der- 
nier, l'alliage  est  plus  aigre  et  plus  cassant,  quoique  résistant  en- 
core à  des  chocs  assez  forts  :  c'est  le  métal  des  cloches. 

Le  similor  et  le  laiton  ou  cuivre  jaune  sont  des  alliages  de  cuivre 
et  zinc  également  très-employés.  Le  cuivre  sert  encore  à  former, 
par  sa  calcination  directe  au  feu,  un  oxyde  brun  tj'ès-employé 
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dans  la  fabrication  des  émaux, qu'il  colore  en  un  fort  beau  rouge; 
l'oxyde  au  maximum^  retiré  du  sulfate  de  cuivre,  les  colore  en 
vert. 

FAMILLE  DU   NICKEL 

On  trouve  assez  souvent  dans  les  mines  d'argent,  de  plomb,  de 
cuivre,  et  surlout  de  cobalt,  une  substance  qui  a  presque  la  cou- 
leur et  l'éclat  métallique  du  cuivre,  mais  qui  est  très-dure,  cas- 
sante, et  qui  exhale  au  chalumeau  une  forte  odeur  d'arsenic.  Les 
mineurs  allemands  lui  donnaient  le  nom  de  kup  fer -nickel,  ce  qui 
veut  dire  cti/rre/a/zo:;  mais  ils  n^en  connaissaient  pas  la  nature. 
Ce  n'est  qu'en  1751  que  Cronsted  y  découvrit  un  nouveau  métal, 
auquel  il  donna  le  nom  de  nickel.  Ce  métal  existe  dans  le  kupfer- 
nickel  à  l'état  à^ai^séniure.  Ses  autres  états  naturels  sont  Vantimo- 
niurCj  le  sulfure,  le  sulfate,  le  sulfo-arséniure,  le  sulfo-antimoniure, 
Varsénite^  Yarséniate,  le  silicate  ei  Vhydroarbonate. 

JVickcl  «rsénluré. 

Nickel  arsenical,  kupfetmickel,  nickeline.  —  Substance  métal- 
loïde, éclatante,  d'un  jaune  rougeàlre,  faisant  feu  au  briquet,  cas* 
santé,  pesant  spécifiquement  6,7  à  7,5.  Traitée  par  l'acide  azo- 
tique, elle  se  convertit  en  arséniate  de.  nickel,  dont  une  partie 
se  précipite  sous  forme  d'un  dépôt  verdâlre.  L'ammoniaque 
ajoutée  augmente  d'abord  le  précipité  en  saturant  l'acide  azotique 
surabondant  ;  puis  elle  dissout  tout,  en  formant  une  liqueur  d'uy 
bleu  violet. 

La  transformation  de  l'arséniure  de  nickel  en  arséniate  a  lieu 
même  à  l'air  libre,  et  il  est  rare  que  ce  minéral  puisse  être  con- 
servé longtemps  dans  les  collections,  sans  offrir  à  sa  surface  la 
couleur  verte  de  Tarséniate. 

L'arséniure  de  nickel  est  toujours  en  masses  amorphes,  plus 
ou  moins  volumineuses  ;  c'est  à  peine  si  quelques  échantillons 
offrent  des  indices  de  cristallisation  rhomboédrique.  Il  contient 
presque  toujours  quelques  corps  étrangers,  comme  du  sulfure 
ou  de  l'arséniure  de  cobalt,  de  fer,  d'antimoine  ou  de  plomb. 
Par  exemple,  le  nickel  arsenical  d'AUemont,  analysé  par  Berthier, 
contenait  : 

Rapports  moléculaires. 

JSickel 39,94  X  2,705  =  108    =     108 

Arsenic 48,80  x  2,133  =r  104    =    104. 

Antimoine...          8  X  1,24    =  10    =        4 1  4-    C 

Soufre 2  X  6         =  10  9 

Cobalt 0,16  X  2,71  * 

ter.........  j  iraces. 
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ce  qui  indique  clairement  un  arséniure  de  nickel  NiAs,  dans  le- 
quel une  petite  partie  de  Tarsenic  est  remplacée  par  de  Tanti- 
moine,  et  mélangée  d'un  peu  de  sulfure  d'antimoine,  Sb'S',  et 
d'un  peu  de  sulfure  de  cobalt. 

L  arséniure  de  nickel  de  Hiechelsdorf,  analysé  par  Stromeyer, 
a  présenté  : 

Rapports  moléculaires. 

Nickel 42,206  ^4  l 

Arsenic 5»,726  H6  i 

Fer 0,337  »  » 

Plomb 0,320  »  ». 

Soufre 0,401  »>  » 

Formule  :  Ni  As. 

L'analyse  suivante,  faite  par  M.  PfalT,  sur  un  arséniure  de  la 
même  localité,  semble  indiquer  Texislence  d'un  arséniure  diffé- 
rent du  premier,  et  qui  serait  Ni'As\ 

Rapports  moléculaires. 

Nickel 48,90  «32  4 

Arsenic , 46,42  99  3 

Fcp 0,34  *»  n 

Plomb 0,56  »  »> 

Soufre 0,80  »  » 

iMckel  àtarsémuré.  —  11  convient  de  séparer  complètement  du 
minéral  précédent  un  arséniure  qui  en  diffère,  à  la  première  vue, 
par  sa  couleur  analogue  à  celle  de  l'étain.  11  est  en  masses  amor- 
phes, ou  cristallisé  en  prismes  hexaèdres  réguliers,  dont  tous  les 
angles  et  arêtes  sont  tronqués.  11  fond  au  chalumeau  en  déga- 
geant une  fumée  arsenicale  très-abondante.  Une  analyse  faite  par 
M.  Hoffmann  sur  des  échantillons  dé  Schneeberg,  et  une  autre 
faite  par  M.  Boolh  sur  un  arséniure  provenant  de  Kiechelsdorf, 
montrent  que  cette  substance  a  pour  formule  NiAs^. 

Riechelsdorf.  Sehneeberg. 

Rapports  moléculaires.  Rapports  moléculaires. 

Arsenic...  72,64  15 1  2  71,30  151  2 

Nickel 20,7t  56j  »  28,14  76  1     ' 

Cobalt 3,37            9  74  1                   »  »  » 

Fer •..  3,25           9»  »                   »  »  » 

Bismuth...  y>              n  »                 2,19  »  » 

Cuivre...  ••  »               n  »  0,50  »  n 

Soufre »              ni»  0,14  »  )> 

Nickel  anilmonié. 

Ce  composé  de  nickel  a  été  découvert  à  Andréasberg  par 
M.  Wolkmar  de  Brunswick.  11  est  en  petites  tables  à  six  faces, 
très-minces,  isolées  ou  groupées  sous  formes  de  dendrites  ;  mais 
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le  plus  ordinairement  il  est  disséminé  en  grains  dans  le  plomb 
sulfuré  ou  le  cobalt  arsenical.  Il  est  d'un  rouge  un  peu  plus  clair 
que  le  nickel  arsenical,  avec  une  nuance  violette  ;  sa  poudre  est 
d'un  brun  rougeâtre  plus  foncé  que  la  cassure  ;  il  raie  la  chaux 
fluaiée  et  est  rayé  par  le  feldspalh.  Au  chalumeau,  il  ne  donne 
aucune  odeur  d'arsenic  ou  d'acide  sulfureux,  et  il  est  très-diffi- 
cile à  fondre.  Les  acides  simples  l'attaquent  difOcilement,  mais 
l'eau  régale  le  dissout  facilement  et  en  totalité.  L'analyse  de  celte 
substance,  faite  par  Slromeyer,  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Antimoine 63,736     X     1,24      =    79  1 


Nickel 28,946     x     2,705    =    78 

Fer 0,866 

Plomb  sulfuré 6,435 


Fer 0,866     X     2,857    =      2       i        * 


Composition  tout  à  fait  semblable  à  celle  du  nickel  arsenical 
ordinaire.  Enfln,  en  raison  de  Tisomorphisme  de  l'arsenic  et  de 
Tanlimoine,  ces  deux  corps  peuvent  se  substituer  en  tout  ou  en 
partie,  soit  dans  Tarseniure,  soit  dans  l'antimoniure.  Indépen- 
damment de  l'analyse  du  nickel  arsenical  d'Allemont,  que  nous 
avons  déjà  donnée,  Berthier  en  a  publié  deux  autres  d'un  nickel 
antimonial  de  Balen,  dont  la  moyenne  est  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Arsenic 32,06  x  2,133  =    68  »     .^,  _  n-  i        w 

Antimoine 27,90  x  1,24  =    35  )    *"^  "-  ^^  "*"      « 

Nickel 33,75  x  2,705  =    91  ,•    j...  _  .„ 

Fer. 1,40  X  2,857  --      4  j      «^  —  î^o  ^ 

Soufre 2,65  X  5  =13  i3  —  «  12 

Formule  :  Ni(As,Sbf  mélangé  de  Sb*0», 
MIekel  ««Ifwé. 

Nickelnadfj  pyrite  capillaire,  haarkies.  — Sulfure  métalloïde,  verl 
jaunâtre,  en  petites  houppes  composées  d'aiguilles  flnes  ;  pesant 
spéciûquement  5,278;  réductible  sur  le  charbon  en  une  fritte  mé- 
talloïde, magnétique  ;  solubie  dans  l'acide  nitrique  :  solution 
devenant  violette  par  un  excès  d'ammoniaque. 

RapporU  moléculaires. 

Soufre 35,2  174  1        • 

Nickel 64,8  175  \ 

Rare.  Se  trouve  dans  les  njômes  gîtes  que  les  autres  minerais  de 
nickel. 

Nickel  suiro-arséniuré. 

litckél  ffriiy  nkkelglam,  —  SobsUnce  métalloïde,  d'un  gris  d'acier, 
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eo  petites  masses  compactes  ou  iamelleuses,  très-fragiles  ;  pesant 
spécifiquement  6,12;  dégageant  une  odeur  arsenicale  au  chalu- 
meau, et  donnant  du  sulfure  d'arsenic  sublimé  lorsqu'on  la 
chauffe  dans  un  tube  fermé.  On  l'a  trouvée  dans  lamine  de  Loos, 
en  Suède,  et  une  analyse  de  Berzélius  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 19,34  96  96  i 

Arsenic 45.34  96  96  1 

Nickel 29,94  81  i 

Cobalt 0,92  2}  95  1 

Fer 4,li  12.1 

Silice 0,90             »  »  » 

ce  qui  veut  dire  qu'en  réunissant  le  nickel,  le  fer  et  le  cobalt,  on 
arrive  à  représenter  la  composition  du  minéral  par  Ni  As  S,  et  ce 
résultat,  étant  doublé,  donne  NiS«+  NiAs»,  ou  Ni«S  +'  As^S.  La 
première  formule  assimile  ce  composé  au  cobalt  gris  (CoS^  -j- 
CoAs*),  et  au  mispickel  (FeS^  +  FeAs^)  ;  mais  la  seconde  s'ac- 
corde peut-être  mieux  avec  les  propriétés  du  minéral. 
D'autres  analyses  ont  donné  : 


KKRZÉLIUS. 

UFAFF. 

IXKWE. 

Soufre 

Rapp.  mol. 

14,40         71 

53.32        113 

27               73 

5.29         15 

Rapp.  mol. 

12,36         «1 
45,90         98 
24,42         66 
10,46         30 

Rapp.  mol. 

14,22         72 

42,52         90 

38,42       104 

2,09          « 

Arsenic 

ÎN'ickel 

Fer 

Il  est  difficile  de  conclure  quelque  chose  de  la  première  ana- 
lyse; mais  celle  de  M.  Pfaff  donne  30FeS«  +  33Ni*As3,  et  celle 
de  M.  Lœwe  24(Ni,  Fe)*S^  -f  SONi^As»,  ce  qui  indique  une 
grande  variété  de  composition.  Le  nickel  sulfo-arséniuré  analysé 
par  M.  Lcewe  venait  de  Schladming,  en  Styrie.  Il  était  cristallisé 
en  cube  ou  en  combinaisons  du  cube  avec  l'octaèdre  et  le  dodé- 
caèdre pentagonal.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  6,59  à  6,87. 


NIcl 


lié. 


AntimonickeL  —  On  trouve  ce  sulfo-antimoniure  dans  quelques 
filons  cobaltifères  de  Siegen.  Il  cristallise  en  cube  ou  en  formes 
dérivées  ;  mais  il  se  présente  plutôt  en  petites  masses  compactes 
ou  à  texture  lamellaire.  Il  est  d'un  gris  d'acier  et  pèse  6,45.  Une 
analyse  de  H.  Rose  a  donné  : 
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Rapports  moléciilaires. 

Soufre io,98  79 

Antimoine o5,76  69 

Nickel 27,36  74 

Une  autre  de  Ullmann  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 16,40  81  81  1 

Antimoine 47,56  58  •  ^^  . 

Arsenic 9,94  21 1  '^  * 

Nickel 26,10  78  78  1 

d'où  l'on  tire  très-sensiblement  NiSbS  ,  composition  semblable 
à  celle  du  cobalt  gris,  dans  laquelle  le  nickel  remplace  le  cobalt, 
et  l'antimoine  l'arsenic.  Cette  substance  se  fond  au  chalumeau 
avec  dégagement  d'acide  sulfureux  et  de  vapeurs  d'antimoine, 
avec  ou  sans  odeur  d'arsenic.  Elle  se  dissout  dans  l'acide  nitri- 
que avec  dépôt  d'acide  antimonieux,  et  forme  une  liqueur  verte 
qui  passe  au  violet  par  un  excès  d'ammoniaque. 

Mlekel  vllrlolé. 

M.  Hunt  a  découvert  dans  la  mine  de  Wallace,  au  lac  Huron,  un 
sulfate  de  nickel  hydraté,  en  cristaux  capillaires  entrelacés,  qui 
paraissent  être  à  base  rhombe. 

Mickel  aménité. 

Substance  très-rare,  trouvée  seulement  dans  la  mine  de  Fré- 
déric-Guillaume, près  de  Riechelsdorf  (duché  de  Hesse).  On  l'a 
prise  d'abord  pour  de  Poxyde  noir  de  nickel  ;  mais,  d'après  Ber- 
zélius,  elle  est  formée  de  : 

Ni*  As  +  8Aq. 

Cet  arsénite  est  terreux,  gris,  noir  ou  brun,  donnant  par  la  cha- 
leur de  l'eau  et  de  l'acide  arsénieux.  Il  paraît  être  le  résultat  de 
l'action  de  l'air  humide  sur  le  sous-arséniure  de  nickel  que  l'on 
trouve  dans  la  môme  localité  (Ni^As^*),  avec  perte  d'un  tiers  de 
l'acide  arsénieux.  Il  est  possible  même  que  l'action  prolongée  de 
l'air  convertisse  plus  ou  moins,  le  protoxjde  de  nickel  en  peroxyde, 
et  qu'alors  l'opinion  qui  admettait  l'existence  de  ce  peroxyde  ne 
soit  pas  dénuée  de  fondement. 

IVickel  wniéiilaté. 

Substance  verdâtre,  pulvérulente,  ou  en  légers  filaments 
groupés;  très-tendre  et  se  laissant  gratter  facilement;  elle  dé- 
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gage  beaucoup  d*eau  par  la  chaleur,  et  se  fond  au  chalumeau  en 
dégageant  de  l'acide  arsénieux  et  laissant  un  bouton  métallique 
cassant.  Elle  se  dissout  dans  Tacide  nitrique  en  formant  un  soluté 
vert,  qui  devient  d'un  bleu  violet  par  un  excès  d'ammoniaque. 
L'analyse  de  Berlhier,  sur  du  nickel  arséniaté  d'Allemont,  a 
donné  : 


Oxygène. 

Acide  arsénique 36,8  12,77  5 

Oxyde  de  nickel 36,2  7,70)  „ 

—    decoball ?,o  0,53) 

Eau 24,5  21,78  .9? 


Ni'As  +9Aq. 

Cet  arséniaté  se  forme  journellement,  par  l'action  de  l'air  hu- 
mide et  môme  dans  les  collections,  sur  le  kupfer-nickel  (NiAs), 
de  môme  que  l'arsénite  provient  de  l'oxygénation  du  sous-arsé- 
niure  (Ni*As').  Seulement  il  faut  remarquer  que  si  le  kupfer- 
nickel  s'oxydait  sans  perte,  le  sel  produit  serait  Ni*  As;  tandis 

que  la  tendance  marquée  que  possède  l'acide  arsénique  à  former 
des  sels  tribasiques,  élimine  une  partie  de  l'arsenic  qui  ne  passe 
qu'à  l'état  d'acide  arsénieux  et  se  sépare  de  l'arséniate.  Il  est  en 
effet  certain  que  le  kupfernickel  altéré  par  l'air  humide  présente 
toujours  à  sa  surface  un  mélange  d'acide  arsénieux  blanc  et  d'ar- 
séniate  vert  de  nickel. 

6(iNi,As)  +■  190  =  ^(Ni'As)  +  As. 

IViekel  hydriMiUieaié. 

Ce  composé  fait  partie  d'une  substance  nommée  pimélite  qui 
est  d'une  apparence  terreuse,  tendre,  douce  au  toucher,  et  d'une 
couleur  vert- pomme.  Klaproth  en  a  retiré  : 

Oxygène. 

Silice 84  43,04        24 

Alumine 12  5,60          3 

Oxyde  de  nickel 37,5  7,98  \ 

—     de  fer il  2,50 1 

Magnésie 3  1,16 

Chaux i  0,28^ 

Eau 91,5  81,94        45 


Formule  :  AlSi*  -f  6  /Ni      Si\  -h  45Aq. 
\Fe,  etc.) 


200,0 

Si* 
^Fe,  etc. 
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IVickel  hydroearlbonaté. 

Ce  composé  décrit  par  Siiliman,  sous  le  nom  d'Emerald-ntckel, 
répond  à  la  formule  SNiOCo^  +  ^H0.  Il  est  en  mamelons  ou  en 
petites  talacliles,  d'un  éclat  vitreux,  d'une  couleur  verl  d'éme- 
raude,  transparents  ou  translucides. 

Extraction  du  nickel.  —  De  tous  les  composés  naturels  du  nickel 
que  je  viens  de  décrire,  il  n'y  a  que  Tarséniure  qui  soit  un  peu 
répandu  et  qui  puisse  servir  à  l'extraction  du  métal.  Mais  comme 
les  mines  d'arséniure  de  cobalt  sont  rarement  exemples  de  nickel 
et  qu'on  les  exploite  en  grand  pour  la  fabrication  du  smalt  ou  azur^ 
on  obtient,  comme  produit  secondaire  de  l'opération,  un  sulfo- 
arséniure  de  nickel  artificiel,  nommé  speiss,  très-riche  en  métal, 
et  qui  peut  servir,  comme  Tarséniure  naturel,  à  l'extraction  du 
nickel. 

Pour  obtenir  le  smalt^  qui  est  un  verre  siliceux  coloré  en  bleu 
par  l'oxyde  de  cobalt,  on  commence  par  griller  la  mine  de  cobalt 
arsenical  et  on  fond  la  mine  grillée  (nommée  safre)  avec  du  sable 
siliceux  et  de  la  potasse. 

Gomme  le  grillage  n'est  jamais  parfait,  il  reste  dans  le  safre  du 
cobalt  métallique  qui  enlève  l'oxygène  aux  portions  de  nickel  et 
de  cuivre  qui  s'étaient  oxydées  et  les  ramène  à  l'état  métallique  ; 
et  cette  réaction  est  très-avantageuse,  car  le  verre  de  cobalt  en 
devient  plus  pur,  et  le  culot  nxétallique  qui  se  rassemble  au  fond 
est  le  plus  riche  en  nickel  ;  c'est  ce  culot  qui  constitue  le  speiss. 
D'après  Berthier,  il  est  formé  de  : 

Nickel 49 

Arsenic 37,8 

.Sourre 7,8 

Cobalt 3,2 

Cuivre 1,6 

Anlimoine traces. 

Sable 0,6 

100,0 

C'est  donc  de  cespeiss  ou  de  l'arséniure  naturel  qu'on  extrait 
le  nickel.  Pour  y  parvenir,  on  le  mélange,  étant  pulvérisé,  avec 
3  parties  de  carbonate  de  potasse  et  3  parties  de  soufre,  et  on  le 
chauiTe  graduellement  dans  un  creuset,  jusqu'à  fusion  complète. 
Dans  celle  opération,  tous  les  métaux  passent  à  l'état  de  sulfures. 
En  traitant  la  masse  concassée  par  l'^u,  on  dissout,  à  l'aide  du 
sulfure  de  potassium,  ceux  d'arsenic  et  d'antimoine  ;  tandis  que 
ceux  de  cobalt,  de  cuivre  et  de  fer  restent,  avec  le  sulfure  de  nic- 
kel, sous  forme  d'un  précipité  noir  facile  à  laver. 
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Od  dissout  ee  sulfare  impur  dans  Tacide  nitrique,  on  évapore 
à  siccité  et  Ton  fait  redissoudre  dans  l'eau  :  Tozyde  deier  reste 
insoluble.  On  fait  passer  dans  la  liqueur  de  l'acide  sulfbydrique, 
qui  précipite  le  cuivre  à  Tétai  de  sulfure.  La  liqueur  ne  contient 
plus  que  le  nickel  et  le  cobalt,  qu'il  est  fort  difficile  de  séparer, 
et  qu'on  laisse  ensemble  dans  le  nickel  du  commerce.  Lorsqu'on 
veut  les  isoler,  cependant,  on  ajoute  à  la  solution  mixte  des  deux 
métaux  de  l'ammoniaque  caustique,  jusqu'à  ce  que  les  deux  oxy- 
des de  nickel  et  de  cobalt,  d'abord  précipités,  soient  redissous.  On 
étend  la  dissolution,  qui  est  bleue,  avec  de  l'eau  privée  d'air  par 
l'ébuUition,  pour  éviter  la  suroxydalion  des  métaux,  et  Ton  opère 
dans  un  vase  de  verre  que  l'on  bouche  exactement,  après  avoir 
achevé  de  le  remplir  avec  un  soluté  de  potasse  caustique.  Celle- 
ci  précipite  l'oxyde  de  nickel  seulement  ;  de  sorte  que  la  liqueur 
perd  sa  couleur  bleue  pour  conserver  la  couleur  rose  de 
l'oxyde  de  cobalt  dissous.  On  décante,  on  lave  le  précipité  avec 
de  Teau  bouillie,  on  le  jette  sur  un  filtre  et  on  le  fait  sécher.  On 
le  mélange  avec  du  charbon  et  un  peu  d'huile,  et  on  le  chaulTe 
dans  un  creuset  brasqué,  à  un  violent  feu  de  forge  ;  non  que  le 
nickel  soit  difficile  à  réduire,  mais  parce  qu'il  est  très-difficile  à 
fondre. 

Le  nickel  pur  est  d'un  blanc  grisâtre,  qui  tient  le  milieu  entre 
l'argent  et  l'acier.  Il  est  malléable,  ductile  et  très-tenace.  11 
pèse  8,6  fondu,  et  peut  aller  jusqu'à  9,  lorsqu'il  est  forgé.  Il  est 
peu  altérable  à  l'air.  11  se  dissout  dans  les  acides  sulfurique  et 
chlorhydrique,  en  dégageant  l'hydrogène  de  l'eau,  comme  le 
font  le  cobalt  et  le  fer.  Il  est  magnétique  comme  ces  deux  métaux, 
mais  à  un  moindre  degré. 

Ce  métal  est  devenu  un  objet  de  commerce  important,  à  cause 
de  la  fabrication  d'un  alliage  imitant  l'argent,  dans  lequel  il  entre 
comme  partie  essentielle.  Les  deux  autres  métaux  sont  le  zinc  et 
le  cuivre.  Cet  alliage,  qui  est  connu  depuis  longtemps  en  Chine, 
sous  le  nom  de  packfong^  se  nomme  argentan  en  Allemagne  et 
maillechort  en  France. 


FAMILLE  DU  COBALT. 

L'histoire  du  cobalt  et  de  ses  composés  ressemble  presqu'en 
tous  points  à  celle  du  nickel.  Le  cobalt  se  dislingue  cependant  de 
suite  du  nickel,  par  la  propriété  dont  jouissent  ses  oxydes  et  ses 
composés  salins  de  colorer  en  beau  bleu  tous  les  verres  siliceux, 
le  borax  et  Talumine  ;  tandis  que  les  composés  du  nickel  ne 
colorent  le  verre  et  le  borax,  qu'en  jaune    hyacinthe.    Mais 
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comme  les  deux  métaux  sont  très-souvent  mélangés,  ce  carac- 
tère ne  peut  servir  pour  le  nickel  que  lorsqu'il  est  exempt  du 
premier. 

Le  cobalt  se  trouve  sous  sept  étals  principaux  dans  la  terre  : 
arséniuréy  sulfuré^  sulfo-arsétiiuré,  oxydéy  arsénité^  arséniaté^  sulfaté. 

Cobalt  aniéiiliiré. 

Cobalt  arsenical  ovi  smaltine.  —  Arséniure  éclatant  et  d'un  blanc 
un  peu  grisâtre;  pesant  de  6,34  à  6,6;  rayé  par  le  feldspath  et  ne 
faisant  pas  feu  avec  le  briquet.  Il  cristallise  en  cube  ou  en  formes 
qui  en  sont  dérivées,  comme  VoctaèdrCy  le  cubthoctaèdre^  le  cubo- 
dodécaèdre  et  le  triforme^  cristal  composé  de  l'octaèdre,  du  cube 
et  du  dodécaèdre  rhomboïdal  (fig.  126,  page  221).  Ces  cristaux 
sont  généralement  déformés,  à  surfaces  convexes  et  à  structure 
granulaire. 

L'arséniure  de  cobalt  se  trouve  également  massif,  ou  mame- 
lonné et  à  structure  fibreuse,  ou  biai  encore  en  dendri  tes  compo- 
sées de  petits  cristaux  réunis  bout  à  bout. 

Le  cobalt  arséniure,  chauffé  aU  chalumeau,  sur  un  charbon, 
dégage  une  forte  odeur  arsenicale  et  laisse  un  globule  métallique 
blanc  et  cassant,  qui,  trituré  avec  du  borax  et  soumis  au  feu 
d'oxydation,  forme  un  verre  d'un  bleu  pur  et  très-foncé. 

Le  cobalt  arsenical  ressemble  beaucoup  au  mispickel  (fersulfo- 
arséniuré)  eUau  cobalt  gris  (cobalt  sulfo-arséniuré);  mais  le  pre- 
mier est  beaucoup  plus  dur  et  fait  feu  avec  le  briquet  ;  fondu  avec 
le  borax,  il  lui  donne  une  leinte  noirâtre;  enfin  il  forme  avec  l'a- 
cide nitrique  une  dissolution  brune,  tandis  que  celle  du  borax  est 
rose.  Le  cobalt  gris  se  présente  en  cristaux  beaucoup  plus  nets, 
terminés  par  des  surfaces  planes  et  miroitantes  et  à  structure  la- 
melleuse.  Traité  au  chalumeau,  il  dégage  d'abord  de  l'acide  sul- 
fureux et  ensuite  moins  d'arsenic. 

Le  cobalt  arséniure  est  la  mine  la  plus  commune  de  ce  métal; 
il  se  trouve  tantôt  en  couches,  tantôt  en  filons,  dans  les  dépôts 
métallifères  des  terrains  primitifs,  surtout  dans  ceux  d'argent  et 
de  cuivre  pyriteux.  On  le  trouve  rarement  dans  ceux  de  plomb, 
jamais  dans  ceux  de  fer.  On  le  trouve  principalement  à  Witlichen 
en  Souabe,  en  Bohême,  en  Saxe,  en  Hongrie,  en  Norwége,  et  en 
France,  à  Allemont  et  à  Sainte-Marie  aux  Mines.  La  Fariété 
fibreuse  de  Schneeberg,  en  Saxe,  a  donné  : 

Molécules. 

Ai'senic 65,75  2 

Cobalt 28  1 

Oxydes  de  Ter  et  de  manganèse 6,25  » 

CoAs». 
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D*autres  analyses  ont  offert  des  rapports  différents,  avec  mélange 
de  différents  suirures  et  arséniures  de  fer  et  de  cuivre. 

Cobalt  arsénturé  ferrtfhe,  cobalt  arsenical  gris  noirâtre ^  arséniure 
ferrO'Cobaltique.  —  Ce  minéral  doit  être  considéré  comme  un  arsé- 
niure double  de  fer  et  de  cobalt;  mais  les  proportions  en  sont 
variables.  Il  est  d'un  gris  noirâtre,  et  possède  un  éclat  métallique 
qui  se  perd  bientôt  à  l'air.  11  offre  une  cassure  inégale,  à  grains 
fins,  quelquefois  tibreuse  et  rayonnée.  Il  est  aigte  et  fragile,  et 
prend  une  odeur  arsenicale  par  la  percussion.  Sa  dissolution 
nitrique  est  d*un  brun  rosâtre,  et  précipite  en  bleu  sale  ou  en 
vert  par  les  alcalis.  Il  est  en  masses  compacles  ou  concrétion- 
nées,  ou  en  petits  cristaux  cubiques  ou  dodécaèdres.  11  est  aussi 
commun  que  le  cobalt  arséniure,  et  se  trouve  dans  les  mêmes 
gisements. 

Cobalt    «ulfuré. 

Koboldine.  —  Substance  métalloïde,  d'un  gris  d'acier,  cristalli- 
sant en  cube  ou  en  octaèdre  régulier.  Cassure  inégale;  ne  déga- 
geant pas  d'odeur  arsenicale  au  chalumeau,  et  y  laissant  un  glo- 
bule gris  qui,  fondu  avec  du  borax,  le  colore  en  bleu  très-foncé. 
Getle  substance  très-rare  a  été  trouvée,  il  y  a  peu  de  temps,  à 
Ragpootanah  (Indoustan),  à  l'état  amorphe,  d'un  gris  d'acier 
tirant  sur  le  jaune,  formant  des  veines  ou  des  grains  disséminés, 
accompagnée  ou  mélangée  de  pyrite  magnétique,  qu'on  peut 
enlever  complètement  par  l'aimant. 

Le  reste  se  compose  de  : 

Cobalt 64,64    X    2,71    =    175  \ 

Soufre 35,36    X    5         —    176,8        1 

d'où  la  formule  :  CoS. 

On  l'a  trouvée  également  en  Europe,  mais  moins  pure  et  d'une 
autre  formule.  Elle  est  à  Bastnaès  en  Suède,  et  à  Miisen  en  West- 
phalie.  Nous  en  possédons  deux  analyses,  dont  voici  les  résul- 
tats : 

Cobalt  sulfuré  de  Mûsen,  par  Wernekink, 

Rappoits  moléculaires. 

Soufre 41  205  =    178  +    27 

Cobalt .43,86  119  =    119  » 

Fer 5,31  15  »  15 

Cuivre 4,10  13  »  13 

Gangue 0,67  »  »  » 

En  retirant  des  nombres  moléculaires  ce  qui  est  nécessaire 
pour  former  du  sesquisulfure  de  cobalt  (Go^Su^),  il  reste  à  peu 
près  ce  qu'il  faut  de  soufre  pour  composer  du  cuivre  pyri- 
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RapporU 

Moléculaires 

197 

= 

169 

+ 

28 

118 

= 

118 

» 

36 

=r 

» 

36 

10 

= 

» 

10 

teuz  FeGuS'.  La  seconde  analyse,  due  à  M.  tiisinger,  est  encore 
moins  précise, 

Soufre 38,5 

Coball 43,20 

Cuivre 14,40 

Fer 3,oO 

Gangue 0,33         »  »  » 

parce  que  le  cuivre  et  le  fer  réunis  ne  pouvant  pas  prendre  moins 
de  28  parties  de  soufre,  il  n'en  reste  que  169  pour  li8  parties  de 
cobalt,  ce  qui  ne  sufQt  pas  pour  former  du  sesquisulfure. 

Cobalt  ralfo-arséiilmré. 

Cobalt  gris,  cobalUne,  —  Si  cette  substance  n'est  pas  la  mine  de 
cobalt  la  plus  abondante,  c'est  au  moins  la  plus  belle  et  la  plus 
pure,  et  celle  qui  sert  le  plus  ordinairement  à  l'extraction  du 
métal,  les  autres  étant  employées  pour  la  fabrication  du  smalt. 
Elle  est  d'un  gris  d'acier,  pourvue  d'un  grand  éclat  et  d'une 
structure  très-iamelleuse.  Elle  pèse  6,45;  elle  fait  feu  sous  le 
briquet,  en  exhalant  une  odeur  d'ail.  Exposée  sur  des  charbons 
ardenls,  elle  dégage  une  odeur  d'acide  sulfureux  mêlée  d'odeur 
arsenicale. 

La  forme  primitive  du  cobalt  gris  est  le  cube,  et  ses  formes  se- 
condaires sont  l'oclaèdre,  le  dodécaèdre  penlagonal,  le  cubo-do- 
décaèdre,  l'icosaèdre,  le  cubo-icosaèdre,  etc.  {fig,  i23,  iSi,  i25). 


/ 

J 

â 

C                 in 

h 

1 

Fig.  123,  1S4,  125.  ^  Cristaux  de  sulfo-arséuiurc  coballique. 

Ces  cristaux,  remarquables  par  la  netteté  et  le  poli  de  leur  sur- 
face, le  sont  encore  par  la  parfaite  identité  de  leurs  formes  avec 
le  fer  bisulfure.  Le  cobalt  gris  se  trouve  principalement  à  Tuna- 
berg,  en  Suède,  où  il  est  accompagné  de  cuivre  pyrileux,  dans 
une  gangue  de  chaux  carbonalée  lamellaire,  au  milieu  d'un 
terrain  de  gneiss.  On  le  trouve  aussi  à  Loos  (Suède),  à  Modun  en 
Norwége,  et  à  Giern  en  Silésie.  Celui  de  Modun  a  donné,  par 
l'analyse  : 

Soufre 20,08 

Arsenic 43,47 

Cobalt 33,10 

Fer 3,23 


Rapports  moléculaires. 

99     =     89     -f 

10 

92    =    89    -f 

3 

89    =    89 

» 
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d*où  Ton  tire  pour  le  cobalt  gris  CoAsS,  avec  un  mélange  de 
sulfo-arséniure  de  fer,  dont  la  composition  différente  tient  peut- 
être  à  une  imperfection  de  l'analyse.  On  représente  ordinaire- 
ment le  cobalt  gris  par  CoS*+GoAs*,  et  on  le  considère  comme 
une  combinaison  de  bisulfure  el  de  biarséniure  de  cobalt.  Mais  son 
isomorphisme  complet  avec  le  fer  bisulfure  FeS*  doit  le  faire 
considérer  plutôt  comme  ce  môme  bisulfure  dans  lequel  une 
molécule  de  soufre  est  remplacée  par  une  molécule  d'arsenic. 
Alors  sa  formule  doit  être  plutôt  exprimée  par  CoS  i*. 

As} 

Cobalt  ozjdé.  ^ 

Substance  noire,  terreuse,  prenant  un  certain  éclat  métallique 
par  le  frottement  d'une  lame  d'acier,  infusible  au  chalumeau,  ne 
donnant  que  peu  ou  pas  d'odeur  arsenicale  sur  le  charbon,  et 
ayant  la  propriété,  par  sa  moindre  parcelle,  de  colorer  en  bleu 
foncé  le  verre  de  borax.  Le  cobalt  parait  y  être  à  l'état  de  ses- 
quioxyde  (Co*0^),  et  alors  il  doit  dégager  du  chlore  avec  l'acide 
chlorhydrique.  On  trouve  le  cobalt  oxydé  en  un  assez  grand 
nombre  de  lieux  et  dans  les  mômes  gttes  que  le  cobalt  arsenical, 
dont  il  provient  peut-ôtre,  et  dont  il  contient  souvent  des  restes 
dans  son  intérieur.  Il  est  très-recherché  pour  la  fabrication  de 
l'azur;  maison  a  souvent  confondu  avec  lui,  soit  de  l'hydrate  de 
sesquioxyde  de  manganèse  terreux,  soit  un  composé  naturel 
d'oxyde  de  manganèse  et  d'oxyde  de  cobalt,  tel  que  celui  de  Ren- 
gersdorf,  dont  on  doit  l'analyse  à  Klaproth. 

Peroxyde  de  cobalt 19,4 

Oxyde  de  manganèse 1 6,0 

—    de  cuivre 0,2 

Silice 24,8 

Ahimine S0,4 

Eau J7 

97,8 

Cobalt  arseniaté. 

Arséniate  d'un  rose  foncé  ou  violâtre,  lorsqu'il  est  cristallisé, 
ou  d'une  couleur  de  fleur  de  pêcher,  quand  il  est  terreux  et  pul- 
vérulent. Les  cristaux  sont  des  prismes  rectangulaires  obliques, 
d'un  clivage  facile,  et  parallèle  aux  pans  de  prisme.  Sa  pesanteur 
spécifique  est  2,95  à  3.  Il  est  tendre  et  rayé  par  la  chaux  carbo- 
natée;  il  donne  de  l'eau  par  l'action  du  calorique^  est  fusible  au 
chalumeau  sur  le  charbon,  en  dégageant  l'odeur  de  l'arsenic, 
et  laisse  un  globule  métallique  cassant,  qui  colore  le  borax  en 
bleu  foncé . 
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40        X     0,69o7 

20,J>     X     2,432 

9,2     X     2,129 

6,1     X     2,222 

22,5     X    8,889 

=r      28            i 

=      44) 

=      20  [87      3 

=      13' 

=    200            7 

Co»As  +  7Aq. 
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Il  est  soluble  dans  l'acide  nitrique  ;  le  dissolulé,  qui  est  rose, 
forme  un  précipité  bleu-violâtre  par  les  alcalis,  et  vert  par  le 
cyanure  ferroso-potassique. 

Le  cobalt  arséniaté  d'AlIemont,  analyse  par  Laugier,  lui  a 
donné  : 


Acide  arsénique 40 

Oxyde  de  cobalt 20,5 

—  de  nickel ... 

—  de  fer 

Eau 


Une  autre  analyse  de  Bucholz,  sur  Tarséniate  de  cobalt  de 
Riecbelsdorf,  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  arsénique 37     X    0,6957    =25  3 

Oxyde  de  cobalt 39     X    2,132      =        83  10 

Eau 22     X     8,889      =      178  22,5 

Co*«A8»4-22Aq. 

Quelques  minéralogistes  admettent  Texislence  d'un  arsénite  de 
cobalt  rose,  pulvérulent,  recouvrant  l'arséniure  de  cobalt  ou  mêlé 
aux  matières  terreuses  qui  l'accompagnent.  Ils  se  fondent  sur  ce 
que  cette  substance  dégage  de  l'acide  arsénieux  lorsqu*oa  la 
chauffe  dans  un  tube  de  verre,  ce  que  ne  fait  pas  l'arséniate. 
Mais  comme  l'arséniure  de  cobalt  CoAs*  ne  peut,  en  s'oxydant  à 
l'air  humide,  produire  de  Tarséniale  tribasique  qu'en  perdant 
les  2/3  de  son  arsenic,  qui  ne  passent  probablement  qu'à  Tétat 
d'acide  arsénieux, 

3(GoAs*)  +  140  «=  3CoO,As»05  4-  2As*0^ 

il  en  résulte  que  Tarséniale  doit  souvent  être  mêlé  d'acide  arsé- 
nieux, que  l'action  du  calorique  suffit  pour  en  dégager. 

Cobalt  «ulfaté. 

Sel  rougeâlre,  soluble,  d'une  saveur  styptique  et  amère,  pou- 
vant se  présenter  en  prismes  obliques  rhomboîdaux.  11  perd  de 
l'eau  par  la  chaleur  et  devient  d'un  rose  clair.  11  forme  de  légers 
enduits  dans  les  mines  de  cobalt,  ou  se  trouve  dissous  dans  les 
eaux  qui  les  traversent.  Une  analyse  faite  par  fieudant,  sur  un 
sulfate  de  Bieber,  dans  le  Hanau,  a  donné  : 
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Oxygène. 

Acide  suirurique 30,2  18,07  3 

Oxyde  de  cobalt 28,7  6,11  i 

—      de  fer 0,9  0,20  » 

Eau 41,2  36,62  6 

Co  S  +  6Aq. 

Une  autre  analyse  du  même  sel,  par  M.  Winkelhiech,  a  présenté 
un  mélange  de  sulfate  de  magnésie  : 

Oxygène. 

Acide  sulfurique 29,05  17,39  12 

Oxyde  de  cobalt 19,91  4,24  3 

Magnésie 3,86  1,46  I 

Eau.... 46,86  39,66  28 

Formule  :  3Co*S  +  MgS  +  28Aq. 

Enfin  une  troisième  analyse  d*unc  matière  de  la  même  localité 
dénoie  l'existence  d'un    sulfate  d'une    composition   très-diffé- 

renle  : 

Oxygène. 

Acide  sulfurique 19,74        11,81  3 

Oxyde  de  cobalt 38,71  8,25         2 

Eau 41,55        36,93  9 

Co*S  -h  9Aq. 

Le  cobalt  pur  n'étant  d'aucun  emploi  dans  les  arts,  on  ne  l'ex- 
trait de  sa  mine  que  pour  l'usage  des  laboratoires  de  chimie.  Le 
meilleur  procédé  pour  y  parvenir  a  été  donné  par  M.  Liebig. 

On  grille  avec  soin  du  cobalt  gris  de  Tunaberg;  on  le  pulvérise 
et  on  le  projette  par  parties  dans  du  bisulfate  de  potasse  fondu. 
Le  mélange  s'épaissit  bientôt  en  pâte  ferme.  On  pousse  au  feu 
pour  faire  entrer  en  fusion,  et  on  chaufPe  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 
dégage  plus  de  vapeur  blanche.  La  masse  fondue  et  refroidie 
contient  du  sulfate  de  cobalt,  du  sulfate  de  potasse,  de  l'arséniate 
de  fer  et  très-peu  d'arséniate  de  cobalt.  On  la  fait  bouillir  dans 
l'eau  pour  dissoudre  les  deux  sulfates.  Il  ne  peut  y  avoir  de  sul- 
fates de  fer  ni  de  nickel,  qui  sont  décomposés  à  la  chaleur  rouge. 
La  liqueur  ne  contient  donc,  en  fait  d'oxydes  précipitables  par 
les  alcalis,  que  celui  de  cobalt.  On  précipite  donc  par  le  carbo- 
nate de  potasse,  on  lave  le  carbonate  de  cobalt,  et  on  le  calcine 
pour  avoir  l'oxyde,  que  l'on  réduit  au  moyen  du  noir  de  fumée  et 
de  l'huile.  Le  cobalt  ne  fond  qu'à  i30  degrés  de  Wedgwood  en- 
viron ;  il  est  blanc,  éclatant,  et  pèse  8,5  à  8,7.  Il  est  peu  ductile, 
plus  magnétique  que  le  nickel,  mais  moins  que  le  fer  dans  le 
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rapport  de  2  à  3.  Il  s'oxyde  à  Pair  humide,  et  décompose  l'eau  à 
ià  chaleur  ronge  ou  par  l'intermède  des  acides. 

Le  cobalt  forme  deux  oxydes.  Le  protoxyde  (CoO)  est  d'un  gris 
légèrement  verdâtre,  et  soluble  dans  les  acides,  avec  lesquels  il 
forme  des  dissolutés  ro^es.  Les  alcalis  les  précipitent  sous  forme 
d'un  hydrate  bleu-violâtre,  que  l'ammoniaque  redissout  en  refor- 
mant une  liqueur  rose.  L'hydrate  exposé  à  l'air  en  absorbe  l'oxy- 
gène et  passe  en  partie  à  l'état  de  peroxyde  hydraté.  Le  proto- 
xyde lui-même,  chauffé  au  rouge  obscur,  se  change  en  peroxyde  ; 
mais,  à  une  température  plus  élevée,  le  peroxyde  repasse  à  l'état 
de  protoxyde. 

Le  peroxyde  de  cobalt  (Go^^)  est  noir  et  non  salifiable.  II  en 
résulte  qu'il  dégage  de-  l'oxygène  avec  les  acides .sulfurique  et 
nitrique  concentrés,  et  du  chlore  avec  l'acide  chlorhydrique.  De 
même  que  le  protoxyde,  il  colore  en  bleu  très-foncé  le  verre  et 
le  borax.  Le  smalt  ou  azur^  ainsi  que  je  Tai  déjà  dit,  est  un  Terre 
siliceux  coloré  par  l'oxyde  de  cobalt  impur,  qui  provient  du  gril- 
lage de  la  mine  du  cobalt  arsenical.  Le  bleu  de  Thénard  est  un 
phosphate  de  cobalt  mélangé  d'alumine,  d'une  magnifique  couleur 
et  très-usité  dans  la  peinture.  Enfin,  on  prépare  avec  le  chlorure 
de  cobalt  une  encre  de  sympathie  fort  curieuse,  qui  consiste  en  ce 
que  des  caractères  formés  sur  le  papier  avec  un  soluté  étendu  et 
rose  de  ce  sel,  disparaissent  complètement  par  la  dessiccation  à 
l'air  libre;  mais  ils  deviennent  visibles  et  d'une  couleur  bleue, 
lorsqu'on  approche  modérément  le  papier  du  feu.  Les  caractères 
disparaissent  de  nouveau  lorsque  le  sel,  devenu  presque  sec  par 
la  chaleur,  a  repris  de  l'eau  à  l'air  ambiant.  Cependant,  si  l'on 
chauffait  trop,  les  caractères  deviendraient  et  resteraient  noirs, 
en  raison  de  l'altération  du  papier  par  Tacide  de  la  dissolution. 


FAMILLE  DU  FER. 

Ce  métal  est  un  des  plus  anciennement  connus,  le  plus  répandu 
dans  la  terre  et  le  plus  utile  à  l'homme.  Il  se  trouve  sous  dix- 
sept  étais  principaux  : 


natif, 

hydraté. 

chromilé, 

arséniuré, 

sulfaté, 

tungstaté. 

sulfuré, 

carbonate, 

tantalalé, 

sulfuro-ar8éniur(?, 

oxalaté. 

titanalé, 

oxydulé, 

phosphaté, 

silicate. 

oxydé, 

arsénialé, 
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Fer  natif* 


Le  fer  est  un  métal  si  facilement  oxydable,  qu'il  ne  peut  se 
trouver  que  bien  rarement  dans  la  terre  à  l'état  métallique.  Son 
existence  ne  peut  même  être  qu'accidentelle  et  due  le  plus  souvent 
à  Taction  des  feur  volcaniques.  C'est  ainsi  qu'on  le  trouve  dans 
les  laves  de  la  montagne  de  Graveneire(Puy-de<Dônie),  enveloppé 
de  fer  oxydé  et  dans  un  terrain  évidemment  volcanique.  On  le 
trouve  aussi  dans  un  ûlon,  aux  environs  de  Grenoble,  et  dans  un 
amas  de  fer  bydraté^  à  Kamsdorff,  en  Saxe.  On  a  encore  trouvé 
du  fer  métallique  en  grains  poreux  (M.  Bahr)  dans  un  fragment 
de  bois  pétrifié,  provenant  d'une  lie  flottante  du  lac  Balânger, 
en  Smâland.  — M.  Bornemann  en  a  signalé  la  présence  dans  les 
couches  argileuses  et  charbonneuses  du  Keuper,  des  environs 
de  Mûlhausen,  en  Thuringe.  M.  Andrews  a  cru  pouvoir  conclure 
de  ses  recherches  que  le  fer  existe  à  Tétat  métallique  dans  cer- 
tains trapps  et  divers  schistes  métamorphiques  et  pétrosiliceux. 
Enfin,  on  cite  un  acte?*  natif  trouvé  dans  les  produits  de  houil- 
lères embrasées,  à  Labouiche,  près  de  Néris  (Allier),  mais  qui 
peut  être  considéré,  jusqu'à  un  certain  point,  comme  causé  par 
le  travail  des  hommes. 

Hais  il  existe  une  autre  espèce  de  fer  natif,  sinon  très-abondante, 
au  moins  éparse  çà  et  là  à  la  surface  du  globe,  et  dont  les  masses, 
souvent  très-considérables  et  éloignées  de  tout  pays  civilisé,  ne 
permettent  pas  d'en  attribuer  la  formation  à  la  main  des  hommes. 
On  a  trouvé,  par  exemple,  dans  l'Amérique  méridionale,  au  mi- 
lieu d'une  plaine  immense  du  Tucuman,  entre  le  fleuve  Paraguay 
et  le  Chili,  une  masse  de  fer  du  poids  de  15,000  kilogrammes  ; 
une  autre,  trouvée  aux  environs  de  Durango,  dans  la  Noirvelle 
Biscaye,  pesait  20,000  kilogrammes,  d'après  l'estimation  de  Alex, 
de  Humboldt.  Celle  observée  par  Pallas,  en  Sibérie,  pesait  700  ki- 
logrammes. On  en  cite  d'autres  à  Galam  en  Afrique,  au  cap  de 
Bonne-Espérance,  au  Mexique  et  dans  la  Louisiane.  En  Europe, 
on  fait  mention  d'une  masse  de  fer  malléable  de  8,000  kilo- 
grammes^ trouvée  sous  le  pavé  de  la  ville  d'Aken,  près  de  Magde- 
bourg,  et  d'autres  plus  petites  trouvées  en  Bohême. 

Comme  on  le  voit,  cette  sorte  de  fer  natif  se  trouve  indifférem- 
meot  sur  toutes  les  parties  du  globe  :  et  ce  qu'il  y  a  de  plus  sin- 
gulier, c'est  qu'il  offre  partout  à  peu  près  les  mômes  caractères 
physiques.  Il  est  celluleux,  et  les  cavités  sont  remplies  par  une 
matière  siliceuse  de  la  nature  du  péridot  ou  de  i'olivile.  Enfin  il 
contient  toujours  du  nickel,  en  quantité  très- variable  cependant, 
et  qui  s'élève  quelquefois  à  16  pour  100. 

GciBouBT,  Drogues,  7«  édit.  T.  I.  —    17 
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Si  l'on  réOéchit  maintenant  que  toutes  les  pierres  tombées  du 
ciel,  nommées  aussi  aérolithtis  ou  météorites^  contiennent  également 
du  fer  allié  au  nickel,  et  que  ces  pierres,  de  même  que  le  fer  natif, 
se  trouvent  éparses  à  la  surface  de  la  terre,  et  jamais  dans  son 
intérieur,  on  sera  porté  à  croire  que  les  masses  de  fer  dont  j'ai 
parlé  sont  aussi  des  météorites. 

Fer  ralf  are. 

11  existe  dans  la  nature  plusieurs  combinaisons  de  soufre  et  de 
fer,  mais  qui  ne  suivejnt  pas  le  môme  rapport  que  les  oxjdes.  Ainsi 

Le  proloxyde  de  fer  (oxure  ferreux) —  FeO, 

Le  sesquioxyde  (oxure  ferrique) =  FeOS*  ou  Fe*0*, 

L'acide  ferrique =»  FeO'. 

Enfin,  il  existe  un  composé  naturel  et  artificiel  des  deux  pre- 
miers oxydes,  formé  de  FeO-fFe*0*=Fe'0*.  Quant  aux  sulfures, 
on  trouve  bien  un  prolosulfurc  (FeS)  qui  répond  au  protoxyde, 
mais  il  n'existe  pas,  au  moins  à  l'état  de  liberté,  de  sesquisulfure' 
(Fe^'S^)  répondant  au  sesquioxyde,  ni  de  sulfide  ferrique  (FeS') 
répondant  à  Tacide  ferrique.  Le  persulfure  de  fer  naturel  =  FeS*, 
et,  pour  ce  qui  est  des  sulfures  intermédiaires,  on  en  a  déterminé 
trois,  dont  l'un,  formé  de  Fe«S7  =  5  FeS+FeS»,  peut  être  obtenu 
artificiellement  en  cbauffant  fortement  le  bisulfure  dans  un  vase 
fermé  ;  un  autre,  composé  de  Fe^S*,  paraît  répondre  d'abord  à 
l'oxyde  noir  de  fer  Fe^O*;  mais  il  est  formé  différemment,  en 
raison  de  la  composition  différente  du  sesquioxyde  et  du  bisul- 
fure de  fer. 

L'oxyde  intermédiaire  est  formé  de FeO  -|-  FeW, 

tandis  que  le  sulfure  contient 2FeS  +  FeS' 

Fer  protosulfUré. 

Ce  sulfure  existe  dans  les  mines  de  Gornouailles.  11  est  difGcile 
d'en  préciser  les  caractères  physiques,  parce  qu'on  l'a  toujours 
confondu  avec  les  sulfures  intermédiaires.  Cependant  il  doit  pos- 
séder l'éclat  métallique  avec  une  couleur  de  tombac  ou  de  bronze. 
Il  est  soluble  dans  l'acide  sulfurique  affaibli,  avec  dégageaient  de 
sulfide  hydrique;  il  exerce  une  forte  action  sur  l'aiguille  aimantée, 
ce  qui  lui  a  valu  le  nom  de  pyrite  magnétique;  mais  ce  nom  est 
également  porté  par  les  sulfures  intermédiaires. 

L'analyse  de  Hatchett  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Fer 63,50     X    2,857    -=     181,5  1 

.  Soufre 36,50     X     5  =    Î82,5  1 

^     Formule  :  FeS. 
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Le  fer  protosulfuré  est  très -rare  à  Tétat  d'isolement;  mais  il 
est  assez  commun  dans  le  cuivre  pyriteux,  dont  plusieurs  espèces 
ou  variétés  ne  peuvent  être  représentées  que  par  une  combinaison 
de  FeS  avec  2, 4  ou  5  molécules  de  Gu^S. 

Fer  sulfuré  intermédiaire. 

JUagnetkies^  Leberkïes.  —  lien  existe  plusieurs  espèces  nommées 
également  pyrite  magnétique^  parce  qu'elles  attirent  l'aiguille  ai- 
mantée; mais  elles  agissent  moins  sur  cet  instrument  que  le 
protosulfure  de  fer,  et  lorsqu'on  les  traite  par  de  Tacide  sulfurique 
affaibli,  indépendamment  du  sulûde  hydrique  qui  se  dégage,  il 
se  dépose  du  soufre.  Elles  jouissent  d'un  éclat  métallique  médio- 
cre, joint  à  une  couleur  gris  jaunâtre  ou  brunâtre,  et  ne  font  pas 
feu  avec  le  briquet.  Elles  ont  un  tissu  lamelleux  très-sensible, 
dont  la  division  mécanique  paraît  conduire  à  un  prisme  droit 
rhomboîdal,  ou  à  un  prisme  hexaèdre  régulier  que  Ton  suppose 
être  la  forme  primitive.  Les  analyses  qui  en  ont  été  faites  parais- 
sent conduire  à  3  formules  différentes. 


l 

2 

3 

4 

5 

Fer 

60,52 
3«,78 

59,85 
40,15 

59,72 
40,ia 

59,6$ 
40,13 

56,37 
43,03 

Soufre 

1.  Pyrite  magnétique  de  Bodenmais  en  Bavière.  —  La  formule  qui 
se  rapproche  le  plus  de  l'analyse  faite  par  Henri  Rose  est  Fe^S*® 
=  8FeS  +  FeS»,  laquelle  produit 

Fer 61,16         9  moléc.  * 

Soufre 38,8t        iO 

2.  Pyrite  magnétique  de  Tréseburg  au  Harz,  par  Stromeyer . 

3.  —  —  de  Fahhtn  en  Suède,  par  Plattner. 

4.  —  —  de  Conghonas  do  Campo  au  Brésil,  par  Platt- 
ner. La  moyenne  des  trois  analyses  conduit  à  la  formule  Fe*  S^=: 
5FeS  -f-  FeS^  laquelle  répond  à  la  composition  du  sulfure  de  fer 
obtenu  par  l'action  d'une  forte  chaleur  sur  le  bisulfure  (1). 

Fer 60        6  moléc. 

Soufre 40       7 

(I)  J'ai  donné  précédemment  (p.  117),  pour  la  composition  de  ce  sulfure  in- 
termédiaire, une  formule  différente  (Fe'S*),  qui  était  calculée  sur  les  anciens 
poids  atomiques  du  fer  et  du  soufre.  £n  partant  de  ce  résultat  que  100  parties 
de  bisulfure  de  fer  perdent,  à  une  forte  chaleur,  22  de  soufre  et  en  conservent 
3t,33,  et  en  se  basant  sur  les  nouveaux  poids  atomiques  des  deux  corps  com- 
posants, on  est  conduit  à  la  formule  Fe«S'.  La  fownule  Fe'S'  =«  4FeS  -i-  FeS* 
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5.  Pyrite  magnétique  de  Baréges,  analysée  par  Stromeyer.  — 
Formule  Fe^S*  ou  2FeS  +  FeS*,  répondant  à 

Fer 56,76 

Soufre 43,24 

La  pyrite  magnétique  se  trouve  en  petits  amas  ou  en  petits  filons 
dan^les  terrains  primitifs  supérieurs,  et,  comme  on  le  voit,  dans 
un  assez  grand  nombre  de  lieux.  Son  existence  cependant  n'est 
qu'une  exception,  comparée  à  l'abondance  du  fer  bisulfure  ou 
pyrite  ordinaire. 

Fer  bisulfure. 

Il  en  existe  deux  sortes  qui  diffèrent  assez  par  leur  cristallisation 
et  leurs  autres  propriétés  pour  que  les  minéralogistes  aient  été 
conduits  à  en  faire  deux  espèces  distinctes,  de  même  qu'ils  ont 
fait  deux  espèces  de  la  chaux  carbonatée  rbomboïdale  et  de  la 
chaux  carbonatée  prismatique,  bien  que  ces  deux  substances  pa- 
raissent avoir  exactement  la  même  composition  chimique. 

l"  espèce.  —  Fer  bisulfure  cubique. 

Pyrite  commune  f  pyrite  martiale  y  pyrite  jaune.  Fisenkies.  — 
Substance  d'un  jaune  de  laiton  très-pâle  et  d'un  grand  éclat  mé- 
tallique ;  pesant  4,98  ;  très-dure  et  étincelant  fortement  sous  le 
briquet.  Mais  ici  les  étincelles  sont  dues  tout  autant  à  la  combus- 
tion de  la  pyrite  qu'à  celle  de  l'acier,  et  ces  étincelles  allument 
très-facilement  l'amadou,  le  coton,  les  feuilles  sèches  ;  c'est  même 
l'usage  que  les  anciens  en  faisaient  pour  allumer  du  feu  qui  a  valu 
à  celte  substance  le  nom  de  pyrite.  Dans  les  premiers  temps  de 
l'usage  des  armes  à  feu,  les  pierres  à  fusil  ont  également  été  faites 
en  pyrite  avant  que  de  l'être  en  silex. 

Le  fer  bisulfure,  projeté  en  poudre  sur  les  charbons  ardents, 
dégage  une  odeur  d'acide  sulfureux;  il  n'est  attaquable  par  aucun 
autre  acide  que  l'acide  nitrique  et  l'eau  régale  ;  il  est  formé  de 

Fer 46,07        i  molécule. 

Soutfb ,.     53,33        2 

Chauffé  fortement  dans  une  cornue,  il  perd  22  pour  100  de 
soufre,  et  se  trouve  changé  en  pyrite  intermédiaire  Fe*S^.  Suivant 
Beudant,  cette  pyrite,  chauffée  dans  un  matras,  fournit,  à  la  fin 
ûe  la  sublimation,  une  petite  quantité  de  sulfure  rouge  d'arsenic. 

n'accorderait  moins  bien  avec  les  analyses.  Si  cependant  on  croyait  devoir  Tad- 
mettre,  les  trois  pyrites  intermédiaires  se  trouveraient  représentées  par 

8FeS  +  FeS», 

4FeS  4-  FeS«, 

2FeS  -f  FeS». 
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La  pyrite  jaune  cristallise  en  cube  {fig,  126)  ou  en  formes  qui  en 
sont  dérivées  ;  telles  sont  :  le  cube  allongé  représentant  un  prisme 


Fig.  126.  —  Pyrite  jaune. 


Fi|ç.  It7.  —  Pyrite  jaune. 


droit  à  base  carrée  ;  le  cubo-octaèdre  (fig.  -127),  Voctaèdre  {fig.  128), 
Voctaèdre'émarginé  {fig,  129),  qui  est  un  passage  de  l'octaèdre  au 


■Fîg.  t28.—  Pyrite  jaune. 


Fig.  119.—  Pyrite  jaune. 


dodécaèdre  rhomboïdal  ;  Vocta-icosaèdre  {fig.  130),  qui  est  un  oc- 
taèdre dont  tous  les  angles  sont  remplacés  par  un  biseau  répon- 


Fig.  130.  —  Pyrite  jaune. 


Fig.  131.  —  Pyrite  jaune. 


dant  aux  douze  faces  isocèles  de  l'icosaèdre,  de  sorte  que  celte 
forme  est  un    passage  de    Toctaèdre  à   l'icosaèdre;   Vicosaèdre 
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(/f^.  1 3 !  )  ;  le  cubo-icosaèdre  {fig.  i  32),  qui  est  la  forme  (fig.  130)  plus 

avancée  vers  l'icosaèdre,  et  por- 
tant en  outre,  en  place  de  chaque 
arèle  du  biseau  qui  marque  les 
anglps  de  Toctaèdre,  une  partie 
de  face  du  cube;  le  cubo-dodé- 
caèdre  (fig  .  133) ,  qui  tient  le 
milieu  entre  le  cube  et  le  dodé- 
caèdre pentagonal  ;  le  dodécaèdre 
peniagonal  (fig,  134),  plus  ou 
moins  Oiodifié  par  l'étendue  va- 
riable de  ses  faces  ;  le  trapézoè- 
dre{fig.  1*J5);  enûn  le  cube  tri- 
glyphe  {fig.  136),  dont  •toutes  les 

faces  sont  striées  suivant  trois  sens  perpendiculaires  l'un  à  Taulre. 

Souvent  la  ligne  du  milieu  de  chaque  face  forme  une  arête  sail- 


Fig.  132.  ~  Pyrite  jaune. 


Fig.  133.  —  Pyrite  jaune.  Fig.  134.—  Pyrite  jaune. 

lante  sur  la  face  et  répond  manifestement  à  la  base  d'une  des  fa- 
ces du  dodécaèdre  pentagonal  (voyez  page  28  et  page  30,  fig.  41), 


Fig.  135.  —  Pyrite  jaîîne.  Fig.  136,  —  Pyrite  jaune. 

de  sorte  qu'il  est  évident  que  le  cube  triglj'phe  est  un  premier 
indice  du  passage  du  cube  au  dodécaèdre  (1). 

(0  Nous  avons  dit  précédemment  que  le  cobalt  sulfo-arsénié  (CoA8,S)  pré- 
sentait absolument  les  mômes  formes  que  le  fer  bisulfure  (FeS*).  Celles  de  ces 
formes  que  le  cobalt  sulfo-arsénié  affecte  le  plus  ordinairement  sont  Yocta-ico^ 
saèdre  {fig,  130),  le  cubo-icosaèdre  {fig.  132),  Vicosaèdre  {fig.  131),  le  cub(hdodé' 
caèdre  (fig.  133),  et  le  cube  triglyphe  (fig.  13G). 
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On  a  cru  remarquer  que,  dans  ce  cas,  la  pyrite  contient  tou- 
jours de  Tor,  et  que  presque  toujours  aussi  le  sulfure  de  fer  se 
convertit  à  la  longue  en  oxyde  de  fer  hydraté  brun  qui  conserve 
la  forme  du  sulfure  ;  Tor  métalliquje  disséminé  devient  alors  visi- 
ble par  sa  couleur  jaune  et  son  éclat.  Cet  etl'et  est  surtout  sensible 
dans  les  pyrites  aurifères  de  Sibérie. 

Le  vulgaire,  en  ramassant  quelquefois  des  pyrites,  croit  avoir 
trouvé  de  Tor,  qui  s'en  distingue  cependant  facilement  par  sa 
ductilité  et  sa  mollesse.  On  distingue  aussi  facilement  la  pyrite 
de  fer  de  celle  de  cuivre  qui  est  d'un  jaune  beaucoup  plus  foncé, 
souvent  variée  dans  sa  teinte  ou  irisée,  et  non  étincelante  sous  le 
briquet. 

Le  fer  sulfuré  cubique  appartient  principalement  aux  anciens 
terrains.  Seul,  il  constitue  quelquefois  des  roches  subordonnées 
au  gneiss,  au  mica  ou  à  l'amphibole  schistoïde;  mais  plus  gé- 
néralement il  se  trouve  en  couches,  en  lits  ou  en  filons.  On  le 
trouve  également  engagé  dans  la  diorite,  dans  la  dolomie  du  Saint- 
Gothard,  dans  Targile  schisteuse  qui  recouvre  les  houilles,  et 
même  dans  les  houilles.  Les  schistes  ardoisiers  en  contiennent 
souvent  des  cristaux  cubiques  ;  enfin,  on  le  trouve  dans  les  ûlons 
métallifères  de  toute  espèce,  principalement  avec  le  fer  carbonate 
et  le  cuivre  pyriteux. 

On  dit  aussi  qu'on  trouve  la  pyrite  cubique  dans  tous  les  autres 
terrains,  même  dans  les  plus  modernes.  Sans  nier  que  cela  puisse 
se  rencontrer,  je  pense  que,  le  plus  souvent,  dans  ce  cas,  on  a  pris 
de  la  pyrite  blanche  ou  prismatique  pour  de  la  pyrite  jaune. 

2^  espèce.  —  Fer  bisulfure  prismatique. 

Nous  allons  maintenant  nous  occuper  de  cette  pyrite  blanchej 
nommée  aussi  fer  sulfuré  blanc ^  pyrite  prismatique  et  par  les  Alle- 
mands speerkies. 

Une  analyse  faite  par  Berzélius  a  donné  : 

Soufre 53,3:>  2C7  2 


Fer 45,07  129 

Manganèse 70  ) 

Silice 80  » 


i 


On  admet  généralement  que  ce  sulfure  a  la  même  composition 
que  le  précédent  ;  mais  on  peut  remarquer  qu'il  contient  un  excès 
sensible  de  soufre.  Soit  que  cela  tienne  à  cette  circonstance,  soit 
qu'on  doive  l'attribuer  à  une  disposition  différente  des  molécules 
propres  du  bisulfure,  il  est  certain  qu'il  jouit  de  propriétés  fort 
différentes.  Il  est  d'une  couleur  plus  blanche,  et  sa  poudre  est  d'un 
noir  verdâtre,  tandis  que  la  pyrite  jaune  donne  une  poudre  vert 
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noirâtre.  Sa  forme  primitive  est  un  prisme  droit  rhombofdal,  et 
les  cristaux  ont  une  grande  tendance  à  se  grouper  autour  d'un 
centre  commun,  de  manière  qu'il  n'y  a  que  les  angles  de  la  cir- 
conférence qui  paraissent  à  la  surface,  l'intérieur  de  la  masse  pre* 
nant  du  reste  une  structure  radiée.  Mais  le  caractère  le  plus  sail- 
lant de  cette  sous-espèce  réside  dans  la  facilité  avec  laquelle  elle 
se  délite  à  l'air,  en  en  absorbant  de  l'oxygène  et  de  l'eau  et  se 
convertissant  en  sulfate  de  fer  hydraté;  facilité  d'autant  plus 
étonnante  que  le  fer  et  le  soufre  ne  se  trouvent  pas  dans  le  même 
rapport  dans  le  sulfure  et  le  sulfate,  et  que  la  moitié  du  soufre  doit 
être  mise  à  nu.  La  promptitude  de  celte  altération  se  fait  surtout 
remarquer  dans  les  masses  radiées  ;  les  cristaux  déterminés  résis- 
tent mieux  à  l'action  de  l'air. 

Le  fer  sulfuré  blanc  est  d'une  formation  beaucoup  plus  récente 
que  le  jaune;  c'est  lui  qui  se  forme  toujours  par  la  décomposition 
des  matières  végétales  enfouies  dans  la  terre  ;  qui  imprègne  les 
lignites  et  les  tourbes,  et  qui  est  cause  de  leur  prompte  destruc- 
tion dans  les  collections.  On  le  trouve  lui-même  très-souvent  fi- 
guré en  troncs  d'arbres,  en  écorces,  en  racines,  ou  en  ammonites, 
dont  il  a  peu  à  peu  remplacé  la  substance.  Il  est  préféré,  partout 
où  on  le  trouve,  pour  la  fabrication  du  sulfate  de  fer  et  de  l'alun. 

Je  rappellerai  ici,  pour  mémoire  seulement,  les  différents  sulfu- 
res doubles  de  fer  et  de  cuivre,  dont  nous  avons  parlé  précédem- 
ment sous  le  nom  de  cuivre  pyriteux^  et  le  sulfure  double  de  fer  et 
d'antimoine,  mentionné  à  la  suite  de  ce  dernier  sous  le  nom  de 
haidingérite . 

Fer  arfléniuré. 

Fer  arsenical  axotome  (Mohs).  —  Cet  arséniure  a  longtemps  élé 
confondu  avec  le  mispickel  ou  fer  sulfo-arséniuréy  dont  il  est  rare- 
ment exempt  et  dont  il  ofire  presque  tous  les  caractères.  Il  est 
éclatant  et  d'un  blanc  un  peu  grisâtre,  très-dur,  fragile,  et  pèse 
7,228.  11  cristallise  en  formes  qui  dérivent  d'un  prisme  droit 
rhomboïdaï  de  122**  IT  et  57<*  43'.  La  composition  en  est  asseï 
variable,  s'il  faut  s'en  rapporter  aux  analyses  suivantes  : 

I.      Rapp.  moléc.         II.      Rapp.  moléc.        UI.      Rapp.  moléc. 

Arsenic 70,15        149  C5,99        141  63,14        133 

Fer 27,76  79  28,06  80  30,24  .       86 

Soufre 1,30  6  1,94  10  1,63  8 

1.  Fer  arséniure  de  Fossum,  en  Norwége,  analysé  par  M.  Scbee- 
rer.  —  En  retranchant  des  nombres  moléculaires  de  l'arsenic 
et  du  soufre  ce  qu'il  faut  pour  transformer  les  6  de  soufre 
en  sulfo-arséniure  de  fer,  il  reste  les  nombres  143  et  73,  qui  sont 
à  peu  près  entre  eux  comme  2  :  1  ;  de  sorte  que  cette  analyse 
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autorise  à  croire  à  rexistence  du  biarséaiure  de  fer  FeAs*. 

2.  Fer  arsénturé  de  Reickenstein,  analysé  par  M.  Hoffmann.* —  En 
opérant  comme  ci-dessus^  il  reste  131  m.  d'arsenic  et  70  m.  de 
fer,  nombres  qui  sont  au-dessous  du  rapport  de  2  à  1 
(comme  13  :  7). 

3.  Autre  analyse  d'un  minéral  de  la  même  localité,  indiquant 
unarséniure  de  la  formule  Fe'As*. 

On  trouve  aussi  des  arséniures  de  fer  mélangés  avec  d'autres 
arséniures  mélalliques,  tels  que  ceux  de  nickel,  de  cobalt  et  d'ar- 
gent 

1.  Fer  arsénturé  nickélifère  de  Schladming,  en  Slyrie. 

Arsenic 60,41 

Soufre 5,20 

Fer ^3,49 

Nickel i3,37 

Cobalt 5,10 

2.  Fer  arsénturé  argentifère  d'\ndre3Lshergy  par  Klaprolh. 

Arsenic.../. 35 

Antimoine 4 

Fer 44,25 

Argent 12,75 

Fer  flulfo-arséiiiaré. 

Pyrite  arsenicale  qu  mispickeL  —  Substance  possédant  Téclat 
métallique  et  la  couleur  blancbe  de  l'étain,  très-dure  et  rayant 
l'acier;  faisant  feu  au  briquet,  par  conséquent.  La  cassure  en  est 
granulaire  et  peu  brillant^;  sa  pesanteur  spécifique  =  6,127. 
A  la  flamme  d'une  bougie,  elle  dégage  une  fumée  épaisse,  arse- 
nicale; au  cbalumeau,  elle  se  fond  en  un  globule  noir;  chauffée 
dans  un  tube  fermé,  elle  forme  un  sublimé  de  sulfure  d'arsenic; 
dissoute  par  l'acide  nitrique,  elle  forme  une  liqueur  brunâtre  qui 
précipite  en  bleu  foncé  par  le  cyanure  ferro-polassique.  Trois 
analyses  ont  donné: 

Stromeyer.        Cbevreul.        Thomton. 

•      Soufre 21,08  20,13  19,60 

Arsenic 42,88  43,42  45,74 

Fer 36,04  34,94  33,98 

L'analyse  de  Thomson  répond  presque  à  Fe*As*S*,  laquelle 
donne  : 

Soufre w . .     19,63 

Awenic 46,01 

Fer 34,36 
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d'où  Ton  peut  conclure  que  la  composition  du  fer  sulfo-arséniuré 
doitêVeFeS*  +  PeAs*. 

Le  fer  sulfo-arséniuré  a  pour  fornne  primilive  un  prisme  droit 
rhoraboïdal  de  ill*  12'  et  68*  48'.  Les  formes  secondaires  sont 
peu  variées;  on  y  observe  des  oclaèdres  cunéiformes  ou  des 
prismes  à  sommets  dièdres.  Les  cristaux  sont  généralement  petits 
et  striés.  On  le  trouve  tantôt  disséminé  dans  les  roches  primi- 
tives, tantôt  dans  les  filons  métalliques  et  principalement  dans 
ceux  d'étain. 

Fer   oxydé. 

Le  fer  est  susceptible  de  deux  principaux  degrés  d'oxydation  : 
le  protoxyde  ou  oxure  ferreux  (FeO)  se  produit  quand  on  dissout 
le  fer  dans  de  l'acide  sulfurique  ou  chlorhydrique  étendu  d'eau, 
et  à  l'abri  du  contact  de  Tair.  Il  est  blanc  à  l'état  d'hydrate;  mais 
l'action  de  l'air  le  fait  passer  rapidement  au  vert,  au  noir  et  au 
rouge,  et  cette  facile  oxygénation  sufiit  pour  nous  faire  con- 
naître quQ,  le  protoxyde  ne  peut  pas  se  trouver  dans  la  na- 
ture. 

Le  second  degré  d'oxydation  (sesquioxyde  de  fer  ou  oxure 
ferrique)  est  rouge  ;  il  est  formé  de  FeO*»'  ou  de  Fe*0'.  On  sait 
aussi  que  ces  deux  oxydes  pçuventse  combiner  en  plusieurs  pro- 
portions; mais  que  celle  qui  se  produit  le  plus  ordinairement  est 
un  oxyde  noir,  nommé  autrefois  œthiops  martial,  formé  de  FeO 
+  Fe^O"*,  véritable /"erriVe  rf^/i?r.  Cet  oxyde  intermédiaire  existe 
dans  la  nature,  et  a  été  nommé,  par  Haiiy,  fer  oxydulé.  Le  sesqui- 
oxyde, qui  existe  aussi,  a  reçu  le  nom  de  fer  oltgiste,  c'est-à- 
dire  plus  pauvre  en  métal,  ou  de  fei*  oxydé. 

Enfin  ce  môme  fer  oxydé  existe  à  l'état  ^'hydrate^  de  sorte  que 
nous  avons  trois  espèces  d'oxydes  de  fer  à  examiner  :  le  fer  oxydulé, 
le  fer  oxydé  et  le  fer  oxydé  hydraté  ou  hydroxydé. 

Fer  ozydalé. 

Oxyde  d'un  gris  noirAlre  joint  à  l'éclat  métallique,  donnant 
une  poudre  noire.  Il  est  cassant  et  cède  facilement  à  la  percus- 
sion; il  pèse  de  4,7  à  5,09;  il  est  très-attirable  à  l'aimant  et  fait 
souvent  lui-même  l'oflice  d'aimant.  11  est  très-diflicilemeni  fu- 
sible au  chalumeau;  il  colore  le  borax  en  vert-bouteille,  au  feu 
de  réduction. 

Le  fer  oxydulé  a  pour  forme  primitive  l'octaèdre  régulier,  et  ses 
formes  les  plus  habituelles  soni  Voctaèdre  primitifs  Voctaèdre]cU' 
néiforme,  Voctaèdre  émarginé,  c'est-à-dire  dont  toutes  les  arêtes 
sont  remplacées  par  une  facette;  enfin  le  dodécaèdre  rhombotdal 
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provenant  de  lamodiûcatipn  précédente  quia  atteint  sa  limite  (i). 
On  trouve,  en  outre,  du  fer  oxydulé  en  masses  laminaires  ou  com- 
pactes, d'une  couleur  gris  d'acier,  et  quelquefois  blanchâtre, 
quand  il  contient  du  quartz.  Ce  fer  oxydulé  compacte  constitue 
Vaimant  naturel,  pourvu  des  deux  pôles  magnétiques,  attirant  le 
fer  et  pouvant  en  supporter  un  certain  poids.  On  le  taille  de  ma- 
Qière  à  mettre  les  deux  pôles  en  opposition,  et  on  y  joint  une  ar- 
mature d'acier. 

On  trouve  encore  du  fer  oxydulé  terreux,  d'un  noir  brunâtre, 
possédant  souvent  un  magnétisme  polaire  très-énergique,  et  du 
fer  oxydulé  fuligineux  en  poussière  noirâtre  qui  ressemble  à  de 
la  suie. 

Gisements,  —  Le  fer  oxydulé  forme  des  dépôts  très-considé- 
rables dans  les  terrains  primitifs  et  intermédiaires.  Il  s'y  trouve 
disséminé  en  cristaux  ou  en  nids  ;  mais  le  plus  souvent  il  est  en 
amas  assez  volumineux^  et  forme  quelquefois  des  montagnes  en- 
tières, comme  à  Taberg,  en  Suède,  ou  bien  il  constitue  des  bancs 
paissants^  qui  se  répètent  plusieurs  fois  dans  la  hauteur  d'une 
m^me  montagne,  comme  en  Suède,  en  Norwége,  en  Hongrie, 
dans  le  Piémont,  aux  monts  Ourals,  aux  monts  Altaï,  aux  États- 
Unis. 

Wer  oxjdé  OU  Fer  olifl^lste. 

Haiiy  avait  anciennement  formé  deux  espèces  du  fer  oxydé  :  la 
première,  qu'il  nommait  fer  oligiste,  se  composait  principale- 
ment de  cristaux  gris  noirâtres,  éclatants  et  magnétiques;  la  se- 
conde, qu'il  nommait  fer  oxydé,  comprenait  la  pierre  hématite^  et 
les  oxydes  de  fer  terreux  et  d'un  rouge  vif.  Quelques  chimistes 
avaient  môme  appuyé  et  motivé  cette  séparation,  en  prétendant 
que  lefer  oligiste,  cristallisé  et  attirable  à  l'aimant,  n'élait  pas  vé- 
rilablement  du  peroxyde  de  fer,  mais  consistait  en  une  combi- 
naison de  2FeO  +  3Fe^0^.  J'ai  fait  personnellement  quelques 
expériences  qui  prouvent  que  cette  opinion  n'est  pas  fondée.  Ayant 
pris  un  poids  donné  de  fer  oligiste  en  poudre  très-fine,  l'ayant 
mêlé  avec  de  l'acide  nitrique,  et  l'ayant  chauffé  au  roiige  dans 
un  creuset  de  platine,  le  poids  de  l'oxyde  n'a  pas  subi  la  moindre 
augmentation.  Pour  second  essai,  j'ai  mêlé  une  autre  quantité 
d'oxyde  pulvérisé  avec  du  nitrate  de  potasse  ;  j'ai  chauffé  forte- 
ment dans  un  creuset  de  platine;  j'ai  enlevé  le  nitrate  de  potasse 
par  l'eau,  et  bien  lavé  l'oxyde,  qui  n'a  encore  éprouvé  aucune" 
augmentation  de  poids.  Il  faut  en  conclure  que  le  fer  oligiste 
n'est  rien  autre  chose  que  la  forme  cristalline  de  la  pierre  héma- 

(I)  Ces  mômes  formes,  appartenant  au  cuivre  oxydulé,  se  trouvent  repré- 
sentées pages  225  et  2Î6. 
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tite,  et  que  sa  propriété  magnétique,  .qui  d'ailleurs  est  très- 
faible,  est  due  à  une  simple  disposition  particulière  de  ses  par- 
ticules (1). 

Le  fer  oligiste  est  d'un  gris  d'acier  éclatant  et  souvent  irisé  à 
sa  surface.  Il  a  une  cassure  raboteuse;  il  donne  par  la  pulvérisa- 
tion une  poudre  brunCy  qui  devient  rouge  par  la  trituration  et  la 
division  avec  de  l'eau.  Il  est  assez  dur  pour  rayer  le  verre.  Il  agit 
faiblement  sur  le  barreau  aimanté,  et  ne  peut  dans  aucun  cas 
enlever  de  la  limaille  de  fer.  Sa  pesanteur  spécifique,  qui  est  de 
^y%  est  remarquable  en  ce  qu'elle  est  plus  grande  que  celle  du 
fer  oxydulé,  bien  qu'il  contienne  plus  d'oxygène  et  moins  de 
fer. 

Fer  osydttié.        Fer  oxydé. 

Oxygène 27,55  30 

Fer 72,45  70 

Sa  forme  primitive  est  un  rhomboïde  aigu  {fig,  !37),  dont  les 
angles  sont  86*  10'  et  93**  50'.  Il  présente  des  formes  secondaires 
nombreuses  et  bien  compliquées,  dont  voici  les  principales  : 
Rhomboèdre  binaire  (Haiiy)  (fig,  138).  —  Rhomboïde  obtus,  très- 


Fig.  137. —  Fer  oligiste.  Fig,  138. ->  Fer  oligiste. 

rare  à  l'état  de  liberté  ;  mais  la  plupart  des  cristaux  de  Tilc  d'Elbe 
le  présentent  comme  terminaison. 

Rhomboèdre  basé  (Haûy)  {fig,  139).  —  Ce  cristal  provient  de  la 
troncature  du  rhomboèdre  primitif  par  deux  plans  qui  passent 
par  les  diagonales  transversales  des  faces.  On  enlève  ainsi  chaque 
angle-sommet  avec  la  moitié  des  faces  qui  le  forment,  et  le  reste 
constitué  un  octaèdre  à  base  rectangle,  mais  tellement  oblique, 
que  les  deux  faces,  inférieure  et  supérieure,  sont  très-rappro- 
chées,  et  donnent  plutôt  au  cristal  la  forme  d'une  lame  à  projec- 
tion hexagonale,  comme  celle  du  rhomboèdre.  Se  trouve  dans  les 
volcans. 

Birhomboidal  (Haiiy)  {fig.  140).  —  C'est  le  cristal  précédent, 
dont  les  deux  faces  o,  provenant  de  la  troncature   du  rhom- 

(I)  n  ne  serait  pas  impossible  cependant  que  cette  action  magnétique  fût  due 
A  quelques  particules  de  fer  oxydulé  interposées  dans  le  fer  oligiste,  et  trop 
faibles  pour  que  l'augmenUtion  du  poids  fût  sensible  à  la  balance. 
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boèdre  primitif,  sont  surmontées  par  les  sommets  du  rhomboèdre 

obtus  de  la  figure  138.  Cette  forme  se  rencontre  à  VWe  d'Elbe. 

Imùatif  (HdLÛj)  {fig.  141).  —  C'est  le  rhomboèdre  primitif  basé. 


Fif.  139.—  Fer  oxydé.      Pig.  440.  —  Fer  oiyde.       Fig.  I4i.  —  Fer  oxydé. 


OU  le  cristal  (fig.  139),  dont  les  six  angles  sont  remplacés  par  des 
facettes  appartenant  à  un  rhomboèdre  de  même  angle  que  le  pri- 
mitif, mais  placé  en  sens  inverse.  Si  les  six  faces  /,  /',  se  prolon- 
geaient jusqu'à  masquer  les  autres,  il  en  résulterait  un  rhom- 
boèdre semblable  au  noyau . 

Autre  imitatif  {Edûy)  {fig,  142).  —  Ce  cristal  est  celui  de  la 
Ogurel4i,  dans  lequel  les  facettes  /  et  /'se  sont  accrues  de  manière 


UJ.  —  Fer  oxydé.  Kig.  143.  —  Ker  oxydé. 


à  devenir  seulement  égales  aux  faces  primitives  P  ;  et  comme  les 
cristaux  sont  toujours  très-minces,  on  les  prendrait,  à  la  première 
vue,  pour  des  prismes  hexaèdres  réguliers  très-courts.  Mais  en 
faisant  jouer  les  prétendues  faces  latérales  à  la  lumière,  on  voit 
qu'elles  sont  en  réalité  formées  par  des  biseaux  dont  une  face  est 
mclinée  vers  le  sommet  supérieur  du  rhomboèdre,  et  l'autre  vers 
le  sommet  inférieur.  Si  ces  faces  P  et  /  étaient  prolongées  au 
point  défaire  disparaître  les  bases o,  le  cristal  deviendrait  un  do- 
décaèdre triangulaire  isocèle,  de  même  que  cela  a  lieu  pour  le 
({uartz  et  la  chaux  c^rbonatée.  Mais  le  fer  oligiste  ne  possède  pas 
ce  çenre  de  forme. 

Equivalent  (Haûy)  {fig.  143).  —  C'est  la  forme  précédente  qui 
porte  sur  les  six  angles  du  milieu  six  facettes  appartenant  au 
prisme  hexaèdre  régulier. 

Bmo  ternaire  (Uaiiy)  {fig.  144).  —  Ce  cristal,  assez  complexe, 
est  très-fréquent  à  111e  d'Elbe.  11  se  compose  du  rhomboèdre  pri- 
mitif, dont  chaque  sommet  est  remplacé  par  le  rhomboèdre  ob- 
tus binaire^  et  qui  porte  en  outre,  sur  les  côtés,  des  facettes  rj, 
appartenant  à  la  forme  métastatique.  Les  surfaces  s  du  rhomboïde 
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binaire  sonl  souvent  convexes.  Une  variété,  dite  lenticulaire^  éga- 
lement très-commune,  provient  aussi  du  rhomboïde  binaire 
(fig.  138)  arrondi  en  forme  de  lénlille.  Toutes  ces  variétés  sont 
souvent  parées  des  plus  belles  couleurs  de  Tiris.  On  trouve  éga- 
lement le  fer  oligiste  en  masses 
laminaires^  granulaires  ou  corn* 
pactes.  On  donne  le  nom  parti- 
culier de  fer  micacé  ou  fer  oli- 
giste écailleux,  à  du  fer  oligiste 
qui  est  sous  forme  de  masses 
ou  d'amas  composés  de  petites 
lames  brillantes  et  d'un  éclat 
métallique  gris  foncé,  n'ayant 
aucune  adhérence  entre  elles 
et  faciles  à  séparer,  par  le  sim- 
ple frottement  des  doigts,  en 
paillettes  brillantes  comme  du 
Fig.  144.  —  Fer  oxydé.  mica.  Ccs  paillettes  sont  d'un 

rouge  brun  foncé,  et  sont 
quelquefois  transparentes  à  la  loupe.  Enfin  les  terrains  volca- 
niques offrent  une  variété  particulière  de  fer  oligiste^  dite  ferspé- 
cuiairCy  qui  se  présente  sous  forme  de  lames  hexagonales  ou  de 
cristaux  tabulaires,  minces,  d'un  gris  foncé,  très-brillants  et  à 
surface  miroitante.  Cet  oxyde  provient  probablement  de  la  dé- 
composition du  chlorure  de  fer  sublimé  qui  accompagne  les  pro- 
duits volcaniques,  par  l'action  réunie  de  la  vapeur  d'eau  et  de 
l'oxygène  de  l'air.  On  le  trouve,  en  France,  implanté  sur  les  pa- 
rois des  fissures  des*laves  du  Puy-de-Dôme  et  du  Mont-Dore. 

Fer  oxydé  concrétionné  ou  pierre  hématite,  —  En  masses  mame- 
lonnées ou  arrondies  à  l'extérieur,  à  structure  fibreuse  et  radiée 
àl  'intérieur,  ayant  encore  un  certain  éclat  métallique  et  une  cou- 
leur grise  un  peu  rougeâtre. 

Les  fibres  convergent  vers  un  centre  commun,  et  ordinairement 
c'est  vers  celte  extrémité  qu'elles  prennent  plus  de  densité,  plus 
d'éclat  et  une  apparence  de  forme  cristallinQ,  tandis  que  la  cir- 
conférence est  plus  rouge  et  plus  terreuse.  La  poudre  est  toujours 
rouge  ;  le  magnétisme  est  tout  à  fait  nul,  ou  ne  devient  sensible 
que  lorsque  l'oxyde  a  été  chauffé. 

Fer  oxydé  terreux.  —  En  masses  d'apparence  terreuse,  d'un 
rouge  vif,  tendres  et  tachant  le  papier.  Le  plus  ordinairement  cet 
oxyde  se  trouve  mélangé  d'une  quantité  plus  ou  moins  grande 
d'argile  qui  le  fait  passer  de  l'état  de  sanguine  ou  de  crayon  rouge, 
à  celui  de  bol  d* Arménie  et  de  terre  sigillée . 

Gisements.  —  Le  fer  oligiste  se  trouve  dans  les  terrains  primi- 
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lifs  et  inlermédiaires  et  souvent  danft  les  mômes  gisements  que 
le  fer  oxydulé.  Il  forme  des  assises  étendues  comme  à  Gellivara 
en  Laponie,  àîlacolumi  au  Brésil,  à  la  côte  de  Coromandel  ;  ou 
des  amas  et  des  filons  puissants  comme  en  Suède,  à  TUe  d^Elbe, 
à  Framont  dans  les  Vosges.  Il  est  rare  qu'il  soit  absolument  pur. 
Il  est  presque  toujours  môIé  de  fer  oxydulé,  surtout  en  Suède.  La 
variété  spéculaire  se  trouve  dans  les  terrains  volcaniques,  ainsi 
que  je  l'ai  dit.  On  trouve  la  pierre  hématite  plus  particulièrement 
à  la  Youlte  (Ardèche),  à  Moustier  dans  la  Tarantaise,  à  Gomor 
en  Hongrie,  à  Framout  et  à  l'île  d'Elbe,  mélangé  avec  le  fer  oli- 
giste.  Sa  dureté,  jointe  à  la  douceur  de  son  toucher,  la  fait  em- 
ployer, sous  le  nom  de  ferret  (TEspagne^  comme  pierre  à  polir, 
pour  les  métaux.  Les  autres  variétés  servent  à  Textraclion  du 
fer. 

Fer  hydraté,  Fer  hjdrozydé. 

Substance  d'apparence  lithoïde,  de  couleur  de  bistre  ou  brun- 
noirâtre,  mais  donnant  toujours  une  poudre  jaunâtre  ou  fauve  ; 
non  attirable  à  l'aimant,  mais  le  devenant  un  peu  par  l'action  de 
la  flamme  d'une  bougie  ;  donnant  de  l'eau  à  la  calcination  dans 
la  proportion  de  13  à  15  pour  100.  Le  reste  est  du  peroxyde  de 
fer  souvent  mélangé  d'un  peu  d*oxyde  de  manganèse  et  de  silice. 
Cette  substance  est  donc  un  hydrate  de  fer  dans  lequel  i2  molé- 
cules d'oxyde  de  fer  sont  combinées  à  3  molécules  d'eau^  ce  qui 
donne  : 

Oxyde  de  fer 85,56 

Eau 14,44 

Quelques  échantillons  cependant,  d'un  rouge  plus  vif,  n'ont  of- 
fert que  0,11  d'eau  et  semblent  former  un  hydrate  4)articulier  ne 
contenant  que  1  molécule  de  peroxyde  et  1  molécule  d'eau. 

Le  fer  hydraté  se  présente  quelquefois  sous  forme  de  cube^  d'oc- 
taèdre ou  de  (iocf^caét/re;  mais  comme  ces  formes  sont  celles  du 
fer  bisulfure  qui  peut  se  changer  en  tiydrate  par  une  modification 
épigénique,  il  est  plus  que  probable  que  ces  formes  n'appar- 
tiennent pas  en  propre  à  l'hydrate  d'oxyde  de  fer,  comme  elles 
appartiennent  au  fer  sulfuré,  au  plomb  sulfuré,  etc.  Je  pense 
môme  que  le  fer  hydraté  concrétionné,  nommé  hématite  brune,  à 
cause  de  sa  ressemblance  de  forme  avec  la  vraie  pierre  hématite, 
emprunte  cette  forme  ndamelonnée  et  radiée  au  fer  sulfuré.  Cet 
hydrate  se  distingue  d'ailleurs  facilement  de  la  véritable  hématite 
par  sa  couleur  brunâtre,  sa  poudre  jaunâtre,  et  par  l'eau  qu'elle 
fournit  quand  on  la  chauffe  en  vase  clos.  Les  autres  formes  sous 
lesquelles  se  présente  le  fer  hydraté  sont: 

!•  Le  fer  hydraté  massif ,  en  masses  plus  ou  moins  considérables, 
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tantôt  pleines  el  compactas,  mais  souvent  aussi  caverneuses  et 
cloisonnées  dans  leur  intérieur. 

2*  Le  fer  hydraté  géodique,  nommé  vulgairement  œitte  ou  pierre 
d'aigle,  sur  l'opinion  que  les  aigles  en  portent  dans  leur  nid  pour  fa- 
ciliter la  ponte.  Ce  sont  des  masses  peu  volumineuses,  globuli- 
formes  ou  prismatoïdes,  creuses  à  l'intérieur,  et  qui  contiennent 
souvent  un  noyau  mobile  de  la  môme  substance.  On  les  portait 
autrefois  en  amulette,  pour  écarter  les  voleurs  et  favoriser  l'ac- 
couchement. 

3**  Le  fer  hydrate  pisifot^me  ou  oolitique  ;  en  globules  sphéroî- 
daux  de  la  grosseur  d'un  pois  à  celle  d'un  grain  de  millet.  Tan- 
tôt ces  grains  sont  libres  et  isolés,  comme  s'ils  avaient  été  roulés 
par  l'eau;  tantôt  ils  sont  réunis  à  l'aide  d'un  ciment  argileux. 

Le  fer  hydraté  est  un  des  minerais  de  ce  métal  les  plus  abon- 
dants :  on  le  trouve  à  peu  près  dans  tous  les  terrains,  à  partir  de 
ceux  dits  de  transition,  qui  le  présentent  en  filons  ou  en  couches, 
dans  un  grand  nombre  de  lieux,  comme  à  Fillols  dans  les  Pyré- 
nées, à  Rouzié  dans  l'Ardèche,  en  Savoie,  en  Suisse,  etc.  Les 
schistes  argileux  en  sont  quelquefois  tout  imprégnés.  On  le  trouve 
en  abondance  également  dans  le  grès  houiller,  sur  la  pente  nord 
des  Vosges,  aux  îles  Shetland,  etc.  ;  mais  il  est  surtout  très  abon- 
dant dans  la  formation  jurassique,  où  la  variété  oolitique  forme 
des  couches  puissantes,  ou  remplit  des  crevasses  el  des  cavernes 
creusées  dans  le  terrain;  c'est  celte  variété  qui  constitue  la  plus 
grande  partie  des  minerais  exploités  en  Francepour  l'extraction 
du  fer,  comme  en  Normandie,  dans  le  Berry,  la  Bourgogne,  le 
Bourbonnais,  la  Champagne,  la  Lorraine,  la  Franche-Comté.  En- 
fin on  trouve  du  fer  hydraté  dans  les  terrains  d'alluvion  les  plus 
modernes,  où  il  s'en  forme,  même  encore  de  nos  jours,  des  dé- 
pôts assez  considérables  pour  être  exploités,  comme  dans  les 
parties  basses  de  la  Silésie,  du  Brandebourg  et  de  la  Livonie.  Ce 
dernier  porte  plus  spécialement  le  nom  de  fer  des  marais. 

Fer  carbonate. 

Vulgairement  fer  spathique,  mine  de  fer  blanche,  mine  d* acier,  si- 
dérose. Carbonate  naturellement  blanc,  mais  passant  souvent  à 
l'air  au  brun  et  au  noirâtre.  Il  raie  là  chaux  carbonatée  et  est 
rayé  par  le  fluorure  de  calcium  ;  il  pèse  3,6  à  3,8.  Il  se  dissout 
avec  effervescence  dans  les  acides,  et  la  liqueur  possède  les  ca- 
ractères d'un  dissoluté  de  fer  ;  au  chalumeau,  il  devient  brun  et 
altirable  à  l'aimant. 

La  structure  en  est  lamellaire;  sa  forme  primitive  est  un  rhom- 
boèdre obtus^  dont  les  angles  dièdres  sont  de  107  et  73  degrés.  Les 
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angles  du  rhomboèdre  de  la  chaux  carbonatée  sont  de  i05<*  5' 
el  74'  55'.  Comme  on  le  voit,  les  deux  formes  primitives  sont 
presque  semblables;  les  formes  secondaires  le  sont"aussi.  Indé- 
pendamment des  formes  délerminables,  on  trouve  souvent  le  fer 
carbonate  en  cristaux  lenticulaires,  en  masses  lamellaires,  en 
concrétions  mamelonnées,  en  masses  lilhoïdes  et  compactes,  sous 
forme  oolitique,  ou  enfin  pseudoraorphique,  c'est-à-dire  moulé 
surd'autres substances  minérales,  ou  sur  des  plantes  cryptogames, 
telles  que  des  fougères,  des  lycopodiacées  ou  des  équisétacées. 

Le  fer  carbonate  est  formé  de  FeC  ou  de 

Protoxyde  de  fer 01,47 

Acide  carbonique 38,53 

Mais  il  n'en  existe  peut-être  pas  de  tel  dans  la  (erre,  toutes  les 
analyses  qui  en  ont  été  faites  ayant  offert  de  petites  quantités  de 
carbonates  de  chaux  et  de  manganèse,  et  ordinairement  avec 
quantité  plus  ou  moins  considérable  de  carbonate  de  magnésie. 
Ces  quatre  carbonates  étant  en  effet  isomorphes,  ils  peuvent  se 
mélanger  en  toutes  proportions  sans  que  la  forme  cristalline  en 
soit  altérée.  On  a  donné  le  nom  de  junckérite  à  un  carbonate  de 
fer  en  petits  cristaux  à  faces  convexes  et  d'un  gris  jaunâtre  trouvé 
dans  les  filons  plombifères  de  Poullaouen  en  Bretagne.  Dufrenoy 
avait  rapporté  ces  cristaux  au  système  du  prisme  droit  rhomboî- 
dal;  mais  M.  Breithaupt  a  montré  qu'ils  se  laissent  cliver  en 
rhomboèdres  de  107*,  el  qu'ils  se  rapportent  donc  à  ceux  du  fer 
spathique,  dont  on  ne  doit  pas  les  distinguer. 

Gisement.  —  Le  fer  carbonate  est  très-abondamment  répandu. 
Celai  qui  est  cristallisé  ou  lenticulaire  appartient  aux  terrains  pri- 
mitifs, comme  à  Baigorry  dans  les  Pyrénées,  à  Allevart  en  Dau- 
phiné,  en  Savoie,  en  Carinthie.  La  variété  mamelonnée  appartient 
particulièrement  aux  dépôts  de  basalte  et  d'amygdalites.  Le  car- 
bonate lithoïde  fornae  des  couches  étendues  ou  des  séries  de  ro- 
gnons dans  le  terrain  houiller.  Une  grande  partie  du  fer  produit 
par  l'Angleterre  provient  de  ce  minerai:  La  variété  oolitique  se 
trouve  aussi  quelquefois  par  petites  parties  dans  le  terrain  houil- 
ler; mais  elle  abonde  surtout  dans  les  terrains  jurassiques,  comme 
le  fer  hydraté  oolitique.  Partout  oti  il  se  présente,  ce  minerai  est 
Irès-recherché  pour  l'extraction  du  fer,  parce  qu'il  est  particuliè- 
rement propre  au  traitement  dit  à  la  catalane,  qui  n'exige  qu'un 
fourneau  de  petite  dimension,  et  qui  fournit  immédiatement 
du  fer  malléable,  sans  le  faire  passer,  d'abord  par  Tétat  de 
fonte. 

GciBouiT,  Drogues,  7«  édit.  ^'   ^'  *^ 
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Fer  folfaté. 

Protosulfate  de  fer.  —  i .  Ce  sel  n'existe  qu'en  pelite  quantité  dans 
la  nature  et  se  forme  seulenaent  parTaction  de  l'air  humide  sur 
les  schistes  argileux  et  sur  les  lignites  chargés  de  sulfure  de  fer. 
11  se  présente  sous  la  forme  d'efflorescences  aiguillées,  blanches 
ou  jaunes,  d'une  saveur  Irès-styptique  et  atramentaire.  Il  est  très- 
soluble  dans  l'eau  et  forme  un  soluté  qui  précipite  en  blanc 
verdâtre  ou  en  vert  noirâtre  par  les  alcalis,  en  raison  d'une  suroxy- 
dation partielle  du  fer;  en  bleu  céleste  par  le  cyanure  ferroso- 
potassique,  en  bleu  foncé  par  la  noix  de  galle. 

Mais  on  prépare  ce  sel  en  grand  en  imitant  le  procédé  de  la 
nature,  c'est-à-dire  en  exposant  à  l'air,  sous  des  hangars,  le  sul- 
fure de  fer  ou  les  schistes  qui  en  contiennent,  et  en  ayant  le  soin 
d'humecler  la  matière  et  de  la  remuer  quelquefois  pour  en  renou- 
veler les  surfaces.  Par  ce  moyen,  le  soufré  et  le  fer  se  combinent 
avec  l'oxygène  de  l'air,  Tacide  sulfurique  et  l'oxyde  de  fer  s'unis- 
sent, et  il  en  résulte  du  sulfate  de  fer,  dont  on  reconnaît  facile- 
ment la  présence  à  sa  saveur  fortement  atramentaire.  Lorsqu'on 
juge  l'opération  sufGsamment  avancée,  on  lessive  la  matière  et 
on  fait  évaporer  les  liqueurs. 

Mais  il  faut  remarquer,  en  raison  de  la  facile  suroxydation  du 
fer  par  le  contact  de  l'air,  que  les  liqueurs  contiennent  toujours 
une  certaine  quantité  de  sulfate  d  oxyde  rouge  qui  ne  peut  cristal- 
liser, et  qui  nuit  à  la  cristallisation  du  protosulfate;  il  faut  donc 
le  détruire.  On  y  parvient  très-facilement  en  plongeant  de  la  fer- 
raille dans  la  liqueur  en  évaporation.  Le  fer  s'y  dissout  en  dé- 
composant l'eau,  dont  il  dégage  l'hydrogène,  et  en  formant  du 
protoxyde,  qui  se  combine  à  l'acide  sulfurique  de  préférence  à 
l'oxyde  rouge;  celui-ci  se  précipite.  On  laisse  reposer  la  liqueur, 
on  la  décante,  on  continue  de  la  faire  évaporer  jusqu'à  pellicule, 
et  on  la  met  à  cristalliser.  Un  autre  effet  avantageux  du  fer  est 
de  précipiter  le  cuivre  de  la  liqueur;  car  le  fer  sulfuré  étant  pres- 
que toujours  mêlé  de  sulfure  de  cuivre,  il  s'est  également  formé  du 
sulfate  de  cuivre  par  son  exposition  à  l'air,  et  ce  sel  est  très-nuisi- 
ble pour  la  plupart  des  usages  auxquels  on  destine  le  sulfate  de  fer. 

On  distinguait  anciennement  dans  le  commerce  trois  sortes  de 
sulfate  de  fer  ou  de  couperose  verte.  La  couperose  à'Angkterre^ 
celle  de  Beauvais  et  celle  A' Allemagne.  La  couperose  d'Angleterre 
était  la  plus  estimée  et  avec  raison,  parce  qu'elle  ne  contenait  pas 
de  cuivre  (1);  mais  depuis  longtemps  il  n'en  entre  plus  en  France, 

(I)  J'ai  visité  en  1814,  au  village  de  Wissant,  entre  Boulogne  et  Calais,  une 
fabrique  de  sulfate  de  fer,  où  Ton  exploitait  des  pyrites  ramassées  sur  le  Ixytd 
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et  on  lui  substitue  avec  avantage  une  couperose  faite  directement, 
à  Paris»  à  Rouen  et  dans  d'autres  villes  manufacturières,  en  trai- 
tant les  vieilles  ferrailles  par  de  Tacide  sulfurique  faible,  faisant 
évaporer  la  liqueur  et  la  faisant  cristalliser.  Cette  couperose  se 
présente  en  prismes  obliques  rhomboïdaux,  de  99*  30' et  80*  30'; 
elle  est  d'uu  vert  pâle  et  bleuâtre,  et  s'erfleurit  superûciellement 
à  l'air.  Elle  se  fond  au  feu  dans  son  eau  de  cristallisation,  puis  se 
dessèche  et  laisse  un  sel  blanc  anhydre.  Elle  est  composée  de 

FeS  +  6H,  ou  de 

Protoxyde  de  fer 27,i9 

Acide  sulfurique 31,03 

Eau 41,78 

La  couperose  de  Beauvais  est  extraite  d'une  terre  tourbeuse  et 
pyriteuse  très -abondante  dans  toute  la  Picardie,  et  très-facile  à 
s'effleurir.  Elle  contient  une  assez  grande  quantité  de  cuivre, 
dont  une  portion  cependant  a  été  précipitée  par  l'immersion  des 
lames  de  fer  dans  les  eaux  de  lessivage.  Elle  contient  aussi  des 
cristaux  d'alun  blancs  et  isolés,  dus  à  un  vice  dans  le  mode  de 
préparation  (1).  C'est  probablement  pour  déguiser  ce  défaut,  que 
la  couperose  de  Beauvais  est  colorée  artiHciellement  avec  de  la 
noix  de  galle,  qui  lui  donne  une  teinte  noirâtre  :  ses  cristaux,  pri- 
vés de  cette  couleur  par  le  lavage,  n'ont  plus  qu'une  couleur  vert 
pâle  très-agréable,  et  on  y  distingue  parfaitement  les  petils  cris- 
taux d'alun  qui  y  sont  comme  implantés. 

La  couperose  d'Allemagne  est  cristallisée  en  prismes  rhomboï- 
daux assez  volumineux  et  bien  formés;  elle  est  d'un  bleu  assez 

de  la  mer  et  qui  paraissent  appartenir  au  même  banc  que  celles  que  Ton 
exploite  sur  la  côte  d'Angleterre  en  regard,  car  elles  sont  exemptes  de  cuivre. 
Cette  fabrique,  bien  conduite,  aurait  été  d'une  grande  importance  pour  les 
manufactures  françaises  ;  mais  je  n'ai  pas  entendu  dire  que  ses  produits  aient 
formé  une  sorte  courante  du  commerce. 

(1)  Voici  probablement  en  quoi  consiste  ce  vice  de  préparation.  La  terre 
tourbeuse,  les  schistes  et  les  autres  matériaux  pyriteux  que  l'on  fait  effleurir, 
forment  du  sulfate  d'alumine  en  même  temps  que  du  sulfate  de  fer,  et  ce  sul- 
fate d'alumine,  étant  incristallisable  par  lui-même,  reste  dans  les  dernières 
eaux-mères  de  sulfate  de  fer.  On  peut  alors  en  tirer  parti,  en  ajoutant  à  ces 
eaux-mères  un  peu  de  potasse  qui  décompose  en  partie  le  sulfate  de  fer  res- 
tant, et  forme  de  l'alun  facile  à  obtenir  par  cristallisation. 

Si,  au  lieu  d'opérer  ainsi,  on  ajoute  la  potasse  dans  la  liqueur  du  lessivage, 
on  y  formera  de  suite  de  l'alun,  qui  est  plus  facilement  cristallisable  que  le 
sulfate  de  fer,  et  cette  liqueur,  concentrée  à  22  ou  23*,  ne  laissera  cristalliser 
que  de  l'alun.  Mais  on  conçoit  sans  peine  qu*elle  en  doit  retenir  une  partie 
qui  cristallisera  avec  le  sulfate  de  fer,  lorsqu'elle  sera  de  nouveau  concentrée 
jusqu'à  36",  terme  auquel  ce  dernier  sel  est  à  pellicule.  C'est  là,  je  crois,  en 
quoi  consiste  le  vice  de  préparation  de  la  couperose  de  Beauvais  ;  il  est  évi- 
dent que  le  premier  procédé  vaut  mieux. 
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foncé,  ce  qui  seul  indique  qu'elle  contient  une  grande  quantité  de 
sulfate  de  cuivre;  aussi  est-elle  peu  estimée  et  tout  à  fait  rejetée 
par  les  pharmaciens. 

On  trouve  dans  l'intérieur  des  mines  un  assez  grand  nombre 
d'autres  sulfates  de  fer  produits  par  l'oxygnéation  des  sulfures  et 
dissous  ou  charriés  par  les  eaux.  Voici  ceux  que  nous  pouvons 
distinguer  : 

2.  Sulfate  ferrique  hydraté.  -^  Voici  le  résultat  de  trois  analyses 
faites  par  H.  Rose  : 


Acide  sulfurique 
Oxyde  ferrique. . 

Alumine 

Chaux 

Magnésie 

Silice 

Eau 


43,55 
24,66 
0,85 
0,43 
0,27 
0,:i4 
30,04 


39,60 

26,11 

1,95 

» 

2,61 

1,37 

29,67 


31,73 

28,11 

1,91 

» 

0,59 

1,43 

36,56 


La  première  analyse,  faite  sur  un  sulfate  du  district  de  Gopiapo 
dans  la  province  du  Coquirabo  au  Chili,  donne  : 

Fe  S»  +  9H  ouïe» S«  +  1811  ; 

La  deuxième  donne Fe*  S'  4-  1 8  H; 

La  troisième jje*  S*  +21JB[  ; 

ce  qui  montre  bien  Textrêrae  variation  que  les  minéraux  peuvent 
éprouver  dans  leur  composition. 

3.  Fer  sulfaté  rouge  soluble  de  Berzélius;  Néoplase  de  BeudanL  — 
Substance  rouge,  soluble  dans  Teau,  d'une  saveur  styptique,  pou- 
vant cristalliser  en  prismes  obliques  rhomboïdaux  de  149';  elle 
est  composée  de 

Oxygène. 

Acide  sulfurique 32,58  19,50  24 

Protoxyde  de  fer 40,71  2,43  3 

Peroxyde  de  fer 23,86  7,31  9 

Eau 32,85  29,20  36 

Fe»S«  +  Fe»  S«  +  36Aq. 

4.  Fer  sous-sulfaté  terreux.  —  Substance  brune,  à  poussière 
jaune,  non  cristallisée,  insoluble  dans  l'eau,  formée  dans  les  mi- 
nes par  Taclion  de  Tair  sur  les  solutions  de  sulfate  de  protoxyde 
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de  fer.  Elle  donne  beaucoup  d'eau  par  la  chaleur,  se  dissout  dans 
les  acides,  et  offre  alors  les  caractères  d'un  soluté  de  peroxyde  de 
fer.  Composition  d'après  Berzélius  : 


Acide  suirurique i  6 

Peroxyde  de  fer 62,46 

Eau 21,54 

Fe«S  +  6H. 


Oiygène. 

9,51 

3 

19,13 

6 

19,29 

6 

5.  Autre  fer  sous-sulfaté  terreux  de  Modun,  en  Norvay.  —  Dépôt 
brun,  superGciel,  trouvé  dans  les  cavités  d'un  schiste  mélangé 
de  pyrites.  Il  contenait  : 

Acide  sulfurique 6 

Peroxyde  de  fer 80,73 

Eau 13,57 

Formule;*Fe**S«-h22H. 

6.  Fe9*  résinite.  Eùenstnter,  Eisenpecherz.  —  Substance  non 
cristallisée,  en  petites  masses  très-fragiles,  à  cassure  très- bril- 
lante; d'un  rouge  hyacinthe  foncé;  transparentes  dans  les  lames 
minces. 

Cette  substance,  si  remarquable  par  son  aspect  qui  la  fait  res- 
sembler à  la  plus  belle  espèce  de  Kino,  peut  être  d'une  nature 
très-variable,  tout  en  conservant  les  mêmes  caractères  physi- 
ques. Des  cinq  analyses  que  je  vais  rapporter,  les  deux  pre- 
mières indiquent  deux  sous-sulfates  de  formule  différente  qui 
doivent  trouver  place  ici.  Les  deux  suivantes  se  rapportent  à 
deux  sulfo-arséniates  qui  pourraient  tout  aussi  bien  être  rangés 
avec  les  arséniates  de  fer.  Enfin  la  cinquième  appartient  à  un 
simple  arséniate  de  fer;  mais  tous  ces  minéraux  sont  tellement 
semblables  par  leur  aspect  physique,  qu'il  est  difficile  de  ne  pas 
les  rapprocher,  au  moins  momentanément. 


1 

2 

3 

4 

5 

Acide  suiruriqoe 

—  arsénique 

—  phosphoriqae. . . . 
Oxure  ferriâue. ....... 

R.  mol. 
8=    1 

• 

67=    4 
• 
25  =  14 

R.mol. 
14,42=  29 

1,75=     2 
50,53=  52 

33*30  =  294 

R.  mol. 
14=  28 
20=   14 

35=  35 

30=266 

R.  mol. 
10,04    =   20 
26,06    =  18 

33*10  )_  34 

0,64  f~  ^* 

29,26    =260 

R.  mol. 
30,25=    1 
40,45=    2 
28,50  =  12 

—    maogaaique 

Eaa , 
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i .  Fer  sous-sulfate  résinite  de  Freyberg.  L'analyse  faite  ancien- 
nement par  Klaproth  fournit  Fe*S  +  HAq. 

2.  Autre  fer  sulfaté  résimte  de  Freyberg,  analysé  par  M.   Du- 

ménil.  On  y  trouve  Fe^S^  -|-  20Aq,  mélangé  d'une  petite  quan- 
tité de  Fe*  P. 

3.  Fer  sulfo-arséniaté  résinite^  analysé  parLaugier.  L'analyse  ré- 
pond exactement  à  la  formule  2(FeS^)  +  Fe'^  Âsa  +  38Aq. 

4.  Autre   fer  sulfo-arséntaté  résimte,  analysé   par   Stromeyer. 

L'Analyse  donne  5  (Fe  S^)  -f-  3  {¥£  A£)  +  430Aq. 

5.  Fer  arséniaté  résinite,  par  Karsten.  Fe^  As  -f-  12Aq. 

6.  Fer  sous-sulfaté  alcalifère  de  Modun  en  Norvay.  —  Cette 
substance  concrétionnée,  d'un  jaune  clair,  a  été  trouvée  par 
M.  Scheerer  dans  les  cavités  d'un  schiste  mélangé  de  pyrites. 
Elle  était  recouverte  du  sous-sulfate  terreux,  dont  l'analyse  a  été 
donnée  précédemment,  et  recouvrait  une  couche  de  sulfate  de 
chaux  en  petits  cristaux  blancs.  L'analyse  du  sulfate  alcalifère  a 
donné 

Rapports  moléculaires. 

Acide  sulfurique 32,47  5 

Oxure  ferrique 49,89  4 

Soude 5,37  1 

Eau 13,09  9 

100,82 
Formule  :  4  Fc  S  +  Sd  S  +  9  H. 

Il  est  remarquable  qu'un  sulfate  ferrique  alcalifère  de  Bilin, 
en  Bohême,  a  présenté  exactement  la  même  formule,  avec  sub- 
stitution de  la  potasse  à.  la  soude. 

Rapports. 

Acide  sulfurique 32,ii  5 

Oxure  ferrique 46,74  4 

Potasse 7,88  1 

Eau  avec  des  traces  d'ammoniaque.  13,56  9 

Chaux 0,64  » 

400,93 
Formule  :  4*Fe*S  +  Ps  S -h  9  H. 
Ver  phosphaté. 

Le  phosphate  de  fer  naturel  peut  être  incolore,  vert,  ou  bleu, 
Mvivant  l'état  d'oxydation  du  fer;  il  est  a^iêtallàé  ou  terreux. 
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Il  donne  de  l'eau  par  la  calcination  dans  un  tube  de  verre  et 
devient  magnétique,  bien  qu'il  prenne  une  couleur  rouge  due  à 
la  suroxydalion  presque  complète  du  fer.  Il  est  soluble  dans 
l'acide  nitrique  avec  dégagement  de  vapeur  rutilante  :  la  dissolu- 
lion  précipite  en  bleu  par  le  cyanure  ferroso-potassique. 

Il  est  fort  difOcile  d'établir  la  composition  des  phosphates  de 
fer  naturels,  les  nombreuses  analyses  qui  en  ont  été  faites  con« 
duisant  toutes  à  des  résultats  différents.  Il  est  probable  que  le 
phosphate  de  fer  se  forme  d'alxyrd  à  l'état  de  phosphate  de 
protoxyde,  blanc  et  hydraté,  et  que  c'est  en  s'oxydant  par  le 
contact  de  l'air  qu'il  prend  une  teinte  bleue  ou  verte;  car  on 
en  trouve  des  cristaux  transparents  et  incolores,  qui,  conservés 
à  l'air,  prennent  par  places  une  belle  couleur  bleue,  laquelle 
s'étend  ensuite  peu  à  peu  à  tout  le  cristal  ;  et  on  en  voit  des 
masses  terreuses  devenues  bleues  à  la  surface,  quand  le  centre 
est  encore  d'un  blanc  grisâtre  passant  rapidement  à  Pair  au  gris 
bleuâtre  et  au  bleu.  Tels  sont  le  phosphate  de  fer  cristallisé  de 
Commentry  (Allier)  et  les  phosphates  terreux  d'Eckartsberg 
en  Thuringe,  et  de  New-Jersey  dans  l'Amérique  septen- 
trionale. 

Le  /e/'  phosphaté  vert  a  été  trouvé  en  nodules  mamelonnés» 
rayonnes  et  translucides  à  l'intérieur,  dans  un  minerai  de  fer  et 
de  manganèse,  à  Sayn,  sur  les  bords  du  Rhin.  Il  s'altère  à  l'aïr 
par  la  suroxydation  du  fer,  devient  opaque,  d'une  couleur 
d'ocre»  et  prend  toute  l'apparence  d'une  hématite  brune»  Il  est 
fusible  à  la  flamme  d'une  bougie.  On  l'a  trouvé  également  à 
Anglarprèsde  Limoges,  mêlé  d'une  certaine  quantité  d'oxyde  de 
manganèse. 

Le  fer  phosphaté  bleu  est  celui  qui  a  le  premier  fixé  Tattention 
des  minéralogistes  par  sa  couleur  bleue,  qui  l'avait  fait  regarder 
comme  du  bleu  de  Prusse  naturel.  Il  est  tantôt  cristallisé,  tantôt 
terreux.  Les  cristaux  dçrivcnt  d'un  prisme  rectangulaire  oblique. 
Ils  pèsent  2,66  et  sont  rayés  par  la  chaux  carbonatée  rhomboî- 
dale.  Il  prend  une  teinte  noirâtre  lorsqu'on  le  broie  à  l'huile^  ce 
qui  le  distingue  du  cuivre  carbonate  bleu.  Il  s'altère  souvenft 
dans  les  collections,  perd  sa  transparence  et  prend  une  couleur 
vert-bouteille. 

Le  fer  phosphaté  se  trouve  dans  un  grand  nombre  de  gise- 
ments, à  partir  des  terrains  primitifs  qui  nous  le  présentent  ft 
Bureaux  près  de  Limoges,  à  Bodenmais  en  Bavière,  à  Kongsberg 
en  Norwége,  et  dans  les  gîtes  métallifères  du  Cornouailles.  On 
Ta  trouvé  dans  le  basalte  de  l'île  Bourbon,  dans  le  calcaire  se- 
condaire à  Eckartsberg,  enfin  dans  les  terrains  d'alluvion  mo- 
derne, formant  de  petits  nids,  au  milieu  des  dépôts  d'argile,  de 
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ligniles  el  de  fer  hydraté,  comme  à  Alleyras  dans  la  Haule-Loire, 
à  Hillenlrup  sur  la  Lippe,  à  New-Jersey,  etc. 

Analyses  de  phosphates  de  fer. 


PHOSPHATES   BLEUS 
CRISTALLISÉS. 

DE  CORNOUAILLES, 

par 
Stbombtik. 

DE  BODENIIAIS, 
par 

YOOBL. 

DE  lILE-DE-FRANCE, 

par 
LACGiia. 

Acide  phosphorique 

Oxure  ferreux  .... 

—     ferrique .... 

Eau 

Rapp.  mot. 

31,18          3o  =     3 

41,23          91  =    8 

»                »          » 

27,49        241  =  21 

41          93  =  3 

>            »       » 

31        276  =  9 

19,25     ^V^\ 

»            »        » 

41,25      42=   2 

31,25    278=13 

Fe8ph8-|-21Aq. 

Fe»Ph-f-9.Aq. 

F»*Ph-hl3Aq. 

PHOSPHATES  BLECS 
TEBREUX. 

d'eckartsberg, 

par 

Kliphoth. 

DB  HILLENTRUP 
par 

BaAKOBS. 

d'alleyras, 

par 
BuTHin. 

Acide  phosphorique 

Oxure  ferreux 

—    manganeux.. 
Eau 

Rapp.  mol. 

3i,42          39  =    3 

44,14         105  =    8 

»                »           u 

21,44        190  =  15 

Rapp.  mol. 

30,32    34  =  1 

43,77    99  =  3 

»           »       » 

?5        277  =  7 

Rapp  mol. 

23,1        24=    1 

43           98=    4 

0,3          »         » 

32,4      288=12 

Fe^PhS  4-  i6Aq. 

Fe«IP|i+7Aq. 

Fe^Ph+UAq. 

PHOSPHATES   BLEUS 
TERREUX. 

DE   KBRTSCH, 

par 
Sbgbtb. 

DE  NEW*  JERSEY 

par 

WAicccxm. 

VERT    DE  8AYN, 
par 

Acide  phosphorique 

Oxure  ferreux 

—    ferrique. ... 
Eau 

Rapp.  noll. 
22,84          23  =     '2 
15,66          35  =    3 
34,84          35  =    3 
26,62        236  =  30 

Rapp.  mol. 

2S,85    2Ji  =  2 

U,55  101  =  7 

»        »         » 

.8,26  259=9 

*^7,72     *3T=**2 

63,45     144=   9 

»          »          » 

8,56      76=    5 

Fe^Ph+Fe»Ph+30Aq. 

Fe»Ph«-f9Aq. 

FeW  H-  5Aq. 

Nota.  Toutes  cet  formules  ont  été  calculées  avec  l'ancien  poids  atomique  du  fer.            M 

Fer  phosphaté  résinile  ou  delvauxine.  —  Substance  trouvée  dans 
les  déblais  d'une  ancienne  mine  de  plomb  et  dans  une  carrière 
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de  calcaire,  à  Besneau,  près  de  Visé  (Liège).  Elle  est  en  rognons 
fragiles,  à  cassure  concho!dale,  el  d'un  éclal  résineux.  L'analyse 
a  donné  : 

Rapports  nolécuUiref. 

Adde  phosphorique 13,6  15  1 

Oxure  ferrique 29  30  2 

Eau .40,2  357  24 

Carbonale  calcaire H 

Silice 3,6  Fe*  Ph  -}-  24Aq. 

Ce  phosphate  est  senablable  à  celui  de  TIle-de-France  analysé 
par  Laugier,  avec  une  quantité  double  d'eau. 

Fer  arsénlaté. 

Indépendamment  du  fer  arséniaté  résinite  et  du  fer  sulfoarsé- 
niatéy  dont  j*ai  fait  connaître  la  composition  à  l'occasion  du  fer 
sulfaté  résinite,  il  existe  deux  arséniates  de  fer  verts  et  cristal- 
lisés, dont  voici  les  caractères  et  la  composition  :  - 

1.  Fer  arséniaté  cubique,  pkarmacosidérùe .  —  Cristaux  cubiques, 
d'un  vert  foncé,  pesant  2,99,  rayant  la  chaux  carbonatée  rhom- 
boïdale.  Il  donne  de  l'eau  par  la  calcination  et  laisse  un  résidu  • 
rouge  d'arséniate  de  peroxyde.  Chauffé  dans  un  tube  avec  un 
mélange  de  carbonate  de  soude  et  de  charbon,  il  dégage  de  l'ar- 
senic métallique.  Il  se  dissout  dans  les  acides  forts;  le  liquide 
étendu  d'eau  forme  un  précipité  bleu  par  le  cyanure  ferroso- 
polassique. 

Le  fer  arséniaté  cubique  se  trouve  dans  les  mômes  gites  que 
Télain  et  le  cobalt  dans  le  Cornousrtlles.  Berzélius  en  a  retiré  : 

Oxygène. 

Acide  arsénîque 37,82        *3,i3  i   . ,  „«      .« 

—  phosphorique.        2,53  1,42  )  '*'^^      '^ 
Oxyde  ferrique 39,20        12,02  12 

—  cuprique 0,65  0,13  » 

Eau 18,61         10,54  10 

Parties  insolubles. .. .        1,76  »  » 

100,57 

D'où  l'on  déduit  immédiatement  Fe*  As* -}"  *^A.q.  Berzélius,  se 
fondant  sur  l'augmentation  de  poids  trouvée,  pense  qu'une  partie 
du  fer  est  à  l'état  de  protoxyde,  et  donne  pour  formule  : 

Fe»  As  -h  Fe^»  As»  -h  iSAq , 
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Cette  formule  ne  concorde  pas  avec  les  résultats  de  l'analyse  et 
offre  1  molécule  de  fer  et  2  molécules  d'eau  en  excès.  Le  rapport 
de  8  molécules  de  fer  contre  6  molécules  d'arsenic,  qui  corres- 
pond à  la  composition  de  plusieurs  phosphates,  doit  être  con- 
servé. La  véritable  formule  est  plutôt  Fe*  As  +  Fe^As*  +  16Aq. 

On  trouve  à  Hornhausen-  (duché  de  Nassau)  du  fer  arséniaté 
cubique,  dont  une  partie,  en  cristaux  noirs  et  opaques,  avait  été 
prise  d'abord  pour  une  combinaison  d'oxyde  de  fer  et  d'oxyde 
de  plomb,  et  avait  reçu  Je  nom  de  beudantite.  Mais  d'après  l'exa- 
men qu'en  a  fait  M.  Damour,  ces  cristaux  ne  sont  que  de  l'arsé- 
niate  de  fer  mélangé  avec  du  sulfure  de  plomb,  et  ne  peuvent 
constituer  une  espèce  minérale  (I). 

2.  Fer  arséniaté  rhomboîdaly  scorodife,  —  Cet  arséniaté  de  fer  se 
trouve  séparé  en  deux  espèces  par  Beudant  (2),  sous  les  noms  de 
scorodite  et  de  néoctèse^  d'après  les  résultats  différents  des  ana- 
lyses qui  en  avaient  été  faites  par  Ficinus  et  Berzélius  ;  mais 
d'après  l'examen  que  viennent  de  faire  de  ces  deux  espèces 
MM.  Damour  et  Descloizeaux,  il  convient  de  les  réunir  en  une 
seule,  dont  voici  les  caractères  :  substance  d'un  vert  bleuâtre, 
pesant  de  3,i  l  à  3,18,  rayant  la  chaux  carbonatée,  rayée  par  le 
fluorure  de  calcium.  Elle  se  présente  en  cristaux  prismatiques 
ou  d'apparence  octaédrique,  terminés  par  un  pointement  à 
4  faces,  et  qui  dérivent  tous  d'un  prisme  droit  rhomboïdal,  dont 
l'incidence  des  faces  latérales  est  de  98®  1'  20",  et  le  rapport  entre 
un  des  côtés  de  la  base  et  la  hauteur  comme  i43  :  206.  Ce  fer 
arséniaté  se  trouve  à  Schwarzemberg  en  Saxe,  à  Saint- Austle  en 
Cornouailles,  et  à  Yaudry,  près  de  Limoges,  dans  les  filons  de 
minerais  d'étain  et  de  cobalt.  La  variété  de  San-Antonîo-Pereira, 
près  de  Villa-Rica,  au  Brésil,  qui  formait  le  néoctèse  de 
M.  Beudant,  tapisse  les  cavités  d'un  fer  hydroxydé.  Il  faut  y 
joindre  aussi  un  fer  arséniaté  en  masse  poreuse,  d'un  vert  pâle, 
trouvé  près  de  Marmato  dans  le  Popayan  et  analysé  par  M.  Bous- 
singault.  Yoici  la  composition  de  toutes  ces  substances  : 


2 

3 

4 

5 

6 

Acide  arsénique. . 
Oxure  ferrique  . . . 
Eau 

50,78 
34,8S 
l>,55 

50,9S 
31,89 
15,64 

51,06 
32,74 
15,68 

5M6 

33. 

15,58 

50,96 
83,Î0 
15,70 

49,60 
34,30 
16»90 

(I)  Damour,  Ann,  chim,  phys,,  janvier  18U,  p.  73. 
(2;  Beudant,  Traité  de  minéralogie.  Paris,  1830. 
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Arséniale  de  fer  de  ViHa-JUca,  par  Berzélius. 

(2)  —  de  Vaulry,  par  M.  Damour. 

(3)  -f-  de  Cornouailles,  par  le  môme. 

(4)  -^  de  Saxe,  par  le  même. 

(5)  —  de  Yilla-Rica,  par  le  même. 

(6)  —  terreux  de  Marmalo,   par  M.  Boussingaull. 
La  moyeane  de  loutes  ces  analyses  donne  : 

Oxygène.  Calculé.     * 

Acide  arsénique 50,92        i7,68  ^       As      50,20 

Oxure  ferrique 33,33        ie,22  3        Fe      34,12 

Eau \....       15,8i        U,08  4       j»      io,68 

i  00,09  100,00^ 

Per  chromé. 

Subslance  d'un  gris  noirâtre  et  d'un  éclat  métallique  médiocre, 
pesant  de  4,03  à  4,5,  assez  dure  pour  rayer  le  verre;  tenace  et 
difficile  à  briser  sous  le  marteau. 

La  cassure  est  très-raboteuse.  La  poudre  est  d'un  gris  cendré  ;  les 
morceauxlespluspursagissentsensibtementsurraiguilleaimantée. 

Le  fer  chromé  est  infusible  au  chalumeau  sans  addition  ;  fondu 
avec  le  borax,  il  lui  communique  une  belle  couleur  verte;  l'acide 
nitrique  ne  le  dissout  pas. 

On  a  trouvé,  mais  très-rarement,  le  fer  chromé  cristallisé  en  oc- 
taèdres réguliers.  Il  est  le  plus  souvent  en  masses  amorphes,  qui 
se  brisent  quelquefois  suivant  les  faces  d'un  prisme  oblique 
rhomboïdal,  ou  d'un  rhomboïde  aigu.  Ces  masses  se  trouvent 
exclusivement  dans  les  roches  de  talc  ou  de  serpentine,  comme 
à  la  Bastide  de  la  Carrade,  dans  le  département  du  Var,  à  Har- 
ford  et  à  Barhill  près  de  Baltimore  aux  États-Unis,  à  Krieglack 
en  Styrie,  sur  les  bords  du  Viasga  en  Sibérie,  etc.  Lorsque  le 
fer  chromé  s'y  trouve  à  peu  près  pur  ou  peu  mélangé,  il  offre  les 
caractères  indiqués  ci-dessus,  couleur  noirâtre,*  éclat  métalloïde, 
cassure  laminaire,  magnétisme  sensible;  mais  le  plus  souvent  il 
est  plus  ou  moins  pénétré  et  mélangé  de  particules  de  la  roche 
qui  lui  sert  de  gangue,  et  alors  il  a  une  couleur  plus  grise,  ou 
rosée,  une  cassure  écailleuse,  un  éclat  demi-vitreux,  et  il  est  sans 
actioD  sur  Taiguille  aimantée. 

La  Composition  du  fer  chromé  est  encore  très-incertaine  : 
Vauquelin  y  admettait  de  l'acide  chromique,  du  fer  oxydulé  et  de 
l'alumine;  mais  Laugiera  montré  que  le  chrome  y  était  seule- 
ment à  l'état  d'oxyde.  Plus  tard,  on  l'a  regardé  comme  formé  de 
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sesquioxyde  de  chrome,  de 
tandis  que,  aujourd'hui,  on 
oxyde  de  chrome,  d*alumine 
faites  jusqu'ici  ne  peuvent 
ajouter,  d'ailleurs,  qu'on  ne 
du  fer  chromé  que  lorsqu 
préalablement  les  différentes 
dont  les  masses  sont  formées, 
nombre  d'analyses,  dont  une 
de  l'acide  chromique  : 


sesquioxyde  de  fer  et  d'alumine, 
le  croit  plutôt  composé  de  sesqui- 
et  de  protoxyde  de  fer.  Les  analyses 
décider  la  question,  et  l'on  peut 
connaîtra  la  véritable  composition 
'on  aura  trouvé  le  moyen  d'isoler 
substances,  apercevables  à  la  loupe, 
»  En  voici  cependant  un  assez  grand 
seule,  celle  de  Vauquelin,  admettait 


I 

60,04 
11,85 

2o'l3 
7,45 

• 

2 
5« 

n 

k 

31 

• 

3 

55,5 

6 

2 
33 

4 

54,08 
9,02 
4,83 

25,66 
5,36 

5 

53 
il 

l 
34 

1 

6 

7 

• 

8 

44,9i 
13,85 

18,97 
9,96 

1 

9 

43,7 
20,3 

9 

34.7 

■ 

10 

39,51 
13 

10,60 
36 

11 

36 
21,5 

5 
37 

» 
1 

Oxyde  de  chrome ... . 
Alumine 

51,6 

10 

3 

35 

■ 

51,56 
9,72 

2,90 
35,14 

■ 

Silice 

Oxyde  de  fer.. 

Magnésie 

Oxyde  di  manganèiie. 

1.  Fer  chromé  cristallisé,  par  Abich. 

2.  —  des  îles  Shetland,  par  Thomson. 

3.  —  de  Krieglack,  parKlaproth. 

4.  —  de  Rœras,  en  Norvège,  par  Laugier. 

5.  —  de  Sibérie,  par  le  môme. 

6.  —  de  Baltimore,  par  Berthier. 

7.  —  de  Chester,  en  Pensylvanie,  par  Seybert. 
8. par  Abich. 

9.  —  du  Var,  par  Vauquelin. 

10.  —  de  Baltimore,  par  Seybert. 

H.  —  de  l'île  à  Vaches,  près  Haïti,  par  Berthier. 

Fer  titanaié. 

Cet  état  naturel  du  fer  constitue  un  certain  nombre  d'espèces 
minérales  qui  ne  sont  pas  encore  bien  définies.  L'une  d'elles, 
nommée  iùnénUei  parce  qu'elle  a  été  trouvée  principalement 
auprès  du  lac  Ilmen,  en  Russie,  est  noirâtre  et  pourvue  d'un 
éclat  métallique  un  peu  terne.  Elle  est  d'une  dureté  un  peu  infé- 
rieure à  celle  du  feldspath,  non  magnétique,  d'une  densité 
égale  à  4,67  —  4,76.  Ses  cristaux  dérivent  d'un  rhomboèdre 
aigu  de  86**  5',  presque  identique  avec  celui  du  fer  oligiste.  Tous 
ces  caractères,  qui  sont  à  peu  près  ceux  du  fer  oligiste,  ren- 
draient assez  difficile  la  distinction  des  deux  espèces,  si  la  pou- 
dre de  l'ilménite  n'était  pas  noire,  tandis  que  celle  du  fer  oligiste 
est  d'un  brun  rouge. 
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L'ilménile  est  composée  d'acide  titanique,  d'oxure  ferreux  et 
d'oxure  ferrique,  en  proportions  très-variables.  Celle  diversité  de 
composition^  réunie  à  Tidentité  de  forme  avec  le  fer  oligiste, 
offrait  un  curieux  problème  à  résoudre,  lorsque  M.  Mosander  a 
imaginé  que  le  titanale  ferreux  (FeO,TiO*),  étant  composé 
de  2  molécules  de  métal  et  de  3  molécules  d'oxygène,  comme  le 
fer  oligisle  (Fe*0'),  devait  être  isomorphe  avec  lui  et  pouvait  dès 
lors  s'y  mélanger  en  toutes  proportions,  sans  en  altérer  la  forme 
moléculaire.  Cette  idée  séduisante  se  trouve  presque  justiûée  par 
les  analyses  suivantes  : 


1 

2      • 

3 

4 

5 

Acide  titanique  . . . 

Oxure  ferreux 

—    manganeux. 
Magnésie 

Rapp. 
46,92    93 
37,86  j 

2,73    94 

l,i4) 
10,74     10,7 

Rapp. 

46,79    93 
36,61 

2,56    90 

0,82 
11,22     U 

Rapp. 

24,19     48 

19,91     44 

i>          » 

»          » 

53,01     53 

Rapp. 
22,04     44 
19,68    44 

»          » 

58,28    58 

Rnpp. 
14,16    28 
10,01  1  5. 
0,80  !  ^^ 

75,         75 

Oxure  ferrique.... 

i.  Ilménite  du   lac  llmen,   analysée  par  Kobell;  formule   : 

9'FeTi  +  Fe. 

2.  Ilménite  de  l'Ilmen;  moyenne  de  deux  analyses  par  M.  Mo- 
sander :  9FeTi  +  Fe. 

3.  Fer  titane  d'Arendal,  par  M.  Mosander;  formule  approchée  : 

FeTi  +  Fe. 

4.  Ilménite  de  Washington,  par  M.  Marignac  :  SFe'Ti  +  4Fe. 

5.  Fer  tiUné  d'Aschaffenbourg,  par  Kobell  :  Fefi  +  3Fe. 

Un  grand  nombre  d^aulres  analyses  sont  contraires  à  la  suppo- 
sition de  M.  Mosander,  qui  demande  nécessairement  que  l'oxure 
ferreux  et  l'acide  titanique  soient  en  nombre  moléculaire  égal, 
afln  de  motiver  l'isomorphisrae  du  composé  avec  l'oxure  ferrique. 
En  voici  seulement  quelques  exemples  : 


6 

7 

8 

« 

Acide  titanique. 

1  Oxure  ferreux.. 

—     ferrique. 

Rapp. 

45,40         90 
14,10         31 
40,70         41 

Rapp. 
43,73         87 
13,57         30 
42,70         43 

Râpp. 
43,21         86 
27,91         62 
28,66         29 

Râpp. 
12,67      25 
4,81       10,7 
82,49      82 

re«Ti9-f'F£ 

FeîTiOFe» 

Fe«Ti»Fe 

Fe«iVFe'« 
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6.  Uménite  du  lac  Ilmen,  par  M.  Delesse. 

7.  Fer  tilané  d'Egersund,  par  H.  Rose. 

8.  Le  même,  par  Kobell. 

9.  Fer  titane  de  ...  ,  par  Kobell. 

Chrichtonite, 

On  a  donné  ce  nom  h  un  titanate  de  fer  en  petits  rhomboèdres 
très-aigus  que  Ton  a  trouvés  adhérents  à  des  cristaux  de  quarlz, 
à  Saint-Christophe,  dans  la  vallée  d'Oisans  (Isère),  où  Ton  ren- 
contre également  le  titane  anatase.  Les  sommets  du  rhomboèdre 
sont  souvent  remplacés  par  une  troncature  perpendiculaire  à 
Taxe.  On  trouve  également  la  chrichtonite  sous  forme  de  lamelles 
hexagonales  sur  les  bords  desquelles  on  aperçoit  des  facéties 
en  biseaux  qui  appartiennent  à  des  rhomboèdres  surbaissés. 
Les  lames  sont  souvent  empilées  confusément  les  unes  sur  les 
autres. 

La  chrichtonite  est  noire,  non  magnétique;  elle  pèse  4,727; 
elle  raie  la  chaux  fluatée,  mais  non  le  verre.  Elle  est  composée, 
.  suivant  l'analyse  de  M.  Marignac,  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  titanique 52,57     X     1,985    =    103,0  i 

Oxure  ferreux 46,53     X    2,222    =    103,4  » 

—       ferrique 1,20    x     1  =1  » 

Formule  :  Fe  Ti. 

Cette  composition  montre  que  la  chrichtonite  est  un  simple 
titanate  ferreux.  J'ajoute  que  si  Ton  pouvait,  par  une  loi  de 
décroissement,  ramener  le  rhomboèdre  très-aigu  qui  la  repré- 
sente au  rhomboèdre  de  Tilménite  ou  du  fer  oligiste,  aucune 
autre  analyse  ne  prouverait  mieux  Tisomorphisme  du  titanate 
ferreux  avec  le  sesquioxyde  de  fer,  et  dans  ce  cas  Tilménite  et  la 
chrichtonite  ne  formeraient  plus  qu'une  seule  espèce. 

Fer  litanaié  octaédrique. 

Ménakanite,  isén'ne,  gallizinite^  nigiHne.  —  On  a  donné  ces  diCTérents 
noms  à  un  titanate  de  fer  d'une  composition  très-variable,  mais 
qui  paraît  toujours  cristallisé,  de  même  que  le  fer  oxydulé,  en 
octaèdre  régulier,  en  dodécaèdre  rhomboïdal,  ou  en  formes  qui 
en  sont  dérivées.  Ce  titanate  est  noir  et  doué  d'un  éclat  métalli- 
que médiocre;  il  pèse  de  4,026  à  4,89;  il  raie  légèrement  le 
verre.  Il  est  tantôt  fortement  attirable  à  l'aimant,  et  tantôt  insen- 
sible au  magnétisme.  On  le  trouve  quelquefois  en  nids,  dans  les 
roches  granitiques  {gaUizinile  de  Spessart  près  d'Aschaffenbourg, 
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en  Franconie;  nigrine  de  Bodenmais,  en  Bavière);  ou  disséminé 
dans  les  roches  ialqueuses,  comme  à  Sainl-Marcel  en  Piémont, 
ou  dans  les  calcaires  cristallisés,  comme  à  Fetlar  (Iles'Shetliuid). 
Mais  le  plus  souvent  on  le  trouve  sous  forme  de  sables  qui 
proviennent  de  la  destruction  des  roches  précédentes,  ou  ^e 
celle  des  basaltes,  trachytes  et  autres  roches  volcaniques,  comme 
au  Mont-Dore,  au  Gantai,  dans  le  Yivarais,  dans  la  vallée  de 
Menakan  en  Cornouailles,  à  Madagascar,  à  la  Guadeloupe,  etc.  Ces 
sables  ferrugineux  titanifëres  sont  quelquefois  assez  abondants 
pour  qu'on  puisse  les  exploiter  comme  minerai  de  fer.  C'est 
ainsi  qu'on  exporte  en  Angleterre  un  fer  titane  de  la  Nouvelle- 
Zélande,  en  poudre  très -fine,  qui  forme  un  des  éléments 
sablonneux  de  la  plage  sur  une  couche  de  3  mètres  d'épaisseur. 
La  composition  de  cette  substance  est  :  protoxyde  de  fer  27,53; 
sesquioxyde  (Fe^O^)  66,12;  acide  titanique  6,17. 

L'identité  de  forme  du  fer  titane  octaédrique  avec  le  fer 
oxydulé,  comparable  à  celle  de  la  chrichlonite  et  du  fer  oligiste, 
a  donné  lieu  à  une  supposition  semblable.  C'est-à-dire,  qu'on  a 
pensé  que  cette  espèce  devait  être  formée  d'un  titanate  ferreux 
bibasique  (Fe^O*,TiO^),  composé  de  M»0*  comme  le  fer  oxydulé 
Fe^O*,  isomorphe  avec  lui  et  pouvant  s'y  mélanger  en  toutes 
proportions,  sans  en  altérer  la  forme  cristalline.  Une  analyse, 
faite  par  M.  Rammelsberg,  d'un  fer  titane  magnétique  de 
Unkel,  sur  les  bords  du  Rhin,  est  à  peu  près  conforme  à  ce 
résultat. 

Rapports. 

Acide  titanique li,51     x     1,9855    =    23        f 

Oxure  ferreux 39,16    X    2,222      =87        4 

—    ferrique 48,07    x     1  =    48        2 

En  admettant  que,  dans  l'analyse,  une  certaine  quantité 
d'oxyde  ferreux  ait  été  transformée  en  oxure  ferrique,  en  en 
partageant  également  l'oxure  ferreux  entre  l'acide  titanique 
et  Tcxure  ferrique,  on  trouve  la  formule 

Fe*T-h2(FeFe), 

dans  chaque  membrane  de  laquelle  les  molécules  métalliques 
sont  à  celles  de  l'oxygène  ::  3  :  4,  ce  qui  peut  expliquer 
pourquoi  le  premier  membre  ajouté  au  second  n'en  change  pas 
la  forme  primitive.  Aucune  autre  analyse  ne  se  prêle  aussi  bien  à 
ce  résultat;  et  d'ailleurs  il  est  souvent  difficile  de  décider, 
surtout  dans  celles  qui  sont  un  peu  anciennes,  à  quel  état  d'oxyda- 
tion le  fer  doit  y  être  considéré. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Acide  titanique . . . 
Oxure  ferreux 

—  manganeux. 

—  ferrique  . . . 

84 

14 

2 

» 

58,7 
36 
5,3 

Rapp. 

50,12  100 

^9,88  111 

»        » 

»        » 

Rapp. 

48,46    96 
51,54  115 

Rapp. 
49      97 

1}  "^ 

»       » 

Rapp. 

45,25      90 

»              n 

7 

8 

9 

10 

11 

Acide  titanique. . . 
Oxure  ferreux 

—  manganeux. 

—  ferrique.... 

Rapp. 
22         44 
30 

68 
0,60 
45         45 

Rapp. 
20,41    40 
19,48  ) 

50 
(Znj3,6l) 
55,23    55 

14 

85  (FeH)*) 

0,25 

15,90 

79,60  (Fe'0\) 

2,60 

» 

12,60 
82(FeH)^1 

4,60 

)» 

i.  Nigrine  d'OhIapian  (Transylvanie),  parKIaprolh. 

2.  —      de  l'île  des  Siècles  (Bretagne),  par  M.  Berthier. 

3.  Isérine  de  Tlserwiese,  par  H.  Rose;  formule  :  Fe**Ti*^ 

4.  —     d'Egersund  (Norwége),  par  H.  Rose;  formule  :  Fe^Ti*. 

5.  Fer    titanaté  de    Bodenmais,  par  Vauquelin;    formule  : 

Fe'^Ti*. 

6.  Ménakanite,  par  Vauquelin;  formule  :  Fe'Ti*. 

Les  quatre  résultats  précédents  s'accorderaient  mieux  avec 
la  formule  supposée  de  Tilménite  qu'avec  celle  de  la  nigrine. 

7.  Fer  tilané  magnétique  de  Madagascar,  par  M.  Lassaigne; 

formule  iFe^W  +  Fea. 

8.  Fer  tilané  magnétique  cristallisé  d'Arendal,  par  M.  Mosan- 

der;  formule  :  Fe^fi*  +  Ff  ou  Ti*  +  5  (Fe,Fe). 

9.  Fer  tilané  magnétique  de  la  Baltique,  par  Klaproth. 

10.  —  de  Nieder-Menich  (bords  du  Rhin),  par 

M.  Gordier. 

Ces  trois  dernières  analyses,  et  môme  celle  d'auparavant,  sem- 
blent montrer  que  la  nigrine  peut  souvent  n'être  qu'un  simple 
mélange  de  fer  oxydulé  octaédrique  (Fe^O*)  avec  une  quantité 
variable  d'acide  titanique. 

Fer  lun|r«toAé  el  tantaUtè. 

Ces  minéraux  contenant  toujours  une  certaine  quantité  de 
tungstate  ou  de  tantalate  de  manganèse,  seront  réunis  à  la  famille 
de  ce  dernier  métal. 
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Fer  silicate. 


Il  exisle  un  grand  nombre  de  silicates  de  fer  naturels,  qui 
TarieQt  par  l'état  d'oxydation  du  fer,  par  la  proportion  relative  de 
l'acide  et  de  la  base,  par  l'état  anhydre  ou  hydraté  du  silicate, 
enfin  par  son  mélange  ou  sa  combinaison  avec  d'autres  silicates, 
tels  que  ceux  de  manganèse,  d'alumine,  de  chaux  ou  de  ma- 
gnésie. Tous  ont  la  propriété  de  laisser  de  la  silice  en  gelée 
lorsqu'on  dissout  l'oxyde  de  fer  par  un  acide.  Ceux  qui  con- 
tiennent une  forte  proportion  de  protoxyde  de  fer  ou  d'oxyde 
intermédiaire  sont  magnétiques  ;  ceux  qui  en  contiennent  peu, 
ou  qui  ne  contiennent  que  du  peroxyde,  ne  le  sont  pas.  Yoici 
ceux  de  ces  silicates  qui,  en  raison  de  la  forte  proportion  de  fer 
qu'ils  contiennent,  doivent  faire  partie  de  la  famille  minéra- 
logique  de  ce  métal  : 

1.  Chlorophœùe,  fay alite ^  eisen-silikai,  silicate  de  fer  anhydre. 

du  VésuTe.  d'Irlande, 

par  Klaproth.  par  Thomson. 

Rapports.  Rapports. 

Silice.. 29,50  52  29,60  52  1 

Oxure  ferreux 66  U7  68,73  J53j  ^ 

—    manganeux.  »  »  1.78  4) 

Potasse 0,25  »  »  »  » 

Alumine 4  6  »  »  » 

Formule  :  Fe^Si,  avec  mélange  de  silicate  d'alumine  dans  le  mi- 
néral analysé  par  Klaproth, 

2.  Chloropale,  terre  verte  d' Unghvar.  —  Substance  d'un  vert  pré, 
compacte  ou  terreuse,  fusible  au  chalumeau  en  un  verre  noir. 
L'analyse  faite  par  M.  Bernardi  a  donné  : 

Oxygène. 

Silice 45  23,37  3 

Oxure  ferreux 35,3  8,03  \ 

Magnésie 2  0,77  » 

Alumine i  »  » 

Eau 18  16  2 

• 

Formule  :  Fe  Si  +-  2Aq. 

Un  minéral,  désigné  par  Berzélius  sous  le  nom  d*hédenbergite  de 
Tunaberg^  conduit  à  la  môme  formule  : 

Oxygène. 

Silice 40,62  20,50          3 

Oxure  ferreux 32,53  7,40 

Eau 16,05  14,12 

Carbonate  de  chaux 4,93  »            » 

Oxure  de  manganèse 0,75  » 

Alumine 0,37  »            » 

G01BOCRT,  Drogues,  7«  édit.  '*'•  ï»  —   19 
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3.  Fer  hydronlicaté  de  Suderoë.  —  Minéral  transparent,  d'un 
V  ert  olive,  à  cassure  conchoïde  et  vitreuse,  très-oxydable  à  l'air  et 
y  devenant  noir.  Composition  : 

Oiygène. 

Acide  silicique 32,85  \  7,07  3 

Oxure  ferreux 21,56  MM        j 


Magnésie 3,44  1,33* 

Eau 42,15  37,17  6 

„^«js  +  6Aq. 

4.  Thraulite  de  Riddarhytta,  par  Hisinger  : 

Oxypène. 

Silice 36,30  l'8,85  6 

Oxure  ferroso-ferrique 44,39  12,53  4 

Eau 20,70  18,40  6 

Formule  :  FeSi  +^si  +  6Aq. 

^,  Ptnguit  de  Wolkenstein  dans  TErzgebirge,  par  Karsten  : 

Silice 36,9 

Oxure  ferrique 29,5 

—     ferreux 6,1 

Magnésie 0,45 

Alumine 1,80 

Oxure  manganique 0,15 

Eau 25,10 

Formule  :  Fe  Si  H-ïV'si»  -h  l5Aq. 

6-  Thraulite  de  BodenmaiSj  par  Kobell  : 

Silice 31,28  16,24  5 

Oxure  ferrique 33,90  10,39  3 

—     ferreux 15,22  3,46  1 

Eau 19,12  «6,99  5 

3FeSÎ  +  Fe»*Si«+  15Aq. 

7.  Anthosidérùe.  —  Minéral  de  la  province  de  Minas-Geraès, 
sous  forme  de  filaments  déliés  d'un  brun  d'ocre.  L'analyse  faite 
par  M.  Schedermann  adonné  : 

Silice '. . .     66,08        3  moléc. 

Oxure  ferrique 34,99        1 

Eau 3,59        1 

Formule  :  FeSi*  +  Aq, 

8.  Nontronùe.  —  Substance  jaune  de  paille,  onclueuse,  tendre, 
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à  cassure  inégale  et  mate.  Donnant  de  l'eau  à  la  calcînation 
et  prenant  une  couleur  rouge.  Soluble  dans  l'acide  chloihydrique 
avec  précipité  de  silice  gélatineuse,  etc.  Trouvée  en  petits  rognons 
au  milieu  des  amas  de  bioxyde  de  manganèse,  à  Saint-Pardoux 
(Dordogne).  Moyenne  de  quatre  analyses  : 

Rapports  moléculaires. 

Silice 41,47  72        2 

Oxurejerrique 33,04  34) 

Alumine 2,72  «       ^j 

Magnésie 1,12  4       » 

Eau 20,47  182        5 

Fe  j   si*  4-  5Aq. 
il' 

9.  Hisingérite  de  GiUinge^  en  Sudermanie.  —  Substance  lamel- 
leuse  noirâtre,  tendre,  à  poussière  verdâtre.  Fusible  au  chalu- 
meau en  scorie  noire;  pesant  spéciGquement  3,04.  Analyse  par 
Hisinger  : 

Oxvgènc. 

Silice 27,50  1*4,28  \o 

Oxure  ferrique 51,50  15,79  18 

Alumine /...  5,50          2,57  3 

Oxure  manganique...  0,77  0,17  » 

Eau il,75  10,44'  12 

Formule  :  A[Si*  -h  3Fe^*Si  +  12Aq. 

ou  bien  5Fe'  Si  -f-  Fe  Al  -h  12Aq. 

10.  Granurùe  de  Meyenberg.  —  Substance  en  petites  lamelles 
fibreuses,  vertes,  d'un  aspect  gras.  Les  acides  la  décomposent, 
mais  avec  difOcuIté.  Elle  a  donné  à  M.  Bergemann  (I)  : 

Silice.  ; 38,39 

Sesquioxyde  ferrique 25,46 

Alumine 6,87 

Proloxyde  de  fer 2,80 

Cbaux 0,56 

Manganèse  (oxyde) 0,07 

Magnésie 0,75 

Potasse 1,14 

Eau % 23,36 


100,00 


11.  Chamoisite.  —  Substance  compacte  ou  oolitique,  d'un  gris 
verdâtre,  magnétique,  pesant  3  à  3,4.  Donnant  de  Feau  et  deve- 

(1)  Bergemann,  Ann.  mid.,  5*  série,  XV,  186. 
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nant  noire  et  plus  magnéliqae  par  l'action  de  la  chaleur,  dans  un 
tube  fermé.  Analyse  par  Berlhier  : 

Oxygène. 

Silice 14,3  7,42  6 

Alumine 7,8  3,64  3 

Protoxyde  de  fer 60,5  1 3,70  \  2 

Eau 17,4  15,50  12 

2Fe»Si  +Fe«Al-hUAq. 
t 

12.  Bet^thiMne.  ^Substance  d'un  gris  bleuâtre  ou  olivâtre;  at- 
taquable par  une  pointe  d'acier  ;  magnétique.  Se  trouve  en  petits 
grains  mêlés  à  ceux  de  l'hydrate  ferrique  ou  du  carbonate  de  fer, 
qui  constituent  principalement  les  minerais  de  Champagne,  de 
Bourgogne  et  de  Lorraine.  La  matière,  supposée  pure,  est  formée  de 

Oxygène. 

Silice 12,4  6,45  6 

Oxure  ferreux 74,7  17  15 

Alumine 7,8  3,65  3 

Eau 5,1  4,50  3 

2Fe«sl-f  Fe'Al  +  3Aq. 

13.  Cronstediite^  chloromélane,  —  Substance  noire,  à  poussière 
verte,  en  petits  prismes  à  six  pans,  ou  en  petites  masses  fibreuses. 
Pesanteur  spécifique  3,348. 

Oiygène. 

Silice 22,45  11,7  6 

0.xure  de  fer 58,85  13,4    1  _ 

—      de  manganèse..  2,8.S  0,631 

Magnésie ; 5,08  1,96  1 

Eau 10,70  9,51  5 

Fe      7Si  +  Mg  si  +  5Aq.  =  (Fe**si  +  Mg  Si)  +  5Fe  Aq. 
.Mn 

44.  llvaïte^  yénite^  liévvite,  fer  calcaréo-siltceux.  —  Substance 
noire,  pesant  3,82  à  4,05,  rayant  le  verre,  rayée  par  le  quartz,  cris- 
tallisant en  prismes  droits  rhomboïdaux  d'environ  ill*,5  et  68**,5. 
On  la  trouve  à  Tîle  d'Elbe,  dans  les  roches  micacées  chloriteuses 
ettalqueuses;  à  Skeen,  en  Norwége;  au  Groenland,  etc.  Elle  pa- 
rait composée,  d'après  les  analyses  de  M.  Rammelsberg,  de 

Oxygène. 

Silice 4  moléc.  2*8»98 

Oxure  ferreux 6  33,06 

—     ferrique 2  24,56 

aiaux 3  13,40 


Ca'Si 
2Fc'Si 


Ca'Si  )      ...... 

.     ...     -h  Fe  Si. 

Fc'Si  ) 
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Extraction  du  fer. 

De  toutes  les  mines  de  fer,  on  n'exploite,  dans  la  vue  d'en  re- 
tirer le  mêlai,  que  les  oxydes  et  le  carbonate,  parce  qu'elles  sont 
les  plus  aisées  à  traiter  et  qu'elles  suflisenl  à  la  consommation; 
de  plus,  les  oxydes,  qui  se  trouvent  presque  partout,  fournissent 
plus  de  fer  que  le  carbonate,  qui  est  beaucoup  plus  rare. 

Eq  général,  pour  extraire  le  fer,  on  bocarde  la  mine,  et  on  la 
lave  pour  en  séparer  l'excès  des  matières  terreuses  ou  de  la  gangue ^ 
surtout  lorsqu'on  opère  sur  les  mines  de  fer  limoneuses  ;  mais  il 
faut  laisser  une  partie  de  cette  gangue  qui  facilite  beaucoup  la 
fusion  de  l'oxyde  de  fer,  et  môme,  comme  il  est  nécessaire,  pour 
<|ue  cette  fusion  s'opère  bien,  que  le  fondant  soit  composé  de  cer- 
taines proportions  de  craie  et  d'argile,  d'après  un  premier  essai,  on 
ajoute  à  la  mine  bocardée  et  lavée  celle  de  ces  deux  substances  qui 
parait  ne  pas  y  être  en  proportion  suffisante.  Quelquefois  la  mine 
de  fer  oxydé  contient  du  soufre  et  de  l'arsenic;  alors  on  la  grille 
avant  d'y  ajouter  le  fondant  :  lorsque  la  mine  est  convenablement 
préparée,  on  procède  à  la  fonte. 

Le  fourneau  qui  sert  à  cette  opération  a  de  10  à  13  mètres  debau- 
teur,  et  se  nomme,  à  cause  de  cela,  haut  fourneau  {fig.  145).  11  a 
dans  son  intérieur  la  forme  de  deux  cônes  tronqués  appuyés  base 
à  base,  et  de  telle  manière  que  sa  plus  grande  largeur  se  trouve 
être  au  tiers  de  sa  hauteur  environ;  il  est  ouvert  par  le  haut,  et 
l'ouverture,  que  l'on  nomme  gueulard^  sert  à  le.  charger  ;  il  est 
terminé  inférieurement  par  un  creuset  en  briques  réfractaires, 
dans  lequel  doit  se  rassembler  la  fonte.  On  remplit  ce  fourneau, 
jusqu'au  tiers,  de  charbon  ou  de  houille  épurée,  dont  on  active 
la  combustion  au  moyen  d'énormes  soufflets,  ou  d'autres  puissants 
appareils  de  ventilation  ;  bientôt  après  on  y  ajoute  par  pelletées 
et  alternativement  de  la  mine  préparée  et  du  charbon  ;  on  en 
remplit  le  fourneau  et  on  l'entretient  dans  cet  état  en  y  versant  de 
nouvelles  matières  à  mesure  que  celles  qui  s'y  trouvent  descen- 
dent, par  suite  de  la  combustion  et  de  la  fusion  qui  s'opèrent, 
dans  la  partie  soumise  À  l'action  des  soufflets. 

Voici  ce  qui  se  passe  dans  cette  opération  :  l'acide  carbonique 
de  la  craie  se  dégage;  la  chaux  se  combine  à  la  silice  et  à  l'alu- 
mine qui  composent  l'argile,  les  fond  et  détermine  aussi  la  fusion 
d'une  certaine  quantité  d'oxyde  de  fer.  Mais  la  plus  grande  partie 
de  celui-ci  est  réduite  à  l'état  métallique,  soit  par  l'oxyde  de  car- 
bone qui  provient  de  l'action  du  charbon  sur  l'acide  carbonique 
de  la  craie,  soit  par  celui  qui  se  forme  directement  par  la  com- 
bustion incomplète  du  charbon.  Cet  oxyde  de  carbone  repasse 
ainsi  à  l'état  d'acide  carbonique,  est  réduit  de  nouveau  à  l'état 

Digitized  by  VjOOQ IC 


294 


FAMILLE  DU   FER. 


d'oxyde  de  carbone  par  le  contact  du  charbon^  et  peut  ainsi  servir 
à  plusieurs  réductions  successives  du  minerai,  avant  de  s'échapper 
par  l'ouverture  supérieure  du  fourneau.  Cependant  rien  n'empê- 


Fig.  1  (5.  —  Coupe  d'un  haut  fuurneau  parallèlement  aux  tuyères  *. 

*A,ft>ndaUoD8;  C,  embrasure  de  la  tyrope;  D,  muraillement;  F,  intarTalle  rempli  de  fng- 
ments  de  briques;  G, plate-forme;  H,  creuset  ;  1,  ouvrage  ;  K,  étalages  ;  L,  cute  ;  M,  gueu- 
lard ;  N,  cheminée  du  gueulard  ;  0,  tuyaux  de  la  machine  soufflante  ;  P,  buse. 

che  de  croire,  comme  on  le  pensait  autrefois,  que  la  réduction 
du  métal  s'opère  aussi  par  le  contact  direct  de  l'oxyde  de  fer 
fondu  et  du  charbon.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  fer  et  le  verre  qui  pro- 
vient de  la  fusion  des  terres,  coulent  vers  le  creuset  et  le  rem- 
plissent; mais  ce  verre,  que  l'on  nomme  laitier^  étant  plus  léger 
que  le  fer,  reste  à  sa  surface  et  s'écoule  par  une  ouverture  prati- 
quée au  haut  du  creuset.  Lorsqu'on  juge  que  celui-ci  est  plein 
de  fer,  on  débouche  un  second  trou  percé  au  fond  et  bouché  mo- 
mentanément avec  de  l'argile,  et  l'on  reçoit  le  métal  dans  une 
rainure  creusée  dans  le  sable.  Pendant  le  temps  que  le  fer  coule, 
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on  cesse  de  souffler  el  de  charger  le  fourneau;  mais  cela  dure  à 
peine  un  quart  d'heure,  l'on  recommence  de  suite  Topera- 
lion. 

Le  métal  obtenu  par  celte  opération  se  nomme  fonte  ;  ce  n'est 
pas  du  fer  proprement  dit,  c'est  plutôt  un  carbure  de  fer  mélangé 
d'oxyde  de  fer,  de  laitier  et  de  charbon  non  combiné;  quelquefois 
même  on  y  trouve  du  phosphore,  du  chrome  et  du  cuivre. 

La  fonte  varie  en  couleur,  en  dureté  et  en  bonté,  suivant  la 
nature  de  la  mine  el  le  soin  qu'on  a  apporté  à  l'opération.  En 
général,  la  fonte  la  plus  pâle,  qu'on  nomme  fonte  blanche^  est  la 
moins  estimée;  elle  contient  plus  d'oxygène  et  moins  de  carbone 
que  les  autres.  On  distingue  aussi  la  fonte  grise^  qui  est  plus  es- 
timée, et  la  fonte  noire^  qu'un  excès  de  carbone  rend  peu  propre 
à  plusieurs  usages. 

Pour  affiner  la  fonte,  ou  la  convertir  en  fer  malléable,  on  eni- 
ploîe  plusieurs  procédés,  dont  le  plus  ancien,  qui  est  encore  usité, 
consiste  à  se  servir  d'un  autre  fourneau  qui  n'est,  à  vrai  dire, 
qu'un  grand  creuset  que  l'on  remplit  de  charbon,  et  vers  la  sur- 
face duquel  on  dirige  le  vent  de  deux  soufflets.  On  place  au  mi- 
lieu de  ce  charbon  embrasé  l'extrémité  d'un  de  ces  gros  lingots 
(le  fonte  nommés  gueuses,  et  on  l'y  pousse  à  mesure  qu'elle  fond  : 
la  matière  fondue  se  rassemble  au  fond  du  creuset,  et  bientôt  le 
remplit  en  partie. 

Mais  le  vent  des  soufflets  étant  dirigé  sur  le  métal,  le  charbon 
qui  s'y  trouvait  combiné  ou  mêlé  brûle,  et  avec  lui  une  certaine 
quantité  de  fer;  et  comme  l'oxyde  de  fer  qui  se  forme  est  plus 
fusible,  que  le  métal  lui-môme,  il  en  résulte  une  matière  presque 
fluide  tenant  comme  suspendu  un  corps  beaucoup  plus  dur  qui  est 
le  fer;  alors  un  ouvrier  remue  la  matière  avec  une  barre  de  fer 
qu'il  plonge  partout,  pour  rassembler  autour  el  fixer  le  fer  métal- 
lique; et  lorsqu'il  en  a  ramassé  une  masse  de  trente  à  trente-cinq 
kilogrammes,  il  la  soulève  et  la  fait  glisser  sur  un  plan  incliné, 
jusque  vers  une  grosse  enclume  où  un  lourd  marteau,  dit  mar- 
tinei^  la  bat,  en  rapproche  les  molécules,  et  en  expulse  la  fonte 
interposée.  Lorsque  la  masse  est  déjà  bien  formée  et  consistante, 
l'ouvrier  la  reporte  au  feu,  la  fait  rougir  de  nouveau  et  la  remet 
sur  l'enclume,  où  alors  elle  se  trouve  frappée  si  vivement  (le  mar- 
tinet, qui  pèse  environ  450  kilogrammes,  tombe  deux  fois  en  une 
seconde),  qu'il  a  le  temps  d'en  former  une  partie  en  une  barre 
plate  et  rectangulaire,  qu'il  achève  enfin  après  avoir  encore  reporté 
au  feu  l'extrémité  non  forgée. 

Propriétés.  —  Voici  les  propriétés  du  fer  tel  qu'on  peut  l'obtenir, 
car  il  n'est  jamais  exactement  pur,  par  la  raison  qu'on  ne  peut 
faire  autrement  que  d'employer  le  charbon  pour  le  fondre  et  le 
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travailler,  et  qu'il  absorbe  toujours  une  cerlaine  quantité  de  ce 
corps  combustible. 

Le  fer  est  d'un  blanc  gris  très-éclatant  ;  lorsqu'il  est  poli,  c'est 
le  plus  dur,  le  plus  élastique,  le  plus  tenace  et  peut-être  le  plus 
ductile  de  tous  les  métaux  ductiles;  cependant  il  se  lamine  diffi- 
cilement; il  pèse  7,78;  un  fil  de  fer  d'un  dixième  de  pouce 
de  diamètre  (0",0027)  supporte  un  poids  de  500  livi^  avant  que 
de  se  rompre. 

Le  fer  a  une  saveur  très- marquée;  il  a  aussi  une  odeur  parti- 
culière qui  se  développe  par  le  frottement  des  mains  ;  il  est  atti- 
rable  à  l'aimant,  qui  n'est,  comme  je  l'ai  dit,  qu'une  mine  de  fer 
oxydulé,  et  il  est  susceptible  de  devenir  aimaut  lui-même,  soit 
par  le  frottement  d'un  autre  aimant^  soit  spontanément,  lorsqu'il 
se  trouve  placé  dans  quelques  circonstances  particulières.  Le  fer 
n'est  pas  le  seul  métal  qui  jouisse  de  ces  propriétés  :  le  nickel  et 
le  cobalt  les  possèdent  également^  quoique  dans  un  moindre 
degré. 

Le  fer  est  un  des  métaux  les  moins  fusibles,  car  sa  fusion  n'a 
lieu  qu'au-dessus  du  i50*  degré  du  pyromètre  de  Wedgwood, 

Le  fer  se  combine  avec  presque  tous  les  corps  simples  non  mé- 
talliques :  les  plus  importants  de  ses  composés  avec  ces  corps 
sont  ceux  qu'il  forme  avec  l'oxygène  et  le  carbone. 

Indépendamment  de  la  fonte  dont  nous  avons  parlé  plus  baut, 
l'acier  est  encore  une  combinaison  de  fer  et  de  carbone,  mais  qui 
ne  contient  guère  que  0,0i  de  ce  dernier  ;  il  est  plus  dur  que  le 
fer,  très-ductile,  très-malléable,  sans  saveur  ni  odeur,  moins  pe- 
sant que  le  fer,  et  susceptible  d'un  poli  parfait.  Il  se  distingue 
surtout  du  fer  par  la  propriété  suivante  :  que  l'on  fasse  rougir 
une  barre  de  fer  et  une  d'acier,  et  qu'on  les  laisse  refroidir  lente- 
ment, elles  conserveront  leurs  propriétés  primitives;  mais  qu'on 
les  fasse  rougir  et  qu'on  les  plonge  dans  l'eau  froide,  le  fer  con- 
servera sensiblement  les  mêmes  propriétés,  tandis  que  l'acier  en 
acquerra  de  nouvelles  :  il  deviendra  plus  dur,  moins  dense,  plus 
élastique,  moins  ductile  et  d'un  grain  plus  lin  qu'auparavant.  On 
le  nomme  alors  ader  trempé,  et  il  sert,  comme  on  le  sait,  à  fabri- 
quer toutes  sortes  d'instruments  tranchants  et  autres. 

Dissolutions,  —  Le  fer  en  dissolution  est  facile  à  reconnaître, 
quoique  la  couleur  des  précipités  qu'y  forment  les  réactifs  varie 
selon  le  degré  d'oxydation  du  métal.  Lorsqu'il  est  au  minimum 
d'oxydation,  il  forme  avec  les  alcalis  un  précipité  blanc  qui  passe 
de  suite  au  vert  par  le  contact  de  l'air,  ensuite  au  vert  noirâtre, 
enfin  au  rouge.  Il  forme  avec  le  cyanure  ferroso-potassique  on 
précipité  blanc  passant  au  bleu  par  le  contact  de  l'air.  Il  préci- 
pite immédiatement  en  bleu  par  le  cyanure  ferrico-potassique  ; 
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il  De  précipite  pas  par  la  noix  de  galle,  mais  la  liqueur  se  colore 
à  Tair  en  bleu  violet. 

Le  fer  au  médium  d'oxydation  précipite  en  vert  noirâtre  par  les 
alcalis,  en  bleu  céleste  par  le  cyanure  ferroso-polassique,  en  bleu 
foncé  par  la  noix  de  galle. 

Le  fer  au  maximum  précipite  en  rouge  un  peu  orangé  par  les 
alcalis,  en  bleu  foncé  par  le  cyanure  ferroso-potassique,  en  noir 
par  la  noix  de  galle.  Il  n'est  pas  précipité  par  le  cyanure  ferrico- 
potassique. 

Usages.  —  Les  usages  du  fer  dans  les  arls  sont  trop  connus  pour 
qu'il  soit  nécessaire  de  les  rappeler  ici.  En  pharmacie,  on  en  pré- 
pare une  poudre  par  porphyrisation,  de  l'oxyde  noir  intermé- 
diaire nommé  éthiops  martial,  de  l'oxyde  rouge  anhydre  et  hydraté, 
des  chlorures,  des  cilrates,  des  tartrates,  etc. 


FAMILLE  DU  MANGANESE. 

On  emploie,  depuis  très-longtemps,  dans  la  fabrication  du  verre 
et  des  émaux,  une  substance  noire  et  métalloïde,  que  sa  ressem- 
blance extérieure  avec  quelques  mines  de  fer  magnétique  avait  fait 
nommer  magnesûxnigra  ou  magnésie  noire.  Mais  la  nature  en  était 
encore  inconnue,  lorsque  Scheele  la  décrivit  comme  un  oxyde 
métallique  particulier.  Gahn  parvint  ensuite  à  en  extraire  le  métal. 
Le  manganèse,  tel  qu'on  peut  Toblenir  en  réduisant  son  oxyde 
par  le  charbon,  et  très- probablement  carburé  comme  le  fer,  est 
un  métal  blanc,  un  peu  gris,  cassant,  et  tellement  dur  qu'il  raie 
l'acier  trempé.  Il  pèse  8,03  et  est  plus  difficile  à  fondre  que  le  fer. 
11  s'oxyde  à  l'air  et  ne  peut  se  conserver  que  sous  le  naphte  ;  il 
décompose  l'eau,  même  à  la  température  moyenne  de  l'air,  et  se 
rapproche  beaucoup  des  métaux  terreux  et  alcalins  par  sa  forte 
affinité  pour  l'oxygène  :  aussi  se  trouve-t-il  placé  presque  immé- 
diatement avant  eux,  dans  l'ordre  naturel  que  nous  avons  adopté. 
Le  manganèse  se  combine  en  six  proportions  avec  l'oxygène, 
et,  comme  la  distinction  précise  de  ses  oxydes  est  nécessaire 
pour  bien  comprendre  les  propriétés  de  ceux  qui  se  trouvent 
dans  la  nature,  nous  allons  en  dire  quelques  mots. 

!•  Protoxyde  de  manganèse  ou  oxure  manganeux,  —  Est  blanc  à 
l'état  d'hydrate,  et  vert  lorsqu'il  est  anhydre:  obtenu  en  faisant 
agir  l'hydrogène  sur  les  autres  oxydes.  Il  contient  1  molécule 
d'oxygène  et  i  molécule  de  métal,  ou  MnO. 

2®  Oxyde  rouge  de  manganèse  ou  oxure  manganoso-manganique.  — 
Est  d'un  rouge  noirâtre  en  masse,  et  d'un  rouge  de  colcothar  en 
poudre;  obtenu  par  la  calcination  du  bioxyde  de  manganèse  à 
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une  très-forle  chaleur.  Il  est  formé  de  MnO  -f  MnH)^  =  Mn»0*. 
Il  répond  à  Téthiops  martial  ou  fer  oxydulé  des  minéralogistes. 

3®  Sesquioxyde  de  manganèse  ou  oxure  manganique = Mn*0^.  — 11 
répond  au  sesquioxyde  de  fer  ;  il  est  brun-noirâtre,  et  se  produit 
en  chauffant  le  bioxyde  au  rouge;  mais  lui-même  se  décompose 
au  rouge  blanc,  et  se  transforme  en  oxure  manganoso-mangani- 
que,  qui  est  la  plus  forte  réduction  que  la  chaleur  seule  puisse 
faire  éprouver  aux  oxydes  supérieurs  de  manganèse. 

4**  Bioxyde  de  manganèse,  sur-oxure  manganique,  peroxyde  de  man- 
ganèse de  beaucoup  de  chimistes,  oxyde  noir  de  manganèse  dix  com- 
merce. —  C'est  le  plus  important  des  oxydes  du  manganèse,  par 
ses  nombreux  usages  dans  les  arts  chimiques;  il  existe  en  abon- 
dance dans  la  nature;  il  est  noir  et  donne  une  poudre  noire;  à  la 
chaleur  rouge,  il  se  décompose  d'abord  en  sesquioxyde,  puis  en 
oxyde  manganoso-manganique.  L'acide  chlorhydrique  concentré 
le  dissout  à  froid,  en  le  ramenant  à  l'état  de  sesqui-oxyde,  déga- 
geant du  chlore,  et  formant  un  dissoluté  d'un  rouge  de  sang  foncé. 
Par  l'action  de  la  chaleur,  la  réduction  de  l'oxyde  continue,  il  se 
dégage  de  nouveau  du  chlore  et  la  liqueur  devient  entièrement 
incolore.  Alors  elle  contient  du  proto-chlorhydrate  et  du  proto- 
chlorure de  manganèse,  et  précipite  en  blanc  par  les  alcalis.  Mais 
le  précipité  se  colore  très-promplement  en  absorbant  l'oxygène 
de  l'air. 

Après  le  bioxyde  de  manganèse,  on  connaît  encore  deux  degrés 
d'oxygénation  plus  élevés,  qui  ont  reçu  les  noms  d'acide  mangani- 
que et  d'acide  oxymanganique.  Le  premier  parait  formé  de  MnO'. 
On  lui  donne  naissance  en  fondant  dans  un  creuset,  à  l'air 
libre,  le  bioxyde  de  manganèse  avec  de  la  potasse  caustique. 
L'oxyde  absorbe  l'oxygène  et  constitue  du  manganate  de  potasse 
vert,  lequel,  dissous  dans  l'eau,  passe  au  violet,  puis  au  rouge,  et 
finit  par  devenir  incolore  :  de  là  le  nom  de  caméléon  minéral. 

L'acide  oxymanganique  se  forme  lorsqu'on  décompose  le  ca- 
méléon vert  par  l'acide  sulfurique.  Il  est  volatil,  et  donne  une 
vapeur  violette  ;  il  paraît  formé  de  Mn*0^. 

Ces  détails  préliminaires  étaient  utiles  pour  comprendre  les 
propriétés  des  composés  naturels  du  manganèse,  qui  vont  main- 
tenant nous  occuper. 

Le  manganèse  se  trouve  sous  sept  états  principaux  dans  la  terre: 
sulfuré,  oxydé j  phosphaté,  tungstaté,  tantalaté,  carbonate,  silicate, 

Mmngmn^e  sulfuré. 

Minéral  noirâtre,  d'un  aspect  terne  et  terreux,  mais  acquérant 
un  peu  d'éclat  par  l'action  de  la  lime.  Sa  poudre  est  d'un  vert 
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obscur.  Il  est  facile  à  entamer  avec  le  couteau;  mais  il  s'égrène 
et  ne  se  coupe  pas.  Il  dégage  de  l'acide  sulfureux  au  chalumeau  et 
ne  s'y  fond  pas.  Chauffé  avec  un  alcali,  il  le  colore  en  vert  foncé. 
L'acide  sulfurique  en  dégage  du  sulQdd  hydrique  ;  la  liqueur* pré- 
cipite en  blanc  par  les  alcalis  et  par  le  cyanure  ferroso-potassi- 
qae.  Analyse  par  Arfwedson  : 

Soufre 37,90  1  molécule  =  36,77 

Manganèse 61, iO  1  —      =63,23 

Trouvé  à  Nagyag,  où  il  accompagne  le  manganèse  carbonate  rose, 
qui  sert  de  gangue  à  Tor  tellure.  Il  existe  aussi  dans  le  Gornouailles 
et  au  Mexique. 

Un  bisulfure  de  manganèse,  répondant  à  la  formule  MnS'^  a  été 
trouvé  dans  une  mine  de  soufre  à  Kalnika,  en  Hongrie.  Il  est  en 
cristaux  du  système  régulier.  Sa  dureté  est  celle  du  spath  fluor  ; 
sa  densité  égale  3,463.  On  lui  a  donné  le  nom  de  hauérite. 

Manin^nèBe  oxydé. 

La  détermination  des  oxydes  de  manganèse  naturels  est  diffi- 
cile à  établir,  parce  qu'il  en  existe  trois  qui  sont  souvent  mélan- 
gés ensemble,  et  qui,  de  plus,  sont  presque  toujours  hydratés  ou 
combinés  à  de  la  baryte,  de  la  silice,  de  l'oxyde  de  fer,  etc. 

Ce  que  j'ai  dit  delà  grande  tendance  du  protoxyde  de  manga- 
nèse à  s'oxygéaer  doit  faire  comprendre  qu'il  ne  peut  pas  exister 
dans  la  terre;  mais  l'oxure  manganoso-manganique  (Mn'O*) 
existe  presque  pur  dans  un  minéral  qui  a  reçu  le  nom  à*hausma' 
nile^  lequel  est  formé,  d'après  l'analyse  de.Turner,  de  : 

Oxure  manganoso-manganique 98,09 

Oxygène  en  excès 0,5i 

Baryte 0,  i  1 

Eau 0,44 

Silice 0,34 

99,19 

L'oxure  manganoso-manganique  est  noir-brunâtre,  à  poussière 
d'un  rouge  brun.  Il  cristallise  en  octaèdres  aigus  à:  base  carrée, 
ou  en  petites  houppes  composées  de  fibres  divergentes  très-fra- 
giles; on  le  trouve  aussi  en  petites  masses  lamellaires  ou  en 
petites  masses  friables,  d'un  rouge  violet.  Il  pèse  4,3  à  4,7  ;  il 
raye  la  chaux  phosphatée  et  est  rayé  par  le  feldspath.  Il  est  in- 
fusible au  chalumeau  et  donne  un  verre  violet  avec  le  borax.  Il  est 
très-rare,  bien  qu'il  existe  probablement  dans  plusieurs  mines 
de  manganèse;   mais  on  n'est  encore  bien  certain  de  l'avoir 
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trouvé  qu'à  Ihlefeld,  au  Harz,  mêlé  à  Toxure  manganique.  11  ne 
peut  servir  à  la  préparation  de  l'oxygène  par  le  feu.  Traité  par 
l'<acide  chlorhydrique,  il  ne  dégage  que  4/^  ^^  ^^  quantité  de 
chlore  fournie  par  le  peroxyde. 

Nous  arrivons  à  Voxure  manganique  (MnW),  que  l'on  trouve  an- 
hydre et  hydraté.  Sous  le  premier  état,  les  minéralogistes  lui  don- 
nent le  nom  de  braunite,  et,  sous  le  second,  celui  à*acerdèse.  Je 
crois  vraiment  que  la  minéralogie  deviendrait  plus  facile  et  plus 
agréable  à  étudier,  si  au  lieu  de  reculer  ainsi  jusqu'aux  noms 
insignifiants  ou  mystiques  des  alchimistes,  on  revenait  aux  prin- 
cipes de  Lavoisier,  de  Guyton,  de  Haiiy,  et  des  autres  hommes 
qui  ont  tant  illustré  les  sciences  chimiques  à  la  fin  du  siècle  der- 
nier, et  si  l'on  disait  : 

Manganèse  sulfuré  au  lieu  de  Alabandine, 

—  oxydulé  —        Hausmanile, 

—  scsquioxydé  —        Braunite, 

—  oxydé  hydraté  —       Acerdèse, 

—  bioxydé  —        Pyrolusile, 

—  oxydé  barylirôrc        —        Psilomélane, 

—  —     ferrifère  —        Newkirkite,  e(c. 

MAB|r*iièse   •«•«iilozyilé. 

Cet  oxyde  est  d'un  noir-brun,  médiocrement  éclatant  et  à  pous- 
sière brune.  Il  pèse  de  4,75  à  4,8i;  il  est  fragile,  mais  assez  dur 
pour  rayer  le  feldspath.  Sa  forme  la  plus  habituelle  est  celle  d'un 
oclaèdre  presque  régulier,  dont  les  angles  dièdres  sont  de  109"*  53' 
et  108''  39^.  On  le  trouve  également  sous  forme  d'octaèdre  très- 
aigu,  soit  simple,  soit  terminé  par  un  pointement  obtus  appar- 
tenant à  l'octaèdre  précédent,  en  trapézoèdre  allongé,  etc. 

Le  manganèse  sesquioxydé  est  rarement  exempt  d'un  peu 
d'eau,  qu'il  perd  à  la  chaleur  ;  h  une  chaleur  plus  forte,  il  perd 
3  pour  100  d'oxygène  et  se  change  en  oxure  manganoso- manga- 
nique; il  est  infusible  au  chalumeau,  et,  de  même  que  tous  les 
oxydes  de  manganèse,  il  donne,  avec  le  borax,  un  verre  limpide 
et  incolore  au  feu  de  réduction,  et  d'un  violet  foncé  au  feu  d'oxy- 
dation. L'acide  chlorhydrique  concentré  le  dissout  complète- 
ment, avec  dégagement  de  la  moitié  de  chlore  que  produirait  le 
bioxyde.  L'analyse  de  cristaux  provenant  d'Elgersburg  (Saxe-Co- 
bourg)  a  donné  à  M.  Turner  : 

Sesquioxure  de  manganèse....  96,70 

Baryte 2,26 

Eau 0,95 

Silice traces. 
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On  a  admis  pendant  quelque  temps,  comme  formanl  un  sili- 
cate particulier  de  manganèse^  et  sous  le  nom  de  marceliney  un 
minéral  trouvé  à  Saint-Marcel,  en  Piémont,  qui  présente  les 
mêmes  formes  cristallines  que  la  braunile,  mais  qui  contient  de 
6  à  26  pour  iOO  de  silice.  On  admet  aujourd'hui  que  la  marceline 
est  un  simple  mélange  de  sesquioxyde  de  manganèse  et  de  silicate 
manganeux. 

Cet  hydrate  cristallise  en  prisme  droit  rhomboïdal  de  99**  49'  et 
80^  2(y.  Mais  ses  cristaux  les  plus  ordinaires  sont  hexaédriques  ou 
cannelés,  par  l'addition  de  facettes  latérales.  Il  est  d'un  gris  de 
fer  et  très-éclatant  ;  il  pèse  4,328,  est  assez  dur  pour  rayer  la 
chaux  carbonatée,  et  fournit  beaucoup  d'eau  à  la  distillation.  11 
donne  une  poudre  brune.  Cette  substance  cristallisée  est  un 
hydrate  manganique  parfaitement  pur,  ainsi  qu'il  résulte  de 
l'analyse  d'Arfwedson  faite  sur  des  cristaux  d'UndnaSs,  en 
Suède,  et  de  celles  de  Gmelin  et  de  Turner  faites  avec  l'hydrate 
cristallisé  d'ihlefeld,  au  Harz. 

Sesquioxurc  de  manganèse 89,9        i  molécule. 

Eau 10,1        1 

Formule  :  Mn*0»  +  H»0. 

Le  manganèse  hydraté  se  trouve  aussi  très-souvent  sous  forme 
mamelonnée,  stalactilique,  dcndritique  ou  terreuse;  il  est  alors 
tendre^  noirâtre,  tachant  les  doigts  et  le  papier,  mais  toujours 
impur  et  plus  ou  moins  mélangé  de  bioxyde  de  manganèse, 
d'oxyde  de  fer  hydraté,  d'argile,  etc. 

Le  manganèse  oxydé  hydraté  est  très-conimun  ;  mais  il  a  été 
longtemps  méconnu  et  pris  pour  du  bioxyde,  dont  il  est  essentiel 
de  le  distinguer,  si  Ton  veut  éviter  des  mécomptes  dans  la  fabri- 
cation du  chlore  et  des  chlorures  d'oxydes. 

Mani^asèse    biozjdé. 

Oxyde  noir  de  manganèse,  pyrolusite.  —  Cet  oxyde  cristallise  en 
prisme  droit  rhomboïdal  de  93«  40'  et  86*  20'  ;  mais  il  se  présente 
le  plus  ordinairement  en  masses  composées  d'aiguilles  grossières, 
dirigées  obliquement  dans  tous  les  sens,  ou  en  masses  amorphes 
et  métalloïdes.  Il  pèse  de  4,82  à  4,94.  Il  est  moins  dur  que  le 
manganèse  hydraté  et  raie  à  peine  la  chaux  carbonatée;  peut- 
être  même  ne  la  raie-t-il  que  lorsqu'il  est  mélangé  d'hydrate.  Il  a 
une  couleur  plus  foncée  que  celui-ci  et  donne  une  poudre  noire. 
Il  est  infusible  au  chalumeau  et  se  dissout  dans  le  borax,  avec  un 
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vif  dégagement  d'oxygène  et  en  formant  un  verre  violet.  11  est 
composé  de  63,36  de  manganèse  et  de  36,64  d'oxygène,  dont  il 
peut  perdre  le  tiers,  ou  1^,21,  par  Taction  d*une  forte  chaleur; 
mais  il  n'est  jamais  pur  dans  la  nature.  Le  plus  pur,  provenant 
du  Devonshire,  a  donné  à  Turner  : 

Bioxurede  manganèse 97,84 

Baryte 0,53 

Eau ^ 1,^2 

Silice 0,5i 

Le  manganèse  bioxydé  le  plus  estimé  dans  le  commerce  vient 
surtout  du  Harz,  groupe  de  montagnes  situé  en  Allemagne,  entre 
les  villes  de  Brunswick,  de  Gottingue  et  d*Erfurt.  Il  donne  tou- 
jours un  peu  d'eau  à  la  calcination,  et  forme  avec  l'acide  chlorhy- 
drique  un  dissoluté  vert  qui  contient,  outre  le  manganèse,  du  fer, 
du  cuivre  et  de  la  baryte.  Il  laisse  un  résidu  assez  abondant  com- 
posé de  sulfate  de  baryte  et  de  silice.  La  quantité  de  baryte  dis- 
soute par  l'acide  est  fort  petite.  Il  n'en  est  pas  de  môme  avec  la 
plupart  des  oxydes  de  manganèse  de  France,  qui  peuvent  être 
considérés  comme  de  véritables  combinaisons  de  peroxyde  de 
manganèse  et  de  baryte,  mélangés  de  sesquioxyde  hydraté.  Tel 
est  celui  de  la  Romanèche  (Saône-et- Loire)  (1),  qui  a  donné  à 
Berthier  : 

Bioxùre  de  manganèse 52,2 

Sesquioxure  de  manganèse 25,3 

Baryle 1 6,5 

Eau 4 

Matières  insolubles 9. 

Le  manganèse  barytifère  se  présente  sous  forme  massive  ou 
concrétionnée;  il  possède  un  éclat  métallique  teme^  une  couleur 
grise  et  une  pesanteur  spécifique  de  4,145.  Il  raie  le  fluorure  de 
calcium,  dont  il  contient  souvent  des  veines  colorées  en  rose 
violâtre.  11  forme  avec  l'acide  chlorhydrique  un  dissoluté  incolore, 
qui  précipite  fortement  par  le  sulfate  de  soude. 

On  emploie  également  en  France  une  grande  quantité  d'un 
oxyde  de  manganèse  très-impur,  exploité  dans  les  environs  de 
Périgueux.  Il  est  amorphe,  très-pesant,  ayant  extérieurement 
l'aspect  d'un  fer  hydroxydé;  mais  sa  cassure  est  d'un  gris  noir 
foncé  et  terne.  Jl  est  fort  dur  et  difficile  à  pulvériser.  Berthier  en 
a  retiré  : 

(1)  La  même  combinaison  barytique  (psilomélane)  Beud.,  se  trouve  àNailaet 
à  Erzberg,  au  Harz. 
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Bioxure  de  manganèse 54,07 

Sesquioxure  de  manganèse 17,53 

Baryte 4,60 

Oxure  ferrique 6,80 

Eau 7 

Matière  insoluble iO 

100,00 

On  trouve  des  oxydes  de  manganèse  tendres,  noirs  et  terreux, 
qui  nous  présentent  le  bioxyde  combiné  à  un  nombre  plus  ou 
moins  considérable  de  bases  monoxydées  :  tels  sont,  outre 
la  baryte,  la  potasse,  la  cbaux,  la  magnésie,  Toxyde  cobalteux 
et  l'ifxyde  cuivrique.  Un  oxyde  de  manganèse  alcalifère  de 
Gy  (Haute- Loire),  analysé  par  Ebelmen,  contient  6,55  de  baryte 
et  4,05  de  potasse,  et  a  pour  formule  : 

(Po,Ba,Mg)  Mn  4-  7Mn. 

Le  manganèse  bioxydé  cuprifère  de  Kamsdorff  contient  14,67 
d'oxure  cuivrique,  de  Toxure  manganeux,  de  la  chaux,  et  a  pour 
formule  : 

RMn«+2Aq. 

Un  cobalt  noir  terreux  de  la  môme  localité  contient  : 

Oxygène. 

Oxure  manganeux 40,05  8,98)  . 

Oxygène  en  excès 9,47  9,47  )  ®'*^ 

Oxure  cobalteux 19,45  4,14)  „  ^. 

—  cuivrique 4,35  0,87)  ^'"' 

—  ferrique 4,56  »  » 

Baryte 0,59  »  » 

Potasse... 0,57  »  » 

Eau 21,24  »  18,88 

Mami^nèM  phosphaté. 

Ce  composé  n'a  été  trouvé  jusqu'ici  que  combiné  au  phosphate 
de  fer,  et  en  diverses  propotlions,  constituant  trois  espèces  qui 
appartiennent  aux  roches  primitives  (granité  et  pegmatite)  des 
environs  de  Limoges.  La  première  espèce,  nommée  tripliie^  est 
une  substance  massive,  brun-noirâtre,  ayant  un  éclat  gras  et 
résineux,  et  susceptible  de  clivage  parallèlement  aux  pans  d'un 
prisme  droit  rectangulaire.  Elle  pèse  3,45  à  3,77;  elle  "raie  le 
fluorure  calcique,  mais  est  rayée  par  la  feldspath.  Elle  est  facile- 
ment fusible  au  chalumeau  en  un  globule  noir  magnétique.  Elle 
forme  une  frite  vitreuse  verte  avec  le  carbonate  de  soude.  Elle 
est  formée,  d'après  l'analyse  de  Berzelius,  de  : 
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Ozygèae. 

Acide  phosphorique 32,78  18,36  5 

Oxure  ferreux 3i,90  7,26  2). 

—      manganeux 32,60        7,15  2J 

Phosphate  de  chaux 3,20         » 

Formule  :  Fe*£4-  Mn*  p'ou  (FeMn)*P: 

Héiét'osùe.  —  Substance  d'un  gris  bleuâtre,  d'un  éclat  gras,  se 
clivant  suivant  les  faces  d'un  prisme  rhomboïdal  d'environ  100  de- 
grés ;  s'altérant  à  l'air  en  prenant  une  belle  couleur  violette.  Elle 
pèse  3,52  et  raie  le  verre,  mais  non  le  quartz.  Elle  donne  de  Teau 
à  la  calcination.  Elle  contient,  d'après  Dufrenoy  : 

Oxygène. 

Acide  phosphorique 41 ,77 

Oxure  ferreux 34,89 

—    manganeux n,57 

Eau 4,40 

Silice 0,22 

Formule  :  2Fe»  P*  -f-  Mn»P^4-  5Aq.  ou  3  /Fe»\  Pf  -f  5Aq. 

;Mn/ 


23,40 
7,94 
3,85 
3,91 

6 

1 
i 

» 

1» 

Uureaulile.  — Substance  jaune-rougeâire,  à  cassure  vitreuse, 
cristallisant  en  prismes  obliques  rhomboïdauzde  \iV^Qfti%^''  30'. 
Elle  pèse  2,27,  raie  le  carbonate  de  chaux  et  est  rayée  par  le 
fluate.  Elle  donne  de  Teau  par  la  calcination,  se  fond  au  chalu- 
meau, etc.  Dufrenoy  en  a  retiré  : 


Acide  phosphorique 38 

Oxure  ferreux H, 10 

—    manganeux 32,85 

Eau 18 


Oxygène. 
21,19 

Rapport. 
20 

2,52 
7,21 

iO 

16 

15 

Formule  :  2  /Mn»\  P«  -h  15Aq. 


Q- 


Triphylline  ou  ferphosphaté  mangano-lithifère,  -- Celle  substance 
forme  une  veine  dans  un  terrain  ancien,  à  Bodeumais^  en  Ba- 
vière. Elle  est  en  masses  lamelleuses,  ayant  trois  clivages,  dont 
deux,  plus  faciles,  forment  un  angle  de  132  degrés  environ.  Elle 
est  d'un  gris  bleuâtre,  comme  l'hétérosite,  à  laquelle  elle  res- 
semble beaucoup  ;  mais  elle  ne  parait  pas  changer  de  couleur  à 
Tair.  Elle  pèse  3,6,  fond  au  chalumeau  en  une  perle  noire  qui, 
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Chauffée  de  nouveau,  laisse  une  scorie  altirable  à  l'aimant  Com- 
posilion,  d'après  l'analyse  de  M.  Fuchs  ; 

Acide  phosphoplque 42,64  x  KHI  ^'^^  «^'^-«f'"- 

Oxure  ferreux 49,<6  x  2,222  =    «09 

—  manganeux 4,75  x  2,<9l  =      H  \    30    3 

—  ^'^^me 3,45  X  5,545  =      il] 

Formule  :  (Fe,Mn,Li)»p; 

7eF/ra/?%//me,  substance  analogue  à  la  précédente,  mais  de  for- 
mule  différente,  trouvée  par  M.  Nordenskcold,  à  Keid,  en  Pin- 
lande.  L'analyse  a  donné  : 

Acide phosphorique....  42,60  x  l,iM     =  «!i>P<>r»- -^'écuiw 

Oxure  ferreux 38,60  x  2,222    =  S5,8i 

—  manganeux I2,f0  x  2,191'=  26,5 

—  magnésique 0,17  x  3,87      =r      0  71*'''''^    ^ 

—  lithique 0.82  x  5,545    «      4,'5 1 

d'où  l'on  tire  très-exactement  (Pe,  etc,)^PK 

Manganèse  et  ferfluo-phosphatés,  eisen-apatite.  —  Je  place  encore 
ICI  un  minéral  qui  provient  de  Zwisel,  en  Bavière.  Il  est  en  masses 
lamelleuses  et  d'un  éclat  gris,  qui  se  rapprochent  beaucoup  en 
apparence  de  la  triplite;  mais  la  composition  en  est  Irès-remar- 
quable,  en  ce  que  c'est  un  fluo-phosphate  de  Ja  môme  formule 

quelesfluo-phosphatesde  plomb  et  de  chaux  (3Mî»i[>'-f  MF^).  Aussi 
M,  Puchs  lui  a-t-il  donné  le  non  de  eisen-apatUe,  ce  qui  veut  dire 
apatite  de  fer.  Il  est  formé  de  : 

...        ,         _       .  Rapports  moléculaires. 

Acide  phosphorique 3:),60  x  1,1  H  =  39,5  3 

Oxure  ferreux 35,44  x  2,222  =  8i,3 x,^^ 

—    manganeux 20,3  i  x  2,194  =  44,6)  ^'^ 

^6r ■  4,7»)  X  2,857  =  13,6  i 

Fluor 3,18  X  8,496  =  27  2 

Silice 0,60 

Formule  :  3(Fe,Mn)»  P  +  FcF». 

MaBiTAKèMtiisffstAté  ou  l^olfr»m. 

De  môme  que  les  précédents,  ce  minéral  est  un  sel  double  de 
fer  et  de  manganèse  et  de  propriétés  analogues.  Il  est  noir,  doué 
d*un  éclat  demi-métallique,  à  poudre  d'un  violet  sombre  ou  d'un 
brua-rougeâlre.  Il  cristallise  en  prismes  courts  et   très-compli- 

GuiMOBT,  DroguM,  7«  édit .  ï,  K  •«  20 
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qués,  qui  dérivent  d'un  prisme  rhomboïdal  droit  dans  lequel  l'in- 
cidence des  faces  latérales  est  de  102'  20'. 

Il  estdifûcilement  fusible  au  chalumeau  en  un  bouton  noir  à 
surface,  cristalline  ;  il  se  dissout  dans  l'acide  chlorhydrique,  en 
laissant  une  poudre  jaune  d'acide  tungstique. 

Le  wolfram  serait  formé,  d'après  l'analyse  de  Berzélius,  de  : 

Ci y gène. 

Acide  tungstique 78,775  i5,93  i2 

Oxure  ferreux 18,320  4,17  3 

—    manganeux 6,220            1,36  1 

Silice 1,250             »  » 

104,565 

Formule  :  3Fe  Tg  -fMnTg. 

Mais,  en  raison  de  l'augmentation  de  poids  donné  par  l'ana- 
lyse, augmentation  que  M.  Schaffgostch  a  trouvée  constante,  ce 
dernier -chimiste  pense  que  le  tungstène  se  trouve  dans  le  minéral 
à  l'état  d'oxyde  tungstique.  Il  a  trouvé  de  plus  trois  proportions 
différentes  entre  les  deux  tungstites  qui  constituent  le  minéral, 
ainsi  qu'on  le  voit  par  les  analyses  suivantes: 


WOLFRAM                                 1 

DE  Montevideo 

et  de 

EflHEIfrHIBDBHSDOIIP. 

DB 

Ghantelocde. 

DB 
ZlRir^ALD. 

Acide  tungstique.... 

Oxure  ferreux 

—     manganeux... 

7&,99 
19,20 
4,8S 

76 

17,95 
6,06 

75,62 
9,51 
H,83 

Ce  qui  répond  à 

4FcTg-fMnTg 

3FeTg+MnTg 

2FeTg+3MiiTg 

Le  wolfram  appartient  aux  terrains  de  cristallisation  les  plus 
anciens,  tels  que  ceux  de  gneiss  et  de  pegmatite,  où  il  se  trouve 
engagé  dans  les  ûlons  de  manganèse.  Il  se  trouve  aussi  dans  diffé- 
rents gîtes  métallifères,  notamment  dans  ceux  d'élain.  On  le  ren- 
contre principalement  dans  le  département  de  la  Haute-Vienne, 
dans  le  Gornouailles,  en  Ecosse,  en  Saxe,  en  Bohême,  etc. 

Ce  composé  ne  se  trouve  dans  la  nature  qu'allié  au  tantalatede 
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fer,  et  même  la  proportion  de  celui-ci  étant  généralement  plus 
grande  que  celle  du  premier^  le  minéral  pourrait  à  bon  droit 
prendre  place  dans  la  famille  du  fer,  si  la  présence  du  manganèse 
ne  lui  imprimait  un  caractère  de  ressemblance  avec  les  espèces 
précédentes  qui  en  rend  le  rapprochement  naturel.  Ce  tantalate 
double  porte  le  nom  de  tantalite;  il  contient  presque  toujours  de 
Tacide  stannique,  quelquefois  de  Tacide  tungstique,  et  très-sou- 
vent une  petite  quantité  de  chaux  et  d'oxyde  de  cuivre.  Enfin, 
ainsi  que  je  l'ai  déjà  exposé  (p.  203),  M.  H.  Rose  a  démontré  que 
les  minéraux  qui  jusqu'alors  avaient  porlé  e  nom  de  tantalite 
ne  contenaient  pas  tous  le  même  acide,  et  notamment  que  le  tan- 
talite de  Bavière  contenait  deux  acides  métalliques  particuliers, 
auxquels  il  a  donné  les  noms  d*acide  niobique  et  d'acide  pélopique. 
L'analyse  a  montré  de  plus  que  ces  minéraux  étaient  formés  de 
proportions  différentes  d'acides  et  de  bases  ;  de  sorte  qu'il  con- 
vient, sous  tous  les  rapports,  d'en  former  des  espèces  distinctes. 

Tantalite  de  Suède, 

Minéral  noirâtre,  assez  éclatant,  à  cassure  inégale  ou  con- 
choïde,  assez  dur  pour  rayer  le  verre,  mais  non  le  quartz  ;  pesant 
de  7,05  à  7,9.  Sa  poudre  est  d'un  brun  cannelle  ou  d'un  rouge 
brun  foncé;  il  est  infusible  au  chalumeau,  et  donne  avec  la 
soude  une  fritte  verte  qui  indique  la  présence  du  manganèse. 
Avec  le  borax,  on  obtient  un  verre  jaunâtre  comme  avec  les  mi- 
nerais de  fer.  On  le  trouve  en  cristaux  mal  conformés  qui  parais- 
sent être  des  prismes  rhomboïdaux;  ou  amorphe  et  en  petits  nids  ' 
engagés  dans  la  pegmatite,  comme  à  Kimito,  en  Finlande  ;  à 
Broddbo  et  à  Finbo,  dans  les  environs  de  Pahlum,  en  Suède. 
Une  analyse  faite  par  Berzélius,  sur  le  tantalite  de  Kimito,  a 
donné  : 

Bapporls  nioléculairc&. 

Acide  tantalique 85,85  X  0,5755  =  49,4  ,  „^  ^        ^ 

—  stannique 0,80  X  i, 069    ^    0,9  T"''' 

Oxurè  ferreux 12,94x2,222    =:28,8i 

—  manganeux 1,60X2,194    =    3,5>33,9        2 

Chaux 0,56X2,857     =    i,iy\ 

Formule  :  Fe*T«. 
Autres  analyses  : 

U.  Rapp.  nioléc.    111.     Rapp.  moléc.        IV,  Rapp.  moléc. 

TaO*. . .  83,44  48  83,2  )  .^  ..  66,99  38,6 ,  .«  ^       , 

SnO«...        »  »           0;6i*^>^  16,75  17,9  P^>^       ^ 

FeO..,.  13,75)  «.          7,2)  6,89  15,3, 

MnO...       1,12)  ^'^          7,4 r^  7,16  15,7  [38          2 

CaO....         »                             »  2,40          6,0  I 
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IL  Tantalite  de  Finlande,  par  M.  Nordenskcold. 

III.  Tantalite  de  Ximito,  par  Berzélius. 

IV.  Tantalite  de  Finbo,  par  Berzélius. 

Ces  analyses  conduisent  encore  très-exactement  à  la  même  for- 
mule M*Ta»,  seulement  celle  n*Il  nous  offre  du  lantalatede  fer  pres- 
que pur;  la  troisième  est  composée,  par  parties  égales,  de  tantalate 
de  fer  etde  manganèse;  el  la  dernière  nous  offre  le  môme  sel  dou- 
ble dans  lequel  une  partie  notable  d'acide  lantalique  est  remplacée 
par  de  Tacide  stannique.  Rien  ne  prouve  mieux  que  ces  analyses 
risomorpbisme  de  ces  deux  acides  métalliques.  Cependant  il 
résulte  d'autres  analyses  citées  ou  données  par  M.  H.  Rose  (1), 
que  le  rapport  des  acides  aux  bases  peut  être  différent.  Ainsi^ 
deuxanalyses  du  tantalite  deFamela  données  par  M.  Rose,  et  trois 
analyses  de  tantalite  de  Broddbo,  dans  lesquelles  l'acide  tungsti- 
que  remplace  en  partie  aussi  l'acide  tantalique,  conduisent  à  la 

formule  M'M*  ou  M*  (M,M)*.  Enfin  une  analyse  de  tantalite  de 
Famela,  par  M.  Wornum,  d*accord  avec  deux  anciennes  analyses 
de  lantalite  de  Suède  par  Klaproth  et  Wollaston,  nous  offre  la 

formule  M^^M*. 

Tantalite  de  Bavière  ou  Baïerine, 

Aussi  appelée  columbite  et  niobite.  —  Substance  d'un  noir  bru- 
nâtre et  d'un  éclat  demi-métallique  comme  la  prédédente  ;  mais 
sa  pesanteur  spécifique  est  plus  faible  et  varie  de  5,47  à  6,46,  et 
•  elle  cristallise  en  prisme  droit  rhomboïdal  de  120  degrés  environ 
dans  lequel  un  des  côtés  de  la  base  est  à  la  hauteur  à  peu  près 
comme  les  nombres  25  et  26.  On  la  trouve  disséminée  dans  un 
micaschiste,  à  Bodenmais,  en  Bavière.  Les  anaylsesqui  en  ont  été 

faites  conduisent  à  Tune  ou  à  l'autre  des  deuxformules  (Fe,Mn)«Nb« 

ou  (Fe,Mn)Nb,  suivant  qu'on  suppose  que  leniobium  y  est  à  l'état 
d'acide  niobique  ou  d'acide  hyponiobique.  L'acide  forme  80  pour 
iOO  du  minéral  ;  le  reste  se  compose  en  grande  partie  d'oxydule 
de  fer.  On  a  aussi  irouvé  la  baïerine,  en  France,  dans  les  environs 
de  Limoges  ;  à  Ildefonse,  en  Espagne  ;  au  mont  Umen,  dans 
l'Oural  ;  dans  la  baie  d'Ârskut,  au  Groenland;  àMiddleton,  dans  le 
Coonecticut,  et  à  Cbesterfield,  dans  le  Massacbusets  (États-Unis 
d'Amérique). 

MABffanèae  carbosAté,  IMalloi^lte. 

Ce  carbonate  se  trouve  principalement  à  Nagyag,  où  il  sert  de 
gangue  au  tellure  et  au  manganèse  sulfuré,  à  Kapnick,  àPreyberg, 

(1)  H.  Rose,  Am.  chim.  et  phys.y  1845,  t.  XIII. 
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à  Orlez  en  Sibérie.  Il  peut  être  cristallisé  en  rhomboèdre  presque 
semblable  à  celui  de  la  chaux  carbonatée;  mais  il  est  le  plus 
souvent  en  masses  lamellaires  ou  amorphes.  Il  est  ordinairement 
d'un  rose  pâle  et  nacré;  mais  on  en  trouve  aussi  de  blanchâtre^ 
de  jaunâtre  ou  de  brun.  Il  pèse  de  3,2  à  3,6,  il  est  rayé  par  Tarrago- 
nite.  Il  passe  au  brun  noirâtre  par  Faction  du  feu  et  forme  une 
fritte  verte  avec  le  carbonate  de  soude.  Il  se  dissout  avec  effer- 
vescence dans  les  acides  nitrique  et  chlorhydrique.  Le  dissoluté 
évaporé  à  siccité  et  débarrassé  d'abord  du  fer  par  le  succinate 
d'ammoniaque,  forme  ensuite  un  précipité  blanc  abondant  par  le 
cyanure  ferroso- potassique.  Le  carbonate  de  manganèse  est 
toujours  plus  ou  moins  mélangé  des  carbonates  de  chaux,  de  fer  et 
de  magnésie.  L'échantillon  le  plus  pur  qui  ait  été  analysé  par 
Berthier  provenait  de  Nagyag,  et  lui  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  carbonique 58,6         i 

Oxure  manganeux 56    |        . 

Chaux 5,4)        * 

Formule  :  Ma  i  C. 
Ca  J 

Mangrasète   sIlicAif. 

Il  existe  probablement  plusieurs  silicates  de  manganèse,  dont  le 
plus  important  et  le  mieux  déterminé  est  une  belle  substance  rose, 
ou  rose  tirant  sur  le  violet,  nommée  rhodonite;  à  cassure  cristal- 
line ou  granulaire,  faisant  feu  avec  le  briquet  et  susceptible  de 
poli,  ce  qui  la  rend  utile  pour  faire  de  petits  meubles  ou  des 
objets  d'ornement.  Ce  silicate  pèse  de  3,6,  à  3,9;  il  ne  donne  pas 
d'eau  par  la  calcinalion  ;  il  fond  en  émail  rose  au  feu  de  réduction, 
et  noir  au  feu  d'oxydation.  Il  est  souvent  mélangé  de  carbonates 
de  manganèse  et  de  chaux  qui  en  diminuent  la  dureté,  le  poli  et 
le  prix.  Les  plus  beaux  échantillons  viennent  d'Orlez,  en  Sibérie. 
On  en  trouve  également  dans  la  mine  de  fer  magnétique  de 
Langbanshytta,  en  Suède,  dans  les  mines  de  plomb  argentifère  de 
Kapnick  et  de  Nagyag,  en  Transylvanie.  Il  accompagne  aussi  l'oxyde 
de  manganèse  barytifère  de  la  Roraanèche,prèsdeMâcon. 

Analyse  de  la  rhodonite  lamellaire  de  Langbanshylta^  par  Berzélius. 

Oiygèue. 

Silice 48  24,95                     0 

Oxure  manganeux 49,04  10,75 

Chaux !....  3,12  .  0,87      n,70       3 

Magnésie 0,22  0,08' 

Oxyde  de  fer traces. 


Mn»Si«. 
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On  a  admis  pendant  quelque  temps,  comme  espèce  distincte, 
sous  le  nom  de  marceline^  une  substance  massive,  noir-grisâtre, 
d'un  éclat  légèrement  mélalloïde,  trouvée  en  amas  assez  considé- 
rables au  milieu  d'un  terrain  de  micaschiste,  au  haut  de  la  vallée 
de  Saint-Marcel,  en  Piémont  Mais  d'après  sa  pesanteur  {spécifi- 
que, qui  est  de  4,75,  sa  dureté,  et  quelques  rares  cristaux  qui 
dérivent  d'un  octaèdre  à  base  carrée,  comme  ceux  de  la  braunite 
ou  sesquioxyde  de  manganèse,  M.  Damour  est  porté  à  croire  que 
cette  substance  n'est  que  de  la  braunite  mélangée  de  manganèse 
silicate. 

FAMILLE  DU  CÉRIUM. 

Le  cériunfi  a  été  découvert  en  1804  par  M,  Hisinger  et  Berzé- 
lius  dans  un  minéral  confondu  jusque-là  avec  le  wolfram  (tungstate 
de  fer  et  de  manganèse),  et  que  la  présence  du  nouveau  métal  a 
fait  nommer  depuis  cérite.  C'est  un  hydrosilicate  de  cérium  amorphe, 
opaque,  quelquefois  d'un  rouge  violacé  qui  lui  donne  quelque 
ressemblance  avec  le  manganèse  silicate  rose;  mais  il  est  le  plus 
ordinairement  d'un  brun  noirâtre.  Il  raie  difficilement  le  verre, 
pèse  de  4,66,  à  4,9,  fournit  de  l'eau  à  la  distillalion*,  est  infusible 
au  chalumeau.  Il  donne  avec  le  borax  un  verre  rougeâtre  au  feu 
d'oxydalion,  et  incolore  au  feu  de  réduction.  Il  forme  iavec  les 
acides  concentrés  des  dissolutés  rouges  qui,  privés  de  leur  excès 
d'acide  par  l'évaporation  à  siccité  et  repris  par  l'eau,  forment 
avec  Toxalate  d'ammoniaque  un  précipité  qui  devient  brun  par 
la  calcination. 

Mais  ces  propriétés,  que  Ton  avait  cru  caractériser  le  cérium, 
paraissent  ne  pas  lui  appartenir,  et  être  dues  à  un  autre  métal 
nommé  didymium,  dont  l'existence  a  élé  signalée  dans  ces  der- 
nières années  par  M.  Mosander  quelque  temps  après  celle  du 
lanthane;  de  sorte  que  ces  trois  métaux  forment  avec  Vyttrium^  le 
terbium,  Verbium  et  le  thorium^  qui  les  accompagnent  aussi  ordi- 
nairement, un  groupe  de  corps  très-voisins  les  uns  des  autres.  Ce 
fait  vient  à  l'appui  d'une  idée  que  j'ai  déjà  émise  à  l'occasion  des 
propriétés  si  analogues  du  chlore,  du  brome  et  de  l'iode,  ou  de 
celles  du  platine  et  des  sept  ou  huit  métaux  qui  l'accompagnent  : 
c'est  qu'il  existe  une  certaine  corrélation  entre  le  gisement  des 
corps  simples  ou  les  circonstances  qui  ont  présidé  à  leur  forma- 
tion et  leurs  propriétés,  et  qu'on  peut  supposer,  par  suite,  que 
les  corps  simples  de  la  chimie  peuvent  n'être  que  des  modifica- 
tions résultant  de  divers  arrangements  entre  les  atomes  primitifs 
d'une  seule  et  môme  matière. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  cérium  est  un  métal  très-difficile  à  réduire 


Digitized  by  VjOOQ IC 


DIDYMIUM.  311 

et  susceplible  de  deux  degrés  d'oxydation,  CeO  et  Ce*0^.  Le  pra- 
toxyde  est  blanc  à  l'état  d'hydrate  et  forme  avec  les  acides  des 
sels  incolores.  L'hydrate  jaunit  par  le  lavage  et  la  dessiccation  à 
l'air,  et  parait  se  convertir  en  oxyde  intermédiaire  Ce^O*.  Le 
même  hydrate  céreux,  traité  par  un  courant  de  chlore,  se  trans- 
forme en  oxyde  cérique  hydraté ']2Lune,  insoluble,  non  saliûable,  qui, 
chauffé  fortement,  devient  anhydre  et  à*un  jaune  pur  et  foncé,  Parr 
une  longue  calcination,  cependant,  il  prend  une  légère  teinte 
rougeâtre.  Quand  il  devient  rouge  foncé  ou  rouge-brun,  c'est  qu'il 
contient  de  Toxyde  de  didymium. 

Le  sulfate  céreux  jouit  de  la  propriété  singulière,  qui  est  cepen- 
dant partagée  par  ceux  de  lanthane  et  de  thorium,  d'être  assez 
facilement  soluble  dans  l'eau  froide,  de  devenir  moins  soluble  à 
mesure  que  la  température  s'élève,  et  d'être  à  peu  près  inso- 
luble dans  l'eau  bouillante.  Il  en  résulte  que,  au  rebours  des 
autres  sels,  on  peut  Tobtenir  cristallisé  en  chauffant  lentement 
son  dissoluté.  Le  sulfate  cristallisé  =  CeO,S05  +  311^0. 

Didymium.  —  Ce  métal  ne  se  trouve  qu'en  très-petite  quantité 
mélangé  au  cérium  et  au  lanthane.  Il  se  rapproche  beaucoup  du 
manganèse,  et  c'est  lui  qui  est  cause  que  l'on  a  pensé  pendant 
longtemps  que  l'oxyde  de  cérium  se  colorait  en  rouge  par  la  cal- 
cination. 

Le  didymium  forme  un  protoxy de. blanc  DO,. un  oxyde  brun 
intermédiaire  D^O*,  et  probablement  un  sesquioxyde  DW,  brun 
ou  noir,  qui  dégage  du  chlore  par  l'acide  chlorhydrique.  L'oxyde 
brun  lui-même  en  dégage.  Les  sels  d'oxyde  brunsont  d'un  rouge 
améthyste;  le  sulfate  est  très-soluble  dans  l'eau. 

Lanthane.  —  Ce  métal  ne  forme  qu'un  seul  oxyde  LaO,  qui  est 
blanc  ou  d'une  faible  couleur  de  saumon.  Cet  oxyde  ne  se  suroxyde 
ni  par  l'air,  ni  par  le  chlore,  ni  par  la  calcination.  Calciné,  il  reste 
soluble  dans  les  acides,  et  forme  des  sels  incolores,  sucrés  et 
astringents  comme  ceux  d'yttria  et  de  glucine.  L'oxyde  calciné, 
mis  en  contact  avec  l'eau  froide  ou  mieux  chaude,  forme  un 
hydrate  blanc,  volumineux,  pulvérulent.  Cet  hydrate  rétablit  la 
couleur  bleue  du  tournesol  rouge  et  chasse  en  partie  l'ammonia- 
que de  ses  composés  salins.  L'oxyde  de  lanthane  constitue  donc 
une  base  assez  puissante  qui,  sous  ce  rapport,  tient  le  milieu 
entre  la  glucine  et  la  magnésie . 

Je  reviens  aux  minéraux  du  cérium,  qui  sont  fort  rares  et  d'une 
composition  ordinairement  fort  compliquée  et  mal  définie;  de 
sorte  que  je  ne  ferai  presque  que  les  indiquer. 

1*  Cérium  fluo7mré{fluocérine y  Beudant).  —  Substance  très-rare, 
rougeâtre  ou  jaunâtre,  rayant  la  chaux  carbonatée;  sous  forme  de 
prismes  hexaèdres  très-courts,  ou  de  petites  masses  irrégulières 
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disséminées  dans  l'albile.  Trouvée  à  Broddbo  et  Finbo  en  Suède; 
composée,  d'après  l'analyse  de  Berzélius,  de  Ce'Fi*  ==  CeFl*  -f- 
Ce^Fi*,  avec  une  petite  quantité  de  fluorure  d'yltria. 

2*  Cérium  oxy fluorure  {basicérine^  Beud.)*  —  Trouvé  dans  les 
mêmes  lieux;  jaune,  à  texture  cristalline,  rayant  le  fluorure 
calcique,  donnant  un  peu  d'eau  par  la  chaleur,  infusible  au 
chalumeau  et  y  devenant  noir,  mais  passant  au  rouge  ou  à 
l'orangé  par  le  refroidissement.  Il  est  formé  de  i  molécule  de 
fluoride  cérique  combiné  à  3  molécules  d'oxyde  cérique  hydralé 
=  Ce«Fl«  +  3(Ce«03,H20). 

3*  Cérium  carbonate.  —  Trouvé  à  Bastnaès,  en  Suède,  sous 
forme  de  petites  couches,  minces,  cristallines,  d'un  blanc  grisâ- 
tre, sur  de  la  cérite.  L'analyse,  faite  par  M.  Hisinger,  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Oxure  céreux 75,7    x     1,4815    =    112        3 

Acide  carbonique i0,8     X     3.6364    =      39        1 

Eau 13,5     X     8,8889    =    120        3 

Formule  :Ce»c:-|-3H. 

4**  Cérium  phosphaté,  a^yptolite.  ^  Ce  minéral  se  trouve  contenu 
et  cactié,  pour  ainsi  dire,  dans  l'apatite  compacte  (chaux  fluo- 
phosphatée  compacte)  d'Arendal,  en  Norwége.  M.  Woehler,  en 
dissolvant  cetleapalite  dans  l'acide  nitrique,  a  vu  qu'il  restait  de 
petits  prismes  hexaèdres  insolubles  qui  lui  ont  fourni  à  Tanalyse  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  phosphorique.      27,37     x     1,H1     =      30  I 

Oikure  céreux 73,70    x     1,48      =    109(..„   ^ ... 

—      ferreux 1,51     x    2,222     =        3!'*^   ^''"^ 

En  raison  du  gisement  de  ce  minéral  au  milieu  de  Tapatite, 
qui  a  pour  formule  SCa^P  +  CaF^;  en  raison  de  la  forme  cris- 
talline du  nouveau  minéral,  qui  est  la  môme  que  celle  de  l'apatite  ; 
enfln  en  raison  de  la  quantité  d'oxyde  de  cérium  trouvée,  qui  dé- 
passe de  beaucoup  celle  qui  est  nécessaire  au  simple  phosphate 
de  cérium,  il  est  très-probable  que  la  cryptolite  est  composée,  à 
l'instar  de  l'apatite,  de  3  molécules  de  phosphate  de  cérium  tri- 
basique  et  de  \  molécule  de  fluorure. 

5*  Cérium  phosphaté  lanthanifère  ou  monazite.  —  Ce  minéral  a  élé 
trouvé  à  Slaloust  et  à  Miask  dans  les  monts  Ourals.  11  est  cris- 
tallisé en  prismes  à  huit  faces,  très-aplatis  et  terminés  par  un 
pointemenl  à  quatre  faces,  qui  dérivent  d'un  prisme  oblique 
rhomboïdal.  M.  Karsten  en  a  relire  28,5U  d'acide  phosphorique; 
26  d'oxyde  de  cérium;  23,40  d'oxyde  de  lanthane;   17,95  de 
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tborine,  et  de  peliles  quantités  de  chaux,  d'oxyde  de  manganèse 
et  d'acide  stannique.  La  thorine  ne  se  renconlre  que  dans  la  mo- 
oazite  de  TOural,  que  Brootke  a  décrite  sous  le  nom  de  mengite. 

M.  Herraann,  en  analysant  la  monazile  de  Miask,  a  trouvé 
28,05  d'acide  phosphorique  ;  40,12  d'oxyde  céreux;  27,41 
d'oxyde  de  lanthane;  1,46  de  chaux;  0,80  de  magnésie  et  1,75 
d'oxyde  de  zinc.  Le  rapport  de  l'acide  phosphorique  à  la  somme 
des  bases  est  comme  1  est  à  3,  5. 

6*  Cérium  hydrosilicaté  o\x  cérite,  ^  C'est  le  seul  minéral  de  cé- 
rium  qui  soit  un  peu  abondant.  J'en  ai  donné  les  caractères  pré- 
cédemment (page  310).  Il  contient,  d'après  les  analyses  réunies 
de  Yauquelin  et  d'Hisinger  : 

Rapports  moléculaires. 

Silice 17,5  X  1,764  =  31  1 

Oxure  céreux....  67,8  x  1,4815  =  100    j 

—  ferrique...  2  x  I  =        2     (107    3,5 
Chaux 1,6  X  2,857  =        4,7 1 

Eau 10,8     X     8,889      =      96  3 

V  Cérium  siiicaté  ferro-aluminifère.  — ^  Les  minéralogistes  en 
distinguent  plusieurs  formes,  qu'ils  désignent  sous  les  noms  de 
cériney  allanite,  orthite  elpyrorthùe.  Ce  sont  des  composés  variables 
de  silice,  d'oxydes  de  cérium  et  de  fer,  d'alumine,  de  chaux, 
d'yltria  et^d'eau.  La  pyrorlhite  contient  en  outre  du  charbon.  Ce 
sont  des  substances  compactes,  noirâtres,  assez  dures,  offrant  une 
structure  cristalline,  donnant  ou  ne  donnant  pas  d'eau  par  la 
chaleur,  infusibles  au  chalumeau,  et  jouissant  du  reste  des 
propriétés  communes  aux  composés  de  cérium.  On  les  trouve 
dans  les  gisements  ordinaires  de  ce  métal,  à  Riddarhytta,  à 
Fahlum,  à  Finbo  en  Suède,  au  Groenland,  etc. 

8*  Cérium  titano- silicate  ou  tschewkinite,  —  Minéral  amorphe  k 
cassure  conchoïde,  d'un  noir  brunâtre  joint  à  un  éclat  vitreux 
ou  résineux,  trouvé  dans  le  granité  aux  environs  de  Miask  et 
de  Slatoust,  en  Russie.  Composition  pour  100  parties,  d'après 
M.  Rose  : 

Acide  silicique 21,04 

—  titanique 20,1 7 

Oxure  cérique,  avec  ox.  de  lanthane  et  de  didyme.      47,29 

—  ferreux 1 1  ,^1 

—  mangaaeux 0,83 

Chaux 3,50 

Magnésie 0,22 

Soude  et  potasse 0,1 2 

104,38 

L'excès  trouvé  par  l'analyse  provient  de  la  suroxydation  du 
cérium  qui  existe  dans  le  minéral  à  l'état  de  protoxyde. 
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En  1787,  le  capitaine  Arhenius  Irouva,  dans  le  canton  d'Ytterby» 
en  Suède,  un  minéral  d'un  noir  grisâtre,  dur  età  cassure  vitreuse, 
qui  lui  parut  différent  de  ceux  connus  jusque-là;  en  1794,  le  pro* 
fesseur  Gadolin  découvrit  que  ce  n)inéral  contenait  une  terre 
nouvelle,  à  laquelle  Ekeberg  donna,  deux  ans  plus  tard,  le  nom 
d*yt(riaj  en  môme  temps  qu'il  désigna  le  minéral  sous  celui  de 
gadolinite.  Depuis,  la  même  terre  ou  le  même  oxyde  métallique 
a  été  trouvé  associé  au  cérium  dans  la  plupart  des  minéraux  qui 
le  contiennent,  et  principalement  dans  Yorthite  et  la  pyrorthite. 
Enfin  en  1827,  M.  Wœhler  est  parvenu  à  isoler  le  métal  de  l'y  ttria 
en  convertissant  d'abord  cette  base  en  chlorure  d'yllrium  par  le 
moyen  du  chlore  et  du  charbon,  et  en  décomposant  ensuite  le 
chlorure  par  le  potassium.  L'yltrium,  obtenu  de  cette  manière, 
est  sous  forme  de  petites  paillettes  métalliques,  d'un  gris  noirâtre. 
Il  ne  s'oxyde  à  froid  ni  dans  Tair  ni  dans  l'eau,  mais  il  brûle  avec 
beaucoup  d'éclat  à  la  température  rouge.  Il  se  dissout  dans  les 
•  acides  hydratés  avec  dégagement  de  gaz  hydrogène. 

Tel  était  l'état  de  nos  connaissances  sur  cette  matière,  lorsque, 
en  1842,  M.  Mosander  annonça  que  l'yttria,  telle  qu'on  la  connais- 
sait, était  un  mélange  de  trois  oxydes  de  propriétés  presque 
semblables;  de  sorte  que  les  minéraux,  déjà  si  mal  définis,  qui 
réunissent  le  cérium  etl'yttrium,  contiennent  au  moins  six  mé- 
taux qui  leur  sont  particuliers,  sans  compter  la  glucine,  la  zir- 
cone  et  les  oxydes  d'urane,  de  fer  et  de  manganèse,  qui  s'y  joi- 
gnent ausssi  trè-souvent.  Les  deux  oxydes  qui,  accompagnent 
plus  spécialement  Tyltria,  et  qui  avaient  été  confondus  avec  elle, 
sont  ceux  de  terbium  et  d'erbium,  dont  les  noms  sont  également 
tirés  de  celui  du  lieu  où  la  gadolinite  a  été  rencontrée  pour  la 
première  fois  (à  Ytlerby).  Ces  trois  oxydes  ont  pour  caractères 
communs  d'être  blancs,  insolubles  dans  les  alcalis  caustiques,  ce 
qui  les  distingue  de  la  glucine  etde  Taluraine,  mais  solubles  dans 
les  carbonates  alcalins,  comme  la  glucine  et  l'oxyde  de  cérium. 
Leurs  sels  solubles  sont  sucrés,  comme  ceux  de  la  glucine,  et  leur 
sulfate  est  plus  soluble  dans  l'eau  froide  que  dans  l'eau  bouil- 
lante, comme  ceux  de  cérium  et  de  lanthane;  on  pourrait  voir, 
en  suivant  celle  comparaison,  que  les  corps  simples  qui  com- 
posent les  groupes  des  cérides  et  les  zirconidesont  tous,  à  l'excep- 
tion de  l'aluminium,  qui  se  trouve  placé  le  dernier^  des  rapports 
tels  qu'où  ne  peut  les  séparer  les  uns  des  autres.  Voici  maintenant 
quelques  caractères  qui  distinguent  Ty^/riMm,  le  terbium  et  l'er- 
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bium.  De  ces  trois  corps,  rerbium  est  celui  qui  se  rapproche  le 
plus  du  cérium  par  la  faible  basicité  de  son  protoxyde  et  par  la  pro- 
priété que  possède  ce  protoxyde  de  former,  lorsqu'on  le  chauffe 
au  contact  de  Tair,  un  peroxyde  d'un  jaune  orangé  foncé.  C'est  à 
la  présence  de  cet  oxyde  que  Tyttria  doit  la  propriété  qu'on  lui 
trouvait  très-souvent  de  jaunir  par  la  calcination,  tandis  qu'elle 
restait  d'autres  fois  incolore.  Les  sels  de  protoxyde  d'erbium 
sont  incolores  :  le  sulfate  n'est  pas  efflorescent. 

Leterbium  ne  forme  qu'un  protoxyde  blanc,  comme  l'yttrium; 
mais  ses  sels  solubles  sont  d'un  rouge  pâle;  le  sulfate  est  très- 
efflorescent,  et  le  nitrate  non  déliquescent. 

L'oxyde  d'yttrium  est  blanc,  insipide,  d'une  pesanteur  spécifi- 
que de  4,842,  supérieure  à  celle  de  la  baryte,  et  d'une  basicité  plus 
forte  que  celle  de  la  glucine.  Son  sulfate  n'est  pas  efflorescent,  et 
son  nitrate  est  déliquescent.  Son  phosphate  est  insoluble.  Ses 
sels  solubles  sont  précipités  par  le  cyanure  ferroso-potassique. 

Les  minéraux  de  l'yttrium  sont  presque  la  répétition  de  ceux  du 
cérium,  dont  on  les  distinguent  difficilement.  Les  principaux 
sont  : 

1**  Yttrium  et  cérium  fluorures,  yttrocérite.  —  Substance  grisâtre, 
vioiâtre  ou  rouge&tre,  à  texture  lamelleuse  ou  compacte.  Les. 
masses  se  laissent  assez  fréquemment  cliver  suivant  les  faces  d'un 
dodécaèdre  rhomboïdal  ;  elle  raie  la  chaux  fluatée.  Elle  est  infu- 
sible au  chalumeau,  mais  elle  y  perd  sa  couleur  et  devient  d'un 
gris  clair.  On  la  trouve  associée  à  la  pegmatile,  à  Finbo  et  à 
Broddbo,  en  Suède.  Elle  set  formée  de  proportions  variables  de 
fluorures  d'yttrium,  de  cérium  et  de  calcium,  de  la  môme  for- 
mule que  ce  dernier  CaFl^,  dont  elle  partage  le  système  cris- 
Ullin. 

^^  Yltnum  Cantalaté,  fergusonite.  —  Minéral  trouvé  à  Kikerlan- 
sak,  au  Groenland.  11  est  opaque,  métalloïde,  d'un  brun  noirâtre, 
assez  semblable  au  wolfram.  Il  raie  le  verre  et  pèse  5>838.  Il  de- 
vient d'un  jaune  verdâtrè  au  chalumeau  et  ne  se  fond  pas.  On  en 
rencontre  des  cristaux  formés  par  la  réunion  de  deux  pyramides 
carrées  et  tronquées  dont  tous  les  angles  sont  remplacés  par  des 
facettes,  et  qui  dérivent  d'un  prisme  droit  à  base  carrée.  Il  con- 
tient, pour  100  parties,  47,75  d'acide  tantalique;  41,91  d'ytlria; 
4,68  d'oxyde  de  cérium;  3,02  de  zircone,  et  de  petites  quantités 
d'acide  stannique,  d'oxyde  d'urane  et  d'oxyde  de  fer. 

3*  YUrium  tungsto-tantaîaté,  yUrotantalite.  —  Substance  amor- 
phe, noire,  brune  ou  jaunâtre,  à  poussière  gris-verdâtre,  rayant 
(iiflicilemenl  le  verre,  pesant  de  5,4  à  5,9;  trouvé  à  Ylterby, 
Finbo  et  Korarfsberg,  en  Suède.  Composition,  d'après  Ber- 
zélius  : 
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Variétés 
noire.  bruDe.  jaaoe. 

Acide  tantalique o7  51,815  60,124 

—    tungstique,  mélangé  d'a- 
cide stannique 8,25  2,592  !,044 

YUria 20,25  38,515  29,780 

Chaux «,2o  3,260  0,500 

Oxyde  d'upane 0,50  !,ili  6,622 

—       de  fer 3,50  0,555  1,155 

4*  Yttrium  titano-tantalaté  :  euxénite^  œschynite  et  polykrase.  — 
Ces  trois  minéraux  paraissent  être  des  mélanges  divers  de  taota- 
lates  et  de  titanates  d'yltria,  de  zircone,  de  cérium,  d'urane,  de 
fer,  etc.  Veuxénite  a  été  trouvée  à  Jolster,  en  Norwége;  elle  est 
amorphe  et  d'un  brun  foncé,  avec  éclat  métalloïde  résineux;  elle 
pèse  4,6.  L^analyse  a  donné  49,66  d'acide  tantalique  ;  7,94  dV 
cide  titanique;  25,09  d*yttria;  6,24  de  protoxyde  d'urane; 
S,18  d'oxyde  de  cérium;  2,47  de  chaux;  0,96  d'oxyde  de  lan- 
thane ;  0,29  de  magnésie  et  3,97  d'eau.  On  l'a  trouvée  aussi  à 
Alve,  près  d'Arendal,  en  prismes  rhomboïdaux  à  faces  mates. 

Vœschynite  est  d'un  noir  foncé  et  d'un  éclat  demi-métallique  et 
résineux  ;  il  pèse  de  5,01  à  5,14  ;  il  raie  la  chaux  phosphatée  ;  il  se 
tuméfie  sur  le  charbon  au  chalumeau  et  devient  jaunâtre;  il  con- 
tient :  acide  tantaliqile  33,39;  acide  titanique  11,94;  zircone  17^52; 
oxure  ferreux  i7,65  ;  ytlria  9,35;  oxyde  de  lanthane  4,76;  oxyde 
de  cérium  2,48;  chaux  2,40:  eau  1,56. 

Le  polykrase  est  noir  vu  en  masse,  mais  d'un  brun  jaunâtre  en 
petits  fragments  vus  à  la  loupe  ;  son  éclat  est  métalloïde;  sa  pou- 
dre est  d'un  brun  grisâtre;  il  raie  le  verre;  il  pèse  5,105;  il  se 
présente  en  prismes  à  huit  faces,  très-aplatis  par  l'élargissement 
de  deux  faces,  et  terminés  par  un  double  biseau.  Ces  cristaux  dé- 
rivent d'un  prisme  droit  rhomboïdal.  Il  est  formé  diacide  titani- 
que ^  diacide  tantalique^  de  zircone,  d'yttria  et  des  protoxydes  de  fer, 
d'urane  et  de  cérium.  On  l'a  trouvé  disséminé  dans  le  granité  rose 
d'Hitetroô  qui  contient  de  la  gadolinite  et  du  zircon. 

5**  Yttrium  titanaté  fejTO-zirconifère,  polymignite.  —  Substance 
métalloïde,  opaque  et  d'un  gris  noirâtre  foncé.  Sa  cassure  est 
conchoïde  et  un  peu  vitreuse,  elle  raie  le  verre  et  pèse  4,8.  Elle 
cristallise  en  prismes  allongés  et  cannelés  dont  la  forme  primitive 
est  un  prisme  droit  rhomboïdal.  On  la  trouve  disséminée  dans  la 
syénite  zirconienne  de  PriedrikswaBrn,  en  Norwége.  Elle  con- 
tient 46,30  d'acide  titanique;  14,14  de  zircone;  11,50  d'yltria; 
12,20  d'oxure  ferreux;  5  d'oxure  céreux;  2,70  d'oxure  manga- 
neux;  4,20  de  chaux. 

6**  Yttrium  silicate  ferro  cérifère,  gadolinite.  —  Substance  d'un 
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Doir  brunâtre  ou  jaunâtre  à  cassure  conchoïde  ou  esquilleuse, 
éclatante  ;  quelquefois  cristallisée  en  prismes  obliques  rhombol- 
daox;  rayant  le  verre  avec  facilité  ;  fusible  au  chalumeau  en  un 
Terre  opaque;  attaquable  par  les  acides;  la  dissolution  donne, 
avec  la  soude  caustique  eu  excès,  un  précipité  qui  se  redissout  en 
partie  dans  le  carbonate  d'ammoniaque.  L'analyse  des  gado- 
liDites  de  Finbo  et  de  Broddbo  a  fourni  à  Berzélius  (moyenne  des 
deux  analyses)  : 

Oiy^çène. 

Acide  silicique 24,98  X  N'îei  =  44                i 

Yltria 45,47  X  1,99  =  90,5  \ 

Oxyde  céreux 16,80  X  1,44  =  24,9   139     3 

—     ferreux 10,80  X  2,222  =  24     ) 

y8,05 

d'où  Ton  peut  admettre  la  formule  {Y,Ce,Fe)3Si. 

"•  Yttrium  silicate ferro  g luct/ere,  ou  ytterbite.  —  Minéral  trouvé  à 
Ttterby,  analogue  à  la  gadolinite,  mais  dans  lequel  la  glucine 
remplace  en  tout  ou  en  partie  l'oxyde  de  cérium,  et  contenant  en 
cuire  un  plus  grand  excès  de  base. 

8*  Yttrium  niobaté  ferro -urani f ère ^  ou  samarskite.  —  Substance 
métalloïde,  d'un  noir  de  velours,  à  poussière  brun-rouge  foncé, 
de  Miask,  en  Sibérie.  Elle  est  disséminée  dans  les  roches  grani- 
loïJes,  en  grains  aplatis,  ayant  pour  densité  5,  7. 

9*  Yttrium  phosphaté^  ou  xénodme.  —  Ce  dernier  minéral  cristal- 
lise en  octaèdre  très-obtus,  comme  le  zircon,  et  à  quelque  ressem- 
blance de  couleur  avec  lui.  Berzélius  avait  cru  d'abord  qu'il  con- 
tenait une  nouvelle  terre  à  laquelle  il  avait  donné  le  nom  de  thorine; 
mais,  en  ayant  depuis  reconnu  la  véritable  composition,  il  donna 
ce  même  nom  de  thorine  à  un  autre  oxyde  métallique  qu*il  dé- 
couvrit véritablement  dans  un  minéral  noir  et  vitreux  provenant 
de  l'île  de  Loewen,  en  Norwége.  Ce  minéral,  nommé  thorite,  con- 
tient 19  pour  100  de  silice,  58  de  thorine  ;  9, 5  d'eau;  des  oxydes 
de  fer,  d'urane  et  de  manganèse  ;  de  la  chaux,  et  des  quantités 
miaimes  d'oxyde  de  plomb,  d'oxydes  d'étain,  de  magnésie,  de  po- 
tasse, de  soude  et  d'alumine. 

FAMILLE  DU  ZIRCONIUM. 

La  zircone,  à  laquelle  nous  arrivons  maintenant^  est  encore  une 
substance  fort  rare,  qui  fait  cependant  partie  d'unepierre  précieuse 
très-anciennement  connue,  nommée  jargonouztrcon^  dans  laquelle 
Klaprolh  la  découvrit  en  1789.  Il  la  trouva  ensuite  dans  une  autre 
pierre  nommée  hyacinthe,  tirée  de  Ceylan,  comme  la  première, 
à  laquelle  on  la  réunit  aujourd'hui  sous  le  seul  nom  spécifique  de 
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zircon.  Cette  substance  est  un  silicate  de  zircone  bien  déûni.  Les 
autres  composés  naturels  de  la  zircone  sont  peu  nombreux,  com- 
pliqués et  encore  mal  définis. 

1°  Zircone  silicatée y  ou  zircon.  —  Celle  substance  se  trouve  sous 
forme  de  cristaux  qui  dérivent  d*un  ocUè- 
dre  très-obtus,  à  base  carrée  {fig.  146),  ou 
d'un  prisme  droit  à  base  carrée,  dont  la  hau- 
teur est  au  côté  comme  67  est  à  74.  Les 
octaèdres  sont  rares,  mais  les  cristaux 
prismatiques  sont  très-communs. 
Le  prisme  carré  qui  les  constitue  est  tou- 
jours terminé  par  une  pyramide  obtuse,  dont  les  quatre  faces  co^ 
respondent,  tantôt  aux  arêtes  du  prisme  comme  dans  la  fi- 
gure 147,  tantôt  aux  faces,  comme  dans  la  flgure  148.  Quelquefois 
les  faces  du  prisme  {fig.  147)  se  raccourcissent  au  point  que  les 
arêtes  verticales  deviennent  nulles,  et,  dans  ce  cas,  le  cristal  se 
trouve  converti  en  un  dodécaèdre  rhomboïdal  que  Ton  serait 
tenté  de  confondre,  à  la  première  vue,  avec  celui  du   système 


Fiij.  146.  —  Zircon 


Fig.  147.  —  Zircon. 


Fig.  148.  —  Zircon. 


Fij(.  149.  —  Zircou. 


cubique  que  présente  le  grenat;  mais  l'incidence  de  toutes  les 
faces  de  celui-ci  est  de  120  degrés;  tandis  que  Tincidence  des 
faces  de  l'octaèdre  obtus,  les  unes  sur  les  autres,  est  de  123'»  Iff, 
et  que  l'incidence  tles  mômes  faces  sur  celles  du  prisme  est  seu- 
lement de  118*  54'.  Très-souvent  les  arêtes  des  cristaux  précé- 
dents se  trouvent  remplacées  par  des  facettes,  comme  on  en  voit 
un  exemple  dans  la  figure  149,  qui  présente  un  passage  du  prisme 
de  la  figure  147  au  prisme  de  la  figure  148.  Ce  sont  les  prismes 
de  la  forme  148  qui  portaient  spécialement  autrefois  le  nom  de 
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zircons;  la  forme  dodécaèdre  (fig.  147),  jointe  à  une  couleur  oran  •' 
gée  brunâtre,  constituait  Yhyacinthe, 

Le  zircon  est  transparent,  ordinairement  orangé  brunâtre; 
maison  en  trouve  aussi  de  verdâtre,  de  jaunâtre  et  de  blanc.  Il 
possède  un  éclat  un  peu  gras,  analogue  à  celui  du  diamant,  ce 
qui  est  cause  que  ks  zircons  blancs  sont  souvent  vendus  ou  em- 
ployés comme  diamants;  mais  ils  s'en  distinguent  facilement  par 
leur  densité  plus  forte  (4,4),  par  leur  double  réfraction,  et  par  leur 
dureté  beaucoup  plus  faible,  puisqu'elle  se  borne  à  rayer  le  quarlz 
et  qu'ils  sont  rayés  par  la  topaze.  Le  zircon  est  infusible  au  cha- 
lumeau qui  lui  fait  perdre  seulement  sa  couleur.  Il  est  inattaqua- 
ble parles  acides.  H  est  composé  de  : 

Silice 33,61  \  molécule. 

Zircone 66,39  i 

Formule  :  Zr  Si. 

Les  zircons  se  trouvent  disséminés  dans  les  syénites,  comme  en 
Norwége,  au  Groenland,  en  Egypte;  ou  dans  les  gneiss  qui  eu 
dépendent,  comme  à  Geylan.  On  le  trouve  aussi  dans  le  basalte, 
comme  en  Auvergne,  à  Expailly  et  aux  environs  du  Puy.  Enfin  on 
le  rencontre  abondamment,  en  cristaux  roulés,  dans  le  sable  de 
quelques  ruisseaux,  comme  à  Expailly,  àCeylan,  au  Pégu.  Il  pro- 
vient alors  de  la  destruction  des  roches  qui  le  renfermaient. 

Les  hyacinthes  étaient  prescrites  par  les  anciens  formulaires 
dans  un  grand  nombre  d'éleciuaires  aromatiques  auxquels  on  at- 
tribuait de  grandes  propriétés.  Elles  avaient  môme  spécialement 
donné  leur  nom  à  la  confection  d'hyacinthes;  mais  on  employait 
CD  place  de  petits  cristaux  fort  réguliers  de  quartz  prisme  coloré 
en  rouge  de  sang  par  de  l'oxyde  de  fer  argileux  (p.  78).  Aujour- 
d'hui ces  diverses  substances  siliceuses  sont  tout  à  fait  sup- 
primées. 

2*  Zircone  hydrosilicalée,  zircon  hydraté^  malacon,  —  Ce  minéral 
fort  singulier  a  été  trouvé  dans  les  Ûlons  de  Hitteroô  (Norwége), 
avec  la  gadolinite.  Il  offre  la  même  forme  cristalline  que  le  zircon 
et  la  même  constitution  moléculaire,  sauf  qu'il  contient  3,03  d'eau 
pour  iOO,  qui  lui  donnent  une  dureté  et  une  pesanteur  spécifique 
moins  considérables.  Il  est  d'un  blanc  bleuâtre  ou  d'un  blanc  de 
laitavec  mélange  de  gris  ;  il  est  translucide  en  fragments  minces  ;  il 
n'offre  pas  de  clivage,  et  sa  cassure  est  esquilleuse  ;  il  est  rayé  par 
le  quartz  et,  à  plus  forte  raison,  par  le  zircon  ;  il  pèse  2,903. 
11  perd  3,03  d'eau  parla  calcination  et  acquiert  alors  une  densité 
de  4,82.  L'acide  chlorhydrique  et  Tacide  sulfurique  concentré 
l'attaquent  à  chaud,  lorsqu'il  a  été  porphyrisé  sans  avoir   été 
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ôalciné.  Lorsqu'il  a  été  calckié,  il  résiste  à  tous  les  acides,  comme 
le  zircoo. 

3®  Zircone  et  alumine  siUcatée^  chrichtonite,  —  Une  substance 
analysée  sous  ce  nom  par  Drappiez  contenait  33  de  silice,  46 
de  zircone,  14  d'alumine,  4  d'oxyde  de  fer  et  i  d'oxyde  de  man- 
ganèse. 

4*  Zircone  silicalée  akaline,  eudiaEte.  —  Substance  à  structure 
lamelleuse,  inégale  ou  grenue,  d'un  violet  rougeâlre,  translucide 
sur  les  bords.  Elle  pèse  2,9;  elle  raie  la  chaux  carbonatée;  elle 
fond  au  chalumeau  en  un  vert  foncé.  Elle  se  dissout  en  gelée  dans 
les  acides.  On  en  trouve  des  cristaux  qui  dérivent  d'un  rhom- 
boèdre aigu.  En  voici  trois  analyses  : 

par  Rammelsberg.        par  Stromeyer. 

Acide  silicique 37,02  52,38  49,92 

Zircone i  2,53  10,89  16,88 

Oxure  ferreux 13,60  6,16  6,97 

—     manganeux »  2,31  1,15 

Chaux 15,22  10,14  11,11 

Soude 17,77  13,92  12,28 

Potasse 1,06  »  0,65 

Chlore »  1  1,19 

L'eudialite  a  été  trouvé  au  Groenland,  dans  la  môme  localité 
que  la  sodalite. 

On  peut  encore  compter  au  nombre  des  composés  naturels  de 
la  zircone  Vœschynitey  la  polymignite  et  le  polykrase,  dont  il  a  été 
fait  mention  parmi  ceux  de  l'yttria. 

FAMILLE  DU  GLUCIUM. 

La  glûcine  a  été  découverte  par  Yauquelin,  en  1798,  dans  deux 
pierres  précieuses,  le  bé?il  et  Vémeraude^  et  voici  à  quelle  occa- 
sion. Plusieurs  minéralogistes,  et  principalement  Rome  de  Tlsle, 
se  fondant  sur  l'identité  de  forme  cristalline,  de  dureté  et  de 
densité  des  deux  substances,  avaient  pensé  qu'elles  devaient  for- 
mer une  seule  espèce.  Mais  cette  opinion  avait  été  contredite  par 
Werner,  lorsque  Haûy,  reprenant  l'examen  des  cristaux  des 
deux  pierres  gemmes,  prononça  qu'on  devait  certainement 
n'en  former  qu'une  espèce.  Or  l'émeraude  avait  été  analysée  par 
Klaproth  et  par  Vauquelin,  qui,  même,  venait  d'y  découvrir 
l'oxyde  de  chrome,  et  il  semblait  résulter  de  l'analyse  de  ces 
deux  chimistes  que  l'émeraude,  à  part  l'oxyde  qui  la  colore,  était 
composée  d'environ  65  centièmes  d'alumine  et  de  30  centièmes 
de  silice.  Sur  ces  entrefaites,  Yauquelin,  ayant  analysé  le  béril. 
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y  découvrit  une  nouvelle  terre  qui  reçut  le  nom  de  glucine,  el  ce 
résultat  fut  opposé  aux  conclusions  de  Hatiy.  Mais  celui-ci  pria 
Yauquelin  de  recommencer  l'analyse  de  Témeraude,  et  c'est 
alors  que  Ton  reconnut  l'identité  de  composition  des  deux  pier- 
res. Ce  résultat  vint  donner  une  grande  valeur  à  l'opinion  de 
Haiiy,  que  l'étude  des  formes  cristallines  d'un  minéral  fournit 
un  des  meilleurs  moyens  d'en  déterminer  Tespèce. 

La  glucine  est  une  terre  blanche»  douce  au  toucher,  happant 
à  la  langue,  faisant  pâle  avec  l'eau,  mais  moins  que  l'alumine, 
et  ne  pouvant  pas  être  moulée.  D'ailleurs  elle  est  soluble  dans 
les  acides,  même  après  avoir  été  calcinée;  de  sorte  qu'elle  ne 
pourrait  servir  dans  aucun  cas  à  la  fabrication  des  poteries.  Le 
sulfate,  le  nitrate,  le  chlorure,  l'iodure  et  le  bromure  sont  solu- 
bles  et  sucrés.  Le  carbonate  el  le  phosphate  sont  insolubles. 

Les  sels  solubles  de  glucine  ne  sont  pas  précipités  par  le  cya- 
nure ferroso-potassique,  ce  qui  les  différencie  de  ceux  de 
thorine  et  d'yttria.  Ils  sont  précipités  par  les  alcalis  libres  ou 
carbonates.  Le  précipite  se  redissout  dans  la  potasse  et  dans  la 
soude  caustiques,  non  dans  l'ammoniaque;  mais  il  se  redissout 
facilement  dans  le  carbonate  d'ammoniaque,  ce  qui  donne  un 
moyen  de  séparer  la  glucine  de  l'alumine. 

Jusqu'à  ces  dernières  années,  on  a  supposé  que  la  glucine  était 
TorméCy  comme  la  zircone  et  l'alumine,  de  2  molécules  de  métal 
et  de  3  molécules  d'oxygène,  et  qu'elle  contenait  en  poids  : 

Glucium 68,83 

Oxygène 31,17        Glucium    —    331,26 

100,00 

Mais  les  expériences  de  M.  Awdejew,  capitaine  au  corps  des 
mines  de  Russie,  semblent  prouver  que  la  glucine  possède  une 
constitution  bien  différente;  car  elle  contient  véritablement  : 

Glucium 36,74  58,084 

Oxygène 63,26  100 


100,00  158,084 

IlI  en  admettant,  ce  qui  paraît  probable,  qu'elle  soit  formée 
d'une  molécule  de  métal  et  d'une  molécule  d'oxygène,  la  molé- 
cule de  glucium  se  trouve  réduite  à  58,084  :  poids  moléculaire 
le  plus  faible  après  celui  de  Thydrogène,  puisque  la  molécule  du 
carbonate  pèse  75,  et  celle  de  l'azote  88,5. 

La  glucine  se  trouve  à  l'état  d'alumïnate,  de  silicate  simple  et  de 
silicate  composé^  constituant  un  petit  nombre  d'espèces  minéralo- 
giques.     . 

GuiBOvmT,  Drogues,  7*  édit .  '"•    '•  ""    ^t 
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CSlndae  alvmlBatcc. 

Cymophûne,  chrysoUte  orientale^  chrysopai^  chrysobéril,  —  Il  n'y  a 
que  peu  d'années  que  l'on  sait,  par  l'analyse  de  M.  Seyberl,  que  la 
cymophane  contient  de  la  glucine  ;  auparavant  on  la  supposait 
formée  d'une  forte  proportion  d'alumine  et  de  silice.  Ensuite 
Thompson  et  Rose  ont  montré  que  la  silice  y  était  acciden- 
telle et  provenait  du  mortier  d*agate  que  Ton  avait  employé 
jusque-là  pour  pulvériser  la  matière.  En  se  servant  d'un  mortier 
d'acier  pour  broyer  la  cymophane,  et  en  enlevant  par  un  acide  le 
fer  que  l'opération  a  dû  introduire  dans  la  substance,  on  ne  la 
trouve  plus  composée  que  de  glucine,  d'alumine  et  d'une  petite 
quantité  d'oxyde  métallique  colorant,  ainsi  qu'on  le  voit  par  les 
analyses  suivantes  : 

l.  II.  m.  -Oxygène. 

Alumine 78,5  78,92  75,26        32,15      3 

Glucine 18  i8  18,79        Wfil     i 

Oxyde  de  fer 4  3,12  4,03 

—  de  chrome »  0,38  » 

—  de  cuivre  etde  plomb.        »  0,29  sable  1,48 

100,5        100,71  99,56 

I.  Cymophane  du  Brésil,  analysée  par  M.  Awdejew. 

IL  —  de  rOural,  par  le  môme.  L'excès  de  poids  donné 
par  ces  deux  analyses  provient  sans  doute  de  ce  que  le  fer  est  à 
l'état  de  protoxyde  dans  la  pierre,  et  de  ce  qu'il  a  été  dosé  à  l'état 
de  peroxyde. 

III.  Cymophane  de  Haddam  (Connecticut),  par  M.  Damour. 

La  formule  GlAl  donne  :  alumine  80,25;  glucine  19,75. 

La  cymophane  se  trouve  en  cristaux  roulés  à  Ceylân  et  au 
Brésil,  dans  les  mêmes  sables  qui  contiennent  les  topazes,  les 
corindons  et  d'autres  minéraux  durs  provenant  de  la  destruction 
des  anciens  terrains.  Elle  présente  alors  une  teinte  laiteuse  avec 
des  reflets  bleuâtres;  mais  elle  est  souvent  complètement  trans- 
parente à  l'intérieur  et  forme,  étant  taillée,  de  fort  belles  pierres 
d'un  jaune  verdâtre.  On  l'a  trouvée  depuis,  à  Haddam,  en  cris- 
taux disséminés  dans  une  roche  composée  de  feldspath  lamelleux, 
de  quartz  et  de  grenats.  Plus  récemment  encore,  on  l'a  recueillie 
dans  rOnral  en  cristaux  assez  volumineux,  d'un  beau  vert  d'é- 
meraude,  qui  ont  la  forme  d'une  double  pyramide  hexagone 
fortement  tronquée,  et  ce  sont  ces  cristaux,  comparés  à  l'éme- 
raude  ou  au  béril,  qui  ont  valu  à  la  pierre  le  nom  de  chrysobéril; 
mais  ces  cristaux  ne  sont  que  des  macles  provenant  de  la  réu- 
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DioD  d'autres  cristaux  donl  la  forme  primitive  est  un  prisme  droit 
rhomboïdaldell9^51'(l). 

La  cymophane  brute  ou  taillée  peut  être  coufondue  avec  d'au- 
tres pierres  qui  peuvent  offrir  la  mèaie  teinte  jaune-verdâlre 
ou  verte  :  tels  sont  le  diamant,  le  corindon,  la  topaze,  le  zircon, 
le  béril,  le  quartz,  le  péridot  et  plusieurs  autres  :  sa  dureté,  qui 
ne  le  cède  qu'à  celle  du  diamant  et  du  corindon;  sa  pesanteur 
spécifique,  qui  est  de  3,689  à  3,706,  et  sa  double  réfraction, 
qui  est  très-forte,  suffiront  toujours  pour  la  faire  reconnaître. 
Ainsi  le  diamant  pèse  3,52,  raie  tous  les  corps  et  ne  possède  que 
la  réfraction  simple;  le  corindon  pèse  de  3,97  h  4,16  et  raie  la 
cymopbane.  La  topaze  est  rayée  par  la  cymophane  et  pèse  de  3,5 
à  3,54;  de  plus  elle  est  électrique  par  la  chaleur.  Le  zircon  pèse 
(le  4,51  à  4,68  et  présente  un  éclat  gras  et  adamantin  très- 
marqué  ;  il  est  un  peu  moins  dur  que  la  topaze.  Le  béril  pèse 
seulement  2,678;  il  est  aussi  dur  que  le  zircon  et  raie  encore  le 
quartz.  Le  quartz  pèse  2,653  et  est  rayé  par  tous  les  corps  précé- 
deuts.  Le  péridot  pèse  3,3  et  raie  à  peine  le  verre  ;  enfin  une  va- 
riété de  la  chaux  phosphatée  cristallisée,  qui  porte  aussi  le  nom 
de  chrysoUtey  se  distingue  de  toutes  les  pierres  précédentes  par 
son  peu  de  dureté,  qui  permet  qu'elle  soit  rayée  par  le  verre. 

«luclne  sllleaiée  ou  PhéBaklte. 

Substance  cristallisée,  vitreuse,  incolore  et  transparente,  un 
peu  plus  dure  que  le  quartz,  mais  beaucoup  plus  fragile,  par  suite 
des  nombreuses  ûssures  qui  la  traversent  ;  elle  pèse  2,969  ;  elle 
est  inaltérable  au  chalumeau  et  inattaquable  par  les  acides. 

(ly  Cette  fonne  primitive  a  permis  d'élever  une  forte  objection  contre  la  for- 
mule de  la  glucine  Gl.  Si  telle  était  en  effet  la  constitution  de  cet  oxyde,  U  est 

extrêmement  probable  que  son  aluminate,  GlAJ,  cristalliserait  en  octaèdre  ré- 
gulier, comme  Taluminate  de  magnésie  ou  spincUe,  et  tous  ses  congénères 

[plêonnste^  gahnite,  dysimite,  etc.),  qui  ont  pour  formule  générale  MM.  et  la  cy- 
mophane se  refuse  à  cette  assimilation.  Il  est  donc  possible,  tout  en  acceptant 
la  composition  de  la  glucine,  telle  qu'elle  a  été  déterminée  par  M.  Awdejew, 
savoir  : 

Glucium 36,742 

Oxygène   63,258 

qu'il  faille  admettre  que  ces  nombres  représentent  2  molécules  de  métal  et 
3  molécules  d'oxygène,  auquel  cas  le  poids  moléculaire  du  glucium  est  h  celui 
de  l'oxygène  comme  18,371  est  à  2l,0s6,  ou  comme  87,124  est  à  iO«».  De  cette 
manière,  le  poids  moléculaire  du  glucium  ne  se  trouve  plus  aussi  bas  placé,  et 

celui  de  la  glucine  (G)  est  474,28,  nombre  plus  en  rapport  avec  la  densité  des 
composés  naturels  de  la  glucine. 
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La  phénakile  a  été  trouvée  dans  TOural  associée  au  micaschiste, 
et  sous  la  forme  d'un  rhomboèdre  obtus  plus  ou  moins  modifié 
sur  les  arêtes,  mais  dont  l'angle  dièdre  supérieur  est  de  115«  :25'  ; 
ou  sous  la  forme  d'un  prisme  hexaèdre  régulier  terminé  par 
le  pointement  àtrois  faces  du  rhomboèdre  primitif.  On  Ta  trouvée 
également  à  Framont,  dans  les  Vosges,  disséminée  dans  un 
quartz  ferrugineux  du  terrain  de  transition,  en  cristaux  dont  la 
forme  générale  est  celle  d'un  prisme  hexaèdre  terminé  par  une 
pyramide  à  six  faces,  comme  le  quartz;  mais  un  examen  plus  at- 
tentif montre  que  ces  cristaux  sont  maclés,  et  proviennent  de  la 
réunion  d'autres  cristaux. 

Analyses  de  la  phénakile  : 

De  Framont,  par  Bischof.      De  rOaral,parHaitw«Il. 
Oxygène.  Oxygène. 

Silice 54,40  28,6o  55,14  28,25 

Glucine 45,57       '28,12  44,47  28,79 

Alumine  et  magnésie . .        0,01  »  traces.  n 

Ces  analyses  montrent  que  dans  la  phénakile  l'acide  et  la  base 
contiennent  la  môme  quantité  d'oxygène,  et  quelle  que  soit  la 
constilulion  de  la  glucine  et  de  la  silice,  sa  formule  minéralogi- 

que  sera  toujours  GSi  (page  74).  Mais  si  l'on  admet  G  pour  le 
signe  de  la  glucine,  la  formule  chimique  de  la  phénakile  sera 

G*Si  ;  si  l'on  admet  G  pour  la  glucine,  la  formule  chimique  du  mi- 
néral deviendra  ^Si.  Elles  sont,  comme  on  le  voit,  aussi  simples 
et  aussi  satisfaisantes  l'une  que  l'autre. 

Le  silicate  de  £;lucine,  en  se  combinant  avec  du  silicate  d'alu- 
mine, constitue  deux  autres  pierres  gemmes,  qui  sont  Veuciaseei 
Vémeraude, 

Eudase. 

Cette  substance  se  trouve  dans  la  province  de  Minas-Geraès  au 
Brésil,  dans  les  mêmes  alluvions  que  le  diamant,  ou  dans  i'ilaco- 
lumile  schisteuse  qui  sert  égale  ment  de  gangue  à  ce  dernier  corps. 
Elle  est  toujours  cristallisée,  très-brillante,  transparente  et  d'un 
vert  bleuâtre  ou  d'un  bleu  très-faible.  Elle  raie  facilement  le 
quartz,  mais  elle  présente  une  telle  fragilité  en  raison  d'un  clivage 
très -facile  dans  le  sens  de  sa  petite  diagonale,  que  le  plus  léger 
choc  la  brise  dans  celte  direction.  Elle  pèse  3,098;  elle  possède  la 
réfraction  double  à  un  haut  degré  ;  elle  est  électrique  par  simple 
pression  et  conserve  pendant  vingt-quatre  heures  son  électricité. 
Chauifé  très-fortement  au  chalumeau,  elle  se  fond  sur  les  bords 
en  un  émail  blanc.  Ses  cristaux  ont  pour  forme  primitive  un 
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prisme  oblique  rhomboïdal  dans  lequel  Tincidence  des  faces  la- 
lérales  est  de  ili**  SCy,  et  celle  de  la  base  sur  les  mômes  faces  de 
118*  46'.  Leur  forme  dominante  est  celle  d'un  prisme  rhomboïdal 
terminé  par  un  pointement  à  quatre  faces.  Deux  des  arêtes  du 
prisme  et  celles  du  pointement  sont  ordinairement  chargées  de 
facettes. 
D'après  l'analyse  de  Berzélius,  Teuclase  contient  :  • 

Oxygène.  Rapports. 

Silice 43,22        22,i5  9 

Alumine 30,50        44,27  '  6 

Gluciiie 2«,78        13,45^  ^ 

Oxure  ferreux 2,22         0,45) 

Acide  stannjque ....        0,70 

Formule  :2GlSi  -f  Al«Si. 

M.  Damour  a  prouvé  depuis  que  Teuclase  renferme  6  p.  100 
d'eau,  qui  ne  peut  être  entièrement  chassée  qu'au  rouge  blanc, 
et  il  a  attribué  à  cette  substance  la  formule  : 

H»*G«Al»'siS 
qu'on  peut  écrire  plus  simplement  : 

H»  Si*  (£,^)*. 

Emerande. 

Substance  vitreuse,  cristallisant  en  prisme  hexaèdre  régulier 
dont  les  arêtes  et  les  angles  sont  souvent  remplacés  par  des  facet- 
tes; mais  la  forme  primitive  est  toujours  très-apparente,  et  il  est 
très  rare  que  les  facettes  qui  rétrécissent  la  base  la  fassent  dispa- 
raître, et  que  le  pointement  soit  complet.  On  en  trouve  aussi  des 
prisme  qui  paraissent  soudés,  cannelés  et  arrondis.  Les  cristaux 
des  variétés  communes  sont  quelquefois  très- volumineux  ;  on  en 
rencontre  à  Chanleloup,  près  de  Limoges,  qui  ont  de  25  à  30  cen- 
timètres de  diamètre  sur  35  à  40  centimètres  de  hauteur. 

L'émerautle  pèse  spécifiquement  de  2,72  à  2,77;  elle  raie  le 
quartz.  Elle  est  presque  infusible  au  chalumeau  ;  mais  elle  se  fond 
avec  le  borax  en  un  verre  transparent  et  incolore. 

L'émeraude  varie  beaucoup  dans  sa  transparence  et  dans  sa 
couleur.  Ainsi  elle  peut  être  parfaitement  transparente  ou  com- 
plètement opaque,  et,  quant  à  la  couleur,  elle  peut  être  d'un  vert 
pur,  d'un  vert  bleuâtre,  d'un  vert  jaunâtre  ou  jaune. 

L'émeraude  transparente  et  d'un  vert  pur  vient  surtout  du  Pé- 
rou et  de  Santa- Fé  de  Bogota;  mais  les  montagnes  d'Ethiopie  en 
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I 

ont  fourni  anciennement  de  fort  célèbres.  Bien  qae  cette  pierre 
le  cède  en  dureté  à  plusieurs  autres  gemmes,  sa  rareté  et  la 
beauté  de  sa  couleur  lui  donnent  un  très-grand  prix.  Une  belle 
émeraude  de  2  décigrammes  vaut  environ  100  francs;  une  pierre 
de  8  décigrammes  vaut J  ,500  francs.  Une  émeraude  de  12*déci- 
grammes  75  a  été  vendue  2.400  francs. 

L'éraeraude  bleuâtre  du  Brésil,  nommée  atgue-marme  {aqua  ma- 
rina)^ à  cause  de  la  ressemblance  de  sa  couleur  avec  Teau  de 
mer,  est  d*un  prix  beaucoup  moindre,  et  le  béril  ou  émeraude 
vert-jaunâtre  de  Sibérie  n'en  a  qu'un  médiocre.  Cependant  un 
beau  béril  transparent  de  la  mine  de  Ganbayum,  aux  Indes  orien- 
tales, taillé  et  du  poids  de  i8i  grammes,  a  coulé  12,500  francs  à 
M.  Hope,  son  possesseur  actuel.  Quant  aux  cristaux  blanchâtres 
et  opaques  des  environs  de  Limoges,  ils  n'ont  d'autre  valeur  que 
celle  que  les  chimistes  leur  donnent,  pour  en  retirer  la  glucine. 

L'émeraude  est  essentiellement  formée,  et  dans  des  rapports 
constants,  de  silice,  d'alumine  et  de  glucine;  mais  elle  contient 
en  outre  un  principe  colorant,  qui  est  l'oxyde  de  chrome  pour  la 
belle  émeraude  du  Pérou,  et  l'oxyde  fer  pour  l'aigue-marine 
et  le  béril.  Berzélius  a  trouvé  dans  une  émeraude  de  Broddbo, 
en  Suède  : 

Oxygène.  Rapports. 

Silice 68,35  36,18  13 

Alumine 17,60  8,22  3 

Glucine 13,13  8,31^^,.  , 

Oxure  ferreux. . . .  0,72  0,16  )  ^'*'  ^ 

Acide  tantftlique..  0,72             »  » 

Si  Ton  admet  que  la  silice  ait  été  un  peu  augmentée  pare  la 
matière  détachée  du  mortier,  et  que  le  rapport  de  l'oxygène  de 
la  silice  et  des  deux  bases  soit  comme  les  nombres  12,  3  et  3,  la 
formule  de  l'émeraude  sera  : 

a  Si* -f'Al^Si'Ci). 

L'euclase  et  l'émeraude  contiennent  la  môme  quantité  propor- 
tionnelle de  glucine  et  d'alumine;  c'est  la  silice  seule  qui  varie  et 
qui  se  trouve  en  beaucoup  plus  grande  quantité  dans  l'émeraude. 

Leucopkane. —  Minéral  trouvé  en  Norwége  disséminé  dans  une 
sycnite,  avec  albite,  éléolite  et  yttrolanlalite.  Il  est  translucide, 
d'un  vert  sale  ou  d'un  jaune  de  vin  pâle.  Il  pèse  2,974,  est  à  peu 
près  aussi  dur  que  le  spath  fluor  et  possède  une  structure  cristal- 
line avec  trois  clivages  distincts.  L'analyse  a  donné  : 

(1)  C'est  sans  doute  par  erreur  do  calcul  ou  d'impression  que  d'autres  formu- 
les ont  été  données  dan^  la  traduction  française  du  mémoire  de  M.  Awdejew,  et 
dans  Dufrénoy,  Traité  de  minéralogie.  T  édition.  Paris,  1 856-1 85<J. 
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Rapport!  molécaUiires. 

Silice 47,82  X  1,76i  =  «4,3  3,o  7 

Chaux 25        X  2,857  =  71,4  3  6 

Glucine H,6i  X  2,108  —  21,4  i  2 

Oxuremanganeux..  1,01  X  2,248  «=«    2,2  »  » 

Sodium 7,50  X  3,478  -»  26,1  1  2 

Potassium 0,20x3,046=-    0,«  »  n 

Fluor 0,17x8,421—51,9  2  4 

L'analyse  donne  immédialement  G^Si  +  2  Ca»  Si*  +  2SdF*, 

ou  2G3Si  +  3Ga«Si8  +  SSdF^  ; 
mais  si  ou  admet  dans  l'analyse  un  excès  accidenlel  de  silice,  h 
formule  peut  être  beaucoup  plus  simple  et  devenir  G^  Si  +  Ca^Si* 

+sdF^ 

ou  G3si«  +  Ca3  Si  +  Sd  F^ 

FAMILLE   DE   L'ALUMINIUM. 

Ce  métal  n'est  connu  que  depuis  Tannée  1827,  époque  à  la- 
quelle M.  Wœhler  e^t  parvenu  à  l'isoler  en  décomposant  le  chlo- 
rure d'aluminium  par  le  potassium.  Ainsi  obtenu,  il  est  sous 
forme  d'une  poudre  grise  ou  de  paillettes  brillantes  semblables  à 
celles  du  platine.  Il  est  infusible  à  la  température  oti  fond  la  fonte 
de  fer.  11  est  inaltérable  à  froid  dans  l'eau  et  dans  l'air;  mais  il 
décompose  l'eau  à  100  degrés  et  en  dégage  l'hydrogène,  et  il 
brûle  avec  vivacité,  à  la  chaleur  rouge,  dans  l'air  et  dans  l'oxy- 
gène. M.  Sainte-Glaire  Deville  l'a  depuis  obtenu,  en  traitant  le 
chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium,  par  le  sodium,  à 
l'état  de  métal  blanc,  très-malléable,  fusible  comme  l'argent,  pe- 
sant 2,  56,  pouvant  se  fondre  et  se  coulera  l'air  sans  s'oxyder  sen- 
siblement. 

L'alumine  ou  'oxyde  d'aluminium,  tire  son  nom  du  nom  latin 
de  l'alun  {alumen),  dont  elle  est  un  des  principes  constituants,  et 
d'où  on  la  retire  encore  tous  les  jours  à  l'état  de  pureté.  Elle  est 
blanche,  douce  au  toucher,  insipide,  inodore,  insoluble  dans 
l'eau,  mais  faisant  pâte  avec  elle,  lorsqu'elle  n'a  pas  été  cal- 
cinée. Sous  le  môme  état,  elle  est  facilement  soluble  dans  les 
acides,  d'où  elle  est  précipitée  par  les  alcalis.  Ainsi  précipitée, 
elle  se  redissout  facilement  dans  la  potasse  et  la  soude  caustiques, 
mais  non  dans  l'ammoniaque  ni  dans  le  carbonate  d'ammo- 
niaque. 

L'alumine  est  peut-être,  après  la  silice,  la  matière  la  plus  abon- 
dante de  la  croûte  solide  du  globe.  Non-seulement,  en  raison  du 
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feldspath  qui  la  contient,  elle  fait  partie  des  terrains  primitifs, 
dont  la  masse  est  incomparablement  plus  grande  que  celle  de 
tous  les  autres  terrains  réunis;  mais  elle  entre  aussi,  comme  par- 
tie importante,  dans  les  schistes  des  terrains  intermédiaires,  dans 
les  argiles  des  terrains  secondaires  et  tertiaires,  et  dans  le  ten^ain 
meuble  qui  les  recouvre  tous  et  qui  sert  de  réceptacle  à  la  végéta- 
tion. L'alumine  est  donc  un  des  corps  les  plus  abondants  do  la 
nature  ;  mais  nous  n'avons  à  la  considérer  ici  que  dans  les  espèces 
minérales  qui  la  présentent  presque  pure  ou  native,  et  dans  celles 
où  elle  entre  comme  principe  déûni  et  électro-positif.  Voici  Ténu- 
mération  de  ces  minéraux,  dont  nous  n'examinerons  que  les 
mieux  définis,  les  plus  répandus  ou  les  plus  utiles  : 

1*  Aluminium  oxydé  ou  alumine  native,  —  Elle  constitue  les 
pierres  précieuses  connues  sous  les  noms  de  corindon^  télépie^  ru^ 
bis  oriental^  saphir  oriental,  etc.,  et  Vémejn,  qui  sont  tous  réunis 
iaujourd'hui  en  une  seule  espèce  sous  le  nom  de  corindon; 

2^*  Alumine  hydratée.  —  On  en  connaît  trois  espèces  nommées 
gypsilCy  diaspore  et  hydrargilite  ; 

3**  Alumine  mellitatée  ou  mellite; 

4**  Alumine  sous-sulfatée  et  sulfatée; 

5**  Alumine  sous- fluorée  ou  fluélite.  —  Minéral  très-rare,  proba- 
blement composé  d'alumine  et  de  fluorure 'd'aluminium,  d'après 
un  essai  de  WoUaslon  ; 

6""  Alumine phosjjhatée .  —  Ce  composé  ne  se  trouve  jamais  pur; 
mais,  combiné  ou  mélangé  à  d'autres  phosphates,  il  constitue  un 
certain  nombre  de  minéraux  connus  sous  les  noms  de  fischétite 
ou  péganite,  turquoise,  amblygonite,  klaprothine,  etc.  ; 

7**  Alumine  fiuosilicatée  ou  topaze; 

8*  Alumine  silicatée  et  hydrosilicatée  dont  il  existe  un  grand  nom- 
bre d'espèces  soit  simples,  soit  combinées  à  d'autres  silicates. 

itlamiBe  natiTe  ou  CorindoB, 

Celle  substance  est  la  plus  dure  de  toutes  après  le  diamant.  Le 
diamant  est  donc  le  seul  corps  qui  puisse  la  rayer  et  elle  raie  tous 
les  autres.  Elle  pèse  4  ;  elle  est  infusible  au  chalumeau,  et  elle  y 
prend  une  belle  couleur  bleue,  lorsqu'elle  a  été  préalablement 
pulvérisée  et  imbibée  de  nitrate  de  cobalt. 

Le  corindon  se  trouve  sous  trois  formes  principales  :  i*'  cristal- 
lisé et  transparent,  formant  des  pierres  précieuses  d'un  très-grand 
prix  ;  2°  cristallisé  et  opaque  {spath  adamantin,  corindon  harmo- 
phane  de  Haiiy),  ayant  une  valeur  purement  scientitique  ;  3®  en 
masses  granulaires  dont  la  poudre  est  très-usitée,  sous  le  nom 
d'émeri,  pour  le  polissage  des  corps  durs. 
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La  forme  primitive  du  corindon  cristallisé  est  un  rhomboèdre 
aigu(/îy.  150),  dont  les  faces  d*un  môme  sommet  sont  inclinées 
entre  elles  de  86°  38',  et  celles  d'un  sommet  sur  l'autre  de  93**  2Ï, 


Fig.  ISO.  —  Corindon. 


Fig.  15i.  —Corindon. 


et  c'est  cette  forme,  identique  avec  celle  du  fer  oligiste  ou  sesqui- 
oxyde  de  fer,  qui  a  fait  admettre  que  l'alumine  est  composée  de 
2  molécules  de  métal  et  de  3  molécules  d'oxygène.  Ses  formes  les 
plus  ordinaires  sont:  i®  un  prisme  hexaèdre  {fig.  151)  qui  peut 


Fig.  153.  —  Corindon. 


Fig.  i54.  —  Corindon. 


être  pur  OU  modifié,  sur  trois  angles  alternatifs  des  deux  bases, 
par  des  facettes  appartenant  au  rhomboèdre  primitif;  2*»  plusieurs 
dodécaèdres  triangulaires  isocèles  aigus,  provenant  de  décrois^e- 
naents  différemment  inclinés  sur  les  arêtes  culminantes  du  rhom- 
boèdre. Ces  dodécaèdres  peuvent  être  isolés,  comme  dans  les 
figures  152  et  153,  ou  réunis  sur  le  môme  cristal,  comme  dans  la 
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figure  454,  ou  séparés  et  tronqués  aux  sommets  comme  dans  les 
figures  155  et  156,  etc.  Certains  cristaux  d'une  transparence  un 
peu  imparfaite  et  à  arêtes  arrondies,  taillés 
perpendiculairement  à  Taxe  et  surtout  en  ca- 
bochon^ c'est-à-dire  en  surface  arrondie,  of- 
frent, lorsqu'on  les  place  entre  Tœil  et  une 
vive  lumière,  un  étoile  blanchâtre  à  six 
rayons  qui  porte  le  nom  d'astérie.  Le  corindon 
possède  la  double  réfraction  à  un  faible  de- 
gré. 

Le  corindon  varie  beaucoup  dans  sa  couleur 
et  sa  transparence  :  ce  n'est  que  lorsqu'il  est 
parfaitement  transparent  et  d'une  couleur  vive 


155.  — Coriadon. 


Fig.  156.  —Corindon. 


qu'il  a  du  prix.  Le  plus  estimé  est  le  rouge,  nommé  rubis  orien- 
tal, dont  le  prix  surpasse  même  celui  du  diamant  (1).  . 
Après  vient  le  corindon  bleu  ou  saphir  oriental; 

—  jaune      topaze  orientale  ; 

—  vert        émeratide  orientale  ; 

—  violet      améthyste  orientale; 

—  limpide  et  incolore,  dit  saphir  blanc. 
On  joint  à  toutes  ces  appellations  le  surnom  oriental^  pour  dis- 
tinguer ces  gemmes,  toutes  fort  rares  et  d'un  prix  très-élevé, 
d'autres  pierres  semblables  pour  la  couleur,  mais  d'une  compo- 
sition bien  différente. 

Ainsi  le  saphir  d'eau,  ou  cordiérite^  est  une  pierre  violette  ou 
bleuâtre,  composée  d'alumine  et  de  magnésie  silicatées. 

La  topaze  du  Brésil,  ou  topaze  simplement  dite,  est  de  l'alumine 
fluosilicatée. 

La  topaze  de  Bohême,  ou  topaze  d* Inde,  est  du  quartz  hyalin  jaune. 

Vémeraude  du  Pérou,  ou  émeraude  simplement  dite,  est  un  sili- 
cate de  glucine  et  d'alumine. 

(!)  A  la  vente  des  pierres  fines  de  M.  de  Drée,  un  très-beau  diamant  de 
8  grains  a  été  vendu  hOO  francs,  et  un  rubis  du  môme  poids  1,000  francs.  On 
autre  rubis  de  10  grains  a  été  vendu  14,000  francs. 
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Vaméthyste  commune  est  du  quartz  hyalin,  violet. 

Toutes  ces  pierres  peuvent  être  facilement  distinguées  du  co- 
rindon par  leur  dureté  moindre  et  par  leur  densité  respective. 

Le  corindon  cristallisé  est  formé  d'alumine  sensiblement  pure, 
comme  on  le  voit  par  l'analyse  d'un  saphir  bleu,  faite  par  Kla- 
prolh,  et  qui  a  donné,  sur  100  parties, 

Alumine 9S,5 

Chdux 0,5 

Oxyde  de  fer....        1 

Toutes  les  autres  analyses  offrent  des  quantités  variables  de 
silice;  mais  comme,  à  Tépoque  où  elles  ont  été  faites,  on  trouvait 
de  la  silice  dans  tous  les  aluminates  naturels  qui  n'en  contiennent 
pas,  en  raison  de  leur  grande  dureté  et  de  leur  action  corrodante 
sur  le  mortier  d'agate  qui  servait  à  les  pulvériser,  il  est  probable 
qu'il  en  a  été  de  môme  pour  la  plupart  des  corindons  analysés. 

Le  corindon  cristallisé  forme  une  partie  constituante  acciden- 
telle des  terrains  primitifs.  On  le  trouve  dans  la  Chine  et  au  Thi- 
bet,  dans  un  granité  à  feldspath  rougefttre  et  à  mica  argentin. 
Dans  rinde  il  est  accompagné  d'amphibole,  d'épidote,  de  zircon, 
de  fer  oxydulé,  etc.  Dans  le  Piémont,  il  est  disséminé  dans  un' 
micaschiste  ;  mais  on  le  trouve  plus  fréquemment  dans  les  sables 
qui  proviennent  de  la  décomposition  des  roches  primitives,  mé- 
langé, selon  les  contrées,  au  diamant,  à  l'or,  au  platine,  au  zircon, 
à  la  topaze,  au  fer  titane,  etc.  On  le  trouve  en  France  dans  les 
ruisseaux  d'Expailly  et  du  Puy. 

Le  corindon  granulaire  ou  ^meri  appartient  aux  terrains  primitifs 
talqueux  et  micacé.  On  le  trouve  en  Europe,  principalement  en 
Saxe  et  dans  l'île  de  Naxos.  Il  est  en  masses  amorphes,  très-dures, 
ordinairement  couvertes  de  mica.  A  Tinlérieur,  tantôt  ces  masses 
granulaires  sont  presque  aussi  pures  que  le  corindon  cristallisé, 
tantôt  elles  contiennent  à  l'état  de  mélange,  et  constituant  plutôt 
une  roche  composée  qu'un  minéral  simple,  une  quantité  plus  ou 
moins  grande  de  fer  oxydulé  et  probablement  titane  ;  en  voici 
deux  analyses  : 

Énieri  de  Naxos,  Émeri  de  Naxof, 
par  Tennant.        par  Vauquelin. 

Alumine 8i  53 

Silice 3  12,66 

Oxyde  de  fer 4  21,66 

Chaux »  1,66 

Perte »  7,19 

L'émeri  pulvérisé  sert  à  user  et  polir  les  métaux,  les  glaces  et 
les  pierres  précieuses.  On  le  broie  entre  deux  meules  d'acier  et 
on  le  délaie  dans  l'eau,  qui  Tabandonne  ensuite  par  le  repos  sous 
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plusieurs  états  de  finesse  commandés  par  Tusage  auquel  il  csl 
desliné. 

AlvmiBe  hydratée. 

Bydrargilite,  —  Hydrate  d'alumine  trouvé  à  Achmatowsk,  près 
de  Slatoust  dans  l'Oural.  Il  est  cristallisé  en  prismes  hexaèdres 
réguliers  ou  en  prismes  à  douze  faces  qui  résultent  de  la  combi- 
naison des  deux  prismes  hexaèdres  du  système  rhomboédrique. 
Il  est  d'un  blanc  rougefttre,  translucide  et  fortement  nacré  sur  les 
bases.  Il  est  rayé  par  la  chaux  carbonatée  ;  il  devient  blanc  et 
opaque  au  chalumeau.  G.  Rose  a  constaté  que  ce  minéral  était 
formé  seulement  d'eau  et  d*a1umine,  mais  il  n'en  a  pas  déterminé 
les  proportions.  D'après  l'analyse  de  Hermann  et  de  Robell,  sa 
composition  serait  de  65,5  d'alumine  et  de  34,5  d'eau  en  poids; 
ce  qui  répond  à  la  formule  A1^0^,3H0. 

On  rapporte  à  cette  espèce  comme  variété  la  Gibbsite;  sub- 
stance blanchâtre  ou  verdâtre,  non  cristallisée,  rayant  la  chaux 
sulfatée,  pesant  2,4;  donnant  beaucoup  d'eau  à  la  distillation, 
se  colorant  en  bleu  par  la  calcination  avec  le  nitrate  de  cob:ilt. 
Soluble  dans  les  acides  minéraux  et  offrant  les  réactions  des  com- 
posés alumineux.  Composition,  suivant  M.  Torrey  : 

Oiygène. 

Alumine C4,8        30,26        { 

Eaii 34,7        30,84        { 

Formule  :  Al^4-  3H. 

La  gibbsite  a  été  trouvée  sous  forme  de  petites  masses  mame- 
lonnées ou  de  stalactites,  dans  une  mine  de  manganèse,  à  niche- 
mond,  dans  le  Massachusets. 

Alumine  hydratée  feiTifère  ou  diaspore,  —  Substance  d'un  gris  de 
perle  ou  d'un  gris  brunâtre,  en  cristaux  allongés  imparfait»?,  ou 
en  masses  bacillaires  très- plates,  dont  le  clivage  paratt  conduire 
à  un  prisme  oblique  non  symétrique.  Elle  est  assez  dure  pour 
rayer  le  verre  ;  mais  elle  est  très-fragile  ;  elle  pèse  3,432  à  3,452  ; 
elle  décrépite  par  la  chaleur  et  dégage  de  l'eau;  elle  est  infusible 
au  chalumeau  et  y  bleuit  par  le  nitraie  de  cobalt.  Les  acides  con- 
centrés  l'attaquent  à  peine.  Diverses  analyses  ont  donné  de  75 
à  78  d'alumine  ;  4,5  à  7,8  d'oxyde  de  fer  ;  13  à  15  d'eau,  plus  des 
quantités  minimes  de  chaux,  de  magnésie  et  de  silice.  For- 
mule :  (Ai  Fe)  +  H. 

Alumine  mellitatée. 

Mellite  ou  Honigsiein.  —Substance fort  singulière  qui  nous  offre 
l'alumine  combinée  avec  un  acide  organique  :  aussi  la  irouve-t-on 
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seulemenl  avec  le  succin,  dans  les  dépôts  de  lignite.  Elle  est  très- 
rare,  et  a  été  trouvée  principalement  à  Arten,  en  Thuringe.  On 
l'a  regardée  autrefois  comme  du  succin  cristallisé.  Klaproth  en 
a  fait  connaître  la  nature  et  en  a  retiré  Tacide  mellitique.  C'est 
un  acide  cristallisable,  d'une  saveur  fortement  acide,  inaltérable 
àTair,  décomposable par  le  feu.  Il  est  très-soluble  dans  l'eau,*  solu- 
ble  dans  Talcooi,  inaltérable  par  l'acide  nitrique.  Il  a  été  analysé 
par  M.  Liebig,  qui  avait  pensé  d'abord  qu'il  était  formé  à  l'état 
anhydre  de  0*0',,  de  ,môme  qu'on  admet  encore  que  l'acide  oxali- 
que anhydre  ne  contient  que  C^O^.  Mais  aujourd'hui  M.  Liebig 
pense  que  le  véritable  acide  mellitique,  le  seul  d'ailleurs  que  l'on 
obtienne, =C*0*H*.  Cet  acide  se  combine  aux  oxydes  métalliques, 
même  à  ceux  de  plomb  et  d'argent,  sans  décomposition;  car  le 
mellitatc  d  argent,  séché  à  100  degrés,  =  C^H^O*  +  AgO.  Ce  n'est 
qu'à  180  degrés  qu'il  perd  WO  et  que  le  sel  devient  0*0^  +  AgO  = 
CH)*Ag;  c'est-à-dire  que,  dans  cet  état,  sa  composition  peut  être 
représentée  par  de  l'oxyde  de  carbone,  plus  de  l'argent. 

Le  mellite  a  l'apparence  extérieure  du  succin  jaune  de  miel;  il 
esl  transparent,  réfracte  fortement  la  lumière  et  prend  l'électri- 
cité ré.'^ineuse  par  le  frottement.  Il  cristallise  en  octaèdre  obtus  à 
base  carrée  (Jig,  157),  en  octaèdre  basé  ou  épointé  (Jig.  158),  ou 


Fig,  157.  —  Alumine 
mdUUtée. 


Fig.  158.  — Alumine 
meUiUtée. 


Fig.  150.  —  Alumluc 
meUitatée. 


en  dodécaèdre  irrégulier  {fig.  159).  Il  pèse  1,58  à  1,66  ;  il  fournit 
de  l'alumine  blanche  par  la  calcination;  il  se  dissout  dans  les 
acides  et  les  alcalis  caustiques. 

Pour  en  retirer  l'acide  mellitique,  on  le  traite,  pulvérisé,  par 
le  carbonate  d'ammoniaque  ;  on  fait  cristalliser  le  mellitate  d'am- 
moniaque, on  le  redissout  dans  l'eau,  on  le  précipite  par  l'acétate 
de  plomb  et  l'on  décompose  le  mellitate  de  plomb  par  le  sulfide 
hydrique. 

Alumine  sulfatée. 

Sous  cette  simple  dénomination,  je  ne  traiterai  pas  des  aluns 
naturels,  qui  sont  des  composés  de  sulfate  d'alumine  avec  des 
sulfates  de  potasse,  de  magnésie  ou  de  fer;  je  ne  traiterai  pas  non 
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plus  de  l'alunite,  qui  est  un  alun  de  potasse  rendu  insoluble  par 
un  excès  d'alumine,  cette  substance  devant  trouver  sa  place 
parmi  les  composés  potassiques;  mais  je  parlerai  de  trois  sulfates 
d'alumine  simplement  hydratés  que  Ton  trouve  en  différentes 
localités. 

i^  Alumine  sulfatée  hydratée j  webstérite  ou  aluminite.  —  Ce  mi- 
néral a  été  trouvé  anciennement  dans  les  environs  de  Hall,  en 
Saxe;  en  1813,  M.  Webster  en  a  observé  un  nouveau  gisement 
dans  le  terrain  de  craie,  à  New-Haven,  sur  la  côte  du  Sussex; 
depuis,  Brongniart  Ta  retrouvé  dans  le  terrain  tertiaire  d'Au- 
teuil  et  Dufrénoy  dans  le  même  terrain,  à  Lunel-Vieil  (Gard). 

Dans  tous  ces  gisements,  la  webstérite  est  blanche,  terreuse, 
douce  au  toucher,  et  tache  les  doigts  à  la  manière  de  la  craie. 
Elle  pèse  1,66.  Celle  de  Hall  et  du  Sussex  a  toute  Tapparence  de 
la  craie;  celle  d'Auteuil  et  de  Lunel-Yieil  présente  une  structure 
un  peu  oolitique.  Malgré  cette  différence,  la  composition  chimi- 
que du  minéral  est  partout  la  même,  et  la  parfaite  concordance 
des  analyses  montre  qu'il  est  formé  de  : 

Alumine 29,79  i  molécule. 

Acide  sulfuriquc.        23,25  i 

Eau 46,9G  9 

.  Formule  :  Al  S  +  9H. 

La  webstérite  ressemble  à  tous  les  corps  blancs  et  d'apparence 
terreuse,  tels  que  la  silice  terreuse^  certaines  argiles  blanches^  la 
craie,  la  magnésie  carbonatée  ou  silicatée  et  d'autres.  Elle  se  dislin- 
gue de  toutes  ces  substances -par  la  propriété  d'être  dissoute  par 
les  acides,  sans  effervescence  et  sans  résidu. 

V  Alumine  sous-sulfatée  hydratée,  —  trouvée  par  M.  Basterot  à 
la  montagne  de  Bernon,  près  d'Épernay.  L'analyse  faite  par 
Lassaigne  a  donné  : 

Oxygène.  Rapports. 

Alumine 39,70          18.54  9 

Acide  sulfurique 20,06          i2,00  6 

Eau 39,94          35,50  18 

Sulfate  de  chaux 0,30            »  » 

Formule  -.^«S*  +  18H. 

S^  Alumine  trisulfatée  hydratée,  alunogène.  — Substance  blanche, 
fibreuse,  d*une  saveur  acerbe,  donnant  de  l'eau  et  de  l'acide 
sulfurique  par  l'action  du  feu.  Elle  se  dissout  dans  Teau  et  forme 
avec  l'ammoniaque  un  précipité  gélatineux  qui  se  redissout  dans 
la  potasse  caustique.  On  la  trouve  dans  les  solfatares  de  Pouzzoles 
et  de  la  Guadeloupe.  M.  Boussingault  Ta  également  observée  dans 


•  Digitized  by  VjOOQ IC 


WAVELLITE  OU   ALUMINE  PHOSPHATÉE.  335 

les  schistes  iDtermédiaires  qui  bordent  le  Rîo-Saldana,  dans  la 
Colombie.  Elle  parait  varier  par  la  quantité  d'eau  qu'elle  con- 
tient. 

Alunogéne  de  la  Guadeloupe,  par  Beudant, 

Oxygène.  Rapports. 

Alumine 16,76  7,83  3 

Acide  Bulfuriquc 30,94  23,90  9 

Eau 36,44  32,39  12 

Alun  de  potasse 4,58  »  » 

Sulfate  de  fer 1,94  »  » 

Formule  :  AÏS»  +  12H. 

Alunogéne  de  Rio-Saldana^  pav  M.  Boussingault. 

Oxygëuc.  Rappoi'tt. 

Alumine 16,00  7,47  3 

Acide  sulfuriquc 36,40  21,79 

Eau 46,60  41,25  18 

Oxyde  de  fer 0,04  »  » 

Chaux 0,02  »  » 

Argile 0,04  »  » 

Formule  :  ^S»+i8H. 

1¥aTelliie  ou  «Inmiiie  phosphatée. 

C'est  un  phosphate  hydraté  d'alumine,  qu'on  ne  connaît  que 
sous  la  forme  d'aiguilles  déliées,  prismes  rhombiques  droits,  d'un 
éclat  vif  ou  nacré  formant  des  globules,  des  mamelons  ou  des 
stalactites  à  structure  radiée.  On  a  tout  d'abord  trouvé  celte 
substance  dans  le  Devonshire  et  dans  le  Cornouailles,  et  depuis 
en  bien  d'autres  localités,  en  Irlande,  en  Bohême,  en  Saxe,  en 
Hongrie,  au  Groenland,  aux  États-Unis,  au  Mexique  et  au  Brésil.  Sa 
densité  est  2,3.  Elle  contient  35,3  d'acide  phosphorique,  38  d'alu- 
mine et  26,  d'eau  et  correspond  à  la  formule  :  P^Al»^". 

A  la  wavellite  se  rattachent  deux  minéraux  qui  ressemblent 
beaucoup  à  Talumine  hydratée,  et  qui  ont  reçu  les  noms  de  fiscké- 
nVe  et  de  péganite.  Le  premier  est  sous  forme  de  petites  feuilles 
cristallines  ou  de  petits  prismes  à  six  faces  qui  paraissent  être  ré- 
guliers. L'analyse  a  donné  : 

Fiscbérite.         Péganite  de  Saxe. 

Alumine 38,47  44,49 

Acide  phosphorique 29,03  30,49 

Eau 27,50  22,82 

Oxydes  de  fer,  de  manganèse  et 

de  cuivre 2  2,20 

Phosphate  de  chaux 3  » 

100,00  100,00 
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L'alumine  phosphatée  se  trouve  aussi  mélangée  avec  d'autres 
phosphates  et  constitue  quelques  minéraux  que  nous  ne  pouvons 
entièrement  passer  sous  silence. 

1**  Alumine  phosphatée plombif ère,  —  On  a  trouvé  dans  Tancienne 
mine  de  cuivre  de  Rosières,  déparlement  du  Tarn,  des  stalactites 
assez  volumineuses  formées  de  couches  concentriques  différem- 
ment colorées  en  vert,  en  vert  jaunâtre  ou  en  brun,  mais  dont  le 
centre  est  occupé  par  une  substance  poreuse  et  grenue  d'un 
jaune  d'ocre  pàle^  dont  Berthier  a  déterminé  la  composition,  et 
qui  contient  : 

Oxygène.  Rapports. 

Alumine 23  10,74               8  24 

Oxyde  de  plomb iO  0,72 1  .  -.^      .  , 

-    de  cuivre 3  0,61)'»'*^      *  ^ 

Acide  phosphorique 25  U,t9  10,6  30 

Eau 38  33,79  25,4  76 

Formule  :  Al«F*  -f  Pb  j  »  ,P  4-  76H  ou  M» P«  -+-  Pb  )  '£-h  76H. 
""        Cu)  "        Cu) 

2"  Alumine  phosphatée  cuprifère  ou  turquoise,  —  Substance  d'un 
bleu  céleste,  d'un  bleu  verdâtre,  ou  verte,  opaque  ou  faiblement 
translucide,  un  peu  plus  dure  que  la  chaux  phosphatée,  et  suscep- 
tible de  prendre  le  poli.  Elle  pèse  de  2,836  à  3.  Elle  est  infusible 
au  chalumeau  et  insoluble  dans  les  acides.  Elle  paraît  âtre  de 
composition  variable,  d'après  les  analyses  suivantes  : 

Bleue  de  ciel.  Verte. 

Par  John.  Par  Hermum. 

Alumine 44,50  47,45  50,75 

Acide  phosphorique 30,90  27,34  5,64 

0\yde  de  cuivre 3,75            2,02  \  ,42 

—  de  fer 1,80            1,10  1,10 

—  de  manganèse »              0,50  0,60 

Eau ? 19,00  !8,18  18,13 

Silice »               »  4,26 

Phosphate  de  chaux  (Ca»P).  »  3,61  18,10 

90,95         100,20         100,00 

L:i  turquoise  est  une  pierre  très-recherchée  et  qui  se  maintient 
à  des  prix  très-élevés.  Elle  provient  des  environs  de  Muschad,  en 
Perse.  Elle  forme  des  rognons,  gros  au  plus  comme  des  noisettes, 
dans  une  argile  ferrugineuse  qui  remplit  les  fissures  d'un  schiste 
siliceux.  On  lui  substitue  souvent  soit  un  émail  artiliciel  coloré 
en  bleu  verdâtre,  soit  des  dents  de  mammifères  fossiles,  colo- 
rées en  bleu  par  du  phosphate  de  fer,  et  que  Ton  trouve  à  Aucb, 
dans  le  département  du  Gers,  et  dans  d*autres  lieux.  Celles-ci, 


Digitized  by  VjOOQ IC 


ALUMINE  FLUOSILICATÉE  OU  TOPAZE.  337 

beaucoup  plus  tendres  que  la  véritable  turquoise,  se  dissolvent 
d'ailleurs  dans  les  acides,  et  répandent  au  feu  une  odeur  animale. 
On  les  nomme  turquoises  de  la  nouvelle  roche;  elles  ont  très-peu 
de  valeur. 

3®  Alumine  phosphatée  magnésifère,  klaprothtne,  blauspath,  lazu- 
lite.  —  Le  nom  de  lazulite,  que  les  minéralogistes  allemands  don- 
nent à  celte  substance,  tendant  à  la  faire  confondre  avec  le  vérita- 
ble lapis  lazuli  qui  produit  Toutremer  naturel,  il  convient,  si  Ton 
vent  la  désigner  par  un  nom  univoque,  d'adopter  celui  de  klapro- 
ihine,  qui  a  été  proposé  par  Beudant.  Cette  substance  se  trouve 
cristallisée  ou  en  petites  masses  amorphes  dans  les  fissures  des 
schistes  argileux,  comme  à  Schlamming,  près  de  Werfen  en 
Salzbourg;  ou  dans  les  micaschistes  ou  roches  de  quartz 
subordonnées  de  Miirzthal  près  de  Krieglach,  et  de  Wald- 
bach  près  de  Vorau,  en  Styrie  ;  à  Wienerisch-Neusladt,  en  Au- 
triche; etc. 

Les  cristaux  sont  des  prismes  rectangulaires  presque  carrés  ou 
des  cristaux  octogones  assez  compliqués,  qui  dérivent  d'un  prisme 
droit  rhomboïdal  de  91»  lO'  et  88*  50'.  Elle  est  d'une  belle  couleur 
bleue,  presque  opaque  et  d'un  'éclat  vitreux.  Elle  raye  le  verre, 
mais  est  rayée  par  le  quartz.  Elle  pèse  3,056;  elle  donne  de  Peau 
par  la  calcination;  elle  se  boursoufle  au  chalumeau  et  y  prend 
un  aspect  gris  vitreux,  mais  elle  ne  s'y  fond  pas. 

La  klaprothine  a  été  analysée  par  Klaproth,  Brandes,  Fuchs 
et  M.  Rannmelsberg  (1).  Les  analyses  présentent,  sur  100  parties, 
38à43d'acidephosphorique;  29 à  34d'alumine,9  àlSde  magné- 
sie; 2  à  10  de  protoxyde  de  fer,  dont  la  quantité  est  générale- 
ment inverse  de  celle  de  la  magnésie  ;  une  petite  quantité  de  chaux; 
5  à  6  d'eau,  et  une  quantité  variable  de  silice  que  M.  Ram- 
melsberg  regarde  comme  étrangère  au  minéral,  pour  lequel  il 

adopte  la  formule  2Mg | *P  +  À'i^P»  +  6H. 

Fe  ""       "" 


Alumine  ûuoMïlletMe  ou  Topaze. 

Substance  vitreuse  qui  se  présente  presque  toujours  en  cristaux 
qui  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomboïdal  de  i24'>  20'  et  55^0' 
ifig.  160).  Les  deux  angles  obtus  du  prisme,  formés  par  l'incidence 
antérieure  et  postérieure  des  faces  M,  existent  très-souvent;  mais 
les  deux  angles  latéraux  sont  toujours  remplacés  par  deux  facettes. 


T     I     «—  99 
GuiioimT,  Droguei,  7«  édit.  x.  *. 


(1)  Rammelsberg,  Annuaire  di  chimie,  1846,  p.  318. 

T. 
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comme  on  le  voit  dans  les  figures  161, 162  et  163-,  qui  présentent, 
en  outre,  trois  terminaisons  différentes  du  même  prisme;  le  pre- 
mier étant  terminé  par  un  pointement  à  quatre  faces,  le  deuxième 
par  un  biseau  et  le  troisième  par  une  par- 
tie de  la  base  du  cristal  primitif.  Ces  trois 
formes  dominantes  peuvent  ensuite  être 
modifiées  par  un  nombre  plus  ou  moins 
considérable  de  facettes,  tant  terminales 
que  latérales;  mais  on  les  reconnaît  tou- 
jours plus  ou  moins,  et  elles  peuvent  servir 
à  déterminer  l'origine  des  cristaux,  la  pre- 
mière forme  étant  propre  aux  topazes  du 
Brésil^  la  deuxième  caractérisant  surtout  la  topaze  de  Sibérie,  et 
la  troisième  la  topaze  de  Saxe.  Enfin  il  arrive  très-souvent  que 
les  quatre  facettes  latérales  s'accroissent  au  point  de  faire  dispa- 
raître presque  complètement  ou  complètement  les  faces  primi- 


Fig..  160.  —  Alumiae  fluo- 
silicatée. 


Fig.  161.  —  Alumiae  ftuo-         Fig.  16S.  —  Alumine  flao- 
silicatée.  silicatée. 


Fig.  163.  —  Alumiae  fluo- 
silicatée. 


tives  M  ;  et  comme  ces  quatre  nouvelles  faces  font  entre  elles  des 
angles  de  93*^  et  %T  environ,  il  en  récite  que  les  cristaux  de 
topaze  offrent  très-souvent  la  forme  de  prismes  presque  carrés. 
Cette  forme  dominante,  jointe  à  ce  que  les  faces  présentent  tou- 
jours des  cannelures  longitudinales j  devient  alors  caractéristique 
pour  la  topaze.  Tous  les  cristaux  offrent  en  outre  un  clivage  très- 
facile  suivant  la  base  du  prisme,  ce  qui  est  cause  que  les  cristaux 
à  deux  sommets  sont  rares^  leur  fracture  se  faisant  constamment 
dans  cette  direction. 

On  trouve  à  Altenberg,  en  Saxe,  une  variété  de  topaze  en  larges 
prismes  cannelés  et  accolés  dans  le  sens  de  leur  longueur,  dont 
on  a  fait  pendant  quelque  temps  une  espèce  particulière,  sous  le 
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nom  depycnîte.  Hisinger  et  Berzeiius  onl  aussi  décrit  sous  le  nom 
de  pyrophysaliie  une  topaze  en  cristaux  vqlumineux,  opaques  et 
d'un  blanc  verdàtre,  trouvée  à  Finbo,  en  Suède. 

La  topaze  pèse  de  3,5  à  3,5i.  Elle  raye  fortement  le  quartz,  mais 
elle  est  rayée  par  la  cymophane  et  le  corindon  ;  elle  peut  acquérir 
deux  pôles  électriques  par  la  chaleur;  elle  acquiert  l'électricité 
résineuse  par  le  frottement  ou  la  pression  et  la  conserve  pendant 
plusieurs  heures;  elle  possède  deux  axes  de  double  réfraction 
dont  l'angle  n'est  pas  constant  pour  les  différentes  variétés. 
Elle  est  inattaquable  par  les  acides  et  infusible  au  chalumeau. 
La  variété  jaune  du  Brésil,  chauffée  dans  un  creuset,  prend 
une  couleur  rosée  analogue  à  celle  du  rubis  balais,  et  ce  pro- 
cédé est  souvent  employé  par  les  lapidaires  pour  simuler  cette 
dernière  pierre.  La  topaze  de  Saxe  soumise  à  l'action  du  feu,  loin 
d'éprouver  le  même  effet,  perd  au  contraire  sa  couleur  et  blan- 
chit. 

Quoique  la  topaze  emporte  avec  elle  l'idée  d'une  pierre  jaune, 
puisque  l'on  ùW. jaune  de  topaze^  et  qu'on  adonné  le  nom  de  topaze 
à  des  gemmes  qui  n'ont  d'autre  caractère  commun  que  la  couleur 
jaune,  cette  couleur  cependant  ne  lui  est  pas  tellement  inhérente 
qu'on  n'en  trouve  de  roses,  de  bleues,  de  vertes  et  d'incolores. 
Les  topazes  du  Brésil  sont  généralement  d'un  jaune  foncé  ;  mais 
on  en  trouve  de  parfaitement  incolores  auxquelles  on  donne  le 
nom  de  goutte  d'eau.  Les  topazes  de  Saxe  sont  d'un  jaune  paille, 
el  celles  de  Sibérie  et  d'Ecosse  d'une  teinte  bleuâtre  analogue  à 
celle  de  Taigue-marine. 

De  même  que  les  autres  pierres  précieuses,  la  topaze  appartient 
aux  terrains  primitifs.  Elle  se  trouve  à  Finbo  et  en  Sibérie,  dans 
les  pegmatites  et  les  granités;  en  Bohème  et  en  Ecosse,  dans  le 
gneiss  ;  en  Saxe  et  au  Brésil,  dans  le  micaschiste. 

A  Schneckenstein,  près  d'Auerbach  en  Saxe,  elle  forme,  avec 
le  quartz  et  le  mica,  une  roche  particulière  nommée  topasfeh  ou 
roche  de  (opaze^  qui  en  contient  des  cristaux  très- prononcés.  Enfin 
on  la  trouve  en  cristaux  roulés  dans  les  terrains  de  transport  qui 
proviennent  de  la  destruction  des  terrains  primitifs  ci-dessus  in- 
diqués, et  principalement  à  Vilkrica  au  Brésil.  11  est  remarquable 
que  ces  topazes  roulées  appartiennent  presque  toutes  à  la  variété 
bleuâtre  et  semblable  à  Taigue-marine. 

La  topaze  doit  avoir  une  composition  constante,  quoiqu'elle 
soit  peut-être  encore  mal  connue,  car  les  analyses  faites  par 
Berzeiius  sur  celles  de  Saxe,  du  Brésil  et  de  Finbo,  ont  donné 
presque  exactement  les  mêmes  résultats,  en  silice,  alumine  et 
acide  fluorhydrique.  En  calculant  ces  résultats  dans  l'hypothèse 
que  ce  n'est  pas  de  l'acide  fluorhydrique  qui  existe  dans  la  topaze, 
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mais  bien  du  fluor,  M.  Mosander  lésa  représentés,  en  moyenne, 
par  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  silicique 34,20     X     i,764    «      60  6 

Alumine 57,85     X     1,557    «      00  î» 

Fluor iSO^     X     8,496    —     127         12 

107,07 

L'excès  de  7.07  provenant  de  l'oxygène  de  la  portion  d*alumine 
dont  le  mêlai  est  combiné  au  fluor,  si  des  9  molécules  d'alumine 
on  en  déduit  2  pour  le  fluor,  il  en  reste  encore  7  dont  6  doivent 
être  combinées  à  la  silice  et  1  au  fluorure  d'aluminium  ;  de  sorte 

que  la  formule  de  la  topaze  devient  âAlF^,  A 1+6 (Al  Si). 

D'après  des  analyses  plus  récentes,  M.  Forchhammer  pense  que 
la  topaze  est  composée  de  : 

Acide  silicique 35,27 

Alumine 54,92 

Fluor 17,14 

107,33 

Formule  :  2Al^  F  +  5Al  Si. 

M.  Forchhammer  a  trouvé,  comme  Berzelius,  que  la  pycnite 
avait  une  composition  un  peu  différente.  L'analyse  a  fourni  un 
peu  moins  d'alumine,  plus  de  silice  et  plus  de  fluor. 

Alumine  «ilicat^. 

11  exisle  un  grand  nombre  de  silicates  d'alumine  qui  varient 
suivant  trois  circonstances  principales,  savoir:  1**  l'absence  ou 
la  présence  de  l'eau  combinée;  2"  les  proportions  relatives  de 
silice  et  d'alumine;  3**  Tadjonction  au  silicate  d'alumine  d'un 
autre  silicate  appartenant  à  un  métal  chroïcolyle,  terreux  ou 
alcalin.  Pour  mettre  de  Tordre  dans  ces  nonibreux  composés, 
nous  les  diviserons  d'abord  en  silicates  anhydres  et  en  silicates 
hydratés.  Ensuite,  dans  chaque  section,  nous  distinguerons  les 

silicates  simples  de  la  formule  générale  Al"  Si*",  dans  lesquels  le 
sesquioxyde  de  fer  viendra  quelquefois  remplacer  eu  partie  Talu- 

mine,  des  silicates  doubles  de  la  formule  Ài'^Si''  +  M^'Si*.  Enfin, 
du  nombre  de  ces  derniers,  nous  ne  comprendrons  dans  la  fa- 
mille de  l'aluminium  que  ceux  dans  lesquels  le  radical  M,  du 
second  ^ilicate,  sera  essentiellement  le  fer  ou  le  manganèse,  mé- 
taux précédemment  étudiés,  et  ceux  dans  lesquels  ce  même  radical 
sera  ^Qxûcm^ni  accidentellement  remplacé  par  un  radical  plus  posi- 
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lif,  tel  que  le  magnésium,  le  calcium  ou  le  potassium.  Nous  ré- 
serverons pour  les  familles  de  ces  derniers  métaux  les  silicates 
doubles  alumineux  dans  lesquels  le  silicate  magnésien,  calcaire 
ou  alcalin  sera  au  contraire  essentiel  et  caractéristique.  Cette  dis- 
tiDCtioQ  convenue,  nous  allons  décrire  les  principaux  silicates 
alumineux. 

SlUGATES  d'alumine    ANHYDRES. 

OUthène. 

Cyantte  ou  schorl  bleu.  —  Minéral  crislallisé,  ou  tout  au  moins 
laminaire,  que  Ton  rencontre  Irès-souvent  dans  les  roches  primi- 
tives du  Saint- Gothard,  du  Tyrol,  du  Simplon,  de  la  Saxe,  et  d'un 
grand  nombre  d'autres  lieux.  Les  cristaux  sont  ordinairement  des 
prismes  longs  et  aplatis,  hexagones  et  octogones,  qui  dérivent  d*un 
prisme  oblique  non  symétrique.  Le  dislhène  est  quelquefois  com- 
plètement incolore;  mais  sa  couleur  la  plus  habituelle  est  le  bleu 
tendre.  Il  est  transparent  ou  fortement  translucide,  assez  dur  pour 
rayer  le  verre.  11  pèse  3,56  à  3,67;  il  est  complètement  infusible 
au  chalunaeau,  et  y  blanchit  seulemenL  Chauffé  avec  le  borax,  il 
s'y  dissoul  lentement  en  un  verre  transparent  et  sans  couleur. 

La  composition  du  disthène  a  longtemps  été  incertaine,  soit  à 
cause  des  procédés  défectueux  d'analyse,  soit  par  suite  du  mélange 
de  parties  étrangères  provenant  de  la  roche  où  le  rfiinéral  a  cris- 
tallisé. Trois  analyses  modernes,  et  qui  s'accordent  presque  entiè- 
rement, établissent  que  le  disthène  est  composé  de  Al_'  Si*  ou  de 
alumine  37,48;  silice  62,52.  Voici  ces  trois  analyses  : 

Disthène  de...,  Disthène  du  Saint -Gothard, 

par  Arfwedioo.        par  Royales.  par  Marignac. 

Silice 36  3fi,67  36,00 

Alumine 6i  65,11  62,66 

Uxure  ferrique....  »  1,19  0,84 

Fibrolite,  —  Minéral  composé  de  fibres  déliées  et  très-serrées, 
d'une  couleur  blanche  ou  grise  perlée;  il  pèse2,32i.  On  l'a  trouvé 
d'abord  parmi  les  substances  qui  forment  la  gangue  du  corindon 
du  Garnate  et  de  la  Chine,  et  ensuite  à  Bodenmais  en  Bavière,  et 
sur  les  bords  de  la  Delaware  aux  États-Unis,  entre  les  feuillets 
d'un  schiste  talqueux.  On  la  regarde  comme  une  simple  variété  de 
disthène,  ce  qui  s'accorde  assez  avec  une  ancienne  analyse  de 
Chénevix  sur  la  fibrolite  du  Garnate  : 

Oxygène. 

Silice 3a  20,U  2 

Alumine 58,25  27,21    j  3 

Oxure  ferri'que 3,75  1,12   > 

Formule  :  (AÎ,  Fe;»  si". 
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SiUmanùe.  —  Substance  grise  oa  brune,  assez  éclalanle,  en 
prismes  rbomboîdaux  obliques,  rayant  le  quartz,  infnsible  au  cha- 
lumeau. Elle  pèse  3,41  ;  elle  a  été  trouvée  dans  une  veine  de 
quartz  qui  traverse  le  gneiss  près  de  Sajbrock,  dans  le  Connec- 
ticut.  Deux  analyses,  faites  par  Bowen  et  fiar  Thomson,  ont  donné  : 

Oxvgènc. 

Silice 42,67            45,55  23,98  i 

Alumine 54,11  .      49,50  23,t2  } 

Oxyde  de  fer 2                  4,10           0,91^  ' 

Eau 0^51                »                 n  1» 

Formule  :  Al  Si. 

Deux  autres  analyses  assimilent  la  sillimanite  audislhène  ;  mais 
il  est  possible  qu'elles  aient  été  faites  en  effet  sur  cette  dernière 
substance  : 

SiHlmanite, 
par  Staaf        par  Conncl. 

Oiygène. 

Silice 33,36  36,7*»  19,45  2 

Alumine 58,62  58,94  ^  ^^  .„  ^ 

Oxyde  de  fer 2,17  0,97)  ^'»'^  ^ 

Magnésie '      0,40               »  »  » 

Bucholsite.'-^  Substance  blanche  ou  grise,  à  fibres  droites  ou 
ondulées  et  pourvue  d'un  éclat  soyeux;  elle  pèse  3,193.  Deux 
analyses  laites  par  Brandes  et  par  Thomson  ont  donné  : 

Oxygène.  Oxygè&e. 

Silice 46  23,89        46,40  24,55        { 

Alumine 50  23,35        52,92  24,72        1 

Oxyde  de  fer. ...        2  0,*îO  »  »  » 


Potasse 1,5  0,35 


»  »  » 


Formule  :  Al  Si. 

Xénolithe,  —  Minéral  fibreux  ou  formé  de  prismes  Irès-fins, 
accolés  dans  le  sens  de  leur  longueur;  incolore  ou  gris  jaunâlre; 
il  pèse  3,58j  il  est  aussi  dur  que  le  quartz.  On  l'a  trouvé  dans  des 
blocs  de  granité  erratique  aux  environs  de  Peterhoff.  Il  est  com- 
posé de  : 

Silice 47,44 

Alumine 52,54  Formule  :  Al  SÎ. 

11  est  difficile  de  ne  pas  conclure  de  toutes  ces  analyses  que  les 
minéraux  auxquels  elles  se  rapportent  forment  deux  espèces  :  l'une, 

comprenant  le  disthène  et  la  fibrolite,  a  pour  formule  Al^  sï*  ;  Tau- 
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Ire,  qui  comprend  la  stllmanùe,  la  bucholzite  et  xénolitke^  a  pour 
formule  Al  Si. 

Asdaloiisiie. 

Feldspath  apyre.  —  Ce  minéral,  observé  pour  la  première  fois 
dans  les  montagnes  du  Forez,  a  été  retrouvé  depuis  dans  un 
grand  nombre  de  lieux,  et  toujours  en  cristaux  disséminés,  dans 
les  roches  granitiques.  Ces  cristaux  sont  généralement  très-sim- 
ples et  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomhoïdal  de  91*  20';  ils  sont 
généralement  rougeâtres,  translucides  sur  les  bords,  rayent  le 
quartz  et  pèsent  spécifiquement  de  3,1  à  3,2. 

L'andalousite  est  inaltérable  par  les  acides  et  complètement 
infusible  au  chalumeau.  La  composition  en  est  encore  incertaine  : 
Vauquelin,  en  analysant  une  andaiousile  d'Espagne,  y  avait  trouvé 
8 pour  iOO  de  potasse;  une  autre  analyse  d'andalousite  de  Lisenc 
(Tyrol),  par  Brandes,  y  indiquait  encore  2  de  potasse,  3,37 
d'oxyde  ferrique;  2,12  de  chaux;  de  la  magnésie,  de  l'oxyde  de 
manganèse  et  de  Teau.  On  peut  admettre  que  la  composition  de 
ces  minéraux  était  altérée  par  un  mélange  de  la  roche  au  milieu 
de  laquelle  ils  avaient  cristallisé.  Les  analyses  modernes  ne  font 
plus  mention  d'alcali,  mais  conduisent  à  deux  compositions  dif- 
férentes. 

Une  analyse  de  M»  Bunsen,  faite  sur  des  cristaux  purs  d'anda- 
lousite de  Lisenz,  a  donné  : 

Silice 40,17  2i,26  3 

Alumine 58,62  27,38 1  ^ 

Oxyde  manganique.  0,5!  0,15  < 

Chaux 0,28  »  » 

Formule  :  Al*  Si». 

D'autres  analyses  faites  sur  des  andalousites  de  divers  pays  ont 

conduit  à  la  formule  Al'  Si^. 

Macle.  —  Celle  subslance  a  toujours  éveillé  l'aUention  des  miné- 
ralogistes et  a  longtemps  été  considérée  comme  une  espèce  dis- 
tincte à  cause  de  la  singulière  disposition  de  ses  parties  intérieures* 
On  la  trouve  dans  un  grand  nombre  de  lipux  et  presque  toujours 
cristallisée  au  milieu  des  micaschistes,  comme  dans  le  Morbihan 
et  à  Saint-Jacques  de  Composlelle.  Ses  cristaux  sont  des  prismes 
droits  rhomboïdaux  de  91*  environ;  c'est-à-dire  presque  carrés, 
comme  ceuxdel'andalousite;  mais  cequiles  distingue,  c'est  que, 
lorsqu'on  les  coupe  perpendiculairement  à  l'axe,  ils  apparaissent 
composés  de  deux  matières  dislincles,  dont  l'une,  qui  est  noirâtre, 
forme  un  prisme  carré  au  centre  et  dans  l'axe  du  cristal,  lequel 
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est  composé  d'une  autre  matière  blanchâtre  {(ig.  164).  Presque 
toujours  la  matière  noirâtre  se  continue  suivant  deux  lignes  qui 
aboutissent  aux  angles  du  cristal,  et  souvent  elle  forme  sur  ces 


Pig.  164.  »  Macif. 


Fig.  tes.  —  Macle. 


angles  quatre  petiu  prismes  qui  occupent  la  place  des  arêtes 
{fig,  165).  D'autres  fois,  enfin,  la  coupe  du  cristal  présente  des 
lignes  rayonnantes  alternativement  noires  et  blanches,  qui  indi- 
quent une  séparation  moins  complète  des  deux  matières. 

Les  deux  matières  qui  forment  la  macle  ont  des  propriétés  bien 
différentes.  La  matière  noire  se  laisse  facilement  rayer  par  une 
pointe  d'acier  et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  noirâtre, 
•  comme  la  roche  micacée  qui  l'environne;  la  matièreb  lanche  raye 
le  verre  et  est  infusible  au  chalumeau.  Cette  matière,  séparée  avec 
soin  de  la  première,  a  donné  la  même  composition  que  l'anda- 
lousile. 

Tous  les  minéralogistes  s'accordent  aujourd'hui  à  penser  que 
la  macle  n'est  qu'une  andalousite  qui,  en  cristallisant  au  milieu 
d'une  roche  micacée  à  l'état  pâteux,  s'est  imparfaitement  séparée 
de  sa  gangue,  dont  une  partie  est  restée  enfermée  dans  l'intérieur 
des  lames  cristallines. 

âltavrotide  on  Pierre  4e  croix. 

La  forme  primitive  de  ce  minéral  est  un  prisme  droit  rhomboïdal 
dont  les  angles  sont  de  li9*  30'  et  50^  iQl.  Mais  on  le  trouve  pres- 
que toujours  en  prtSmesà  six  faces  symétriques  {fig.  166  et  167), 
et  presque  toujours  aussi  ces  cristaux  sont  réunis  deux*  â  deux  et 
croisés  à  angle  droit  {fig.  168),  ou  suivant  un  angle  de  60  degrés 
{fig.  169).  Ces  cristaux  sont  vitreux,  d'un  rouge  brun  et  transpa- 
rent^ lorsque  la  substance  est  pure  ;  mais  ils  sont  très-souvent 


Digitized  by  CjOOQ IC 


STAUROTIDE. 


345 


rendus  opaques  et  rudes  au  toucher  par  suite  du  mélange  de  la 
matière  de  la  roche  qui  les  enveloppe,  micaschiste  ou  autre,  et 
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Fig.  lee.  —  Staurolide. 


Fig.  167.  —  Staurotide. 


ses  autres  propriétés  en  sont  aussi  altérées.  Cependant,  en  général, 
la  staurolide  raye  le  quartz;  elle  pèse  de  3,3  à  3,7,  et  elle  est  in- 
fasible  ou  difflcilement  fusible  au  chalumeau. 
La  composition  de  la  slaurotide  varie  aussi,  avec  le  mélange 


Fif.  168.  —  staurotide. 


Fig.  169.  ^  staurotide. 


des  parties  étrangères;  mais  deux  analyses  faites  par  Klaproth  et 
M.  Marignacsur  des  cristaux  rouges  et  transparents  du  Saint-Go- 
thard,  rétablissent  d'une  manière  certaine. 
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Klaprotb.  Marignac. 

Oxygène 

Silice 27             28,47  15,79  1 

Alumine 52,25        53,34  24,86 ,  ..  . ^        ^ 

Oxure  fcrrique 18,50  17,40  5,33 1  ^"''"^ 

—     manganique..        0,25         0,31  »  » 

Magnésie »            0,72  »  » 

Formule  :  (AL  Fe)'  Si. 

Pinile  de  Saxe.  —  Les  minéralogistes  donnent  le  nom  de  piniu 
à  deux  minéraux  forts  différents  par  leur  composition,  et  différant 
aussi  probablement  par  leur  système  cristallin.  Celle  dont  il  est 
ici  question  a  été  trouvée  à  Schneeberg,  en  Saxe,  dans  un  granile 
à  petits  grains.  Elle  est  sous  forme  de  gros  prismes  hexaèdres 
réguliers  qui  se  divisent  facilement  dans  le  sens  de  un  base.  Elle 
est  rougeâtre,  opaque,  facile  à  racler  avec  un  couteau,  et  raye  à 
peine  la  chaux  carbonatée;  elle  pèse  2,92  et  est  infusible  au 
chalumeau.  L'analyse  faite  par  Klaproth  a  donné  : 

Oxygène. 

Silice 29,50  15,61  1 

Alumine 63,75  29,77 .  ^,  ^ 

Oxure  ferrique...        6,75  2,03  P* 

Formule  :  (Al,  Fe)*  Si. 

Il  existe,  comme  on  le  voit,  les  plus  grands  rapports  enlrela 
pinite  de  Saxe  et,  la  slaurotide;  peut-être  môme,  malgré  leurs 
diff^érences  de  dureté  et  de  densité,  faut-il  considérer  la  première 
comme  une  variété  de  la  seconde. 

Grenat*. 

S'il  fallait  s'en  rapporter  rigoureusement  aux  résultats  de  l'ana- 
lyse chimique,  les  grenats  constitueraient  un  certain  nombre 
d'espèces  distinctes  et  qui  se  trouveraient  môme  réparties  dans 
différentes  familles  minéralogiques,  puisqu'on  y  trouve  souvent, 
en  remplacement  des  deux  silicates  d'alumine  et  de  fer  qui  les 
constituent  généralement,  des  silicates  de  manganèse,  de  chaux 
ou  de  magnésie;  mais,  en  considérant  que  ces  silicates  sont  iso- 
morphes et  peuvent  se  substituer  en  tout  ou  en  partie  les  uns 
aux  autres,  sans  changer  la  forme  cristaHine  et  les  autres  princi- 
paux caractères  des  minéraux,  on  est  conduit  à  ne  former  qu'une 
seule  espèce  des  composés  qui  présentent  ces  substitutions,  et 
Ton  se  borne  à  en  distinguer  plusieurs  sous-espèces,  suivant  les 
bases  qui  s'y  trouvent  dominantes. 
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Voici  quels  sont  les  caraclères  généraux  des  grenats  ; 
Ces  minéraux  cristallisent  dans  le  système  cubique  et  offrent 
pour  formes  dominantes  le  dodécaèdre  rhomboïdal  (Jig.  170)  et  le 


Fig.  170.  —  Grenats. 


Fig.  171.  —  Grcnati. 


Irapézoèdre  {fig,  171).  Leur  pesanteur  spécifique  varie  de  3,65  à 
kjlï'y  tous  ne  rayent  pas  le  quartz;  de  même  que  tous  les  corps 
qui  cristallisent  dans  le  système  cubique,  ils  possèdent  la  réfrac- 
tion simple;  ils  sont  tous  fusibles  au  chalumeau;  enfin  ils  sont, 
suivant  leur  composition,  attaquables  par  les  acides  ou  tout  à 
fait  insolubles  dans  ces  agents.  Tous  ces  grenats  sont  composés 

suivant  la  formule  M  Si  +  M'  Si,  c'est-à-dire  qu'ils  sont  formés 
de  deux  silicates  dans  chacun  desquels  l'oxygène  de  l'acide  sili- 
cique  est  égal  à  celui  de  la  base;  mais  dans  le  premier  silicate  la 
base  est  un  sesquioxyde,  comme  ceux  d'aluminium,  de  chrome, 
de  fer  ou  de  manganèse  ;  et  dans  l'autre  la  base  est  un  protoxyde 
comme  ceux  de  fer,  de  manganèse,  de  calcium  ou  de  magnésium, 
lesquels,  séparés  ou  réunis,  forment  toujours  trois  molécules 
d'oxyde,  de  manière  que  l'oxygène  de  la  base  commune  soit 
égal  à  l'oxygène  de  l'acide  silicique.  La  composition  des  grenats 
étant  ainsi  bien  comprise,  nous  allons  en  décrire  séparément 
les  variétés. 

1.  Grenat  almandin  ou  Grenat  ferreux. 

Dit  aussi  grenat  syrien.  Cristaux  d'un  rouge  violet  velouté 
ou  d'un  brun  foncé;  rayant  le  quartz,  pesant  de  3,9  à  4,236; 
insolubles  dans  les  acides.  Ils  sont  essentiellement  formés  de 

Al  Si  +  Fe3  Si,  c'est-à-dire  que  le  fer  y  est  à  l'état  de  protoxyde  ; 
mais  quelques  parties  de  sesquioxyde  de  fer  et  de  manganèse 
leur  donnent  leur  couleur.  En  voici  quelques  analyses  : 
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40,60 

21,49 

39,62 

20,40 

9,i8 

19,95 

9,32 

19,30 

9,06 
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34,05 

6,69  ï 

0,80 

9,62 

» 

3,28 
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I. 

Acide  sîlîcique 39,66 

Alumine 19,66 

Oxure  ferreux 39,68  ^ 

—    mangancux . .  .        1,80* 

Chaux » 

Magnésie » 

I.  Grenat  rouge-brun  de  Pahlun,  par  Hisinger. 

II.  Grenat  rouge-brun  d*Engso,  par  le  comte  Trolle  de  Wacht- 
meisler. 

III.  Grenat  rouge-brun  de  Zillerthal,  parKobelh 

Ces  (rois  analyses  offrent  un  excès  de  silice  que  Ton  peut  attri- 
buer à  un  mélange  naturel  ou  à  la  pui?éiisation  de  la  matière  dans 
un  mortier  d'agate. 

2.  Grenat  manganésien, 

Spessariine.  —  Ce  grenat  ne  diffère  du  précédent  que  par  la 
substitution  plus  ou  moins  grande  mais  jamais  complète  du 
protoxyde  de  manganèse  au  proloxyde  de  fer,  et  par  la  substitu- 
tion partielle  du  peroxyde  de  fer  à  Talumine.  Il  a  donc  pour  for- 
mule (AI,  Fe)  Si  +  (Mn,  Fe)3  Si'.  Il  est  d'un  rouge  brun  et  jamais 
noir;  fondu  au  chalumeau  avec  de  la  soude,  il  donne  la  couleur 
du  caméléon  vert,  ce  qui  lui  sert  de  caractère  distinctif.  Tels  sont 
les  grenats  de  Spessart,  de  Broddbo  et  du  Connecticut,  analysés 
par  Klaprolh,  Obsson  et  Scybert  : 

De  Spessart.  De  Broddbo.  Du  Coonectient. 

Oxygène.  Oxygène.  Oxygène. 

Silice 35,00  18,18    39,00  20,26    35,83  18,61 

Alumine 14,25)  14,301  18,06)  .31 

Oxure  ferrique 7,90)  ^'"^      5,(i0)  ^'^^      2,90)  ^' 

"     ferreux 6,10  9,8'*  H,02j  .  3^, 

-     manganeux...  33,00)  ^'^"^    27,90)  ^'^®    30,96)  ^'^ 

3.  Grenat  magnésien  ou  magnésio-câfcaire. 

Dans  celte  variété,  la  magnésie  et  la  chaux  remplacent  en  par- 
tie le  proloxyde  de  fer;  tels  sont  le  grenat  rouge-brun  de  Halland 
et  le  grenat  noir  d'Arendal,  analysés  par  Trolle  : 

De  Halland.  D'Arendal. 

Oxygène.  Oxygène. 

Silice 41,00      21,29  42,45      22,03  2 

alumine 20,10        9,30  22,47      10,49  i 
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De  Hatland .  D'Arendal . 

Oxygèue.  Oxygène. 

Oïure  ferreux 28.81  \                      9,2»  2,8o  \ 

—  manganeux 2,881  ^v  ^.^            <^î27  ^>^^(ii9Q        i 

Magaésie..   MM        '              «3,27  5,20r>''^ 

Chaux Ir^O.)                         <i,52  1,87J 

Formule  :  Al*  Si  +  (1**6,  Mg,  Mn,  Ca)»  si. 
4.  Grenat  magnésien  chromifére  ou  Pyrope, 

Grenat  magnésien  granuliforme,  transparent  et  d'un  rouge  de 
feu,  aussi  remarquable  par  sa  belle  couleur  que  par  son  analyse, 
qui  y  montre  constamment  de  l'acide  chromique  ou  de  Toxyde 
de  chrome  remplaçant  une  partie  de  la  silice  ou  de  Talumine. 
En  voici  quatre  analyses  : 

1.         u.  m.        IV. 

Oxygène. 

Silice 40,00  43,70  .  42,08  43  22,36    2 

Alumine 2^50  22,40  |  20,00  .  2?,26  j  ^  ^  ^^     ^ 

Acideou  oxyde  de  chrome.  2,00  6,52  )  3,0i  <  ,80  )  ' 

Oxure  ferrique i6,50  »  ^^*  '  »     , 

—  ferreux »  11,48  j  9,10  j  8,74  i 

—  manganeux 0,25  3,68  I  0,32  I  *     (  lo  76     1 

Magnésie 10,00  5,60  (  10.20  18,*>3  (  ' 

Chaux 3,50  6,72/  1,99  J  5,68/ 

I.  Pyrope  granuliforme  de  Bohême,  parKIaprolh. 

II.  —  de  Meronitz,  parTrolle- Wachtmeister. 

III.  —  de  Stiefeiberge,  par  Kobeil. 

IV.  —  dùo.  dito. 

Formule  :  (Àl  Cr)  Si  +  Mg,  Fe,  Ca,  Mn)*  Si. 
5.  Grenat  calcaire. 

Nommé,  suivant  ses  variétés  de  forme  ou  de  couleur,  grossu- 
kire,  essonùe  ou  kaneelstein,  topazoUte,  colophonite,  succinite,  etc. 
11  peut  être  incolore  et  transparent,  verdâlre,  jaune-succin  ou 
jaune-hyacinthe;  il  pèse. de  3,55  à  3,64:  il  fond  facilement  au 
chalumeau  en  émail  peu  coloré;  pulvérisé  et  traité  par  Tacide 
chlorhydrique,  il  lui  cède  de  la  chaux  reconnaissable  par  Toxa- 
lale  d'ammoniaque,  après  que  la  liqueur  a  été  préalablement 
neutralisée  en  grande  partie.  Analyses  : 

1.  n.  ni.         IV.        V.         VI. 

Silice 41,10  39,60  40,55  35,00    38,30  40,30 

Alumine 21,20  21,20  20,10)  15,00121,20  23,40 

Oxyde  ferrique »  »           5,001     7,50  i     »           » 
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I.  II.           m.  IV.        V.  ^1. 

Oxyde  ferreux »  2      \       »  1,00\    6,50jli,60\ 

—     manganeux...        »  3,io(      0,48^  ^i'^\     •     }    **     ( 

Chaux 37 JC)  32,30  (  34,85)  29,00    31,25)21      ( 

Magnésie 0,60)  ^        »  i,oO)     p  3,70) 

I.  Grossulaire  verdâtre  de  Csiklowa,  par  Beudant. 

II.  —         blanc  de  Tellemarken,  par  M.  Trolle. 

III.  —         verdâtre  de  Wiloui,  par  le  môme. 

IV.  Golophonite  de...,  par  Simon. 

V.  Essonile  de  Ceylan,  par  Klaproth. 

YI.  Grossulaire  rouge  de  Zilierlhal,  par  Beudant. 

Formule  :  iU  Si  x  (Ga,  Fe,  Mn,  Mg)»  SÏ. 

C.  Grenat  ferrico-cakaire. 

Grenat  aplome,  —  Dans  cette  variété  de  grenats,  Talumine  est 
remplacée  entièrement  ou  presque  entièrement  par  le  sesqui- 
oxyde  de  fer,  et  le  proloxyde  de  fer  du  second  silicate  est 
remplacé  par  de  la  chaux;  de  sorte  que  sa  formule  générale 

est  Fe  Si  +  Ca'  Si.  La  couleur  de  ces  grenats  est  très-variable, 
puisqu'il  y  en  a  de  rouges,  de  jaunes,  de  verts  et  de  noirs.  Ces  der- 
niers portent  le  nom  de  mélanite.  Ces  grenats  sont  en  général 
rayés  par  le  quartz;  ils  pèsent  de  3,65  à  i.  Ils  se  fondent  en  un 
verre  noir  au  chalumeau  ;  ils  sont  en  grande  partie  solubles  dans 
Tacide  chlorhydrique,  et  le  dissolulé  présente  les  réactions  réu- 
nies de  la  chaux  et  de  Toxyde  de  fer. 

I.  II.  III.  IV. 

Silice 37,55  35,6i  36,75  39,63 

Oxureferrique....  31,35  30  25,83 1  13,45 1 

Alumine »                 »  2,78  ♦     *    14,90) 

Chaux.... ^26,74  29,3i  j  21,79 x  31,66  j 

Magnésie »'    (              »     (  i  ^}4  î  f  »     I 

Potasse »     jj            2,35  (  »     |  ai 

Oxure  manganeux.        4,78/            3,02  »     /  1,40  j 

I.  Grenat  rouge  de  Lindbo,  par  Hisingefr. 

II.  —      jaune  d'AItenau,  par  Trolle- Wachlmeister. 

III.  —      vert  de  Sala,  par  Bredberg. 

IV.  Mélanite  du  Vésuve,  par  Trolle-Wachtmeister. 

7.  Grenat  chromo-calcaire, 

Ouwarovite.  —  Ce  grenat,  d'un  belle  couleur  verte,  a  quelque 
analogie  avec  le  cuivre  dioplase,  dont  les  faces  rhomboïdales 
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peuvent  être  confondues  avec  les  siennes  ;  mais  la  forme  de  do- 
décaèdre régulier  que  présente  le  grenat  vert  lève  toute  incerti- 
tude. 

Ce  grenat  raye  bien  le  quartz  ;  il  ne  perd  ni  sa  couleur  ni  sa 
transparence  au  chalumeau  ;  il  a  été  trouvé  à  Bissersk,  dans  l'Ou- 
ral, où  il  est  accompagné  de  fer  chromé.  M.  Damour  en  a  re- 
tiré: 

Oxygène. 

Silice 45,57  ^8,47  2 

Oxure  chromique 2345  7,0i  i  j.  ^ 

Alumine  et  oxure  ferrique. .  6,25  2,92  i  '        * 

Chaux 32,22  9,33  i 

Formule  :  (Cr,  ÂÏ)  si  +  Ca«  Si. 

Gisements  et  usages.  —  Les  grenats  forment  rarement  des 
couches  à  eux  seuls  (vallée  d'AUa,  en  Piémont).  Ils  sont  généra- 
lement disséminés  dans  les  terrains  de  demi^cristallisation,  depuis 
le  gneiss  jusqu'au  schiste  argileux,  mais  plus  particulièrement 
dans  les  micaschistes,  qui  en  offrent  presque  partout.  On  en 
trouve  aussi  dans  les  diorites,  dans  les  serpentines,  les  talcs  et 
les  euphotides  ;  dans  quelques  calcaires  secondaires,  comme  au 
pic  d'Érès-Lids  dans  les  Pyrénées  ;  dans  les  basaltes  et  dans  les 
tufs  volcaniques  modernes,  comme  au  Vésuve.  Enfin  ou  en  ren- 
contre dans  les  terrains  d'alluvion  formés  aux  dépens  des  roches 
précédentes. 

Les  plus  beaux  grenats  d'un  rouge  violacé  sont  usités  dans  la 
bijouterie  sous  le  nom  de  grenats  syriens^  ainsi  que  les  essonites 
de  Ceylan  qui  sont  généralement  vendues  comme  hyacinthes. 
Quelques  grenats  très-volumineux  ou  même  massifs  ont  été 
taillés  en  coupes  ou  en  vases.  Les  grenats  d'alluvion  sont  si  abon- 
dants et  si  petits  dans  certaines  contrées,  qu'on  les  emploie 
comme  sable  ou  comme  fondant  pour  l'extraction  du  fer.  On  s'en 
sert  également,  sous  le  nom  d'émeri  rougCy  pour  polir  les  métaux 
et  d'autres  corps,  après  les  avoir  pulvérisés  et  dilués  à  la  manière 
de  rémeri. 

Ils  faisaient  partie  des  cinq  fragments  précieux  des  anciennes 
pharmacopées  (1). 

Tonrmaliiie. 

Ce  silicate,  d'une  composition  très-compliquée,  se  trouve  tou- 
jours sous  la  forme  de  cristaux  soit  réguliers,  soit  déformés; 

(1)  Ce8  cinq  fragments  précieux  étaient  l'hyacinthe^  Vétneraude,  le  saphir, 
Ifi  grenat  et  la  cornaline. 
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tantôt  isolés,  tantôt  réupis  en  masse  bacillaire.  Sa  forme  primi- 
tive est  un  rhomboèdre  obtus  de  133*  33'  {fig.  172);  mais  les  cris- 
taux affectent  toujours  la  forme  de  prismes  allongés  à  six,  à  neuf 
ou  à  un  plus  grand  nombre  de  faces.  Les 
prismes  à  six  faces  sont  réguliers  et  tous 
leurs  angles  sont  de  420  degrés  :  les  prismes 
à  neuf  faces  proviennent  du  prisme  pré- 
cédent, dont  trois  angles  sont  remplacés 
par  trois  faces  d'un  autre  prisme  hexaèdre 
formé  sur  les  angles  du  rhomboèdre  primi- 
tif; et  comme  ces  trois  nouvelles  faces  for- 
ment avec  les  premières  des  angles  de  150  degrés,  plus  obtus  et 
moins  saillants  que  les  premiers,  le  prisme  à  neuf  faces,  qui  est 
très-commun,  présente  toujours  une  apparence  triangulaire  qui 


Fig.  172.  —  Tourmaline. 


/ 


Fig.  173.  — Tourmaline.  Fig.  174.  —  Tourmaline. 


Fig.  175.  ~  Tourmaline. 


est  caractéristique  {fig,  173,  174,  175).  Les  prismes  qui  portent 
un  plus  grand  nombre  de  faces  sont  plutôt  cylindroïdes. 

Enfln,  les  cristaux  de  tourmaline  présentent  un  caractère  de 
dissymétrie  que  nous  avons  déjà  signalé  dans  la  topaze  et  qui 
s'accorde  avec  la  propriété  possédée  par  ces  minéraux  d*acquérir 
la  polarité  électrique  par  la  chaleur;  c'est  que  les  sommets  des 
prismes  sont  toujours  terminés  d'une  manière  difl'érente  :  l'un 
d'eux  offrant  très-souvent  les  trois  faces  seules  du  rhomboèdre 
primitif,  et  Tautre  ces  mêmes  faces  plus  ou  moins  modifiées  par 
des  facettes,  ou  môme  complètement  supprimées  par  la  base  du 
prisme  hexaèdre  [fig .  175)  ;  et  lorsque  les  faces  du  rhomboèdre 
sont  modifiées  aux  deux  sommets,  toujours  elles  le  sont  d*une 
manière  dissemblable,  et  de  telle  sorte  que  l'un  des  sommets 
ofi're  un  plus  grand  nombre  de  facettes  que  l'autre.  Vient-on  à 
soumeUre  ces  cristaux  aune  émanation  calorifique  constante,  les 
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sommets  manifestent  bientôt  la  polarité  électrique  :  le  sommet 
Irièdre, pu  le  sommet  composé  du  plus  petit  nombre  de  facettes, 
acquiert  rélectricité  vitrée,  et  le  sommet  le  plus  complexe  Télec- 
Iricilé  résineuse.  L'opposition  électrique  augmente  avec  la  tem- 
pérature, et  disparaît  au  moment  où  celle-ci  devient  slationnaire. 
Elle  reparait  ensuite  pendant  le  refroidissement,  mais  en  sens 
inverse;  c'est-à-dire  qu'alors  le  sommet  qui  a  le  moins  de  fa- 
cettes devient  résineux  et  Tautre  vitré. 

La  tourmaline  est  généralement  noire  et  opaque  ;  mais  sou- 
vent aussi  elle  est  verte,  bleue  ou  rouge,  et  elle  est  alors  trans- 
parente, au  moins  lorsqu'on  la  regarde  perpendiculairement  à 
l'axe,  car  elle  est  toujours  opaque  vue  dans  le  sens  de  Taxe  ou  de 
la  longueur  du  prisme.  Elle  jouit  d'une  autre  propriété  qui  la  rend 
très-utile  pour  étudier  le  phénomène  de  la  double  réfraction  dans 
les  minéraux;  elle  polarise  la  lumière.  Il  en  résulte  que,  lors- 
qu'on dirige  un  rayon  de  lumière  à  travers  deux  plaques  de 
tourmaline  taillées  parallèlement  à  Taxe  et  croisées  à  angle  droit, 
l'espace  compris  entre  les  deux  plaques  est  entièrement  obscur. 
Il  reste  obscur  lorsqu'on  interpose  entre  les  deux  plaques  une 
lame  diaphane  d'une  substance  qui  ne  possède  que  la  réfraction 
simple;  par  exemple,  le  verre  ou  le  grenat.  Il  devient  éclairé 
lorsque  la  substance  interposée  possède  la  double  réfraction, 
comme  le  quartz  et  le  zîrcon. 

La  tourmaline  raye  très-facilement  le  verre  et  souvent  le  quartz, 
mais  elle  est  toujours  rayée  par  la  topaze;  elle  pèse  de  3,0Q9  à 
3,076.  Sa  cassure  est  inégale  et  conchoïde.  Les  variétés  noires  ou 
brunes  se  boursouflent  et  même  se  fondent  au  chalumeau  en  une 
scorie  noire  ;  les  variétés  vertes  et  rouges  se  boursouflent  sans  se 
fondre.  Ces  difl*érences  de  propriétés  et  de  couleur  ont  fait  donner 
quelques  noms  particuliers  à  certaines  tourmalines  qui  les  pré- 
sentent :  une  variété  d'un  beau  bleu  d'indigo,  d'Uto  en  Suède,  a 
reçu  le  nom  d'indicolite ;  une  autre,  de  Sibérie,  d'un  rouge  de 
rubis,  a  été  nommée  rubellite  ;  les  tourmalines  du  Brésil,  d'un 
verre  bouteille  plus  ou  moins  foncé,  ont  reçu  la  désignation  d'éme- 
raudes  du  Brésil,  bien  que  leur  couleur  soit  bien  distincte  de  celle 
de  lIÉmeraude.  Le  Saint-Oothard  fournit  des  tourmalines  d'un 
bleu  clair,  et  l'île  d'Elbe  en  présente  qui  sont  presque  incolores. 

La  composition  des  tourmalines*  est  très-compliquée,  mais  tou- 
jours caractérisée  par  la  présence  de  l'acide  borique,  qui  vient  y 
tenir  la  place  d'une  certaine  quantité  de  silice.  Après  ces  deux 
acides  vient  l'alumine,  comme  base  prédominante,  puis  un  cerlain 
nombre  de  bases  monoxydées  dont  la  nature  et  la  proportion  ne 
sont  pas  sans  influence  sur  les  caractères  particuliers  du  minéral. 

Généralement  les  variétés  transparentes,  bleue,  verte  ou  rouge, 

Gvaovtn,  Drogaet,  T  édit.  T.  1,  —   28 
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3onliennent  peu  de  magnésie  et  d*oxyde  de  fer,  et  présentent, 
comme  bases  principales  monoxydées,  la  lithine  et  la  potasse  ou 
la  soude.  C'est  le  contraire  pour  là  tourmaline  noire  et  opaque. 
Les  chimistes  sont  loin  de  s'accorder  sur  la  formule  de  la  tour- 
maline. Quant  à  moi,  je  la  crois  formée  de  deux  silicates  de  la 
môme  formule  que  ceux  du  grenat,  mais  dans  des  proportions 
qui  peuvent  varier,  et  toujours  caractérisés  par  une  substitution 
partielle  de  Tacide  borique  à  l'acide  silicique.  J'avais  admis  (1) 
comme  étant  la  formule  la  plus  générale,  fondée  sur  la  moyenne 

de  six  analyses,  4A1  Si  +  M^Si  ;  mais  il  convient  peut-être  de 
particulariser  davantage  cette  composition.  Or,  si  l'on  prend  pour 
type  du  minéral  qui  nous  occupe  la  toutmaline  verte  et  transparente 
du  Brésil,  ou  celle  de  Chesterfield,  toutes  deux  analysées  par 
Gmelin,  ou  la  tourmaline  bleue  (TUto,  analysée  par  Arfwedson,  on 
trouve  que  ces  trois  tourmalines  ont  également  pour  formule 

5AI  Si  -(-  M'Si;  et  cette  conséquence  devient  tout  à  fait  évidente 
en  prenant  la  moyenne  des  trois  analyses  : 

Oxigëne.  Rapports. 

Acide  silicique....  39,42  20,86 1   ^^  ^„  ^  .^ 

—  borique 3,19  2,19)   ^^'^^  ^  *^ 

Alumine 40,03  18,70  5  15 

Oxure  ferreux 6,08  1 ,35  \ 

—  manganeux.  2,17  0,48  (     ^  .„  .  , 

l.ilhine 2,70  1,50  (      ''^  *  "* 

Soude 1,65  0,43/ 

Formule  :  BAI  Si  4-  (Fe,  Li,  Mn)»  Si. 

Parmi  les  tourmalines  noires  que  j*avais  anciennement  réunies 
aux  premières,  en  raison  du  rapport  égal  entre  la  silice  et  l'alu- 
mine, il  en  est  deux,  celle  de  Bowey  et  celle  de  Rabensteiriy  dont 
les  analyses  sont  tellement  concordanles  qu'on  peut  également  en 
prendre  la  moyenne  que  voici  : 

Oxygène.  Rapports. 

Acide  silicique 35,34  <8,70i  ç.  ,<.        . 

—  borique 4,06           2,791       '^        *      ' 

Alumine 34,62                      16,17        3        9 

Oxure  ferreux 17,65  3,021  > 

—  manganeux..  1,16  0,254, 

Magnésie 2,69  l,04ll.,,^         .        , 

Chaux 0,27  0,077  (  ^'^"         *        ^ 

Soude 0,87  0,224^ 

Potasse 0,24  0,041^ 

Formule  :  3a[  Si  +  (Fe,  Mg,  etc.)»  si. 
(I)  Guibourt,  Revote  scientifique,  t.  XIX,  p.  430. 
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On  voit  pourquoi  la  moyenne  de  toutes  ces  analyses  m'avait 
fourni  : 

4AI  si  +  M»  Si. 

M.  Rammeisberg,  qui  a  analysé  un  grand  nombre  d'échan- 
tillons choisis  de  toutes  les  variétés  de  tourmaline,  a  montré: 
que  Tacide  borique  est  toujours  dans  la  proportion  de  7  à  9 
pour  100  ;  que  l'oxygène  de  la  silice  est  à  l'oxygène  de  Tacide 
borique  comme  3,5  :  1,  et  à  l'oxygène  de  tous  les  autres  oxydes 
(en  y  comprenant  Tacide  borique)  :  :  3  :  4.  Il  a  cru  pouvoir 
ramener   toutes   les   variétés    aux    deux    formules    générales 

rSi'-f-wR  Si  et  r  Si  +  twH  Si,  dans  lesquelles  le  coefficient  m 
peut  prendre  les  valeurs  3,4  et  6  ;  il  suppose,  dans  ce  cas,  que 
l'acide  borique  remplace  en  partie  l'acide  silicique. 

•••  ••• 

D'un  autre  côté,  M.  Dana  comptant  Bo  aveclesbases  R,  assigne 

àtoutes  les  tourmalines  la  formule  très-simple  (R,R,Bo)*  Si*. 

Les  tourmalines  appartiennent  aux  terrains  de  granité,  de  peg- 
matite,  de  gneiss^  de  micaschistes,  etc.  On  les  trouve  aussi  dans 
le  talc  et  dans  la  dolomie,  comme  au  Saint- Gotha rd^  où  elle  est 
d'une  belle  couleur  verte  et  transparente.  Les  plus  longues  ai- 
guilles viennent  de  la  Castille  et  de  Rosena  en  Moravie.  Les  va- 
riétés transparentes,  et  surtout  les  rouges,  sont  recherchées  pour 
la  joaillerie,  où  elles  ont  quelquefois  un  prix  presque  égal  à  celui 
du  rubis. 

A  LU  H I  NE  HYDLOSILTCATÊE* 

Cet  état  naturel  de  l'alumine  constitue  un  grand  nombre  de 
matières  amorphes  et  d'apparence  terreuse,  dont  la  distinction 
esttrès-dificile  à  faire,  et  qui  paraissent  souvent  formées  par  le 
mélange  intime  d'anciens  minéraux  aluminifères  décomposés  et 
très-alténués.  Ces  matières  ont  donc  peu  d'importance  comme 
espèces;  mais  elles  en  ont  une  très-grande  par  leur  utilité  dans  un 
grand  nombre  d'arts,  où  elles  sont  usitées  sous  les  noms  de  kao- 
liriy  d'argile,  de  terre  à  foulon,  de  bols,  d'ocrés,  etc.  Quelques-unes 
de  ces  substances,  qui  ont  une  forme  plus  particulière  ou  qui 
sont  d'une  formation  plus  restreinte,  ont  reçu  des  noms  spécifi- 
ques, tels  que  ceux  de  collyrite,  d*ailophane,  d'halloysite,  de  lenzù 
nite,  etc.  ;  mais  comme  elles  ne  diffèrent  en  rien  des  autres  par 
leur  nature,  je  préfère  les  comprendre  toutes  sous  le  nom  général 
d'argiles. 


Digitized  by  LjOOQ IC 


350  FAMILLE  DE  L'ALL MINIUM. 

Les  argiles  sont  esscnliellement  formées  de  silice^  d*alumine  et 
(l'eau,  Klles  sont  généralement  douces  et  onctueuses  au  toucher; 
souvent  (ranblucides  ;  mais  pouvant  devenir  opaques  par  la  dessic- 
cation à  Tair.  L'insufflation  de  l'haleine  y  développe  une  odeur 
fade  particulière;  elles  happent  à  la  langue;  elles  forment  avec 
Teau  une  pâle  liante  et  teniace  à  laquelle  on  peut  donner  toutes 
sortes  de  formes.  Cette  pâte,  desséchée  à  l'air,  conserve  ses  pro- 
priétés primitives,  et  est  toujours  soluble  dans  les  alcalis  causti- 
ques, ou  attaquable  par  les  acides  minéraux;  mais  si  on  la  chauffe 
graduellement  au  feu,  elle  perd  son  eau  de  combinaison,  prend 
du  retrait,  acquiert  une  dureté  considérable,  et  se  trouve  avoir 
perdu  la  propriété  de  faire  pâle  avec  Teau  et  d'être  attaquée  par 
les  acides  et  les  alcalis. 

Les  argiles  pures,  c'est-à-dire  qui  sont  formées  uniquement  de 
silice,  d'alumine  et  d'eau,  restent  blanches  au  feu,  et  y  sont  com- 
plètement infusibles.  Celles  qui  contiennent  les  oxydes  de  fer  ou 
de  manganèse  y  deviennent  rouges  ou  brunes;  celles  qui  contien- 
nent une  certaine  quantité  de  chaux  et  de  magnésie  se  fondent  à 
une  forte  chaleur.  De  là  trois  divisions  principales,  dans  les  ar- 
giles : 

Les  argiles  pures,  in  fusibles  ouMpyres  ; 

Les  argiles  feinmgineuses  ; 

Les  argiles  fusibles. 

11  en  exisie  une  quatrième  division  qui  résulte  du  mélange,  en 
quantités  variables,  du  carbonate  de  chaux  avec  l'argile.  On 
donne  en  général  au  mélange  de  ces  deux  corps  le  nona  de  marne. 
Celui  qui  contient  une  assez  grande  proportion  d'argile  pour  en 
conserver  les  principaux  caractères  porte  le  nom  de  matifie  argi- 
leuse ou  d'argile  effervescente,  en  raison  de  la  propriété  qu'elle  pos- 
sède de  faire  effervescence  avec  les  acides. 

ArirUes  pures  ou  «pyres. 

Je  les  décrirai  suivant  Tordre  de  leur  composition,  en  commen- 
çant par  les  plus  alumineuses  et  terminant  parles  plus  siliceuses. 

Collyrite  (de  x({XXa,  colle  ou  gélatine),  —  Substance  translucide, 
homogène  et  d'apparence  gommeuse  ;  à  cassure  conchoîde  et 
pourvue  d'un  éclat  vitro -résineux.  Facile  à  couper  ou  à  rayer  par 
l'ongle  ;  s'effleurissant  à  Tair  ;  devenant  blanche  et  pulvérulente 
au  feu  ;  soluble  en  gelée  dans  les  acides.  Elle  a  été  trouvée  en  pe- 
tits ûlons  dans  les  diorites  porphyriques  de  Schemnitz  en  Hon- 
grie, et  à  la  montagne  d'Ezquerra,  aui  Pyrénées.  Les  analyses 
faites  par  KJaproth  et  par  fierthier  s'accordent  parfaitement  et 
donnent  à  ce  minéral  une  composition  bien  déterminée. 
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Ezqucrra.  Schcmnilz.  Rapports  rooléculuircs. 

Silice 15  14  24,7  1,06 

Alumine...        44,5         45  70  3 

Eau 40,1         42  373  \G 

Formule  :  APSi  +  16H. 


Aliophane.  —  Substance  opaline,  demi-lransparenle,  à  cassure 
conchoïdale,  pesant  1,9,  rayée  par  le  fluorure  de  calcium.  On  Ta 
trouvée  à  Graefenthal  (Saxe),  dans  des  matières  argileuses  rem- 
plies de  fer  hydroxydé  et  de  cuivre  carbonate  bleu,  qui  commu- 
niquent souvent  à  Tallophane  leur  couleur.  On  en  cite  également 
dans  les  houillères  de  Firmi  (Aveyron),  mais  qui  est  d'une  com- 
position un  peu  différente. 

Aliophane  du  Graefenthal  ;  de  Firmi. 

Silice 21,92  23,76 

Alumine 32,20  39,68 

Eau 41,20  35,74 


La  seconde  analyse  fourni],  ÀPSi^+^^H  et  la  première  AMSi' 
•f30H.  On  cite  une  collyrile  analysée  par  Anthon  qui  lui  a  paru 

composée  de  Àl*Si'-[-27H.  Il  est  évident  que  celte  matière  doit 
être  assimilée  à  Tallophane. 

Hydrobucholzite^  pholérite,  lenzinùe^  halloysite.  —  Ces  quatre 
noms  et  plusieurs  autres  encore  ont  élé  appliqués  à  des  hydrosi- 
licates d'alumine  de  composition  plus  ou  moins  difl*érente,  et  fort 
difficiles  à  distinguer  par  leurs  caractères  physiques. 

Hydrobucholzite.  — M.  Thomson  a  désigné  sous  ce  nom  un  mi- 
néral d*un  bleu  verdâtre  très- clair,  formé  de  petites  écailles  bril- 
lantes et  translucides.  Il  pèse  2,858,  et  est  rayé  par  la  chaux 
carbonatée.  Il  se  convertit  en  une  poussière  blanche  au  chalu- 
meau. Il  est  formé  de  5A1  Si  -f  H«  avec  mélange  de  sulfate  de 
chaux. 

PholMte,  —  Minéral  en  petites  écailles  cristallines  et  nacrées 
ou  en  lames  minces,  qui  remplissent  des  fissures  dans  des  ro- 
gnons de  minerai  de  fer,  dans  le  terrain  houiller.  Trois  analyses 

Irès-concordanles   donnent,   pour  sa  composition,  Al  Si  +  2H, 
c'est-à-dire  que  c'est  encore  de  la  bucholzite  hydratée,  mais  con- 
tenant dix  fois  plus  d  eau  que  le  minéral  précédent. 
Lenziniie  opaline,  — *  Substance  blanche,  compacte,  translucide. 
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à  cassure  conchoïde,  trouvée  à  Kall,  dans  rEiffel .  Sa  composition 

répond  très-sensiblement  à  la  formule  AI  Si  +  H. 

Halloysite.  —  Substance  blanche  ou  accidentellement  colorée 
en  gris  clair  ou  en  vert  pâle,  compacte,  translucide,  devenant 
presque  transparente  lorsqu'on  la  plonge  dans  l'eau  ;  devenant  au 
contraire  opaque,  en  perdant  à  l'air  une  partie  de  l'eau  qu'elle 
contient.  On  la  trouve  en  rognons  dans  les  amas  de  minerais  de  fer, 
de  zinc  et  de  plomb  qui  remplissent  les  calcaires  des  provinces 
de  Liège  et  de  Namur.  Une  substance  semblable  a  été  trouvée  en 
abondance  dans  un  schiste  Irès-carburé,  à  Guatéqué,  dans  la 
Nouvelle-Grenade.  EnÛn  il  faut  y  joindre  une  matière  opaque 
trouvée  en  morceaux  isolés,  à  Kull,  dans  l'Eiffel,  et  analysée  par 
John,  sous  le  nom  de  knzinite  argileuse.  Voici  la  composition  de 
ces  trois  substances  : 

lUUoysite  Halloysite  Lenimite 

d'ÀTreur  (Liège).       de  Guatéqué.      argileuse  de  Kall. 

Silice 39,5  40  39 

Alumine..  34,0  35  35,5 

Eau 26,5  25  25 

Chaux »  »                       0,5 

La  première  analyse  conduit  à  la  formule  Al*Si*-|-18H;  mais 

les  deux  autres  donnent  Aj*Si*+*^ii-  Ce  qu'il  y  a  de  singulier, 
c'est  que  les  deux  halloysites,  desséchées  à  100  degrés,  parais- 
sent perdre  exactement  la  moitié  de  leur  eau  et  devenir,  la  pre- 
mière Aj*Si*+9H,  et  la  seconde  jU*Si*  +  8H.  Il  est  probable 
que  la  dernière  se  conduirait  de  môme. 

Saponite  (Nicklès).  —  Substance  tantôt  blanche  et  saupoudrée 
d'une  poudre  brune  (détritus  d'un  granité  porphyroïde),  tantôt 
marbrée  de  bleu,  comme  le  savon  de  Marseille.  Dans  tous  les  cas, 
elle  offre  les  apparences  et  le  toucher  du  savon,  se  laisse  couperet 
racler  au  couteau  et  môme  diviser  entre  les  doigts.  Elle  se  trouve 
dans  le  bassin  de  Plombières,  empâtant  une  roche  de  granité 
porphyroïde  (1). 

Elle  répond  à  la  formule  Aia03,3Si03+12HO. 

Kaolin  ou  terre  à  porcelaine.  —  Cette  argile,  la  plus  importante 
de  toutes,  est  remarquable  par  son  origine,  car  elle  provient  évi- 
demment, partout  où  on  l'a  trouvée,  de  la  décomposition  des 
feldspaths  qui  font  partie  des  roches  primitives,  et  principale- 
ment des  pegmatites,  des  granités  et  des  porphyres.  On  suit  son- 

(1)  Nicklès,  Annal  des  min.,  v«  série,  XV,  210. 
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vent,  dans  un  môme  gttQ,  par  exemple  à  Saini-Yrieix,  près  de 
Limoges,  toutes  les  phases  de  décomposition  de  la  roche,  depuis 
l'état  du  double  silicate  d'alumine  et  de  potasse  ou  de  soude,  qui 
constitue  le  feldspath,  jusqu'à  celui  d'un  simple  silicate  d'alu- 
mine hydraté,  qui  forme  le  kaolin.  Celui-ci,  lorsque  l'élimination 
des  parties  qui  lui  sont  étrangères  est  complète,  ou  lorsqu'il  en 
a  été  séparé  parla  dilution  dans  l'eau  et  la  décantation,  forme  une 
argile  blanche,  opaque,  terreuse,  friable,  souvent  dure  au  toucher, 
mais  quelquefois  douce  cependant.  Elle  happe  fortement  à  la 
langue;  elle  fait  difficilement  pâte  avec  l'eau;  elle  ne  fait  aucune 
effervescence  avec  les  acides.  Enfin  elle  est  tout  à  fait  infusible  au 
feu  et  y  reste  blanche.  Souvent  même  elle  y  devient  blanche 
lorsqu'elle  était  accidentellement  colorée. 

Le  kaolin  est  bien  loin  d'avoir  une  composition  toujours  iden- 
tique, ce  qui  tient  sans  doute  aux  diverses  circonstances  qui  ont 
influé  sur  la  décomposition  des  roches  qui  l'ont  produit.  Il  ne 
contient  jamais  moins  de  silice  que  d'alumine  ;  mais,  à  partir  du 

silicate  simple  AI  Si,  on  en  trouve  de  tous  les  degrés  de  composi- 
tion jusqu'à  Ai  Si». 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

Silice 

43,30 

42,78 

0,92 

0,62 

11,87 

43,05 
40 
» 
» 

2»89 
14,06 

43,17 
36,81 

» 
1,68 

u 
11,99 

48,49 
37,88 

» 

» 

13,58 

43,6 
32,4 

» 

» 

23 

61,4 

23,2 

» 

13,8 

== 

Alumine 

Potasse 

Chaux 

Magnésie 

Eau 

1.  Moyenne  de  cinq  analyses  de  kaolin  de  localités  non  indi- 
quées, par  M.  Wolf  (I).  Formule  2 A]  Si +  3H,  avec  mélange  d'une 

petite  quanlilé  de  Ps  S.  La  chaux  parait  à  l'état  de  carbonate. 

2.  Composition,  d'après  Berthier,  du  kaolin  de  Limoges  pur, 
c'est-à-dire  non-spulement  débarrassé  par  dilution  et  décanta- 
tion du  quartz  et  des  grains  de  feldspath;  mais  privé  de  plus,  par 
sa  dissolution  dans  l'acide  sulfurique  concentré  et  dans  la  potasse 
caustique,  du  feldspath  très-divisé  qui  accompagne  toujours  le 
kaolin  le  mieux  lavé.  Cette  composition  répond  presque  exacte- 
ment à  7  molécules  de  silice,  6  d'alumine,  1  de  magnésie  et  12 


(1)  Wolf,  Annuaire  de  chimie  de  Millon  et  Reisd\  1846. 
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molécules  d'eau,  que  Ton  peut  traduire  ainsi  :  6  (AI  Si  +  2^)+ 

MgS  ou  Al  Si  +  2H  /wvx  1/6  MgS. 

3.  Composition  moyenne  des  kaolins  simplement  dilués  et  dé- 
cantés de  Limoges,  de  Plymlon  (Devonshire),  de  Rama  (Passau), 
de  Sosa  (Saxe),  el  de  Sargadelos  (Galice).  Celte  composition 

répond  à  la  formule  Al^Si^+GH,  avec  mélange  d'une  petite 

quantité  de  Ca^Si. 
A.  Kaolin  de  Schneebei'Qy  analysé  par  M.   Wolf. —  Formule: 

AI«Si3+4H. 

5.  Kaolin  de  Loukossoa^  près  de  Bayonne,  analysé  par  Berlbier; 

formule  exacte  :  Àl*Si^+8H.  Ce  kaolin  présente  des  caractères 

particuliers.  Il  est  en  masses  compactes,  opaques  et  d'un  beau 
blanc;  il  ne  tache  pas  les  doigts,  il  est  dépourvu  de  plasticité  avec 
l'eau,  ce  qui  le  rend  propre  à  la  fabrication  de  la  porcelaine; 
mais  il  est  très-facilement  attaqué  par  l'acide  sulfurique,  et 
pourra  devenir  très-utile  pour  la  préparation  de  Talun. 

6.  Kaolin  d'Flbogen,  en  Bohême,  analysé  par  Berlhier,  après 
avoir  été  séparé  des  grains  de  quartz  qu'il  renferme  en  abondance; 

formule:^!  SÎ^+SH. 

Argiles  plastiques.  —  On  a  donné  ce  nom  à  des  argiles  qui  of- 
frent beaucoup  de  propriétés  communes  avec  les  kaolins,  mais  qui 
en  difTôrent  par  deux  points  essentiels  :  par  leur  gisement  d"abord, 
qui  est  généralement  situé  à  la  partie  la  plus  inférieure  des  ter- 
rains tertiaires  et  au-dessus  de  la  craie,  ce  qui  empêche  de  croire 
qu'elles  proviennent,  au  moins  immédiatement,  des  roches  feld- 
spathiques;  ensuite  par  leurs  produits  travaillés,  qui  ne  peuvent 
former  que  des  poteries,  dites  de  grès,  ou  des  faïences  plus  ou 
moins  belles,  niais  toujours  opaques,  tandis  que  les  kaolins  se 
convertissent,  à  la  cuisson,  en  porcelaine.  Ces  argiles  forment 
avec  l'eau  une  pâle  très-plastique  et  tenace,  et  sont  éminemment 
propres  à  l'art  du  potier.  Elles  sont  généralement  compactes, 
douces  et  onctueuses  au  toucher;  quelques-unes  sont  translu- 
cides ou  le  deviennent  quand  on  les  plonge  dans  l'eau.  Elles 
sont  le  plus  souvent  blanches  ou  grises,  et  quelquefois  noirâ- 
tres; mais  comme  cette  couleur  est  due  à  une  matière  organi- 
que destructible  au  feu,  cela  ne  les  empêche  pas  de  produire 
des  poteries  blanches.  La  plupart  cependant,  exposées  à  un  feu 
violent  et  longtemps  continué,  acquièrent  une  couleur  rougeâ- 
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tre  plus  ou  moins  marquée.  Elles  sont  infusibles  au  feu.  Les 
argiles  plastiques  les  plus  célèbres  sont  celles  du  Devonshire, 
en  Angleterre;  d' Ancienne,  près  de  Namur;  de  Gross-Almerode, 
près  de  Cassel.  En  France,  les  plus  usitées  sont  celles  de  Mau- 
beage,  de  Savigny,  près  de  Beauvais;  de  Forges-les-Eaux  et  de 
Gournay  (Seine-Inférieure);  d'Abondant,  près  de  Dreux;  de  Mon- 
lereau,  d'Arcueil,  près  de  Paris  ;  de  Gaujac  (Landes),  etc.  Voici 
la  composition  des  principales  d'entre  elles. 


SiO». 

AIW. 
FeC. 
CaO.. 
MgO. 
HH).. 


46,.S0 
38,10 


14,50 


46,8 
37,2 


0,8 
14.2 


49,6 
37,4 


11,20 


60,6 

35,2 

0.4 


13,1 


47,50 

34,37 

1,24 

0,50 

I 

14,50 


6?,50 

23.15 

» 

2.30 

12,65 


65 

24 


11 


64,10 
24,60 


1.  Argile  plastique  de  Gaujac  ;  2.  argile  blanche  de  Siegen.  —  Ces 
deux  argiles  ont  la  même  formule  que  les  kaolins  de  Limoges,  de 

Plymton,elc.:A'l3Si*+6H. 

3.  Aj^giledu  Devonshire^  par  Berthier  =  Al2Si^  +  3,5H. 

4.  Argile d^ Abondant,  par  Berthier=  Al^Si^ -|- 4H. 

5.  Argile  plastique  de  Hesse,  par  Salvelat.  —  Formule  :  A]^Si3  + 

oH  avec  mélange  de  (Fe,M)'Si.  Cette  terre  sert  à  la  fabrication 
des  creusets  de  Hesse. 

6.  Argile  de  Nevcrs  =  A_l  Si  +  3H  avec  mélange  de  Ca^Si. 
Celte  argile  serait  mieux  rangée  parmi  les  figulines.  Elle  ne  peut 
servir  qu'à  faire  des  faïences  communes,  en  raison  de  la  chaux 
qu'elle  contient. 

7.  Argile  plastique  de  Forges-les-Eaux  =  2A1  Si^  +  ^W. 

8.  Argile  plastique  de  Monter  eau,  par  Salvetat  =  AI  Si'+2,3H. 
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Ari^iles  foiibles. 

Argiles  figiUines.  —  Ces  argiles  ont  beaucoup  de  rapport  avec 
les  précédentes,  et  se  trouvent  dans  la  raôme  partie  inférieure 
des  terrains  tertiaires;  mais  elles  sont  moins  compactes,  plus  fa- 
ciles à  délayer  dans  l'eau  et  forment  une  pâte  plus  courte  ou  moins 
tenace.  Elles  sont  généralement  colorées,  et,  loin  de  blanchir  par 
la  cuisson,  elles  deviennent  souvent  d'un  rouge  très- marqué. 
Elles  contiennent  toujours  de  Toxyde  de  fer  et  de  la  chaux  dont 
une  partie  peut  se  trouver  à  l'état  de  carbonate,  mais  dont  la 
quantité  ne  dépasse  pas  quelques  centièmes.  C'est  ce  mélange  qui 
les  rend  fusibles  à  une  haute  température,  et  qui  empêche  qu'on 
ne  les  emploie  autrement  que  pour  les  poteries  communes  et  pour 
la  fabrication  des  fourneaux.  Les  sculpteurs  s'en  servent  pour 
modeler,  et  on  les  emploie  aussi  sous  le  nom  de  terre  glaise  pour 
glaiser  les  bassins  où  l'on  veut  retenir  de  l'eau.  Cette  argile  esl 
très-abondante  au  sud  de  Paris,  dans  les  environs  de  Yaugirard, 
de  Vanvres  et  d'Arcueil. 

Argiles  smectiques  ou  terres  ,à  foulon,  —  Ces  argiles  sont  grasses 
au  toucher  et  se  laissent  poHr  avec  l'ongle;  elles  se  délitent 
promptement  dans  l'eau  et  y  forment  une  sorte  de  bouillie  sans 
ductilité.  Il  y  en  a  de  jaunâtres,  de  vertes,  de  brunes  et  de  rouge 
de  chair.  Elles  contiennent  des  quantités  variables  d'oxydes  de 
fer^  de  chaux  et  de  magnésie,  et  leur  composition  ne  peut  être 
considérée  comme  régulière.  On  les  emploie,  ainsi  que  l'indique 
leur  nom,  pour  dégraisser  les  étoffes  de  laine,  ce  qui  se  fait  en 
foulant  celles-ci,  dans  des  mortiers  de  bois,  avec  de  l'eau  et  de 
l'argile. 

Les  argiles  smectiques  les  plus  connues  sont  celles  d'Angleterre, 
où  elles  sont  très-abondantes,  principalement  dans  les  comtés  de 
Hampshireet  de  Surrey,  et  celle  de  Saxe  (à  Rosswein,  à  Schom- 
berg,  à  Johann-Georgenstadt).  On  en  trouve  en  France  à  Issou- 
dun  (Indre),  à  Villeneuve  (Isère),  à  Flavin  près  de  Rhodez  (Avey- 
ron),  etc. 

Arufilei  efferTescenteft  on  M arnei  arf^Ueoies. 

Ce  sont  des  mélanges  naturels  d'argile  et  de  carbonate  de  chaux, 
faisant  une  vive  effervescence  avec  les  acides,  et  contenant  cepen- 
dant assez  d'argile  pour  en  conserver  les  principaux  caractères  et 
pour  être  propres  encore  à  la  fabrication  des  poteries  communes, 
et  que  l'on  cuit  à  une  chaleur  de  60  degrés  environ  du  pyromè- 
tre de  Wedgwood.  Ces  argiles  sont  tellement  fusibles  à  une  tem- 
pérature plus  élevée  (120  à  i30  degrés),  qu'elles  coulent  en  un 
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liquide  brun  capable  de  percer  les  creusets  les  plus  réfraclaires. 
Elles  forment  des  couches  puissantes  dans  un  grand  nombre  de 
pays,  et  dans  divers  terrains  infra-ou  supra-crélacés.  Celles  que 
Ton  exploite  aux  environs  de  Paris,  comme  Fargile  jaunâtre  de 
Viroflay .et  l'argile  verlede  Montmartre,  appartiennent  à  la  for- 
mation du  gypse  et  constituent  des  couches  très-étendues  qui  sé- 
parent ce  terrain  d'eau  douce  du  terrain  marin  supérieur. 

Argiles  ferra i^ineuief. 

Ces  argiles  ont  une  couleur  rouge  due  à  de  l'oxyde  de  fer,  dont 
la  quantité  varie  depuis  la  plus  faible  jusqu'à  celle  capable  de 
constituer  un  minerai  de  fer  exploitable.  D'autres  fois  elles  ont 
une  couleur  jaune  due  à  Thydrate  de  fer.  Elles  sont  usitées  plu- 
tôt pour  la  peinture  ou  pour  l'usage  médical  que  pour  la  fabrica- 
tion des  poteries. 

Smgwne  ou  crayàn  rouge,  —  Argile  à  structure  schisteuse,  à 
texture  compacte,  à  cassure  facile  et  terreuse.  Elle  est  douce  au 
toucher,  très-tendre,  tache  fortement  les  doigts  et  laisse  sur  le 
papier  des  traces  d'un  rouge  vif  et  durable.  On  la  trouve  en  pe- 
tites couches  ou  en  amas,  au  milieu  des  schistes  argileux,  comme 
à  Thalliter,  dans  la  Hesse,  à  Blankenbourg  et  à  Kœnilz,  en  Thu- 
ringe.  On  en  fabrique  des  crayons  rouges. 

Bol  d Arménie  ou  argile  ocreuse  rouge.  —  Cette  argile  tire  son 
nom  de  ce  qu'on  l 'apportait  autrefois  d'Arménie  ou  tout  au  moins 
de  l'Orient.  Mais  depuis  longtemps  déjà  celle  que  nous  employons 
est  tirée  de  divers  lieux  de  la  France,  comme  de  Blois  et  de  Sau- 
mur.  Elle  est  douce  au  toucher,  d'un  rouge  moins  vif  et  moins 
foncé  que  la  sanguine.  Elle  est  également  plus  compacte,  plus 
dure,  plus  difflciïe  à  casser  et  à  délayer  dans  l'eau.  Elle  contient 
ordinairement  du  gravier,  qui  se  précipite  lorsqu'elle  est  délayée, 
et  qu'il  faut  en  séparer  par  décantation.  Quelquefois  on  lave  le 
bol  à  la  carrière  même  et  on  le  met  en  petits  pains  ronds  qu'on 
empreint  d'un  cachet.  Cette  opération  était  autrefois  pratiquée 
dans  l'Orient  et  principalement  à  l'île  de  Lemnos,  d'où  l'argile 
ainsi  préparée  avait  pris  les  noms  de  terre  sigillée  ou  de  tetre  de 
Lemnos;  mais  ces  noms  appartenaient  aussi  à  une  argile  beaucoup 
plus  pâle,  qui  seule  les  a  conservés. 

Teire  sigillée;  argile  ocreusepâle,  — Celte  substance,  dontj'ignore 
le  lieu  d'origine,  est  toujours  sous  la  forme  de  petits  pains  orbi- 
culaires  ou  cylindriques  plus  ou  moins  aplatis  et  marqués  d'un 
cachet.  Elle  est  d'un  blanc  rosé  et  contient  par  conséquent 
beaucoup  moins  d'oxyde  de  fer  que  le  bol  d'Arménie.  Elle  fait 
partie  de  l'élecluaire  de  safran  composé  ou  confection  d'hyacin- 
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thes,  de  même  que  le  bol  d'Arménie  entre  dans  la  composition 
de  Télectuaire  diascordium  qui  lui  doit  sa  couleur  rouge. 

Ocre  jaune,  —  Cette  substance  se  trouve  en  France,  sur  les  bords 
du  Cher,  dans  la  commune  de  Saint-Georges  ;  à  Bitry  (Nièvre)  et 
à  Taunay,  en  Brie.  Elle  est  située  à  une  certaine  profondeur  au- 
dessous  d'un  banc  de  sable,  d'un  banc  de  glaise  et  d'un  banc 
de  grès,  et  elle  est  portée  sur  un  banc  de  sable.  Elle  forme  une 
couche  assez  homogène,  mais  sans  consistance  et  presque  pulvé- 
rulente, d'un  jaune  un  peu  orangé  et  assez  foncé.  Elle  présente 
un  toucher  siliceux  plutôt  qu'argileux,  et  elle  contient  en  effet 
une  très-grande  quantité  de  silice,  peu  d'alumine,  de  la  chaux  et 
de  l'oxyde  ferrique  hydraté.  Elle  est  employée  dans  la  peinture  et 
surtout  dans  celle  en  bâtiments.  On  en  calcine  également  une 
partie  pour  en  former  de  l'ocre  rouge  qui  est  employée  pour  les 
mêmes  usages. 

Terre  d'ombre.  —  Celte  substance  est  une  argile  massive,  d'ap- 
parence terreuse,  d'un  grain  très-fin  et  très-égal,  mais  sans  con- 
sistance, absorbant  l'eau  trèâ-avidement  et  s'y  délayant  avec  une 
grande  facilité.  Elle  est  d'une  couleur  foncée  qui  est  à  la  fois 
verdâtre,  jaunâtre  et  brunâtre,  et  qui  devient  d'un  brun  rou- 
geâtre  au  feu.  Elle  nous  arrive  par  Marseille,  qui  la  tire  soit  de 
la  province  d'Ombrie,  en  Italie,  soit  de  l'île  de  Chypre  ou  du 
Levant.  Elle  est  très-usitée  dans  la  peinture  en  détrempe  et  pour 
la  fabrication  des  papiers  peints. 

Terre  de  Sienne.  —  Cette  substance  est  tirée  des  environs  de 
Sienne  en  Italie;  elle  est  sous  forme  de  petites  masses  d'un  jaune 
brunâtre  à  l'extérieur,  et  présentant  à  l'intérieur  la  couleur  et 
la  cassure  luisante  de  l'aloès  hépatique.  Elle  est  Irès-estimée  dans 
la  peinture,  soit  dans  son  état  naturel,  soit  brâlée  ou  calcinée, 
opération  qui  lui  communique  une  couleur  brun  rougeâtre  très- 
foncée. 

Te7Tes  comestibles.  —  Je  ne  terminerai  pas  cette  longue  série 
des  composés  argileux  sans  parler  de  Tusage  presque  universel- 
lement répandu,  chez  les  peuples  sauvages  dé  l'Afrique,  de 
l'Amérique  et  de  l'Asie,  de  manger,  comme  un  supplément  né- 
cessaire à  une  nourriture  trop  insuffisante,  des  quantités  consi- 
dérables d'argile.  Cet  usage  s'est  même  conservé  ou  propagé 
chez  des  peuples  plus  civilisés,  comme  jdans  l'Inde,  et  jusqu'en 
Portugal,  où  des  femmes,  dit-on,  mangent  encore  avec  plaisir 
de  la  terre  rouge  de  Boucaros,  dont  sont  fabriqués  les  alca- 
razzaSy  ou  vases  à  rafraîchir  l'eau.  Je  ne  pense  pas  qu'un  usage 
aussi  répandu  ait  pour  seul  eff*et  de  tromper  Testomac,  et  d'apai- 
ser momentanément  la  faim,  sans  aucun  résultat  utile  pour  la 
nutrition.  Il  est  probable,  au  contraire,  que  l'instinct  de  cônser- 
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Tation  a  fait  reconnatire  à  ces  peuples  misérables  des  espèces 
d'argiles  qui  contiennent  encore  une  certaine  quantité  de  ma- 
tière organique  provenant  de  végétaux  ou  d'animaux  détruils,  et 
que  c'est  celte  matière  qui  contribue  à  les  soutenir,  principale- 
ment dans  les  mois  de  l'année  où  une  nourriture  plus  efficace 
vient  à  leur  manquer. 

p.amille  du  zinc  (1). 

Le  zinc  se  trouve  sous  huit  étals  principaux  :  séiénié,  arséniatéj 
sulfuré^  oxydéy  sulfatéy  carbonate,  silicate^  aluminaté. 

Zine  •élénâé. 

Trouvé  au  Mexique,  combiné  au  mercure  séiénié;  inconnu  en 
Europe. 

KiBC  arséiliaté. 

Minéral  trouvé  dans  un  gisement  de  cobalt  gris,  près  de 
Scbneeberg.  Il  est  en  couche  cristalline,  cramoisie,  colorée  par 
rarséniate  de  cobalt.  Sa  densité  est  3,  1  ;  sa  dureté  sensiblement 
égale  à  celle  du  spath  d'Islande.  Il  cristallise  dans  le  système  du 
prisme  oblique  symétrique.  D'après  M.  Kœttig,  i^ renferme  sur 
iOO  parties  : 

Acide  arsénique 37,17 

Oxyde  de  zinc 30,52 

Protoxyde  de  cobalt 6,91 

—  nickel 2,00 

Eau 23,40 

Chaux traces. 

d'où  l'on  a  conclu  la  formule  :  AsO*,3(ZnO,CoO,NiO)  +  8H0. 

Ziiie  lulf  urè  ou  Blende. 

Ce  sulfure  est  assez  répandu  dans  les  terrains  primitifs,  jus- 
qu'aux terrains  de  sédiment  moyens;  mais  c'est  surtout  dans  les 
terrains  de  transition  qu'on  le  trouve;  il  y  est  presque  toujours 
accompagné  de  sulfure  de  plomb. 

(1)  Jusqu'à  présent  je  n*avais  pas  séparé  le  zinc  de  Tétain,  auquel  on  le  trouve 
réuni  dans  les  classifications  d'Ampère  et  de  Thenard.  Mais  la  nécessité  de  ne 
plus  séparer  rétain  du  tantale  et  des  autres  titanides,  jointe  au  caractère  positif 
beaucoup  plus  marqué  du  zinc,  et  à  ses  nombreux  rapports  avec  le  magnésium, 
m'ont  engagé  à  faire  descendre  le  zinc  jusqu'au  magnésium.  Alors  il  m'a  fallu 
le  faire  suivre  du  cadmium,  bien  que  celui-ci  conserve  des  rapports  plus  mar- 
qués avec  l'étain  et  les  argyrides. 
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Le  zinc  sulfuré  est  lamelleux,  fragile  et  facile  à  diviser  en 
lames  éclatantes  au  moyen  du  couteau.  Il  est  rayé  par  le  spath 
fluor.  Il  est  jaune  et  transparent  lorsqu'il  est  pur,  mais  il  con- 
tient presque  toujours  une  quantité  variable  de  protosulfure  de 
fer  qui  fait  varier  sa  couleur  du  jaune  enfunaé  au  brun  ou  au  noir, 
et  qui  lui  Ole  plus  ou  moins  sa  transparence  jusqu'à  le  rendre 
complètement  opaque  (I).  Cependant  il  donne  toujours  une  pou- 
dre grisâtre.  Il  pèse  4,04;  il  est  très-phosphorescent  par  le  frotte- 
ment, infusible  au  feu,  difficilement  attaquable  par  les  acides. 
Néanmoins,  lorsqu'il  est  réduit  en  poudre  Une,  il  se  dissout  à 
chaud  dans  les  acides  sulfurique  et  nitrique  un  peu  étendus  : 
avec  le  premier  il  se  dégage  de  l'acide  sulfhydrique,  et  avec  le 
second  des  vapeurs  nilreuses.  Dans  les  deux  cas,  la  liqueur  tient 
en  dissolution  du  sulfate  de  zinc. 

Le  sulfure  de  zinc  se  trouve  cristallisé,  fibreux,  mamelonné, 
ou  testacé.  Il  cristallise  dans  le  système  cubique,  et  ses  formes 


Fig.  176.  ~~  Zinc  sulfuré. 


Fig.  177.  —  Zinc  salfaré. 


les  plus  habituelles  sont  le  tétraèdre  plus  ou  moins  modifié 
{fig.  176  et  177),  l'octaèdre  passant  au  dodécaèdre  {fig.  178), 
ou  tout  à  la  fois  au  dodécaèdre  et  au  cube  {fig,  179),  le  dodécaè- 
dre rhomboïdal,  soit  simple  {fig.  178),  soit  diversement  modifié 

(1)  Analyse  de  différents  sulfures  de  zinc  : 

I.        II.         m.        IV.        V. 

Soufre 33,66  33  33,16  32,75  28,60 

Zinc CG,34  61,5  61,65  62,62  43 

Fer »  4  3,20         2,20  15,70 

Plomb »  »  1,50  »  » 

Cadmium »  »  »  ],78  » 

I.  Zinc  sulfuré  pur  cristaUisé,  analysé  par  Arfwedson.  Sa  composition  répond 
à  la  formule  ZnS,  avec  un  petit  excès  de  soufre. 

II.  Zinc  sulfuré  lamellaire  d'Angleterre,  par  Berthier. 

III.  Zinc  sulfuré  concrétionné  du  Brisgau,  par  Laugier. 

TV.  —  cadmifère,  analysé  par  Lowe. 

V.  Zinc  sulfuré  fortement  ferrifère  de  Marmato,  par  M.  Boussingault. 
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(fig-  181).  Tous  ces  cristaux  sont  souvent  hémiiropes  et  maclés. 
Sous  la  forme  dodécaèdre,  le  zinc  sulfuré  ressemble  beaucoup 


Fig.  178.  —  Zinc  sulfuré. 


Fig.  179.  —  Zinc  sulfuré. 


au  grenat;  mais  celui-ci  est  moins  lamelleux  et  beaucoup  plus 
dur  puisqu'il  étincelle  sous  le  briquet  et  raye  le  verre.  Il  res- 


Fig.  180.  —  Zinc  sulfuré. 


Fig.  181.  ~  Ziao  sulfuré. 


semble  aussi,  suivant  les  échantillons,  à  Vétain  oxydé^  ou  wolfram 
ou  tungstate  de  fer  et  de  manganèse^  et  à  Turane  oxydulé  ou 
pechbknde.  Voici  leurs  caractères  différentiels  : 

L'étain  oxydé  est  très-dur,  étincelle  fortement  sous  le  briquet 
et  pèse  6,9. 

Le  wolfram  raye  le  verre,  et  donne  une  poudre  brune  qui  tache 
le  papier.  Il  colore  le  borax  en  vert. 

L'urane  oxydulé  pèse  6^5,  est  feuilleté  dans  un  seul  sens,  et 
donne  une  poudre  noirâtre. 

Zinc  oicyd^* 

A  une  époque  où  les  minéralogistes  confondaient  les  diffé- 
rentes substances  appelées  calamine  sous  le  nom  de  zinc  oxydé,  ce 
composé  passait  pour  être  très-répandu  dans  la  terre.  Aujourd'hui, 
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c'est  à  peine  si  l'on  ose  ranger  sous  ce  titre  une  substance  nom- 
mée plus  communément  oxyde  rouge  de  zinc  ou  brucite,  qui  a  élé 
trouvée  dans  plusieurs  mines  de  fer  du  comté  de  Susses  et  du 
New-Jersey  aux  États-Unis. 

Cette  substance  est  en  grains  amorphes  d'un  rouge  orangé, 
disséminés  dans  la  masse  minérale.  Elle  pèse  5,43.  Sa  cassure 
est  éclatante  et  lamelleuse  dans  un  sens,  conchoïde  suivant  l'au- 
tre. Elle  raye  le  spath  calcaire.  Elle  se  dissout  facilement  à  froid 
dans  les  acides  minéraux.  Berthier  en  a  retiré  : 

Oxyde  de  zinc 88 

—    manganique  (Mn*0'). .  ; .  12 

lôô" 
On  trouve  au  même  endroit  un  autre  minéral  d'un  brun  très- 
foncé,  donnant  une  poudre  de  même  couleur,  sensible  à  l'action 
du  barreau  aimanté,  cristallisant  en  octaèdre,  et  pesant  spécifi- 
quement 4,87.  On  l'a  nommé  franklinite.  A  froid,  l'acide  chlor- 
hydrique  l'attaque  peu,  ce  qui  permet  d'en  séparer  la  brucite. 
Berthier  en  a  retiré  : 

Sesquioxyde  de  fer 66 

Oxyde  manganoso-manganîque. .        16 

Oxyde  de  zinc 18 

TÔT 
Mais  comme  la  franklinite  est  magnétique,  il  est  plus  probable 
que  le  fer  y  est,  en  partie  du  moins,  à  l'état  d'oxyde  intermé- 
diaire, et  le  manganèse  à  celui  de  trioxyde.  Berthier  admet  qu'il 
est  composé  de  : 

2  molécules  de  ferrite  de  fer  =  2  Fe  Fe, 
\         —  —      de  zinc  =    Zn  Fe, 

i         —  demanganitedezinc=    Zn  Mn; 
ce  qui  donne  : 

3  molécules  de  sesquioxyde  de  fer 50,2 

1  —         de  protoxyde  de  fer 15,1 

i        —         de  sesquioxyde  de  manganèse.  17,4 

2  —         d'oxyde  de  zinc 17,3 

Cette  manière  d'envisager  la  composition  de  la  franklinite 
permet  d'expliquer  sa  cristallisation  semblable  à  celle  du  fer 

oxydulé  Fe  Fe;  puisque,  alors,  les  deux  minéraux  se  trouvent 

également  représentés  par  la  môme  formule  générale  M  M. 
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ZImc  lulfAté. 

Sel  blanc,  Irès-slyptique,  soluble  dans  Teau,  précipitant  en 
blanc  par  les  sulfhydrates  et  par  le  cyanure  ferroso-potassique. 
11  forme  également  avec  les  alcalis  un  précipité  blanc  soluble 
dans  un  grand  excès  d'alcali. 

Ce  sel  se  trouve  en  très-petite  quantité,  à  l'état  de  dissolution, 
dans  les  eaux  qui  circulent  dans  les  mines  de  zinc  sulfuré,  ou 
fixé  aux  parois  des  galeries.  On  dit  qu'on  l'a  trouvé  en  aiguilles 
àidria,  ou  en  stalactites  fibreuses  dans  les  mines  de  Schemnitz, 
en  Hongrie.  Mais  tout  celui  du  commerce  est  artificiel  et  est  un 
produit  très-secondaire  de  la  mine  de  plomb  de  Rammelsberg, 
exploitée  à  Goslar,  en  Hongrie.  Cette  mine  se  compose  de  sul- 
fures de  plomb,  de  cuivre,  d'argent,  de  zinc  et  de  fer.  On  met  à 
part  les  morceaux  riches  en  sulfure  de  zinc;  on  les  grille  et  on 
les  projette  dans  l'eau,  qui  dissout  les  sulfates  de  zinc  et  de  fer 
formés.  On  évapore  à  siccilé  et  Ton  chauffe  dans  des  cornues 
pour  en  retirer  de  l'acide  sulfurique  fumant  provenant  principa- 
lement de  la  décomposition  du  sulfate  de  fer.  On  lave  pour  dis- 
soudre le  sulfate  de  zinc  et  le  séparer  du  colcothar.  On  fait  con- 
centrer la  liqueur  sur  le  feu,  jusqu'à  ce  qu'elle  puisse  se  prendre 
en  masse  par  le  refroidissement,  et  on  la  coule  dans  des  moules 
disposés  à  cet  efi'et. 

Le  sulfate  de  zinc  du  commerce  est  en  masses  prismatiques 
blanches,  cristallisées  confusément  à  la  manière  du  sucre.  11 
contient  encore  du  sulfate  de  fer,  qui  lui  fait  prendre  une  cou- 
leur de  rouille  par  le  contact  de  l'air,  et  dont  il  est  très-difficile 
de  le  priver  entièrement.  11  est  Irès-soluble  dans  l'eau,  a  une 
svaeur  acre  et  slyplique,  et  jouit,  à  l'état  de  dissolution,  des  pro- 
priétés caractéristiques  du  zinc  (p.  374),  sauf  les  modifications 
apportées  par  le  fer  :  ainsi  le  sulfate  de  zinc  du  commerce  forme 
un  précipité  jaunâtre  par  les  alcalis,  nofrâtre  par  les  hydrosul- 
fates, bleuâtre  par  les  hydrocyanates,  et  il  noircit  par  la  noix  de 
.galle. 

Le  sulfate  de  zinc  est  employé  à  Texlérieur  comme  siccatif, 
astringent  et  escarrolique  ;  introduit  dans  l'estomac,  il  est  vo- 
mitif à  petite  dose,  et  vénéneux  lorsqu'on  le  prend  en  trop  grande 
quantité. 

Nous  allons  maintenant  parler  du  zinc  carbonate^  hydrocarbo- 
naté,  siUcalé  et  hydrosilicafé.  Ces  quatre  substances  ont  été  long- 
temps confondues  sous  le  nom  de  zinc  oxydé  et  sous  celui  plus 
ancien  de  calamine  ou  de  pierre  calaminaire.  Et,  en  effet,  la  pierre 
calaminaire  est  souvent  un  mélange  de  ces  quatre  espèces;  mais 

GviBoomT,  Drogues,  7«  ééit.  T.  I.  —  Î4 
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comme  elles  existent  aussi  séparées,  il  est  convenable  de  dire  au 
moins  quelques  mois  de  leurs  caractères  particuliers. 

zinc  earbonaté. 

Smithsonite  (Beud.).  —  Substance  pouvant  se  montrer  cristal- 
lisée suivant  un  rhomboèdre  obtus  de  107*»  40'  et  72*  20';  mais 
étant  le  plus  souvent  en  masses  compactes,  lithoïdes,  blanchâ- 
tres, jaunâtres  ou  rougeâlres.  Ce  carbonate  a  une  structure  lami- 
naire et  une  cassure  demi-vitreuse.  Il  pèse  4,4;  il  raye  l'arrago- 
nite,  mais  est  rayé  par  la  chaux  phosphatée.  Il  n'est  pas  électrisé 
par  la  chaleur;  il  ne  donne  pas  d'eau  par  le  feu,  qui  le  change 
seulement  en  un  émail  blanc.  Lorsqu'il  est  réduit  en  poudre,  il 
se  dissout  avec  effervescence  dans  les  acides  et  fournit  une  li- 
queur qui  précipite  en  blanc  par  les  alcalis,  les  sulfhydrates  et  le 
cyanure  ferroso-potassique. 

Ce  minéral,  dans  son  état  de  pureté,  est  composé  de  : 

Acide  carbonique...     1  molécule    35,37 
Oxyde  de  zinc 1  64,63 

<  00,00 

c'est-à-dire  que  c'est  un  carbonate  neutre  (ZnC)  ;  mais  il  est  très- 
souvent  mélangé  de  carbonate  de  fer  et  de  manganèse,  d'oxyde 
de  fer,  de  silicate  de  zinc,  etc. 

Gisement.  —  C'est  dans  les  terrains  intermédiaires,  dans  ceux 
qui  sont  formés  de  schiste  et  de  calcaire,  que  Ton  rencontre 
les  premiers  gîles  de  carbonate  de  zinc.  Tels  sont  ceux  de 
Bleiberg  en  Carinthie,  du  Limbourg  et  du  duché  de  Juliers  dans 
la  Prusse  rhénane.  Dans  les  terrains  de  sédiment  inférieur,  le 
môme  carbonate  se  Irouve  au  milieu  des  arkoses  ^à  Chessy  près 
de  Lyon),  ou  dans  le  calcaire  pénéen,  comme  à  Combecave  près 
de  Figeac,  et  à  Montalet  près  d'Uzès  en  France,  dans  les  Mendip- 
Hills,  en  Angleterre,  etc.  Il  devient  beaucoup  plus  rare  dans  les 
terrains  de  sédiment  moyens  et  supérieurs;  on  en  cite  quelques 
petits  dépôts  dans  le  calcaire  grossier  à  Passy  près  de  Paris,  dans 
la  colline  de  Viaume  au  delà  de  Pontoise,  et  dans  les  environs  de 
Marine,  dans  un  terrain  de  transport. 

Kine  hjdrocarliomaté. 

Calamine  terreuse.  —'Substance  d'apparence  terreuse  ou  pul- 
vérulente, pesant  3,59  donnant  de  l'eau  par  l'application  du  feu, 
jouissant  du  reste  de  toutes  les  propriétés  d'un  carbonate  de 
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zinc.  Elle  a  été  trouvée  seulement  en  petites  masses  dans  les 
mioes  de  plomb  de  Bleiberg.  Deux  analyses  ont  donné  : 

Par  Smithon.  Par  Bcrthier. 

Oiygènc.  Oxygène. 

C0«...       13,50        9,76  2  CO*....       13  9,40        2 

ZnO...       71,40       14,18  3  ZnO....       67        13,31         3 

HH)...       lo,10       13,42  3  HK)....       20        17,78        4 

Formules  :  ZnC  +  Zn»!!'.  Znë  +  'zn*H\ 

On  connaît  sous  le  nom  de  calamine  verte  et  d'aurichalcite  un 
hydrocarbonale  de  zinc  contenant  une  quantité  variable  de  car- 
bonate de  cuivre.  Un  minéral  de  celte  nature  trouvé  à  Lowlesk, 
dans  TAltaï,  contient  : 

Rapport!.  Oxygène. 

Acide  carbonique 16,00  i  1 ,62  4 

Oxyde  de  zinc 45,84  9,11  3 

—  de  cuivre 28,19  5,69  2 

Eau 9,95  8,85  3 

que  Ton  peut  représenter  fort  simplement  par  2GuG  +  3ZnH. 

Zinc  sllieaté. 

Trouvé  seulement  jusqu'à  présent  dans  les  dépôts  de  calamine 
de  la  Vieille-Montagne  dans  le  Limbourg,  et  dans  la  mine  de 
Franklin  aux  États-Unis.  Le  premier  est  en  prismes  hexaèdres 
terminés  par  des  sommets  de  rhomboèdres  dont  les  faces  sont 
inclinées  entre  elles  d'environ  128  degrés,  avec  un  clivage  per- 
pendiculaire à  Taxe.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  4,18.  Le  se- 
cond est  en  prismes  hexaèdres  à  sommets  dièdres,  de  couleur 
verdâtre,  rougeâtre  ou  brunâtre,  pesant  3,89  et  composés  de  : 

Oxygèoc. 

Silice 25  12,98  1 

Oxyde  de  zinc 71,33  14,17  1  + 

—  de  manganèse ......  2,66  0,73  » 

—  de  fer 0,69  0,20  » 

ce  qui  indique  un  silicate  de  la  formule  Zn^Si  mélangé  de  fran- 
klinite. 

Zinc  hydroiilicaté. 

Calamine  électrique.  —  Substance  beaucoup  plus  commune 
que  la  précédente,  blanchâtre,  jaunâtre  ou  bleuâtre;  cristallisant 
le  plus  souvent  en  tables  rectangulaires  biselées  sur  les  quatre 
côtés,  et  dérivant  d'un  prisme  droit  rhomboîdal  de  102''  30'  et 
IV  30'.  Pesanteur  spécifique  3,42. 
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Le  zinc  hydrosilicaté  raye  le  calcium  fluorure,  et  est  difficile- 
ment  rayé  par  le  couteau .  Il  s'électrise  si  facilement  par  une 
petite  variation  de  température,  qu'on  a  cru  qu'il  était  naturel- 
lenâent  électrique  ;  mais  le  fait  est  qu'il  ne  le  devient  que  par 
un  changement  de  température  en  plus  ou  en  moins. 

Il  donne  de  l'eau  par  la  calcinalion  et  est  infusible  au  feu.  Il  se 
dissout  facilement  dans  les  acides  en  donnant  un  dissoluté 
d'oxyde  de  zinc  et  un  dépôt  de  silice  en  gelée.  On  en  connaît 
plusieurs  analyses  qui  semblent  indiquer  plusieurs  degrés  d'hy- 
dratation du  môme  silicate  de  zinc  Zn'Si. 


CALAMINE 

de  Rezbanya, 

par  Smith  SON. 

de  Limburg, 
parBERZÉLius. 

de  Limburg, 
par  Berthier. 

du  Brisgau, 
par  Berthier. 

Silcie  ....* 

Oxygène. 
25             3 
68,3          3 
4,4          1 

Oxygène. 
24,89        2 
66,84        2 
7,46        1 

Oxygène. 
25              3 
66             3 
9             2 

Oxvgène, 
25,5         3 
64,5          3 
10             2 

Oxyde  de  zinc 

Eau 

La  première  analyse  donne Zn^Si+Aq. 

La  deuxième 2Zn5Si+3Aq. 

La  troisième  et  la  quatrième Zn'Si+2Aq. 

Des  quatre  composés  que  je  viens  de  décrire,  deux  sont  très- 
rares,  ce  sont  le  zinc  hydrocarbonaté  et  le  zinc  silicate  anhydre; 
deux  sont  très-communs,  ce  sont  le  zinc  carbonate  et  le  zinc  hy- 
drosilicaté. Ce  sont  ces  deux  derniers  composés  mélangés  et 
rendus  plus  ou  moins  impurs  encore  par  d'autres  mélanges,  qui 
constituent  la  plus  grande  partie  des  calamines,  dont  on  distingue 
deux  variétés  de  couleurs,  la  blanche  et  la  rouge. 

La  calamine  blanche  est  d'un  blanc  grisâtre^  compacte,  pesant 
de  3,5  à  4;  offrant  une  cassure  unie  avec  un  éclat  mat,  et  pré- 
sentant souvent  des  ébauches  de  cristaux  dans  les  cavités  de  la 
masse.  Deux  échantillons,  analysés  par  Karsten,  ont  donné  : 

De  Scharley.  De  Guttate. 

Oxyde  de  zinc 36,33  33,25 

Acide  carbonique , . . .  30,71  29,76 

Silice 9,36  i  1,25 

Eau 0,57  1,30 

i  6,97  95,56 
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De  Scharley.  De  Gustave. 

Report 96,97  95,56 

Proloxyde  de  fer 1 ,85  3,45 

—  demaDganèse 0,50  0,66 

—  de  cadmium 9,25  0,09 

Chaux 0,10  0,03 

99,67  99,79 

Calamine  rouge.  —  D'un  rouge  de  brique,  d'un  rouge  brunâtre, 
ou  d'un  jaune  d'ocre;  compacte,  à  cassure  unie  ou  terreuse; 
pesant  de  4  à  4,33.  Deux  analyses  de  Karslen  ont  donné  : 

De  Scharley.  De  Micbowitx. 

Oxyde  de  zinc 44,50  37,30 

—  ferreux 3,27  » 

—  ferrique «3,25  34,56 

—  raanganeux 1,66  » 

—  manganique »  1,75 

Acide  carbonique 27,41  |  «„ 

Eau 3,64  j^^ 

Silice 0,65  0,83 

Alumine 3,58  0,40 

97,97  90,94 

Les  différentes  espèces  de  calamine  se  trouvent  dans  les  mômes 
lieux  que  j'ai  indiqués  pour  le  carbonate  de  zinc,  et  principale- 
ment dans  le  pays  de  Liège,  où  il  en  existe  un  dépôt  encaissé 
entre  deux  bancs  de  schiste  quarlzeux,  long  de  500  mètres,  large 
de  30  et  d'une  profondeur  inconnue.  0:k  en  extrait  annuellement 
plus  de  750  milliers  de  kilogrammes  de  calamine. 

Nous  parlerons  du  zinc  aluminatéy  nommé  aussi  gahnile  ou 
spinelle  zincifère,  h  la  suite  du  spinelle  magnésien. 

Extraction  du  zinc,  —  Autrefois  on  retirait  le  zinc  de  la  blende 
seulement,  et  même  ce  métal  n'était  qu'un  produit  très-secon- 
daire des  galènes  mélangées  de  blende.  Il  résultait  du  grillage  de 
ces  minerais  une  certaine  quantité  d'oxyde  de  zinc  condensé 
dans  la  partie  supérieure  des  fourneaux  et  nommé  tutkie  ou  cadmie 
des  fourneaux,  que  l'on  réduisait  ensuite  à  l'aide  du  charbon. 
Depuis,  on  s'est  attaché  principalement  à  retirer  le  zinc  de  la 
calamine,  et  enfin,  aujourd'hui  que  les  usages  du  zinc  se  sont  con- 
sidérablement multipliés,  on  extrait  ce  métal  de  tous  ses  com- 
posés naturels,  c'est-à-dire  principalement  de  la  blende  et  de  la 
calamine. 

Le  traitement  de  la  blende  consiste  à  la  bocarder  d'abord  et  à 
la  laver  pour  la  priver  d'une  partie  de  la  gangue,  et  ensuite  à  la 
griller  deux  fois  dans  des  fours  à  réverbère,  ce  qui  en  dégage  le 
soufre  à  l'état  d'acide  sulfureux  et  fait  passer  le  zinc  à  celui 
d'oxyde. 
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Pour  exploiter  la  calamine,  on  la  trie  d'abord  autant  que  pos- 
sible pour  en  séparer  la  gangue  calcaire  ou  argileuse;  mais  pour 
en  obtenir  une  séparation  plus  complète,  on  laisse  le  minerai 
exposé  à  l'air  pendant  longtemps,  afin  que  l'argile  se  délite  et 
devienne  friable  ;  alors  on  opère  un  second  triage  de  la  calamine 
et  on  la  calcine  dans  un  fourneau  à  réverbère  pour  en  dégager 
Teau  et  l'acide  carbonique. 

Lorsque  l'oxyde  de  zinc  est  obtenu  par  l'un  ou  l'autre  moyen, 
on  le  mélange  avec  du  poussier  de  cbarbon  ou  de  houille,  et  on 
le  réduit  dans  des  conduits  en  fonte  ou  en  terre  qui  sont  placés 
en  grand  nombre  dans  un  fourneau,  et  qui  communiquent  par 
leur  partie  supérieure  ou  inférieure  avec  des  récipients;  de  sorte 
que  le  métal  est  obtenu  dans  le  premier  cas  par  une  distillation 
per  ascensum,  ou  per  descensum  dans  le  second.  Ce  zinc  distillé 
est  en  grenailles  que  Ton  fond  dans  un  creuset  pour  le  couler  en 
plaques. 

Le  zinc  pur  est  d'un  blanc  bleuâtre  assez  éclatant;  mais  il  se 
ternit  et  s'oxyde  promptement  à  l'air  humide.  Il  pèse  7,9.  Lors- 
qu'il est  pur,  il  est  à  peu  près  aussi  malléable  que  Tétain;  mais 
celui  du  commerce  ne  se  lamine  bien  qu'à  une  température  supé- 
rieure à  100  degrés.  Il  se  fond  au  rouge  obscur  et  se  volatilise 
sans  altération,  à  une  chaleur  plus  forte,  dans  des  vaisseaux  fer- 
més. Use  combine  très-difficilement  avec  le  soufre. 

Si,  lorsque  le  zinc  est  fondu  dans  un  creuset  et  fortement 
rougi,  on  le  met  en  contact  avec  l'air,  il  brûle  avec  une  flamme 
blanc  verdâtre  éblouissante;  en  même  temps,  une  partie  se 
volatilise  dans  l'air,  et  forme  un  oxyde  blanc,  floconneux,  très- 
léger,  que  l'on  nommait  autrefois  nikil  album,  laine  philosophique^ 
et  pompliolix.  Le  zinc  se  dissout  facilement  à  froid  dans  l'acide 
sulfurique  étendu  d'eau,  dans  les  acides  chlorhydrique  et  ni- 
trique, et  en  général  dans  tous  les  acides.  Toutes  ses  dissolutions 
sont  incolores,  et  forment,  avec  la  potasse,  la  soude  ou  l'ammo- 
niaque, un  précipité  blanc  qui  peut  être  redissous  par  un  excès 
d'alcali.  Ces  mômes  dissolutions  forment  un  précipité  blanc  avec 
les  sulfhydrates  alcalins;  blanc  demi-transparent  par  le  cyanure 
ferroso-potassique.  Elles  ne  précipitent  pas  par  la  noix  de 
galle. 

Le  zinc  n'est  usité  en  pharmacie  que  pour  préparer  l'oxyde  de 
zinc  ;  mais,  employé  comme  un  des  éléments  de  la  pile  voltaïque, 
il  donne  lieu  à  l'un  des  plus  puissants  moyens  d'analyse  que 
possède  la  chimie.  On  l'utilise  aujourd'hui  pour  faire  des  conduits 
d'eau,  des  gouttières  et  des  couvertures  de  toits;  on  a  aussi 
essayé  d'en  fabriquer  des  casseroles  et  d'autres  ustensiles  de  cui- 
sine; mais  la  facilité  avec  laquelle  les  acides  les  plus  faibles 
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déterminent  son  oxydation  et  sa  dissolution  doit  détourner  de 
l'appliquer  à  cet  usage. 

FAMILLE  DU  CADMIUM. 

Métal  volatil  et  susceptible  d'être  distillé,  découvert  en  1818 
par  M.  Hermann  dans  des  tleurs  de  zinc  où  Ton  soupçonnait  la 
présence  de  l'arsenic,  parce  que,  lorsqu'on  les  dissolvait  dans  un 
acide,  la  liqueur  précipitait  en  beau  jaune  par  l'acide  sulfhy- 
drique,  propriété  qui  appartient  au  cadmium  tout  aussi  bien 
qu'à  Tarsenic. 

Le  cadmium  sulfuré  a  été  trouvé  dans  une  roche  trappéenne  por- 
phyrilique  près  de  Bishoplown  en  Angleterre.  Il  est  cristallisé  en 
prismes  à  six  pans,  terminés  par  une  ou  plusieurs  pyramides  à 
six  faces  tronquées  au  sommet.  Il  est  assez  dur,  d'une  couleur  de 
miel  orangée.  Il  est  translucide  et  présente  un  lustre  brillant  à  sa 
surface.  Il  pèse  4,8  et  contient  : 

Soufre 22,41 

Cadmium .  < 77,:)0 

Quelques  minéralogistes  lui  ont  donné  le  nom  de  greenockiie. 
Sa  formule  est  CdS. 

Le  cadmium  existe  aussi,  presque  toujours  en  petite  quantité,  à 
l'état  de  sulfure,  dans  la  blende,  et  à  Tétat  de  carbonate  dans 
certaines  calamines.  Il  se  trouve  dans  la  tulhie  qui  provient  du 
grillage  de  la  blende,  et  dans  les  premières  portions  de  zinc  qui 
distillent.  On  dissout  cette  tulhie  ou  ce  zinc  dans  l'acide  suifu- 
rique,  et  on  y  fait  passer  un  courant  d'acide  sulfhydrique  qui  y 
forme  un  précipité  de  sulfure  de  cadmium  mélangé  de  sulfure  de 
cuivre  et  d'un  peu  de  sulfure  de  zinc.  On  dissout  ces  sulfures 
dans  Tacide  chlorhydrique,  on  évapore  presque  à  siccité,  on 
redissout  dans  l'eau  et  on  ajoute  du  carbonate  d'ammoniaque  en 
excès  qui  redissout  les  carbonates  de  zinc  et  de  cuivre  formés,  et 
laisse  celui  de  cadmium.  On  lave  celui-ci,  on  le  calcine  pour  en 
chasser  l'acide  carbonique,  on  le  mélange  de  noir  de  fumée  et  on 
le  chauffe  dans  une  cornue  au  fourneau  à  réverbère.  Le  cadmium 
distille  dans  un  récipient. 

Le  cadmium  est  d'un  blanc  d'élain  ;  très-éclatani,  et  bien  duc- 
tile. 11  pèse  8,604,  est  très-fusible  et  presque  aussi  volatil  que  le 
mercure.  Chauffé  avec  le  contact  de  l'air,  il  se  convertit  en  un 
oxyde  brunâtre  qui  paraît  sous  forme  d'une  fumée  de  môme  cou- 
leur, mais  qui  est  très-fixe.  Il  se  dissout  dans  les  acides  chlorhy- 
.  drique  et  sulfurique  étendus,  avec  dégagement  de  gaz  hydrogène  ; 
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ses  dissolutions,  qui  sont  iDColores,  forment  avec  l'acide  sulfhy- 
drique  un  sulfure  jaune  insoluble  qui  est  usité  en  peinture. 

FAMILLE  DU  MAGNÉSIUM. 

Humphry  Davy  est  le  premier  qui  ait  réduit  le  magnésium  à 
réUt  métallique;  mais  il  ne  Ta  obtenu  qu'amalgamé  avec  le 
mercure.  En  1828,  M.  Bussy  est  parvenu  à  obtenir  le  magnésium 
pur,  en  décomposant  le  chlorure  magnésique  anhydre  par  le 
potassium.  Ce  métal  est  plus  lourd  que  1  eau,  d'un  blanc  d'ar- 
gent, malléable,  inaltérable  à  froid  dans  l'air  sec,  inaltérable 
même  dans  Teau  bouillante  ;  fusible  à  la  même  température  que 
l'argent  et  volatil  comme  le  zinc  (1).  11  s'enflamme  au  rouge 
obscur  lorsqu'il  a  le  contact  de  l'oxygène,  et  produit  de  la  ma- 
gnésie. Il  se  combine  de  môme  avec  le  chlore,  le  brome  et  l'iode, 
mais  pas  avec  le  soufre.  A  la  chaleur  rouge,  la  magnésie  est 
décomposée  par  le  chlore,  et  non  par  les  autres.  C'est  au  con- 
traire l'oxygène  qui  décompose  les  bromure,  iodure  et  sulfure 
de  magnésium. 

La  magnésie  forme  avec  plusieurs  acides,  et  notamment  avec 
les  acides  sulfurique,  chlorhydrique  et  azotique,  des  sels  solubles 
pourvus  d'une  saveur  amère  désagréable.  Les  carbonates  simples 
de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque  forment  dans  la  dissolu- 
tion de  ces  sels  un  précipité  blanc  d' hydrocarbonate  de  magnésie^ 
qui  est  insoluble  dans  un  excès  du  liquide  précipitant.  La  môme 
chose  a  lieu  avec  les  alcalis  caustiques  ;  seulement  il  faut  remar- 
quer que  l'ammoniaque  ne  précipite  que  la  moitié  de  la  magnésie 
du  sel,  et  môme  qu'elle  ne  la  précipite  pas  du  tout  si  on  a  préala- 
blement ajouté  une  suffisante  quantité  d'acide  à  la  liqueur.  Le 
réactif  le  plus  sensible  pour  découvrir  et  doser  la  magnésie  est  le 
sous-phosphate  d'ammoniaque,  qui  occasionne  dans  la  liqueur 
un  précipité  de  phosphate  ammoniaco-magnésien  d'une  compo- 
sition constante,  et  reconnaissable  au  microscope,  par  les  belles 
formes  qu'il  y  présente  (2). 

La  magnésie  communique  à  plusieurs  de  ses  composés  naturels 
un  toucher  onctueux  qui  sert  à  les  faire  reconnaître.  Ces  mêmes 
composés,  additionnés  de  nitrate  de  cobalt  et  chauffés  au  rouge, 
acquièrent  une  couleur  rose  qui  les  distingue  des  composés  alu- 
mineux  dont  la  couleur  devient  bleue  dans  les  mômes  circon- 
stances. 

(1)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences^  t.  XLIV,  p.  394. 

(2)  Voir  Guibourt,  Mémoire  sur  le  phosphate  ammoniaco-magnésien  {Travaux 
de  l'Académie  royale  des  sciences  et  arts  de  Rouen,  année  I84IJ. 
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Dans  l*élude  que  nous  allons  faire  des  composés  naturels  de  la 
magnésie,  nous  mettrons  hors  ligne,  pour  ainsi  dire,  ses  trois  sels 
solubles,  chlorure  ou  chlorhydrate,  azotate  et  sulfate,  qui  se  trou- 
vent plutôt  dissous  dans  les  eaux  qu'à  Tétat  solide,  dans  le  sein 
de  la  terre,  et  nous  traiterons  ensuite  de  ses  nombreux  composés 
insolubles,  parmi  lesquels  les  silicates  occupent  une  place  consi- 
dérable de  môme  que  dans  l'histoire  des  autres  bases  terreuses. 

Le  chlorhydrate  de  magnésie  est  certainement  très-abondant  dans 
)a  nature,  puisque  Teau  de  la  mer,  dont  la  masse  est  si  considé- 
rable, en  tient  en  dissolution,  et  qu'il  fait  partie,  en  outre,  d'un 
assez  grand  nombre  d*eaux  salines,  telles  que  celles  de  Balaruc, 
de  Sedlitz,  de  Seydschutz,  de  Pullna,  etc.  ;  mais  comme  la  grande 
solubilité  de  ce  sel  et  sa  déliquescence  s'opposent  à  ce  qu'il  se 
montre  sous  forme  solide,  dans  le  sein  de  la  terre,  nous  ne  nous 
y  arrêterons  pas. 

L'existence  du  nitrate  de  magnésie  est  beaucoup  plus  restreinte, 
car  il  n'existe  guère,  conjointement  avec  le  nitrate  de  chaux,  que 
dans  les  matériaux  salpêtres  et  dans  l'eau  des  puits  de  Paris; 
nous  n'en  dirons  donc  pas  davantage. 

Le  sulfate  de  magnésie  existe  aussi  dissous  dans  un  certain  nom- 
bre d'eaux  minérales,  auxquelles  il  communique  sa  saveur  amère 
et  sa  propriété  purgative;  telles  sont  les  eaux  d'Epsom  en  An- 
gleterre, et  celles  de  Sedlitz,  de  Seydschutz,  d'Egra  et  de  Pullna, 
en  Bohême.  Mais  comme  ce  sel  n'est  pas  déliquescent,  il  peut 
exister  aussi  à  l'état  solide;  tantôt  sous  forme  d'efûorescence,  à 
la  surface  de  la  terre,  comme  dans  la  haute  Asie,  à  Salinelle 
près  de  Montpellier,  à  Ménilmontant  près  de  Paris;  et  surtout 
dans  les  lieux  abondants  en  schistes  à  la  fois  magnésiens  et  pyri- 
leux,  comme  à  Sallanche  près  du  mont  Blanc,  et  à  Moustier  dans 
les  Basses-Alpes.  D'autres  fois  on  le  trouve  en  petites  masses  ou 
en  veines  dans  les  terrains  de  gypse,  comme  dans  les  plàtrières 
de  Fitou  (Aude),  oîi  il  a  été  découvert  par  M.  Bouis,  pharmacien 
à  Perpignan.  Il  remplace  aussi  fréquemment  le  sulfate  de  fer 
dans  la  houille,  et  il  se  forme  également  dans  les  solfatares  et 
près  du  cratère  des  volcans. 

Le  sulfate  de  magnésie  naturel  se  présente  donc  sous  forme 
presque  pulvérulente  ou  sous  celle  de  petites  masses.  Celles-ci 
sont  tantôt  cristallines,  lamelleuses  et  transparentes  comme  si  le 
sel  avait  été  obtenu  par  l'art  (tel  est  celui  de  Fitou)  ;  tantôt  elles 
sont  opaques  et  formées  de  longs  filaments  parallèles  et  d'un  éclat 
nacré.  On  distingue  facilement  le  sulfate  de  magnésie  des  autres 
sels  qui  peuvent  lui  ressembler,  sous  ces  différentes  formes,  à  sa 
saveur  amère,  à  sa  grande  solubilité  dans  l'eau,  et  par  les  réac- 
tions propres  de  l'acide  sulfurique  et  de  la  magnésie. 
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Mais  ce  sulfate  naturel  ne  pourrait  pas  suffire  à  celui  qui  est  né- 
cessaire pour  Tusage  de  la  médecine  ou  pour  l'extraction  de  la 
magnésie;  il  faudrait,  d'ailleurs,  toujours  le  purifier.  Celui  du 
commerce  provient  donc  de  Tune  des  sources  suivantes  : 

V  On  le  retire  par  évaporalion  des  eaux  salines  qui  ont  été 
nommées  ci-dessus,  et  on  le  purifie  par  une  nouvelle  solution  et 
cristallisation. 

2^  On  expose  les  schistes  magnésiens  et  pyriteuxà  l'air,  pendant 
un  temps  plus  ou  moins  long,  et  on  les  arrose  quelquefois  :  peu 
â  peu  le  soufre  et  le  fer  se  brûlent  et  forment  de  l'acide  sulfuri- 
que  et  de  l'oxyde  de  fer  ;  mais  l'acide  se  combine  de  préférence 
à  la  magnésie  et  il  se  forme  très-peu  de  sulfate  de  fer.  Lorsqu'on 
juge  que  la  matière  contient  assez  de  sulfate  de  magnésie,  on  la 
lessive,  on  ajoute  à  la  liqueur  un  peu  de  lait  de  chaux  qui  préci- 
pite l'oxyde  de  fer;  on  décante,  on  fait  évaporer  et  cristalliser. 
Le  sel,  redissous  et  soumis  à  une  nouvelle  cristallisalion,  est 
aussi  pur  que  celui  d'Angleterre. 

3**  On  traite  par  l'acide  sulfurique  une  roche  nommée  dolomie, 
Irès-abondanle  dans  les  anciens  terrains  de  sédiment  calcaire, 
qui  est  composée  de  carbonate  de  chaux  et  de  magnésie.  L'acide 
sulfurique  transforme  ces  deux  bases  en  sulfates;  mais  comme 
celui  de  chaux  est  presque  insoluble  dans  l'eau,  on  le  sépare  très- 
facilement  du -premier,  qui  est  dissous  par  ce  liquide  et  obtenu 
par  évaporalion  et  crislallisation. 

Le  sulfate  de  magnésie  se  trouve  dans  le  commerce  sous  la 
forme  de  petits  cristaux  blancs  et  transparents,  qui  sont  des  pris- 
mes à  quatre  pans,  terminés  irrégulièrement  :  il  a  une  saveur 
Irès-amôre;  il  est  très-soluble  dans  l'eau  froide,  encore  plus  dans 
l'eau  bouillante,  et  cristallise  en  très-gros  prismes  par  le  refroi- 
dissement. On  lui  substitue  souvent  le  sulfate  de  soude,  dit  sel 
d'Epsom  de  Lorraine,  auquel  on  a  donné  la  môme  forme  de  petits 
cristaux  aiguillés,  mais  qui  s'en  dislingue  par  une  saveur  moins 
amère,  par  sa  très-facile  efflorescence  à  l'air,  et  surtout  par  la 
propriété  de  n'ôire  pas  précipité  par  les  solutés  de  carbonates 
alcalins.  Mais,  pour  être  certain  que  le  sulfate  de  magnésie  ne 
contient  pas  de  sulfate  de  soude,  il  faut  en  faire  dissoudre  une 
certaine  quantité,  par  exemple  10  grammes  dans  20  grammes 
d'eau;  y  verser  20  grammes  de  carbonate  d'ammoniaque  nonef- 
fleuri,  dissous  dans  80  grammes  d'eau  :  de  cette  manière  on  en 
précipite  toute  la  magnésie  et  on  forme  du  sulfate  d'ammoniaque 
soluble;  on  filtre  la  liqueur,  on  la  fait  évaporer  dans  un  creuset 
d'argent  ou  de  platine,  et  on  chauffe  au  rouge  :  si  la  liqueur  ne 
contenait  que  du  sulfate  d'ammoniaque,  le  sel  se  volatilisera  en 
entier  à  cette  température  ;  si  elle  contenait  du  sulfate  de  soude 
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qui  n'a  pu  ôtre  décomposé  par  le  carbonate  d'ammoniaque,  ce  sel 
restera  au  fond  du  creuset,  et  il  sera  facile  d'en  constater  les  pro- 
priétés (1). 

Le  sulfate  de  magnésie  est  très-usité  en  médecine  comme  pur- 
gatif. Il  est  employé  dans  les  lieux  mômes  oîi  on  l'obtient  par  l'é- 
vaporation  des  eaux  des  fontaines,  ou  par  l'efflorescencedesschistes 
magnésiens^  à  la  préparation  du  sous -carbonate  de  magnésie. 

Composition  du  sulfate  de  magnésie  cristallisé  : 

Acide  sulfuriquc .......        32,35  1  molécule. 

Magnésie 1 6,7i  i 

Eau 50,94  7 

100,00 
D'après  M.  Bonis,  le  sulfate  naturel,  découvert  à  Fitou,  ne 
contient  que  48,32  d'eau,  et  sa  formule  est  MgS  -|-  ^• 

COMPOSÉS   INSOLUBLES. 

Maipiiésle  nailTe  ferrifère. 

Périclase.  —  Substance  découverte  en  1843,  par  M.  Sacchi, 
dans  un  bloc  de  dolomie  du  mont  Somma,  au  Vésuve.  Elle  est 
accompagnée  d'olivile  et  de  magnésie  carbonatée  terreuse.  Elle 
est  cristallisée  en  octaèdres  réguliers,  transparents  et  d'un  vert 
obscur;  elle  pèse  3,75,  est  presque  aussi  dure  que  le  feldspath, 
est  inaltérable  et  infusible  au  chalumeau.  Elle  est  inattaquable 
par  les  acides  quand  elle  est  cristallisée,  mais  elle  s'y  dissout  après 
avoir  été  pulvérisée.  Elle  est  composée  de  : 

Magnésie 92,57 

Oxure  ferreux 6,91 

Résidu  insoluble 0,86 

100,34 

Cette  substance  doit  ôtre  considérée  comme  de  la  magnésie  na- 
tive au  môme  titre  que  le  corindon  est  de  l'alumine  cristallisée. 
L'oxyde  ferreux  s'y  trouve  comme  isomorphe  avec  la  magnésie. 

Magnésie  hydratée. 

Brucite.  —  Cette  substance  ressemble  au  talc  par  sa  structure 
laminaire,  sa  couleur  un  peu  verdâlre,  sa  tanslucidité,  son  éclat 
nacré  et  son  toucher  savonneux,  mais  ses  lames  ne  sont  pas 
flexibles,  deviennent  opaques  à  Tair  et  surtout  au  feu,  et  donnent 

(1)  Journal  de  chimie  médicale^  I,  4  îO. 
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UDe  grande  quantité  d'eau  à  la  distillation.  Elle  se  dissout  sans 
effervescence  dans  l'acide  sulfurique.  Elle  est  formée  de  : 

Magnésie 69,75     X     3,8707    =    269,93    =    i 

Eau 30,25     X     8,8889    =    268,98    =     i 

Formule  :  MgH. 

La  magnésie  hydratée  a  été  trouvée  en  veines  dans  la  serpen- 
tine, à  Hoboken  dans  le  New-Jersey,  et  à  l'île  d'Unst,  une  des 
Shetlands.  Celle-ci  présente  des  cristaux  distincts  aplatis  qui  sont 
des  prismes  hexaèdres  réguliers  très-courts. 

MmgmèÊÏe  earboMatée  «Mltyilre. 

Giobertite,  —  Cette  substance  a  été  longtemps  méconnue  à 
l'état  cristallisé,  parce  qu'elle  cristallise  en  rhomboèdre  obtus  de 
107°  25',  presque  semblable  à  celui  de  la  chaux  carbonatée,  el 
qu'on  la  prenait  pour  de  la  chaux  carbonatée  magnésifère;  mais 
l'analyse  a  montré  que  certains  cristaux  des  Alpes  et  du  Salzbourg 
étaient  complètement  privés  de  chaux  et  devaient  constituer  une 
espèce  distincte.  Souvent  cependant,  de  même  que  cela  a  lieu 
dans  la  chaux  carbonatée,  une  partie  de  la  magnésie  se  trouve 
remplacée  par  de  l'oxure  ferreux  ou  de  Toxure  manganeux.  La 
magnésie  carbonatée  est  plus  dure  que  le  spath  calcaire  et  fait 
une  effervescence  beaucoup  plus  lente  avec  les  acides.  Elle  offre 
quelquefois  une  teinte  jaunâtre  due  à  un  peu  de  fer  peroxyde,  ou 
une  couleur  noire  due  à  un  mélange  de  bitume,  comme  les  cris- 
taux du  Salzbourg.  En  voici  deux  analyses  : 

I.  H. 

Rapports  moléculaires. 

Acide  carbonique 50,75  184         50,6  =  18i 

Magnésie 47,63  18t  4i,5  =  172,2 1  .^^  . 

Oxure  ferreux »  »  4,9=    i0,9»        ' 

—      manganeux....  0,21  »  »  » 

Eau 1 ,40  »  N  » 

Bitume »  a  traces         » 

I.  Magnésie  carbonatée  de  Baumgarten,  par  Stromeyer. 

n.  —  noire  du  Salzbourg,  par  Berthicr. 

Formule  :  MgC. 

On  a  donné  les  noms  de  ptsiomésite  et  de  mésùine  à  une  espèce 
mixte  composée  de  carbonate  de  fer  et  de  carbonate  de  magnésie, 

s'approchant  plus  ou  moins  de  la  formule  FeC  -f  MgC.  Elle  est 
au  carbonate  de  fer  ce  que  la  dolomie  est  au  carbonate  de  chaux. 
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Magnésie  carbonatée  silicifère^  magnésie  carbonatée  terreuse  y  bau- 
dissérile,  —  Celle  substance  se  trouve  en  veines  ou  en  nodules 
dans  les  roches  serpentineuses,  où  elle  accompagne  la  magnésie 
hydrosilicalée  ou  magnéstte  (spécialement  à  Baidissero,  près  de 
Turin);  el  dans  le  fait  elle  est  formée  par  un  mélange  variable  de 
carbonate  et  d'hydrosilicate  de  magnésie. 

Cette  substance  est  sous  forme  de  rognons  blancs,  souvent  ma- 
melonnés à  leur  surface,  fibreux  el  un  peu  caverneux  à  Tinté- 
rieur.  Elle  est  quelquefois  très-dure,  peu  happante  à  la  langue  et 
non  altérable  à  l'air,  lorsqu'elle  contient  une  forte  proportion  de 
silicate  ;  mais  d'autres  fois  elle  est  tendre,  facile  à  briser,  très- 
happante  à  la  langue,  et  fort  ressemblante  à  de  la  craie,  dont  elle 
se  dislingue  cependant  facilement  aux  caractères  suivants  :  elle 
fait  difficilement  effervescence  avec  les  acides,  et  laisse  de  la  si- 
lice gélatineuse  insoluble;  le  dissoluté  neutralisé  précipite  peu  ou 
pas  par  Toxalate  d'ammoniaque,  et  précipite  au  contraire  par 
l'ammoniaque  caustique.  La  substance  elle-môme  s'altère  et  se 
délite  à  Tair,  par  suite  de  l'action  de  l'eau  atmosphérique  sur  le 
carbonate  neutre  de  magnésie. 

Analyse  du*  carbonate  de  magnésie  silicifère  de  Baidissero,  par 
Berthier  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  carbonique 41,8  152 

Magnésie 39  151 

Magnésie  hydrosilicalée  (magnésile) .      1 9,2 

Ma^MésIe  hydrocarboMatée. 

Celte  substance,  d'après  les  analyses  qui  en  ont  été  faites,  con- 
stituerait deux  espèces,  dont  Tune  serait  du  carbonate  neutre 
sous-hydraté,  et  l'autre  un  sous-carbonate  hydraté  semblable  à  la 
magnésie  blanche  des  pharmacies.  Voici  ces  deux  analyses  : 

Analyse  de  magnésie  hydrocarbonatée  du  Harz,  par  M.  Walm- 
stedt  : 

Adde  carbonique 48,58  X  3,6364  =  176,66  2 

Magnésie 40,84  x  3,8707  .-  1 58,08  ) 

Oxureferreux 6,16  x  2,2222  =    <3,ti9   176,14      2 

—      manganepx 1,69  X  2,194    =      4,37) 

Eau 10,51X8,8889=    93,42 

Silice 0,30 

Formule  :  2  (Mg,  Fe,  Mn)  C  -H  H. 
Magnésie  hydrocarbonatée  de  Hoboken,  par  Wachtmeister  : 
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Acide  carbonique 36,82  =  133,80           4 

Magnésie 42,4i  =  164,161 

Oxure  ferreux 0,27  =  0,60) 

Eau 18,53  =  164,71            5 

SiUce 0,57 

Formule  :  Mg»C*  +  H»  ou  4MgC  -h  MgH»  (1). 

Maipiésle  boratée  om  Bor«elto. 

Celle  subslance  se  trouve  sous  forme  de  pelils  cristaux  dissé- 
minés dans  un  sulfate  de  chaux  granulaire,  près  de  Lunebourg 


Fi  g.  182.  —  Magnésie  boralée. 


dans  le  Brunswick,  et  à  Segeberg  dans  le  Holstein.  Ces  cristaux 
sont  des  cubes  {fig.  182  et  183)  ou  des  dodécaèdres  rbomboï- 
daux  {fig,  184),  jamais  simples  et  toujours  modifiés  au  contraire. 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  très-remarquable,  c'est  que  ces  modifications 

(1)  On  admet  que  cet  hydrocarbonate  naturel  est  identique  avec  la  magi^ésie 
blanche  des  pharmacies,  obtenue  par  la  précipitation  à  froid  du  sulfate  de 
magnésie  par  le  carbonate  de  soude,  et  par  la  dessiccation  du  précipité  à  Tair 
libre.  Mais  celle-ci  ne  contient  que  4  de  magnésie,  et  sa  formule  est,  d'après 

Berzelius,  Mg*C'-|-  4 H  ou  3MgC  +  MgH^  On  explique  d'ailleurs  facilement  la 
formation  de  la  magnésie  blanchey  en  supposant  qu'on  agisse  sur  5  molécules 

de  sulfate  de  magnésie  et  autant  de  carbonate  de  soude,  soit  5Mg$  +  SSdC. 

Par  la  double  décomposition  des  deux  sels,  il  se  forme  5SdS  qui  restent  dissous, 

et  6MgC  qui  devraient  se  précipiter.  Mais,  sur  les  5  molécules  de  magnésie,  il 
y  en  a  une  qui  se  combine  séparément  à  2  molécules  d'acide  carbonique  pour 

former  MgC*,  qui  reste  dissous  dans  la  liqueur.  Il  ne  reste  donc  plus  que 

3  molécules  d'acide  carbonique  et  4  molécules  de  magnésie  qui,  combinées  à 

4  molécules  d'eau^  forment  le  précipité.  On  pourrait  expliquer  d'une  manière 
semblable  la  formation  de  l'hydrocarbonate  naturel  de  Hoboken.  Il  est  facile 
de  concevoir  du  reste  que  la  composition  du  précipité  doit  varier  avec  la  tem- 
pérature. 
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ne  sont  pas  complètement  symétriques,  comme  cela  a  toujours 
lieu  dans  le  système  cubique.  Ainsi,  dans  la  flgure  184,  les 
douze  arêtes  du  cube  sont  bien 
remplacées  par  les  douze  facet- 
tes tangentes  qui  conduisent  au 
dodécaèdre  rbomboîdal  ;  mais 
sur  les  buit  angles  du  cube,  il 
n'y  en  a  que  quatre  qui  présen- 
tent la  modification  de  l'octaè- 
dre ;  les  autres  sont  intacts.  Dans 
la  figure  183,  autre  dissynv&trie  : 
les  buit  angles  du  cube  présen- 
tent bien  les  faces  de  l'octaèdre  ; 
mais  il  y  en  a  quatre  qui  présen- 
tent en  outre  une  troncature  tri- 

,  .  .•       A        ^         /      -L  1  Fig.  18 i.  —  Magnésie  boralée. 

pie  qui  appartient  autrapézoèdre. 

La  môme  disposition  existe  dans  la  figure  184  qui  dérive  de  celle 
182,  avec  un  accroissement  considérable  des  faces  du  dodécaèdre 
et  addition,  sur  les  quatre  angles  simples,  de  la  troncature 
triple  du  trapézoèdre. 

Haûy,  qui  a  signalé  le  premier  Fanomalie  de  cristallisation  de 
la  boracite,  a  montré  qu'elle  se  liait  à  la  propriété  d'acquérir  l'é- 
lectricité polaire,  par  l'intermédiaire  de  la  chaleur,  de  même  que 
cela  a  lieu  pour  les  autres  cristaux  dissymétriques.  On  a  reconnu 
de  plus  qu'une  lame  de  boracite,  interposée  entre  deux  tourma- 
lines croisées,  rétablissait  la  lumière  dans  l'espace  occupé  par  les 
deu^c  tourmalines,  comme  le  font  les  substances  pourvues  de 
double  réfraction.  Et  comme  les  substances  qui  cristallisent  dans 
le  système  régulier  ne  jouissent  pas,  en  général,  de  cette  pro- 
priété, plusieurs  personnes  en  ont  conclu  que  la  forme  primitive 
de  la  magnésie  boralée  était  un  rhomboèdre  très-voisin  du  cube 
et  non  un  cube  véritable.  Mais  indépendamment  de  ce  que  cette 
supposition  ne  ferait  pas  disparaître  la  dissymétrie  des  cristaux, 
celle-ci  peut  s'expliquer  en  supposant,  avec  M.  Delafosse,  que  la 
molécule  intégrante  de  la  boracite  est  le  tétraèdre  régulier. 

La  magnésie  boratée  est  incolore  et  transparente  lorsqu'elle 
est  pure  ;  mais  elle  est  souvent  translucide  ou  rendue  complète- 
ment opaque  par  un  mélange  de  chaux  qui  vient  y  remplacer  une 
partie  de  la  magnésie.  Elle  est  assez  dure  pour  rayer  le  verre  : 
mais  elle  est  rayée  par  le  quartz.  Elle  se  boursoufle  au  chalumeau 

et  se  fond  en  un  globule  blanc  et  opaque  qui  cristallise  en  refroi- 
dissant. Elle  se  dissout  dans  l'acide  nitrique. 
La  composition  de  ce  minéral  n'est  pas  moins  remarquable 

que  ses  propriétés.  L'acide  borique  y  contient  quatre  fois  autant 
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d'oxygène  que  la  magnésie,  ce  qui  est  une  forte  présomption  en 
faveur  de  ceux  qui  pensent  que  la  formule  de  l'acide  est  BO*  ; 
mais  la  composition  des  autres  borates,  et  surtout  celle  du  bo- 
rate de  soude,  s'accorde  mieux  avec  la  formule  BO^  que  j'ai 
adoptée. 
Analyse  de  la  boracite  par  M.  Arfwedson  : 

Oxygène.  Rapports  moléculftires. 

•      Acide  borique 69,7      47,94      4  159,79        4 

Magnésie 30,3       il,73       1  «17,28        3 

Formule  :  Mg'Ç*. 

Deux  analyses  faites  par  M.  Rammeisberg  confirment  le  résul- 
tat précédent.  Il  faut  dire  cependant  qu'une  analyse  antérieure, 
faite  par  M.  Pfaff,  avait  donné  63,7  d'acide  borique  et  36,3  de 

magnésie,  ce  qui  répond  à  MgB. 

Hydroboracite .  —  Substance  fibro-lamelleuse,  ayant  la  dureté  et 
rétat  nacré  du  gypse,  auquel  elle  ressemble  beaucoup.  L'analyse 

a  montré  qu'elle  contenait  Mg^B*  -j-  3H.  Elle  a  été  trouvée  dans 
des  minéraux  provenant  du  Caucase. 

If agMéftle  «Imminatée  om  Spimelle. 

Le  nom  de  sptnelle  ou  de  rubis  spinelle  a  été  longtemps  le  nom 
spécifique  d'une  gemme  rouge  et  transparente  qui  ressemble 
beaucoup  au  rubis  oriental  ou  corindon  rouge  hyalin  ;  mai5  au- 
jourd'hui ce  nom  est  appliqué  à  un  groupe  de  pierres  très-varia- 
bles par  leurs  caractères  exlérieurti,  puisqu'elles  peuvent  être 
rouges,  noires,  vertes  ou  incolores,  et  transparentes  ou  opaques; 
mais  ces  pierres  se  touchent  par  deux  points  essentiels  :  elles 
cristallisent  toutes  en  octaèdre  régulier,  et  leur  formule  générale 

paraît  être  celle  d'un  aluminate  de  magnésie  MgAl,  dans  lequel 
l'alumine  peut  être  suppléée  par  de  l'oxure  ferrique,  et  la  magné- 
sie par  le  proloxure  de  fer,  de  zinc  ou  de  manganèse. 

Les  caractères  généraux  des  spinelles  sont  donc  de  cristalliser 
en  octaèdre  régulier,  ou  en  formes  dérivées,  (i)  Ils  ont  une  dureté 
un  peu  supérieure  à  celle  de  la  topaze  et  qui  ne  le  cède  qu'à  celles 
du  corindon  et  du  diamant  ;  leur  pesanteur  spécifique  varie  de 
3,523  à  3,585.  Ils  possèdent  la  réfraction  simple  ;  enfin  ils  sont  in- 
fusibles  au  chalumeau.  Décrivons-en  maintenant  les  diverses 
sous-espèces. 

(I)  Voyez  les  figures  116,  1 17  et  1 18  ^pages  235  et  226). 
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Rubis  spinelle  ou  spinelle  rouge.  —  Cette  gemme  se  trouve  à  Cey- 
lan,  dans  les  mêmes  sables  d'alluvion  que  les  corindons,  les  zircons 
et  autres.  Elle  est  transparente,  d'un  rouge  ponceau  ou  d'un 
rose  foncé,  et  d'autres  fois  d'un  rouge  rosé  faible  [rubis  balais)  ; 
elle  est  d'un  prix  très-élevé,  bien  qu'inférieur  à  celui  du  rubis 
oriental,  avec  lequel  on  la  confond  facilement  ;  mais  celui-ci  est 
plus  dur,  d'une  pesanteur  spécifique  de  4  environ  et  pourvu  de 
la  double  réfraction.  M.  Bischop  possède  un  spinelle  rouge  d'une 
grande  beauté  et  du  poids  de  11,29  grammes  qu'il  estime  à  100 
ou  110,000  francs.  Dufrénoy  en  a  examiné  un  autre,  taillé  et  du 
poids  de  M2,641  grammes,  qui  était  complètement  incolore,  et 
que  l'on  prenait  pour  un  diamant  dont  il  avait  presque  la  pesan- 
teur spécifique  (3,5275).  Mais  il  avait  un  éclat  beaucoup  moins 
vif  et  il  polarisait  la  lumière  sou  un  angle  de  60*^  45',  tandis  que 
la  polarisation  de  la  lumière  par  le  diamant  a  lieu  sous  un  angle 
de  68^.  Les  spinelles  d'Aker,  en  Sudermanie,  sont  bleus. 

Quel  que  soit  l'accord  présenté  par  les  analyses  modernes  des 

spinelles,  qui  les  ramènent  tous  à  la  formule  M  AJ,  je  ne  puis 
passer  complètement  sous  silence  les  analyses  plus  anciennes  de 
7auquelin,  de  Klaprotb  el  de  Berzélius,  parce  qu'il  serait  possible 
que  la  composition  de  ces  minéraux  ne  fût  pas  aussi  constante 
qu'on  le  pense,  et  qu'elle  se  rapprochât  quelquefois  davantage  du 
corindon. 

Spiaelle    rouge,     Spinelle  rouge,  Spiaelle  bleue  d'Aker, 
parVanquelin.       par  Klaprotb.  p&r  Berzélius 

Acide  cliromique...  6^18  »    •                   » 

Alumine 82,47  74,50  72,25 

Magnésie 8,78  8,25  U,63 

Chaux »  0,75                      » 

Oxure  ferreux a  i ,50                     4,26 

SiUce »  15,50                     5,45 

L'analyse  de  Vauquelin  répond  à  Al**Mg*Cr. 

L'analyse  de  Klaprotb,  en  admettant  que  la  silice  soit  acciden- 
telle, conduit  à  la  formule  MgAl^,  et  celle  de^Berzélius  donne  à 
peu  près  MgÂi^.  Autres  analyses,  par  M.  Abich  : 

spinelle  rouge.  Spinelle  rouge  d'Aker. 

Oxygène.  Oxygène. 

Alumine 69,01  32,22  3            68,94  32,17        3 

Magnésie 26,21  «0,14)                   25,72              9,95 1 

Oxure  ferreux.  0,71  0,0Q  I              3,49             0,79) 

—  chromique?  1,10  0,31  )                     »                  » 

Silice 2,02                                    2,25              » 

Formule  :  MgAl. 

*  T     I    "^  '4  K 

GDiMUKTt  DroiTues,  7«  édit.  *•  *•  ■** 
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Chlorospinelie  ou  sptnelle  vert  de  lOuraL  — Eq  petits  octaèdres 
d'un  vert  d'herbe,  trouvés  à  Slatousl.  M.  H.  Rose  en  a  retiré  : 

Oiygènc. 

Alumine 57,34  26,77  j     ^ 


Oxure  ferrique 14,77  3,36 1 

Magnésie 27,69  i0,67       1 

Oxyde  de  cuivre 0,62  » 

Formule:  Mg(Ai,Fê). 

Candite,  ceylanitey  pléonaste.  —  Les  deux  premiers  noms  ont  été 
donnés  à  des  spinelles  de  Ceylan  cristallisés  en  octaèdres  et  qui  se 
trouvent  mêlés  au  spinelle  rouge,  mais  qui  sont  opaques  et  noirs 
(candite)  ou  d'un  vert  foncé  (ceylanite).  Le  pléonaste  est  un  autre 
spinelle  noir  et  opaque,  cristallisé  en  dodécaèdres  réguliers,  que 
Ton  trouve  dans  un  grand  nombre  de  lieux,  au  milieu  des  roches 
volcaniques  ou  disséminé  dans  leurs  débris,  comme  au  Mont- 
Somma  (Vésuve),  à  Montferrier  (Hérault),  à  l'abbaye  de  Laach, 
sur  les  bords  duRbin,  etc. 

Ceylanite,  par  Laugier.  Pléonaste,  par  Abicb. 

Oxygène.  Oxygène. 

Alumine 65  30,36            3,27  67,46  3i,51             2,82 

Magnésie 13  5,03  \  25,94  i0,04 ,          .    ^ 

Oxure  ferreux..  t6,o  3,67  [9,27  1  5,06  1,121*    "'* 

Chaux 2  0,57)  » 

Silice 2  2,38 

Formule  :  Mg,  Fe)Al. 

Spinelle  zincifère  ou  gahnite.  =  En  octaèdres  d'un  vert  foncé, 
translucides  sur  les  bords.  Pesanteur  spécifique  4,232.  Dureté  du 
spinelle.  Ce  minéral  a  été  trouvé  par  Gahn,  dans  un  schiste  tal- 
queux  des  environs  de  Fahlun;  on  l'a  observé  depuis  à  Franklin, 
dans  les  États-Unis. 

Analyse  par  Abich  : 

De  Franklin,        De  Fahlun 

Oxvgène. 

Alumine 57,09  55,i4  25,751                         . 

Oxure  ferrique..  >i  5,85              1,76)       '^'          ^'^^ 

—  ferreux...  4,55               »                   » 

—  zincique..  34,80  30,02             5,86) 

Magnésie 2,22  5,25             2,03  j      ''^^ 

Silice «,22  3,84               » 

Dysluite.  —  Ce  minéral  provient  de  Sterling,  dans  le  New- 
Jersey,  où  il  accompagne  le  fer  oxydulé  et  la  franklinite.  II  est 
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en  octaèdres  réguliers  d'un  jaune  brunâtre  ;  il  a  la  dureté  du 
feldspath  seulement,  et  pèse  4,55. 
Analyse  par  Thonjpson  : 

OxvRène. 

Alumine 30,49  =  30,49    l'4,23  .  ^5  gf,      3 

Oxyde  de  fer 41,93  =f  P''';*"'y^«-.f't^     ,Yi'      ' 

'  <  protoxy de.  12,^^5      l,6>j 

Pro  (oxyde   de    manga-  (   7  81      \ 

nèse 7,60=  7,00      2,85        ' 

Oxyde  dezinc i6,80  =  i6,»0      3,34] 

Silice 2,97 

Eau  : 0,40 

Ce  minéral,  par  l'absence  complète  de  la  magnésie  et  par  la 
substitution  d'une  grande  quantité  d'oxydes  de  fer  et  de  manga- 
nèse à  l'alumine  et  à  Toxyde  de  zinc,  ne  conserve  plus  rien  des 
spinelles,  si  ce  n'est  sa  cristallisation  en  octaèdre  régulier. 

Mai^nésie  fluo- phosphatée. 

Wagnérite.  —  Minéral  très-rare,  cristallisant  en  prisme  rhom- 
boïdal  oblique  ;  translucide,  d'un  jaune  de  miel,  rayé  par  le 
quartz,  pesant3,l..  Difficilement  fusible  au  chalumeau  ;  composé 

de  MgF  +  Mg3p.  Trouvé  à  HoUegraben,  dans  le  Salzbourg,  dis- 
séminé dans  une  veine  de  quartz  traversant  un  schiste  argileux. 

Mai^iiésle  flno-sillcatée. 

Chondrodùeou  brucite. — Substance  également  fort  rare,  en  grains 
cristallins  et  d'un  jaune  de  cire,  trouvés  disséminés  dans  unechauic 
carbonatée  lamellaire  dans  l'étal  de  New-Jersey  et  en  Finlande. 

Formule  :  2Mg»SÏ  4-  MgF. 

Mairnésle  silicatée. 

Les  minéraux  qui  renferment  la  magnésie  à  Tétat  de  silicate 
sont  rarement  cristallisés,  de  sorte  que  les  espèces  en  sont  très- 
souvent  confuses,  mal  définies  ou  multipliées  sans  grande  néces- 
sité. Je  n'en  nomnaerai  qu'un  petit  nombre  que  je  diviserai  en 
deux  sections  seulement,  les  silicates  non  alumineux  et  les  si- 
licates alumineux. 

SILICATES   DE   MAGNÉSIE   NON  ALUMINEUX. 

Péridot. 

Nommé  aussi  olivine  el  chrysolite  des  volcans,  —  Silicate  vitreux, 
transparent  ou  fortement  translucide  ;  d'un  vert  jaunâtre  ou  d'un 
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vert  olive  clair  ;  rayani  le  verre,  mais  non  le  quarlz  ;  pesant 3,338  à 
3,344.  11  ne  donne  pas  d'eau  par  la  calcinalion  et  est  infusible  au 
chalumeau.  11  est  attaquable  par  les  acides  minéraux  concentrés. 

Le  péridot  ne  parait  pas  exister  dans  les  terrains  primitifs  ni 
dans  les  dépôts  de  trachytes  ;  mais  on  le  trouve  dans  les  roches 
basaltiques,  partout  où  elles  se  sont  épanchées,  comme  en  Au- 
vergne, dans  le  Velay  et  le  Vivarais,  sur  les  bords  du  Rhin,  etc. 
Il  y  est  disséminé  en  petits  cristaux,  en  grains,  ou  en  rognons 
granulaires.  Les  laves  des  volcans  modernes  en  renferment  aussi. 
Enfin,  une  des  manières  d*ôtre  les  plus  remarquables  du  péridot 
granulaire  ou  olivine,  est  songisementdans  les  cavités  des  masses 
de  fer  météorique.  Un  certain  nombre  de  grains  vitreux,  observés 
dans  les  diverses  pierres  météoriques,lui  appartiennent  égalementt 

Les  cristaux  du  péridot  paraissent  dériver  d'un  prisme  rhom- 
buïdal  oblique  ;  cependant  Haiiy  avait  adopté  pour  la  forme  pri- 
mitive le  prisme  rectangulaire  droit.  La  composition  en  parait 

constante,  quant  à  la  formule,  qui  est  Ûb^Si  ;  mais  la  magnésie 
y  est  toujours  en  partie  remplacée  par  de  l'oxure  ferreux.  On 
admet  môme  aujourd'hui  un  péridot  calcaire  ou  batrachiie,  dans 
lequel  une  grande  partie  de  la  magnésie  est  remplacée  par  de  la 
chaux  ;  un  péridot  manganésien  ou  knébélite  qui  présente  en  place 
de  la  magnésie  des  protoxydes  de  fer  et  de  manganèse  ;  enfin  un 
péridot  ferreux  qui  est  un  pur  silicate  de  protoxyde  de  fer.  Voici 
la  composition  particulière  de  ces  différents  minéraux  : 

I.               u.        m.        IV.  V.  VI.          vu. 

SIO' 40,78  40,85  40,26  31,63  37,69  32,50  3f,04 

MgO 50,02  47,54  40,73  32,40  21,79        »            » 

FeO 8,82  ii,63  15,62  28,49  2,99  32  62,57 

MnO 0,17  0,36  0,37      0,48  »  35            » 

NiO 0,08  ZnO   0,08        »            »  »          »             » 

CaO 0,03              »           »            »  35,45        »           2,43 

PsO »                 »            »  2,79  »            »            » 

AIW 0,18              I)  0,11  2,21  »           »            3,2: 

H»0 »                 »            »  »  1,27        »             » 

.1.  Moyenne  de  six  analyses  comprenant  \q  péridot  oriental  ei 
le  péi'idot  des  basaltes  de  Vogelsberg  (Giessen),  de  Kasalthoff 
(Bohême),  de  Tlserwiese  et  du  Puy  en  Velay.  L'oxigène  de  la 
silice    est    égal    à    celui    des    bases  monoxydées.  Formule  : 

(Mg,  Fe)»Si,  ou  10Mg»*Si  +  Fe'SÏ. 
11.  Moyenne  de  trois  analyses  de  tolivine  du  fer  météorique  de 

Sibérie.  Formule  :  7Mg3sl  +  Fe«si. 

'  111.  Moyenne  des  analyses  des  péridots  du  Groenland,  du  Mont- 
Somma  et  des  basaltes  de  Langeac  (Haute-Loire). 
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IV.  Analyse  de  Vhyalosidéritede  Kaiserstuhl.  Elle  donne  immé- 
diatemenl  (Mg,  Fe,  P:i);Si^.  Si  l'on  admet  que  l'excès  de  base  soit 

accidentel,  on  aura  très-sensiblement  2Mg^Si   -|-  Fe^Si. 

V.  Analyse  de  la  batrachite  du  Tyrol.  Elle  donne  très-sensible- 
ment (Mg,Fe)3S  +  Ca^Si. 

VI.  Analyse  de  la  knébélite.  Elle  donne  sensiblement  Fe^Si  -f- 
Mn^Si,  avec  un  excès  de  silice. 

VIL  Analyse  du  péridot ferreux  des  Açores.  Formule:  Fe^Si, 
avec  un  excès  de  silice. 

On  a  aussi  trouvé  du  péridot  titanifôre.  M.  Damour  y  a  con- 
staté 4  à  5  pour  100  d'acide  titanique  dans  un  péridot  rouge-bru- 
nâtre de  Pfunders,  en  Tyrol. 

•   TUlanIto  romain  Péridot  hydraté. 

Substance  demi-transparente,  d'un  vert  jaunâtre,  assez  tendre, 
grenue,  fragile,  trouvée  dans  la  mine  de  fer  oxydulé  de  Traver- 
selle  en  Piémont.  Elle  existe  aussi  dans  les  granités  de  la  chaîne 
du  Forez .  Dufrénoy  en  a  décrit  des  cristaux  qui  sont  des  octaèdres 
rhomboîdaux  tronqués  au  sommet,  dérivant  d'un  prisme  droit 
rhomboïdal.  L'analyse  lui  a  donné  : 

Du  Forez.  Du  Piémont. 

Silice 40,52  30,61     Ox.  20,57  4 

Magnésie 43,75  47,47  1 8,37  \ 

Oxure  ferreux 6,25  3,50  0,00  i 

—      manganeux.          »  2,42  0,53  V    10,81      4 

Chaux 1,70  0,53  0,l4i 

Potasse 0,72  0,S«  0,08; 

Eau 6,21  5,80  5,14                   I 

Formule  :  4Mg»si  +  31]. 

Hyperstène,  bronzite,  anthophyllite,  diall«|pe  métalloïde,  etc. 

Ona  donné  ces  différents  noms  à  des  minéraux  silicates  et  très- 
complexes,  que  Ton  trouve  le  plus  souvent  mêlés  aux  serpentines, 
sous  forme  de  petites  masses  lamelleuses,  d'un  brun  verdàtre, 
avec  reflet  métallique  bronzé  :  plusieurs  clivages,  qui  sont  assez 
faciles,  conduisent  à  un  prisme  rbomboïdal  oblique  de  87  degrés 
environ;  la  densité  varie  de  3,115  à  3,261.  La  dureté  n'est  pas 
plus  constante,  car  si  l'hyperstène  est  assez  dur  pour  tirer  des 
étincelles  du  briquet,  la  bronzite  raie  à  peine  le  verre  Soumis  à 
l'action  du  chalumeau,  ces  minéraux  sont  infusibles  ou  fusibles, 
suivant  la  nature  et  la  prépondérance  des  bases  qui  Ici  compo- 
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sent  (magnésie,  chaux,  proloxydes  de  fer  et  de  manganèse);  mais, 
quelles  que  soient  ces  différences,  la  composition  s'accorde  pres- 
que toujours  avec  la  formule  R'Si*.  Cette  formule,  qui  est  celle 
des  pyroxènes,  jointe  à  ce  que  la  forme  primitive  s'accorde  aussi 
avec  celle  de  ces  minéraux,  est  cause  que  les  minéralogistes  re- 
gardent aujourd'hui  Thyperslène  et  labronzite  comme  une  dé- 
pendance du  genre  pyroxène. 

On  a  réuni  pendant  longtemps  à  la  bronzite  et  à  la  diallage,  et 
sous  le  nom  de  diallage  verte  ou  de  smaragdite,  une  substance 
d'une  très-agréable  couleur  verte,  qui  fait  partie  de  la  roche 
nommée  vert  de  Corse;  mais  cette  substance,  toute  caractéristi- 
que qu'elle  est  dans  cette  roche,  parait  n^ètre  qu'un  mélange  de 
lames  d'amphibole  et  de  pyroxène,  et  ne  peut  constituer  une  es- 
pèce minérale. 

Taie  et  Stéailte. 

Substances  tendres  et  très-douces  au  toucher,  donnant  peu 
d'eau  par  la  calcination,  infusibles  au  chalumeau  et  d'une  com- 
position un  peu  variable,  mais  que  l'on  peut  généralement  re- 
présenter par  un  silicate  de  magnésie  de  la  formule  MgSi,  con- 
tenant en  plus  soit  un  peu  de  magnésie,  soit  de  l'eau,  soit  de  la 
magnésie  hydratée. 

Ces  substances  accompagnent  les  serpentines  dans  les  terrains 
primitifs  supérieurs,  et  forment  des  lits  ou  des  couches  au  rai- 
lieu  des  micaschistes,  jdes  calcaires  cristallisés^  des  dolomieset 
des  phyllades.  Elles  forment  la  base  des  stéaschistes,  et  entrent 
dans  la  composition  des  autres  roches  de  la  même  époque,  telles 
que  les  ophiolites  et  les  ophicalces.  Ce  ne  sont  même  que  les 
portions  isolées,  et  qui  ont  échappé,  pour  ainsi  dire,  à  l'empâ- 
tement de  ces  roches,  qui  constituent  les  espèces  ou  variétés  que 
nous  distinguons,  et  que  je  vais  décrire. 

Talc  laminaire^  éiitalc  de  VenisQ. — Substance  en  petites  masses 
aplaties,  translucides  ou  même  presque  transparentes,  d'un  blanc 
verdâtre  avec  un  reflet  nacré  très-éclatant;  très-douce  et  onc- 
tueuse au  toucher;  très-facilement  rayée  par  l'onlge  et  rayée 
même  par  le  sulfate  de  chaux  ;  se  divisant  facilement  en  feuillets 
très-minces  et  très-flexibles,  mais  non  élastiques.  Dans  quelques 
échantillons  rares  et  qui  me  paraissent  cependant  certains,  les 
lames  du  talc  ont  une  forme  hexagonale  très-prononcée  et 
doivent  être  considérées  comme  des  prismes  hexaèdres  très- 
courts. 

Le  talc  laminaire  se  trouve  principalement  au  Saint-Gothard, 
associé  à  des  cristaux  rhomboédriques  de  dolomie;  au  Tyrol,  à 
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Taberg  en  Suède,  à  Rhode-ïsland  aux  États-Unis,  elc.  En  voici 
plusieurs  analyses  : 


I.      R.  mol. 

H.      Rapp. 

111.      Rapp. 

IV.      Rapp. 

V.      Rapp 

SiO».  02        iOy 

61,75      109 

62            109 

62,8       1 1 1 

62,80     111 

MgO.  27   j 

l,iO) 

30,50  ) 

32,4) 

i,io|  ^^^ 

FeO.   3,5)     **^ 

2,50      128 

1,6  1 

PsO.    •              1» 

»                » 

2,75) 

» 

» 

H*0.    6            5 

4,83       43 

0,50         » 

» 

» 

AIH)»  15            » 

»              n 

»             » 

1 

0,60 

I.  Cette  analyse,  due  à  Vauquelin,  était  la  seule,  il  y  a  peu  de 
temps,  qui  admit  une  aussi  grande  quantité  d*eau  dans  le  talc 
laminaire,  et  l'on  pouvait  croire  à  une  erreur;  mais  l'analyse  H, 
faite  par  M.  Delesse,  sur  du  talc  laminaire  très-pur  de  Rhode- 
Island,  semble  montrer  que  cette  variété  de  talc  peut  contenir 
de  Teau.  M.  Delesse  ajoute  que  le  talc  lamelleux  de  Zillertbal 
(Tyrol)  perd  de  môme  4,7  d'eau  à  une  forte  chaleur;  mais  ce 
résultat  est  contraire  aux  trois  dernières  analyses  :  celle  du 
n**  111,  due  àKlaproth,  faite  sur  du  talc  laminaire  du  Saint- 
Golhard;  celle  du  n**  IV  faite  par  M.  Kobell  sur  le  talc  môme  de 
Zillertbal;  et  celle  du  n®  V,  due  au  môme  chimiste,  ayant  pour 
sujet  le  talc  de  Proussiansk  (Ekatherinenbourg).  Quant  à  moi, 
j*ai  fait  deux  seuls  essais  avec  du  beau  talc  laminaire  du  Tyrol  ; 
dans  le  premier,  la  matière  chaufl'ée  au  rouge  n'avait  perdu  ni 
sa  couleur  verdâtre,  ni  sa  transparence,  ni  rien  de  son  poids;  et 
dans  le  second  essai,  à  une  chalear  très-forte  et  prolongée,  la 
matière  étant  devenue  complètement  opaque  et  d'une  couleur 
rougeâtre,  il  n'y  a  eu,  sur  100  parties  de  talc  qu'une  perte 
de  0,768.  Je  suis  donc  convaincu  que  le  talc  laminaire  contient 
généralement  moins  de  i  pour  100  d'eau.  Quant  aux  autres 
principes,  l'analyse  de  Klaproth  est  la  seule  qui  fasse  mention 
de  la  potasse,  et  celle  de  Vauquelin  est  la  seule  qui  admette  un 

silicate  de  la  formule  Mg  Si,  combiné  avec  l'2  molécule  d'eau  ; 

dans  toutes  les  autres  analyses,  le  silicate  a  pour  formule  Mg7Si', 
et  comme  cet  accord  ne  peut  être  accidentel,  je  le  regarde 
comme  une  preuve  que  cette  formule  exprime  la  composition  la 
plus  habituelle  du  talc  laminaire. 

Talc  écailleuXy  craie  de  Briançon,  speckstein.  —  Cette  substance 
se  trouve  en  masses  assez  considérables  un  peu  schisteuses  et  à 
feuillets  indistincts  et  ondulés.  Sa  texture  est  fibro-lamelleuse; 
ses  lames  sont  très-petites  et  faciles  à  isoler  les  unes  des  autres  ; 
elle  est  parfaitement  blanche  ou  d'un  blanc  faiblement  verdâtre; 
elle  est  très-douce  au  toucher,  etc. 

Talc^granulaire  ou  stéatite»  —  Substance  compacte,  toujours 
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tendre  et  douce  au  toucher,  susceptible  de  poli.  Elle  présente 
une  cassure  finement  esquilleuse,  ou  granulaire  comme  celle 
de  la  cire,  ou  môrtie  terreuse.  Elle  est  d'un  blanc  grisâtre,  d'un 
blanc  jaunâtre,  d'une  couleur  verdâlre  ou  d'une  teinte  rosée^ou 
fleur  de  pêcher.  Sa  composition  a  beaucoup  de  rapport  avec 
celle  du  talc  laminaire  et  présente  les  mêmes  variations. 


1. 

IL 

lU. 

IV. 

V. 

VI. 

SiO».. 

58,2 

59,5 

62 

64,8o 

63,95 

60,70 

MgO.. 

33,2 

30,5 

27 

28,53 

28,25 

30,23 

FeO.. 

4,6 

2,5 

3,5 

i,40 

0,60 

2,4t 

H«0.. 

3,5 

5,5 

6 

5,22 

2,70 

» 

A1«0'. 

» 

» 

1,5 

» 

0,78 

» 

I.  Talc  écailleux  du  petit  Saint-Bernard,  parBerthier;  compo- 
sition :  Mg^si^  H  ou  3MgSÏ+  MgH . 

IL  Stéatile  de  Bayreuth,  par  Klaprolh  ;  composition  :  Mg^Si^H*^. 
Une  autre  analyse  par  Bucholz  et  Brandes  conduit  exactement  au 
même  résultat. 

III.  Talc  écailleux  de  Briançon,  par  Vauquelin  ;  composition  : 

2MgSi  +  H. 

IV.  Stéatite  de  Nyntsch,  par  M.  Delesse;  composition  :  5MgSi 
+  2H. 

V  Stéatite  d'Ingeris,  par  Tengstroem  ;  composition  :  4,5Mg 
SÏ+H. 

VI  Stéatite  du  Canigou,  par  M.  Lichnell;  composition  :  MgSi. 
On  peut  expliquer,  jusqu'à  un  certain  point,  la  composition 

variable  du  talc  et  de  la  stéatite,  en  admettant  que  ces  substances 
ont  été  formées  après  coup,  au  milieu  des  roches  qui  les  con- 
tiennent, et  à  la  manière  de  la  dolomie,  par  un  effluve  de  parti- 
cules magnésiques  sorties  de  la  partie  ignée  de  la  terre,  et  à  une 
époque  de  soulèvement,  et  qui  sont  venues,  à  l'aide  de  la  vapeur 
d'eau  et  d'autres,  convertir  les  roches  siliceuses  et  calcaires  en 
silicate  de  magnésie,  ou  s'y  substituer.  Ce  silicate,  formé  proba- 
blement d'abord  avec  des  proportions  constantes  d'acide,  de 
base  et  d'eau,  aura  pu  ensuite  être  modifié  par  une  nouvelle 
adjonction  de  particules  magnésiennes,  ou  perdre  son  eau  parla 
communication  de  la  chaleur  des  roches  ignées.  On  a  d'ailleurs 
la  preuve  que  le  talc  s'est  formé  postérieurement  aux  terrains  qui 
le  contiennent,  par  ses  pseudomorphoses  qui  nous  le  présentent 
cristallisé  en  formes  propres  au  quartz  hyalin  ou  à  la  chaux 
carbonatée;  le  premier  ayant  été  évidemment  converti  jensili- 
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cate  de  magnésie,  et  la  seconde  ayant  été  complètement  enlevée, 
pour  faire  place  au  nouveau  composé. 

M agrnéflite  OU  Écunie  de  mer. 

Substance  d'un  blanc  grisâtre,  poreuse,  légère,  et  cependant 
assez  tenace,  offrant  souvent  une  disposition  schisteuse.  Elle  est 
sèche  au  toucher  et  happe  fortement  à  la  langue.  Elle  donne 
beaucoup  d'eau  par  la  distillation  ;  elle  est  très-difûcilement  fu- 
sible au  chalumeau.  Elle  est  attaquée  par  les  acides  concentrés, 
et  le  dissoluté,  séparé  de  la  silice,  offre  tous  les  caractères  des 
sels  magnésiens. 

La  magnésite  lapins  estimée,  celle  qui,  sous  le  nom  d'écume  de 
mer,  sert  dans  l'Orient  à  la  fabrication  des  pipes,  provient  de  divers 
lieux  deTÂsie-Mineure,  de  l'île  de  Négrepontet  de  la  Grimée.  Elle 
se  trouve  dans  des  calcaires  compactes  qui  renferment  des  rognons 
de  silex,  et  dont  on  ne  conoait  pas  bien  l'âge.  On  la  rencontre  en- 
suite dans  la  colline  de  Yallecas  près  de  Madrid,  en  couchés  assez 
puissantesqui  renferment'des  rognonsde  silexet  qui  alternentavec 
des  couches  d'argile,  au-dessus  d'un  terrain  gypseux.  On  la  trouve 
à  Salinelle  (Hérault),  près  de  Lunel,  et  enfin  dans  le  terrain  ter- 
tiaire parisien,  comme  à  Coulommiers,  à  Crécy,  à  Saint-Ouen 
et  à  Chenevières,  au  milieu  de  marnes  calcaires  et  argileuses. 

On  trouve  encore  la  magnésite  à  Baldisero  et  à  Gastella-Monte 
(Piémont),  formant  des  rognons  ou  des  veines  dans  la  serpentine, 
et  souvent  mélangée  avec  la  magnésie  carbonatée. 

La  magnésite  de  Yallecas,  de  Coulommiers  et  de  Chenevières, 
présente  la  même  composition,  qui  est  de  54  de  silice,  24  de 

magnésie  et  20  d'eau,  ce  qui  répond  à  MgSi-f-2H.  Celle  de 
l'Asie-Mineure  contient^  d'après  Berthier,  50  de  magnésie,  25  de 

silice  et  25  d'eau,  et  sa  formule  est  2MgSi-j-5H_. 

Quincyie.  —  On  a  donné  ce  nom  à  une  véritable  magnésite, 
colorée  en  rouge  par  une  matière  organique,  que  l'on  trouve  au 
milieu  des  calcaires  d'eau  douce  de  Melun  et  de  Quincy. 

Aphrodite.  —  Berthier  a  décrit  sous  ce  nom  une  écume  de  mer 
trouvée  à  Langbanshytta  (Suède)  ;  elle  est  forrpée  de  : 

Rapports  moléculaires. 

SiUce 51,55  90,94                              10 

Magnésie 33,72  130,53  \ 

Oxure  manganeux  1,62  3,55  (     135,39             1'* 

—    ferreux....  0,59  1,31; 

Eau i2,32  109,51                              12 

Alumine... 0,20 

Formule:  5.VSÏ« -f-12H. 
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AoUthe. 


Substance  d'un  blanc  verdâtre  et  jaunâtre,  avec  un  éclat  un 
peu  nacré  ;  à  texture  foliée,  à  lames  opaques,  non  flexibles  ;  plus 
dure  que  le  talc  ;  donnant  une  poudre  douce  et  onctueuse  au 
toucher  ;  attaquable  par  l'acide  nitrique;  perdant  de  l'eau  et  pre- 
nant de  la  dureté  par  la  calcination.  Elle  a  été  trouvée  en  veines 
étroites  dans  des  roches  de  serpentine,  à  Hoboken  et  à  Bare- 
Hill,  près  de  Baltimore.  Elle  contient,  suivant  l'analyse  de 
Nttttali  : 

Silice 36 

Magnésie 40 

Chaux 2 

Oxydes  de  fer  et  de  chrome. . .  0»5 

Eau 15 

Formule  :  Mg'Si  +  211. 

On  l'a  aussi  trouvée  dans  la  Finlande  ;  elle  y  est  compacte  et 
possède  une  cassure  conchoide  et  transparente  sur  les  bords.  Il  est 
friable,  et  sa  poudre  est  d'un  blanc  verdâtre.  Sa  densité  est  2,44; 
sa  dureté,  un  peu  plus  grande  que  celle  du  spath  d'Islande. 

fSerpentlne  et  Pierre  ollaire. 

La  serpentine  est  une  substance  verdâtre,  compacte,  moins 
douce  au  toucher  que  le  talc  et  beaucoup  plus  dure  ;  cependant 
elle  se  laisse  facilement  rayer  par  une  pointe  d'acier.  Elle  a  une 
cassure  esquilleuse  et  un  éclat  cireux.  Elle  perd  de  l'eau  par  la 
calcination  et  acquiert  une  dureté  plus  considérable.  Elle  est 
assez  tenace,  facile  à  scier,  à  tailler  et  à  tourner,  ce  qui  permet 
d'en  fabriquer  des  mortiers,  des  encriers,  des  salières,  des  théiè- 
res et  d'autres  vases  culinaires  d'autant  plus  utiles  qu'il  sup- 
portent bien  le  feu  et  y  acquièrent  une  plus  grande  dureté.  La 
serpentine  commune,  qui  sert  principalement  à  cet  usage,  en  a 
reçu  le  nom  de  pierre  ollaire^  bien  qu'il  existe  aussi  des  pierres 
ollaires  qui  ne  sont  pas  de  la  serpentine. 

La  serpentine  étant  massive  et  non  cristallisée,  est  rarement 
pure.  Presque  toujours  elle  présente  sur  un  fond  vert-olive  ou 
vert-poireau  des  taches  ou  des  bandes  d'un  vert  plus  clair,  ou 
sur  un  fond  vert  clair  des  bandes  ou  des  taches  d'un  vert  foncé, 
ce  qui  indique  déjà  un  mélange  de  parties  hétérogènes.  Elle  ren- 
ferme de  plus  très-souvent  du  fer  oxydulé,  du  fer  sulfuré,  du 
mispickel,  des  grenats,  de  la  diallage,  du  pyroxène,  de  l'amphi- 
bole, de  l'asbeste,  du  talc,  du  spath  calcaire,  etc.  Lorsqu'on  la 
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sépare  de  ces  différents  mélanges,  on  lui  trouve  une  composition 
qui  n'est  pas  toujours  semblable,  mais  qui  paraît  avoir  pour 
point  de  départ  un  hydrosilicate  de  magnésie  de  la  formule 

Wg*  Si*-f-6]I,  qui  appartient  à  la  serpentine  pure  et  incolore  de 
Guisjo,  analysée  par  M.  Mosander  : 

Rapports  moléculaires. 

Silice 42,34X1,7642=    74,7  =4 

Magnésie 44,20  X  3,8707  =  171,8  (.  ....  „    _  ^  .. 

Oxure  ferreux 0,18  x  2,22?2  =      4     j         '      "~    ' 

Eau 12,38  X  8,88^9  =  118,4  —  6 

Plusieurs  autres  serpentines  ont  offert  la  même  composition, 
avec  substitution  d'une  certaine  quantité  de  chaux,  d'oxyde  de 
fer,  de  manganèse,  de  chrome  ou  de  cérium  à  la  magnésie  ;  telles 
sont  : 

La  serpentine  de  Germantown,  analysée  par  Nuttall  ; 
—        jaune  de  Finlande,  analysée  par  M.  Lychnell  ; 

La  néphrite  de  Smithfield,  analysée  par  M.  Bowen  ; 

La  picrolite  de  Brattfor,  analysée  par  Stromeyer. 

J'admets  donc  que  la  formule  Mg^Si^  +  ^H  représente  la  com- 
position normale  ou  fondamentale  de  la  serpentine  ;  en  voici 
maintenant  quelques  modifications  que  j'indiquerai  seulement 
par  leurs  formules  : 

Hydrophyte  de  Taberg^  par  Svanberg  :  Mg^Si*  +9H. 

Picrolite  de  Tabei^g,  par  Almroth  :  2Mg»Si*  +  ÎIII. 

Serpentine  de  Norberg,  par  Hisinger  :  Mg**Si*-|-9[H_=Mg»Si% 

H«  +  3MgH. 

SILICATES   DE   MAGNÉSIE    ALUMINECX. 

Cordiériie. 

loiile^dickroïte y  saphir  d'eau, — Substance  vitreuse  translucide  ou 
transparente,  d'une  assez  belle  couleur  bleue  lorsqu'on  la  regarde 
dans  le  sens  de  Taxe,  d'un  jaune  brunâtre  lorsqu'on  la  voit  per- 
pendiculairement à  l'axe  ;  elle  possède  deux  axes  de  double  ré- 
fraction ;  elle  pèse  de  2,56  à  2,66  ;  elle  raie  fortement  le  verre  et 
faiblement  le  quartz; elle  fond  difficilement  au  chalumeau  et  est 
insoluble  dans  les  acides. 

La  cordiérite  se  présente  sous  la  forme  d'un  prisme  hexaèdre 
régulier  modifié  sur  les  arêtes  et  pouvant  offrir  plusieurs  rangs  de 
facettes'  sur  les  bases.  On  la  trouve  à  Bodenmais,  disséminée  dans 
un  micaschiste  avec  de  la  pyrite  magnétique  ;  à  Simintak  au 
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Groenland  ;  en  Finlande  prèsd'Âbo  ;  au  cap  de  Gaie  enEspagae, 
dans  une  roche  trachytique,  etc.  II  en  vient  également  de  Geylan, 
qui  est  employée  par  les  joailliers  sous  le  nom  de  saphir  d'eau.  Il 
en  existe  un  assez  grand  nombre  d'analyses  qui  donnen  toutes  . 

pour  sa  composition  Si*AI^Mg^  que  l'on  suppose  unis  de  la 
manière  suivante  :  3AlSi-fMg^Si^. 

Chlorite. 

Substance  dont  la  couleur  varie  du  vert  noirâtre  ou  du 
vert  bouteille  foncé  au  vert  jaunâtre,  composée  de  lamelles  bril- 
lantes plus  ou  moins  agrégées,  douces  au  toucher,  flexibles  et  non 
élastiques,  comme  celles  du  talc. 

Elle  est  fusible  au  chalumeau  en  une  scorie  noire  attirable  à 
Taimant. 

Elle  se  présente  en  couches  fréquentes  et  étendues  dans  les 
terrains  primitifs  supérieurs,  dans  les  schistes  de  transition  et 
dans  les  schistes  argileux,  dont  elle  emprunte  la  structure  schis- 
teuse, avec  un  caractère  particulier  de  courbure  ou  de  contour- 
nement  des  lames  qui  la  composent.  Quelques  variétés  dont  la 
forme  cristalline  est  bien  déterminée,  ou  dont  la  composition 
offre  une  modification  assez  marquée,  ont  été  considérées  par 
quelques  minéralogistes  comme  des  espèces  distinctes  et  ont  reçu 
des  noms  particuliers.  G'est  ainsi  qu'on  donne  le  nom  à^permine 
à  une  chlorite  qui  se  présente  sous  la  forme  d'un  rhomboèdre 
aigu  de  63*"  15',  ou  en  tables  plus  ou  moins  épaisses,  à  bases  trian- 
gulaires ou  hexagonales,  qui  proviennent  de  la  troncature  plus 
ou  moins  avancée  des  deux  angles-sommets  du  rhomboèdre.  Ces 
cristaux  paraissent  d'un  vert  noir  sur  les  faces  ;  mais  ils  sont  trans- 
parents et  jouissent  à  un  haut  degré  du  dichroïsme  :  dans  le  sens 
du  grand  axe,  la  lumière  est  d'un  beau  vert  d'émeraude,  tandis 
qu'elle  est  brune  ou  rouge-hyacinthe,  perpendiculairement  à  cet 
axe.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,653  à  2,659.  On  la  trouve  dans 
une  gangue  de  schiste,  au  milieu  des  roches  serpentineuses  qui 
avoisinent  le  mont  Rose  ;  j'en  donnerai  plus  loin  la  composition. 

MM.  Marignac  et  Descloiseaux  ont  décrit,  sous  le  nom  particu- 
lier de  chlorite  hexagonale^  une  substance  verte,  cristallisée  quel- 
quefois en  une  double  pyramide  hexagonale  tronquée,  mais  qui 
se  présente  plutôt  en  lames  hexagonales  biselées,  ou  en  prismes 
allongés  et  contournés.  Ce  minéral  pèse  2,672;  est  tendre,  onc- 
tueux aii  toucher,  flexible,  non  élastique,  transparent  dans  ses 
lames  minces  et  dépourvu  de  dichroïsme.  Ou  le  trouve  princi- 
palenient  dans  la  vallée  d'Ala  (Piémont),  où  il  accompagne  de 
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SiO*.. 
A\H)\ 
Cr«0». 
FeH)». 
FeO.. 
MnO.. 
MgC. 
PsO... 
H«0.. 


1. 

II. 

Ul. 

IV. 

V. 

VI.      1 

26,8 

25,37 

26 

27,32 

30,76 

33,57 

19,6 

18,50 

18,5 

20,69 

17,07 

13,37 

» 

» 

» 

» 

» 

0,20 

» 

» 

» 

)) 

» 

1,90 

23,5 

28,79 

43 

15,23 

4,11 

3,58 

» 

» 

» 

0,47 

0,26 

« 

iM 

17,09 

8 

24,89 

34,18 

34,16 

?t^ 

)> 

2 

»    • 

» 

» 

H,4 

8,or) 

2 

12 

12,42 

12,68 

beaux  grenats  cristallisés,  à  Slaloust  etàAchmalowsk  en  Sibérie, 
à  Mauléon  dans  les  Pyrénées,  etc.  On  a  pris  longtemps  celte 
chiorite  pour  du  laïc  cristallisé. 

Enfin  M.  Kobell,  en  se  fondant  sur  un  certain  nombre  d'ana- 
lyses^ a  pensé  que  Ton  pouvait  diviser  les  chlorites  en  deux  sons- 
espèces,  à  Tune  desquelles  il  a  conservé  le  pom  de  chiorite,  et  dont 
l'autre  a  reçu  celui  de  ripidolùhe  ;  mais,  sans  compter  que  la 
chiorite  de  M.  Kobell  n'est  pas  celle  de  M.  Marignac,  d'anciennes 
analyses  qui  me  paraissent  très-régulières  me  semblent  démon- 
trer que  la  composition  de  la  chiorite  peut  éprouver  d'assez  nom- 
breuses variations  sans  que  les  caractères  du  minéral  en  soient 
sensiblement  altérés. 

vu.  . 
30,11 
19,4j 
» 

4,61 

» 
33,27 

12,52 

I.  Chiorite  écailleuse,  par  Berthier. — En  exprimant  les  bases  mo- 
noxydées  par  M,  et  en  supposant  Talumine  à  l'état  de  silicate,  la 

formule  est  Al*Si*-|-M^Si4-6i4y.  Si  Ton  suppose  que  Talumine 

fasse  fonction  d'acide  pour  une  partie  de  la  magnésie,  on  obtient 

M«Aif+M*Si»'4-6A?. 

Une  analyse  de  chiorite  schisteuse,  par  Grûner,  que  je  ne  rap- 
porte pas,  donne  Al^Si^  +  ^^^^i  -h^Mt  ^^^^  1^  rapport  avec  la 
la  première  formule  est  facile  à  saisir. 

II.  Ripidolithe  du  Saint-Gothard,  par  M.  Warrentrapp;  formules  : 

Âi«si*  +  M»Si  +  6i4y,  ou  M3Ai2  +  M«Si3+  6/ly. 

Celte  chiorite  diffère  de  celle  analysée  par  Berthier  par  une 
addition  de  M*. 

III.  Chiorite  écailleuse anailysée  par  Vauquelin;  formules:  M^Si^ 

Cette  chiorite  ne  diflère  de  la  précédente  que  parce  qu'elle  a 
perdu  presque  toute  son  eau. 

IV.  Ripidolithe  de  Greiner,  par  M.  Kobell  ;  formules  :  Al*Si*-j- 
M«Si+6i4?,  ou  Wk\^  -f  M»Si3-f  6^?. 
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Cette  dernière  formule,  qui  résulte  aussi  de  l'analyse  de  la  ri- 
pidolilhe  de  Rauris,  est  donnée  comme  caractérisant  la  ripido- 
lithe. 

V.  Chlorite  d'Achmatowsk,    moyenne   de   deux  analyses   par 

MM.  Kobell  et  Warrentrapp  ;  formules  :  Al'Si*  +  Nn^Si^  +  SAç, 

ou  M»A1*4-  Mg*Si*  +  8i4j'.  C'est  la  même  substance  que  le  clino- 
chlore'de  Pensylvanie . 

Une  ancienne  analyse  de  chlorite  lamellaire,  par  Lampadius, 
présente  la  même  composition,  à  l'exception  de  l'eau  qui  se 
trouve  réduite  à  2Aq. 

VI.  Pennine,  moyenne  de  trois  analyses  par  M.  Marignac  ;  for- 
mules :  Al«Si'2-fM*^Si3 -1-10.45',  ou  M^Al«+M*osi*+ 10/4^. 

VII.  Chlorite  hexagonale  y  par  M.  Marignac  ;  formules:  Al*  Si*  + 
MiaSiARia  4-  M3H,  ou  M^AP  -}-  M*«si^i«+  AIH. 

Vépichlorite  est  un  nouveau  minéral,  offrant  une  grande  res- 
semblance avec  la  chlorile  :  on  l'a  trouvé  à  Rifensbeck,  près  de 
Neustadt.  Il  a  l'aspect  de  l'asbeste,  est  gras  au  toucher,  et  pèse 
2,76.  Il  fond  difficilement  au  chalumeau  ;  sa  formule  parait  être: 

2(2Si  -t-  311  +  si  R  +  311  Mg. 

FAMILLE  DU   CALCIUM. 

Le  calcium  est  un  métal  tellement  avide  d'oxygène,  que  c'est  à 
peine  si  l'on  a  pu  le  réduire  à  l'état  métallique,  et  son  oxyde  lui- 
même,  ou  la  chaux,  est  si  avide  de  combinaison,  qu'on  ne  peut 
l'exposer  à  l'air  sans  qu'il  en  attire  à  la  fois  l'eau  et  l'acide  car- 
bonique. Il  est  évident,  d'après  cela,  que  nous  ne  devons  trouver 
dans  la  nature  ni  calcium  ni  chaux  pure,  et  que  nous  ne  pouvons 
avoir  à  examiner  que  leurs  combinaisons,  qui  sont  fort  nombreu- 
ses et  qui  peuvent  être  rangées  sons  quatre  chefs. 

1*  Calcium  combiné  à  un  corps  simple  électro-négatif,  comme 
le  fluor  ou  le  chlore.  Avec  le  premier,  il  forme  un  fluorure  inso- 
luble dans  l'eau,  fixe,  mais  fusible  à  une  forte  chaleur,  ce  qui  lui 
avait  valu  anciennement  le  nom  de  spath-fluor  et  celui,  plus  mo- 
derne, de  fluate  de  chaux.  Avec  le  second,  le  calcium  forme  un 
chlorure  également  fixe,  mais  très-fusible,  très-soluble  dans  l'eau, 
déhquescent  même,  ce  qui  empêche  qu'on  ne  le  trouve  à  l'étal 
solide  et  isolé  dans  la  terre  ;  mais  il  existe  dissous  dans  plusieurs 
eaux  minérales  et  dans  l'eau  de  la  mer. 
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2**  La  chaux  se  trouve  combinée  à  un  acide  oxygéné  qui  peut 
être  un  des  acides  nitrique,  sulfurique,  carbonique,  phosphori- 
que,  arsénique^  antimonieux,  antimonique,  tungstique,  vanadi- 
que,  titanique  ou  siiicique,  d'oîi  résultent  autant  d'espèces  miné- 
rales nommées  chaux  nùraiée,  sulfatée^  carbonatee,  phosphatée^ 
arséniatéCj  antimoniée  et  antimonialée^  tungstatécy  vanadatée,  tùana- 
tée,  niobatée  et  silicatée, 

3**  La  chaux  peut  exister  combinée  à  deux  acides  à  la  fois, 
comme  à  l'acide  titanique  et  à  l'acide  siiicique,  formant  un  miné- 
ral nommé  sphène  ou  chaux  titano-silicatée ;  ou  aux  deux  acides 
borique  et  siiicique,  formant  de  la  chaux  boro-silicatée^  dont  on 
connaît  deux  espèces  nommées  datholite  et  botryolitSy  qui  diffèrent 
par  leur  degré  d'bydratation. 

4*  Il  existe  un  grand  nombre  de  composés  naturels  formés  de 
chaux  et  de  une  ou  de  plusieurs  autres  bases  combinées  à  un  seul 
acide  :  tels  sont  les  innombrables  silicates  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie ;  de  chaux  et  d'alumine  ;  de  chaux,  de  fer  et  d'alumine,  etc.  ; 
composés  dont  nous  ne  décrirons  que  les  plus  connus  et  les 
mieux  déterminés. 

Calciam   flaoruré. 

Fluorure  de  calcium^  chaux  fluatée,  spath-fluor  ou  fluorine,  — 
Celte  substance,  dans  son  état  de  pureté,  est  uniquement  com- 
posée de  fluor  et  de  calcium  dans  la  proportion  de  : 

Fluor 3  molécules      235,4  48,5 

Calcium....         1  250,0  51,5 

485,4  100,0 

Formule  :  Ca  F. 

Le  calcium  fluorure  se  présente  presque  toujours  sous  la  forme 
de  cube  {fig.  185);  mais  un  clivage  très-facile  et  très-visible  sur 
les  angles,  conduit  d'abord  au  cubo-octaèdre  {fig,  186)  et  ensuite 
à  Toctaèdre  régulier  {fig.  187),  que  Ton  doit  considérer  comme  la 
forme  primitive.  Cet  octaèdre  se  rencontre  encore  assez  souvent, 
mais  il  est  bien  plus  rare  cependant  que  le  cube.  Les  autres  for- 
mes sont  le  cube  émarginé,  passant  au  dodécaèdre  rhomboïdal 
(fig.  188)  ;  le  cube  pyramide  ou  hexa-tétraèdre,  solide,  à  vingt- 
quatre  faces  portant  une  pyramide  très-surbaissée  sur  chaque 
face  du  cube,  et  toutes  les  modifications  intermédiaires.  Les  faces 
sont  ordinairement  miroitantes. 

Le  fluorure  de  calcium  est  incolore  et  transparent  lorsqu'il  est 
pur;  il  pèse  3,1;  il  raie  la  chaux  carbonatée  et  est  rayé  par  le 
quartz  et  le  feldspath;  il  fait  éprouver  à  la  lumière  la  réfraction 
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simple;  il  devient  lumineux  dans  Tobscurité  par  le  frottement 
réciproque  de  ses  morceaux  ;  sa  poudre,  Jetée  sur  un  charbon 
ardent  placé  dans  Tobscurité,  répand  une  lueur  verdàtre.  On  con- 


Fig.  185.  —  Calcium  fluorure. 


Fig.   186.   —  Calcium  fluoraré. 


naît  môme  une  variété  cristallisée,  de  Sibérie,  qui  répand,  lors- 
qu'elle est  chauffée^  une  lumière  d'un  beau  vert  d'émeraude,  qui 
lui  a  fait  donner  le  nom  de  chlorophane. 
Le  fluorure  de  calcium,  chauffé  au  chalumeau,  se  fond  en  un 


Fi  g.  187.  —  Calcium  fluorure. 


Fig.  188.  —  Calcium  flluoraré. 


émail  blanc.  Traité  par  l'acide  sulfurique  hydraté,  dans  un  vase 
de  plomb,  de  platine  ou  de  sa  propre  substance,  il  dégage  une 
fumée  épaisse  et  très- dangereuse  de  fluoride  hydrtqite^  qui  jouit 
de  la  propriété  de  corroder  le  verre.  Si  l'opération  se  fait  dans 
un  vase  de  verre,  ou  avec  un  mélange  de  verre  ou  de  silice,  il  se 
produit,  au  lieu  de  fluoride  hydrique,  du  fluoride  silicique,  gaz 
incolore  et  permanent  qui  se  décompose  sous  l'influence  de 
l'eau,  etc. 

Le  calcium  fluorure  présente  des  couleurs  très-variables  ;  les 
plus  communes  sont  le  vert  pâle,  le  vert  bleu,  le  jaune,  le  violet, 
rarement  le  bleu,  très-rarement  le  rose.  Indépendamment  des 
cristaux  qui  sont  ainsi  colorés,  on  le  trouve  en  masses  concrétion- 
nées,  confusément  cristallisées  à  l'intérieur,  et  dont  l'agrément 
est  augmenté  par  les  différentes  nuances  de  couleur  et  les  reflets 
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qu'y  fait  natlre  la  direction  de  la  lumière.  On  en  fabrique  des 
vases  d'ornement  d'un  assez  grand  prix.  Le  calcium  fluorure  se 
trouve  encore  en  masses  compactes,  translucides,  verdâtres,  blan- 
châtres ou  jaunâtres,  de  peu  d'éclat,  ayant  une  cassure  testacée 
ou  esquilleuse.  On  le  trouve  enfin  sous  forme  terreuse,  opaque  et 
friable. 

Le  fluorure  de  calcium  est  très-répandu,  mais  il  ne  forme  pas 
de  couches  puissantes  à  lui  seul.  Il  est  tantôt  disséminé  dans  les 
filons  métalliques  des  terrains  primitifs  et  de  transition,  et  prin- 
cipalement dans  ceux  de  plomb  sulfuré,  de  cuivre  gris  et  de  zinc 
sulfuré;  tantôt  il  forme  lui-même,  dans  les  mômes  terrains,  des 
filons  où  il  est  associé  au  quartz,  à  la  chaux  phosphatée  ou  car- 
Itonatée,  à  la  baryte  sulfatée.  Il  en  existe  aussi  dans  les  terrains 
secondaires  et  dans  quelques  dépôts  tertiaires,  comme  à  Neuilly 
près  de  Paris.  Les  terrains  d'amygdaloïdes  et  les  produits  des 
volcans  modernes  en  offrent  aussi  quelquefois.  Il  est  usité  en  mé- 
tallurgie comme  fondant,  et  en  chimie  pour  produire  le  fluoride 
hydrique  ou  acide  fluorhydrique. 

Nous  ne  dirons  rien  ici  du  chlorhydrate  ni  du  nitrate  de  chaux, 
que  leur  déliquescence  empêche  d*exister  à  l'état  solide,  et  qu'on 
ne  trouve  que  dissous  dans  les  eaux  terrestres,  oh  ils  accompa- 
gnent constamment  le  sulfate  de  chaux  ;  mais  celui-ci,  en  raison 
de  sa  faible  solubilité,  existe  en  grandes  masses  dans  le  sein  de 
la  terre,  et  il  s'y  trouve  sous  deux  états,  constituant  deux  espèces 
qn'il  faut  étudier  séparément,  sous  les  noms  de  chaux  sulfatée 
anhydre  et  de  chaux  sulfatée  hydratée. 

Chaux  SDlfatée  anhydre. 

Anhydrite  ou  karsténite.  —  Cette  substance  a  été  trouvée  cristal- 
lisée en  prisme  droit  rectangulaire,  qui  est  sa  forme  primitive;  en 
prisme  octogone  symétrique,  qui  provient  de  la  troncature  des 
quatre  arêtes  perpendiculaires  du  prisme  rectangulaire  ;  en  prisme 
rectangulaire  tronqué  sur  tous  les  angles  par  les  faces  d'un  ou 
de  plusieurs  octaèdres.  Mais  ces  cristaux  sont  très-rares,  et  la 
forme  la  plus  habituelle  de  la  chaux  sulfatée  anhydre  est  celle  de 
masses  lamellaires  ou  saccharoïJes,  dont  les  premières  présen- 
tent trois  sens  de  clivage  perpendiculaires  entre  eux  et  qui  con- 
duisent au  môme  prisme  droit  rectangulaire.  Cette  substance 
pèse  2,9;  elle  raie  la  chaux  carbonatée,  mais  elle  est  rayée  par  la 
chaux  fluatée;  elle  présente  deux  axes  de  double  réfraction;  elle 
ne  blanchit  pas  et  ne  s'exfolie  pas  sur  les  charbons  ardents. 
Chaufl"ée  dans  la  flamme  intérieure  du  chalumeau,  elle  fournit  une 
matière  blamhâtre  qui  répand  une  odeur  hépatique  à  l'air  hu- 
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niide,  ou  par  Taction  des  acides.  Pulvérisée  et  bouillie  dans  Teau, 
elle  donne  lieu  à  un  soluté  de  sulfate  de  chaux,  facile  à  recon- 
naître au  double  caractère  de  précipiter  par  le  nitrate  de  baryte 
et  par  Toxalate  d'ammoniaque. 

La  chaux  sulfatée  anhydre  est  rarement  blanche;  elle  est  pres- 
que toujours  grisâtre,  bleuâtre  ou  un  peu  violette.  On  en  conoait 
une  variété  su b-Iamellaire  et  d'un  bleu  céleste  qui  est  employée 
comme  marbre,  sous  le  nom  de  marbre  bku  de  Wurtemberg.  On 
en  trouve  une  autre  variété  à  Hall  dans  le  Tyrol,  et  dans  les  sa- 
lines d*Ischl  en  Autriche,  qui  est  sous  forme  de  petites  masses 
d'un  rouge  de  chair,  composées  de  flbres  droites  et  conjointes. 
On  en  trouve  une  autre  à  Wieliczka,  en  Pologne,  qui  forme  de 
petites  masses  grisâtres,  fibreuses  dans  leur  intérieur,  plusieurs 
fois  repliées  sur  elles-mêmes  à  la  manière  des  intestins,  ce  qui  l'a 
fait  désigner  sous  le  nom  de  pierre  de  tripes. 

Le  sulfate  de  chaux  anhydre  se  trouve  assez  abondamment  dans 
les  plus  anciens  terrains  de  sédiment  qui  ont  été  enclavés  dans 
des  roches  de  cristallisation,  dont  l'action  ne  parait  pas  avoir  été 
étrangère  à  sa  formation;  soit  que  Ton  suppose  que  la  chaleur 
communiquée  par  ces  roches  ait  converti  en  sulfate  anhydre  le 
sulfate  hydraté  qui  a  pu  se  former  d'abord,  soit  que  Ton  doive 
admettre  que  les  émanations  suifuriques,  qui  ont  accompagné  le 
soulèvement  des  roches  ignées,  ait  transformé  le  carbonate  de 
chaux  en  sulfate.  Il  accompagne  aussi  très-souvent  les  dépôts  sa- 
lifôres  répandus  dans  les  mômes  terrains  de  sédiment,  comme  à 
Bex  en  Suisse,  dans  les  salines  du  Tyrol,  de  la  Haute-Autriche, 
de  Vie  en  France,  etc.  On  connaît  môme  un  minéral  fibreux  ou 
laminaire,  nommé  muriacite^  qui  n'est  qu'un  mélange  de  sulfate 
de  chaux  anhydre  et  de  chlorure  de  sodium. 

On  trouve  à  Vulpino,  dans  le  Bergamasque,  en  Italie,  une  chaux 
sulfatée  anhydre  uniformément  imprégnée  de  quartz,  dont  elle 
contient  8  à  9  pour  100,  et  qui  est  d'un  bleu  tendre,  très-dure  et 
susceptible  d'un  beau  poli.  On  l'emploie,  sous  le  nom  de  bardigho 
ou  de  marbre  de  Bergame,  aux  mêmes  usages  que  le  marbre  cal- 
caire. 

ChmuiL  sulfatée  hydratée. 

Gypse  ou  sélénite,  —  Substance  très-tendre,  rayée  par  la  chaux 
carbonatée  et  môme  très-facilement  par  l'ongle  ;  rayant  le  talc. 
Elle  possède  la  réfraction  double  entre  deux  faces  non  parallèles  ; 
elle  pèse  2,33;  elle  devient  très-blanche,  opaque,  et  s'exfolie 
sur  un  charbon  ardent.  Elle  perd  22  pour  100  d'eau  par  la  cal- 
cination  et  se  trouve  réduite  à  l'état  de  plâtre,  qui  est  sus- 
ceptible de  se  combiner  de  nouveau  à  Teau,  avec  dégagement 


Digitized  by  VjOOQ IC 


CHAUX  SULFATÉE  HYDRATÉE.  403 

de  chalenr,  et  de  former  avec  elle  une  masse  cristalline,  solide  et 
tenace,  ce  qui  le  rend  très-précieux  pour  la  construction  des 
maisons. 

Les  cristaux  de  chaux  sulfatée  hydratée  sont  très-fréquents  : 
Haiiy  les  faisait  dériver  d'un  prisme  droit  à  base  de  parallélo- 
gramme ohliquangle  ;  mais  les  minéralogistes  prennent  aujour- 
d'hui, de  préférence,  pour  forme  primitive,  un  prisme  oblique 
rhomboïdal  dont  les  faces  sont  inclinées  entre  elles  de  Hl^  30", 
dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de  i09®  46'  13'',  et  dont  le 
côté  de  la  base  est  à  la  hauteur  à  peu  près  comme  3:1.  Les  for- 
mes secondaires  sont  assez  nombreuses  et  généralement  très- 
aplalies,  mais  dans  un  sens  contraire  à  Taplatissement  du  cristal 
prinnîtif,  par  suite  de  deux  profondes  troncatures  des  deux  arêtes 
latérales  du  prisme,  dirigées  parallèlement  à  sa  petite  diagonale. 
Ces  cristaux  sont  très-souvent  émoussés,  arrondis,  et  prennent 
une  forme  lenticulaire.  Ces  cristaux  lenticulaires  eux-mêmes,  en 
se  pénétrant  obliquement  en  partie,  et  en  devenant  de  plus  en 
plus  petits  dans  une  même  direction,  forment  des  masses  aigu6s 
d'un  côté,  creusées  d'un  angle  rentrant  à  leur  exlrémilé  la  plus 
large,  à  la  manière  d'un  fer  de  lance.  Cette  chaux  sulfatée  en  fer  de 
lance^  qui  est  très-commune  à  Montmartre,  est  toujours  Irès-fls- 
sible  et  à  clivoge  miroitant. 

On  rencontre  à  Lagny  (Seine-et-Marne)  une  chaux  sulfatée  d'une 
grande  pureté  en  grandes  masses  laminaires  transparentes  et  na- 
crées, ou  en  masses  saccharoîdes,  qui  sont  employées,  sous  le  nom 
à^ albâtre  gypseuxy  à  faire  des  vases  et  d'autres  objets  d'ornement 
remarquables  par  leur  blancheur  éclatante  et  leur  demi-transpa- 
rence, et  qui  seraient  sans  doute  d'un  grand  prix  si  la  malière  en 
était  moins  commune  chez  nous.  On  connaît  également  une  chaux 
sulfatée  fibreuse  et  conjointe,  formée  de  flbres  droites,  élargies, 
parallèles  et  nacrées,  qu'il  est  très-facile  de  confondre,  à  la  vue, 
avec  la  magnésie  sulfntée  (ibreuse,  ou  avec  le  sel  gemme  de  môme 
forme;  mais  le  défaut  de  saveur  et  de  solubilité  la  fait  très- faci- 
lement distinguer  de  ces  deux  matières.  Enfln  on  trouve  au  mi- 
lieu du  terrain  tertiaire  et  calcaire  du  bassin  de  Paris  un  dépôt 
considérable  de  chaux  sulfatée  calcarifère  ou  de  gj/pse,  sous  forme 
de  masses  jaunâtres,  lamelleuses  ou  granulaires,  mais  toujours  à 
facettes  miroitantes,  d'un  tissu  lâche  et  grossièrement  schisteux. 
Cette  matière,  qui  serait  d'une  faible  ressource  comme  piètre  à 
àâti'ry  en  raison  de  son  peu  de  ténacité,  acquiert  une  grande  im- 
portance pour  les  constructions  civiles,  lorsqu'elle  a  été  privée 
par  le  feu  de  son  eau  d'hydratation  et  mise  à  l'état  de  plaire.  Le 
plâtre,  en  effet,  étant  mélangé  ou  gâché  avec  une  quantité  d'eau 
sufQsanle  pour  en  former  une  bouillie  claire,  absorbe  et  solidifie, 
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en  s'bydratant  de  nouveau,  une  partie  de  Teau,  et  constitue  une 
masse  adhérente,  dure  et  tenace,  qui  est  très-propre  à  lier  entre 
eux  les  moellons  de  calcaire  grossier,  et  à  donner  à  leur  assem- 
blage une  grande  solidité. 

Le  sulfate  de  chaux  hydraté  pur  contient,  sur  100  parties, 
46  parties  d'acide  sulfurique,  33  de  chaux  et  ^1  d'eau.  Sa  formule 

est  CaS*-j-*H.  La  pierre  à  plâtre  de  Paris  conserve  les  mômes 

rapports  de  ces  trois  composants,  mais  contient  à  l'état  de  mé- 
lange, sur  100  parties,  7,63  de  carbonate  de  chaux  et  3,2i  d'ar- 
gile. 

Chaux  Cftrboiiatée. 

Cette  substance  est  une  des  plus  abondantes  du  globe,  car  elle 
forme  une  grande  partie  des  terrains  de  stratification.  Elle  a  reçu 
les  différents  noms  de  spaths  marbre^  pierre  à  bâiir,  craie,  cUbâ- 
tre^  etc.,  suivant  les  différentes  formes  sous  lesquelles  on  la  ren- 
contre; mais,  indépendamment  de  ces  distinctions,  les  minéra- 
logistes en  ont  fait  une  autre  qui  consiste  en  ce  que  la  chaux 
carbonatée  cristallisée  se  présente  sous  des  formes  qui  dérivent 
de  deux  formes  primitives  différentes,  ce  qui,  joint  à  d'autres  dif- 
férences dans  la  pesanteur  spécifique  et  la  dureté,  a  déterminé 
Haiiy  à  en  faire  deux  espèces  distinctes.  L'une,  nommée  chaux 
carbonntée  spathique  ou  rhomboédrique^  a  pour  forme  primitive  un 
rhomboèdre  :  c'est  la  plus  commune  ;  l'autre,  nommée  chaux 
carbonatée  prismatique  ou  aragonite,  a  pour  forme  primitive  un  oc- 
taèdre rectangulaire  ou  un  prisme  droit  rectangulaire.  Nous  sui- 
vrons cet  exemple  et  nous  parlerons  d'abord  de  la  chaux  carbo- 
natée rhomboédrique,  qui  est  celle  que  l'on  entend  toujours, 
lorsqu'on  ne  fait  pas  de  distinction  d'espèce: 

Celle  substance  a  pour  forme  primitive  un  rhomboèdre  obtus, 
dont  les  angles  dièdres  ont  105*  5'  sur  les  arêtes  culminantes  ou 
entre  les  faces  d'un  môme  sommet,  et74'  55' sur  les  arêtes  laté- 
rales ou  entre  lesfaces  qui  appartiennent  aux  deux  sommets.  Sa 
pesanteur  spécifique  est  de  ^;696;  sa  dureté  est  très-faible,  car 
elle  raie  seulement  le  talc  et  la  chaux  sulfatée,  et  elle  est  rayée 
par  la  chaux  fluatée.  Elle  possède,  à  un  degré  très-marqué,  la 
double  réfraction  à  un  seul  axe  ;  elle  présente  un  éclat  vitreux  uu 
peu  nacré.  Enfin  le  moindre  choc  y  fait  naître  trois  clivages  très- 
faciles  parallèles  aux  faces  du  rhomboèdre,  de  sorte  que  ses  cris- 
taux se  partagent,  avec  la  plus  grande  facilité,  en  rhomboèdres 
de  plus  en  plus  petits. 

La  chaux  carbonatée  est  soluble  avec  effervescence  dans  l'acide 
nitrique  et  se  réduit  à  l'état  de  chaux  vive  par  une  forte  calcina- 
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lion.  Elle  est  formée  de  44  parties  d'acide  carbonique  et  de 

56  parties  de  cbaux,  et  sa  formule  est  GaC.  Mais  elle  est  souvent 
mélangée  de  carbonates  de  magnésie,  de  fer  et  de  manganèse, 
qui  sont  isoraorpbes  avec  elle  et  qui  peuvent  s'y  unir,  sans  pro- 
portions fixes,  ainsi  que  nous  le  redirons  plus  loin. 

Il  n'y  a  pas  de  substance  minérale  qui  se  présente  sous  un 
aussi  grand  nombre  de  formes  que  la  chaux  carbonalée;  mais  il 
n*y  en  a  pas  une  non  plus  qui,  se  trouvant  répandue  dans  tous  les 
terrains,  ait  cristallisé  dans  un  plus  grand  nombre  de  circonstan- 
ces différentes.  On  a  compté  jusqu'à  1,400  formes  secondaires 
que  Ton  peut  rapporter  à  quatre  formes  dominantes,  qui  com- 
prennent : 

Les  cristaux  rhomboédriques  ; 

Ceux  en  prisme  hexaèdre  régulier; 

Les  dodécaèdres  à  triangles  scalènes,  d'ûs  cristaux  méiastatiques  ; 
—  —        isocèles. 

Ces  derniers  sont  très-rares.  Je  ne  représenterai  ici  que  les 
formes  les  plus  simples,  qui  donneront  ce- 
pendant une  idée  suffisante  des  autres. 

Fig.  190.  Rhomboèdre  obtus primùtfabxa!, 
déjà  représenté  page  38,  oîi  se  trouve  ex- 
pliqué comment  la  chaux  carbonatée  pré- 
sente une  série  de  quatre  rhomboèdres 
tangents  les  uns  aux  autres,  dont  l'un,  Vé- 
quîaxeamsa'  {fig,  49  ou  191),  est  beaucoup 
plus  obtus  que  le  primitif.  Ainsi  que  le 
représente  la  figure,  chacune  des  faces 
de  ce  rhomboèdre  est  tangente  à  une 
des  arêtes  culminantes  du  primitif,  et  a  été 
produite  par  un  décroissement  uniforme 
et  tangent  à  celte  arête.  Ce  rhomboèdre  Fig.  iso.- chaux  carbonalée. 
est  très-commun,  mais  le  plus  souvent 
combiné  avec  d'autres  formes  ;  assez  souvent  aussi  ses  faces  et 


Pif.  190.  —  Chaux  carbonalée.  Fig.  191.  —  Chaui  carbonalée. 

ses  arêtes  sont  arrondies,  et  les  cristaux  deviennent  lenticulaires. 
Le  rhomboïde  inverse  se  trouve  représenté  {fig.  189).  Dans  la 
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fig.  193,  il  est  à  rintérieur  du  primitif;  mais,  en  réalité,  il  ne  peut 
se  former  qu'à  Texlérieur,  par  un  décroissement  tangent  à  chacun 
des  six  angles  latéraux,  et  l'on  peut  voir  en  effet  que  chacune 
des  faces  de  l'inverse  répond  à  l'un  des  angles  latéraux  du  primi- 
tif, et,  étant  reportée  au  dehors  de  la  flgure,  devient  tangente  à 
cet  angle. 

Ce  rhomboèdre  est  moins  fréquent,  à  l'état  simple,  que  Té- 
quiaxe,  mais  il  est  très-abondant  dans  le  grès  de  Fontainebleau. 
Cette  roche,  qui  estformée  d'un  sable  quartzeux  très-Gn,  cimeuté 
p.'ir  du  carbonate  de  chaux, 
présente  fréquemment  des 
géodes  où  le  carbonate  a  pu 
crislalliser,  tout  en  empâ- 
tant une  quantité  considé- 
rable de  quartz.  La  forme 
qu'il  affecte  alors  est  tou- 
jours celle  du  rhomboèdre 
inverse.  On  l'a  trouvé,  dans 


-'".W 


Fig.  192.  —  Chaux  carbo- 
natéc. 


\ 


i93.  —  r.haux  car- 
bonatée. 


Fig.  194.  —  Chaux 
carbonate?. 


un  gisement  semblable  et  avec  la  môme  forme,  dans  les  grès  de 
Bayonne  et  de  Bergerac. 

lia  figure  192  représente  le  môme  rhomboèdre  inverse  non 
complet  et  offrant  encore,  sursesarôtes  culminantes,  des  facettes 
qui  appartiennent  au  primitif.  On  le  retrouve  encore  plus  ou 
moins  modiûé  dans  un  grand  nombre  de  cristaux  naturels  plus 
complexes. 

Fig.  193.  Rhomboèdre  contrastant,  résultant  d'un  décroissement 
non  langent  sur  les  angles  latéraux  du  primitif. 

Fig.  194.  Rhomboèdre  mixte  de  Haiiy,  encore  plus  aigu  que  le 
précédent,  formé  par  un  décroissement  inégal  sur  les  angles  lalé- 


aux. 
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Fig,  195.  Rhomboèdre  cuboîde^  moins  aigu  que  Tiaverse  et  assez 
voisin  du  cube  (la  figure  le  représente  modifié  par  six  facettes  la- 
térales appartenant  au  prisme  hexaèdre);  celte  variété  a  été  trou- 
vée principalement  à  Gastelnaudary  (Aude).   Sa  forme  et  sa  cou- 


.f^ 


Fig.  195.  —  Chaux  carbonatée.  Fig.  196. 

leur  jaunâtre  lui  donnent  une  assez  grande  ressemblance  avec  la 
chaux  fluatée  cubique;  mais  la  mesure  des  angles,  qui  ont  envi- 
ron 92  et  88  degrés,  et  non  90,  la  fait  facilement  reconnaître. 

Fig.  196.  Prisme  hexaèdre  régulier  modifié  sur  chaque  base  par 
trois  facettes  allernalives  qui  appartiennent  au  cuboïde. 

Fig.  197.  Même  prisme  hexaèdre  régulier  terminé  par  les  faces 


Fig.  197.  Fig.  19S.  Fig.  199. 

du  rhomboèdre  primitif.  Ce  prisme,  raccourci,  formerait  une  sorle 
de  dodécaèdre  penlagonal.  Ces  cristaux  ont  élé  trouvés  au  Harz, 
dans  le  Cumberland,  dans  le  département  de  Tlsère. 

Fig.  198.  Autre  prisme  hexaèdre  régulier  terminé  par  les  faces 
du  rhomboèdre  primitif;  trouvé  dans  le  Cumberland.  La  figure, 
raccourcie,  formerait  un  dodécaèdre  rhomboïdal.  La  différence 
très-frappante  que  l'on  observe  entre  cette  forme  et  la  précédente 
résulte  de  celle  du  prisme  hexaèdre  qui  les  constitue. 


Digitized  by  VjOOQ IC  ^ 


408 


.    FAMILLE  DU  tîALCIUM. 


Le  prisme  de  la  figure  197  a  été  formé  par  uq  décroissemeni 
tangent  sur  les  angles  latéraux  du  rhomboèdre  primitif,  et  si  le 
noyau  rhomboédrique  était  indiqué,  chacun  de  ses  angles  laté- 
raux se  trouverait  placé  au  centre  d'une  face  du  prisme  ;  et  celle- 
ci,  en  venant  couper  horizontalement  la  face  du  rhomboïde  qui 
lui  correspond,  en  forme  un  pentagone.  Dans  la  figure  198,  le 
prisme  hexaèdre,  ce  qui  est  beaucoup  plus  rare,  ayant  été  formé 
par  un  décroissement  tangent  sur  les  arêtes  latérales  du  rhom- 
boèdre primitif,  les  arêtes  terminales  du  prisme,  de  môme  que 
ses  faces  culminantes,  nedlifèrent  pas  de  celles  du  rhomboèdre. 

Fig.  199.  Prisme  hexaèdre  terminé  par  une  pyramide  à  six 
faces.  Ce  prisme  est  le  même  que  celui  de  la  figure  197,  dans  le- 
quel trois  arêtes  culminantes  du  rhomboèdre  ont  été  remplacées 
par  une  facette  triangulaire  égale  à  celle  qui  reste  de  la  face  pri- 
mitive (voyez  page  48,  où  cette  transformation  se  trouve  expli- 
quée). Ce  cristal  ressemble  beaucoup  à  ceux  du  quartz  {fig.  64, 
page  7)  et  de  la  chaux  phosphatée  pyramidée;  mais  les  angles 
sont  différents. 

Quant.  Chaux  Chaux 

carbonatée.    phosphatée. 

Angles  dièdres  culminants 133*48'      140»  38'      142*  15' 

Angle  dièdre  formé  par  la  rencontre 
de  P  avecla  face  du  prisme Ul«  41'      134«  36'      130»  10' 

Fig.  200.  Dodécaèdre  mélasiatique  formé  par  un  décroissement, 
sur  les  ai  êtes  latérales,  de  deux  rangées  en  largeur  sur  une  rangée 


Fig  [200.  —  Chaux  caibo- 
natûc. 


Fijr.  201.  —  Chaux  carbo- 
natée. 


Fig.  202.  —  Chaut  carbo- 
natée. 


en'épaisseur,  ainsi  que  cela  se  trouve  expliqué  page  39.  II  existe 
beaucoup  d'autres  dodécaèdres  à  triangles  scalènes,  dont  plu- 
sieujs  très-aigus,  mais  le  plus  commun  est  le  mélastcUique^  ainsi 
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nommé  parce  qu'il  offre  comme  une  métastase  ou  un  transport 
des  angles  du  rhomboèdre  primitif:  l'angle  plan  obtus  du  rhom- 
boèdre se  retrouvant  dans  l'angle  obtus  de  l'un  quelconque  des 
triangles  scalènes,  et  l'incidence  de  deux  faces  du  dodécaèdre, 
pris  à  l'endroit  des  arêtes  culminantes  les  plus  courtes,  étant 
égale  à  celle  des  faces  du  noyau,  prise  vers  un  même  sommet. 

La  forme  métastatique  est  peut  être-  la  plus  fréquente  de  toutes 
celles  qui  appartiennent  à  la  chaux  carbonatée.  Elle  est  quelque- 
fois complète;  mais  le  plus  ordinairement  elle  se  trouve  combi- 
née avec  d'autres  formes  telles  que  le  prisme  hexaèdre,  ou  diffé- 
rents rhomboèdres.  La  figure  î201  nous  offre  le  cristal  métaslalique 
terminé  par  les  faces  du  rhomboèdre  primitif;  la  figure  202  re- 
présente on  autre  dodécaèdre  très-aigu  (axigraphe  de  Haiiy)  ter- 
miné par  la  base  du  prisme  hexaèdre. 

Indépendamment  des  formes  déterminables  dont  nous  venons 
de  parler,  des  hémitropies  que  plusieurs  d'entre  elles  présentent, 
et  de  la  forme  lenticulaire  qui  est  produite,  ainsi  que  nous  l'avons 
dit,  par  un  arrondissement  du  rhomboèdre  équiaxe,  on  trouve  U 
chaux  carbonatée  sous  la  forme  de  masses  considérables,  tantôt 
laminaires,  c*est«à-dire  formées  de  grandes  lames  dont  on  relire 
très-facilement  par  le  clivage  des  rhomboèdres  primitifs;  tantôt 
lamellaires  ou  formées  de  lames  bien  moins  étendues  et  croisées 
dans  tous  les  sens  ;  tantôt  enfin  les  lames  sont  tellement  petites  et 
confuses  que  la  masse  prend  Taspect  saccharoîde.  Dans  tous  les 
cas,  ces  calcaires,  qui  occupent  une  étendue  considérable  à  la 
partie  supérieure  des  terrains  primitifs,  ont  tout  l'aspect  d'une 
matière  qui  a  cristallisé  par  refroidissement,  après  avoir  éprouvé 
la  fusion  ignée.  Cette  opinion,  émise  pour  la  première  fois, 
en  1798,  par  Breislak,  a  été  confirmée  en  1804  par  les  expérien- 
ces de  James  Hall,  qui  ont  montré  que  le  carbonate  de  chaux 
pouvait  éprouver  la  fusion  ignée,  sans  se  décomposer,  lorsqu'on 
le  chauffait  sous  une  forte  pression.  Alors  on  peut  expliquer  de 
deux  manières  la  formation  du  carbonate  de  chaux  cristallisé 
dans  les  terrains  primitifs  :  ou  bien  ce  sel  existait  tout  formé  et 
fondu  à  la  surface  de  la  terre,  lorsqu'elle  était  elle-même  en  état 
de  fusion  complète,  et  cela  en  raison  de  l'énorme  pression  due  à 
une  atmosphère  chargée  de  soufre,  de  mercure,  de  zinc,. et  sans 
doute  d'autres  métaux,  et  il  aura  cristallisé  un  des  premiers  par  le 
refroidissement  de  la  surfuce  ;  ou  bien  on  peut  admettre  que,  à 
des  époques  bien  postérieuras,  l'influence  calorifique  de  roches 
ignées  sorties  du  centre  du  globe  aura  déterminé  la  fusion  des 
premiers  calcaires  de  sédiment  enfermés,  comme  dans  un  vase 
clos,  sous  les  terrains  supérieurs.  Dans  tous  les  cas,  c'est  à  cette 
variété  de  calcaire,  cristallisée  par  le  feu,  qu'il  faut  rapporter  les 
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marbres  les  plus  beaux  et  en  particulier  le  marbre  statuaire.  Ces 
marbres  sont  très-peu  variés  en  couleur.  Les  plus  célèbres  étaieal 
autrefois  : 

Le  marbre  cipolïn  d'Egypte,  lamellaire,  et  d'un  blanc  grisâtre, 
avec  des  bandes  ondulées  et  verdâtres  dues  à  un  mélange  de  talc. 
On  en  a  trouvé  de  semblable  en  Corse  et  dans  les  Pyrénées. 

Le  marbre  de  Paros,  dans  l'arcbipel  grec,  remarquable  par 
sa  blancheur,  sa  belle  transparence  et  sa  structure  lamellaire  très- 
marquée., Les  stsCtues  antiques  en  sont  formées. 

Parmi  les  marbres  modernes,  il  faut  citer  : 

Le  marbre  de  Carrare  près  de  Gênes,  ou  marbre  saccharotde  pro- 
prement dit,  qui  est  blanc  ou  blanc  veiné  de  gris.  Le  premier  est 
réservé  pour  les  statues  et  pour  les  monuments  d'une  grande  im- 
portance ;  le  second  est  employé  pour  faire  des  piédestaux  et  des 
ornements  de  palais  ou  de  demeures  particulières. 

Le  marbre  bleu  iurquin,  calcaire  sub-Iamellaire  d'un  bleu  gri- 
sâtre, dans  lequel  viennent  se  fondre  des  veines  blanchâtres  et 
noirâtres.  Il  est  très-recherché  pour  les  meubles,  et  vient  égale- 
ment de  Carrare. 

Après  les  marbres  primitifs,  dans  lesquels  la  cristallisation 
ignée  est  évidente,  viennent  des  marbres  secondaires,  chez  lesquels 
un  mélange  d'argile,  d'oxydes  métalliques,  de  bitume,  de  corps 
organisés  viennent  démontrer  une  origine  première  neptunienne 
ou  sédimenlaire.  Ces  marbres  ont  une  cassure  plus  teme  ou  à 
peine  cristalline,  mais  reçoivent  encore  un  beau  poli  ;  ils  offrent 
en  général  des  couleurs  très -vives  et  très-variées.  Les  principaux 
sont  : 

Le  marbre  de  Languedoc,  des  carrières  de  Cannes,  près  de  Nar- 
i)onne;  il  est  d'un  rouge  de  feu,  rubané  de  blanc  et  de  gris.  Il  sert 
principalement  pour  les  églises. 

Le  marbre  griot  te  j  provenant  des  mômes  carrières.  Il  est  d'un 
rouge  brun,  avec  des  taches  ovales  d'une  teinte  plus  vive  et  des 
cercles  noirs  dus  à  des  coquilles. 

Le  marbre  sarancolin,  dans  les  Pyrénées,  d'un  rouge  foncé  mêlé 
de  gris  et  de  jaune,  avec  des  parties  transparentes. 

Le  marbre  campan,  des  Pyrénées  également,  de  couleur  rouge, 
rose  ou  vert  clair.  Il  s'altère  à  l'air. 

Le  marbre  portor,  de  Porto-Venere  en  Italie;  marbre  noir  avec 
des  veines  d'un  jaune  vif. 

Le  jaune  de  Sienne,  d'un  jaune  vif  mélangé  de  pourpre  et  de 
rouge. 

Le  marbre  saintc-anne,  d'un  gris  foncé  veiné  de  blanc. 

Le  marbre  granité,  d'un  gris  foncé  veiné  de  blanc,  presque  ea- 
tièrement  formé  de  débris  d'entroques  (articulations  d'encrines, 
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polypiers  charnus).  On  le  trouve  aux  Écaussines,  près  de  Mons. 

Marbre  noir  antique  et  noir  de  Flandre.  —  Le  premier  est  complè- 
tement noir,  et  le  second  titre  un  peu  sur  le  gris.  On  emploie  le 
premier  pour  les  monuments  funèbres  et  le  second  pour  le  carre- 
lage des  églises  ou  des  habitations.  II  est  imprégné  de  bitume  et 
dégage  une  odeur  fétide  par  le  frottement. 

Marbre  lumachelle  (de  lumach^  limaçon),  presque  entièrement 
composé  de  coquilles  brisées  engagées  dans  de  la  chaux  carbonatée 
sub-lamellaire. 

Marbre  brèche^  composé  de  morceaux  brisés  et  anguleux  d'un 
marbre  plus  ancien,  enchâssés  dans  une  pâte  de  couleur  dif- 
férente. 

Marbre  ruini forme  ou  marbre  de  Florence.  —  Cette  substance  est  la 
dernière  qui  puisse  porter  le  nom  de  marbre,  car  elle  est  à  peine 
polissable,  et  on  doit  plutôt  la  considérer  comme  une  marne,  ou 
mélange  de  carbonate  de  chaux  et  d'argile,  qui,  en  se  desséchant, 
îi  permis  à  des  infiltrations  d'oxyde  de  fer  hydraté  d'y  produire 
(les  lignes  et  des  dessins  offrant  l'image  d'une  ville  ruinée. 

Nous  avons  été  amenés,  par  la  nature  de  notre  sujet,  à  décrire 
tes  principales  variétés  polissables  de  chaux  carbonatée  ou  de 
marbre,  à  peu  près  suivant  leur  rang  de  plus  grande  ancienneté 
dans  les  couches  de  la  terre.  En  continuant  de  la  môme  manière 
l'étude  des  variétés  plus  modernes,  nous  arrivons  à  la  pierre  litho- 
graphiqucy  calcaire  compacte  et  d'un  grain  très-fin,  susceptible 
d'un  poli  terne,  à  cassure  conchoïde  et  d'une  structure  un  peu 
schistoïde,  qui  tire  son  nom  de  l'usage  qu'on  en  fait  pour  rem- 
placer la  gravure  sur  métaux.  Cet  art,  qui  a  été  nommé  lithogra- 
pkie,  a  pris  naissance  en  Bavière,  où  la  pierre  lithographique  a 
d'abord  été  trouvée,  à  Pappenheim,  sur  les  bords  du  Danube,  et 
qui  fournit  encore  les  pierres  les  plus  estimées;  mais  on  en  a 
trouvé  depuis  dans  bien  d'autres  lieux,  et  notamment  eu  France, 
à  Ghâteauroux  (Indre),  à  Belley  (Ain),  à  Dijon,  à  Périgueux,  etc. 
Cette  pierre  appartient  aux  dépôts  jurassiques. 

Calcaire  oolitique.  —  En  globules  agglutinés  par  un  ciment  cal- 
caire ou  marneux;  d'un  volume  variable,  depuis  celui  d'un  grain 
de  millet  jusqu'à  celui  d'un  pois;  mais  toujours  uniforme  dans 
une  localité  donnée.  L'intérieur  des  grains  est  compacte;  rare- 
ment on  y  distingue  une  ou  deux  couches  extérieures  con^ 
centriques. 

Ce  calcaire  constitue  des  bancs  considérables  au  pied  des 
montagnes  jurassiques.  On  s'accorde  à  penser  qu'il  a  été  formé, 
par  voie  de  dépôt,  dans  une  eau  constamment  agitée. 

Craie.  —  Substance  blanche,  mate,  opaque,  très- tendre  et  pour 
ainsi  dire  pulvérulente.  Elle  constitue  partout^  au-dessus  du  grès 
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vert,  les  dernières  assises  des  terrains  secondaires;  au-dessus  se 
trouve  l'argile  plastique  qui  commence  les  terrains  tertiaires. 
Elle  forme  des  collines  entières  peu  élevées  et  souvent  dégradées; 
elle  renferme  fréquemment  des  lits  d'argile,  de  sable,  de  grès,  e^ 
surtout  du  silex  pyromaque  qui  s'y  trouve  en  rognons  isolés,  mais 
disposés  avec  une  sorte  de  régularité,  suivant  des  lignes  parallèles 
superposées.  On  y  trouve  un  grand  nombre  de  coquilles  et  de  ma- 
drépores fossilles,  et  particulièrement  des  bélemnùes^  des  ananrky- 
teSy  des  spatangus,  etc.  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  singulier,  c'est  que 
la  craie  elle-même  paraît  èlreen  très-grande  partie  formée,  d'après 
les  observations  microscopiques  de  M.  Ehrenberg,  de  la  dépouille 
fossile  de  très-petits  êtres  organisés  appartenant  à  deux  familles 
distinctes,  \es polythalamtes  et  les  nautiliies.  Ces  petits  corps  orga- 
nisés ont  environ  1/^98''  de  ligne  de  longueur,  en  sorte  qu'il  peut 
yen  avoir  plus  de  I  million  dans  chaque  pouce  cube  de  craie,  et 
plus  de  10  millions  dans  un  morceau  du  poids  de  500  grammes.  La 
craie  constitue  des  terrains  d'une  immense  étendue,  dans  toutes 
les  parties  du  monde.  En  France  elle  entoure  de  tous  côtés  le  bassin 
parisien,  d'une  part  par  la  Normandie,  la  Touraineet  la  Sologne; 
de  l'autre  par  la  Picardie,  TArtois,  la  Belgique,  la  Champagne  et 
l'Auxerrois.  G*est  à  son  affleurement  à  la  surface  du  sol  qu'une 
partie  de  la  Champagne,  si  énergiquement  flétrie  d'un  nom  vul- 
gaire, doit  la  stérilité  dont  elle  est  frappée.  Enfoncée  sous  le  ter- 
rain de  Paris,  la  craie  s'y  relève  en  quelques  endroits  et  s'y  mon- 
tre presque  à  la  surface  du  sol,  comme  à  Meudou  et  à  Bougival, 
d'oii  Paris  tire  celle  qui  lui  est  nécessaire. 

Chaux  carbonatée  grossière^  pierre  à  bâtir  des  Parisiens j  calcaire 
à  écrithes,  —  Cette  variété  constitue,  dans  le  terrain  de  Paris  et  au- 
dessus  de  l'argile  plastique,  des  couches  puissantes  dont  l'origine 
marine  est  prouvée  par  un  grand  nombre  de  coquilles,  et  spéciale- 
ment par  des  écrithes  dont  quelques-unes  présentent  une  taille  gi- 
gantesque. Ce  calcaire  est  grossier,  jaunâtre,  facilement  attaqué 
par  les  instruments  tranchants,  nullement  susceptible  de  poli.  Il 
est  exploité  tout  autour  de  Paris;  mais  la  meilleure  pierre  vient 
de  Saint-Nom,  dans  le  parc  de  Versailles,  de  !a  Chaussée  près  de 
Saint-Germain,  de  Foissy,  de  Nanterre,  etc. 

Chaux  carbonatée  concrétionnée.  —  Celte  variété  de  calcaire  se 
forme  encore  de  nos  jours  en  couches  superposées,  dues  «lo  dépôt 
successif  du  carbonate  de  chaux  qui  se  trouve  dissous  dans  les 
eaux  terrestres  par  un  excès  d'acide  carbonique. 

Tantôt  cette  eau,  en  filtrant  à  travers  la  voûte  des  grottes  sou- 
terraines, y  forme  de  longues  colonnes  nommées  stalactites^  qui 
pendent  jusqu'à  terre,  comme  dans  la  grotte  d'Antiparos,  une  des 
îles  grecques  ;  ou  bien,  eu  tombant  sur  le  sol  ou  en  coulant  le 
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loDg  des  parois,  elle  forme  des  couches  mamelonnées  qui  portent 
le  nom  de  stalagmites.  La  matière  elle-même  qui  forme  ces  sta- 
lactites ou  stalagmites  est  dure,  susceptible  d'un  beau  poli,  à 
structure  cristalline,  et  formée  de  couches  alternativement  trans- 
parentes et  nébuleuses.  Elle  est  quelquefois  d'un  blanc  parfait; 
mais  le  plus  ordinairement  elle  présente  des  zones  plus  ou  moins 
colorées  en  jaune  roussâtre.  C'est  celle  qui  constitue  le  véritable 
albâtre  des  anciens,  lequel  est  bien  loin,  comme  on  le  voit,  de 
présenter  toujours  la  blancheur  qui  semble  attachée  à  son  nom. 
On  en  fait  des  vases  et  d'autres  objets  d'ornement  d'une  valeur 
assez  considérable. 

Lorsque  l'eau  chargée  de  particules  calcaires  coule  à  la  surface 
du  sol,  elle  forme  un  calcaire  grenu  ou  cristallin  plus  ou  moins 
impur  qui  porte  le  nom  de  travertin;  lels  sont  celui  produit  par 
l'Anio,  en  Italie,  qui  a  servi  à  la  construction  des  monuments  de 
Rome,  et  celui  qui  forme,  le  pont  de  Saint-Allyre  près  de  Cler- 
mont  (Puy-de-Dôme).  D'autres  fois,  enûn,  le  carbonate  de  chaux 
se  dépose  sur  des  objets  étrangers,  végétaux  ou  animaux,  qui  se 
trouvent  plongés  dans  le  courant  de  l'eau  incrustante,  et  constitue 
des  sortes  de  pseudomorphoses  que  Ton  produit  le  plus  souvent 
à  dessein,  comme  à  la  fontaine  de  Saint-Philippe  en  Toscane  et  à 
celle  de  Saint-Allyre. 

Chanx  carbonatée  maj^néalfère  OU  Dolomle. 

J'ai  dit  précédemment  que  la  chaux  carbonatée  avait  pour 
forme  primitive  un  rhomboèdre  de  iOS**  5',  et  qu'elle  pouvait  être 
mélangée  de  plusieurs  carbonates  isomorphes  avec  celui  de  chaux 
sans  perdre  sa  cristallisation  et  ses  principales  propriétés.  Il  ne 
faut  pas  prendre  cette  assertion  dans  un  sens  rigoureux,  car  l'an- 
gle dièdre  du  rhomboèdre  des  carbonates  de  magnésie,  de  m  inga- 
nèàe  et  de  fer,  étant  renfermé  entre  107°  25'  et  107**,  le  mélange 
d'un  ou  de  plusieurs  de  ces  carbonates  change  nécessairement 
l'angle  de  la  chaux  carbonatée,  et  il  est  évident  que  la  pesanteur 
spécilique,  la  dureté  et  la  résistance  aux  acides  doivent  éprouver 
des  variations  analogues.  Pour  ce  qui  regarJe  la  chaux  carbonatée 
fcrrifere  ou  manganésifèrey  je  me  bornerai  A  dire  que  la  première 
portait  autrefois  le  nom  de  spath  jaunissant^  et  la  seconde  celui  de 
ipath  bruni^santy  à  cause  de  l'action  de  l'air  sur  l'oxyde  du  carbo- 
nate de  fer  ou  de  manganèse;  njais  je  dois  m'irrôter  sur  la  chaux 
carbonatée  magnésifère  ou  dolomle^  qui  se  présente  souvent  avec 

une  composition  constante  (GaC  -j-  ÂlgC)  et  qui  offre  un  assez 
grand  intérêt  géologique. 
Cette  substance  cristallise  en   rhomboèdres  de  106**  15'  et 
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73*  45'.  Elle  présente  des  formes  beaucoup  moins  variées  que 
celles  de  la  chaux  carbonatée;  cependant,  oulre  le  rhomboèdre 
primitif  qui  se  montre  le  plus  souvent  (comme  à  Traverselle  en 
Piémont,  à  Pesey  en  Savoie,  à  Guanaxualo  au  Mexique),  on  trouve 
le  rhomboèdre  équiaxe,  Finverse,  deux  autres  rhomboèdres  plus 
aigus,  le  dodécaèdre  métastalique,  le  prisme  hexaèdre  surnionté 
des  faces  du  rhomboèdre,  et  quelques  autres  ;  et  il  est  à  remar- 
quer que  ces  formes  dérivent  du  rhomboèdre  de  106*  15',  ce  qui 
lui  donne  une  valeur  réelle  et  spéciGque,  tout  à  fait  indépendante 
du  rhomboèdre  de  la  chaux  carbonatée. 

La  dolomie  pèse  de  2,859  à  2,878  ;  elle  raie  la  chaux  carbonatée 
rhomboédrique  ;  mais  elle  est  un  peu  moins  dure  que  Taragonite. 
Elle  possède  (surtout  lorsqu'elle  se  présente  en  incrustations  cris- 
tallines et  arrondies  sur  d'autres  suljstances)  un  éclat  nacré  très- 
prononcé,  qui  lui  a  valu  le  nom  de  spath  pet^lé.  On  Ta  nommée  aussi 
chaux  carbonatée  lente,  parce  qu'elle  se  dissout  très-lenlement  et 
avec  une  effervescence  peu  sensible  dans  les  acides.  La  dissolution, 
après  avoir  été  précipitée  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  et  même 
par  un  sulfhydrale  alcalin,  pour  se  débarrasser  du  fer  et  du  man- 
ganèse, forme  encore  un  précité  blanc  par  la  potasse  caustique. 

La  dolomie  peut  se  présenter  en  grandes  masses  saccharoïdes 
analogues  par  leur  blancheur  et  leur  éclat  au  marbre  de  Carrare  ; 
mais,  bien  loin  d'en  avoir  la  solidité,  les  petits  cristaux  dont  elle 
est  composée  paraissent  comme  isolés  ou  mal  soudés,  et  se  désa- 
grègent très-facilement.  On  trouve  également  de  la  dolomie  com- 
pacte et  de  la  dolomie  terreuse. 

La  dolomie  forme  des  dépôts  considérables  dans  un  grand 
nombre  de  terrains.  On  la  trouve  d'abord  dans  des  terrains  très- 
rapprochés  des  primitifs,  comme  aux  environs  du  Saint-Golhard, 
où  elle  forme  des  couches  puissantes  intercalées  avec  des  mica- 
schistes ou  des  roches  serpenlineuses.  Il  en  existe  aussi  de  gran- 
des masses  dans  les  terrains  secondaires,  principalement  dans  le 
calcaire  pénéen  qu'elle  remplace  même  quelquefois  entièrement, 
comme  en  Angleterre  :  on  en  trouve  encore  dans  le  lias,  dans  le 
calcaire  jurassique,  et  même,  à  ce  qu'il  paraît,  au  milieu  de  la 
craie  du  terrain  de  Paris.  Dans  presque  toutes  ces  positions,  on 
a  remarqué  que  la  dolomie  se  trouvait  en  relation  avec  des  roches 
ignées,  telles  que  des  ophites,  des  amygdaloïdes  et  des  basaltes, 
d'où  Ton  a  inféré  qu'elle  était  le  résultat  de  la  transformation 
du  carbonate  de  chaux  des  terrains  de  sédiment  en  carbonate 
double  de  chaux  et  de  magnésie  ;  transformation  opérée,  lors  de 
l'expulsion  de  ces  roches  ignées,  par  voie  de  cémentation,  au 
moyen  d'un  effluve  de  particules  magnésiques  sorti  simultané- 
ment du  sein  de  la  terre. 
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Chaux  carbonatée  prismatique  OU  Araffonlte. 

Celle  subslance,  composée  essenliellement  d'acide  carbonique 
el  de  chaux,  dans  les  mômes  proportions  que  la  chaux  carbona- 
tée ordinaire,  nous  offre  cependant  des  propriétés  assez  diCTérenles. 
Elle  pèse  de  2,U28  à  2,947  ;  elle  est  presque  aussi  dure  que  la 
chaux  iluatée  ;  elle  présente  une  cassure  vitreuse  et  inégale  el 
elle  se  clive  très-difOcilement;  elle  possède  deux  axes  de  double 
réfraction  ;  chauffée  au  chalumeau^  elle  se  divise  en  petites  par- 
celles blanches  qui  se  dispersent  dans  Tair;  elle  a  pour  forme 
primitive  un  prisme  droit  rhomboïdal  de  116'  itf  et  63*  bff  ;  enfln 
ses  cristaux  apparents  ne  sont,  la  plupart  du  temps,  que  des 
groupes  d'autres  cristaux  accolés,  soudés  ou  maclés. 

Les  figures  203  à  205,  que  je  donne  ici,  présentent  les  formes 


Fifç.  Î03.  —  Aragonltc. 


Fi  g.  204.  —  Aragonitc. 


Fig.  205.  —  Aragonite. 


les  plus  fréquentes  de  Taragonite,  et  celles  209,  210  et  211,  qui 
offrent  la  coupe  horizontale  de  prismes  à  six  pans,  montrent 
comment  le  prisme  rhomboïdal  primitif  peut  être  disposé  dans 
leur  intérieur,  de  manière  à  les  former.  La  figure  211,  en  parti- 
culier, fait  voir  que  très-souvent  les  prismes  n'ont  qu'une  appa- 
rence hexaèdre,  puisque  plusieurs  de  leurs  faces  présentent  des 
angles  rentrants.  Ajoutons  que  les  cristaux  composés  de  l'arago- 
nite  sont  loin  de  présenter  toujours  une  pareille  symétrie  dans*^ 
leur  structure,  et  qu'ils  sont  trèss-ouvent  formés  par  un  nombre 
considérable  de  cristaux  accolés  sans  ordre,  et  qui  ne  paraissent 
assujettis  à  aucune  autre  loi  qu'à  celle  de  former,  par  leur  en- 
semble, des  prismes  à  six  faces  dont  les  angles  soient  de  il6 
degrés,  comme  ceux  du  prisme  primitif. 

L'aragonite  se  présente  très-souvenf  en  masses  fibreuses,  droites 
ou  rayonnées,  qui  se  distinguent  de  celles  qui  peuvent  apparte- 
nir à  la  chaux  carbonatée  rhomboédrique,  par  leur  plus  grande 
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durelé  jointe  à  une  plus  faible  ténaeilé,  par  les  pointes  de  cris- 
taux qui  terminent  les  fibres,  et  par  la  propriété  de  devenir  opa- 
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i 

-, 

Fig.  20?.  —  Aragonilo. 


Fig.  20C.  —  Aragoiiite.      Fig.  207.  —  Aragonile. 


V/z6'     eiJ^^     ,i£: 
Fig.  2U9.  —  Ara^oiiite. 


ques  et  de  d(^crépiter  au  feu.  Ces  masses  fibreuses  peuvent  être 

blanches,  grises,  bleuâtres,  d'un  vert  tendre,  ronges  ou  violettes. 

Aragonile  corallotde.  —  Cetle  belle  variété  porte  aussi  le  nom 


Fig.  210.—  Aragonite. 


Fig.  211.  —  Aragonite. 


de  flos  ferri,  parce  qu'on  la  trouve  ordinairement  dans  les  mines 
d'oxyde  de  fer.  Elle  se  présente  sous  la  forme  de  rameaux  cylin- 
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driques  droits  ou  contournés,  croisés  en  tous  sens,  et  cotnme 
accompagnés  de  feuilles,  de  sorle  qu'elle  ressemble  plutôt  à  des 
rameaux  d'arbrisseaux  entrelacés  qu*à  des  branches  de  corail. 

Elle  est  d'un  blanc  parfait  et  composée  à  l'intérieur  d'aiguilles 
Irès-ûnes  qui  sont  inclinées  sur  Taxe. 

L'aragonite  se  trouve  dans  divers  dépôts  métallifères,  et  le  plus 
souvent  dans  ceux  de  fer,  soit  en  cristaux,  soit  sous  forme  coral* 
loïde,  comme  à  Framont  (Vosges),  à  Vizille  (Isère),  à  Baigorry, 
aux  Pyrénées,  en  Saxe,  en  Bohême,  etc.  ;  ou  bien  dans  les  fis- 
sures des  roches  serpenlineuses,  comme  au  mont  Rose  et  à  Bal- 
dissero  en  Piémont.  Elle  est  disséminée  dans  les  argiles  qui  ac- 
compagnent les  gypses,  comme  à  Molinaen  Aragon,  à  Bastène 
près  de  Dax,  où  sont  particulièrement  les  groupes  en  prismes 
hexagones.  Enfin  elle  est  très-souvent  associée  aux  terrains  de 
trapp  et  de  basalte,  ou  disséminée  dans  les  tufs  qui  en  dépen- 
dent, comme  à  Yertaison  (Puy-de-Dôme),  à  Velay  dans  le  Viva- 
rais,  à  Gziczow  en  Bohême,  d'où  viennent  les  cristaux  les  plus 
réguliers. 

Les  chimistes  se  sont  beau  coup  occupés  de  rechercher  la  cause 
de  la  cristallisation  particulière  de  l'aragonite.  D'abord  Fourcroy 
et  Vauquelin  n'y  ont  trouvé  que  de  l'acide  carbonique  et  de  la 
chaux,  et  en  ont  donné  des  quantités  un  peu  fautives.  Ensuite 
Biot  etThénard  y  ont  trouvé  une  petite  quantité  d'eau,  indépen- 
damment de  ce  qu'ils  ont  rectifié  les  doses  d'acide  et  de  base. 
Leur  analyse  a  donné  : 

Chaux 06,327 

Acide  curbonique  . .       43,045 
Eau 0,028 


100,000 

Enfin,  en  1813;  M.  Stromeyer  ayant  découvert  dans  un  assez 
grand  nombre  d'échantillons  une  certaine  quantité  de  carbonate 
de  strontiane,  on  crut  pouvoir  attribuer  à  ce  corps  la  cause  de  la 
cristallisation  particulière  de  l'aragonite;  mais,  indépendamment 
de  ce  que  la  quantité  du  carbonate  de  strontiane  ne  dépasse  pas 
4,5  pour  400,  et  de  ce  qu'elle  est  souvent  égale  à  2,  à  1,  ou  môme 
à 0,50  pour  100,  des  chimistes  très-habiles,  tels  que  Laugier  et 
Bucholz,  ont  trouvé  des  aragonites  tout  à  fait  exemptes  de  stron- 
tiane, et  l'aragonite  cotalloïde,  entre  autres,  n'en  contient  pas  ; 
il  est  donc  certain  que  ce  n'est  pas  à  la  présence  du  carbonate 
de  strontiane  que  l'aragonite  doit  ses  propriétés  particulières. 
Je  ne  crois  pas  non  plus  que  l'eau,  qui  existe  toujours  dans  l'a- 
ragonite, mais  en  très-petite  quantité,  puisqu'elle  varie  de  1  mil- 
lième 4/2  à  6  millièmes,  doive  être  considérée  comme  la  cause 
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immédiate  de  sa  forme  particulière  ;  mais  elle  a  mis  sur  la  voie 
pour  en  trouver  la  véritable  cause.  En  effet,  M.  Gustave  Rose, 
ayant  remarqué  qu'une  partie  des  concrélions  formées  par  les 
eaux  de  Carlsbad  était  à  l'élat  d'aragonite,  a  examiné  les  circon- 
stances qui  concourent  à  cetle  formation,  et  il  a  été  amené  à 
conclure  que,  lorsque  les  eaux  acidulés  qui  tiennent  en  dissolu- 
tion du  carbonate  de  chaux  sont  maintenues  à  une  température 
élevée,  le  dépôt  qu'elles  produisent  est  de  Taragonite;  tandis 
que,  lorsqu'elles  arrivent  plus  ou  moins  refroidies  à  la  surface 
du  sol,  avant  d'avoir  perdu  leur  acide  carbonique,  les  incrusta- 
tions qu'elles  produisent  sont  à  l'état  de  simple  chaux  carbona- 
tée.  Cette  observation  concordant  tout  à  fait  avec  le  gisement 
habituel  des  aragonites  au  milieu  de  terrains  qui  ont  évidemment 
subi  rinfluence  de  la  chaleur  d'anciens  volcans,  tandis  que  tout 
le  calcaire  concrétionné  qui  se  forme  dans  les  eaux  parvenues  à 
la  surface  du  sol  esta  l'état  rhomboédrique,  il  faut  en  conclure 
que  M.  G.  Rose  a  trouvé  les  véritables  circonstances  qui  déter- 
minent la  formation  de  l'aragonite. 

Chaux  flao-phmiphatée. 

Celte  substance  a  pour  forme  primite  un  prisme  hexaèdre 
régulier  dont  la  hauteur  est  au  côté  de  la  base  environ  comme 
7  :  10.  Les  cristaux  les  plus  habituels  sont:  le  prisme  hexaèdre 
{pg,  212),  le  même  prisme  modiûé  par  un  rang  de  facettes  sur 


Fig.  212.  —  Chaux  Uuo-phosphatée. 


^ 


<è 


bk 


Fig.  213.  —  Chaux  fluo-phoBphatée. 


les  bases  {fig,  2i3),  le  prisme  pyramide  (^^.  214),  le  péridodé- 
caèdre  {fig,  215),  le  didodécaèdre  {fig,  216),  et  quelques  autres 
plus  compliqués,  dans  lesquels  domine  toujours  cependant  la 
forme  primitive.  Sa  densité  variede  3,466à3285.  Elle  raie  le 
calcium  fluorure  et  môme  très-légèrement  le  verre  ;  elle  est  rayée 
parle  feldspath.  Sa  réfraction  est  simple,  d'après  Haûy;  elle  est 
infusible  au  chalumeau;  l'acide  nitrique  la  dissout  lentement  et 
sans  effervescence.  On  reconnaît  facilement  dans  la  liqueur  la 
présence  de  la  chaux  par  le  moyen  de  l'oxalale  d'ammoniaque 
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et  celle  de  l'acide  phosphorique  par  une  addilioa  de  sulfale  de 
magnésie  et  d'une  petite  quantité  d'ammoniaque. 

Du' reste  la  cristallisation,  ou  quelque  circonstance  inconnue, 
influe  assez  sur  une  des  propriétés  de  la  chaux  fluo-phosphatée 
pour  qu'on  ait  pensé  pendant  quelque  temps  à  en  faire  deux  es- 


Pîg.  214.  —  Cbaux  fluo- 
phosphatée. 


Fig.  ÎI5.  —  Chaux  flao- 
phosphatée. 


Fig.  216.  —  Chaux  fluo" 
phosphatee. 


pèces.  Les  cristaux  cristallisés  en  prisme  hexaèdre  régulier,  ou, 
tout  au  moins,  terminés  par  un  plan  perpcmliculaire  à  Taxe  (ils 
ont  porté  les  noms  d'apatice,  d'agusdte  et  de  béril  de  Saxe),  sont 
très-phosphorescents  lorsqu'on  les  projette,  étant  réduits  en 
poudre  sur  un  charbon  ardent.  Les  cristaux  terminés  par  deux 
pyramides  hexaèdres  ne  jouissent  pas  de  cette  propriété. 

Ces  derniers  cristaux  ont  porté  le  nom  de  spargeUtein  ou  de 
pierre  d'asperge,  à  cause  de  leur  couleur  verdâtre,  et  plus  ancien- 
nement aussi  celui  de  chrysoltthe.  On  a  essayé  de  les  employer 
dans  la  joaillerie;  mais  leur  peu  d'éclat  et  de  durelé  leur  6te 
presque  toute  valeur. 

La  chaux  fluo-phosphatée  cristallisée  appartient  aux  terrains 
primitifs.  On  la  trouve  en  petits  ûlons  dans  le  granit;  elle  accom- 
pagne les  mines  d'étain  dans  le  Cornouailles,  la  Bohème  et  la 
Saxe;  elle  forme  des  rognons  dans  le  schiste  talqueux  du  Zillcr- 
thal;  elle  existe  dans  les  filons  de  fer  oxydulé  d'Arendal  en  Nor- 
wége.  Dans  beaucoup  d'autres  lieux,  comme  au  lac  de  Laach  sur 
les  bords  du  Rhin,  à  Albano  près  de  Rome,  au  cap  de  Gale  en 
Espagne,  elle  est  disséminée  dans  des  roches  volcaniques. 

Chaux  fluo-phosphatée  compacte.  —  Celle  variété  forme  dans  les 
environs  de  Truxillo,  en  Espagne,  des  collines  entières  où  elle 
se  trouve  disposée  par  couches  entremêlées  de  quartz.'^  Elle  est 
blanche,  opaque,  mêlée  de  zones  jaunâtres,  à  cassure  unie  ou 
conchoïde.  Elle  est  tellement  phosphorescente  sur  les  charbons 
ardents,  qu'on  lui  a  donné  le  nom  de  phosphorite.  Elle  est  em- 
ployée comme  pierre  à  bâtir. 
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Les  premières  analyses  qui  ont  été  faites  pir  Klaproth  et  Yao- 
quelJQ^  de  1  apatite  cristallisée  et  da  spargelstein,  n'y  avaient  in- 
diqué que  de  l'acide  phosphorique  et  de  la  chaux;  mais  la  variété 
compacte  de  TEstramadure  avait  offert  à  Pelletier  et  Donadei  des 
acides  fluorique  et  mnriatiqae  et  Klaproth  en  avait  également 
retiré  d'un  variété  pulvérulente  dite  pierre  de  Marmarosch.  Beau- 
coup plus  récemment,  M.Gustave  Rose  a  montré  que  lescristaux 
avaient  la  même  composition,  et  ce  qui  est  très-remarquable, 
c'est  que  cette  composition  répond  complètement  à  celle  duphmb 

•    ••■ 
chloro-phosphaté  que  nous  avons  vu  être  égale  à  SPb'P-f-PbCl, 

sauf  la  substitution  du  calcium  au  plomb  et  du  fluor  à  une  par- 
tie du  chlore. 
Composition  de  Snarum  en  l'apalite  de  Scanie  : 

Muléc. 

Chaux 40,65        9 

Acide  phosphorique....  41,48        3 

Calcium 3,95        \ 

Chlore 2,71 

Fluor 2,21 


1  = 


tCa'P 

91,18 

CaCl 
CaF 

4,23 
4,59 

100,00 

3 

100,00 
de  Tapatite  du  cap  de  Gâte  : 

Phosphate  de  chaux  tribasique 02 

Fluorure  de  calcium. 7 

Chlorure  de  calcium 1 

"ÏÔÔ 
Formule  :  3Ca»P  +  Ca(F,  H). 

Chaax  hydrophoiphatée. 

Les  traités  font  mention  d'un  phosphate  de  chaux  terreux,  ou 
en  petits  rognons  grisâtres,  trouvé  à  Witsant  près  de  Calais,  et  au 
cap  de  la  Hève  près  du  Havre,  dans  la  craie  ou  dans  le  grès  vert. 
Ce  phosphate,  par  l'absence  complète  du  chlore  et  du  fluor  et 
par  la  présence  de  l'eau,  pourrait  former  un  eespèce  particulière, 
s'il  n'était  pas  d'ailleurs  mélangé  d'argile  et  de  carbonates  de 
chaux  et  de  magnésie.  Mais  j'ai  fait  l'analyse  d'un  minéral  com- 
posé seulement  de  phosphate  de  chaux  tribasique  uni  à  6  molé- 
cules d*eau,  qui  doit  former  une  espèce  distincte  pour  laquelle 
j'ai  proposé  le  nom  de  pelletiérùe,  parce  qu'elle  faisait  partie 
d'une  collection  de  roches  formée  par  Pelletier,  et  que  j'ai  ac- 
quise à  sa  mort.  Ce  minéral  est  très-remarquable  par  sa  forme 
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qui  le  fait  ressembler  tout  à  fail  à  un  gros  bézoard  animal  ;  mais  il 
s*eQ  dislingue  par  la  régularité  de  ses  couches,  par  son  odeur  ar- 
gileuse et  par  la  nature  de  matière  organique  qui  n'est  pas 
azotée  (1). 

Ce  bézoard  minéral  est  d'une  forme  sphérique  un  peu  aplatie  ; 
son  plus  grand  diamèlre  est  de  71  millimètres  et  son  plus  petit 
en  a  62.  Son  poids  est  de  362  grammes. 

Étant  scié  par  le  milieu,  il  offre  pour  noyau  un  gravier  presque 
imperceptible,  et  tout  autour  dix  couches  concentriques  très- 
régulières  et  à  structure  rayonnée,  dont  la  couleur  varie  du  blanc 
grisâtre  au  gris  verdàtre.  Plusieurs  de  ces  couches  se  séparent 
complètement  les  unes  des  autres.  La  matière  m'a  donné  à  l'a- 
nalyse : 

Phosphate  de  chaux  (ribasique..      72,92  74,75 

Eau 24,62  25,25 

Matière  organique  végétale 2,46 

100,00  400,00 

Formule  :  Ca»P  -+-  6H. 

Je  ne  puis  m'expliquer  la  formation  de  ce  minéral  qu'en  sup- 
posant qu'il  a  pris  naissance,  à  la  manière  des  pisolithes,  au  mi- 
lieu d'une  eau  continuellement  agitée,  contenant  des  végétaux 
vivants  ou  en  décomposition. 

Chaux  ariéniaiée. 

1.  Il  en  existe  plusieurs  espèces  encore  mal  déûnies.  La  plus 
connue  et  la  mieux  déterminée  est  celle  de  Witlichen  en  Souabe, 
qui  a  été  analysée  par  Klaproth  sous  le  nom  de  pharmacoUie^  et 
qu'on  a  trouvée  également  au  Harlz,  à  Neustadt  en  Saxe  et  à 
Joachimsthal  en  Bohème.  Elle  est  sous  forme  de  houppes  aiguil- 
lées, soyeuses  et  d'un  blanc  de  lait,  lorsqu'elle  est  pure;  mais 
elle  est  souvent  colorée  en  rose  par  de  Tarséniate  de  cobalt.  Elle 
donne  de  l'eau  à  la  calcination,  se  fond  difficilement  en  un  émail 
blanc  au  chalumeau.  Elle  se  dissout  sans  effervescence  dans  l'a- 
cide chlorhydrique  et  donne  lieu  aux  réactions  connues  de  la 
chaux  et  de  l'acide  arsénique.  Elle  est  formée  de  : 

Acide  arsénique. . . .     50,54 

Chaux 25 

Eau 2i,46 

Formule  :  Ca^Â's  -f-  6H. 
(I)  Bevuè  scientifique,  t.  XIV,  p.  29. 


Rapports  moléculaires. 

X     0,0957 

«=     35,16        1 

X     2,8571 

-»    71,42      2 

X     8,8889 

—  217,42       6 

Digitized  by  LjOOQ IC 


422  FAMILLE  DU   CALCIUM. 

2.  On  a  donné  le  nom  de  haidingériie  à  une  cbaux  arséniatée  de 
]a  même  formule  que  la  précédente,  mais  contenant  seulement 
44,32  d'eau,  ou  3  molécules.  On  l'a  trouvée  cristallisée  en  dodé- 
caèdres à  triangles  scalènes,  d'après  Beudant,  ou  en  octaèdres  tron- 
qués dérivant  d'un  prisme  rhomboïdal  droit,  d'après  Dufrénoy. 

3.  On  a  trouvé  à  Langbanshytta,  en  Suède,  une  substance  jau- 
nâtre, fragile  et  d'un  aspect  cireux,  qui  a  reçu  le  nom  de  berzé- 
iùe,  et  qui  est  un  arséniatc  de  chaux  et  de  magnésie  tribasique  et 
presque  anhydre.  Il  est  composé  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  arsénique 56,46  39,28                   I 

Chaux 20,96  57,88 1 

Magnésie io,6l  60,42    127,65      3 

Oxure  manganeux ....  4,26  9,35  ) 

Eau 2,71  i4,09                   0,33 

Formule  :  (Ca,  Mg,  kufAs  -f-  t/3H. 

4.  Enfin  on  a  trouvé,  à  Andreasberg  et  à  Riechelsdorff,  un  ar- 
séniale  de  chaux  qui  se  présente  en  houppes  soyeuses  blanches, 
comme  le  premier,  mais  qui,  en  raison  de  sa  composition  un 
peu  différente,  a  reçu  les  noms  particuliers  de  picropharmacolùe 
et  û'arsém'ie. 

PicropharmacoHte         Arsénicite 
de  RiechelstJorff,      d'Andreasberg, 
par  Slromeyer.  par  John. 

Acide  arsénique 46,97  45,68  2 

Chaux 24,65  27,28  5 

Magnésie 3,22  »  » 

Oxure  cobalteux l  »  » 

Eau.... 2:),98  23,86  14 

Formule  :  Ca»As« -f  1 4H. 

Chaux  antimoiiiée  ou  Romélne. 

Substance  d'un  jaune-hyacinlhe,  cristallisée  en  très-petits  oc- 
taèdres à  base  carrée,  trouvée  par  M.  Bertrand  de  Lom  dans  la 
mine  de  manganèse  de  Saint-Marcel  enPiémont.Sa densité  est4,7. 

En  1853^  M .  Damour  a  donné,  pour  sa  composition  : 

Oxygène.       Bapport. 

Acide  antimonique 0,4079  »          0,0965          5 

Oxyde  d'antimoine 0,3682  »          0,0377          3 

Oxyde  ferreux 0,0i70  0,0139  i 

Oxyde  manganeux 0,0121  0,0027  }  0,0523          3 

Chaux 0,1629  0,0457) 

Silice  Boluble 0,0096 

Matières  siliceuses  mélangées. .  •  0,0190 

0,9967 
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d'où  il  a  conclu  la  formule  :  SllOSb^O^SbsO^  ;  c'est-à-dire  de  la 
chaux  combinée  avec  un  acide  intermédiaire  d'antimoine  :  (Sb^O^, 
Sb^O»), 

D'autres  minéralogistes,  entre  autres  MM.  Breithaupt  et  Dufré- 
noy,  la  considèrent  comme  un  antimonite  de  chaux  de  la  formule 
CaO,Sb*03. 

X^haax  tungmimtée. 

SchéeUte  ou  schéelin  calcaire.  —  Substance  blanche  ou  jaunâtre, 
vitreuse  avec  un  éclat  diamanlin  très-vif.Elle  cristallise  dans  le  sys- 
tème du  prisme  droit  à  base  carrée;  mais  ses  cristaux  sont  tou- 
jours des  octaèdres  aigus  ou  obtus,  simples,  ou  modifiés.  Elle 
pèse6,076;  elle  raie  le  fluorure  de  calcium  et  est  rayée  par  lachaux 
phosphatée;  elle  fond  lentement  au  chalumeau  en  un  verre  trans- 
parent; elle  se  dissout  lentement  dans  l'acide  nitrique  en  formant 
an  dépôt  jaune  d'acide  tungstique. 

La  grande  densité  de  cette  substance,  comparées  à  celle  de 
beaucoup  d'autres  matières  lithoïJes,  lui  avait  fait  donner  le  nom 
de  tungstein  ou  de  pierre  pesante^  et  on  la  prenait  pour  une  mine 
iétain  blanche,  lorsque  Schéele  découvrit  qu'elle  était  formée  de 
chaux  et  d'un  acide  particulier  qui  fut  bientôt  nommé  acide 
tungstique.  Mais  ce  n'est  que  quelques  années  plus  tard  que  les 
frères  d'Elhuyar,  chimistes  espagnols,  réduisirent  l'acide  tungsti- 
que à  l'état  métallique  et  le  métal  reçut  le  nom  de  tungstène, 
comme  la  pierre  d'où  Schéele  avait  retiré  l'acide. 

Analyse  par  Berzélius  : 

Oxygène. 

Acide  tungstique 80,8i7  i6,27  3 

Chaux 19,400  5,45  i 

Formule  :  Ca Ig ou  CaW. 

On  trouve  le  tungstate  de  chaux  dans  les  terrains  primitifs  les 
plus  anciens,  et  principalement  dans  les  mines  d'étain,  où  il  ac- 
compagne le  wolfram  (lunsgtate  de  fer  et  de  manganèse). 

Chaux  iltAiiAiée  on  Pérownklte. 

Minéral  en  cristaux  ayant  pour  forme  primitive,  d'après 
M.  Descloiseaux,  un  prisme  rectangulaire  très-rapproché  du  cube. 
11  est  d'un  noir  de  fer  à  éclat  métallique  assez  vif.  Sa  densité 

est  4,02.  Sa  formule  est  GaTi.  Il  a  été  trouvé  d'abord  dans  un  cal- 
caire lamellaire  du  Kaisersthul,  puis  à  Zermatt,  près  du  mont 
Rose,  et  en  Sibérie. 
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Chanz  nlolbatée  ou  Pyrocklore. 

Minéral  d'un  brun  rougeâire,  en  octaèdres  réguliers  ou  en 
grains  arrondis.  Sa  densité  est  4,21.  Il  existe  en  Norwége  et  en 
Sibérie,  dans  la  syénite.  Il  devient  jaune  verdâlre  quand  on  le 
calcine,  en  conservant  un  éclat  vitreux  ou  résineux.  Quant  à  sa 

composition  elle  répond  à  la  formule  HNd,  dans  laquelle  R  est 
représenté  par  de  la  chaux  avec  un  certain  nombre  d'autres  bases 
à  un  atome  d*oxygène.  L'acide  niobique  est  aussi  associé  à  un  peu 
d'acide  titanique,  stannique  ou  tungstique. 

Chaux  tltano-sillcaiée  ou  Spkène. 

Différentes  variétés,  qui  ont  été  considérées  comme  des  espèces 
distinctes,  avaient  reçu  les  noms  de  spinthère,  pictite,  séméliney 
spinelline,  greenovite^  etc.;  leur  réunion  en  une  seule  espèce  en 
rend  les  caractères  plus  difficiles  à  établir. 

La  chaux  titano-silicalée  constitue  une  substance  vitreuse,  fra- 
gile, rayant  la  chaux  phosphatée  et  rayée  par  le  feldspath;  elle 
pèse  de  3,47  à  3,60;  elle  est  généralement  d'un  gris  verdâtre, 
d'un  gris  rougeâlre  ou  d'une  couleur  hyacinthe;  mais  il  y  en  a 
d'un  brun  foncé  et  d'un  vert-olive  foncé  (cristaux  d'Arendal),  et 
de  roses,  comme  la  greenovile.  Les  variétés  de  couleur  claire  sont 
transparentes  avec  un  éclat  adamantin  ;  les  brunes  sont  opaques. 

La  chaux  titano-silicatée  présente  des  cristaux  très-variés  qui 
dérivent  d'un  prisme  oblique  rhomboïdal.  Elle  est  très-répandue 
dans  les  roches  granitiques,  et  principalement  dans  les  syéuites, 
telles  que  celle  de  Corse  qui  forme  les  marches  de  la  colonne  de 
Napoléon  à  Paris,  et  celle  dont  est  formé  l'obélisque  de  Louqsor. 
La  greenovite  a  été  trouvée  dans  la  mine  de  manganèse  de  Saint- 
Marcel  en  Piémont.  Voici  l'analyse  de  plusieurs  de  ces  va- 
riétés : 

I.  11.  m.         lY.  V. 

Acide  Ulanique 41,58  40,92        42,56        38,57        42 

—  silicique 32,29  31,20        30,63        32,26        30,4 

Chaux 26,61  22,25        25  27,65        24,3 

Oxure  ferreux 1,07  5,62  3,93  0,76  » 

—  manganeux »  »  »  0,76  3,8 

1.  Sphène  de  Zillerthal,  par  H.  Rose. 
IL      —      brun  d'Arendal,  par  Rosales. 
IIL     —        —    de  Passae,  par  Brooke. 

IV.  Greenovite,  parMarignac. 

V.  —  par  Delesse. 

Ces  analyses,  mais  surtout  la  première  et  la  troisième,  donnent 
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sensiblement  Ti^,  Si',  Ga',  que  les  minéralogistes  disposent  au- 
jourd'hui de  celte  manière  :  Ca'Si+Ti^Si  ;  mais  comme  il  n'est 
pas  vraisemblable  que  l'acide  litanique  serve  de  base  à  l'acide  si- 

licique,  jepréfère la  formule  de  M.  Rose,  CaSi^+Ca^Ti». 

ChAUX  boro-sIllc»iée. 

On  en  connaît  deux  espèces  :  l'une,  nommée  datholite^  se  pré- 
sente en  cristaui  transparents  ou  d'un  blanc  laiteux  qui  dérivent 
d'un  prisme  droit  rhomboïdal  de  103*  23' et  76*  35';  elle  pèse 
2,98,  raie  la  chaux  phosphatée,  donne  de  l'eau  à  la  calcination, 
et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  transparent.  Sa  composition 

est  égale  à  3CaB-|-Ca3Si*+3H.  L'autre  espèce,  nommée  bo- 
tryolitey  est  sous  forme  de  concrétions  globulaires  d'un  blanc  ver- 
dâtre,  rayonnées  à  l'intérieur,  souvent  adhérentes  les  unes  aux 
autres  comme  les  grains  d'une  grappe  ;  elle  ne  diffère  de  la  pré- 
cédente que  parce  qu'elle  contient  6  molécules  d'eau  au  lieu  de  3. 
Ces  deux  minéraux  ont  été  trouvés  près  d'Arcndal  en  Norwége, 
associés  à  de  la  chaux  carbonatée  laminaire  et  à  une  roche  de  talc 
verdàtre.  La  datholite  a  été  observée  depuis  à  Andreasberg,  dans 
le  Tyrol,  en  Ecosse  et  aux  États-Unis. 

ChAUX  ■IlleAtée. 

Il  existe  probablement  un  certain  nombre  de  silicates  de  chaux 
simples,  c'est-à-dire  presque  uniquement  composés  de  silice  et 
de  chaux.  Le  plus  connu  a  reçu  le  nom  de  spath  en  tables  et  de 
tvoUastonite.  11  cristallise  en  tables  chargées  de  facettes,  qui  dé- 
rivent d'nn  prisme  rhomboïdal  oblique  de  95°  38',  et  dont  la  base 
est  inclinée  sur  les  faces  de  404**  48'.  La  wollastonile  est  d'un 
blanc  nacré,  elle  pèse  2,805  à  2,86  ;  elle  est  rayée  par  la  chaux 
phosphatée.  Elle  contient  environ  53  de  silice,  46  de  chaux  et 

\  de  magnésie.  Elle  a  pour  formule  Ga^Si^.  M.  Hisinger  en  a  dé- 
crit une  autre  espèce  sous  le  nom  de  edelforsite,  par  ce  qu'elle  a 
été  trouvée  à  Edelforss  en  Smoland.  Elle  est  d'un  blanc  gris,  fi- 
breuse, grenue  ou  compacte.  Elle  contient  d'après  l'analyse  de 
Beudant^  sur  un  échantillon  de  Gsiklova,  61,6  de  silice,  36,1  de 

chaux  et  2,3  de  magnésie.  Formule  :  GaSi. 

Nous  arrivons  maintenant  aux  silicates  de  chaux  composés,  qui 
sont  tellement  nombreux  et  d'une  si  faible  utilité  par  leurs  appli- 
cations, qu'à  l'exception  de  deux  ou  trois  espèces  sur  lesquelles  je 
reviendrai  en  particulier,  je  me  contenterai  de  donner  une  classi- 
fication méthodique  des  autres  et  d'en  indiquer  la  composition. 
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SUJCATES  CALCAIRES. 

I.  Anhydres  nos  alamlnens. 

Éléments  de  composition»   RSi. 

Édelforsite Ca  Si. 

Cuii*  de  montagne Ca  SÏ-f-  Mg»SÏ. 

H»  si». 

Wollaslonite Ca'Si*. 

Pyroxène  diopside Ca'Si*  -f  Mg*SÏ*. 

—  augile Ca'SÏ»  +  Fe»Si«. 

—  amianloïde (Ca,  Mgj'Si»  +  (Fe,  Mn)»Si«. 

—  vert  de  Pargas Ca  Si  +  (Mg,  Fe,  Mn)«SÏ. 

Bustaoïite Ca  Si  +  Mn»SÏ. 

R  SÏ-fRW. 

Trémolite , .     Ca  SÏ+  Mg»Si«. 

Aclinole Ca  81*+  (Mg,  Fe)»Si». 

AnlhophjIlUe  de  Kongsberg Fe  Si  +  Mg»Si*. 

Babinglonile 3Ca  Si"  -f  Fe»SÏ*. 

II.  Anhydres  et  alnmlnenz. 

ÏÏ  Si  +  R  si. 

Scolexerose Âj'  sï  +  Ca  si'. 

Isopyre (Af,  Fe)  *SÏ+Ca  SÏ. 

Labradorile (Xf,  F^)  Si  +  (Ca,  Sd,  Mg)  SÏ. 

Glaukolite Al  Si  +  (Ca,  Mg,  Po)  Si. 

Couzéranile %x\  si  +  3(Ca,Mg,  Sd,Po)Si. 

ï>ipyre 3Ai  Si  +  2(Ca,  Sq)  SJ*. 

iïsï-hR»*S>. 

Axinite ^Sii-f(Ca,  Fe)»Si*. 

I^apliilite A[si  +  3(Ca,  Po)*Si«. 

Barsowite S^î  Si -f  Ca»*SÏ». 
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Ékébergite SAl  SÏ  +  2Ca»SÏ*. 

R  si  +  H>  si. 

Sarcolile A}  sl  +  (Ca,  Na)'Si. 

Xantite (aV,  Fe)  Si  +  (Ca,  Mn,  Mg)»  sV. 

Humboldlililhe Al  bi  +  2(Ca,  Mg)»si. 

Épidole  zoïsile.. * 2Ai  Si  +  Ca»Si. 

—  thallile 2X1*  SÏ+  (Ca,  Fe)»  SÏ. 

—  manganésiecne 3(Â1,  Mn)  Si  -j-  (Ca,  Fe,  Mn)*Si. 

Meïonlte  (par  Stromeyer) 2AI  Si  +  (Ca,  Po)»Si . 

Idocrase 2^1  Si  +  aCa'Si. 

Wernérile \ 

Paranlhioe 3a[  si  +  Ca'si. 

Meîooite  (Gmelin) j 

Anorthile aAl  Si  +  Ca»si. 

Indianile 4Ai  Si  -f  (Ca,  Sd)'Si .      ^ 

Lalrobite 3Al  SÏ  +  (Ca,  Po)»Si. 

Corn  osiitons  diverses. 

Horableade  de  Werner Al  Si*  +  2(Mg,  Ca)'SÏ*  ? 

Thulile 2Ai  SÏ»  +  Ca'Si*. 

Scapolile 2Ai  SÏ*  +  (Ca,  Mn)  *SÏ. 

Anlhophyllile  do  Norwége Afsi«  +  3(Fe,  Mn,  Mg,  Ca)  Si. 

Yésuvienne 2Al*si  +  3Ga«Si. 

Gehlénile Al^sï+  2(Ca,  Mg)»Si. 

III.  Silicates  non  aliuninenz  bydratés. 

Disclasite Ca»SÏ*  +  6/lî. 

CyanoUthe  (How) Ca*sïi'^  _j.  ^Aq. 

Centrallassile  (How) Ca*si»  +  SAy. 

ApophylUle 8Ca*Si'  +  Po 'sî*  +  i6Ag. 
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Danburyle 9Ca  Si  -f  Po  Si*  +  8A7. 

Oxavérite lOCa  SÏ-f  Po  Si«  +  ^^Aq. 

IT.  Silicates  alamlneas  hydratés. 

Scolézile Al  Si  +  Ca  Si  +  3Ag. 

Mésolile Al  Si*  +  (Ca,  Sd)  Si  +  3Ar7 . 

Levyne Al  SÏ  +  (Ca,  Sd)  SÏ+  5Ag. 

Phakolile  (Anderson) 2Al  Si  -f  3Ca  Si  +  9A^ . 

Antrimolite oXj  si  +  3(Ca,  Po)  SÏ-f  i^Aq. 

Mésole 6Ai  SÏ 4-  2(Ca,  Sd)'si»  -f  ioAq. 

Slellile AÏ  SÏ  -f  5 (Ca,  Mg,  Fe)«  SÏ»  -f  6A7. 

Edinglonite 4Ai  SÏ  +  Ca»SÎ*  -f  i2Aq. 

Prehnite Al  Si  +  Ca»SÏ -f  Ag . 

Gismondine  du  Vésuve 2AI  Si  -f-  Ca*Si  -}-  9Ag. 

Kirwanile Al  SÏ  -f-  3(Ca,  Fe)«si  -f  2Ay. 

Thomsonile 3Ai  Si  +  (Ca,  Sd)»sl  +  6Ag. 

lUnérile 3a1  Si  +  (Ca,  Sd,  Po)»si  +  eAq. 

Zéolîle  de  BorkhuU 2*U  SÏ  +  Ca  Si»  +  2Ag. 

Zéoîile  rouge  d*Edelfors8(Hi8inger).  Al  Si*  -)-  Ca  Si  +  3Ag. 

Chabasie Al  si*  +  (Ca,  Po)  si  +  6Ag. 

Hydrolilhe  (Vauquelin) 5^a[  Si*  +  3(Ca  Sd)  SÏ  +  %iAq. 

Chabasie  de  Naelsoê 4Al  Si*  +  (Ca,  Sd,  Po)*Si*  +  24Aq. 

Caporcianite 3AÎ  SÏ«  +  (Ca,  Po)«  SÏ*  -f-OAg. 

Laumonile  (Dufrénoy) 3Ai  SÏ*  -[-  Ca'Si*  + 1 2A^. 

Mésoline 3Ai^Si*+  (Ca,  Sd)*SÎ*+  i2Ag. 

Christianile  de  Marburg 3M  SÏ*  +(Ca,  Po)»Si«  -f-  ioAq. 

Hydrolilhe  (Rammelsberg) 3Ai  Si*  +  (Ca,  Sd)»si*  -f  I  SAq. 

Phakolile  (Rammelsberg) 3 Al  Si*  -f  (Ca,P8,  Sd)*SÏ  +  iîiAg. 

Laumonite  (Gmelin) 3Ai  si*  +  Ca'Si  +  i^Aq. 
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SUIbile Al  Si*  +  Ca  Si  +  6Ag . 

Zéolile  rouge  (Damour) Al  Si»  +  Ca  Si  +  4Ag. 

ÉpiïUIbile 

Heulandite  (Damour} 


AlSi»4-(Ca,  Na)Si+oAg. 


Heulandile  (Walmesledl) 4AI  Si»  +  3Ca  Si  +  18Ag. 

SUIbile  lamelleuse j     .. 

Brewslérile j  4A1  Si' +  3C«  Si  +  24A,. 

Sphœrostilbile 3Ai  Si»  -f-Ca»s{»4-  \SAq, 

Hyposrilbile 3Ai  SÏ»  +  Ca»'Si  +  iSAq. 

Heulandite  de  SUomofi a[  sV»  +  (Ca,  Na)  SÏ»  +  riAq. 

Faujasile " A[Si»  +  (Ca,  Na)  Si  +  9Aq, 

Beaumonite Al  si»  +  Ca  sV«  +  5A^. 

Pyroxène. 

Celte  espèce  comprend  un  grand  nombre  de  variélés  qui  ont 
été  décrites  sous  les  noms  de  diopside,  malacoiite,  sahlite,  baïka- 
lit€j  coccolite,  hédenbergùe,  augùe,  etc.  Ces  substances,  qui  se  pré- 
sentent avec  des  aspecls  très-divers  et  une  coukur  blanche,  verte 
ou  noire,  ont  été  réunis  par  Haiiy  en  une  seule  espèce,  parce 
qu'elles  ont  une  seule  et  môme  forme  primitive,  qui  est  un  prisme 
oblique  rhomboïdal  {fig.  216),  dont  les  deux  faces  M,  M,  sont  in- 


Fig.  217.  -  Pyroxène.  Fig-  **«•  -  Py-oJ^ènc. 

clinée  entre  elles  de  87*»  5'  et  dont  la  base  V  forme  avec  les  mô- 
mes faces  un  angle  de  100°  2d  .  L'analyse  chimique  a  longtemps 
paru  contraire  à  celte  réunion,  à  cause  de  la  diversité  des  bases 
combinées  à  la, silice;  mais  la  théorie  de  l'isomorphisme  est  ve- 
nue donner  raison  à  la  cristallographie,  en  montrant  que  la  com- 
position de  tous  les  pyroxènes  était  celle  d'un  silicate  de  pro- 
loxyde,  qui  peut  être  représenté  parR»si»  ou  ou  par  R''Si*-f  lî^Si*, 
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suivant  qu*on  suppose  toutes  les  basés  renfermées  dans  un  seul 
silicate  ou  réparties  dans  deux.  Dans  ce  dernier  cas,  la  base  du 
premier  silicate  est  toujours  la  chaux,  et  celle  du  second  est  de 
la  magnésie  ou  de  Toxure  ferreux,  ou  un  mélange  des  deux,  aux- 
quels se  joint  souvent  Toxure  manganeux. 

La  première   variété  de  pyroxène  porte  principalement  les 
noms  de  diopside  et  de  malacolite.  Elle  est  d'une  couleur  blanche 

ou  verdâtre  et  se  compose  de  Ca'Si*-|-Mg*Si^,  avec  substitu- 
tion à  la  magnésie  d'une  quantité  variable  de  protoxyde  de  fer. 


Fig.  Î19 Pyroxène.  Fig.  2i0.  —  Pyroxène. 

Elle  pèse  3,3, raie  difûcilement  leverreetest  rayée  par  le  quartz; 
elle  ne  donne  pas  d'eau  à  la  calcination  et  se  fond  au  chalumeau 
en  un  verre  incolore.  Elle  est  inattaquable  par  les  acides.  On   la 


Af: 


Fig.  2Î1 .  —  Pyroxène.  Fig.  222.  —  Pxroxène. 

trouve  disséminée  dans  les  micaschistes  ou  dans  les  schistes  ar- 
gileux qui  leur  sont  subordonnés  (vallées  d*Alaetde  Grassoney, 
en  Piémont);  dans  les  calcaires  bleus  lamellaires  des  Pyrénées; 
dans  les  diorites  ou  dans  les  dépôts  calcaires  subordonnés  (à 
Passa,  dans  le  Tyrol);  dans  les  dolomies  et  dans  les  roches  ser- 
pentineuses  subordonnées  au  gneiss,  etc. 

La  seconde  variété  de  pyroxène  porte  les  noms  d'augùe  ou  d'W- 
denbei*gUe,  EUe  est  verte  ou  noire  et  ne  pèse  que  3,1  à  3, 15,  ce  qui 
est  assez  singulier  en  raison  de  la  substitution  presque  complète 


Digitized  by  VjOOQ IC 


AMPHIBOLE. 


431 


de  protoxyde  de  fer  à  ia  magnésie;  elle  se  fond  au  chalumeau  en 
un  Terre  noirâtre.  Elle  esl  inattaquable  par  les  acides. 

L'augite  appartient  aux  terrains  volcaniques  anciens  et  mo- 
dernes. On  ia  trouve  en  abondance  dans  les  courants  de  lave  de 
l'Etna  et  du  Vésuve,  et  dans  les  scories  qui  les  accompagnent. 
Les  volcans  en  rejettent  quelquefois  avec  profusion  des  cristaux 
isolés  qui  retombent  sur  leurs  flancs,  et  dont  les  principales  formes 
se  trouvent  représentées  figures  219  à  222.  L'augite  fait  partie 
intégrante  des  basaltes  et  des  dolérites. 


Ampklbole. 

De  môme  que  pour  le  pyroxène,  les  minéralogistes  admettent  la 
réunion,  sous  le  nom  ^'amphibole,  de  trois  minéraux,  fort  diffé- 
rents en  apparence,  que  Werner  avait  décrits  sous  les  noms  de 
trémoUte^  d'actinole  et  de  hornblende.  Cette  réunion,  que  Haiiy  a, 
le  premier,  opérée  en  se  fondant  sur  les  caractères  cristallogra- 
phiques,  présente  cependant  cette  anomalie  que  la  hornblende, 
qui  est  l'espèce  la  plus  répandue  et  la  plus  importante  des  trois, 
possède  une  composition  qui  ne  s'accorde  pas  avec  celle  des  deux 
autres.  C'est  ce  qui  m'engage  à  les  décrire  séparément. 

La  trémolite  est  une  subLlance  blanche,  grise  ou  verdâlre,  an- 
hydre, fusible  au  chalumeau  en  un  verre  blanc,  translucide  ou 
opaque.  Elle  pèse  2,93;  elle  est  très* difficilement  attaquable  par 
les  acides;  cependant  la  dissolution  précipite  abondamment  par 
l'oxalate  d'ammoniaque  et  ensuite  par  la  potasse,  peu  ou  pas  par 
le  cyanure  ferroso-polassique. 

La  trémolite  se  trouve  cristallisée  ou  en  masses  fibreuses  (gram- 
matite).  Sa  forme  primitive  est  un  prisme  rhomboïdal  oblique 
{fig.  223),  dont  les  faces  M  et  M  font  en- 
tre elles  un  angle  de  124°  34',  dont  la 
hase  P  est  inclinée  sur  les  faces  de 
103**  13',  et  dont  la  hauteur  est  à  l'un 
des  côtés  de  la  base  comme  1  :  4.  Ses 
cristaux  les  plus  habituels  sont  des  pris- 


Fig.  22:.  Amphibole. 


Fig.  224.  Amphibole. 


mes  rhomboïdaux  obliques  {pg.  224),  terminés  par  un  biseau 
formé  sur  les  angles  E.  Les  masses  fibreuses  sont  à  fibres  droites. 
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conjointes  ou  rayonnées,  d'un  éclat  soyeux,  faciles  à  diviser  par 
la  pression  en  parcelles  dures  et  aciculaires  qui  s'implantent  dans 
les  doigts.  Celte  substance  ne  forme  pas  de  roche  :  elle  est  seu- 
lement disséminée  dans  les  calcaires  saccharoîdes  et  les  schistes 
de  transition.  Je  n'en  citerai  qu'une  seule  analyse,  faite  par  Bea- 
dant  sur  la  trémolite  de  Cziklova. 

Oxygène. 

Silice 59.5  31,49  9 

Magnésie 26,8  10,37  3 

Chaux 12,3  3,45  I 

Alumine 1,4  0,65  » 

Formute  :  Ca  Si  4-  Mg»si»  ou  {Mg,"Ca)*si». 

Asbestef  amiante,  lin  fossile,  carton  fossile,  —  On  a  donne  ces  dif- 
férents noms  à  un  minéral  fort  singulier  qui  se  présente  sous  la 
forme  de  flbres  douces,  soyeuses  et  flexibles  comme  du  coton, 
ou  en  masses  à  Obres  douces  et  comme  feutrées,  ressemblante 
du  carton  ou  à  de  l'agaric  blanc  du  mélèze.  Cette  substance  se 
distingue  du  talc,  avec  lequel  on  l'a  presque  confondue  autre- 
fois, parce  que  son  toucher,  quoique  très-doux,  ne  présente  rien 
d'onctueux.  Celle  qui  est  en  longs  filets  flexibles  et  qui  porte  plus 
spécialement  le  nom  à'amiante,  peut,  jusqu'à  un  certain  point, 
se  filer  et  se  tisser,  et  l'on  a  dit  que  les  anciens  en  fabriquaient 
des  toiles  incombustibles  dans  lesquelles  ils  enveloppaient  les 
cadavres  destinés  au  bûcher,  dont  ils  voulaient  recueillir  la 
cendre. 

Aujourd'hui  les  minéralogistes  sont  portés  à  ne  regarder  l'as- 
beste  que  comme  une  forme  particulière  d'un  autre  minéral,  mais 
ils  ne  s'accordent  pas  sur  l'espèce  à  laquelle  ils  le  rapportent. 
Cordier  est  le  premier,  je  crois,  qui  ait  assimilé  l'asbeste  à  l'am- 
phibole, et  maintenant  on  le  rapporte  plutôt  au  pyroxène. 

II  est  possible,  en  efi'et,  que  des  substances  fibreuses,  telles 
que  l'amiantoïde  de  Haiiy  et  la  substance  analysée  par  Berthier 
sous  le  nom  d'asbeste  du  Petit- Saint-Bernard,  soient  des  py- 
roxènes;  mais  le  véritable  asbeste  blanc  et  cotonneux  de  la  Ta- 
rantaise  est  plutôt  une  emphibole,  comme  on  peut  le  voir  par  l'a- 
nalyse suivante  de  M.  Bonsdorff  : 

Rapports  moléculaires. 

Silice 58,20  102,68  3 

Chaux 15,55  44,43) 

Magnésie 22,40  86,70  [   138,28    4 

Oxure  ferreux 3,22  7,15) 

Alumine  \ 0,14 

Eau 0,14 

Acide  Ouorique...  0,66 
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II  faut  remarquer  cependant  que  i'asbeste  se  rapproche  de 
l'amphibole  seulement  par  le  rapport  total  des  bases  à  la  silice 

qui  donne  la  formule  R*  Si^^  et  non  par  celui  de  1  à  3  qui  existe 
dans  l'amphibole,  entre  la  chaux  et  la  magnésie. 

Jade  oriental^  Jade  néphrétique  ou  néphrite.  —  Substance  com- 
pacte, verdâtrc,  translucide,  d'une  dureté  égale  à  celle  du  fel- 
dspath et  tellement  tenace  qu'on  a  peine  à  la  briser  sous  le  marteau. 
La  cassure  en  est  terne,  inégale  et  esquilleuse.  La  texture  elle- 
même  est  finement  squameuse  ou  grenue,  comparable  à  celle  de 
la  stéatite  ou  de  la  cire.  La  couleur  est  quelquefois  blanche;  mais 
elle  est  le  plus  ordinairement  d'un  vert  poireau  très-pâle,  passant, 
par  places,  au  vert  de  chrome.  La  pesanteur  spécifique  est  de 
3  environ.  Cette  substance  est  apportée  de  Tlnde  et  de  la  Chine 
sous  forme  de  cailloux  roulés  quelquefois  volumineux,  ou  en 
objets  d'art  travaillés,  pourvus  d'un  poli  et  d'un  éclat  imparfaits, 
et  qui  paraissent  doux  et  un  peu  gras  au  toucher.  Cette  pierre 
porte  en  Chine  le  nom  de  ju  et  elle  y  jouit  d'une  grande  célébrité. 
On  lui  attribuait  autrefois,  môme  en  Europe,  la  propriété  de  faire 
sortir  les  calculs  de  la  vessie,  étant  portée  en  amulette.  Elle  paraît 
avoir  des  caractères  assez  tranchés  et  constants,  les  deux  analyses 
suivantes  donnent  une  idée  de  sa  composition  : 

1. 

Silice 5i,68 

Chaux 16,06 

Magnésie 26,06 

Oxyde  de  fer 2,15 

Equ 2,75 

L  Jade  de  Turquie,  par  M.  Rammelsberg. 
"IL  Jade  blanc  laiteux  de  llnde,  moyenne  de  deux  analyses, 

par  M.  Damour.  Formule  :  Mg'Si^Ca  Si.  Celte  composition  étant 
exactement  celle  de  la  trémolite,  on  regarde  le  jade  oriental 
comme  une  simple  variété  de  trémolite.  Pendant  longtemps  on 
a  cru  que  l'alumine  était  un  des  éléments  essentiels  du  jade 
oriental,  mais  on  sait  aujourd'hui  qu'elle  n'y  entrait  que  par 
exception. 

On  nomme  jade  ascien,  un  jade  à  cassure  écailleuse,  suscep- 
tible d'un  beau  poli  et  d'un  vert  foncé  ou  d^un  vert  olivâtre, 
presque  transparent  dans  ses  fragments.  Son  poli  est  plus  par- 
fait et  plus  éclatant  et  son  toucher  est  plus  sec,  sans  être  ce- 
pendant entièrement  privé  d'onctuosité.  Je  possède  un  éclian- 
tillon  de  ce  jade,  façopné  en  un  fer  de  hache  de  8  centimètres 

GoiBovET,  Drogues,  7*  éJit.  T,  I.  —  28 


n. 

o8,29  Oxyg.  30,26 
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de  long  sur  4,3  centimètres  de  large,  et  j'en  ai  vu  un  autre  de 
même  forme,  qui  a  été  trouvé  dans  les  alluvions  de  la  Seine  par 
M.  Duval,  pharmacien  et  géologue  très-distingué.  On  sait,  en  ef- 
fet, que  les  peuples  demi-sauvages  de  toutes  les  parties  du  monde, 
les  premiers  habitants  de  la  Gaule  comme  ceux  de  rAmérique,  se 
sont  servis  des  pierres  les  plus  dures  de  leur  pays,  avant  qu'ib 
connussent  l'usage  du  fer,  pour  en  fabriquer  des  armes  et  des 
instruments  tranchants.  Sur  l'ancien  sol  parisien,  c'étaient  prin- 
cipalement le  silex  pyromaque  et  le  grès  de  Fontainebleau  qui 
servaient  à  cet  usage;  la  petite  hache  dé  jade  dont  je  viens  de 
parler  y  avait  peut-être  été  apportée  par  le  commerce.  En  Amé- 
rique, sur  les  bords  de  l'Amazone  et  dans  les  lies  de  la  mer  du 
Sud,  c'est  principalement  le  jade  qui  sert  à  faire  les  haches  et  les 
casse-tôte  des  indigènes. 

De  Saussure  avait  donné  le  nom  de  jade  à  un  feldspath  à 
base  de  soude,  compacte,  tenace,  d'un  gris  bleuâtre  ou  d'un 
vert  grisâtre,  qui  sert  de  base  à  la  roche  dialiagique  nom- 
mée vert  de  Corse.  La  cassure  en  est  esquilleuse  et  assez  sem- 
blable à  celle  du  jade  néphrétique;  la  pesanteur  spécifique  in- 
diquée est  de  3,34.  Le  caractère  qui  dislingue  le  mieux  cette 
substance  du  jade  néphrétique  réside  dans  l'éclat  vitreux  de  sa 
surface  polie  et  dans  son  toucher  sec  et  dépourvu  de  toute  onc- 
tuosité. 

Actinote  ou  amphibole  vert,  —  En  cristaux  bacillaires,  non  ter- 
minés, d'un  vert  clair,  transparents  et  à  structure  lamelleuse. 
Fusible  en  un  verre  peu  coloré  en  vert.  Pesanteur  spécifique, 
3,05.  L'analyse  montre  que  l'actinote  n'est  autre  chose  que  de  la 
trémolite  dans  laquelle  une  partie  de  la  magnésie  est  remplacée 

par  de  Toxyde  de  fer,  de  sorte  que  sa  formule  est  Ga  Si-|-(Mg, 

Fe)»Si«. 

Amphibole  alumineux  on  hornblende,  —  Cette  substance  est  pres- 
que toujours  cristallisée,  ou  pour  le  moins  en  masses  très-lamel- 
leuses  et  d'un  clivage  facile.  Sa  forme  primitive  est  un  prisme 
oblique  rhomboîdal  de  124**  34',  comme  celui  de  la  trémolite,  et 
ses  cristaux  les  plus  habituels  sont  des  prismes  à  six  faces  tels 
que  ceux  présentés  ligures  225  et  226.  Ces  cristaux  ressemblent 
d'autant  plus  à  un  prisme  hexaèdre  régulier,  et  en  particulière 
certaines  tourmalines,  qu'ils  sont  terminés  par  un  pointement  à 
trois  faces  composé  de  la  base  primitive  et  d'un  biseau  placé  sur 
les  arêtes  de  derrière.  Mais  on  reconnaît  très-facilement,  à  l'aide 
du  goniomètre,  que  le  prisme  est  seulement  symétrique  et  non 
régulier;  les  deux  angles  qui  restent  de  la  forme  primitive  étant 
de  12i**  34',  et  les  quatre  autres  mesurant  117*  32'.  Ces  cris- 
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laux  se  distinguent  en  outre  de  ceux  de  la  lourmaline  par  leur 
fusibililé  en  un  verre  notry  et  parce  qu'ils  ne  sont  pas  élec- 
tri'iues  par  la  chaleur.  Enfin  ils  sont  complètement  noirs  et 
opaques. 

La  composition  de  la  hornblende  présente  toujours,  comme 
éléments  principaux,  la  silice,  la  chaux,  la  magnésie  et  le  prot- 
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Fig.  S25.  —  Amphibole. 


Fig.  226.—  Amphibole. 


oxyde  de  fer;  mais  il  est  difficile  d'y  reconnaître  la  formule  de 
la  trémolite,  et  d'ailleurs  la  présence  de  l'alumine,  dont  la  quan- 
tité varie  de  4  à  26  centièmes,  ne  permet  d'en  conclure  aucun 
arrangement  certain.  On  s'est  beaucoup  occupé  d'expliquer  com- 
ment la  hornblende,  avec  une  composition  si  variable,  peut  offrir 
une  cristallisation  aussi  nette,  aussi  constante,  et  toute  sembla- 
ble à  celle  de  la  trémolite.  La  manière  la  plus  plausible  d'expli- 
quer ce  fait  consiste  à  supposer  que  la  hornblende  est  une  tré- 
molite qui  a  cristallisé  dans  un  milieu  très-chargé  de  parties 
alumineuses,  dont  l'élimination  n'a  pu  se  faire  complètement,  et 
l'on  sait  que  les  sels  qui  cristallisent  dans  ces  circonstances  pré- 
sentent presque  toujours  des  formes  plus  simples  et  plus  nettes 
que  ceux  qui  sont  d'une  pureté  parfaite. 

Les  diverses  espèces  d'amphibole  appartiennent  aux  terrains 
primitifs  et  à  ceux  de  transition.  La  hornblende  forme  à  elle  seule 
des  couches  très-étendues,  soit  à  l'état  lamellaire,  soit  à  Tétat 
schistoïde,  et  constituant  le  hornblendeschiefer.  Mélangée  au 
feldspath  compacte  ou  laminaire,  elle  forme  des  roches  très- 
étendues  nommées  diorites  et  syénites.  Elle  fait  également  partie 
des  terrains  volcaniques  anciens  et  modernes,  et  c'est  même  de 
ces  sortes  de  terrains  que  proviennent  les  plus  beaux  cristaux. 
L'actinote  forme  des  couches  dans  les  micaschistes  et  se  trouve 
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aussi  disséminée  dans  les  roches  lalqueuses.  La  Irémolite  et  Tas- 
beste  se  trouvent  dans  les  roches  serpenlineuses  et  les  sléa- 
schistes.  L'asbeste  vient  surtout  de  la  Corse  et  de  la  Tarantaise. 


FAMILLE  DU  STRONTIUM. 

Le  strontium  ressemble  au  barium  comme  le  brome  au  chlore, 
le  sélénium  au  soufre,  l'arsenic  au  phosphore  ;  aussi  leurs  com- 
posés naturels  ont-ils  d'abord  été  confundus  ensemble.  Le  doc- 
teur Crawfort  est  le  premier  qui,  en  4790,  ait  annoncé  qu'un  mi- 
néral pesant^  trouvé  à  Strontian  en  Ecosse,  et  pris  pour  du 
carbonate  de  baryle,  contenait  une  base  différente,  qui  reçut 
bientôt  après  le  nom  de  strontiane.  Plus  tard  on  reconnut  aussi 
que  de  beaux  groupes  de  cristaux  apportés  de  Sicile  et  qui  Ûgu- 
raient  dans  les  collections  comme  sulfate  de  baryle,  étaient  du 
sulfate  de  strontiane.  Ces  deux  états  sont  les  seuls  sous  lesquels 
on  trouve  la  strontiane. 

IStroaiiaBe  sulfatée. 

Cette  substance,  à  Tétat  de  pureté,  est  sous  forme  de  cristaux 
transparents  et  incolores,  composés  de  56,36  de  strontiane  et  de 

43,64  d'acide  sulfurique,  ou  de  SrS;  elle  pèse  de  3,85,  à  3,96; 
elle  raie  la  chaux  carbonatée;  elle  présente  un  éclat  vitreux  et 
nacré,  et  possède  deux  axes  de  double  réfraction.  Elle  décrépite 
au  chalumeau  et  se  fond  en  un  émail  blanc  et  laiteux;  chauffée 
avec  du  charbon,  elle  donne  lieu  à  du  sulfure  de  strontium  dont 
la  saveur  est  sulfureuse  et  alcaline.  Ce  sulfure,  traité  par  Tacide 
chlorhydrique  dégage  du  sulfure  hydrique  et  forme  une  disso- 
lution qui  précipite  en  blanc  par  Tacide  sulfurique  et  qui  colore 
en  pourpre  la  flamme  de  l'alcool. 
La  forme  primitive  de  la  strontiane  sulfatée  est  un  prisme  droit 
rhomboïdal  de  104«  et  76*  {fig.  2^7).  Le 
prisme  primitif  de  la  baryte  sulfatée  pré- 
sente des  angles  de  lOl*  42'  et  78'  38'.  Cette 
différence  de  près  de  3  degrés  avait  paru 
une  anomalie  inexplicable  à  Haûy,  jus- 
qu'au moment  où  l'analyse  chimique  vint 
Fig.  227.-stronUane.  démoulrcr  la  uaturc  différente  des  deux 
sels.  La  pesanteur  spécifique  du  sulfate  de 
baryte  est  un  peu  plus  considérable  (4,3)  ;  du  reste,  les  pro- 
priétés et  les  formes  cristallines  présentent  une  grande  ana« 
iogie. 
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On  troaye  en  Sicile  des  cristaux  laiteux  qui  affecteut  la  forme 
primitive,  et  on  en  trouve  aussi  dans  les  mines  du  Salzbourg, 
qui  sont  bleuâtres  et  fortement  striés  sur  leurs  faces  ;  mais  la  plu- 
part des  cristaux  ont  la  forme  de  prismes  rhomboïdaux  de  iOi'^Sd' 
ifig,  228)  qui  proviennent  de  l'allongement  de  la  forme  primitive 


Fig.  Î28.  —  SJronliane. 


Fig.  2Î9.  —  Strontiaae. 


dans  le  sens  de  la  petite  diagonale  AA,  joint  à  un  biseau  formé 
sur  les  angles  E,  Les  beaux  cristaux  de  Sicile  se  présentent  sous 
cette  forme  ou  sous  celles  représentées  {fig.  229  et  230),  qui  n'en 


Fig.  230.  —  SIronliane. 


Fig.  S31.  —  Strontiaae. 


sont  que  des  modifications.  Ces  cristaux  rassemblés  en  groupes 
un  peu  rayonnants,  remplissent  les  cavités  de  bancs  de  soufre 
qui  alternent  avec  de  la  chaux  sulfatée. 

Autres  formes  de  la  strontiane  sulfulée  : 

Laminaire;  à  Bristol,  en  Angleterre,  ayant  pour  gangue  une 
argile  ferrugineuse. 

Fibreuse  ;  comme  aux  environs  de  Toul,  en  couches  minces 
dans  une  argile  glaise.  Elle  est  ordinairement  colorée  en  bleu. 
D'après  Wittsein  et  plus  tard  Crawford,  la  coloration  bleue  de 
la  strontiane  sulfatée  d'Iéna  est  due  à  un  mélange  de  fer  phos- 
phaté. 

Compacte  et  terreuse  ;  en  masses  ovoïdes  aplaties,  ou  en  rognons 
engagés  dans  une  marne  qui  sépare  les  bancs  de  chaux  sulfatée, 
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à  Montmartre.  Cette  yariété  est  impure  et  coatient  de  10  à  20  de 
carbonate  de  chaux.  Les  masses  sont  presque  toujours  crevassées 
à  rintérieur  par  suite  du  retrait  causé  par  la  dessiccation,  et  les 
crevasses  sont  ordinairement  tapissées  de  petits  cristaux  brillants 
qui  ont  la  forme  apotome  représentée  Ggure  231.  La  strontiane 
sulfatée  qui  tapisse  Tinlérieur  de  quelques  silex  de  la  craie,  à 
Meudon,  se  présente  sous  la  même  forme. 

StroBiiaae  carboBatée. 

Cette  substance  se  trouve  rarement  cristallisée.  Ses  cristaux 
sont  des  prismes  à  six  pans,  souvent  bordés  par  un  rang  de  fa- 
cettes annulaires,  comme  cela  a  lieu  pour  le  prisme  hexaèdre 
régulier  ;  mais  quelques  cristaux,  qui  ont  offert  une  double  bor- 
dure de  facettes  sur  quatre  faces  seulement,  tandis  qu'il  n'existait 
qu'une  seule  faccette  sur  les  deux  autres  faces,  ont  montré  que  le 
prisme  hexaèdre  était  seulement  symétrique.  Il  dérive  d'un 
prisme  droit  rhomboïdal  de  117°  32'  et  62*  28',  presque  semblable 
à  celui  de  Taragonite.  La  strontiane  carbonalée  se  trouve  beau- 
coup plus  ordinairement  sous  la  forme  de  masses  à  structure 
fibreuse  et  rayonnante.  Elle  est  d'un  blanc  un  peu  jaunâtre,  ou 
grisâtre,  ou  verdâtre.  Elle  pèse  3,65  (la  baryte  carbonatée 
pèse  4,29)  ;  elle  est  rayée  par  la  chaux  fluatée,  et  se  fond  au  cha- 
lumeau en  répandant  une  lueur  purpurine  ;  elle  est  phosphores- 
cente étant  projetée  en  poudre,  dans  l'obscurité,  sur  des  char- 
bons ardents.  Elle  se  dissout  lentement  et  avec  effervescence  dans 
l'acide  nitrique  un  peu  étendu.  La  dissolution  précipite  en  blanc 
par  l'acide  sulfurique  et  colore  en  pourpre  la  flamme  de  l'al- 
cool. 

La  strontiane  carbonatée  a  été  trouvée,  associée  au  plomb  sul- 
furé, au  cap  Strontian  et  à  Lead-Hills  en  Ecosse.  A  Briiusdorlf, 
en  Saxe,  elle  est  accompagnée  de  pyrite. 

FAMILLE   DU   BAHIUM. 

La  baryte,  ou  l'oxyde  de  barium,  a  été  découverte  par  Schéele, 
en  1774,  dans  l'examen  qu'il  fil  de  l'oxyde  noir  de  manganèse, 
lequel  contient  très-souvent,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  de  la  ba- 
ryte à  l'état  de  combinaison.  Elle  a  été  décomposée  en  1808,  par 
Humphry  Davy,  qui  est  parvenu  à  en  retirer  le  barium^  en  la  dé- 
composant par  la  pile  électrique  avec  l'intermède  du  mercure. 
Lorsqu'elle  a  été  obtenue  à  l'état  de  pureté,  elle  est  d'un  blanc 
grisâtre,  très-caustique,  soluble  dans  l'eau,  plus  à  chaud  qu'à 
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froid,  et  cristal lisable  par  refroidissement.  Elle  verdit  fortement 
la  teinture  de  violette  ;  elle  neutralise  complètement  les  acides  ; 
enfin  elle  possède  à  un  haut  degré  tous  les  caractères  d'un 
alcali. 

Toutes  ses  dissolutions  sont  précipitées  par  l'acide  sulfurique 
et  les  sulfates  sol ubles,  et  le  précipité  est  insoluble  dans  Tacide 
nitrique. 

La  baryte  existe  dans  la  terre  principalement  à  l'état  de  sulfate^ 
de  carbonate  et  de  silicate. 

Baryte  Buiratée. 

Cette  substance  se  distingue  de  la  plupart  des  autres  minéraux 
iithoîdes  (sels  calcaires^  silice  ou  silicates),  par  une  pesanteur 
spécifique  plus  considérable  (de  4,  3  à  4,  7)  ;  aussi  portait-elle  au- 
trefois le  nom  de  spath  pesant.  Elle  est  assez  dure  pour  rayer  la 
chaux  carbonalée  ;  mais  elle  est  rayée  par  le  calcium  fluorure. 
Elle  possède  la  double  réfraction  entre  deux  faces  non  parallèles  ; 
elle  est  insoluble  dans  les  acides  ;  elle  se  fond  au  chalumeau  en 
un  émail  blanc  qui  tombe  en  poussière  après  quelques  heures. 
Calcinée  au  milieu  des  charbons,  puis  exposée  à  la  lumière  et 
enfin  portée  dans  un  endroit  obscur,  elle  répand  une  lueur  rou- 
geâtre.  Pulvérisée  et  chauffée  en  vases  clos  avec  du  charbon,  elle 
se  convertit  en  sulfure  de  barium  soluble  dans  Teau,  décomposa- 
blepar  Tacide  chlorhydrique  avec  dégagement  de  sulfide  hydri- 
que et  formation  d'un  dissolulé  qui  précipite  en  blanc  par  Tacide 
sulfurique  et  colore  en  jaune  verdâtre  la  flamme  de  Tal- 
cool. 

La  baryte  sulfatée,  quoique  très-répandue  dans  la  terre,  ne 
forme  jamais  de  montagne,  de  couche  ni  de  masse  consi- 
dérable. Mais  plus  qu'aucune  autre  substance  d'apparence  non 
métallique,  elle  sert  de  gangue  aux  métaux,  et  principalement 
aux  minerais  de  plomb,  de  cuivre,  d'argent,  d'antimoine, 
de  mercure  et  de  zinc.  On  ne  la  trouve  pas  dans  les  mine- 
rais d'étain  qui  appartiennent  à  une  époque  encore  plus  an- 
cienne. 

Labaryle  sulfatée  se  trouve  en  outre  avec  fréquence  dans  les 
arkoses  situés  vers  la  séparation  des  granités  et  des  terrains  se- 
condaires. On  la  rencontre  même  dans  les  argiles  de  ces  terrains 
jusqu'à  la  partie  inférieure  des  formations  jurassiques,  où  elle 
cesse  de  se  montrer. 

La  baryte  sulfatée  cristallisée  et  incolore  est  uniquement  for- 
mée de  65,63  de  baryte,  de  34,37  d'acide  sulfurique,  ou  de 

Ba  S  ;  celle  qui  est  massive,  amorphe  ou  terreuse,  est  souvent 
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mélangée  de  sulfates  et  de  carbonates  de  strontiane  et  de 
chaux,  de  fluorure  de  calcium  ou  de  si- 
lice. 

La  baryte  sulfatée    cristallisée  a    pour 

forme  primitive  un  prisme  droit  rhombol- 

dal  de  lOl*  42'  et  78*  18'  {fig.  232)  dont  le 

rapport  d'un  des  côtés  de  la  base  est  à  la 

Fig.  S31. —  Baryte  sulfatée,  hautcur  commc  50  :  51.  Cette  forme  est 

très-facile   à   obtenir  par  le    clivage  des 

masses  lamellaires  ;  mais  on  la  trouve  naturelle  à  Schemnilz  en 

Hongrie,  à  Ofifenbanya  et  à  Kapnick  en  Transylvanie.  Elle  a 

une  grande  tendance  à  se  montrer  en  cristaux  aplatis  ou  tabulaires 


Pig,  133.  —  Baryte  sulfatée  « 


Fig.  i34.  "  Baryte  sulfatée. 


modifiés,  soit  sur  deux  angles  opposés  de  la  base,  comme  dans 
la  figure  233,  soit  par  la  troncature  tangente  de  deux  des  arêtes 
du  prisme,  comme  dans  la  figure  232,  où  chaque  arête  G  est 
remplacée  par  une  profonde  troncature  g.  Lorsque  la  troncature 


Fig.  235.  —  Baryte  sulfatée. 


Fig.  23e.  —  Baryte  sulfatée. 


laugenle  se  fait  sur  les  quatre  arêtes  du  prisme,  et  de  manière  à 
en  faire  complètement  disparaître  les  faces,  il  en  résulte  un 
prisme  rectangulaire  {fig.  235)  qui  n'existe  jamais  simple,  mais 
qui  donne  naissance  à  un  grand  nombre  de  cristaux  composés, 
tels  que  celui  de  la  figure  236,  qui  provient  des  mines  de  mer- 
cure sulfuré  du  Palatinat. 

La  variété  trapézienne  de  Haîiy  {fig.  237)  appartient  au  même 
type,  ainsi  que  celle  de  la  figure  238,  qui  n'en  diffère  que  par  des 
rudiments  des  faces  primitives  M,  placés  sur  les  angles  du  prisme 
rectangulaire. 

Les  cristaux  de  baryte  sulfatée  présentent  encore  trois  autres 
formes  dominantes,  dont  Tune  (la  troisième  des  cinq),  représen- 


Digitized  by  CjOOQ IC 


BARYTE  SULFOTÉE. 


441 


tée  figure  239,  est  donnée  par  un  biseau  naissant  sur  les  angles  A 
de  la  forme  primitive,  prolongé  de  manière  à  remplacer  complè- 
tement la  base,  et  allongé  dans  le  sens  de  la  grande  diagonale.  II 


Fig.  237.  —  Baryte  sulfatée. 


Fig.  238.  —  Baryte  salfktée. 


en  résulte  un  prisme  rhomboïdal  de  102*  9',  terminé  par  un  bi- 
seau aigu  formé  par  les  faces  M  {fig.  240). 
La  quatrième  forme  dominante  (fig.  241)  est  un  prisme  inverse 


Fig.  S39.  —  Baryte  sulfatée. 


Fig.  240.  —  Baryte  sulfatée. 


au  précédent,  résultant  d'un  biseau  é  formé  sur  les  angles  aigus  Ë 
du  cristal  primitif.  L'angle  de  ce  prisme  est  de  103*  30',  et  le 
biseau  donné  par  les  faces  M  est  obtus  comme  celui  des  cristaux 


Fig.  241.  —  Baryte  sulfatée. 


Fig.  242.  —  Baryte  sulfatée. 


analogues  du  sulfate  de  strontiane  ;  mais  comme  cette  forme  est 
très-rare,  et  que  la  précédente  au  contraire  est  fréquente,  la  cir- 
constance du  biseau  aigu  donné  par  les  faces  M  peut  servir,  pres- 
que toujours,  à  distinguer  les  prismes  du  sulfate  de  baryte  de 
ceux  du  sulfate  de  strontiane. 

La  dernière  forme  du  sulfate  de  baryte  est  un  octaèdre  rectan- 
gulaire ou  cunéifoî*me  (fig.  242)  formé  par  les  mômes  biseaux  que 
la  variété  trapézienne  (fig.  238),  prolongés  de  manière  à  faire  dis- 
paraître les  bases.  Cet  octaèdre  est  presque  toujours  modifié  par 
des  facettes  appartenant,  soit  aux  variétés  précédentes,  soit  à  la 
forme  primitive. 

Les  cristaux  tabulaires  de  la  baryte  sulfatée  sont  très-souvent 
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serrés  les  uns  conire  les  autres  el  arroodis  sur  leurs  angles,  de 
manière  à  figurerdes  crêtes  e/ecoçs.  Enfin  cette  substance  se  trouve 
en  masses  si alacti formes,  laminaires^  lamellaires^  bacillaires,  fi- 
breuses ou  radiées. 

Cette  dernière  variété,  nommée  pierre  de  Bologne,  se  renconlre 
au  mont  Paterno,  près  de  Bologne  en  Italie,  sous  forme  de  ro 
gnons  arrondis  et  tuberculeux^  disséminés  dans  une  marne  argi- 
leuse grise.  Les  cristaux  fibreux  parlent  du  centre,  s'élargissent 
vers  la  circonférence  et  prennent  à  la  surface  une  forme  lenticu- 
laire. Celte  substance  servait  autrefois  à  faire  le  phosphore  de  Bo- 
logne, qm  consistait  en  de  pelils  gâteaux  formés  de  la  pierre  de 
Bologne  pulvérisée  et  agglutinée  avec  de  la  gomme.  Ces  gâteaux, 
chauffés  sur  des  charbons  el  mis  dans  Tobscurilé,  brillaient  d'une 
lumière  assez  vive. 

Baryte  carbonatée. 

Substance  blanche,  rayant  la  chaux  carbonatée,  rayée  par  le 
calcium  fluorure,  pesant  4,3,  phosphorescente  sur  les  charbons 
ardents,  fusible  au  chalumeau  en  un  globule  transparent  qui  de- 
vient opaque  en  refroidissant.  Elle  est  difficilement  attaquable 
par  Tacide  nitrique,  qui  finit  cependant  par  la  convertir  en  un 
dépôt  pâteux  d'un  volume  plus  considérable  que  celui  du  frag- 
ment. Pour  bien  dissoudre  le  carbonate  de  baryte,  il  faut  le 
chaufl*er  au  rouge,  le  plonger  dans  l'eau  froide,  le  pulvériser  el 
le  traiter  par  Tacide  nitrique  affaibli. 

Les  cristaux  naturels  de  la  baryte  carbonatée  présentent  quel- 
que chose  de  singulier  :  ayant  pour  forme  primitive  un  prisme 
droit  rhomboïdal,  dont  les  angles  sont  de  118**  30'  et  61*  30',  ils 
se  présentent  sous  des  formes  qui  appartiennent  le  plus  ordi- 
nairement au  prisme  hexaèdre  régulier  du  système  rhomboïdal. 
Ainsi  on  trouve  ce  minéral  cristallise  en  prisme  hexaèdre  terminé 
par  une  ou  plusieurs  rangées  de  facettes  sur  la  base  ;  ou  en 
prisme  hexaèdre  pyramide  comme  le  quartz,  ou  en  dodécaèdre 
triangulaire  isocèle.  Et  il  faut  mesurer  avec  attention  les  ani;les 
du  prisme  pour  s'apercevoir  qu'il  n'est  pas  régulier,  et  qu'au 
lieu  d'avoir  tous  ses  angles  de  120  degrés,  il  y  en  a  deux  de  118* 
30'  et  quatre  de  120*  45'.  La  baryte  carbonatée  se  trouve  en 
outre  sous  forme  de  rognons  arrondis  à  structure  radiée,  ou  en 
masses  compactes.  Elle  a  été  découverte  d'abord  dans  la  mine  de 
plomb  de  Snailbach,  en  Angleterre,  par  le  docteur  Wilhering,  ce 
qui  est  cause  que  Werner  l'a  décrite  sous  le  nom  de  withérile.  On 
Ta  trouvée  également  à  Alslon-Moor,  dans  le  Cumberland,  et  à 
Neuberg,  dans  la  haute  Styrie.  Elle  porte  en  Angleterre  le  nom 
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de  nwrl  aux  ratSy  parce  qu'elle  tue  les  rats  et  les  chiens.  Elle  est 
plus  vénéneuse  que  le  carbonate  artificiel,  qui  est  seulement  vo- 
mitif. Sa  formule  chimique  est  Ba  C. 

On  a  décrit  sous  le  nom  de  sulfata-carbonate  de  baryte  un  mé- 
lange naturel,  mais  non  défini,  de  sulfate  et  de  carbonate  de  ba- 
ryte ;  il  crislallise  en  prismes  à  six  pans,  terminés  par  une 
pyramide  à  six  faces,  comme  le  carbonate  simple.  On  a  trouvé 
également  le  carbonate  de  baryte  uni  en  proportion  définie  au 

carbonate  de  chaux  (Ba  G  +  Ca  C),  el  cristallisé  soit  en  prismes 
rhomboïdaux  obliques(Aary^o-c*afciVede  Brooke),  soiten  cristaux 
qui  ressemblent  à  des  dodécaèdres  triangulaires  isocèles,  mais 
dont  la  forme  primitive  est  en  réalité  un  prisme  droit  rhomboï- 
da^de  il  8"*  50' dans  lequel  un  des  côtés  de  la  base  est  à  lahauteiu- 
comme  25  :  16  {alstomte  ou  baryto-calcite  en  prisme  droit).  C'est 
un  nouvel  exemple  de  dimorphisme. 

B»rjie    et  Alumine  hydroailicatées. 

Harmotome  et  morvénùe,  —  Celte  substance  garnit  l'intérieur  de 
géodes  dans  les  roches  amygdaloïdes  d'Oberstein  (Prusse  rhé- 
nane), ou  se  trouve  disséminée  dans  des  filons,  comme  à  An- 
dréasberg,  au  Harz  et  au  cap  Strontian,  en  Ecosse.  Elle  est  compo- 
sée de  silice,  d'alumine,  de  baryte  et  d'eau,  dans  des  proportions 
qui  paraissent  assez  constantes,  et  dont  voici  la  moyenne,  résul- 
tant de  sept  analyses  faites  par  des  chimistes  différents  : 

Rapports  moléculaires. 

SiUcc 47,62  84,01                     1' 

Alumine 46,46  22,51                        3 

Baryle 20,37  2I,26\ 

Chaux C,17  0,49/ 

Potascc 0,51  0,8a  (     ^'^'" 

Soude 0,22  0,55] 

Eau 14,35  127,56                     iT 

II  est  peu  probable  que  la  quantité  de  silice  doive  être  aug- 
mentée, parce  que  les  analyses  de  silicates  en  donnent  générale- 
ment un  excès,  et  que  celle  faite  par  Berzélius,  qui  n'a  pas  con- 
couru à  établir  la  moyenne  ci-dessus,  n'en  a  donné  que  44,10 
pour  100.  Si  cependant  on  suppose,  dans  les  résultats  précédents, 
^2  molécules  de  silice  el  18  d'eau,  on  arrivera  à  des  rapports 

beaucoup  plus  simples  qui  sont  M,  Ba,  Si*,  H*,  et  l'on  en  déduit 

la  formule  Al  Si^  -|-  Ba  Si  +  6H,  qui  répond  à  celle  de  lastilbite 
ou  du  feldspath  hydraté. 
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L'harmotome  a  pour  forme  primitive  un  prisme  rhomboîdal 
droit  dont  les  angles  sont  de  ilO''  30'  et  G9''  30';  et  on  la  trouve 
quelquefois  sous  celte  forme  modifiée  par  un  commencement  de 
pyramide  quadrangulaire  sur  chaque  base,  et  par  deux  facettes 
sur  les  angles  aigus  du  prisme  (morvénite  de  Strontian).  On  en 
trouve  d'autres  cristaux  formés  des  mômes  éléments,  mais  très- 
allongés  dans  le  sens  de  la  petite  diagonale  de  la  base  et  forte- 
ment tronqués  sur  les  arêtes  aiguës  du  prisme,  ce  qui  leur  donne 
la  forme  de  prismes  rectangulaires  aplatis,  terminés  par  quatre 
ou  six  facettes  (barmotome  d'Oberstein)  ;  mais  presque  toujours 
ces  derniers  cristaux  se  trouvent  maclés  et  croisés  à  angle  droit, 
de  manière  à  figurer  comme  un  seul  prisme  quadrangulaire  qui 
offrirait  un  angle  rentrant  à  la  place  de  chacune  de  ses  arêtes 
longitudinales. 

L'harmotome  est  d'un  blanc  laiteux,  quelquefois  un  peu  jau- 
nâtre. Les  cristaux  d'Ândréasberget  de  Norwége  sont  opaques  ; 
ceux  de  Strontian  sont  fréquemment  transparents.  Elle  raie  la 
chaux  fluatée  et  est  rayée  par  la  chaux  phosphatée.  Elle  pèse 
de  2,392  à  2,447  ;  elle  dégage  de  l'eau,  blanchit  et  devient  friable 
au  feu  ;  elle  fond  difficilement  au  chalumeau.  Réduite  en  poudre, 
elle  est  facilement  attaquée  par  l'acide  nitrique  ou  chlorhydrique. 
La  liqueur  séparée  de  la  silice  non  dissoute  précipite  par  Tacide 
sulfurique. 

On  a  trouvé  à  Strontian  un  minéral  analogue  à  l'harmotome 
par  la  nature  de  ses  éléments,  mais  qui  en  diffère  par  leur  pro- 
portion et  par  l'adjonction  de  la  strontiane  à  la  baryte  ;  on  lui 
donne  le  nom  de  brewstérùe.  11  cristallise  suivant  un  prisme 
rhomboîdal  oblique  de  136*»  et  44*»  ;  il  pèse  de  2,25  à  2,40  ;  il  est 

composé  de  4A1  S>  +  3  (Ba,  Sr)  Si  +  181f. 

FAMILLU:   DU    LITUIUM. 

La  lithine  a  été  découverte  en  1817,  par  M.  Arfwedson,  dans 
trois  minéraux  provenant  de  l'île  d'Uto,  en  Suède.  Ces  minéraux 
étaient  le  triphane,  le  pétaiite  et  la  tourmaline  rouge.  On  a  trouvé 
depuis  la  môme  base  alcaline  dans  d'autres  minéraux  où  elle 
remplace  plus  ou  moins  la  potasse  et  la  soude,  et  principalement 
dans  une  variété  de  mica  très-brillante  nommée  lépidolUhe;  enfln 
elle  existe  à  Tétat  de  phosphate,  combiné  aux  phosphates  de  fer 
et  de  manganèse,  dans  deux  minéraux  nommés  triphylline  eitélra- 
phylline  (pages  304  et  305)  ;  ou  combiné  au  phosphate  d'alumine 
et  formant  un  minéral  très-rare  qui  a  reçu  le  nom  d'amblygonite, 

et  dont  la  formule  est  Aj^'p  +  Li  P. 
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La  lilhine  lient  le  milieu,  par  ses  propriétés,  entre  la  potasse 
et  la  soude^  d'une  part,  dont  tous  les  sels  sont  solubles,  et  la  ba- 
ryte, la  strontiane  et  la  chaux,  qui  en  forment  un  assez  grand 
nombre  d'insolubles.  Ainsi  le  sulfate,  Tazolale  et  le  tartrate  de 
lilhine  sont  très-solubles,  et  le  borate  de  lilhine  ressemble  beau- 
coup à  celui  de  soude  ;  mais  le  phosphate  de  lithine  est  très-peu 
soluble,  et  le  carbonate  ne  se  dissout  bien  que  dans  l'eau  bouil- 
lante. 

Triphane. 

Substance  d'un  gris  verdâtre  ou  blanchâtre,  trouvée  dans  les 
roches  granitiques  d'Ulo;  on  Ta  rencontrée  depuis,  dans  la  môme 
position,  à  Sterzing  dans  le  Tyrol,  à  Killiney  près  de  Dublin,  à 
Pelerhead,  en  Ecosse,  à  Sterling  dans  le  Massachusets.  Elle  est 
en  masses  lamelleuses,  translucides  ou  opaques,  d'un  éclat  un 
peu  nacré,  assez  dures  pour  faire  feu  avec  le  briquet.  Elle  se  clive 
suivant  les  faces  d'un  prisme  rhomboïilal  de  86  degrés.  Elle  se 
boursoufle  et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  incolore.  Fondue 
avec  la  soude  sur  une  feuille  de  platine,  elle  y  forme  une  tache 
brune  due  à  la  forte  action  exercée  par  la  lithine  sur  ce  métal. 

Nous  possédons  plusieurs  analyses  du  triphane  très-rappro- 
chées,  dont  voici  la  moyenne  : 


Silice 65,28 

Alumine 2l>,b4 

Lilhine G,27 

Soude 0,67 

Oxure  ferreux 4 ,40 


Rapports  moléculaires. 
117,47  3 

41,43  1 

34,77  ) 
1,73     39,6i         1 
3,11) 


Formule  :  Al  Si«  +  Li  Si, 

Pétaliie. 

Ce  minéral  forme  une  veine  dans  la  pegmatite  d'Uto  ;  il  est  en 
masses  lamelleuses  d'un  blanc  laiteux  ou  d'un  blanc  rosé,  dont 
les  propriétés  sont  presque  semblables  à  celles  du  triphane.  On 

admet  généralement  qu'il  est  formé  de  Al  Si*  +  ^^  ^*>  ^^  ^^®  sa 
composition  répond  à  celle  du  feldspath  ;  mais  aucune  des  ana- 
lyses qui  en  ont  été  faites  ne  justifie  cette  supposition. 

ArfwedsoD. 


Silice.... 
Alumine . 
Ulhine.., 
Chaux... . 
Soude 


Gmelin. 

74,17 
17,41 

5,16. 

0,32) 
» 


Moléc. 
5 

1 

1 


Hagen. 


Uoléc. 

Moléc. 

77,06 

19 

79,21 

26 

18,02 

4 

17,23 

5 

2,66  ) 

» 

5,76 

6 

» 

3 

» 

» 

2,26) 

» 

u 

» 
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La  première  analyse  donne  Al  Si*  +  Li  Si. 
La  seconde      —      —    4  Àl  Si*  +  3  (Li,  Sd)  Si'. 
La  Iroisième    —      —    5  )Û  Si*  -f  6  Li  Si . 

FAMILLE  DU  SODIUM. 

Le  sodium  est  un  métal  d'un  blanc  d'argent,  plus  mou  et  plus 
malléable  que  le  plomb,  un  peu  plus  léger  que  l'eau,  car  il  pèse 
seulement  0,972.  Il  se  ramollit  à  50  degrés,  est  liquide  à  90  de- 
grés, mais  ne  se  volatilise  pas  h  la  température  du  verre  fondant. 
11  s'oxyde  lentement  à  l'air  froid  et  brûle  vivement  à  la  cbaleur 
rouge.  11  s'agite  vivement  à  la  surface  de  l'eau  et  se  convertit  en 
soude,  qui  se  dissout;  mais  il  ne  s'enflamme  pas  comme  le  potas- 
sium, à  moins  qu'on  ne  le  fixe  à  la  même  place  en  donnant  de  la 
consistance  à  l'eau.  Il  forme  deux  oxydes,  SdO  etSd^O^,  dont 
le  premier  seul  peut  se  combiner  aux  acides.  Tous  ses  sels  sont 
solubles  (1),  et  le  sont  plus  que  ceux  de  potasse  correspondants. 
Cependant  le  carbonate  est  moins  soluble  et  efflorescent. 

Voici  les  principales  espèces  minéralogiques  du  sodium  : 

Sodium  chloruré,  sel  gemme  ou  sel  marin. 

Soude  sulfatée  anhydre  ou  thénardite. 

Soude  sulfatée  hydratée  ou  sel  de  Glauber 

Soude  et  chaux  sulfatées,  schelot  ou  Glaubénte. 

Soude  carbonatée,  natron  et  urao. 

Soude  et  chaux  carbonatées,  Gay-lussite, 

Soude  nitralée. 

Soude  boralée,  tinckal  ou  borax. 

Sodium  et  aluminium  fluorures,  cryolite. 

Quant  aux  silicates  de  soude,  alumineux  ou  non  alumineui, 
nous  les  étudierons  conjointement  avec  ceux  à  base  de  potasse, 
avec  lesquels  ils  sont  presque  toujours  confondus,  soit  par  leur 
mélange,  soit  par  leur  formule  semblable  et  par  leur  forme  cris- 
talline. 

i(odlum  chloruré. 

Sel  gemme  ou  sel  marin;  formule  Sd  Cl,  ou  sodium  39,33  ;  chlore 

60,65.  Ce  sel  est  soluble  dans  2,79  fois  son  poids  d'eau  à  14  de- 
grés centigrades,  et  ne  devient  pas  beaucoup  plus  soluble  dans 
Teau  bouillante;  il  possède  une  saveur  qui  lui  est  propre,  nom- 

(1)  A  Texception  de  rantimoniate. 
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mée  saveur  salée,  et  qui  suffit  pour  le  faire  reconnaître.  Il  pèse  2,5. 
Sa  forme  primiliveestlecube(^5r.  243  et  244),  el  c'est  aussi  presque 
exclusivement  la  seule  forme  sous  laquelle  on  le  rencontre  cris- 


M 

Fig.  213.  —  Cristaux  de  chlorure  todique.  Fig.  244.  —  Crhtâux  de  chlorure  sodique. 

lallisé.  Mais  on  le  trouve  le  plus  ordinairement  en  masses  consi- 
dérables qui  possèdent  un  clivage  cubique  très-facile,  ou  en 
masses  lamellaires,  granulaires  ou  fibreuses.  Il  est  incolore  et 
transparent  lorsqu'il  est  pur  ;  mais  il  peut  être  coloré  en  rouge 
par  de  l'oxyde  de  fer  ou  du  sous- phosphate  de  fer;  en  bleu  cé- 
leste par  un  corps  indéterminé;  en  gris  noirâtre  par  du  charbon 
ou  par  du  bitume. 

Le  chlorure  de  sodium  exisle  sous  deux  états  principaux  : 
1*  à  l'état  solide  dans  la  terre,  et  tel  que  nous  venons  de  le  dé- 
crire; on  lui  donne  le  nom  de  sel  gemme;  2**  dissous  dans  les  eaux 
minérales,  dans  les  eaux  des  lacs  salés,  et  dans  l'eau  de  la  mer, 
d'où  on  le  relire  par  l'évaporalion.  On  le  nomme  alors  sel  marin. 
On  peut  reconnaître,  par  l'action  du  feu,  le  sel  gemme  de  celui 
qui  a  été  obtenu  par  l'évaporalion  d'une  eau  quelconque  :  le  sel 
gemme,  ne  contenant  pas  d'eau  interposée,  ne  décrépite  pas  au 
leu;  il  entre  en  fusion  tranquille  si  on  le  chaude  dans  un  creuset, 
et  se  volatilise  à  une  forte  chaleur.  Le  sel  cristallisé  artificielle- 
ment, contenant  toujours  de  l'eau-mère  interposée  entre  ses  la- 
melles, décrépite  au  feu.  Il  se  fond  ensuite  et  se  volatilise  comme 
le  premier. 

La  présence  du  sel  gemme  dans  la  terre  paraît  être  le  résultat 
de  deux  formations  différentes  :  ou  bien  on  le  trouve  en  couches 
contemporaines  du  terrain  qui  le  renferme;  ou  bien  il  y  a  été 
introduit  par  une  action  postérieure.  Le  sel  gemme  en  couches 
contemporaines  appartient  presque  exclusivement  au  terrain  du 
keuper  ou  de  trias,  et  particulièrement  aux  marnes  irisées.  La 
France  en  possède  un  dépôt  considérable  dans  le  département  de 
la  Meurthe,  qui  s'étend  de  Dieuze  à  Château-Salins  et  à  Péton- 
court,  le  long  de  la  vallée  de  la  Seille.  Ce  dépôt  n^a  été  découvert 
à  Vie  qu'en  1819,  par  ua  sondage  qui  avait  pour  objet  d'y  recher- 
cher de  la  houille  ;  tandis  qu'on  aurait  dû  beaucoup  plus  tôt  y 
soupçonner  la  présence  du  sel,  en  raison  des  sources  salées  qui 
étaient  exploitées  depuis  longtemps  dans  la  contrée.  On  peut  à 
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peine  douler  que  le  déparlemeat  du  Jura,  dont  les  sources  salées 
sont  également  très-abondantes,  ne  puisse  offrir  des  mines  de  sel 
gemme  exploitables.  Dans  la  Meurthe,  à  parlir  d'une  profondeur 
de  60  mètres  environ,  jusqu'à  celle  de  140  à  160  mètres,  on  compte 
douze  couches  de  sel,  qui  alternent  avec  une  marn»5  grise  ou 
bleuâtre  fortement  salée,  et  qui  porte  le  nom  de  saltzton  (terre 
salée).  La  plus  forte  des  couches  de  sel  ne  dépasse  pas  15  mètres 
d'épaisseur.  A  Northwich,  près  de  Liverpool  en  Angleterre,  il 
existe  une  exploitation  considérable  de  sel  qui  forme  deux  cou- 
ches puissantes  recouvertes  par  des  marnes  rouges  et  vertes  ana- 
logues à  celles  de  Vie.  Le  premier  banc  de  sel,  situé  à  une  pro- 
fondeur de  37  à  38  mètres,  présente  une  épaisseur  de  23  mètres, 
et,  après  une  couche  d'argile  salifère  de  95  mètres,  on  trouve  un 
second  banc  de  sel,  dont  l'épaisseur  connue  jusqu'à  présent  est 
de  33  mètres. 

Le  sel  gemme  en  amas  postérieurs  est  beaucoup  plus  fréquent 
et  se  reconnaît  à  trois  circonstances  principales:  d'abord  les 
masses  salifères,  au  lieu  de  faire  partie  de  la  stratification  du  ter- 
rain, en  coupent  les  couches  en  différents  sens,  ou  s'y  trouvent 
seulement  en  amas  ;  secondement,  le  sel  qui  appartient  à  ce  genre 
de  gisement  ne  se  rencontre  plus  exclusivement  dans  un  seul  ter- 
rain. Ainsi,  à  Bex,  en  Suisse,  on  le  trouve  dans  la  partie  supé- 
rieure du  lias;  à  Salzbourg,  dans  le  calcaire  jurassique  ;  à  Orthez, 
dans  les  Basseç-Pyrénéos,  et  à  Gardone  en  Espagne,  il  gU  enclavé 
dans  la  craie.  Les  célèbres  mines  de  Wieliczka,  en  Pologne,  pa- 
raissent appartenir  au  môme  gisement.  On  en  trouve  même  en 
quelques  lieux  dans  les  formations  tertiaires.  Ce  genre  de  gise- 
ment est  donc  indépendant  de  la  nature  du  terrain;  mais  ce  qui 
achève  de  le  caractériser,  c'est  qu'il  se  trouve  partout  dans  le 
voisinage  de  roches  ignées,  et  qu'il  parait  môme  quelquefois  avoir 
soulevé  le  terrain  environnant  (à  GarJone),  dont  les  couches  se 
relèvent  de  toutes  paris  autour  de  lui;  de  sorte  que  sa  formation 
parait  liée  à  des  phénomènes  de  la  môme  nature  que  ceux  qui 
produisent  les  éruptions  volcaniques. 

Extraction,  —  L'exlraction  du  sel  de  mine  est  très-simple  : 
lorsqu'il  est  pur  et  incolore,  on  l'arrache  seulement  du  sein  de  la 
terre,  et  on  le  verse  dans  le  commerce.  C'est  ce  qui  a  lieu  daas 
la  mine  de  Wieliczka  en  Pologne,  que  l'on  exploite  depuis  un 
temps  considérable,  et  qui  fournit  annuellement  120,000  quinlaiix 
de  seL  La  masse  du  sel  commence  à  65  mètres  au-dessous  du  sol, 
et  elle  a  été  creusée  à  312  mètres,  ce  qui  lui  donne  déjà  245  mè- 
tres d'épaisseur.  Ce  banc,  suivant  ce  qu'on  rapporte,  a  trois  lieues 
d'étendue  en  tous  sens.  Lorsque  le  sel  est  impur  et  coloré  par  de 
l'oxyde  de  fer  ou  de  manganèse,  comme  cela  a  lieu  dans  le  Tyrol 
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et  dans  le  Saltzbourg,  oq  pratique  dans  sa  masse  même  des  gale- 
ries dans  lesquelles  on  fait  parvenir  de  l'eau.  Lorsque  cette  eau, 
par  son  séjour  3ur  le  sel,  en  est  saturée,  on  la  conduit,  à  l'aide  de 
canaux,  jusque  dans  les  usines  où  on  Tévapore  sur  le  feu. 

L'eau  de  la  mer  est  encore  une  source  inépuisable  de  sel.  Pour 
l'en  retirer,  le  procédé  qui  est  usité  en  France,  sur  les  côtes  de 
la  Méditerranée  et  de  l'Océan,  consiste  à  creuser  sur  le  rivage 
des  bassins,  dits  marais  salants,  peu  profonds,  mais  d'une  vasle 
étendue.  Ces  bassins  sont  tapissés  d'argile  et  communiquent  les 
uns  avec  les  autres,  mais  de  telle  manière,  que  l'eau  est  obligt^e 
de  faire  de  très-grands  circuits  pour  les  parcourir  tous.  Dans  la 
haute  marée,  on  reçoit  l'eau  de  la  mer  dans  le  premier  bassin  qui 
sert  de  réservoir,  et  de  là  on  la  distribue  par  une  pente  douce 
dans  les  autres,  où  elle  se  vaporise  promptement  en  raison  de  la 
grande  surface  qu'elle  présente  à  l'air.  On  en  ajoute  de  nouvelle  à 
mesure  que  la  première  s'évapore  ;  bientôt  tout  le  sel  qu^elle  con- 
tient ne  pouvant  plus  y  être  tenu  en  dissolution,  il  cristallise  et 
se  précipite  ;  on  le  retire  de  temps  en  temps,  et  on  le  met  égout- 
ter  par  tas  sur  le  bord  des  bassins  ;  on  continue  ainsi  tant  que  la 
pureté  de  l'air  et  la  chaleur  de  la  saison  le  permettent,  c'est-à- 
dire  depuis  le  mois  d'avril  jusqu'au  mois  de  septembre  ;  alors  on 
fait  écouler  Teau-mère  qui  reste  dans  les  bassins. 

Le  sel,  ainsi  obtenu,  est  ordinairement  gris  ou  rougeâtre,  en 
raison  d'une  portion  d'argile  qui  le  salit;  et  il  est  déliquescent 
par  la  présence  d'une  certaine  quantité  de  chlorhydrate  de  magné- 
sie; il  est  cependant  d'autant  moins  impur,  qu'il  est  resté  plus 
longtemps  exposé  aux  intempéries  de  l'air  sur  le  bord  des  bas- 
sins, ce  qui  est  facile  à  concevoir,  l'eau  emportant  de  préférence 
le  chlorhydrate  de  magnésie  et  l'argile  qui  recouvre  les  cristaux. 

Il  me  reste  à  parler  de  l'extraction  du  sel  des  sources  salées  de 
Test  de  la  France  ;  mais  je  dois  auparavant  donner  une  idée  de  la 
composition  des  eaux  qu'elles  fournissent,  et  de  l'altération  que 
ces  eaux  éprouvent  lorsqu'on  les  concentre  en  les  évaporant 


Pig.  345.  —  Trémie  à  base  carrée  formée  par 
le  chlocure  sodique  cristallisé  par  érapo- 
ration. 


Kig.  2»6.  —Trémie  à  base  carrée  forin  o 
par  le  chlorure  sodique  cristallisé  pai- 
évaporation. 


{fig.  245  et  246).  Ces  eaux  contiennent,  outre  le  chlorure  de  so- 
dium, du  sulfate  de  soude  et  des  chlorhydrates  de  chaux  et  do 
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magDésie.  Dans  Tétai  nalurel,  ces  différents  sels  peuvent  y  exister 
simultanément,  en  raison  de  ce  que  la  quantité  d^eau  est  plus  que 
suffisante  pour  tenir  en  dissolution  le  plus  insoluble  des  sels  qu'ils 
pourraient  former  par  leur  décomposition  réciproque  ;  mais  lors- 
qu'on vient  à  concentrer  le  liquide,  il  arrive  un  point  auquel  le 
sulfate  de  soude  et  le  chlorhydrate  de  chaux  se  décomposent 
mutuellement  et  forment  du  chlorhydrate  de  soude,  qui  reste  en 
dissolution,  et  du  sulfate  de  chaux,  qui,  étant  très-peu  soluble, 
se  précipite:  alors  aussi  il  arrive  une  chose  bien  remarquable; 
c'est  que  ce  sel,  en  se  précipitant,  entraine  avec  lui  le  sulfate  de 
soude,  malgré  la  grande  solubilité  de  ce  dernier,  et  cela  en  rai- 
son de  l'affinité  qui  existe  entre  eux.  Ce  composé  ou  ce  sel  à  dou- 
ble base  existe  dans  la  nature  ;  dans  les  salines,  on  le  nomme 
schelot. 

Maintenant,  voici  en  peu  de  mots  comment  on  procède  à  Tex- 
traction  du  sel.  A  Moyenvic,  Château-Salins  et  Dieuze  (Meurthe), 
les  eaux  ont  de  13  à  16  degrés  de  salure.  On  les  fait  évaporer  im- 
médiatement sur  le  feu,  dans  des  chaudières  de  tôle  qui  ont  de 
6  à  7  mètres  en  largeur  et  en  longueur,  et  seulement  0",54  de 
profondeur.  D'abord  la  liqueur  se  recouvre  d'une  écume  noirâlre 
que  l'on  rejette  ;  ensuite  elle  se  trouble  et  laisse  précipiter  le 
schelot,  que  l'on  rassemble  dans  des  angelots  placés  sur  les  côlés 
des  chaudières;  enfin,  lorsque  la  cristallisation  paraît,  on  enlève 
les  augelots,  et  Ton  continue  l'évaporation  jusqu'à  siccité;  on 
retire  le  sel  des  chaudières,  on  le  fait  égoutter,  et  on  le  met  sé- 
cher dans  une  étuve. 

On  suit  le  même  procédé  à  Salins  (Jura),  où  la  salure  moyenne 
des  eaux  n'est  que  de  12  degrés  ;  mais  à  Montmorot  (môme  dé- 
parlement) et  à  Arc  (Doubs),  où  Ton  exploite  les  plus  faibles 
eaux  de  Salins,  qui  y  sont  amenées  de  quatre  lieues  de  distance 
sur  des  conduits  en  bois,  on  se  sert, 'pour  commencer  la  concen- 
tration des  eaux,  de  ce  qu'on  nomme  les  bâtiments  de  graduation. 

Ces  bâtiments  sont  de  grands  hangars  ouverts  à  tous  vents, 
sous  lesquels  on  construit,  avec  des  fagots  d'épines,  plusieurs  pa- 
rallélipipèdes  rectangles  qui  les  remplissent  presque  entièrement. 
On  élève  Teau  salée  par  des  pompes  jusqu'au-dessus  de  ces  fagots, 
et  on  l'y  laisse  tomber  par  un  grand  nombre  d'ouvertures  qui  la 
divisent  également  partout;  de  celte  manière,  elle  présente  une 
très-grande  surface  à  l'air  et  s'y  vaporise  en  partie.  On  la  reprend 
au  bas  du  hangar,  et  on  Télève  de  nouveau  pour  la  faire  retomber 
encore  sur  les  épines:  on  continue  ainsi  jusqu'à  ce  qu'elle  ait 
acquit  14  ou  15  degrés.  Alors  on  eu  achève  l'évaporation  comme 
dans  les  autres  salines. 

Le  sel  obtenu  par  les  différents  moyens  que  je  viens  de  décrire 
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n'est  jamais  entièrement  pur.  Lorsqu'on  veut  l'obtenir  à  cet  état, 
on  le  met  dans  une  bassine  étamée  avec  trois  parties  d'eau^  et  Ton 
chauffe  pour  en  accélérer  la  dissolution.  On  y  ajoute  une  petite 
quantité  de  carbonate  de  soude  qui  en  précipite  la  magnésie;  on 
clarifie  la  liqueur  a?ec  le  blanc  d'œuf  ou  tout  autre  intermède, 
et  OQ  la  fait  évaporer  presqu'à  siccilé,  en  enlevant  à  mesure,  avec 
une  écumoire,  le  sel  qui  se  forme  à  la  surface.  On  fait  égoutter 
ce  sel  sur  des  toiles,  et  on  en  achève  la  dessiccation  dans  une 
étuve. 

ikiiide  sulfatée  amhydre. 

Thénardite.  —  Ce  sel  a  été  découvert  par  M.  Casa  Seca,  dans 
un  lieu  nommé  les  salines  d'EspartinCy  à  cinq  lieues  de  Madrid, 
Pendant  l'hiver,  une  eau  sali  ne  transsude  à  travers  le  fond  d'un  bas- 
sin et  le  remplit.  Durant  l'été,  l'eau  s'évapore  et  laisse  le  sel  sous 
la  forme  de  cristaux  qui  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomboïdal 
de  125*^  et  55**.  Il  pèse  2,73  ;  il  est  transparent  lorsqu'on  le  retire 
de  la  masse  saline,  mais  il  devient  opaque  à  l'air  en  absorbant  de 
l'eau,  qui  endisgrége  les  parties.  Il  est  formé  de  : 

Sulfate  de  soude  anhydre 99,78 

Carbonate  de  soude 0,22 

D'après  M.  Thomson,  on  peut  facilement  obtenir  artificielle- 
ment le  sulfate  de  soude  anhydre  en  exposant  pendant  un  certain 
temps  une  dissolution  saturée  de  sulfate  de  soude  à  la  tempéra- 
ture de  40  degrés.  Les  cristaux,  qui  ne  tardent  pas  à  se  former  au 
fond  du  vase,  sont  anhydres  et  ont  la  même  forme  que  la  thé- 
nardite. 

Soude  sulfatée  hydratée. 

Ce  sel  était  autrefois  connu  sous  le  nom  de  sel  admirable  de 
Glauber,  à  cause  de  sa  belle  cristallisation,  et  parce  que  Glauber 
le  découvrit  le  premier,  en  examinant  le  résidu  de  la  décompo- 
sition du  sel  marin  par  l'acide  sulfurique. 

Il  n'est  pas  très-abondant  dans  la  nature,  et  surtout  à  l'état  so- 
lide, ce  qui  est  dû  à  sa  grande  solubilité  dans  l'eau.  On  le  trouve 
cependant  cristallisé  dans  les  excavations  abandonnées  des  salines 
delà  haute  Autriche;  il  s'y  effleurit,  tombe  en  poussière,  et-nc 
tarde  pas  à  se  renouveler  lorsqu'on  l'enlève.  On  le  trouve  aussi  à 
la  surface  des  laves  du  Vésuve,  ainsi  que  sur  les  tracbytes  alté- 
rés de  la  solfatare  de  Pouzzoles.  Dans  ces  derniers  gisements,  il 
est  blanc,  opaque  et  contient  18  à  20  pour  100  d'eau. 

Le  sulfate  de  soude  est  moins  rare  à  l'état  liquide,  car  les  eaux 
de  la  mer  et  toutes  les  sources  d'eaux  salées  en  contiennent;  on 
sait  môme  que  les  sources  de  la  Lorraine  et  de  la  Franche- 
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Comté  en  fournissent  une  assez  grande  quantité  au  commerce. 

J'ai  exposé  précédemment  la  composition  de  ces  eaux  dans 
leur  état  naturel,  et  la  cause  pour  laquelle  elles  déposent,  à  une 
certaine  époque  de  leur  concentration,  une  malière  blanche,  in* 
soluble,  nommée  schebtj  que  l'on  rassemble  avec  soin  dans  des 
augehli  placés  le  long  des  vases  évaporatoires,  et  qui  est  compo- 
sée de  sulfate  de  soude  et  de  sulfate  de  chaux  combinés. 

On  laisse  égoulter  ce  schelot,  on  le  lave  avec  un  peu  d'eau 
froide  pour  enlever  le  sel  marin  qui  le  mouille,  et  on  le  traite  par 
l'eau  bouillante  qui  le  décompose,  dissout  le  sulfate  de  soude,  et 
précipite  le  sulfate  de  chaux.  La  liqueur,  évaporée  convenable- 
ment, est  mise  dans  un  vase,  où  elle  cristallise  tranquillement. 
On  sépare  l'eau-mère,  on  fait  redissoudre  les  cristaux  dans  une 
petite  quantité  d'eau  bouillante,  et  l'on  agite  le  mélange  jusqu'à 
ce  qu'il  soit  refroidi.  Par  ce  moyen,  on  trouble  la  critallisaûon 
du  sel,  et  on  l'obtient  sous  une  forme  qui  approche  beaucoup  de 
celle  dix  sel  (tEpsom  anglais;  aussi  le  nomme-t-on  assez  bizarre- 
ment dans  le  commerce  sel  d'Epsom  de  Lorraine,  Il  est  facile  à 
distinguer  du  véritable  sel  d'Ëpsom  par  sa  saveur,  qui  est  moins 
amère,et  parce  que  sa  dissolution  dans  l'eau  ne  précipite  pas  par 
la  potasse,  la  soude,  ni  l'ammoniaque. 

Outre  le  sulfate  de  soude  provenant  de  nos  salines  de  l'Est,  on 
verse  encore  dans  le  commerce  une  très-grande  quantité  de  ce 
sel  résultant  de  la  décomposition  du  sel  marin  par  l'acide  sulfuri- 
que.  On  lui  donne  la  même  forme  qu'au  sel  de  Lorraine,  et  ce- 
pendant des  yeux  exercés  les  distinguent  encore  facilement. 

Le  sulfate  de  soude  cristallisé  est  sans  couleur  et  d'une  saveur 
fraîche  et  amère;  il  est  soluble  dans  8  parties  d'eau  à  zéro;  dans 
3  parties  d'eau  à  15  degrés,  et  dans  le  tiers  de  son  poids  d'eau  à 
33  degrés.  Il  cristallise  facilement  et  forme  de  très-beaux  prismes 
transparents,  qui  contiennent  0,58  d'eau  de  cristallisation,  et  qui 
tombent  en  poussière  en  perdant  cette  eau  par  leur  exposition  à 
l'air.  Lorsqu'on  l'expose  au  feu,  il  se  fond  d'abord  dans  son  eau 
de  cristallisation;  ensuite  il  se  dessèche  et  ne  se  refond  plus  qu'au- 
dessus  de  la  chaleur  rouge. 

11  est  très-employé  en  médecine  comme  purgatif;  il  sert  dans 
lesartsà  l'extraction  de  la  soude  artiûcielle. 

Composition  du  sel  anhydre  :  acide  sulfurique,  56,  18;  soude, 

43,82;  formule  Sd  S. 

ikiiide  et  ckaux  smlf aiées. 

Scbelot  ou  Glaubérite.  —  Ce  composé,  qui  se  forme  pendant 
l'évaporation  des  eaux  des  salines  de  l'Est,  existe  aussi  cristallisé 
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dans  le  sel  gemme  de  Vie  et  à  Villa-Rubia,  dans  la  province  de 
Tolède.  Ses  cristaux  dérivent  d'un  prisme  rhomboldal  oblique  de 
IIG*"  3(y,  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  surfaces  de  \36''  45'.  Il  est 
plus  dur  que  le  gypse,  pèse  de  2,72  à  2,73.  Celui  de  Villa-Rubia 
est  transparent  el  d'un  gris  jaunâlre;  celui  de  Yic  est  opaque  et 
coloré  en  rouge  par  une  argile  ferrugineuse.  Il  décrépite  au  feu 
et  se  fond  au  chalumeau  en  un  émail  blanc.  Celui  qui  est  incolore 
et  transparent  devient  blanc  et  opaque  lorsqu'on  le  trempe  dans 
Feau,  parce  que  le  sulfate  de  soude  se  dissout  et  que  le  sulfate  de 
chaux  forme  une  couche  à  la  surface  du  cristal. 
L'analyse  de  la  glaubérite  a  donné  : 

ViUa.Rubia.  Vie. 

Sulfate  de  soude 5i  48,50 

—      de  chaux 49  46,60 

Chlorure  de  sodium »  i,20 

Argile  ferrugineuse »  2,70 

Toutes  deux  conduisent  également  à  la  formule  Sd  S  -|-  Ca  S. 
Seulement  le  minéral  de  Vie  est  mélangé  d'un  peu  de  chlorure 
de  sodium  et  d'argile. 

On  trouve,  au  milieu  des  argiles  salifères  des  mêmes  localités, 
et  principalement  à  Vie,  des  rognons  d'une  substance  grise  ou 
rougeâtre  et  à  structure  Ûbreuse,  qui  sont  des  mélanges  variables 
d'un  assez  grand  nombre  de  sels.  On  a  donné  à  ces  mélanges  le 
nom  de  polyhalite;  mais  il  est  difûcile  d'en  faire  une  espèce  par- 
ticulière, quoique  les  sulfates  s'y  montrent  souvent  en  propor- 
tions déterminées. 

Rouge  Rouge  Rou;e  Grise. 

Polyhalite  de  Yic.  amorphe,    cristallisée,     cristallisée. 

Sulfate  de  chaux 45,0  40,0  52,8  40 

—  de  soude 44,6  37,6  2«,0  29,4 

—  de  magnésie »>  »              2,5  i7,6 

—  de  manganèse »  0,5             »                 » 

Chlorure  de  sodium 0,4  1 5,4  48,9             0,7 

Argile  et  oxyde  de  fer 3,0  4,5             5                4,3 

Perle  par  la  calcinalion ....        1,0  2,0             »                 8 

Les  deux  premières  analyses  nous  offrent  encore  les  deux  sul- 
fates de  soude  et  de  chaux  dans  le  même  rapport  que  dans  la 
glaubérite  ;  la  troisième  présente  un  excès  considérable  de  sul- 
fate de  chaux  ;  dans  la  quatrième,  on  trouve  sensiblement  2  mo- 
lécules de  sulfate  de  magnésie,  3  de  sulfate  de  soude  et  4  de  sul- 
fate de  chaux. 

On  a  trouvé,  dans  la  saline  dischel  (basse  Autriche),  une  poly- 
halite remarquable  par  la  substitution  du  sulfate  de  potasse  à  celui 
de  soude,  et  par  la  présence  simultanée  et  en  rapport  simple  des 
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deux  sulfates  de  chaux ,  anhydre  et  hydraté.  Stromeyer  en  a  re- 
tiré: 

Rapports  moléeaUireft. 

Sulfate  de  chaux  anhydre ?2,22  26  \ 

—  dépotasse    —      27,63  26  4 

—  de  magnésie—      20,03  26  1 

—  de  fer           —      0,29  »  » 

—  de  chaux  hydratée 28,46  27  i 

Chlorure  de  sodium 0,49  »  » 

—  de  magnésium 0,0i  »  » 

Oxure  ferriqujB 0,19  »  » 

Slonde  carbomatée. 

Natron^  trona^  urao.  —  On  a  cru  pendant  longtemps  que  le  na- 
tron  ou  carbonate  de  soude  naturel  de  TËgypte  était  un  carbo- 
nate neutre  formé  de  Sd  G.  Ensuite  on  Ta  cru  semblable  au  trôna 
etàTi/roo,  dans  lesquels  on  a  constaté  la  présence  de  I  molé- 
cule 1/2  d'acide;  mais  il  parait  que  Ton  doit  admettre  définitive- 
ment Texistence  de  deux  carbonates  de  soude  naturels  :  l'un  neu- 
tre, l'autre  avec  excès  d'acide. 

Carbonate  de  soude  neutre,  — Ce  carbonate  était  connu  des  an- 
ciens sous  le  nom  de  nitrum  ou  de  natrum.  On  l'extrayait,  ainsi 
qu'on  le  fait  encore  aujourd'hui,  de  quelques  lacs  situés  à  l'ouest 
du  Nil,  dans  une  vallée  qui  en  a  pris  le  nom  de  vallée  des  lacs  de 
Natron.  Dans  l'hiver,  une  eau  d'un  rouge  violet  transsude  à  tra- 
vers le  fond  de  ces  lacs  et  s'y  élève  à  près  de  2  mètres  ;  mais,  dans 
Tété,  celte  eau  s'évapore  complètement  et  laisse  une  couche  de 
sel  qu'on  brise  avec  des  barres  de  fer,  pour  le  livrer  immédiate- 
ment au  commerce.  Il  est  en  masses  cristallines,  dures,  translu- 
cides, qui  s'effleurissent  superficiellement  en  absorbant  l'humi- 
dité de  l'air.  Il  contient,  d'après  l'analyse  deBeudant  : 

Acide  carbonique 30,9 

Soude 43,8 

Eau 13,5 

Sulfate  de  soude  sec 7,3 

Chlorure  de  sodium 3,i  »  » 

Matière  lerreuse 1,4  »  » 

.    Formule  :  Sd  C  -4-  H. 

Sesquicarbonate  de  soude.  —  On  a  trouvé  près  de  Sukéna,  dans 
rÉlatde  Tripoli  en  Afrique,  une  quantité  considérable  de  ce  sel, 
sous  forme  de  grandes  masses  striées,  inaltérables  à  l'air  et  d'une 
si  grande  dureté  que  les  murailles  de  Cassar,  fort  actuellement 
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détruit,  en  avaient  été  construites.  Ce  sel  porte  le  nom  de  trtmay 
qui  n'est  que  Tanagramme  de  natron.  Klaproth  en  a  retiré  : 

Rapporté  moléculaires. 

Soude 37  95,48  2 

Acide  carbonique 38  i38,i8  2,9 

Eau 22,5  200  4,2 

Sulfate  de  soude 2,5  »  m 

d'où  l'on  lire  Irès-sensiblement  Sd'C^  +  ^JÎ- 

Le  môme  sel  a  été  observé  par  MM.  Boussingault  et  Marianode 
Rivero,  au  village  de  Laguniila,  dans  les  environs  de  Mérida, 
en  Colombie.  On  le  trouve  dans  un  terrain  argileux,  qui  contient 
aussi  de  gros  fragments  de  grès  secondaire.  Il  y  forme  un  banc 
peu  épais  recouvert  par  une  couche  d'argile  qui  contient  des 
cristaux  de  Gay-lussUe. 

Bicarbannafe  de  soude.  —  Ce  sel  existe  dans  un  grand  nombre 
d'eaux  minérales  saturées  d'acide  carbonique  :  telles  sont  surtout 
celles  de  Vais  et  de  Vichy  en  France,  et  celles  de  Sellz  et  de  Carls- 
baden  Allemagne.  Mais  on  ne  peut  l'en  retirer  par  Tévaporalion, 
qui  fait  perdre  au  sel  une  partie  de  son  acide  carbonique.  On  est 
donc  obligé  de  le  préparer  artiûciellemenl  en  saturant  d'acide 
carbonique  le  carbonate  de  soude  neutre  ordinaire  du  com- 
merce. 

Quant  au  carbonate  de  soude  neutre,  anciennement  on  se  le 
procurait  presque  exclusivement  par  l'incinération  de  plusieurs 
plantes  de  la  famille  des  chénopodées  qui  croissent  sur  le  bord 
de  la  mer,  en  Espagne  et  dans  le  midi  de  la  France  ;  mais  après 
la  révolution  de  4789,  les  relations  avec  l'Espagne  s'étant  trou- 
vées interrompues,  le  gouvernement  français  demanda  aux  chi- 
mistes un  procédé  pour  retirer  la  soude  du  sel  marin,  et  parmi 
les  moyens  qui  furent  alors  proposés,  il  y  en  eut  un,  ^donné  par 
Leblanc,  qui  réussit  parfaitement  et  qui  n'a  pas  cessé  d'être  em- 
ployé depuis;  de  manière  qu'à  partir  de  cette  époque,  la  France 
a  été  affranchie  d'-un  tribut  considérable  à  l'étranger. 

Pour  convertir  le  chlorure  de  sodium  en  carbonate  de  soude, 
on  commence  par  le  changer  en  sulfate  de  soude  sec,  au  moyen 
d'un  traitement  par  l'acide  sulfurique  concentré.  On  opère  dans 
un  appareil  fermé,  et  l'on  reçoit  dans  l'eau  l'acide  hydrochlori* 
que  qui  se  dégage,  lorsqu'on  veut  le  recueillir  mais,  comme  on 
est  loin  de  pouvoir  utiliser  tout  celui  que  l'on  produirait  ainsi,  le 
plus  souvent  on  opère  la  décomposition  du  chlorure  dans  un  four 
chauffé,  où  le  sulfate  formé  se  dessèche  immédiatement.  On  môle 
ensuite  le  sulfate  de  soude  avec  partie  égale  de  craie  et  demi-par- 
tie decharbon  pulvérisés,  et  Ton  chauffe  le  mélange,  dans  un  four 
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à  réverbère,  jusqu'à  ce  que  la  fusion  en  soit  complèle.  Dans  celle 
opération,  le  charbon  réduit  le  sulfate  de  soude  à  Tétat  de  sul- 
fure de  sodium,  et  celui-ci  éprouve  une  double  décomposition 
avec  le  carbonate  de  chaux,  d'où  résultent,  d'une  part,  du  carbo- 
nate de  soude  soluble  dans  l'eau,  et  de  l'autre  un  composé  de 
sulfure  decalcium  et  de  chaux  sensiblement  insoluble.  On  traite 
donc  par  l'eau  plusieurs  fois,  on  concentre  les  liqueurs,  et  on  les 
laisse  crilalliser. 

D'autres  fois,  cependant,  on  évapore  à  siccilé,  et  on  obtient 
ainsi  un  sel  anhydre  qui  offre  un  grand  avantage  pour  le  trans- 
port et  la  conservation,  à  cause  de  la  grande  quantité  d'eau  qui 
existe  dans  le  sel  cristallisé.  Dans  le  commerce,  on  connaît  ces 
deux  produits  sous  des  noms  différents  :  on  nomme  cristaux  de 
soude  le  carbonate  cristallisé,  et  sel  de  soude  le  carbonate  dessé- 
ché (1). 

Le  carbonate  de  soude  est  blanc,  d'une  saveur  alcaline^  et  ver- 
dit fortement  le  sirop  de  violettes.  Cette  double  réaction  est 
cause  qu'il  a  longtemps  été  considéré  comme  un  sel  avec  excès 
de  base,  et  qu'il  a  porté  le  nom  de  sous-carbonate  de  soude.  Hais 
sa  composition,  que  j'ai  exposée  plus  haut,  doit  le  faire  considé- 
rer comme  un  sel  neutre.  Il  est  bien  soluble  dans  l'eau,  beau- 
coup plus  à  chaud  qu'à  froid,  et  cristallise  facilement  par  le  re- 
froidissement. Les  crislaux  sont  des  prismes  rhomboldaux  ou  des 
octaèdres  tronqués  parles  deux  bouts;  mais  le  plus  souvent  ils  sont 
très-irréguliers  ou  réunis  en  masse.  Ils  sont  transparents  et  con- 
tiennent 63  pour  tOO  d'eau  de  cristallisation  :  ce  sel  devient  opa- 
que, s'effleurit  à  l'air  et  s'y  réduit  en  petits  cristaux  fins  qui  ne 
retiennentplus  que  30  pour  100  d'eau.  Exposé  au  feu,  il  y  éprouve 
d'abord  la  fusion  aqueuse,  puis  il  s'y  dessèche  et  ne  se  fond  plus 
qu'au-dessus  de  la  chaleur  rouge. 

Le  carbonate  de  soude  fait  une  vive  effervescence  avec  les  aci- 
des, et  forme,  avec  les  dissolutions  de  chaux,  de  magnésie,  de 
plomb,  de  baryle^  etc.,  de^  précipités  qui  sont  entièrement  so- 
lubles  dans  l'acide  nitrique.  Ordinairement,  cependant,  les  pré- 
cipités formés  par  les  sels  de  plomb  et  de  baryte  ne  se  redissol- 
vent pas  en  entier,  à  cause  d'une  quantité  plus  ou  moins  grande 
de  sulfate  de  plomb  ou  de  baryte  insoluble,  dû  à  ce  que  le  carbo- 
nate de  soude  du  commerce  est  rarement  exempt  de  sulfate  de 
soude  :  il  faut  choisir  celui  qui  en  contient  le  moins,  ou,  ce  qui 

il)  On  peut  aussi  obtenir  le  carbonate  de  soude  en  décomposant  le  sulfate  de 
soude  par  Tacétate  de  chaux  provenant  des  fabriques  d'acide  pyroligneux  On 
forme  alors  du  sulfate  de  chaux  presque  insoluble,  et  de  l'acétate  de  soude 
soluble.  Celui-ci,  desséché  et  calciné,  donne,  par  la  solution  dans  Feau,  du 
carbonate  de  soude  presque  pur. 
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est  la  même  chose,  celui  qui,  après  avoir  été  4)récipité  par  le 
plomb  ou  la  baryte,  laisse  le  moins  de  sulfate  insoluble  dans  l'a- 
cide nitrique. 

Le  carboi>ate  de  soude  est  employé,  en  pharmacie,  pour  for- 
mer un  grand  nombre  de  sels  à  base  de  soude,  et  surtout  pour 
obtenir  la  soude  caustique  liquide,  dite  lessive  des  savonniers  ;  lui- 
même  est  quelquefois  usité  en  médecine^  comme  excitant,  fon- 
dant et  dissolvant  de  certains  calculs  urinaires  ;  mais  son  plus 
grand  usage  est  pour  les  verreries,  les  blanchisseries,  les  savon- 
neries et  les  ateliers  de  teinture. 

ftoade  ei  eliaux  earboBatéed. 

Gay-lussite.  —  Ainsi  que  je  Tai  dit  précédemment,  ce  sel  à 
double  base  a  été  trouvé  par  M.  Boussingault  dans  la  couche  d'ar- 
gile qui  recouvre  Turao,  à  Lagunilla.  Il  s'y  présente  en  cristaux 
qui  dérivent  d'un  prisme  rhomboïdal  oblique  de  68**  50'  et  1  11"* 
10',  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de  96**  30'.  Les  cristaux 
non  altérés  sont  transparents;  mais  ils  deviennent  opaques  à  l'air, 
dont  l'humidité  les  décompose  lentement.  Ils  pèsent  1,93  ;  ils 
rayent  la  chaux  sulfatée,  et  sont  rayés  par  la  chaux  carbonatée. 
Ils  décrépitent  au  feu,  et  deviennent  opaques  en  perdant  l'eau 
qu'ils  contiennent.  L'acide  chlorhydrique  les  dissout  avec  effer- 
vescence ;  l'oxalate  d'ammoniaque  précipite  la  chaux  de  la  disso- 
lution ;  la  liqueur,  évaporée  et  calcinée,  laisse  pour  résidu  du 
chlorure  de  sodium.  L'analyse  a  montré  que  la  gay-lussite  était 
composée  de  : 

Carbonate  de  soude 35,8  \  molécule. 

—  de  chaux 34  i 

Eau 30,2  3 

Formule  :  Sd  C  -f-  Ca  C  -|-  5H. 

Soude  Bitratée. 

Ce  sel  était  nommé  autrefois  nitre  cubique^  parce  qu'il  cristallise 
en  rhomboèdres  obtus,  que  l'on  prenait  pour  un  cube,  mais  qui 
en  diffère  beaucoup,  puisque  ses  angles  dièdres  sont  de  106*^  33' 
et  73'»  27'. 

Il  pèse  2,096  ;  il  présente  une  saveur  piquante  et  amère  ;  il  est 
soluble  dans  3  parties  d'eau  à  16<»,  dans  une  partie  d'eau  à  50"*, 
et  dans  moins  que  son  poids  d'eau  bouillante.  La  solution  ne  pré- 
cipite par  aucun  des  réactifs  qui  font  reconnaître  la  potasse. 
Lorsqu'il  est  pur,  il  est  formé  de  : 
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Acide  nitrique 62,8. 

Soude: 37,2      Formule  :  Sd  Az. 

II  ne  conlientpas  d'eau. 

Pendant  longtemps  ce  sel  a  été  un  produit  de  l'art,  et  il  n'of- 
frait  d'ailleurs  aucun  emploi  utile  ;  mais  vers  l'année  1820,  il  a 
été  découvert  au  Pérou,  sur  une  étendue  de  plus  de  40  lieues,  au 
nord  et  à  l'ouest  d'Atica,  dans  la  province  de  Taracapa,  et  au 
sud  de  cette  ville,  jusque  près  de  la  rivière  de  Loa.  Le  pays  forme 
un  bassin  élevé,  fermé  à  l'ouest  par  les  falaises  de  la  mer,  au  nord 
et  à  l'est  par  des  collines  de  grès,  et  au  sud  par  le  ravin  dans 
lequel  coule  la  Loa.  Vers  le  milieu  du  bassin,  il  existe  une  forêt 
souterraine  composée  de  grands  arbres  qni  ont  la  couleur  du 
vieil  acajou.  La  matière  saline  se  trouve  au-dessus,  en  lits  distincts, 
séparés  par  de  minces  couches  de  terre  argileuse  brune.  Pour 
l'extraire,  on  bocarde  les  parties  les  plus  riches,  et  on  les  traite 
par  l'eau  bouillante  pour  avoir  une  solution  saturée.  On  fait  cris- 
talliser. Le  résidu,  qui  est  rejeté,  contient  encore  plus  de  la  moi- 
tié du  nitrate  qu*il  pourrait  fournir. 

D'après  une  analyse  de  M.  Hayes,  le  sel  natif  se  compose  de  : 

M  traie  de  soude 04,98 

Sulfate  de  soude 3,00 

Chlorure  de  sodium '.'SjOO 

lodure  do  sodium 0,63 

Coquilles  et  marne J,60 

Mais  la  pureté  en  est  certainement  très-variable,  et  M.  Mariano 
de  Rivero,  qui  en  a  donné  la  première  description,  annonce  que 
le  nitrate  de  soude  est  parfaitement  pur  dans  quelques  parties. 

Le  nitrate  de  soude  est  aujourd'hui  substitué  avec  avantage  au 
nitrate  de  potasse, pour  la  fabrication  de  l'acide  nitrique,  à  cause 
de  son  bas  prix  d'abord,  et  ensuite  parce  qu'il  contient  62  fi  pour 
iOO  d'acide,  au  lieu  de  53,44  que  renferme  le  nitre  ordinaire. 
Mais  il  ne  convient  pas  pour  la  fabrication  de  la  poudre,  parce 
qu'il  s'humecte  à  Tair. 

fioude  boratée. 

Ce  sel,  formé  par  la  combinaison  de  l'acide  borique  avec  la 
soude,  se  nommait  autrefois  borax,  nom  tiré  de  l'arabe  ;  tinckal, 
qui  paraît  être  son  nom  indien;  enQn  chrysocollCy  de  deux  mots 
grecs  qui  indiquent  l'usage  qu'on  en  fait  pour  souder  l'or.  Le  bo- 
rax se  trouve  dans  un  assez  grand  nombre  de  lieux,  mais  surtout 
dans  l'Inde,  au  Thibet,  en  Chine,  et  dans  deux  mines  du  Potosi, 
au  Pérou  ;  c'est  du  Thibet  que  venait  anciennement  la  plus  grande 
partie  de  celui  du  commerce. 
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Le  borax  existe  dissous,  ou  se  forme  dans  les  eaux  de  plusieurs 
lacs  de  celte  dernière  contrée;  il  parait  qu'il  cristallise  dans  la 
?ase  de  ces  lacs,  et  surtout  vers  leurs  bords,  par  le  dessèchement 
partiel  qui  s'y  opère  pendant  le  temps  des  plus  fortes  chaleurs  ; 
on  Ten  retire  et  on  le  livre  au  commerce  tel  qu'il  est,  c'est-à-dire 
sali  par  de  l'argile  et  par  une  matière  grasse  particulière,  sapo- 
nifiée à  l'aide  d'un  excès  de  soude. 

Ce  borax  brut  de  l'Inde,  ou  tinckal^  est  remarquable  par  sa 
forme  ;  il  se  présente  presque  toujours  en  prismes  hexagones  ou 
octogones  très-comprimés,  terminés  par  une  base  oblique  et  par 
deux  facettes  (var.  dihexaèdre  Haûy).  Ces  cristaux  soitt  toujours 
très-petits^  translucides  ou  opaques,  blanchâtres  ou  verdâtres, 
mélangés  d'argile  et  doux  au  toucher.  Haûy  les  faisait  dériver  d'un 
prisme  rectangulaire  oblique,  dont  deux  des  faces  répondaient 
aux  deux  plus  larges  faces  du  prisme  hexaèdre  ;  mais  on  prend 
aujourd'hui  pour  forme  primitive  le  prisme  rhomboïdal  oblique, 
dont  les  faces  inclinées  entre  elles  de  86<»  30'  et  93*  30',  répondent 
aux  quatre  petites  faces  du  prisme  hexaèdre  ;  et  c'est  sur  ces 
quatre  faces,  allernalivement,  que  se  trouvent  placées  les  deux 
facettes  de  chaque  base. 

On  trouvait  aussi  autrefois  dans  le  commerce  un  borax  demi- 
raffiné,  dit  borax  de  Chine,  qui  se  présentait  sous  la  forme  de  mas- 
ses ou  de  croûtes  de  4  à  5  centimètres  d'épaisseur,  amorphes 
d'un  côté,  terminées  par  des  pointes  de  cristaux  de  l'autre,  et 
assez  semblables,  quant  à  Textérieur,  au  sucre  de  lait. 

Pendant  longtemps  les  Hollandais  ont  été  presque  exclusive- 
ment en  possession  de  l'art  de  raffiner  le  borax.  Ce  n'est  guère 
qu'en  1818  que  Robiquet  est  parvenu  à  le  purifier  et  à  nous 
affranchir  de  la  sujétion  où  nous  nous  trouvions  placés  à  cet  égard  ; 
mais  bientôt  après,  la  grande  extension  qui  fut  donnée  à  l'extrac- 
tion de  l'acide  borique  des  lagoni  de  Toscane,  est  venue  anéantir 
l'importation  du  borax  de  l'Inde  et  sa  purification  ;  et  maintenant 
tout  le  borax  du  commerce  est  fabriqué  artificiellement  en  com- 
binant l'acide  borique  de  Toscane  avec  la  soude.  C'est  en  se  livrant 
à  cette  fabrication,  que  MM.  Buran  et  Payen  ont  découvert  qu'en 
changeant  les  circonstances  de  la  cristaliisation,  on  faisait  varier 
la  forme,  la  composition  et  les  propriétés  du  sel.  De  telle  sorte 
qu'on  connaît  maintenant  deux  espèces  de  borax  raffiné,  que  l'on 
désigne,  d'après  la  forme  de  leurs  cristaux,  sous  les  noms  de  borax 
prismatique  et  de  borax  octaédrique. 

Le  borax  prismatique  est  le  plus  anciennement  connu.  Il  est  en 
gros  cristaux  blancs,  d'une  transparence  imparfaite  et  d'une  sa- 
veur alcaline  ;  il  verdit  également  le  sirop  de  violettes,  ce  qui  le 
distingue  de  l'alun.  Lorsque  les  cristaux  présentent  quelques 

Digitized  by  CjOOQ IC 


460  FAMILLE  DU  SODIUM. 

faces  déterminabies,  il  est  rare  qu'on  n*f  reconnaisse  pas  le  prisme 
rectangulaire  de  Haiiy,  terminé  par  une  portion  de  base  inclinée 
de  106"*  1'  sur  la  face  du  prisme,  et  par  deux  facettes  latérales 
(forme  émoussée  de  Haiiy). 

Le  borax  prismatique  pèse  1,705  ;  il  s'erfleurit  superficiellement 
dans  un  air  sec  et  n'éprouve  point  d'altération  dans  un  air  hu- 
mide ;  il  est  soluble  dans  8  à  40  parties  d'eau  froide  et  dans  2  par- 
ties seulement  d'eau  bouillante  ;  sa  dissolution  concentrée,  addi- 
tionnée d'acide  sulfurique,  nitrique  ou  chlorhydrique,  laisse 
cristalliser  de  l'acide  borique,  sous  forme  de  lames  brillantes  et 
nacrées.  Il  contient  iO  molécules  d'eau  ou  47,i0  pour  100. 

Le  borax  exposé  au  feu  se  fond  dans  son  eau  de  cristallisation,  se 
boursoufle  considérablement,  se  dessèche,  et  enfin  se  fond,  à  la 
chaleur  rouge,  en  un  verre  transparent  et  incolore.  Ce  verre  jouit 
de  la  propriété  de  dissoudre  la  plupart  des  oxydes  métalliques  et 
de  prendre  une  couleur  particulière  pour  chacun  d'eux,  de  ma- 
nière qu'on  l'emploie  dans  les  essais  docimasiques  pour  recon- 
naître ces  oxydes.  Mais  son  plus  grand  usage  est  pour  faciliter  la 
soudure  des  métaux,  en  dissolvant  l'oxyde  qui  les  recouvre  et 
empêchant  qu'il  ne  s'en  forme  d'autre  par  le  contact  de  l'air. 

Le  borax  octaédrique  diffère  du  premier  par  sa  forme,  qui  est 
l'oclaèdre  régulier  ;  par  sa  pesanteur  spécifique  plus  grande  ;  car 
elle  est  de  1,815  ;  enfin  parce  qu'il  ne  contient  que  5  molécules 
d'eau  de  cristallisation,  ou  30,81  pour  100.  Les  cristaux,  au  lieu 
de  s'effleurir  dans  un  air  sec  comme  les  premiers,  s'y  conservent 
intacts,  tandis  qu'au  contraire  ils  deviennent  opaques  et  se  déli- 
tent dans  l'air  humide.  Pour  les  arts,  ce  borax  offre  de  très- 
grands  avantages  sur  le  premier  :  il  est  plus  dur,  plus  tenace,  et 
ne  se  divise  pas  en  éclats  par  le  frottement  ;  il  se  boursoufle 
moins  lorsqu'on  le  fond,  et  procure  des  soudures  plus  promptes 
et  plus  parfaites  (i).  Enfin  il  offre  une  grande  économie  dans  le 
transport  et  l'emmagasinage,  puisqu'il  contient  plus  de  matière 
réelle  sous  le  même  poids  et  le  même  volume.  Mais  cette  raison 
même  doit  le  faire  rejeter  de  la  médecine,  où  les  doses  fixées  par 
les  formulaires  ont  été  établies  d'après  la  composition  du  borax 
prismatique. 

Voici  comment  on  obtient  le  borax  octaédrique  :  au  lieu  de 
former  une  dissolution  bouillante  de  borax  qui  marque  seule- 
ment 20  degrés  au  pèse-sels  de  Baume,  et  qui,  en  raison  de  ce 
faible  degré  de  concentration,  ne  commence  à  cristalliser  qu'à 

(1)  Plusieurs  fois  des  ouvriers  se  sont  adressés  à  moi  pour  connaître  la  nature 
d'une  substance  que  plusieurs  d'entre  eux  emploient  avec  plus  d'avantage 
encore,  pour  la  soudure  dos  métaux,  et  dont  on  leur  fait  un  secret.  Cette  sub- 
stance est  du  borax  fondu  et  anhydre. 
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55  OU  50  degrés  de  température  et  ne  produit  que  du  borax 
prismatique,  on  forme  une  dissolution  bouillante  qui  marque 
30  degrés  au  pèse-sels.  Alors  celle  dissolution  commence  à  cris- 
lalliser  à  79  degrés  et  dépose  du  borax  oclaédrique  tant  qu'elle 
est  au-dessus  de  56  degrés  de  température.  Au-dessous  de  ce 
terme  elle  ne  donne  plus  que  du  borax  prismatique,  comme  la 
première. 
Voici  la  composition  des  trois  espèces  de  borax  : 

Prismatique.        Octaédrique.  Aubydre. 

Acide  borique 36,53  47,79  69,06 

Soude 16,37  2i,4l  30,9i 

Eau 47,10  30,80  » 

sa  B«  4-  lOH.  Sd  B»  4-  5H.         Sd  B«. 

Tinkahite.  —  Sous  ce  nom,  M.  Phipson  a  fait  connaître  un  borate 
sodico-calcique  du  Pérou,  trouvé  dans  les  couches  de  nitrate  de 
soude.  11  est  en  tubercules  assez  tendres,  à  cassure  soyeuse; 
traité  par  Teau,  il  lui  cède  du  borax  et  du  sel  marin.  Sa  composi- 
tion paraît  se  rapprocher  de  : 

NaO,^BoO»  +  2CaO,3BoO»-|-  lOHO. 
liodimni  et  alamlniam  fluorure». 

Fluorure  almninosodiquey  alumine  ftuatée  alcaline j  cryolite  ou 
eisitein.  —  Ce  minéral  n'a  encore  été  trouvé  qu'à  Ivikaët,  dans  le 
Groenland.  11  y  forme  des  veines  dans  un  granité  stannifère  eC 
wolframifère.  Il  est  en  masses  lamelleuses,  d'un  blanc  laiteux, 
qui  possèdent  trois  clivages  perpendiculaires.  Il  a  un  aspect 
vitreux,  un  peu  perlé;  il  pèse  2,963.  Il  est  rayé  par  le  fluate  de 
chaux.  Il  paraît  formé,  d'après  une  analyse  de  Berzélius,  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Fluor 54,07  459  42 

Aluminium 13  76  2 

Sodium 32,93  115  3 

Formule:  Al  P  +  3Sd  F. 

FAMILLE  DU  POTASSIUM. 

Cette  famille  est  moins  nombreuse  et  moins  variée  que  celle  du 
sodium  ;  elle  ne  comprend  guère  que  le  potassium  chloruré^  la 
potasse  nitratéCy  la  potasse  sulfatée^  la  potasse  et  Valumine  sulfatées  ; 
enfin  la  potasse  unie  à  la  soude,  à  la  lithine  et  à  d'autres  bases 
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silicalées.  Quanta  ces  derniers  composés,  nous  nous  contente- 
rons d'en  donner  le  tableau,  ne  devant  traiter  que  de  quelques 
espèces  en  particulier. 

PotaMlmn  ckloruré. 

Muriate  dépotasse.  —  Ce  sel  ne  se  trouve  pas  pur  et  isolé  dans  le 
règne  minéral.  II  existe  seulement  mélangé  en  petite  quantité  au 
sel  gemme  de  quelques  mines  d'Allemagne,  où  il  a  été  découvert 
par  M.  Vogel.  Il  cristallise  en  cube  comme  le  sel  marin,  mais  il 
s'en  distingue  par  le  précipité  jaune  qu'il  forme  dans  le  soluté  de 
chlorure  de  platine.  Décomposé  par  Tacide  sulfurique,  il  donne, 
au  lieu  de  sulfate  de  soude  prismatique,  fragile  et  trèsefflores- 
cent,  un  sel  qui  cristallise  en  pointes  de  dodécaèdre  pyramidal, 
très-dur  et  non  çfflorescenl. 

Potasse  sKratée. 

Ce  sel,  qui  porte  aussi  les  noms  de  nitre  et  de  salpêtre ,  se  trouve 
en  assez  grande  quantité  dans  la  nature,  mais  non  en  masses  con- 
sidérables. Il  est  disséminé  dans  le  sol,  et  vient  se  montrer  à  sa 
surface  sous  la  forme  d'une  efflorescence  blanche,  qu'on  enlève 
lorsqu'elle  a  acquis  une  certaine  épaisseur,  et  qui  ne  tarde  pas  à 
se  reproduire.  C'est  ainsi  qu'on  se  procure  le  nitre  dans  l'Inde, 
dans  l'Amérique  méridionale  et  dans  quelques  contrées  de  l'Es- 
pagne ;  mais  la  plus  remarquable  de  ces  nitrières  est  sans  contredit 
celle  du  Pulo  de  la  Molfetla,  découverte  en  1783  dans  le  royaume 
'de  Naples,  par  M.  Fortis.  Ce  Pulo  est  un  enfoncement  circulaire 
d'environ  400  mètres  de  circonférence  et  de  33  mètres  de  profon- 
deur; il  paraît  avoir  été  creusé  par  affaissement  dans  une  pieri^ 
calcaire  coquillière,  et  est  percé,  sur  les  côtés,  de  trous  servant 
d'ouvertures  à  des  grottes  qui  se  prolongent  sous  le  terrain.  C'est 
contre  toute  la  paroi  de  ces  grottes  que  l'on  trouve  une  grande 
quantité  de  nitre  presque  pur,  et  qui  s'y  régénère  dans  l'espace 
d'un  mois  à  six  semaines,  sans  qu'on  puisse  attribuer  sa  régéné- 
ration à  la  fréquentation  des  animaux;  car  on  a  remarqué  que 
les  grottes  les  plus  riches  sont  celles  que  la  petitesse  de  leur  ou- 
verture met  à  l'abri  de  leur  atteinte. 

Mais,  comme  les  mines  de  salpêtre  naturel  sont  loin  de  pouvoir 
sufQre  à  la  grande  consommation  que  l'on  fait  de  ce  sel,  on  a 
établi  des  nitrières  artificielles  en  France,  et  surtout  en  Alle- 
magne, en  exposant,  sous  des  hangars  humides,  des  terres  cal- 
caires mêlées  de  substances  végétales  et  animales. 

Lorsqu'on  juge  la  formation  du  nitre  suffisamment  avancée,  on 
lessive  les  terres  et  on  traite  les  liqueurs  à  peu  près  de  la  môme 
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manière  que  je  le  dirai  toutà  Theure  pour  la  fabrication  du  sal- 
pêtre à  Paris. 

On  a  cru  pendant  longtemps  que,  dans  les  nitrièresartiûcielles, 
la  formation  de  Tacide  nitrique  et,  par  suite,  celle  des  nitrates, 
était  due  à  la  combinaison  de  Tazote  des  substances  animales 
avec  Toxjgène  de  Tair,  et  Ton  admettait  qu'il  en  était  de  môme 
pour  les  nitrières  naturelles,  et  que  toujours  les  animaux  ou  les 
végétaux  fournissaient  Tazole  nécessaire  à  la  formation  de  Tacide. 
Mais  cette  tbéorie  est  tout  à  fait  inadmissible,  quand  on  pense  à 
l'abondante  production  de  nitre  qui.  a  lieu  dans  les  plaines 
sablonneuses  de  la  Perse,  de  l'Arabie  et  des  Indes,  dans  les 
grottes  de  Geylan,  au  Pulo  de  la  Molfetta,  dont  il  a  été  parlé  plus 
haut,  enQn  à  la  surface  des  bancs  de  craie  de  la  Roche-Gujon, 
près  de  Mantes  (Seine-et-Oise).  Pour  tous  ces  lieux,  où  la  produc- 
tion du  nitre  ne  peut  être  attribuée  à  des  matières  animales  qui 
n'y  existent  pas,  on  est  obligé  d'admettre  l'explication  de  M.  Lon- 
champ,  que  l'acide  nitrique  se  forme  aux  dépens  des  éléments 
de  l'air,  absorbés  et  condensés  par  les  terrains  poreux;  de  même 
que  le  charbon  condense  et  détermine  la  combinaison  de  l'hy- 
drogène et  de  l'oxygène  qu'il  a  absorbés  à  l'état  de  mélange. 
L'acidification  de  l'azote  est  d'ailleurs  favorisée  par  la  présence 
de  la  chaux,  de  la  magnésie,  et  par  celle  de  la  potasse  provenant 
du  détritus  des  végétaux  que  les  vents  portent  jusque  dans  les 
endroits  les  plus  incultes  ;  ou  qui  résuhe  de  la  décomposition 
lente  des  minéraux  qui  la  contiennent.  Celte  explication,  une  fois 
admise  pour  les  nitrières  naturelles,  tend  à  faire  changer  celle 
des  nitrières  artificielles;  car  si,  dans  un  cas,  l'acide  nitrique  se 
forme  aux  dépens  des  principes  de  l'air,  pourquoi  dans  l'autre  la 
même  formation  n'aurait-eile  pas  lieu?  Il  est  probable,  en  effet, 
que,  dans  tous  les  cas,  l'acide  nitrique  est  produit  par  Toxygé- 
nation  de  Tazote  atmosphérique,  et  que  les  substances  animales 
agissent  surtout  en  fournissant  de  l'ammoniaque,  qui,  de  même 
que  toute  base  forte,  tend  à  déterminer  la  formation  d'un  acide, 
lorsque  les  éléments  s'en  trouvent  réunis. 

A  Paris,  la  formation  du  salpêtre  est  due  aux  mêmes  causes; 
car  cette  grande  ville,  présentant  un  grand  nombre  d'endroits 
bas,  peu  aérés,  saturés  d'exhalaisons  animales,  et  entourés  de  murs 
calcaires,  peut  être  considérée  comme  une  immense  nitrière  arti- 
ficielle. On  a  donc  soin  d'inspecter  tous  les  plairas  qui  provien- 
nent de  la  démolition  des  vieux  murs;  et,  lorsqu'on  reconnaît 
qu'ils  contiennent  une  quantité  de  nitre  exploitable,  on  les  trans- 
porte dans  les  ateliers  des  salpêtriers,  où  ils  sont  pulvérisés  et 
lessivés.  L'eau  en  dissout  sept  sels  dont  les  proportions,  sur 
100  parties,  sont  d'environ  70  de  nitrate  de  chaux  et  de  magnésie, 
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10  de  sel  marin,  10  de  nitrate  de  potasse  et  5  de  sulfate  de  chaux 
et  de  chlorhydrates  de  chaux  et  de  magnésie.  On  fait  évaporer 
cette  eau  depuis  5  jusqu'à  25  degrés,  dans  une  chaudière  de 
cuivre,  où  elle  se  trouble  et  précipite  une  matière  boueuse,  que 
Ton  reçoit  dans  un  chaudron  placé  au  fond  de  la  liqueur  et  sus- 
pendu à  une  poulie,  afin  qu'on  puisse  le  retirer  de  temps  en 
temps.  On  ajoute,  dans  la  liqueur  à  25  degrés,  une  dissolution 
de  potasse  du  commerce,  laquelle  y  forme  uu  précipité  dû  à  la 
décomposition  des  nitrates  et  chlorhydrates  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie, et  produit,  d'un  autre  côté,  du  nitrate  de  potasse  et  du 
chlorure  de  potassium  qui  restent  dans  la  liqueur. 

Lorsque  la  précipitation  est  opérée,  on  porte  la  liqueur  dans  un 
réservoir  placé  à  proximité  de  la  chaudière;  et,  quand  elle  est 
reposée  et  éclaircie,  on  la  remet  dans  la  chaudière  pour  la  faire 
évaporer  de  nouveau. 

Cette  liqueur  contient  alors  une  grande  quantité  de  nitrate  de 
potasse,  tout  le  sel  marin  de  l'eau  de  lessivage,  du  chlorure  de 
potassium,  et  une  certaine  quantité  de  sels  calcaires  et  magné- 
siens échappés  à  la  précipitation  par  la  potasse.  Lorsqu'elle  ap- 
proche de  42  degrés,  le  sel  marin  s'en  sépare  :  on  l'enlève  avec 
des  écumoires,  et  on  le  met  égoutter  dans  un  panier  placé  au- 
dessus  de  la  chaudière.  Quand  la  liqueur  est  parvenue  à  45  de- 
grés, on  la  laisse  reposer,  et  on  la  porte  dans  des  vases  de  cuivre 
où  elle  cristallise  :  on  décante  l'eau-mère,  on  fait  égoutter  le  sel, 
on  le  lave  une  fois  dans  l'eau  de  lessivage  à  5  degrés;  et,  après 
ravoir  fait  sécher,  on  le  livre  à  l'administration  centrale  sous  le 
nom  de  salpêtre  brut  :  il  contient  alors  de  0,85  à  0,88  de  nitrate 
de  potasse,  et  le  reste  se  compose  de  beaucoup  de  sel  marin,  d'un 
peu  de  chlorure  de  potassium  et  de  sels  déliquescents. 

On  procède  au  raffinage  de  ce  salpêtre  en  le  mettant  dans  une 
chaudière,  avec  le  cinquième  de  son  poids  d'eau,  chauffant  jus- 
qu'à Tébullition,  et  entretenant  toujours  la  même  quantité  d'eau 
dans  la  chaudière  ;  par  ce  moyen  on  en  dissout  presque  que  les 
sels  déliquescents  et  le  nitrate  de  potasse,  dont  la  solubilité  aug- 
mente avec  la  température  de  l'eau,  dans  un  rapport  beaucoup 
plus  grand  que  celle  des  chlorures  de  sodium  et  de  potassium  : 
ces  sels  se  précipitent  donc  au  fond  de  la  liqueur,  et  sont  enlevés 
avec  soin;  lorsqu'il  ne  s*en  sépare  plus,  on  clarifie  la  liqueur 
avec  de  la  colle,  on  l'élend  d'eau,  de  manière  à  en  compléter  le 
tiers  du  poids  du  salpêtre  employé,  et  oïl  la  fait  cristalliser.  On 
trouble  la  cristallisation  pour  avoir  le  sel  dans  un  certain  étal  de 
division;  on  le  lave  avec  de  l'eau  saturée  de  nitre,  pour  le  priver 
des  sels  déliquescents  qui  s'y  trouvent  encore ^  enfin  on  le  fait 
égoutter  et  sécher* 
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Ce  sel,  ainsi  obtenu,  sert  à  la  fabrication  de  la  poudre  à  canon; 
mais  celui  que  l'administration  livre  au  commerce,  ou  n'a  pas 
été  troublé  pendant  sa  crislallisalion,  ou  a  élé  redissous  et  mis  à 
cristalliser  de  nouveau  ;  car  il  est  en  masses  considérables,  for- 
mées de  cristaux  prismatiques  longs  et  cannelés.  Les  cristaux 
isolés  sont  ordinairement  des  prismes  hexaèdres  aplalis,  termi- 
nés par  un  biseau.  Ces  cristaux  dérivent  d'un  prisme  droit  rhom- 
boîdal  dont  les  angles  sont  d'environ  120  degrés  et  60  degrés. 

Le  nitrate  de  potasse  est  blanc,  d'une  saveur  fraîche  et  piquante, 
soluble  dans  4  à  5  parties  d'eau  froide  et  dans  le  quart  de  son 
poids  d'eau  bouillante.  Il  se  fond  à  une  douce  chaleur,  et  se  prend, 
par  le  refroidissement,  en  une  masse  blanche,  opaque,  nommée 
cristal  minéral;  à  la  chaleur  rouge  il  dégage  du  gaz  oxygène,  et 
passe  à  l'état  de  nitrite  ;  une  chaleur  plus  forte  décompose  môme 
l'acide  nilreux,  et  la  potasse  reste  à  nu,  mais  jamais  pure,  ce- 
pendant. 

Le  nitrate  de  potasse  enflamme  tous  les  corps  combustibles  à 
la  chaleur  rouge;  il  fuse  sur  les  charbons  ardents  ;  mêlé,  dans  la 
proportion  de  0,750,  avec  0,125  de  charbon  et  autant  de  soufre, 
il  constitue  la  poudre  à  canon. 

Il  sert  à  l'extraction  de  l'acide  nitrique  et  à  la  fabrication  de 
l'acide  sulfurique.  Son  utilité,  en  médecine,  est  d'être  diurétique, 
étant  pris  à  petites  doses;  car  il  ne  faudrait  pas  le  prescrire  en 
trop  grande  quantité  à  la  fois  ;  il  pourrait  alors  agir  comme 
poison. 

Composition  :  acide  nitrique  53,45,  potasse  46,55. 

Potasse  salfaiée. 

Tartre  vitriolé^  sel  de  duobus.  —  Ce  sel  ne  se  trouve  qu'en  petite 
quantité  parmi  les  produits  des  éruptions  volcaniques;  il  recouvre 
les  laves  récentes  d'un  enduit  léger,  ou  forme  dans  leurs  cavités 
de  petites  masses  mamelonnées,  quelquefois  colorées  en  verdâ- 
tre  ou  en  bleuâtre  par  des  sels  cuivreux.  Pour  le  besoin  des  arts 
et  pour  la  pharmacie,  on  le  prépare  avec  le  résidu  de  la  décom- 
position du  nitrate  de  potasse  par  l'acide  sulfurique  (fabrication 
de  l'acide  nitrique).  Ce  résidu  étant  du  bisulfate  de  potasse,  on 
le  fait  dissoudre  dans  l'eau,  on  le  neutralise  par  du  carbonate  de 
potasse,  on  fait  évaporer  et  cristalliser. 

Le  sulfate  de  potasse  cristallisé  se  présente  presque  toujours 
sous  la  forme  de  dodécaèdres  triangulaires  formés  de  deux  pyra- 
mides à  six  faces,  mais  dont  une  seule  parait.  Ces  pyramides 
approchent  tellement  de  la  régularité  de  celles  qui  dérivent  d'un 
rhomboèdre  que,  pendant  longtemps,  on  a  pensé  que  la  forme 
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primitive  était  un  rhomboèdre.  Mais  l'examen  des  angles  montre 
que  la  base  de  la  pyramide  n'est  pas  un  hexagone  régulier,  et 
Ton  admet  aujourd'hui  que  la  forme  primitive  de  la  potasse  sul- 
fatée est  un  prisme  droit  rhomboïdal  de  iiSk  119degrés. 

Le  sulfate  de  potasse  pèse  2,4;  il  a  une  saveur  amère  désa- 
gréable; il  est  soluble  dans  <0  parties  d'eau  froide;  il  est  très- 
dur,  inaltérable  à  l'air.  Il  décrépite  au  feu  en  raison  d'une  petite 
quantité  d'eau-mère  interposée,  car  il  ne  contient  pas  d'eau  de 
cristallisation.  Sa  dissolution  dans  l'eau  forme  avec  le  chlorure 
de  plaline  un  précipité  jaune  grenu,  et  avec  le  nitrate  de  baryte 
un  précipité  blanc,  insoluble  dans  l'acide  nitrique. 

Potarae  et  alumine  milfatéca. 

Il  existe  deux  composés  de  ce  genre  bien  faciles  à  distinguer  : 
l'un,  soluble  dans  l'eau  et  doué  d'une  saveur  acidulé  et  astrin- 
gente, est  presque  toujours  un  produit  de  l'art  et  porte  le  nom 
d'alun;  l'autre,  insipide  et  insoluble,  est  une  roche  naturelle  que 
ses  rapports  de  composition  avec  le  sel  précédent  ont  fait  nom- 
mer alunite. 

Alunite. 

Alumine  sous'sulfatée  alcaline  dt  Haùy.  —Substance  pierreuse  qui 
se  présente  en  masses  compactes,  à  cassure  irrégulière  ou  légè- 
rement conchoïde,  d'un  blanc  jaunâtre  ou  rosàtre.  Quelques 
échantillons  sont  caverneux  à  la  manière  de  la  pierre  meulière 
et,  dans  ce  cas,  les  cellules  sont  ordinairement  tapissées  de  très- 
petits  cristaux  qui  sont  des  rhomboèdres  presque  cubiques,  et 
qui  sont  presque  la  seule  forme  déterminable  sous  laquelle  se 
présente  l'alunite. 

L'alunite  pèse  de  2,694  à  2,752.  Elle  est  assez  tendre  lorsqu'elle 
est  pure;  mais  elle  est  presque  toujours  mélangée  de  quartz  ou 
^e  feldspath^  qui  en  augmentent  beaucoup  la  dureté.  Elle  forme 
des  collines  entières  à  la  Tolfa  et  à  Piombino^  en  Italie,  et  on  la 
trouve  également  en  Hongrie,  dans  les  îles  grecques,  en  Auver- 
gne, à  la  Guadeloupe;  enGn  dans  beaucoup  de  terrains  volcani- 
ques anciens  et  modernes,  au  milieu  des  trachytes  et  des  ponces, 
et  toujours  accompagnée  de  feldspath  dont  les  éléments  ont  pu 
contribuer  à  sa  formation. 

La  composition  de  l'alunite  n'est  pas  encore  bien  connue  et 
peut-être  n'est-elle  pas  constante.  Pour  s'en  faire  une  idée  plus 
juste,  je  crois  qu'il  faut  la  comparer  à  la  composition  de  Yalun  sa- 
turé d alumine  obtenu  par  M.  KiiTault,  en  neutralisant  avec  de  la 
potasse  un  soluté  d'alun  ordinaire.  Ce  précipité  était  formé  de  : 
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Acide  sulfurique...  36,19 

Alumine 35,17 

Polasse 10,82 

Eau 17,82 
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Rapporti  moléculaires. 

72,38 

54,75 

18,34 

158,04 


Formule  :  Al»S»  +P8  S  +  OH. 


I.  R.  mol.l 
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V.        Rapp. 
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27 
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9 

35,49    4,18 

31,80 

5 

26 

6,5 

40 

8 

39,65    3,635 

5,60 
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7,3 

2 

13,8 

3 

10,02    1 

3,72 

3 
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12 
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12 

14,83    8 

28,40 

» 

26,5 
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» 

» 

»        » 

1,44 

)» 

4 

» 

» 

B 

»        » 

Si  maintenant  on  suppose  que,  dans  l'alunite  naturelle,  la  silice 
qu'elle  contient  très-souvent  en  proportion  considérable,  soit  en 
dehors  de  sa  composition,  on  trouvera  presque  toujours  le  minéral 

formé  des  deux  mômes  sulfates  Al  S  et  Ps  S,  mais  dans  des  rap- 
ports variables. 
En  voici  des  exemples  : 


SO».... 
AIW.. 
PsO.... 
BH).... 
SiO» . . . 
FeW.. 


I.  Alunùe  de  la  Tolfa^peLV  Klaprolh  :  4  Al  S  +  Ps  S  +  4H. 
n.      —    du  Mont' Dore,  par  Cordier  iSAj  S  +  Ps  S -f- 3H. 
m.     —    de  Beregszasz,  par  Berlhier  :  TAl  S*+  2PsS  +  12H. 

IV.  _    de  Montioncj  par  Descotils  :  SAl^S^  +  3Ps  S  +  12H, 

ou  :  6AÏS  +  3PsS  +  l^£H  +  2Ai. 

V.  —    cristallisée,  par  Cordier  :  3Al  S  +  Ps  S  +  8H  +  Al. 
Les  deux  dernières  analyses  présentent  un  excès  d'alumine  qui 

se  trouve  très-probablement  hydratée,  au  moyen  d'une  partie  de 
Teau  contenue  dans  la  formule, 

Alun  solnble. 

Ce  sel  est  formé  de  trisulfate  d'alumine,  de  sulfate  de  potasse 

et  d'eau;  sa  formule  est  Al  S^  +  P^  S  +  24H,  et  sa  composition 
en  centièmes  est  de  : 

Rapporti  moléculaires. 

Acide  sulfurique 33,72  4 

Alumine i0,83  1 

Potasse 9,93  1 

Eau 45,52  24      . 
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L'alun  est  incolore,  transparent,  d'une  saveur  acidulé  et  astrin- 
gente; il  rougit  le  tournesol;  il  est  soluble  dans  14  à  15  parties 
d'eau  froide  et  dans  moins  de  son  poids  d'eau  bouillante.  Il  cris- 
tallise en  octaèdres  réguliers;  il  est  légèrement  efflorescent  à 
l'air;  au  feu,  il  éprouve  la  fusion  aqueuse,  se  boursoufle  considé- 
rablement et  se  dessèche  eo  une  masse  blanche  et  très-poreuse 
nommée  alun  calciné.  A  une  forte  chaleur,  le  sulfate  d'alumine 
est  décomposé  et  il  reste  de  l'alumine  et  du  sulfate  de  potasse. 
Enfin  à  une  température  encore  plus  élevée,  le  sulfate  de  potasse 
paraît  être  décomposé  lui-même  et  l'alumine  se  combine  direc- 
tement avec  la  potasse. 

L'alun  ne  sejtrouve  qu'en  petite  quantité  dans  la  nature,  à  la 
surface  des  schistes  argileux  mélangés  de  sulfpre  de  fer,  et  il  s'en 
forme  journellement  dans  les  houillères  embrasées,  dans  les  sol- 
fatares et  dans  les  cavités  de  volcans  encore  fumants;  mais  tout 
celui  du  commerce  est  préparé  artificiellement  par  plusieurs 
procédés  que  je  vais  décrire,  et  qui  ne  donnent  pas  tous  des  pro- 
duits parfaitement  identiques. 

i^  Alun  d'Italie  ou  alun  de  Rome.  —  On  le  prépare  avec  l'alunite 
de  là  Tolfa,  qui,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  est  formée  de  diffé- 
rentes proportions  de  sulfate  neutre  d'alumine  et  de  sulfate  de 
potasse  (I)  ;  de  telle  sorte  qu'en  enlevant  à  l'alunite  de  l'alumine, 
on  peut  toujours  la  transformer  en  trisulfale  d'alumine  et  en  sul- 
fate de  potasse,  qui  sont  les  éléments  de  l'alun.  Pour  obtenir  ce 
résultat,  on  calcine  la  pierre  et  on  l'expose  pendant  quelques  mois 
à  l'air,  en  l'arrosant  de  temps  en  temps.  Il  paraît  que,  pendant  la 
calcinalion,  l'excès  d'alumine  s'unit  à  la  silice  que  contient  tou- 
jours la  pierre,  et  que  l'alun  soluble  qui  se  forme  alors  peut  être 
enlevé  lentement  par  l'eau.  Dans  tous  les  cas,  on  lessive  la  ma- 
tière effleurie  à  Tair,  on  fait  évaporer  et  cristalliser. 

L'alun  de  Rome  diffère  par  plusieurs  caractères  de  celui  des 
fabriques  françaises  ou  autres.  11  est  coloré  en  rose  par  du  sulfate 
neutre  d'alumine  et  de  fer,  mais  ce  composé  est  complètement 
insoluble  et  la  dissolution  est  tout  à  fait  exempte  de  fer.  Cest 
cette  absence  du  fer  dans  la  dissolution,  qui  cause  la  supériorité 
de  l'alun  de  Rome  dans  la  teinture  ;  mais  la  cause  étant  connue, 

(1)  Pour  moi  un  sulfate  neulre^  que  sa  base  soit  de  Taluniine  ou  de  la  potasse, 
est  celui  qui  contient  une  molécule  de  base  pour  une  molécule  d'acide  ;  et 
généralement  un  sel  neutre^  sulfate,  silicate,  azotate  ou  autre,  est  celui  qui 
contient  un  nombre  égal  de  molécules  de  base  et  d'acide  (voir  Hevue  scientifique 
et  industrielle  de  M.  Quesneville,  t.  XX,  p.  4:').  Peut-être  vaudrait-il  encore 
mieux  n'employer  Texpression  de  sel  neutre  que  pour  exprimer  rétat  d'un  sel 
qui  n'est  ni  acide  ni  alcalin,  aux  goût  comme  aux  réactifs  colorés;  et  indiquer  les 
variations  de  composition  des  sels  par  les  particules  équi,  wdy  bi^  tri,  qua- 
drij  etc.,  appliquées  au  mot  qui  caractérise  l'acide  ou  la  base. 
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on  conçoit  qu'on  puisse  arriver  partout  au  même  résultat  à  l'aide 
de  procédés  de  purification.  De  plus,  l'alun  de  Rome  dissous  à 
froid  dans  l'eau  et  concentré  à  une  température  qui  ne  dépasse 
pas  42  degrés,  cristallise  en  cubes  opaques;  (andis  que  si  on  le  dis- 
sout ou  si  on  révapore  à  une  température  supérieure,  il  aban- 
donne une  petite  quantité  de  sulfate  double  insoluble  et  se  trouve 
converti  en  alun  ordinaire,  octaédrique  et  transparent.  L'alun  de 
Rome  diffère  donc  véritablement  des  autres  par  une  proportion 
un  peu  plus  grande  d'alumine. 

Alun  de  Liège. — Dans  ce  pays,  on  fabrique  l'alun  avec  des  schistes 
argileux  mêlés  de  sulfure  de  fer.  On  laisse  ces  scbisles  exposés  à 
l'air  pendant  un  an  et  même  davantage.  Le  fer  s'oxyde,  et  le  sou- 
fre devenu  acide  sulfurique  se  partage  entre  l'alumine  et  l'oxyde 
de  fer  :  mais  comme  le  sulfate  d'alumine  ne  constitue  pas  de  l'a- 
lun  à  lui  seul,  et  qu'il  faut  d'ailleurs  en  séparer  Toxyde  de  fer, 
on  grille  le  miners^i  effleuri,  en  le  disposant  par  couches  alterna- 
tives avec  des  fagots,  et  en  formant  des  tas  considérables  auxquels 
on  met  le  feu.  Par  ce  moyen,  le  fer  passe  au  maximum  d'oxydation 
et  devient  peu  susceptible  de  rester  combiné  à  l'acide  sulfurique; 
d'un  autre  côté,  la  cendre  des  fiigots  ajoute  au  sulfate  d'alumine 
la  potasse  nécessaire  pour  le  convertir  en  alun.  On  lessive  le 
lout,  on  fait  évaporer  la  liqueur,  et  on  la  fait  cristalliser.  L'eau- 
mère  contient  encore  de  l'alun;  mais  comme  elle  renferme  aussi 
du  sulfate  acide  d'alumine  non  cristallisable  par  défaut  de  po- 
tasse, la  cendre  du  bois  n'en  ayant  pas  fourni  assez,  on  y  ajoute 
toujours  une  certaine  quantité  de  cet  alcali  avant  de  procéder  à 
une  seconde  cristallisation.  On  purifie  tout  cet  alun  en  le  faisant 
dissoudre  et  cristalliser  de  nouveau. 

A  Paris  et  dans  d'autres  villes  manufacturières  on  fait  de  l'a- 
lun de  toutes  pièces-:  pour  cela  on  prend  de  l'argile  qui  soit  peu 
chargée  de  carbonate  de  chaux  et  d'oxyde  de  fer;  on  la  calcine 
pour  oxyder  le  fer  au  maximum,  on  la  pulvérise,  et  on  la  traite 
par  l'acide  sulfurique  un  peu  étendu,  dans  des  auges  de  plomb. 
Lorsque  le  sulfate  d'alumine  est  formé,  on  le  dissout  dans  l'eau,  on 
y  ajoute,  soit  du  sulfate  de  potasse,  soit  du  sulfate  d'ammoniaque 
(AzW,H^0+S03)  qui  possède,  comme  le  premier,  la  propriété  de 
changer  le  sulfate  d'alumine  en  alun,  et  l'on  fait  cristalliser. 

C'est  une  chose  bien  remarquable  que  cette  substitution  dans 
l'alun,  et  dans  beaucoup  d'autres  composés  chimiques,  de 
AzW,H*0  à  KO  ou  PsO;  et  rien  n'est  plus  propre  à  démontrer 
que  l'ammoniaque  hydratée  doit  plutôt  être  considérée  comme 
un  oxyde  métallique  (Az3H')0,  qui  se  trouve  être  isomorphe  avec 
la  potasse  PsO,  malgré  la  nature  composée  de  son  radical  mé- 
tallique, qui  a  reçu  le  nom  d'ainmonium, 
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Les  chimistes  ont  obtenu  beaucoup  d'autres  substitutions  dans 
la  formule  de  l'alun,  de  sorte  que  les  aluns  forment  aujourd'hui 

un  groupe  dont  la  formule  générale  est  R^S»  +  ^^  S  +  24E,  et 

dans  laquelle  R  représente  l'alumine^  ou  des  sesquioxydes  de 
chrome,  d'urane,  de  fer  ou  de  manganèse  ;  et  R,  de  la  potasse  ou 
des  prolozydes  d'ammonium,  de  sodium,  de  magnésium,  de  fer^ 
de  cuivre,  de  manganèse,  etc.  Plusieurs  de  ces  composés  ont  été 
trouvés  dans  la  nature,  tantôt  suivant  les  proportions  réelles  de 
Talun,  d'autres  fois  avec  des  modifications  dans  le  rapport  des 
trois  corps  qui  les  composent  ;  et  comme  ils  se  présentent  géné- 
ralement sous  la  forme  de  filaments  ou  d'aiguilles  très-déliées,  à 
la  surface  des  roches  où  ils  se  forment,  on  les  a  désignés,  à  peu 
près  indistinctement,  sous  le  nom  de  aluns  de  plume.  Je  me  con- 
tenterai d'en  citer  quelques  exemples. 

1^  Alun  fibreux  et  flexible  de  l'intérieur  de  là  grotte  des  eaux  de 
soufre^  à  Aix,  en  Savoie.  D'après  l'analyse  qui  en  a  été  faite  par 
M.  Bonjean,  pharmacien  à  Ghambéry,  ce  sel  est  un  véritable  alun, 
dans  lequel  le  sulfate  de  potasse  est  remplacé  par  les  sulfates  de 


magnésie  et  de  fer.  Sa  formule  est  Aj^S^  +  (Mg,  Fe)S  -j-  24H_. 

2*  Hversalt  provenant  de  l'action  simultanée  de  l'acide  sulfu- 
reux de  l'air  sur  une  lave  de  HavneQord,  en  Islande.  Ce  sel  pré- 
sente simultanément  du  peroxdye  de  fer  comme  remplaçant  d'une 
petite  quantité  d'alumine  et  du  protoxyde  de  fer  et  de  la  magné- 
sie pour  remplacer  la  potasse.  Formule  :  (AI,  Fe)S'  +  (Fe,  Mgjs 

+  24H.  On  le  trouve  également  avec  i8H. 

3*  A  lun  â  base  de  cuivre  de  Schemnilz  en  Hongrie.  —  Suivant  l'a- 
nalyse de  M.  Rendant,  il  est  formé  de  AiS»  +  CuS  +  12H. 

4^  Alun  à  base  de  manganèse  de  Schemnitz,   par  Rendant  : 

2^S3  +  3Mn  S +54H. 
5^  A  lun  de  plume  des  mines  de  Hurlet  et  de  Gampsie,  par 

R.  Phillips  :  2_Ai  Si^  +  3Fe  S*+  48H. 

6*»  Alun  déplume  de  .   ,   .   .  par  Rerthier  :  Aj  S»  +  2Fe  S -|- 

30H. 

V  Alun  de  sonde  du  Pérou  méridional,  par  M.  Thomson,  For- 
mule :  Al^  sa  +  Sd  S  +  5H.  Ce  sel  n'est  pas  un  véritable  alun, 
puisque  le  sulfate  d'alumine  ne  contient  que  2  molécules  d'acide; 
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néanmoins  il  est  sohible  dans  l'eau,  et  sa  saveur  rappelle  celle  de 
l'alun. 

PotftMe  flilieatée. 

La  potasse  silicalée  est  très-répandue  dans  la  terre^  mais  on  ne 
Vj  trouve  pas  isolée.  Réunie  à  d'autres  silicates,  en  proportions 
très-variées,  elle  constitue  un  grand  nombre  de  minéraux  lithoï- 
des  dent  je  me  contenterai  de  donner  les  formules  chimiques,  en 
y  comprenant  les  silicates  à  base  de  soude,  qui  sont  d'ailleurs 
presque  toujours  mêlés  à  ceux  de  potasse  et  qui  leur  sont  iso- 
morphes. Je  n'en  reprendrai  ensuite  que  trois  espèces  ou  trois 
groupes  en  particulier,  à  savoir  :  Voutremer,  les  micas  et  les  feld- 
spaths. 

I.  flllieates  alc»lifère«  boh  «lafltiiieax. 

Terre  de  Chypre  (Klaproth) (Fe,  Pc,  Mg)  SÏ  +  Aq. 

Terre  de  Vérone  (Klaproth) 5(Fe,  Pc,  Mg)  Si  +  3 Ag. 

Pectolile 4Ca*SÏ*  +  3(Sd,  Po)  SÏ  +  3Ag. 

Apophyllile j 

Danburîte 1  Voir  aux  silicates  calcaires. 

Oxavérite / 

II.  Sllleates  aiiimliio-«lc»llfère«. 

Ou  tremer  (Clément  et  Desormes). .  4£PSÏ»  -f  (Sd'SÏ)  +  SiS». 

Lépidomélane SaÎ  SÏ  +  (Fe,  Po)»Si'. 

Néphéline 3^  Si-f(Sd,  Po)»SÏ. 

Sodalite 3Ai  Si"  -f  Sd»Si -|-Sd  Cl». 

Ittnérite SaÎ  Si  +  (Sd,  Ca,  Po)»si  6Ag. 

Micas  magnésiens  :  Éléments  de  composition  Al*Si'*-f-R'S  (voy.  plus  loin). 

Pagodite  de  Nagyag 7 Al^^SÏ*  -f  (Po,  Fe)»Si*  +  9Ag . 

Pagodite  Jaune  et  rouge  de  Chine.  8a[  Si«  +  (Po,  Caj'Si  +  8Ag. 

Pinile  d'Auvergne SAl  SÏ»  +  (Po,  Fe,  Mg)»  Sî/vaaa Ag. 

Gabronile ÎA}  Si*  +  (Sd,  Mg)*Si/xAA/vAg. 

Amphigène  ou  leucile 3 Al  Si*  +  Po'Si». 

Pseudo-albite  (Abisch) 3(Ai,  Fe)  SÏ«  -f  (Ca,  Sd)»Si«. 
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Analcime 3Âjl^Si»  +  (Sd,  Po)»SÏ*  +  6Aq. 

Herschélite 3AÎ_  SÏ«  +  (S<H  Po,  Ca)»si»  +  15Ay. 

Terre  verte  de  la  craie  (Berthier).  Al  Si*  -+-  6(Fe,Po)  Si  +  9Ag. 

—    de  Vérone  (Vanquelin) Al  SÏ»  -f  3(Fe,  Mg,  Po)»SÏ«  +  SAç. 

Nacrite  1"  (Vauquelin) Xi  Si  -f  (Po,  Fe,  Ca)  SÏ. 

Labradorite Al  SÏ -f(Ca,  Sd)  Si*. 

Mésotype Al  SÏ  +  Sd  si  +  2Ag. 

Gieseckite 2Al  Si  -f  (Po,  Fe,  Mn)  SÏ. 

Mica  vitreuxdeMo8Covie(Vauquelin).  2ÇAI  Fe)  Si  -f  Po  Si. 

Micas  à  base  de  lithine (Al  Fê)*si-f  (Po,  Li)  SÎA/v-^(Al,SiF(l) 

Lépidolite  rose  (Regnault) (Al,  Mn)  SÏ  +  (Po,  Li)  si^uwvSi  F. 

Mica  blanc  nacré  de  Zillerihal 4AÎ  Si  -f  Z{?o,  Ca,  Mg)  Si^v/wx/^Al  F. 

ou 2a\«SÏ»  +  (Po,  Ca,  Mg)»si/v«/x/vAl  F. 

—  chroraifère  deSchwarzenstein.  5(Ai  CrOSÎ+2(Po,Mg,CajSÏ/v^     F. 

Micas potasBiquesdeKinilOjOchotzk,  1  3(Ai,  Fe)  Si  -f  (Po,  Mn)  SÏ/wv/x  Al, 

Fahlun,  Brodbo,  Uto )  Si  F  et  A^! 

Micas  magnésiques.  " 

—  vert-noirâlre  de  Sibérie(Rose)    ( Al^  Fe)  Si  +  (Mg,  Po)*  SÏ. 

ou    (£,Fê)*Si»  +  (Mg,Po)»sï. 

—  noir  de  Sibérie  (Klaprolh). . .     (Al  Fe)*si'  +  (Mg,  Po)>Si. 

—  nacré  deMo8covie(Vauquelin).  1  

—  de  Sibérie  (Rose) j  (A!  Ç£)*Si»  -|-  3(Mg,  Po)»si. 

—  de  Jefferson  (MeilzendorO ...  (Al  Fê)*Si*»-|-3(Mg,Po)»SÏ+(Po,Sd)F. 
Mica  de  Zinwald  (Vauquelin) 3(A1  Fê)«si»  +  (Po,  Mn)8sL 

—  vioiairedesÉlats-Unis(Vauq.).  Al^Si» -f  (Po,  Mn)  Si  +  Ag. 

—  de  Varsovie  (Vauquelin) (Àï,  Fê)*si»  +  Po,  SÏ*  H-  ^Aq. 

—  du  Mexique  (Vauquelin) ....  8(Ai,  Fe)  SÏ«  +  Po'si. 

(1)  La  composition  des  micas  présente  deux  circonstances  particulières  : 
presque  toujours  une  partie  de  l'alumine  est  remplacée  par  du  sesquioxyde  de 
fer;  et  presque  toujours  également  on  trouve  une  certaine  quantité  de  nuor 
aont  1  état  de  combinaison  est  incertain. 
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Mica  de  Juschakowa  (Kosales) 4Al£+( Ai,  Mn)Si + 3(Po, Li,  Sd)Si*. 

Killiaile  (Lehant)  (« ) 2 Al  Si  +  (Po,  Fe,  Mg)  sï*  -f  4Ag. 

Oligoklase  80dique Al  Si*-[-(Sd,  Ca,  Po)  SÏ. 

—  calcique Xi 'si*  +  (Ca,  Sd)  SÏ.      . 

Achmilc Fe  Si»  +  (Sd,  Ca)  SÏ. 

Méionite  d'Arfwedson 2A1  Si*  +  3(Po,  Ca)  Si. 

Nacrite  2«  (VauqueUn) Al  Si'«  +  (Po,  Ca,  Fe)  Si  +  2Aq. 

Feldspath  sodique  ou  albitc ...  Al  Si«  -f  (Sd,  Ca)  Si. 

Péricline Al  Si»  +  (Sd ,  Po,  Ca)  SÏ. 

Feldspath  vitreux  ou  ryacolite ....  Al  Si'  +  (Po,  Sd,  Mg)  Si. 

—  potassique  ou  ortkose. . .  Al  Si'  -f-  (Po,  Sd)  Si. 

—  calcaire  d u  Carnate ....  Al  Si'  +  (Ca,Sd)  Si. 
Obsidienne  du  Mexique  (Descotils) .  2ÂI  Si'  +  3(Sd,  Fe)  Si. 

Uye  vitreuse  du  Cantal Al  Si*  +  (Po,  Fe,  Mg,  Ca)Si  +  ZAq. 

Marékanite  opaque Al  Si'  +  Sd  Si. 

Pélrosilex  de  Salberg Al  Si'  +  (Sd,  Mg)  Si. 

—  de  iNantes 4Ai_si'  -}-  3(Po,  Mg,  Ca)  Si'. 

Ponce  (Bepthier) iAl  SÏ*  +  3(Po,  Ca)  Si  +  4A^. 

—  de  Lipari  (Klaprolh) sXi  Si*  +  (Sd,  Po)'SÏ'. 

Baulile AJ^si'  +  (Po,  Sd)  Si'. 

Rétinite 4Ai  si«  +  3(Sd,  Ca,  Fe)  Si».     ^ 

Sphérolite oAl  Si'  +  (Po,  Sd,  Fe)'si'  +  Aq. 

Perlite oAl^si'  +  (Po,  Fe,  Ca)'  Si'  +  4 Ag. 

(I)  Galbraith  propose  la  formule  suivante  : 

RO,SiO'  +  2Al«03,SiOî  +  5H0. 

{Journal  of  Géol.  Soc.  Dublin,  t.  VI,  p.  166.) 
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Outremer. 

Substance  minérale  d'une  couleur  bleue  magniûque  que  le 
temps  ni  la  lumière  ne  peuvent  altérer,  ce  qui,  joinl  à  sa  rareté, 
Tonl  maintenue  à  un  prix  très-élevé,  jusqu'à  ce  qu'on  soit  par- 
venu à  la  préparer  artificiellement. 

L'outremer  n'a  été  trouvé  jusqu'à  présent  qu'en  Sibérie,  près 
du  lac  Baïkal,  dans  la  petite  Bucharie,  au  Thibet  et  dans  quelques 
autres  parties  de  l'empire  chinois.  II  est  sous  la  forme  de  très- 
petits  grains  arrondis,  d'un  bleu  pur  et  foncé,  disséminés  d'une 
manière  plus  ou  moins  uniforme  et  plus  ou  moins  abondante, 
dans  une  gangue  de  chaux  carbonatée  et  de  chaux  sulfatée.  Ce 
mélange,  qui  est  toujours  accompagné  de  petits  cristaux  de  fer 
sulfuré  cubique,  est  lui-même  enclavé  ou  mélangé  dans  une  roche 
de  quartz  qui  paraît  appartenir  à  la  formation  des  granités.  Ce 
sont  les  parties  bleues  de  ce  mélange  qui  ont  été  considérées 
comme  une  pierre  particulière  nommée  autrefois  lapis  lazuliy  et 
que  les  minéralogistes  modernes  ont  admise  au  nombre  des  espè- 
ces minérales,  sous  le  nom  de  lazulite^  en  lui  donnant  pour  carac- 
tères de  cristalliser  en  dodécaèdre  rhomboïdal  ;  de  peser  de  2,76 
à  2,9 1;  de  rayer  le  verre  et  même  de  faire  feu  au  briquet  ;  d'être 
susceptible  d'être  polie  et  de  pouvoir  servir  à  faire  des  coupes 
taillées,  des  vases  et  d'autres  objets  d'ornement,  etc.  ;  mais  tous 
ces  caractères  et  circonstances  appartiennent  au  mélange  indi- 
qué ci-dessus,  et  il  ne  faut  pas  plus  s'y  arrêter  qu'aux  dififércntes 
analyses  qui  en  ont  été  faites  ;  les  propriétés  réelles  de  Toutre- 
mer  ne  devant  être  étudiées  que  sur  la  matière  bleue  pure  et  sé- 
parée de  sa  gangue.  C'est  ce  qui  a  été  parfaitement  compris  et 
exécuté  par  Clément  et  Desormes,  à  qui  revient  l'honneur  d'avoir 
déterminé  la  composition  de  l'outremer,  et  de  l'avoir  signalée 
aux  chimistes  comme  la  base  des  essais  à  faire  pour  arriver  à  sa 
fabrication  artificielle. 

Le  moyen  à  l'aide  duquel  on  parvient  à  retirer  l'outremer  de 
sa  gangue  est  un  procédé  tout  empirique  que  des  savants  n'au- 
raient probablement  pas  trouvé,  mais  que  des  ouvriers  ont  dé- 
couvert depuis  fort  longtemps  et  on  ne  sait  comment.  On  fait 
rougir  la  pierre,  on  la  jette  dans  l'eau,  on  la  réduit  en  poudre 
très-fine  et  on  la  mêle  intimement  avec  un  mastic  composé  de 
cire,  de  résine  et  d'huile  de  lin  cuite.  On  renferme  ce  mélange 
dans  un  linge  et  on  le  malaxe  dans  de  l'eau  tiède.  Cette  première 
eau  entraine  avec  elle  une  matière  de  couleur  sale  et  est  rejetée. 
On  en  met  une  seconde  qui  se  charge  d'une  très-belle  couleur 
bleue  qu'on  laisse  précipiter  en  repos  et  qui  constitue  Voufremer 
le  plus  pur.  Un  troisième  lavage,  dans  de  nouvelle  oau,  fournil 
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encore  une  Irès-belle  couleur  bleue.  Enfin  une  dernière  eau  ne 
produit  plus  qu'une  matière  d'un  bleu  pâle  nommée  cendre  (f ou- 
tremer. C'est  Toutremer  le  plus  pur  que  Clément  et  Desormes  ont 
analysé  et  qu'ils  ont  trouvé  composé  de  : 

Bapportt  moléculaires. 

SiUce 35,5  X  i,7642  =  63,16  4,075  4 

Alumine 34,8  X  «,5568  =  54,18  3,493  3,5 

Soude 123,2  X  2,5806  =  59,87  -3,863  4 

Soufre 3,1  X  5  =  15,50  1  1 

<^rbonate  de  chaux  ....  3,1 

Le  carbonate  de  chaux  appartient  encore  à  la  gangue  de  Tou- 
tremer  ;  quant  aux  autres  prmcipes,  si  Ton  admet  que  leurs  rap- 
ports soient  Si*,  AP,  Sd*  et  S,  on  arrive  à  une  formule  très-sim- 
ple 3Ai  Si  +  Sd^Si ,+  SdS,  qui  représente  de  la  néphéline  addi- 
tionnée de  sulfure  de  sodium  ;  mais  comme  il  n'est  pas  probable 
qu'une  couleur  aussi  indestructible  à  l'air  contienne  un  sulfure 
alcalin,  et  que  d'ailleurs  les  résultats  de  l'analyse  sont  véritable- 
ment Si*,  A]3,5,  Sd*  et  S,  je  préfère  la  formule  Xj^Sia  +  2Sd»  Si 
-J-  Aïs,  qui  s'accorde  mieux  avec  les  propriétés  du  composé. 

Voici  les  propriétés  de  Toutremer:  il  pèse  2,36;  on  peut  le 
faire  rougir  au  feu  sans  en  altérer  la  couleur  ;  mais  à  une  très-forte 
chaleur  il  se  fond  en  un  verre  transparent  et  incolore.  11  se  fond 
également  avec  le  borax,  en  un  verre  très-transparent,  après  qu'il 
s'est  dégagé  du  soufre.  A  la  chaleur  rouge,  le  gaz  oxygène  le  dé- 
colore en  partie  et  en  augmente  le  poids  ;  le  gaz  hydrogène  lui 
enlève  du  soufre  et  lui  communique  une  couleur  rougeâtre;  le 
soufre  n'exerce  aucune  action  sur  lui;  les  acides  sulfurique  et 
chlorhydrique  peu  étendus  d'eau,  le  décolorent  avec  dégagement 
de  sulûde  hydrique,  dissolution  de  soude  et  d'alumine,  et  dépôt 
de  silice  gélatineuse.  L'acide  azotique  le  décolore  également  avec 
dégagement  de  deutoxyde  d'azote  et  formation  d'acide  sulfurique. 

Pour  fabriquer  l'outremer  factice,  on  prépare  d'abord  de  la 
soude  caustique  liquide  saturée  de  silice  ;  on  y  ajoute  de  l'alumine 
en  gelée  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  dans  la  liqueur  parties  égales  de  si- 
lice et  d'alumine  supposées  sèches.  On  évapore  à  siccité,  on  pul- 
vérise le  produit  et  on  le  projette  dans  du  sulfure  de  sodium  fondu 
au  feu.  On  chauffe  pendant  une  heure  et  on  laisse  refroidir.  La 
masse  pulvérisée  est  traitée  par  l'eau  bouillante  pour  enlever  le 
sulfure  de  sodium,  et  on  lave  avec  soin  le  résidu  qui  est  déjà  bleu. 
On  chauffe  cette  poudre  bleue  dans  un  creuset  pour  lui  enlever 
un  excès  de  soufre  qu'elle  contient  ;  on  la  broie  enfin  avec  de  l'eau 
et  on  la  soumet  à  la  dilution  et  à  la  décantation,  pour  l'avoir 
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d'une  grande  finesse  et  de  la  plus  belle  couleur  possible.  L'outre- 
mer naturel  se  vendait  autrefois  1^5  francs  Tonce  ;  l'outremer 
artificiel  vaut  aujourd'hui  10  francs  le  kilogramme. 

Les  minéralogistes  connaissent,  sous  les  noms  de  haûyne  et  de 
spinellaney  deux  substances  qui  offrent  quelque  rapport,  non  pas 
avec  l'outremer  proprement  dit,  mais  avec  le  mélange  qui  lui 
sert  de  gangue.  La  première  se  montre  fréquemment  dans  les  ro- 
ches volcaniques  de  différentes  contrées,  comme  au  lac  de  Laach 
sur  les  bords  du  Rhin,  au  Mont-Dore,  au  Cantal,  au  Vésuve,  etc. 
Elle  est  disséminée  dans  la  roche  volcanique,  sous  la  forme  de 
cristaux  qui  sont  des  dodécaèdres  réguliers  ;  elle  est  transparente, 
d'un  bleu  pâle  et  verdâtre,  assez  dure  pour  rayer  le  verre  et  quel- 
quefois le  quartz  ;  elle  pèse  de  2,6  à  3,3  ;  elle  se  dissout  en  gelée 
dans  les  acides,  et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  huileux. 

Le  spinellane  se  trouve  au  lac  de  Laach,  dans  la  même  roche 
que  la  hauyne,  et  n'en  difl'ère  que  par  sa  couleur  qui  est  brunâ- 
tre, et  par  une  pesanteur  spécifique  plus  faible  (2,28).  Voici  du 
reste  le  résultat  des  analyses  faites  sur  les  trois  substances  : 

Lapis  lazuli.  Haûyne.  Spinellaoe. 

•     Silice 46  à  40  35  à  37  36  à  43 

Alumine «i  à  14,5  i8  à  27  29  à  33 

Potasse  ou  soude...  0  à  8  9  à  45  16  à  19 

(Carbonate  de  chaux.  28  >>                         » 

I  Sulfate  de  chaux ...  6,5  »                         ^ 

ou 

(Chaux 16                          8  à  42  là  1,5 

j  Acide  sulfurique .. .       2                        11  à  13  Oà  9 

Soufre                                »                  des  traces.  0  à  1 

Oxyde  de  fer 3à4               0,17  à  1,16  0,4  à  2 

Eau »                     0,6  à  1,5  1,8  à  3 

La  difi'érence  la  plus  saillante  qui  résulte  de  ce  tableau  est  que 
la  haûyne  et  le  spinellane  ne  contiennent  pas  de  carbonate  de 
chaux  ;  tandis  que  ce  composé  fait  partie  essentielle  du  lapis  et 
paraît  même  être  plus  immédiatement  mélangé  à  l'outremer  que 
le  quartz  et  le  sulfate  de  chaux. 

MiCM. 

On  a  donné  le  nom  de  mica  (de  micare^  briller)  à  des  minéraux 
siliceux  qui  sont  tellement  caractérisés  par  leur  éclat  demi-métal- 
lique et  par  la  propriété  de  pouvoir  être  divisés  en  lames  d'une 
très-grande  minceur,  que  Ton  a  peine  à  comprendre  qu'il  faille 
en  faire  plusieurs  espèces  distinctes.  C'est  cependant  ce  qui  res- 
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sort  de  leur  composition  chimique  qui  ne  peut  être  ramenée  à 
une  seule  formule,  et  de  leurs  propriétés  optiques  qui  montrent 
que  les  micas  ne  peuvent  appartenir  à  un  seul  système  crislallin. 

Les  micas  sont  rayés  par  la  chaux  carbonatée  ;  ils  pèsent  de 
2,65  à  2,96  ;  ils  sont  presque  incolores,  ou  jaunâtres,  gris,  verts, 
bruns,  rouges,  violets  ou  noirs.  Les  moins  colorés  sont  assez 
transparents  pour  servir  de  vitre,  lorsqu'ils  sont  en  lames  suffi- 
samment étendues,  comme  certains  micas  de  Sibérie  ;  les  plus 
foncés  paraissent  opaques.  Ils  sont  généralement  fusibles  au  cha- 
lumeau en  un  émail  blanc,  ou  noir  lorsqu'ils  contiennent  beau- 
coup de  fer  ;  ceux  qui  renferment  une  forte  proportion  de  magnésie 
sont  attaquables  par  l'acide  sulfurique  ;  les  autres  ne  le  sont  pas. 

Les  micas,  suivant  leur  couleur,  la  grandeur  et  la  forme  de 
leurs  lames,  peuvent  être  confondus,  à  la  première  vue,  avec 
quelques  autres  substances  dont  il  est  facile  de  les  distinguer. 
Celui  qui  est  en  grandes  lames  transparentes  ressemble  beaucoup 
à  de  la  chaux  sulfatée  hydratée  ;  mais  il  conserve  sa  transparence 
sur  les  charbons  ardents,  tandis  que  la  chaux  sulfatée  hydratée  y 
devient  très-blanche  et  opaque. 

Le  mica  d'un  blanc  argentin  ressemble  à  de  l'argent  et  porte  le 
nom  d'argent  de  chat  ;  de  môme  que  le  mica  jaune  bronzé  ressem- 
ble à  de  l'or  et  se  nomme  vulgairement  or  de  chat.  Mais  les  lames 
isolées  de  ces  micas  sont  transparentes  et  fragiles,  et  ne  pèsent 
guère  que  2,65  ;  tous  caractères  qui  empêchent  de  les  confondre 
avec  les  deux  métaux  précités. 

Le  mica  blanc  ou  verdâtre  peut  aussi  ressembler  au  talc  ;  mais 
celui-ci  est  onctueux  àu  toucher,  tandis  que  le  mica  est  seulement 
doux  sans  onctuosité.  Ënfln  le  mica  noir  se  distingue  du  graphite 
et  du  molybdène  sulfuré  parce  qu'il  ne  tache  pas  le  papier  ;  et  du 
fer  oligiste  écailleux,  en  ce  que  celui-ci  est  sensible  à  l'aimant 
et  peut  se  réduire  en  poudre  rouge  tout  h  fait  amorphe  et  non 
lamelleuse  ;  tandis  que  la  poudre  du  mica  noir  est  grisâtre  et 
toujours  lamelleuse. 

Tous  les  micas  transparents  jouissent  de  la  double  réfraction  ; 
mais  il  y  en  a  quelques-uns  qui  ne  possèdent  qu'un  axe  suivant 
lequel  cette  double  réfraction  est  nulle,  et  qui,  par  conséquent, 
doivent  appartenir  au  système  rhomboédrique.  Tous  les  autres 
ont  deux  axes  de  double  réfraction,  et  la  plus  grande  partie  de 
ceux-ci  cristallisent  dans  le  système  du  prisme  droit  rbomboïdal  ; 
tandis  que  d'autres  appartiennent  au  prisme  rhomboïdal  oblique. 
On  a  trouvé  quelquefois,  mais  rarement,  du  mica  en  prismes 
hexaèdres  très-courts,  avec  des  modifications  qui  caractérisent 
ces  trois  systèmes  de  cristallisation. . 

Je  ne  rapporterai  pas  ici  les  analyses  très-nombreuses  qui  ont 
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élé  faites  des  micas.  J'ai  formulé  le  résultat  des  principales  de 
ces  analyses  dans  le  tableau  des  silicates  qui  a  précédé.  On  peut 
y  voir  que  ces  minéraux  se  composent  toujours  de  deux  silicates  : 
l'un  à  la  base  d'alumine  et  de  peroxyde  de  fer  ;  l'autre  à  bases 
monoxydées,  dans  lesquelles  domine  soit  la  lithine,  soit  la  potasse, 
soit  la  magnésie.  Il  est  remarquable  qu'aucun  mica  ne  contient 
de  soude,  ce  qu'il  faut  attribuer,  conformément  à  l'obsenration 
de  Dufrénoy,  à  ce  qu'ils  appartiennent  aux  plus  anciens  terrains 
granitiques,  dans  lesquels  le  feldspath  lui-môme  est  à  base  de 
potasse  ;  tandis  que  les  roches  granitiques  plus  modernes  contien- 
nent plutôt  de  Talbite  au  lieu  d'orthose,  et  du  talc  ou  de  la  chlo- 
rite  au  lieu  de  mica.  Les  analyses  faites  anciennement  par  Kla- 
proth  et  Vauquelin  ne  faisaient  pas  mention  d'acide  iluorique. 
C'est  M.  Henri  Rose,  je  crois,  qui  a  le  premier  trouvé  le  fluor 
dans  le  mica,  et  toutes  les  analyses  faites  depuis  en  ont  également 
donné.  Cependant,  comme  la  quantité  en  est  très-variable  et 
quelquefois  fort  petite,  il  serait  possible  que  tous  les  micas  n'en 
continssent  pas.  Celui  de  Juschakowa,  dont  j'ai  donné  une  for- 
mule conforme  à  l'analyse,  contient  i0,44  de  fluor  et  1,31  de 
chlore  pour  iOO. 

Tous  les  micas  à  base  de  lithrne  paraissent  avoir  une  composi- 
tion fort  simple  représentée  par  (Xl  Fe)Si  +  (Po,  Li)Si,  sauf  le 
mélange  de  fluorure  d'aluminium  ou  de  silicium,  dont  je  ne  par- 
lerai plus. 

On  a  trouvé  le  rubidium  dans  la  proportion  de'0,26  pour  100 
dans  la  lépidolithe  de  Rosena,  en  Moravie. 

La  plus  grande  partie  des  micas  à  base  de  potasse,  et  principa- 
lement les  micas  de  Suède  et  de  Finlande,  présentent  aussi  une 
formule  très-simple,  dérivée  de  la  précédente.  Cette  formule  est 

3(Ai,  pê)Si  +  (Po,Mn  ou  Mg)si. 

Les  micas  dans  lesquels  la  magnésie  prédomine  appartiennent 
surtout  à  la  Sibérie.  Ce  sont  les  seuls  qui  aient  ofl'ert  un  seul  axe 
de  double  réfraction  et  qui  appartiennent  par  conséquent  au  sys- 
tème rbomboédrique.  Leurs  silicates  sont  d'un  ordre  différent  et 

leur  composition  peut  être  représentée  par  (Al  Fe)*Si'  +  Mg, 

*Po)3Si,  ou  par  (AI  Fê)asï  -f  3(Mg,  Po)si. 

Enfin  il  existe,  comme  par  exception,  quelques  micas  à  deux 
axes,  dans  lesquels  la  silice  devient  très-prédominante.  Je  renvoie 
au  tableau  pour  les  formules. 

Le  mica  fait  partie  essentielle  de  plusieurs  roches  primitives,  et 
principalement  du  granité,  du  gneiss  et  du  micaschiste;  ce  dernier 
en  est  presque  entièrement  formé.  Il  est  moins  abondant  dans  les 
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terrains  de  transilion,  et  cependant  il  fait  encore  parliç  de  plu- 
sieurs roches  dures  telles  que  les  phyllades  et  les  psammites;  ses 
parties  atténuées  paraissent  aussi  constituer  presque  entièrement 
les  schistes  argileux.  On  le  trouve  ensuite  dissénainé  sous  forme 
de  paillettes  brillantes  dans  tous  les  autres  terrains,  et  notam- 
ment dans  les  sables  des  terrains  tertiaires,  d'où  on  le  retire  pour 
l'employer  comme  poudre  pour  l'écriture. 

Feldspatbs. 

Les  granités  et  la  |>lupart  des  roches  non  stratifiées  contien- 
nent, comme  partie  Constituante  essentielle,  une  substance  la- 
melleuse,  nacrée,  blanche  ou  rosée,  qui  a  été  désignée  par  Wal- 
lerius  sous  le  nom  de  feldspath^  et  qui  a  été  considérée  comme  un 
seul  et  même  minéral,  jusqu'à  ce  que  M.  Lévy,  par  les  caractères 
cristallographiques,  et  M.  G.  Rose,  par  les  mêmes  caractères 
réunis  à  la  composition  chimique,  aient  montré  que  le  feldspath 
de  Wallerius  devait  former  plusieurs  espèces  distinctes.  Aujour- 
d'hui on  en  connaît  six  espèces  qui  portent  les  noms  (ïorthose^ 
cdbite^  oiigoclasey  rhyacolite,  labradorite^  anoiHhite.  On  peut  y  join- 
dre Je  pétalite  et  le  tn'pAanej  dont  le  premier  présente  la  compo- 
sition de  l'albile,  et  le  dernier  celle  de  Toligoclase  avec  substitu- 
tion totale  ou  partielle  de  la  lithine  à  la  soude. 

Orthoie  ou  FelUspath  potassique. 

Cette  substance  se  trouve  en  cristaux  engagés  dans  les  roches 
primitives,  ou  en  masses  lamelleuses.  Sa  forme  primitive  est  un 
prisme  rhomboïdal  oblique,  dont  les  faces  forment  des  angles 
d'environ  420*  et  60*,  et  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de. 
112*  1'  (1);  mais  ses  cristaux  les  plus  habituels  sont  des  prismes 
rectangulaires  ou  des  prismes  à  six  faces,  aplatis  et  terminés  par 
un  biseau;  et  ces  cristaux  sont  très-souvent  hémitropes  ou  ma- 
clés,  comme  si  un  cristal  avait  pénétré  en  partie  dans  un  autre. 

L'orthose  est  rayé  par  le  quartz,  mais  il  fait  feu  avec  le  briquet. 
Il  devient  phosphorescent  par  le  frottement  réciproque  de  ses 
parties;  sa  pesanteur  spécifique  varie  de  2,40  à  2,58;  il  se  fond 
au  chalumeau  en  un  émail  blanc  ;  il  est  insoluble  dans  les  acides. 
Le  plus  pur  est  incolore  et  transparent  ;  mais  il  est  très-souvent 
opaque  et  d'un  blanc  de  lait,  ou  d'un  blanc  grisâtre,  verdâtre  ou 
rougeâtre.  Il  y  en  a  une  variété  chargée  de  paillettes  briQanles 
comme  l'aventurine  ;  une  autre  encore  est  incolore  et  presque 
transparente,  avec  un   chatoiement  nacré  qui,   lorsqu'elle  est 

(I)  D*après  M.  Lévy,  les  angles  ci-dessus  sont  de  1 1S«  35',  et"*  2b'  et  112*  36' 
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polie  en  sphéroïde  et  exposée  à  la  lamiëre,  simule  le  disque 
argenté  de  la  lune  ;  aussi  lui  donne-Uon  le  nom  de  pierre  de 
lutte,  etc. 
La  composition  normale  de  Torthose,  calculée  sur  la  formule 

AlSi'  +  PoSi,  est  : 

Silice 2267,28  64,81 

Alumine 642,34  .         48,36 

Potasse 588,86  46,83 

3498,48  400,00 

Mais  il  contient  très-souvent  quelques  centièmes  de  soude  avec 
un  peu  de  magnésie  et  de  chaux,  par  substitution  à  la  potasse;  et 
ce  qu'il  y  a  d'extraordinaire,  c'est  que  tandis  que  cette  substitu- 
tion, conformément  à  la  loi  de  Tisomorphisme,  ne  change  pas  le 
système  cristallin  de  Torthose,  Talbite  et  la  carnatite  (feldspath 
calcaire  du  Carnate),  qui  ne  diffèrent  du  premier  que  par  la  pré- 
dominance de  la  soude  ou  de  la  chaux  sur  la  potasse,  appartien- 
nent à  un  système  différent. 

J'ai  exposé  précédemment  (p.  358  et  359)  que  le  feldspath,  par 
une  décomposition  qu'il  peut  éprouver  dans  le  sein  de  la  terre,  se 
convertit  en  une  argile  pure  et  blanche,  nommée  kaolin,  qui  forme 
la  pâte  de  la  porcelaine.  Le  feldspath  lui-même,  en  masses  lamel- 
laires ou  saccharoïdes,  est  employé  sous  le  nom  de  pélunzé,  pour 
faire  la  couverte  des  porcelaines.  Cette  différence  dans  l'applica- 
tion est  due,  d'une  part,  à  la  fusibilité  du  feldspath  ;  de  l'autre, 
à  ce  que  le  kaolin,  ayant  perdu  la  presque  totalité  de  l'alcali  du 
premier,  est  seulement  susceptible  d'éprouver  au  feu  le  plus  in- 
tense un  commencement  de  ramollissement,  qui  en  agglutine  les 
parties  et  donne  à  la  masse  la  demi-transparence  qui  caractérise 
la  porcelaine.  Le  kaolin,  pour  former  de  la  porcelaine,  doit  donc 
contenir  un  peu  de  feldspath  non  décomposé. 

Albite  on  Feldspath  sodique. 

Ce  minéral  présente  beaucoup  de  propriétés  communes  avec 
l'orthose.  Ainsi  il  fait  feu  au  briquet  et  est  rayé  par  le  quartz;  il  se 
conduit  de  même  au  chalumeau  et  est  inattaquable  parles  acides.  ' 
Sa  pesanteur  spécifique  est  un  peu  plus  considérable  et  varie  entre 
2,61  et  2,63.  Il  est  très-rarement  transparent,  et  est  ordinaire, 
ment  d'un  blanc  de  lait  quelquefois  nuancé  de  gris,  de  rouge  ou 
de  vert.  Il  a  l'éclat  vitreux. 

On  le  trouve  en  cristaux,  ou  en  masses  lamelleuses  ou  grenues, 
comme  l'orthose  ;  mais  sa  forme  primitive  est  un  prisme  oblique 
non  symétrique.  Il  forme  de  petits  filons  dans  les  granités  des 
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Alpes,  et  il  y  est  en  ouire  souvent  disséminé  en  petits  cristaux, 
surtout  dans  les  granités  modernes.  Cependant  il  n'y  devient  ja- 
mais dominant  comme  Torthose,  et  on  ne  peut  pas  dire  qu'il 
existe  des  granités  à  base  d'albite.  Il  n'en  est  pas  de  même 
des  porphyres  et  des  diorites,  dont  la  pâte  paraît  souvent  com- 
posée d'albile. 

L*albite  étant  formé  de  Al  Si^  +  SdSi,  sa  composition  nor- 
male est  : 

.      Silice 2267,28  68,76 

Alumine 642,34  19,49 

Soude .'^87,50  H,7n 

3297,12  100,00 

Mais  elle  contient  souvent  un  peu  de  potasse,  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie. Lorsque  la  potasse  s'élève  à  2  p.  100,  comme  dans  l'albite 
de  Zoeblitz,  en  Saxe,  la  pesanteur  spéciûque  du  minéral  s'abaisse 
à  2,55;  ce  qui  avait  engagé  M.  Breithaupt  à  en  faire  une  espèce 
particulière,  sous  le  nom  de  péricline;  mais  cette  seule  différence 
ne  suffit  pas  pour  la  séparer  de  Talbite. 

Olifr^klas  on  Oll|poelate. 

Spodumen  à  base  de  soude,  ou  Natrospodumen.  ^  Ce  minéral,  de 
môme  que  l'albite,  fait  partie  des  granités,  et  principalement  de 
ceux  à  gros  éléments,  qui  sont  comme  enclavés  dans  un  granité 
plus  ancien  à  petits  éléments.  On  le  trouve  aussi  dans  les  gneiss 
et  les  micaschistes  qui  les  accompagnent,  dans  certains  porphyres 
dioriliques,  et  dans  les  terrains  volcaniques  modernes.  Il  est  dif- 
ficile à  distinguer.de  l'albite,  dont  il  partage  le  système  de 
cristallisation,  l'opacité  et  la  couleur  blanchâtre;  il  possède  la 
môme  dureté,  mais  une  pesanteur  spécifique  un  peu  plus  forte 
encore  (2,64  à  2,66);  il  est  plus  fusible  au  chalumeau.  Il  a  la  môme 

formule  (fixe  le  Iriphane  (tisi^  +  kSi)  ;  mais  il  contient  quel- 
quefois du  peroxyde  de  fer  substitué  à  l'alumine,  et  à  côté  de  la 
soude,  qui  est  sa  base  principale,  se  trouvent  quelques  centièmes 
de  potasse  et  de  chaux  et  quelque  peu  de  magnésie,  de  sorte  que 

sa  formule  propre  est  (Al,Fe)  Si*«  -f  (Sd,Po,Ga,Mg)Si. 
liabrftdorlte  ou  Flerre  de  liabrador. 

Celte  belle  substance  se  trouve  en  massés  lamelleuses  d'un  gris 
cendré,  mais  avec  des  reflets  vifs  et  changeants,  bleus,  rouges, 
verts,  etc.  Les  cristaux  en  sont  très-rares  et  difficiles  à  délermi- 

GiJiioOTiT,  Drogues,  ?•  édil.  ''''*•  ^  * 
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ner;  mais  le  clivage  des  masses  conduit  à  admettre,  pour  forme 
primitive,  un  prisme  oblique  non  symétrique. 

Le  labradorite  pèse  de  2,7  à  2,75  ;  il  raye  le  verre  ;  il  ne  donne 
pas  d'eau  par  la  calcination  ;  il  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre 
buUeux  ;  il  se  dissout  par  digestion  dans  Tacide  chlorbydrique, 
et  la  dissolution  précipite  abondamment  par  Toxalate  d'ammo- 
niaque. Cette  solubilité  dans  les  acides  le  fait  facilement  distin- 
guer des  autres  minéraux  feldspathiques.  Il  contient  d'ailleurs 
moins  de  silice;  sa  base  principale  monoxydée  est  la  chaux,  et 
ses  bases  'accessoires  sont  la  soude  et  l'oxure  ferreui.  Sa  formule 
est  : 

Ai_SÏ  -H  (Ca,  Sd,  Fe)  Si. 

Le  labradorite  a  d'abord  été  trouvé  sur  la  côte  du  Labrador  as- 
socié à  rhyperstène,  et  faisant  partie  d'un  terrain  granitique.  On 
le  trouve  aussi  disséminé  dans  le  basalte  et  dans  les  laves  des  vol- 
cans modernes. 

Pétrosllex. 

On  donne  le  nom  de  pétrosîlex  h  une  substance  compacte,  dure, 
amorphe  et  sans  aucune  structure  cristalline,  qui  forme  des 
nœuds,  des  veines  ou  des  amas  dans  les  terrains  de  granité,  et 
qui  constitue  également  la  pâte  des  porphyres  et  des  dioriles.  Il 
se  trouve  aussi  en  masses  plus  ou  moins  considérables  ou  en  filons 
intercalés,  soit  dans  lés  terrains  de  transition,  soit  dans  ceux  de 
sédiment.  On  admet  môme  que  le  pétrosilex  peut  avoir  une  ori- 
gine toute  neptunienne,  prouvée  par  des  fossiles  végétaux,  comme 
à  Thann,  dans  les  Vosges,  et  que  son  état  actuel  lui  a  été  commu- 
niqué par  une  action  postérieure  de  nature  ignée;  mais  il  est 
évident  que  l'on  confond  ici  deux  roches  d'origine  très-diffé- 
rente, et  que  le  hasard  seul  pourrait  faire  qu'elles  fussent  de  môme 
nature. 

Le  pétrosilex  primitif  est  encore  assez  difficile  à  définir,  en 
raison  de  sa  nature  massive  et  amorphe;  parce  qu'il  est  possible 
qu'il  y.ait  de  Torthose,  de  l'albite  ou  de  l'oligoclase  compacte, 
que  l'on  confonde  avec  lui;  mais  comme  un  grand  nombre 
d'analyses  ont  montré  qu'il  existe  une  substance  différente  des 
trois  précédentes  par  la  grande  quantité  de  silice  qu'elle  contient, 
et  qui  possède  des  caractères  assez  constants,  on  est  conduit 
à  en  faire  une  espèce  particulière. 

Le  pétrosilex,  ainsi  restreint  et  défini,  est  une  substance  com- 
pacte, translucide  et  ayant  un  éclat  un  peu  mat  ;  il  est  ordinai- 
rement d'un  gris  rougeâtre,  ou  verdâtre,  ou  d'un  blanc  grisâtre. 
Celui  de  Saiberg,  en  Suède,  qui  a  reçu  le  nom  particulier  d'a^t- 
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nofe,  est  d'un  rouge  de  sang.  Le  pétrosîlex  pèse  de  2,606  à  2,66  ; 
il  raie  le  verre,  et  est  rayé  par  le  quartz;  il  a  une  cassure  esquil- 
leuse  plus  ou  moins  distincte,  assez  semblable  à  celle  du  silex 
conié,  avec  lequel  il  a  été  longtemps  confondu  ;  mais  Werner  les 
a  distingués  en  nommant  le  pétrosilex  Aom^^ein  fusible,  et  le  silex 
corné  homstetn  infusible;  parce  que,  en  effet,  le  pétrosilex  se 
fond  au  chalumeau,  quoiqu'il  soit  plus  difficile  à  fondre  que  le 
feldspath. 

Le  pétrosilex  est  formé  des  mêmes  éléments  que  les  minéraux 
feldspathîques  :  silice  et  alumine,  potasse  ou  soude,  plus  une 
quantité  variable  de  magnésie,  de  chaux  et  d'oxyde  de  fer.  Mais  il 
renferme  de  70  à  81  de  silice,  tandis  que  l'albile,  qui  en  contient 
le  plus  après  lui,  n'en  présente  que  68  à  70  pour  100.  J'en  ai 
donné  deux  formules  dans  le  tableau  qui  a  précédé.  Le  pétrosilex 
de  Nantes,  qui  contient  75,20  de  silice,  15  d'alumine,  3,4  de  po- 
tasse, etc.,  a  pour  formule  4A^  Si^  -f  3Po  Si».  L'adinole  de  Sal- 
berg,   qui    renferme   79,5    de    silice,    12,2   d'alumine,    6    de 

soude,  etc.,  a  pour  formule  Al  Si*  +  Sd  Si. 

FAMILLE  DE  L'AMMONIUM. 

L'ammoniaque  est  un  alcali  gazeux  qui  résulte  de  la  combinai- 
son de  1  volume  d'azote  cl  de  3  volumes  d'hydrogène  condensés 
en  2  volumes.  Ce  corps  peut  donc  se  combiner  aux  acides  ;  mais, 
par  une  circonstance  qui  devait  paraître  bizarre  anciennement, 
tandis  que  les  sels  d'alcalis  fixes  peuvent  exister  anhydres,  et  que 
le  chlorhydrate  d'ammoniaque  lui-même  se  forme  sans  le  secours 
de  Teau^  les  sels  ammoniacaux  formés  par  les  oxacides  conte- 
naient toujours  au  moins  une  molécule  d'eau.  Le  sulfate  d'ammo- 
niaque ordinaire,  par  exemple  (le  seul  qui  fût  alors  connu),  non- 
seulement  n'est  pas  formé  d'une  molécule  d'ammoniaque  et 
d'une  d'acide  sulfurique,  comme  le  sont  les  sulfates  neutres  à  base 
d'alcalis  fixes  ;  il  contient  d'abord  2  molécules  d'ammoniaque  pour 
1  d'acide,  et  il  renferme  déplus  nécessairement  1  molécule  d'eau, 
indépendamment  d'une  autre  molécule  qu'il  contient  lorsqu'il  est 
cristallisé.  La  formule  du  sulfate  d'ammoniaque  sec  était  donc 
SO»  +  Az2H«  +  H«0. 

Les  choses  en  étaient  là,  lorsque  Berzélius  ayant  obtenu  un 
amalgame  de  potassium,  en  décomposant  la  potasse  par  la  pile 
avec  l'intermédiaire  du  mercure  placé  au  pôle  négatif,  l'idée  lui 
vint  de  soumettre  l'ammoniaque  à  la  même  expérience,  et  il  vit 
tout  aussitôt  le  mercure  se  changer  en  un  amalgame  très-volumi- 
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neux,  très-léger,  mais  toujours  doué  du  brillant  métallique;  d'où 
Ton  devait  conclure  qu'il  s'était  combiné  avec  un  métal.  Ce  mé- 
tal, déterminé  par  la  décomposition  de  l'amalgame,  était  formé 
de  AzH*,  ou  plutôt  de  Az*H*  qui  en  représentent  l'érjuivalent 
chimique. 

C'est  alors  que  Berzélius,  comparant  les  composés  ammonia- 
caux à  ceux  de  potassium,  s'imagina  que  le  sulfate,  par  exemple, 
ne  devait  pas  contenir  d'eau,  et  que  les  éléments  de  cette  eau  de- 
vaient être  combinés  à  l'ammoniaque  pour  former  de  l'oxyde 
d'ammonium  : 

Az*H«  +  H«0  =  Az*H»,0. 

Alors  les  sels  ammoniacaux  devenaient  tout  à  fait  comparables  à 
ceux  de  potassium  ;  et  le  sulfate  d'ammoniaque  en  particulier, 
pouvant  s'écrire  ainsi.     .     .     .     SO'  +  Az^H*,0, 
répondait  au  sulfate  de  potasse    SO^  -f     Ps    0. 
Pareillement  le  chlorhydrate  d'ammoniaque,  au  lieu  d'être  re- 
présenté par  Ci«H«  +  Az^H»,  peut  l'être  par  Cl«  +  Az«H«. 

Le  chlorure  de  potassium  =- Cl*  -(-  Ps. 

Enfin,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  en  parlant  de  l'alun  (p.  476),  ce  sel 
peut  contenir  indifféremment  du  potassium  ou  de  l'ammonium, 
el  sa  formule  peut  être  : 

oiî  Al  si' -h  (Âz  H^)  S  +  24H. 

Rien  ne  prouve  mieux  la  nature  métallique  de  l'ammonium  et 
son  isomorphisme  avec  le  potassium.  Ce  n'est  donc  pas  sans  rai- 
son que  je  me  suis  réservé  de  placer  ses  composés  naturels  après 
ceux  du  potassium.  Ces  composés  ne  sont  d'ailleurs  qu'au  nombre 
de  trois  :  le  cJdorure^  le  sulfate  et  le  phosphate  à  l'état  de  phosphate 
aumoniaco-magnésien . 

Ammonium  chloruré* 

Chlorhydrate  d'ammoniaque,  —  Ce  sel  s'est  nommé,  pendant 
quelque  temps,  muriate  d^ ammoniaque^  et  plus  anciennement  sel 
ammoniac,  parce  que,  suivant  Pline,  on  le  trouvait  en  grande 
quantité  aux  environs  du  temple  de  Jupiter  Ammon.  Quoi  qu'il 
en  puisse  être  de  cette  assertion,  elle  indique  au  moins  que  l'em- 
ploi de  ce  sel  remonte  à  une  grande  antiquité. 

Le  chlorhydrate  d'ammoniaque  se  forme  journellement  dans 
les  éruptions  volcaniques.  L'Etna  en  produit  des  quantités  consi- 
dérables qui  ont  été  quelquefois  livrées  au  commerce.  Les  Kal- 
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moucks  trafiquent,  depuis  un  temps  immémorial,  de  celui  qu'ils 
recueillent  auprès  de  deux  volcans  encore  brûlants  dans  la  haute 
Asie.  Enfin,  les  houillères  embrasées,  telles  qu'il  en  existe  k 
Saint- Etienne  dans  le  département  de  la  Loire,  en  produisent 
également  qui  se  sublime  dans  les  fentes  du  terrain.  On  en  pos- 
sède de  beaux  cristaux  qui  sont  des  trapézoèdres  appartenant  au 
système  cubique.  Sa  forme  la  plus  habituelle,  lorsqu'on  le  fait 
cristalliser  artificiellement,  est  l'octaèdre  régulier. 

Mais  toutes  les  sources  naturelles  du  sel  ammoniac,  fussent- 
elles  exploitées,  seraient  bien  loin  de  suffire  à  la  consommation 
de  nos  arts  industriels,  et  tout  celui  que  nous  employons  est  fa- 
briqué artificiellement. 

Il  n'y  a  pas  cent  ans  encore  que  tout  le  sel  ammoniac  consommé 
en  Europe  était  tiré  d'Egypte,  où  on  l'extrait  encore  de  la  fiente 
des  chameaux,  de  la  manière  suivante  :  cette  fiente,  desséchée, 
est  brûlée  comme  combustible  par  les  pauvres  du  pays  ;  le  sel 
qu'elle  contient  se  volatilise  et  se  condense  avec  la  suie  dans  les 
cheminées.  Ces  fabricants  de  sel  ammoniac  achètent  cette  suie, 
en  remplissent  aux  deux  tiers  de  grands  ballons  de  verre,  et  la 
chauffent  au  bain  de  sable  pendant  trois  jours.  Le  sel  se  sublime 
dans  la  partie  supérieure  des  ballons,  et  forme  des  pains  solides, 
demi-transparents,  souvent  salis  par  une  matière  fuligineuse. 

Baume  est  le  premier  qui  ait  tenté  d'enlever  celte  branche 
d'industrie  à  l'Egypte.  11  a  fabriqué  du  sel  ammoniac  de  toutes 
pièces;  mais  son  procédé  était  trop  dispendieux  pour  soutenir  la 
concurrence  avec  celui  d'Egypte,  et  il  a  fallu  l'abandonner.  On 
lui  a  substitué  le  procédé  suivant  : 

On  transporte,  dans  les  fabriques  situées  hors  des  grandes  vil- 
les, mais  à  leur  portée,  toutes  les  matières  animales  qui  provien- 
nent de  leurs  immondices,  comme  des  os,  de  la  corne,  etc.  ;  on 
introduit  ces  matières  dans  des  cylindres  de  fonte  disposés  hori- 
zontalement, au  nombre  de  trois  ou  de  quatre,  dans  un  fourneau 
à  réverbère,  et  on  les  y  chaufl'e  fortement.  L'une  des  extrémités 
des  cylindres  est  entièrement  fermée  par  un  couvercle  de  fonte  : 
on  adapte  à  l'autre  de  larges  tubes  qui  conduisent  les  vapeurs 
dans  des  tonneaux  contenant  de  l'eau,  et  disposés  entre  eux 
comme  les  flacons  d'un  appareil  de  Woolf.  Ces  vapeurs  sont  com- 
posées d'eau,  d'huile  empyreumatique,  d'acétate,  de  cyanhy- 
drate,  et  surtout  d'une  grande  quantité  de  carbonate  d'ammo- 
niaque qui  se  dissout  dans  l'eau  avec  les  précédents  et  une 
portion  d'huile.  On  met  la  liqueur,  qui  est  très-brune,  en  contact 
avec  une  dissolution  trouble  de  sulfate  de  chaux,  et  môme  on  la 
filtre  à  travers  une  couche  de  ce  sel.  Le  carbonate  d'ammonia- 
que et  le  sulfiite  de  chaux  se  décomposent  réciproquement  :  il 
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en  résulte  du  carbonate  de  chaux  insoluble,  et  du  sulfate  d'am- 
moniaque qui  reste  dans  la  liqueur.  Alors  on  ajoute  dans  cette 
liqueur  un  excès  de  sel  marin  ;  on  fait  évaporer  et  cristalliser.  Il 
y  a  alors  double  décomposition  et  formation  de  sulfate  de  soude 
et  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  qui  cristallisent  à  deux  épo- 
ques différentes  :  on  les  sépare  donc,  et  Ton  purifie  le  chlorhy- 
drate par  la  sublimation  dans  de  grands  matras  de  verre. 

Aujourd'hui  ce  procédé  a  cessé  d'être  employé  partout  où  l'on 
a  introduit  l'éclairage  par  le  gaz  retiré  de  la  houille  ;  parce  que  la 
distillation  de  la  houille  donne  naissance  à  des  eaux  ammonia- 
cales que  Ton  s'est  bien  vite  empressé  d'utiliser.  On  sature  ces 
eaux  par  de  l'acide  chlorhydrique  et  on  les  évapore  dans  de  grands 
creusets  en  fonte  garnis  de  tuiles  à  l'intérieur.  Lorsque  le  sel  est 
desséché  en  assez  grande  quantité  dans  le  creuset,  on  recouvre 
celui-ci  d'une  calotte  de  plomb  et  l'on  chauffe  assez  pour  subli- 
mer le  sel. 

On  peut  le  purifier  par  une  nouvelle  sublimation.  J'ai  vu  ce 
procédé  très-simple  employé  à  la  fabrique  de  MM.  Hills,  à  Depth- 
ford,  près  de  Londres. 

Le  sel  ammoniac  du  commerce  est  en  pains  ronds  aplatis,  d'une 
apparence  de  glace,  et  comme  légèrement  flexibles  sous  le  mar- 
teau lorsqu'on  veut  le  casser.  Il  est  blanc  ou  coloré  par  une  ma- 
tière fuligineuse,  qui  parait  n'être  pas  inutile  lorsqu'on  le  fait 
servir  dans  l'étamage  du  cuivre;  mais  pour  la  pharmacie^  c'est  le 
sel  ammoniac  blanc  qu'il  faut  préférer,  et  il  convient  encore  de 
le  purifier  par  solution  et  cristallisation. 

Le  chlorhydrate  d'ammoniaque  a  une  saveur  très-piquante  ;  il 
est  soluble  dans  environ  3  parties  d'eau  froide,  et  dans  une  bien 
moindre  quantité  d'eau  bouillante  ;  il  cristallise  en  aiguilles  qui 
se  groupent  comme  des  barbes  de  plume,  et  qui  forment,  en  se 
séchant^  des  masses  fort  légères.  Ce  sel,  ainsi  cristallisé,  ne  con- 
tient pas  d'eau,  et  est  formé  seulement  de  :  acide  chlorhydrique, 
68,24  ;  ammoniaque,  31,76.  Il  est  entièrement  volatil  et  indécom- 
posable au  feu,  il  exhale  une  forte  odeur  d'ammoniaque  lorsqu'on 
le  mêle,  même  à  l'état  solide,  avec  un  alcali  ûxe,  ou  avec  les  car- 
bonates de  potasse  et  de  soude  ;  sa  dissolution  précipite  celle  de 
nitrate  d'argent,  de  même  que  toutes  les  autres  dissolutions  de 
chlorures. 

Le  sel  ammoniac  est  employé  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur. 

Il  sert  à  faire  l'ammoniaque  et  le  carbonate  d'ammoniaque  ;  on 
l'emploie  pour  décaper  le  cuivre  que  l'on  veut  étamer;  il  sert 
quelquefois  dans  la  teinture. 
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Anunomlaqve  sulfatée. 

Ce  sel  se  forme  dans  les  mêmes  circonstances  que  le  précédeut 
et  se  rencontre  dans  les  mômes  lieux  ;  ainsi  on  le  trouve  en  efflo- 
rescence  sur  les  laves  récentes  de  l'Etna  et  du  Vésuve,  et  dans  les 
houillères  embrasées  de  la  Loire  et  de  l'Aveyron  ;  mais  son  prin- 
cipal gisement  est  sur  les  roches  ou  dans  les  fentes  du  terrain  où 
se  trouvent  les  lagoni  de  Toscane,  dont  les  eaux  le  tiennent  en 
dissolution.  Celui  qu'on  obtient  par  l'art  cristallise  en  prismes 
hexaèdres  aplatis,  terminés  par  des  pyramides  à  six  faces,  et  dont 
la  forme  primitive  est  un  prisme  droit,  rhomboïdal.  Il  possède 
une  saveur  piquante  et  amère  ;  il  se  dissout  dans  deux  fois  son 
poids  d'eau  froide  ;  il  se  décompose  et  se  volatilise  complétemeat 
à  une  température  élevée.  Il  est  formé  de  : 

SO» 500  53,33 

AzW 212,5  22,67 

2H»0 225  24,00 

937,5  100,00 

Le  sulfate  naturel  a  présenté  exactement  la  môme  compo- 
sition. 

Phospkato  ammoMlaco-mai^BésIeM. 

Eu  explorant  les  gisements  du  guanot  sur  la  côte  d'Afrique,  on 
y  a  trouvé  de  nombreux  cristaux  d'un  sel  dont  la  forme  primitive 
paraît  être  un  prisme  rhomboïdal  droit,  et  qui,  ayant  été  analysé 
par  M.  Teschemacher,  a  été  trouvé  composé  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  phosphorique 30,40  =    33,77  1 

Magnésie 17  =    65,80  2 

Ammoniaque  (Az  H^; 14,30  =    67,29  2 

Eau T'..T 38,10  =338,67  10 

Formule  :  £  Mg*  (AzH»)«  10  -f-H. 

Ce  sel  diffère  du  phosphate  ammoniaco-magnésien  artificiel, 
tel  que  j'en  ai  déterminé  la  composition  (P  Mg^zH^  +  14H),  par 
1  équivalent  d'ammoniaque  en  plus  et  4  équivalents  d'eau  en 
moins. 

Le  guano  est  une  substance  d'origine  animale  que  l'on  a  trouvée 
d'abord  sur  le?  côtes  du  Pérou,  aux  lies  de  Ghinche,  et  dans 
d'autres  plus  méridionales,  telles  que  Ilo,  Iza,  Aricà,  etc.  Il  forme 
dans  ces  îles  des  dépôts  très-étendus  de  16  à  20  mètres  d'épais- 
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seur,  et  parait  avoir  été  produit,  durant  un  grand  nombre  de 
siècles,  par  raccumulalion  des  excréments  des  innombrables 
oiseaux  qui  les  habitent.  On  a  trouvé  depuis  le  guano  sur  les  côtes 
de  la  Patagonie,  et  dans  les  lies  de  la  côle  occidentale  d'Afrique, 
et  on  en  transporte  aujourd'hui,  de  toutes  ces  contrées,  des  quan- 
tités considérables  en  Europe,  où  on  remploie  comme  un  en- 
grais très-puissant.  Il  se  présente  ordinairement  sous  la  forme 
d'une  matière  humide,  pulvérulente,  de  couleur  brunâtre  et  d'une 
odeur  forte  et  ammoniacale.  On  y  découvre  souvent  des  cristaux 
blancs,  soyeux,  de  diverses  natures,  car  il  est  difQcile  de  trouver 
une  matière  plus  complexe  et  plus  variable  dans  sa  composition. 
On  peut  y  rencontrer  les  substances  suivantes  : 

Sulfate  de  soude.  Carbonate  d'ammoniaque. 

—  dépotasse.  Chlorure  de  potassium. 
Phosphate  de  chau  x .  Chloruré  de  sodium. 

—  de  potasse.  Chlorhydrate  d'ammoniaque. 

—  de  soude.  Acide  urique. 

—  d'ammoniaque.  Urate  d'ammoniaque. 

—  de  magnésie.  Acide  humique. 

—  ammoniaco-magnésien.  Humate  d'ammoniaque. 

Oxulate  de  chaux.  Matières  organiques  indéterminées. 

—  de  soude.  Eau. 

—  d'ammoniaque. 

MIPiÉRAUX  MÉLANGÉS  OU  ROCHES. 

Nous  avons  passé  en  revue,  jusqu'ici,  les  espèces  minérales  les 
plus  importantes,  soit  par  leur  abondance  dans  la  terre,  soit  par 
leur  utilité.  Il  nous  reste  encore  à  considérer  ces  espèces  dans 
leurs  mélanges,  lorsque  ces  mélanges  forment  eux-mêmes  une 
partie  plus  ou  moins  essentielle  de  la  croûte  solide  du  globe,  et 
lorsque  l'uniformité  et  la  constance  de  leurs  parties  constitu- 
tives en  forment  des  sortes  d'espèces  composées,  qui  ont  leur  im- 
portance et  leur  utilité  propres,  utilité  et  importance  qui  appar- 
tiennent bien  alors  à  la  masse  ou  au  mélange,  et  non  plus  isolé- 
ment aux  éléments  qui  les  forment.  On  a  donné  anciennement  à 
ces  mélanges  le  nom  de  roches;  mais  plus  récemment,  lorsque  la 
géologie  est  venue  nous  éclairer  sur  la  disposition  des  matériaux 
qui  composent  la  terre,  et  qu'on  a  voulu  exprimer  par  un  mot  la 
généralité  de  ces  matériaux,  on  leur  a  donné  également  le  nom 
de  roches  (1).  Alors  il  a  fallu  distinguer  des  roches  simples  et  des 
roches  composées;  les  premières  n'étant  autre  chose  que  les  miné- 
raux simples  considérés  géologiquement,  c'est-à-dire  relative- 
ment à  leur  place  et  à  leur  connexion  avec  les  grands  pbéno- 

(I)  Voyez  Contejean,  Éiéments  de  géologie  et  de  paléontologie.  Paris,  1874, 
in-8,  avec  467  fig. 
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mènes  qui  onl  déterminé  ou  modiQé  la  conslilulion  du  globe, 
les  secondes  se  confondant  avec  les  roches  des  anciens  minéralo- 
gistes. Ce  sont  celles-ci  seulement  qui  vont  maintenant  nous  oc- 
cuper ;  mais  comme  le  cadre  de  cet  ouvrage  ne  me  permet  pas 
de  leur  accorder  beaucoup  d'étendue,  je  me  bornerai  à  en  donner 
une  courte  description,  quelquefois  môme  une  simple  définition, 
en  les  rangeant  seulement  d'après  l'ordre  alphabétique,  afin  d'en 
faciliter  la  recherche. 

Ampélitb,  voyez  Schiste. 

Amphibolite.  —  Roche  composée  principalement  d'amphibole 
hornblende,  empalant  différents  minéraux,  tels  que  des  grenats, 
du  feldspath,  du  mica,  et,  comme  parties  accessoires,  du  quartz, 
de  la  diallage,  du  dislhène,  de  l'épidote,  du  titane,  des  pyrites, 
du  fer  oxydulé.  La  structure  peut  en  être  schistoïde  ou  massive. 
Elle  appartient  aux  terrains  supérieurs  de  cristallisation,  où  elle 
est  subordonnée  au  gneiss  et  au  micaschiste. 

Amygdaloïoe.  —  Ce  nom,  qui  répond  au  mot  allemand  mandel- 
stein,  a  été  donné  à  plusieurs  roches  qui  offrent,  dans  une  pâte 
de  pétrosilex  ou  d'aphanite,  des  noyaux  arrondis  d'une  substance 
qui  peut  être  de  même  nature  que  la  pâte,  mais  de  couleur  dif- 
férente, ou  de  nature  différente.  Dans  le  premier  cas,  la  roche 
porte  aujourd'hui  le  nom  de  variolite  ;  dans  le  second,  celui  de 
spillite, 

Anagénite.  Grauwacke  à  g7*os  grains  des  géologues  allemands. — 
Roche  composée  de  fragments  arrondis  de  roches  primtitves^  réu- 
nis par  un  ciment  soit  schisteux,  soit  de  calcaire  saccharoïde. 
Elle  appartient  aux  terrains  de  transition.  Voyez  aussi  poudingue. 

Aphanite  (Haiiy).  —  Roche  d'apparence  homogène,  mais  que 
Ton  suppose  formée  d'amphibole  hornblende  et  de  feldspath 
fondus  imperceptiblement  l'un  dans  l'autre.  Elle  provient  d'an- 
ciens épanchéments  qui  ont  traversé  à  peu  près  tous  les  terrains. 
Elle  répond  à  la  cotmeenne  et  au  trapp  des  anciens  minéralogistes. 
Elle  est  noirâtre,  compacte,  tenace  et  difficile  à  casser.  La  cas- 
sure en  est  raboteuse.  Elle  est  toujours  assez  dure  pour  ne  pas 
être  rayée  par  le  cuivre,  mais  elle  ne  raie  pas  toujours  le  verre  et 
n'use  pas  toujours  le  fer.  C'est  la  plus  dure,  qui  raie  le  verre  et  use 
le  fer,  qui  porte  plus  spécialement  'e  nom  de  trapp.  Elle  agit  or- 
dinairement sur  l'aiguille  aimantée,  ce  qui  indique  qu'elle  con- 
tient une  petite  quantité  de  fer  oxydulé  à  l'état  de  mélange,  in- 
dépendamment des  10  à  20  centièmes  qui  s'y  trouvent  à  l'état  de 
silicate.  Elle  fond  au  chalumeau  en  un  émail  noir.  L'aphanite 
forme  la  pâte  d'une  roche  composée  nommée  spillite. 

Argile.  —  Plusieurs  des  substances  qui  ont  été  précédemment 
décrites  sous  ce  nom  (p.  356)  peuvent  être  considérées  comme 
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des  roches  tendres  provenant,  soit  de  la  décomposilion  chimique 
de  roches  feldspathiques  (ex.  le  kaolin),  soit  de  ratténuation 
d*aatres  minéraux  alumino-silicenx.  Elles  sont  principalement 
composées  de  silice,  d'alumine  et  d'eau  ;  elles  font  pâte  avec 
l'eau,  etc. 

Argiloute.  —  Roche  d'apparence  homogène  qui  parait  prove- 
nir d'une  première  altération  du  feldspath  compacte.  Elle  sert  de 
base  à  la  suivante. 

Argilophtre  ou  Porphyre  argileux, — Roche  porphyroïde  formée 
d'une  pâte  d'argilolite  et  de  cristaux  de  feldspath  ;  en  d'autres 
termes,  c'est  un  porphyre  qui,  par  suite  d'un  commencement 
d'altération,  a  perdu  une  partie  de  sa  dureté  et  de  sa  cohésion  et 
a  pris  un  aspect  terreux. 

AiiKOSE. — Roche  d'agrégation  composée  de  gros  grains  de  quartz 
hyalin  et  de  grains  de  feldspath  laminaire,  compacte  ou  argilolde. 
Elle  constitue  souvent  des  masses  très-étendues  au-dessus  des 
granités,  dont  les  éléments  séparés  mécaniquement  ont  concouru 
à  la  former.  Elle  renferme  à  la  fois  des  amas  de  minerais  métal- 
liques et  des  débris  végétaux  et  animaux;  elle  appartient  aux 
plus  anciens  terrains  de  sédiment. 

Basalte.  —  Cette  roche  a  été  produite,  sous  forme  de  coulées 
très-considérables,  par  des  volcans  antérieurs  à  ceux  de  Tépoque 
actuelle  ;  tels  sont  les  volcans  éteints  de  TÉcosse  et  des  Hébrides, 
et  ceux  de  l'Auvergne,  du  Forez,  du  Veiay  et  du  Yivarais  (Puy- 
de-Dôme,  Loire,  Haute-Loire  et  Ardèche).  La  matière,  en  se  re- 
froidissant, s'est  divisée  en  colonnes  prismatoïdes  à  trois,  quatre, 
cinq,  six  ou  neuf  pans,  ce  qui  donne  à  ces  terrains  l'aspect  de 
constructions  gigantesques.  La  roche  en  elle-même  est  principa- 
lement composée  de  pyroxène  en  très-petites  particules  cristal- 
lines, mélangé  d'une  certaine  quantité  de  feldspath.  Elle  a  une 
texture  grenue,  une  cassure  mate,  inégale,  un  aspect  âpre  et  une 
couleur  grise,  quelquefois  blanchâtre  ;  elle  se  décompose  à  la 
longue  sous  les  influences  météorologiques  et  passe  à  l'état  de 
wacke  et  d'argile. 

Basanite.  —  C'est  un  basalte  qui  renferme  des  cristaux  de  py- 
roxène distincts  et  disséminés,  et,  comme  parties  accessoires  ou 
accidentelles,  du  péridol,  du  fer  titane,  des  zircons,  du  quartz 
agate,  etc. 

Brèche.  —  Roche  hétérogène,  formée  de  fragments  assez  vo- 
lumineux, anguleux,  quelquefois  émoussés,  mais  non  roulés,  agglu- 
tinés par  une  pâte  contemporaine  ou  un  peu  postérieure  à  la 
formation  des  fragments.  On  en  distingue  deux  espèces  princi- 
pales :  la  bî'èche  siliceuse  composée  de  fragments  de  jaspe  ou  d'a- 
gale,  réunis  par  un  ciment  siliceux,  et  la  brèche  calcaire,  ou 
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marbre  brèche^  formée  de  fragments  de  marbres  anciens,  empâtés 
dans  un  ciment  calcaire.  Une  des  brèches  calcaires  les  plus  con- 
nues est  la  brèche  iVAlet  près  d'Aix,  en  Provence,  qui  porte 
improprement  le  nom  de  brèche  d'Alep,  On  connaît  encore  des 
brèches  volcaniques,  formées  de  morceaux  de  lave  solidifiée,  em- 
pâtés dans  un  courant  de  lave  encore  liquide.  Quant  aux  brèches 
formées  de  fragments  de  roches  primitives,  elles  ont  reçu  îe  nom 
particulier  d'anagénies. 

Breggiole,  c'est-à-dire  petite  brèche,  —  Roche  formée  de  par- 
ties anguleuses,  ayant  environ  la  grosseur  d'un  pois^  réunies  par 
un  ciment.  On  en  connaît  à  base  d'argilolite,  avec  des  grains  de 
quartz  ;à  base  d'alunite,  formée  de  fragments  d'alunite  cristalline, 
empâtés  dans  de  l'alunite  siliceuse  ;  à  base  de  wacke  dure,  etc. 

Calcipdyre.  —  Pâte-de  calcaire  enveloppant  des  cristaux  de  di- 
verse nature.  On  a  distingué  comme  espèces  le  calciphyre  feldspa- 
thique  qui  présente  des  cristaux  de  feldspath  blanchâtre,  dans  un 
calcaire  compacte  (au  Petit-Saint-Bernard);  le  calciphyre pyroxé- 
nique  formé  de  cristaux  de  pyroxène  verdâtre,  disséminés  dans 
un  calcaire  translucide  et  rosaire  (île  de  Tyry)  ;  le  calciphyre 
pyropien^  mélanique,  etc. 

Calschistk.  —  Schiste  argileux  mélangé  de  calcaire  lamellaire. 

CiPOUTE  ou  Marbre  cipolin.  —  Calcaire  saccharoïde  renfermant 
du  talc  ou  du  mica  qui  lui  communique  une  structure  schistoïde. 

CORNÉENNE  =  ophanite. 

DiORiTE.  —  Roche  composée  de  hornblende  lamellaire  et  de 
feldspath  compacte,  en  parties  distinctes  et  assez  uniformément 
répandues.  Elle  présente  deux  couleurs  mélangées,  mais  non  con- 
fondues :  la  couleur  vert-noirâtre  de  l'amphibole  hornblende 
qui  y  domine  généralement,  et  la  couleur  blanche  du  feldspath 
compacte.  Lorsque  les  parties  des  deux  éléments  cessent  d'être 
discernables,  la  roche  passe  à  Vaphanite,  Quand  elle  contient,  in- 
dépendamment des  parties  de  feldspath  compacte  qui  en  forment 
la  pâte^  des  cristaux  plus  volumineux  de  feldspath  disséminés, 
elle  se  rapproche  du  porphyre  et  prend  le  nom  de  diorite  porphy- 
roîde.  On  trouve  en  Corse  une  variété  de  diorite  très-remarqua- 
ble {diorite  orbiculaire  de  Corse),  qui  présente  des  sphéroïdes  à  cou- 
ches alternatives  et  concentriques  de  feldspath  et  d'amphibole, 
dans  une  masse  de  diorite  à  grains  moyens.  La  diorite  forme  des 
montagnes  ou  remplit  des  espaces  très-étendus  dans  la  partie  su- 
périeure des  terrains  de  cristallisation  ou  dans  ceux  de  transition  ; 
elle  est  souvent  traversée  par  des  filons  métalliques. 

DoLÉRiTE.  —  Celte  roche,  qui  appartient  aux  terrains  d'épan- 
chements  trappéens,  est  essentiellement  composée  de  pyroxène 
et  de  feldspath.  Sa  couleur,  toujours  sombre,  est  le  gris  ou  le  brun 
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plus  OU  moins  mélangé  de  parties  blanches.  Lorsque  les  deux  élé- 
ments sont  à  peu  près  également  répandus  et  entrelacés,  la  roche 
prend  le  nom  de  dolente  granitotde  ;  lorsqu'elle  renferme  en  plus 
des  cristaux  distincts  et  plus  volumineux  de  feldspath,  elle  prend 
répithètede  porphyroïde.  Elle  passe  au  basalte  par  la  prédomi- 
nance du  pyroxène  et  la  confusion  de  toutes  ses  parties. 

DoMiTE.  —  Ce  nom  a  été  affecté  particulièrement  à  la  roche  tra- 
chylique  qui  constitue  la  plus  grande  partie  du  Puy-de-Dôme. 
Elle  est  formée  de  feldspath  argileux  renfermant  des  paillettes 
de  mica  et  quelques  rares  cristaux  de  feldspath  vitreux.  Elle  a  peu 
de  cohésion,  présente  un  aspect  terreux  et  une  cassure  raboteuse  ; 
elle  est  blanchâtre  ou  grisâtre  ;  elle  est  infusible  au  feu. 

DoLOMiE.  —  Roche  composée  de  chaux  et  de  magnésie  carbo- 
natées,  souvent  combinées  en  proportion»  déflnies  et  constituant 
alors  une  espèce  minérale  distincte  dont  il  a  été  traité  précédem- 
ment (p.  413). 

ÉcLOGiTE.  —  Roche  composée  de  diallage  verte  (amphibole  pj- 
roxénique)  et  de  grenats.  On  y  trouve  comme  parties  acciden- 
telles du  disthène  ou  de  la  chlorite.  Cette  roche  ne  se  rencontre 
que  rarement  et  en  couches  peu  étendues  parmi  le  gneiss,  le  mi- 
caschiste>ou  la  diorite. 

EuPHOTiDE.  —  Très-belle  roche  composée  d'albile  compacte  ou 
de  feldspath  tenace  (jade  de  Saussure)  avec  mélange  de  diallage 
verte  ou  de  diallage  métalloïde  ;  celle  à  diallage  verte  porte  le 
nom  de  vert  de  Corse.  Elle  appartient  aux  terrains  de  serpentine. 

EuRiTE.  —  Roche  principalement  composée  d'albite  compacte 
ou  de  pétrosilex  grisâtre,  verdâtre  ou  jaunâtre,  renfermant  des 
grains  de  feldspath  laminaire,  du  mica  ou  d'autres  minéraux  dis- 
séminés (quartz,  amphibole,  lourmaline,  disthène,  etc.}.  Elle  peut 
être  compacte  ^porphyroïde  y  granitoîde  ou  sclmtoïde.  Elle  présente 
une  stratification  distincte  et  une  structure  quelquefois  ûssile.  On 
la  trouve  dans  les  terrains  de  transition  et  dans  les  plus  anciens 
terrains  d'épanchement.  Elle  renferme  très-rarement  des  subs- 
tances métalliques. 

Gabbro  de  Corse  =  eupholide  à  diallage  verte. 

Gabbro  de  Gênes  =  ophiolite  diallagique. 

Gallinace.—  C*est  une  obsidienne  (verre  volcanique)  toutà  fait 
vitreuse  et  d'une  belle  couleur  noire.  Elle  est  fusible  au  chalu- 
meau en  un  émail  noir.  Elle  vient  principalement  d'Islande  et 
des  Andes  du  Pérou.  On  en  fait  des  miroirs  qui  sont  recherchés 
par  les  paysagistes. 

Glauconie.  —  Roche  à  texture  grenue,  composée  de  propor- 
tions variables  de  calcaire  non  cristallisé,  de  sable  quarzeux  et  de 
grains  verts.  Elle  a  quelquefois  une  texture  compacte  ;  mais  elle 
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est  le  plus  souvent  friable  ou  même  sableuse.  Elle  se  trouve  par- 
tout à  la  partie  inférieure  des  terrains  de  craie  et  de  calcaire 
grossier,  et  elle  forme  le  passage  de  ces  deux  roches  calcaires  aux 
sables  verts  qui  se  trouvent  au-dessous.  On  la  distingue  en  glau- 
conie  compactCy  grossière,  a^ayeuse  et  sableuse,  suivant  sa  consis- 
tance,  son  gisement  et  la  quantité  de  sable  qu'elle  contient. 

Glimmertscuiefer.  —  Nom  allemand  du  m/co^cAw^e. 

Gneiss.  —  Roche  de  cristallisation,  formée  de  feldspath,  de 
mica  et  de  quartz,  avec  une  structure  feuilletée.  On  peut  dire  que 
c'est  du  granité  dans  lequel  le  quarlz  manque  plus  ou  moins  com- 
plclement,  tandis  que  le  mica,  au  contraire,  se  trouve  augmenté; 
mais  il  s'y  trouve  encore  d'autres  différences  :  ainsi,  générale- 
ment, le  mélange  des  éléments  n'est  pas  homogène,  et  la  roche 
est  composée  de  feuillets  très-minces  de  mica  qui  alternent  avec 
des  couches  plus  épaisses  de  feldspath,  ou  de  feldspath  et  de 
quartz.Enfin  le  feldspath  est  pi  us  souvent  grenu  que  laminaire,  ce 
qui  rapproche  le  gneiss  du  Icptynite.  Le  gneiss  admet  quelquefois, 
dans  sa  composition,  du  talc  ou  du  graphite  qui  paraît  y  prendre 
la  place  du  mica.  C'est  de  toutes  les  roches  celle  qui  contient  le 
plus  de  minerais  métalliques.  Il  se  montre  presque  partout  au- 
dessus  du  granité  ;  d'abord  en  couches  alternantes,  puis  en  for- 
mation indépendante,  qui  fait  place  ensuite  au  micaschiste. 

GoMPHOiiTE.  —  Roche  d'agrégation  postérieure  môme  aux  ter- 
rains tertiaires,  ou  contemporaine  de  leur  dernière  formation.  Elle 
se  compose  de  parties  arrondies  de  roches  diverses,  dans  un  ci- 
ment de  calcaire  ou  de  macigno.  Celle  qui  est  formée  de  noyaux 
calcaires  renfermés  dans  un  ciment  calcaire  porte  vulgairement 
le  nom  de  poudingue  calcaire. 

Granité.  —  Roche  primitive,  formée  par  voie  de  cristallisation 
confuse  et  simultanée  des  éléments  qui  la  constituent.  Ces  élé- 
ments sont  le  feldspath  lamellaire,  le  quarz  hyalin  et  le  mica.  Ils 
sont  à  peu  près  également  disséminés  dans  la  masse  ;  mais  ils  va- 
rient considérablement  par  leur  volume  et  leur  couleur,  ce  qui 
modifie  presque  à  l'infini  l'aspect  de  la  roche.  On  nomme  granité 
commun,  à  gros  ou  à  petits  grains,  celui  dans  lequel  le  feldspath  et 
le  quarz  sgntà  peu  près  du  môme  volume  ;  et  granité  porphyroïde 
celui  qui,  en  outre  des  éléments  ordinaires  du  granité  commun, 
renferme  des  cristaux  distincts  et  plus  volumineux  de  feldspath. 
Ce  dernier  paraît  être  d'une  formation  plus  moderne  et  plus  li- 
mitée que  le  granité  commun,  lequel  forme  partout  des  terrains 
très-anciens,  inférieurs  à  tous  les  autres,  et  d'une  immense  éten- 
due ;  mais  qui,  souvent  aussi,  a  été  soulevé  de  manière  à  former 
des  plateaux  ou  des  montagnes  qui  résistent  pendant  des  siècles 
aux  agents  destructeurs. 
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Les  granités  présentent  souvent,  comme  parties  accessoires,  de 
la  tourmaline  et  de  l'amphibole,  et  comme  parties  accidentelles 
disséminées,  de  Tactinote,  de  l'épinote,  du  cymophane,  du  gre- 
nat, du  zircon,  etc.  Ils  ne  renferment  qu'un  petit  nombre  de 
substances  métalliques  en  Ûlons,  en  veines  ou  disséminées  ;  les 
principales  sont  l'étain  et  Turane  oxydés,  le  wolfram,  le  fer  oxy- 
dulé  et  le  fer  oligiste  ;  l'argent,  l'or,  les  pyrites,  etc. 

Granitelle.  —  Nom  donné  par  quelques  auteurs  à  la  syénite  et 
à  la  diorite: 

Grausteik  =  dolérite. 

Grauwacke  =psammite  et  anagéniie. 

Greisem  =  hyalomicte. 

Grés.  —  Ce  nom  a  été  donné  généralement  à  des  roches  for- 
mées de  parties  atténuées  de  roches  plus  anciennes,  liées  posté- 
rieurement entre  elles,  soit  par  un  ramollissement  causé  par  le 
calorique,  soit  par  l'introduction  d'un  ciment  siliceux,  argileux 
ou  calcaire.  Mais  plusieurs  de  ces  roches,  surtout  parmi  les  plus 
anciennes,  ont  formé  des  espèces  distinctes,  sous  les  noms  de 
psammite  et  de  pséphite,  et  Ton  n'a  conservé  parmi  les  grès  que  les 
roches  formées  de  quartz  sableux  agglutiné,  soit  par  ramollisse- 
ment, soit  par  un  ciment  siliceux  ou  calcaire»  Ainsi  définis,  les 
grès  comprennent  encore  des  roches  de  deux  natures  et  d'épo- 
ques bien  différentes.  Les  principales  variétés  sont  : 

\^Le  vieux  grès  rouge j  qui  appartient  aux  plus  anciens  terrains 
de  sédiment,  et  qui  est  formé  de  fragments  atténués  de  quartz, 
agglutinés  par  ramollissement.  Plus  intimement  soudée,  cette 
roche  deviendrait  une  qrjiarzite  ;  mélangée  de  mica  et  d'autres 
débris  primitifs  atténués,  elle  serait  comprise  parmi  les  psam- 
mites. 

2**  Le  grès  bigarré.  —  Grès  analogue  au  précédent,  mais  plus 
moderne,  puisqu'il  fait  partie  d'une  formation  placée  entre  le  cal- 
caire alpin  (zechstein)  et  le  calcaire  conchylien  (muschelkalk). 
Ce  grès  est  remarquable  par  ses  bandes  rouges,  jaunâtres  ou  lis 
de  vin  ;  droites,  sinueuses  ou  contournées,  sur  un  fond  blanc.  On 
le  trouve  principalement  dans  les  Vosges,  dans  la  Thuringe  et 
dans  le  pays  de  Magdebourg. 

3*  Le  grès  filtrant^  d'un  tissu  lâche  qui  permet  à  l'eau  de  filtrer 
au  travers.  On  en  trouve  en  Saxe,  en  Bohème,  sur  les  côtes  du 
Mexique,  aux  lies  Canaries,  et  surtout  dans  le  Guipuscoa,  en  Es- 
pagne. Dans  quelques  pays,  des  fourbes,  pour  entretenir  la  supers- 
tition du  peuple,  en  formaient  des  tètes  de  saints  évidées  à  l'inté- 
rieur, et  que  l'on  remplissait  d'eau  à  certains  jours  de  fête.  L'eau 
sortait  par  gouttes  à  travers  les  orbites,  le  saint  pleurait  et  la  foule 
criait  au  miracle. 
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4*  Le  grès  flexible  de  Villarica,  au  Brésil.  —  Ce  grès  étant  ré- 
duit en  bandes  plates,  peut  être  ployé  lorsqu'on  le  soulève  par 
une  extrémité,  ou  qu'on  le  prend  dans  les  mains  par  les  deux 
bouts.  Il  doit  celte  propriété  à  renchevôtrement  et  à  la  forme  al- 
longée et  aplatie  des  parties  de  quartz  dont  il  se  compose.  Cette 
disposition  permet  à  ces  parties  de  jouer  un  peu  entre  elles  sans 
se  disjoindre  entièrement. 

5*  Le  grès  lustré,  —  Cette  variété  forme  des  bancs  de  2  à  3  dé- 
cimètres d'épaisseur  dans  le  sable  blanc  qui  termine  la  colline  de 
Montmorency,  au  nord  de  Paris.  Elle  est  d'un  gris  cendré  nuancé 
de  veines  parallèles  plus  foncées  ;  elle  est  translucide,  d'un  grain 
très-serré,  et  consiste  en  sable  siliceux  réuni  par  un  ciment  de 
môme  nature. 

6*  Le  grès  blanc  à  ciment  calcaire.  —  Ce  grès  se  trouve  princi- 
palement dans  la  forêt  de  Fontainebleau,  et  dans  les  environs  de 
Longjumeau  et  de  Pon toise.  Il  sert  au  pavage  de  Paris  et  des  rou- 
les qui  y  aboutissent.  Il  est  quelquefois  coloré  par  des  zones  fer- 
rugineuses rougeâtres,  par  des  dendrites  grossières,  et  contient 
souvent  des  noyaux  noirs  d'une  grande  dureté  et  très-tenaces.  Il 
est  formé  d'un  sable  quarzeux  très-fin  et  d'un  ciment  calcaire  qui 
a  pu  quelquefois  cristalliser  sous  la  forme  de  rhomboïde  inverse 
(page  416).  Il  présente  deux  assises  :  Tune,  inférieure,  privée  de 
coquilles;  c'est  celle  dont  se  sert  exclusivement;  Tautre,  su- 
périeure, renfermant  des  coquilles  marines. 

Grunstein  =  diorite  et  hémitrène. 

Hémitbènb.  —  Roche  composée  essentiellement  d'amphibole 
hornblende  et  de  calcaire  saccharoïde.  Elle  contient,  comme  par- 
lies  accessoires,  du  feldspath  compacte  et  du  fer  oxydulé.  Elle  ap- 
partient aux  mêmes  terrains  que  les  amphiboliles  et  les  diorites, 
et  ressemble  beaucoup  à  celte  dernière,  avec  laquelle  elle  est  sou- 
vent confondue. 

Htalomicte  {greisen,  granité  stannifère).  —  Roche  très-dure 
composée  de  quarlz  hyalin  granuleux,  Irès-prédominant,  et  de 
mica  disséminé  et  non  continu.  Elle  contient,  comme  parties  ac- 
cessoires, du  feldspath,  de  Tétain  oxydé,  du  wolfram,  des  pyri- 
tes, etc.  Elle  présente  une  structure  granulaire  ou  schisteuse. 
Lorsque  le  feldspath  y  devient  abondant,  la  roche  se  rapproche 
du  granité;  quand,  au  contraire,  c'est  le  mica,  elle  passe  au  mi- 
caschiste. L'hyalomicte  se  trouve  en  couches  subordonnées  de- 
puis le  granité  ancien  jusqu'à  la  partie  supérieure  des  dépôts  in- 
termédiaires. L'hyalomicte  granitoïde  parait  postérieure  au  gneiss 
et  se  rattache  aux  dépôts  de  pegmatite.  L'hyalomicte  schistolde 
se  trouve  plus  particulièrement  dans  les  micaschistes  et  se  ren- 
contre aussi  dans  les  schistes  argileux.  Il  parait  même  qu'il  con- 
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stilue  une  formation  indépendante,  au-dessus  de  ces  dépôts,  et 
principalement  au  pic  dllacoluroi,  au  Brésil,  où  il  est  remarqua- 
ble par  la  présence  accessoire  du  fer  oligisle,  de  l'or,  du  soufre  e^ 
du  diamant.  Ces  circonstances  ont  fait  donner  à  cette  roche,  ainsi 
établie,  le  nom  particulier  d'itacolumùe  (page  87). 

Itagolumite.  Voyez  Byalomicte. 

KiESELSCUiEFER  =  phthanile. 

Laye.  —  On  a  donné  ce  nom  aux  matières  embrasées  qui  sor- 
tent des  volcans  sous  une  forme  plus  ou  moins  fluide  ou  pâteuse, 
et  qui  se  répandent  sur  les  terrains  environnants  en  immenses 
courants  qui  ont  quelquefois  plusieurs  lieues  de  longueur. 
La  matière  des  laves  est  formée  principalement  de  la  substance 
même  du  globe,  qui  se  trouve  à  l'état  de  fusion  ignée  dans  son 
intérieur;  mais  il  faut  y  ajouter  tous  les  corps  entraînés,  ramollis 
ou  fondus,  qui  proviennent  des  parois  du  canal  volcanique  :  en 
sorte  que  la  nature  des  laves  est  très-complexe,  et  que  les  miné- 
raux cristallisés  qu'elles  contiennent  peuvent  résulter,  soit  de  la 
combinaison  à  part  et  de  la  cristallisation  d'une  partie  des  maté- 
riaux du  fluide  terrestre,  soit  de  l'entraînement  de  minéraux  déjà 
cristallisés,  qui  ont  résisté  à  la  chaleur  du  courant.  On  admet  ce- 
pendant que  la  masse  principale  des  laves  est  formée  soit  de  l'un 
des  minéraux  feldspathiques  (orlhose,  albite,  oligoklase,  pétro- 
silex),  soit  de  pyroxène,  et  cette  opinion  a  conduit  à  les  diviser 
d'abord  en  laves  feldspathiques  et  en  laves  pyroxénigues.  Chacun  de 
ces  deux  genres  se  subdivise  ensuite  en  laves  cristallines  ou  corn- 
pacles,  laves  vitreuses^  laves  scort fiées  et  laves  altérées.  Nous  citerons 
comme  exemples  de  laves  feldspathiques,  Isileucostine,  l'obsidienne, 
la  ponce^  la  téphrine;  et,  parmi  les  laves  pyroxéniques,  le  basalte, 
la  gallinace,  la  pépérite,  la  wacke  et  la  pouzzolane, 

Leptynite.  —  Roche  composée  principalement  de  feldspath 
grenu,  avec  mélange  de  quartz  sableux  ou  de  mica.  Elle  a  une 
texture  grenue  et  présente  une  stratification  peu  sensible.  Elle 
contient  souvent  des  grenats  disséminés,  du  dislhène  ou  de  la  to- 
paze. Elle  se  présente  en  masses  subordonnées  dans  les  gneiss, 
les  micaschistes,  les  syénites,  et  dans  quelques  terrains  semi- 
cristallisés.  Elle  a  beaucoup  de  rapport  avec  les  eurites;  mais  elle 
est  plus  ancienne  et  passe  plus  facilement  au  gneiss,  tandis  qae 
Teurile  se  rapproche  davantage  des  porphyres. 

Leucostine.  —  Lave  pétrosiliceuse  des  volcans  modernes;  pâle, 
grisâtre,  enveloppant  des  cristaux  de  feldspath  ;  elle  est  un  peu 
celluleuse  et  est  fusible  en  un  émail  blanc.  Il  y  en  a  une  variété 
compacte,  à  peine  celluleuse,  à  cristaux  peu  distincts,  translu- 
cide, sonore  lorsqu'on  la  frappe,  ce  qui  lui  a  valu  le  nom  de  pho- 
nolite,  et  souvent  divisible  en  tables  de  peu  d'épaisseur,  ce  qui 
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permet  de  l'employer  à  la  couverture  des  maisons.  Lorsque  les  cris- 
taux de  feldspath  sont  très-distincts,  la  roche  devient  porphywtde. 

Lydiknnb  =  phihanite. 

Marbre.  —  Ce  nom  a  été  donné  à  tous  les  calcaires  massifs, 
susceptibles  de  recevoir  un  poli  brillant,  et,  par  extension,  à  un 
certain  nombre  d'autres  matières  polissables.  Les  marbres  primi- 
tifs, blancs  et  cristallins,  ou  marbres  statuaires,  n'étant  formés 
que  de  chaux  carbonatée  presque  pure,  appartiennent  complète- 
ment à  l'espèce  minérale  de  ce  nom;  mais  les  marbres  secondai- 
res, sub-lamellaires  ou  compactes,  si  souvent  remarquables  par 
leurs  couleurs  variées,  dues  à  des  mélanges  d'oxydes  métalliques, 
de  charbon,  de  bitume,  de  débris  organiques,  sont  de  véritables 
roches  composées,  sur  lesquelles  nous  ne  reviendrons  pas  cepen- 
dant, en  ayant  parlé  (page  409). 

Marékanitb  =  variété  de  perlùe. 

Marmb.  —  Roche  tendre,  formée  d'argile  et  de  chaux  carbona- 
tée très-atténuées  et  intimement  mélangées.  Lorsque  l'argile  do- 
mine, on  lui  donne  le  nom  de  marne  argileuse^  et  on  l'emploie 
souvent  comme  argile  (page  362)  ;  quand  c'est  la  partie  calcaire 
qui  domine,  on  lui  donne  le  nom  de  marne  calcaire.  La  roche  peut 
devenir  alors  plus  dure  et  quelquefois  même  un  peu  polissable; 
d'autres  fois  elle  présente  une  structure  schisteuse  ou  une  appa- 
rence de  forme  prismatique,  due  au  retrait  de  la  masse.  Les  mar- 
nes appartiennent  surtout  aux  terrains  lacustres  tertiaires  ;  mais 
on  en  trouve  aussi  dans  les  terrains  de  sédiments  inférieurs  ou  al- 
pins, et  dans  les  terrains  jurassiques,  où  elles  alternent  avec  les 
calcaires  qui  les  constituent  principalemenU 

Macigno.  —  Roche  d'agrégation,  à  texture  grenue^  essentielle- 
ment composée  de  petits  grains  de  quartz  distincts,  mêlés  de  cal- 
caire, et  renfermant,  commb  parties  accessoires,  du  mica  ou  de 
l'argile.  Structure  massive  ou  schistoïde  en  grand,  couleur  gri- 
sâtre. Les  macignos  diffèrent  des  grès  par  le  volume  plus  mar- 
qué et  l'état  distinct  de  leurs  éléments.  Ceux  qui  sont  solides  et 
compactes  appartiennent  aux  terrains  inférieurs  de  sédiment;  ils 
ne  contiennent  pas  de  débris  organiques.  Ceux  qui  sont  d'une  tex- 
ture lâche  et  sableuse  sont  situés  dans  les  assises  moyennes  des 
terrains  tertiaires,  et  contiennent  des  débris  végétaux  et  animaux  ; 
on  leur  a  donné  le  nom  particulier  de  molasse. 

MÉLAPHTRE.  —  Trapporphyre,  et  vulgairement  porphyre  noir.  — 
Pâte  d'amphibole  pétrosiliceux  renfermant  des  cristaux  de  feld- 
spath; fusible  en  émail  noir  ou  gris. 

On  en  connaît  trois  variétés  : 

L'une  dite  mélaphyre  demi-deuil,  d'un  noir  foncé,  à  cristaux 
blanchâtres  ; 
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La  seconde  nommée  mélaphyre  5an^um,  noirâtre,  avec  cristaux 
de  feldspath  rougeâtre; 

La  troisième  dite  mélaphyre  tache-verte^  brun-noirâlre,  avec 
cristaux  verdàtres.  Ces  roches  appartiennent  aux  terrains  cristal- 
lisés épizootiques  et  à  ceux  d'épanchement  trappéen. 

Micaschiste.  —  Roche  composée  essentiellement  de  mica  la- 
mellaire^ abondant  et  continu,  et  de  quartz  interposé.  Elle  a  une 
structure  fissile.  Elle  diffère  du  gneiss  par  l'absence  du  feldspath, 
et  quelquefois  le  quartz  y  devient  si  rare,  qu'elle  parait  presque 
uniquement  composée  de  mica.  On  l'observe  dans  les  terrains  pri- 
mitifs, d'abord  subordonnée  au  granite-gnciss  et  au  gneiss,  puis 
en  couches  allernantes  avec  le  gneiss  lui-même;  enfin  consti- 
tuant à  lui  seul  une  formation  indépendante,  placée  entre  le 
gneiss  et  le  schiste  argileux.  Il  renferme  alors  un  grand  nombre 
de  couches  subordonnées  de  chlorite  schisteuse,  de  schiste  argi- 
leux, de  calcaire  grenu,  de  dolomie,  de  diorile,  de  serpentine,  elc, 
et  on  y  rencontre,  comme  minéraux  accidentels  disséminés,  des 
grenats,  de  la  tourmaline,  du  disthène,  de  la  staurotide,  de  l'am- 
phibole, de  rémeraude.  C'est  également,  après  le  gneiss,  la  ro- 
che qui  renferme  le  plus  de  minerais  métalliques  ;  on  y  trouve  du 
feroxydulé,  des  pyrites  aurifères,  des  sulfures  de  plomb,  de  zinc, 
de  mercure,  de  cobalt,  de  Tor  natif,  de  l'argent  rouge,  etc. 

MiMOPHTRE  (faux  porphyres  et  poudingues  porphyroîdes).  — 
Roche  formée  d'un  ciment  argiloïde  empâtant  des  grains  très-dis- 
tiiictsdefeldspalh,etquelquefois  de  quartz,  de  mica,  de  schiste,  etc. 
Les  parties  empâtées  sont  anguleuses,  et  de  formation  antérieure 
à  la  pâte  qui  est  compacte.  Sa  cassure  est  raboteuse  et  sa  dureté 
inégale.  Elle  appartient  aux  terrains  inférieurs  de  sédiment  et, 
aux  terrains  semi-cristallisés.  Elle  suit  ordinairement  les  eurites, 
les  porphyres  et  les  protogynes. 

Molasse.  —  Roche  à  texture  grenue,  lâche  et  sableuse,  presque 
friable,  formée  de  grains  distincts  de  quartz,  mêlés  de  calcaire, 
d'un  peu  de  mica  et  d'argile.  C'est  le  macigno  des  terrains  supé- 
rieurs de  sédiment. 

Obsidienne.  —  Lave  complètement  vitreuse,  à  cassure  écla- 
tante et  largement  conchoîde,  à  esquilles  minces  et  tranchantes. 
Celle  des  volcans  éteints  est  d'une  couleur  vert-bouteille,  trans- 
parente ou  opaque,  et  paraît  être  de  la  nature  du  feldspath,  dont 
elle  contient  souvent  des  cristaux  disséminés.  Celle  des  volcans 
modernes,  notamment  de  ceux  d'Islande  et  du  Mexique,  est  d'un 
noir  pur,  opaque  ou  seulement  translucide,  et  parait  être  de  na- 
ture pyroxénique;  on  lui  donne  le  nom  particulier  de  galltnace. 
On  connaît  une  obsidienne  filamenteuse  (némate,  Haûy)  en  fils  dé- 
liés, plus  ou  moins  longs,  fins,  flexibles,  mais  fragiles,  souvent 
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terminés  par  un  très-petit  globule;  c'est  un  produit  particulier  du 
volcan  de  l'île  Bourbon.  La  pierre  ponce  paraît  n'être  qu'un  état 
bulleux  particulier  de  l'obsidienne. 

Ocre.  —  Les  ocres  ou  bols  des  anciens  minéralogistes  sont  des 
argiles  colorées  en  rouge,  en  jaune  ou  en  brun  par  des  oxydes  de 
fer.  Il  en  a  été  question  page  363. 

Ophicalce.  —  Roche  formée  de  calcaire  et  de  serpentine,  par- 
fois remplacée  par,'du  talc  ou  de  la  chlorite.  On  en  distingue  trois 
variétés  principales  : 

1®  Ophicalce  grenu f  calcaire  saccharoïde  contenant  de  la  serpen- 
tine disséminée  ; 

2"  Ophicalce  réticulé,  présentant  des  noyaux  ovoïdes  de  calcaire 
compacte,  serrés  et  réunis  par  uneserpentinetalqueuse  (marbre 
campan)  ; 

3**  Ophicalce  veiné,  offrant  des  taches  irrégulières  de  calcaire, 
séparées  et  traversées  par  des  veines  de  talc  et  de  serpentine 
(marbre  vert  antique).  Cette  roche  se  trouve  en  couches  subor- 
données dans  les  micaschistes  primitifs,  et  dans  les  porphyres 
et  les  syénites  des  terrains  de  transition. 

Ophiolitb.  Serpentine  commune,  pierre  ollaire,  etc.  —  Pâte  de 
serpentine  enveloppant  du  fer  oxydulé  ou  d'autres  minéraux  ac- 
cessoires. Parmi  ceux-ci,  les  uns,  tels  que  le  talc,  la  stéatite,  l'ar- 
gile lithomarge,  la  chlorite,  l'asbeste,  s'y  présentent  en  veinules 
qui  semblent  se  fondre  dans  la  masse  serpentineuse;  les  autres, 
tels  que  l'amphibole,  le  grenat,  la  calcédoine^  le  silex  corné,  le 
quartz,  la  chaux  carbonatée,  le  fer  oxydulé,  le  fer  chromé,  la  dial- 
lage,  y  sont  en  grains  ou  en  veinules  distinctes  de  la  base.  La  for- 
rnation  de  cette  roche  paraît  avoir  été  simultanée;  la  structure  en 
est  veinée  ou  empâtée;  la  dureté,  moyenne.  Elle  est  facilement 
rayée  par  une  pointe  d'acier;  elle  acquiert  un  poli  terne;  sa  cou- 
leur dominante  est  le  vert  noirâtre  ou  le  brun  jaunâtre.  C'est  elle, 
plutôt  que  la  serpentine  pure,  qui,  sous  le  nom  de  serpentine  ou 
de  pierre  ollaire,  sert  aux  usages  naen  tiennes  page  394. 

Ophite.  Porphyre  vert  ou  seipentin,  —  Pâte  d'aphanite  très- 
homogène  ou  de  pétrosilex  amphiboleux  verdâtre,  enveloppant 
des  cristaux  de  feldspath.  L'ophile  a  d'ailleurs  tous  les  caractères 
du  porphyre,  sauf  que  la  pâte  présente  une  cassure  moins  unie. 
La  couleur  verte  est  le  caractère  qui  distingue  le  mieux  cette  ro- 
che du  porphyre.  La  plus  belle  variété  est  Vophite  antique  ou  por- 
phyre vert  antique,  dont  la  pâte  est  d'un  vert  pur  foncé,  bien  ho- 
mogène et  opaque,  et  les  cristaux  d'un  blanc  verdâtre.  L'ophite 
de  Tourmalet,  dans  les  Pyrénées,  a  la  pâte  d'un  vert  brunâtre  et 
les  cristaux  d'un  blanc  grisâtre  ou  verdâtre.  L'ophite  du  Morvan 
et  celui  de  Niolo,  en  Corse,  ont  la  pâte  d'un  gris  verdâtre.  Celui 
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du  ballon  deGiromagny,  dans  les  Vosges,  présente,  dans  une  pâle 
d'un  vert  foncé,  des  cristaux  blancs  peu  distincts,  etc.  Cette  ro- 
che, que  les  noms  d'ophite  et  de  serpentine  pourraient  faire  con- 
fondre avec  la  précédente,  s'en  dislingue  par  sa  nature  feldspa- 
Ihique,  sa  grande  dureté  et  le  poli  parfait  qu'elle  peut  acquérir. 
Elle  appartient  aux  mômes  terrains  que  les  porphyres  et  que  Teu- 
rite  porphyroïde. 

Pechstein  =  rétinite. 

Pegmatite.  —  Roche  composée  essentiellement  de  feldspath 
lamellaire  et  de  quarlz.  Souvent  le  feldspath  domine.  On  y  ren- 
contre accidentellement  du  mica  en  grandes  lames,  de  la  tourma- 
line, du  feldspath  nacré  dit  pierre  de  lune,  du  béril,  du  titane  ru- 
tile, de  rétain  oxydé,  etc.  La  disposition  différente  du  feldspath 
et  du  quartz  donne  lieu  à  deux  variétés  principales  : 

V  La  pegmatite  graphique,  vulgairement  granité  graphique^  est 
formée  de  feldspath  laminaire  et  de  cristaux  de  quartz  enclavés, 
dont  la  trace  sur  la  pierre  polie  imite  des  caractères  hébraïques. 

2**  La  pegmatite  granulaire  ou  pétunzé,  formée  de  feldspath  la- 
mellaire et  de  grains  de  quartz.  C'est  cette  roche  surtout  qui,  par 
sa  décomposition  dans  le  sein  de  la  terre,  donne  naissance  au 
kaolin  (page  359).  La  pegmatite  constilue  une  formation  indé- 
pendante, dont  le  granité  à  gros  éléments,  intercalé  au  gneiss 
semble  être  le  prélude.  Cette  formation  est  superposée  au  gneiss 
indépendant,  et  se  présente  dans  un  grand  nombre  de  localités 
sur  des  espaces  très-étendus  (environs  de  Limoges,  Moravie,  Suède, 
Sibérie,  États-Unis  d'Amérique,  etc.). 

PÉPÉRiNE.  PeperinOy  tu  faîte,  tuf  basaltique,  brecciole  volcanique. 
—  Roche  d'agrégation,  composée  essentiellement  de  petits  frag- 
ments de  téphrine,  de  wacke  et  de  pyroxène,  réunis  par  une  pâte 
terreuse.  On  y  trouve,  comme  parties  accidentelles,  des  grains  de 
basanite,  de  ponce,  de  haûyne,  d'amphigène,  de  mica,  de  fer  ma- 
gnétique, de  calcaire  saccharoïde,  etc.  Cette  roche  a  peu  de  co- 
hésion; elle  est  même  quelquefois  très-friable:  elle  a  une  cou- 
leur grisâtre,  brunâtre,  jaunâtre  ou.  rougeâtre,  toujours  terne. 

Perlite.  Perlstein,  obsidienne  perlée.  —  Lave  fondue,  opaque 
ou  à  peine  translucide  sur  les  bords,  d'une  teinte  grise,  bleuâ- 
tre ou  verdâtre,  avec  un  aspect  nacré,  [-.a  pâte  en  est  craquelée 
comme  celle  de  certains  émaux,  auxquels  cette  production  vol- 
canique peut  être  comparée,  sous  beaucoup  de  rapports.  Elle  se 
boursoufle  et  augmente  de  volume  au  chalumeau.  On  en  distingue 
une  variété  trouvée  à  Marékan,  dans  le  Kamtchatka,  et  nommée 
marékanite,  qui  semble  formée  de  débris  de  coquilles,  et  qui  est 
composée  d'une  multitude  de  pellicules  d'un  blanc  nacré,  prove- 
nant de  la  rupture  de  globules  vitreux  de  la  grosseur  d'un  pois. 
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On  trouve,  au  milieu  de  cet  amas  d'enveloppes  vitreuses,  des 
fragments  d'obsidienne  vitreuse,  presque  transparents. 

Phonolithb  =  leucostine  compacte, 

Phthanite.  Kiesekchiefer  ou  jaspe  schisteux,  pierre  lydienne, 
pierre  de  touche.  —  Roche  d'apparence  homogène,  noire  et  opa- 
que, plus  dure  que  l'acier,  ayant  une  cassure  terne,  à  grain  très- 
fin,  droite  ou  conchoïde.  Elle  est  infusible  au  chalumeau.  En 
masse,  elle  offre  une  structure  schistoïde;  elle  est  entrecoupée  de 
veines  de  quartz  blanc.  On  la  trouve  en  couches,  en  amas  ou  en 
rognons,  dans  les  terrains  intermédiaires  et  dans  ceux  de  sédi- 
ments inférieurs.  Quelques  personnes  ont  regardé  cette  roche 
comme  un  jaspe,  c'est-à-dire  comme  formée  essentiellement  de 
silice;  d'autres,  comme  une  aphanùe.  Il  est  plus  probable  qu'elle 
a  été  formée,  de  même  que  la  plupart  des  roches  intermédiaires' 
par  l'action  du  feu  central  sur  un  mélange  de  parties  très-atlé- 
nuées  de  une  ou  de  plusieurs  roches  primitives,  d'anthracite  et 
de  fer  sulfuré.  L'analyse  faite  par  Vauquelin,  de  la  meilleure  qua- 
lité de  pierre  de  touche,  s'accorde  avec  cette  supposition.  Elle  a 
donné  : 

Silice 85,0 

Alumine .  2,0 

Chaux i  ,0 

Fer 1,7 

Soufre 0,6 

Charbon 2,7 

Eau 2,5 

Perte 4,5 

iOO,0 

PflTLLADE.  —  Roche  dcs  terrains  de  transition  ou  des  premiers 
terrains  de  sédiment,  composée  essentiellement  de  schiste  argi- 
laux,  comme  base,  et  de  minéraux  disséminés.  Elle  a  une  struc- 
ture Bssile,  et  elle  manifeste  souvent  une  tendance  à  se  diviser  en 
prismes  obliques  rhomboïdaux  de  \20  et  60  degrés.  Elle  est  assez 
tendre  pour  se  laisser  rayer  par  le  fer  et  même  par  le  cuivre.  Elle 
est  toujours  opaque  et  présente  les  mômes  couleurs  dominantes 
que  le  schiste  qui  lui  sert  de  base.  Elle  est  presque  toujours  fusi- 
ble en  un  verre  noir  ou  grisâtre.  Les  principales  variétés  sont  : 

Le  phyllade  micacé  qui  est  un  schiste  très -chargé  de  mica  en 
paillettes  distinctes.  Il  est  pailleté  ou  satiné,  suivant  que  les  pail- 
lettes de  mica  y  sont  très-distinctes  ou  peu  discernables.  Les 
pierres  à  faux  de  Viel-Salm  près  de  Liège,  et  les  ardoises  de 
Glaris  et  de  Gènes,  appartiennent  à  ces  variétés  ; 

Le  phyllade  carburé;  noir,  tachant,  décolorable  par  le  feu  ;  de 
Bagnères-de-Luchon  ; 
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Le  phyllade  porphyroïdcy  renfermant  des  cristaux  de  différente 
nature,  soit  de  quartz,  soit  de  feldspalh^  soit  de  macle,  etc. 

Ponce  ou  Pumite.  —  Substance  d'origine  volcanique,  spon- 
gieuse et  légère,  composée  de  fibres  vitreuses,  courtes,  rudes  au 
toucher,  laissant  entre  elles  des  interstices  de  grandeurs  variables. 
Elle  esl  ordinairement  d'un  blanc  sale;  mais  il  y  en  a  de  grise, 
(le  jaunâtre  et  de  brune.  Elle  fond  au  chalumeau.  Elle  contienl 
quelquefois  des  cristaux  de  feldspath  disséminés.  Elle  est  suscep- 
tible de  se  disgréger  et  de  se  décomposer  comme  toutes  les  ro- 
ches volcaniques;  elle  donne  lieu,  dans  ce  cas,  soit  à  de  la  ponce 
arénacécy  soit  à  une  substance  blanche  d'apparence  crayeuse, 
nommée  asdérine. 

Quoique  certaines  ponces  aient  coulé  des  volcans,  à  la  manière 
des  laves,  le  plus  ordinairement  elles  paraissent  avoir  été  lancées 
hors  du  cratère,  et  s'être  ensuite  tassées  sur  les  terrains  envi- 
ronnants, à  la  manière  de  la  grêle.  On  en  trouve  principalement 
aux  tles  Lipari.  On  l'emploie  surtout  comme  matière  à  polir. 

Porphyre.  —  Roche  très-dure,  compacte  et  susceptible  d'un 
beau  poli,  composée  d'une  pâte  de  feldspath  compacte  ou  de  pé- 
trosilex,  enveloppant  des  cristaux  de  feldspath  ou  d'albite.  Ceux- 
ci  étant  ordinairement  blanchâtres,  tranchent  plus  ou  moins  avec 
la  pâte  qui  présente  diverses  teintes  de  rouge,  de  brun,  de  noir 
ou  de  vert.  Les  principales  variétés  sont  :  le  porphyre  rouge  anti- 
que, à  pâte  d'un  ronge  vif  et  foncé,  enveloppant  des  cristaux 
petits  et  très-nombreux  de  feldspath  blanchâtre.  Il  venait  autre- 
fois d'Ég}'ple;  le  porphyre  brun  de  Suède ,  à  pâte  brune  et  à  cris- 
taux rougeâtres,  dont  on  fait  maintenant  la  plupart  des  vases 
d'ornements,  urnes  et  tables  à  porphyriser;  le  porphyre  rosâtre, 
à  pâle  d'un  rouge  pâle,  renfermant,  indépendamment  des  cris- 
taux de  feldspath,  de  nombreux  grains  ou  cristaux  de  quartz  (entre 
Roanne  et  Saint-Symphorien);  le  porphyre  violâtre  de  Niolo  en 
Corse,  etc.  Pour  le  porphyre  noir,  voyez  mélaphyre;  et  pour  le 
porphyre  vert,  voyez  ophite. 

Les  porphyres  sont  des  roches  qui  sont  sorties  de  terre  à  l'état 
d'une  fusion  incomplète,  et  à  différentes  époques.  On  les  trouve 
dans  les  terrains  primitifs,  au-dessus  des  gneiss  et  des  granités; 
dans  les  terrains  de  transition,  parallèlement  avec  la  syénite  et  la 
diorite,  et  même  dans  le  grès  rouge  des  anciens  terrains  de  sédi- 
ment.  Plus  lard,  les  porphyres  ont  été  remplacés  par  les  eurites 
et  par  les  leucoslînes. 

Poudingue.  —  Ce  nom  n'a  pas  la  même  signification  pour  tous 
les  géologues.  Les  uns,  n'ayant  égard  qu'à  la  disposition  des  par- 
lies,  et  non  à  leur  nature,  donnent  le  nom  de  poudingue  à  toute 
roche  formée  de  parties  assez  grosses,  non  cristallisées,  arrondies 
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et  plas  OU  moins  roulées,  agglutinées  par  une  pâle  de  nature  di- 
verse. Les  autres  restreignent  ce  nom  aux  seules  roches  formées 
de  cailloux  siliceux  roulés,  empâtés  dans  un  ciment  siliceux.  En 
admettant  la  définition  la  plus  large,  il  faut  alors  distinguer  comme 
espèces  ou  variétés  : 

4*  Le  poudingue  anagénique  ou  anagénite^  formé  de  fragments 
arrondis  de  roches  primitives,  réunis  par  un  ciment  de  schiste  ou 
de  calcaire  saccharoïde. 

2**  Poudingue  pétrosiliceux .  —  Roches  de  toutes  sortes  réunies 
par  un  ciment  pétrosiliceux  {brèche  universelle). 

3**  Poudingue argiloïde,  —  Noyaux  quarzeux  dans  un  ciment  argi- 
loïde  {grauwacke  de  Clauslhal  au  Harz). 

4*  Poudingue  ophiteux,  —  Roches  de  toutes  sortes,  dans  une  pâte 
de  serpentine. 

5**  Poudingue  polygénique,  —  Roches  de  toutes  sortes  dans  un 
ciment  calcaire  {nagelflue  du  Righi). 

6*  Poudingue  calcaire  ou  gompholite.  —  Noyaux  calcaires  dans 
un  ciment  calcaire  {nagelflue  de  Salzbourg). 

7**  Poudingue  siliceux.  —  Noyaux  de  silex  dans  une  pâle  de  grès 
homogène  (poudingue  de  la  plaine  de  Boulogne  près  de  Paris). 

8*  Poudingue  jaspique.  —  Noyaux  d'agate  ou  de  jaspe,  dans  une 
pâte  de  nature  semblable  (caillou  de  Rennes). 

9*  Poudingue  psammitique ,  —  Noyaux  siliceux  ou  autres  dans 
une  pâte  de  psammite  (pudingstone  des  Anglais). 

Pouzzolane.  —  Sable  volcanique  d'apparence  terreuse,  dMn 
brun  rouge  ou  d'un  gris  sombre,  tiré  d'abord  de  Pouzzoles,  près 
de  Naples,  où  il  en  existe  des  dépôts  immenses;  on  l'a  trouvé 
depuis  dans  beaucoup  d'autres  terrains  volcaniques,  comme  aux 
environs  de  l'Etna  et  de  l'Hécla,  ainsi  que  dans  les  volcans  éteints 
de  l'Italie,  de  l'Auvergne  et  du  Brisgaw.  Ces  sables  peuvent  être 
le  résultat  de  l'altération  de  laves  qui  se  seraient  changées  sur 
place  en  matière  terreuse  et  pulvérulente;  ou  peuvent  avoir  été 
rejetés  par  les  volcans,  à  peu  près  tels  qu'on  les  trouve  aujour- 
d'hui. Le  caractère  essentiel  des  pouzzolanes,  celui  qui  en  fait  le 
seul  mérite  et  la  valeur,  est  la  propriété  dont  ils  jouissent  de  for- 
mer, avec  la  chaux  et  le  sable  commun,  des  mortiers  qui  dur- 
cissent sous  l'eau.  Leur  importance  est  devenue  moins  grande  ou 
moins  exclusive,  depuis  que  l'on  sait  fabriquer  de  la  chaux  hydrau- 
lique et  des  ciments  artificiels. 

Protogynb.  —  Roche  de  cristallisation  primitive  formée  de 
feldspath,  de  quartz  et  de  talc,  de  stéatile  ou  de  chlorite.  On  peut 
dire  que  c'est  un  granité  dans  lequel  le  talc,  la  stéatite  ou  la  chlo- 
rite remplacent  le  mica.  Cependant  le  talc  n'y  est  pas  en  général 
aussi  également  disséminé  que  le  mica  dans  le  granité;  il  y 
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forme  plutôt  des  espèces  de  paquets  souvent  disposés  à  peu  près 
parallèlement,  ce  qui  donne  à  la  roche  une  apparence  un  peu 
feuilletée.  La  plupart  des  grandes  masses  des  Alpes  et  du  Saint- 
Gothard,  notamment  la  chaîne  du  Mont-Blanc  et  le  Mont-Blanc 
lui -môme,  sont  formés  de  cette  roche. 

PsAMMiTE.  —  Roche  grenue,  formée  par  voie  d'agrégation  avec 
les  débris  atténués  des  roches  primitives,  et  composée  principa- 
lement de  quartz  sableux,  de  mica  et  de  feldspath  altéré,  liés  au 
moyen  d'une  petite  quantité  d^argile  (i).  Le  quartz  est  souvent 
prédominant.  Les  principales  variétés  sont  : 

Le  psammite  micacé  ou  grès  des  houillères.  —  Pâte  sablonneuse 
grossière,  grisâtre,  renfermant  de  nombreuses  paillettes  de  mica. 
On  y  voit  des  parties  charbonneuses  disséminées,  ou  en  petits 
lits  interposés,  et  souvent  des  empreintes  de  végétaux. 

Le psamtnite  carbonifère  des  houillères.  —  Pâte  tris- fine,  noire 
et  schisteuse,  très-imprégnée  de  charbon  et  portant  de  nom- 
breuses empreintes  de  fougères  ou  d'autres  végétaux  ana- 
logues. 

Le  psammite  schistoïde,  Brongn.  —  Pâte  grenue,  quarzeuse,  assez 
fine,  d'un  gris  noirâtre,  assez  chargée  de  mica  qui  s'y  trouve  en 
outre  quelquefois  disposé  par  lits.  Structure  un  peu  schisteuse, 
ou  fissile  enflâmes  d'une  certaine  épaisseur.  Les  pierres  à  faux 
de  Normandie,  de  Lombardie  et  de  beaucoup  d'autres  contrées, 
sont  faites  de  cette  roche. 

Le  psammite  verdâtre,  dioritique  ou  chlorilique.  —  Ne  diffère 
du  précédent  que  par  l'addition  des  grains  de  diosite  ou  de  chlo- 
rite  à  ses  éléments  habituels.  Pien^es  à  faux  également. 

Le  psammite  rougeâtre.  —  Pâle  sablonneuse,  jaunâtre,  brunâ- 
tre ou  rougeâtre,  moins  mélangée  de  feldspath,  de  mica  et  d'ar- 
gile que  le  psammite  commun.  Exemple  :  beaucoup  d'anciens 
grès  rouges,  et  la  roche  dite  pierre  à  dresser  de  la  Belgique.  II 
passe  au  grès  rouge. 

Le  psammite  sablonneux.  —  Quartz  à  l'état  sableux  très-prédo- 
minant, mica  plus  rare;  passe  au  grès  micacé. 

PsÉpniTE.  —  Roche  composée  essentiellement  d'une  pâte  argi- 
loïde  enveloppant  des  fragments  pisaires  et  môme  avellenaires  de 
schistes  divers  et  de  phyllade.  Ses  parties  accessoires  sont  des 
fragments  de  môme  volume  de  quartz,  de  feldspath,  de  granité, 
de  micaschiste,  de  porphyre,  etc.  Elle  répond  au  grès  mdimen- 
taire  de  Haiiy  et  à  la  plupart  des  todtliegende  des  Allemands.  Elle 
est  rougeâtre  ou  verdâtre.  Elle  appartient  à  l'époque  classique  des 

(I)  L'agglutination  des  parties  peut  être  due  aussi  en  partie  à  Faction  du 
feu. 
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terrains  de  Iransilion  et  de  sédiment  inférieur.  On  la  trouve  à 
Coutances,  etc. 

?mnE  =  ponce. 

Pyroméride.  —  Roche  composée  d'une  pâle  de  feldspath  com- 
pacte et  de  quartz,  enveloppant  des  sphéroïdes  de  môme  nature 
à  structure  radiée.  Elle  est  d'une  couleur  ocreuse  inégale  et  ren- 
ferme du  fer  oxydé  en  petits  cristaux  cubiques  ou  dodécaèdres 
pentagonaux,  qui  proviennent  par  conséquent  de  la  décomposi- 
tion du  fer  sulfuré  de  môme  forme.  Cette  roche,  qui  porte  le  nom 
vulgaire  de  porphyre  orbiculaire  de  Corse,  n*a  encore  été  trouvée 
qu'en  Corse.  Peul-ôtre  faudrait-rl  la  réunir  à  Tespèce /?e^wa/eVe, 
sous  le  nom  de  pegmatique  orbiculaire. 

QuARziTE.  —  Roche  essentiellement  composée  de  quartz  sub- 
lamellaire  ou  grenu,  translucide,  à  cassure  raboteuse,  sub-vi- 
Ireuse  dans  quelques-unes  de  ses  parties.  Elle  forme  des  couches 
puissantes  dans  les  terrains  de  cristallisation  et  dans  les  plus 
anciens  terrains  de  sédiment.  Elle  peut  avoir  deux  origines  :  ou 
c'est  du  quartz  granitique  isolé  de  ses  autres  éléments,  ou  c'est  un 
grès  quarzeux  qui  est  repassé  à  Tétat  vitreux  par  l'approche  des 
roches  ignées. 

RÉTiNiTE  ou  Résinite.  —  Ces  noms  pouvant  faire  confusion 
a?ec  le  rélinasphalte  et  le  quartz  résinite,  peut-ôlre  serait-il  conve- 
nable d'adopter  sans  modification  le  nom  allemand  joeeA^^em  qui 
appartient  à  une  roche  pyrogène  composée  d'une  grande  quantité 
de  silice  (73  à  78  pour  100),  d'alumine,  de  soude/  de  chaux, 
d'oxyde  de  fer,  d'une  petite  quantité  d'eau  et  quelquefois  de  bi- 
tume. Cette  roche  est  compacte,  homogène,  opaque  ou  un  peu 
translucide,  à  cassure  vitreuse  avec  un  éclat  résineux  très-mar- 
qué, quelquefois  un  peu  gras.  Elle  donne  de  l'eau  et  souvent 
du  bitume  lorsqu'on  la  chauffe  dans  un  tube  fermé.  Au  chalu- 
meau elle  se  fond  tantôt  facilement  et  d'autres  fois  difficilement, 
ce  qui  indique  une  nature  variable. 

Le  pechslein  présente  une  grande  variété  de  couleurs  dont  les 
principales  sont  le  vert  olivâtre,  brunâtre  ou  noirâtre  ;  le  jaune 
brunâtre,  le  rouge  sale  et  brunâtre,  le  noir  verdâtre.  Il  se  trouve 
en  masses  non  stratifiées  ou  en  couches,  dans  les  terrains  de  por- 
phyre et  de  trachyte.  Mais  il  est  rarement  homogène  sur  une 
grande  étendue  ;  il  renferme  souvent  des  grains  de  feldspath,  du 
mica  ou  d'autres  minéraux,  et  il  constitue  alors  une  roche  plus 
composée  à  laquelle  on  a  donné  le  nom  de  stigmite. 

Schiste.  —  Roche  d'apparence  homogène,  d'une  structure  fis- 
sile, non  susceptible  de  se  délayer  dans  l'eau  et  ne  faisant  pas  pâte 
avec  ce  liquide,  môme  après  avoir  été  pulvérisée.  Elle  présente  à 
la  vue  simple,  à  la  loupe  surtout,  une  multitude  de  petites  la- 
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melles  de  mica  ;  en  sorte  qu'elle  parait  n'èlre  souvent  qu'un  mica 
Irès-divisé,  réuni  en  masse  compacte.  Elle  a  une  cassure  esquil- 
leuse  ;  elle  est  souvent  assez  tendre  pour  se  laisser  rayer  par  le 
cuivre,  et  elle  est  toujours  rayée  par  le  fer;  elle  est  complète- 
ment opaque,  sans  éclat  ou  n'ayant  qu'un  faible  éclat  soyeux.  Les 
couleurs  en  sont  ternes  et  varient  entre  le  noir,  le  brun  bleuâtre, 
le  gris  bleuâtre,  le  verdâtre,  le  jaunâtre  et  le  rougeâtre.  Presque 
tous  les  schistes  sont  fusibles  en  émail  noir  ou  brun  ;  quelques- 
uns  font  effervescence  avec  les  acides;  d'autres  contiennent  une 
matière  charbonneuse  ou  bitumeuse  ;  mais  leurs  principes  essen- 
tiels sont  la  silice,  l'alumine,  Toxyde  de  fer,  la  magnésie,  la 
pelasse  ou  la  chaux  et  Teau.  En  voici  les  principales  variétés  : 

i*  Schiste  luisant.  —  Il  est  luisant  et  comme  soyeux  dans  le  stfns 
(le  ses  lames,  qui  sont  souvent  ondulées  ou  plissées.  Il  se  fond 
facilement  en  un  émail  gris  ou  jaunâtre  rempli  de  bulles.  Il  est 
évidemment  composé  de  mica,  et  il  passe  au  micaschiste  par  des 
nuances  insensibles.  11  appartient  aux  premiers  terrains  de  sédi- 
ment ;  il  ne  renferme  aucun  débris  de  corps  organisé. 

2®  Schiste  ardoise.  —  En  masses  très-ftssiles  et  faciles  à  diviser 
en  grands  feuillets  minces  et  planes.  Il  est  encore  un  peu  luisant; 
il  est  sonore  lorsqu'on  le  frappe  avec  un  corps  dur,  et  est  sou- 
vent assez  dur  pour  recevoir  la  trace  du  cuivre  ;  il  fond  facile- 
ment au  chalumeau. 

On  trouve  le  schiste  ardoise  dans  un  grand  nombre  de  loca- 
lités, et,  en  France,  à  Angers  principalement.  Le  chiste  y  forme 
masse  de  plusieurs  lieues  d'étendue,  à  stratiflcation  très-relevée 
ou  presque  verticale,  qui  vient  affleurer  le  sol  presque  partout. 
On  l'exploite  à  ciel  ouvert,  ou  dans  de  vastes  excavations  souter- 
raines qui  ont  plus  de  100  mètres  de  profondeur.  On  y  trouve  des 
cristaux  cubiques  de  fer  sulfuré,  et  fréquemment  des  empreintes 
de  trilobites. 

3*  Schiste  argileux.  —  Plus  tendre  que  le  précédent,  ce  schiste 
répand  une  odeur  argileuse  très-sensible  et  absorbe  l'eau  assez 
abondamment.  Il  ne  reçoit  pas  la  trace  du  cuivre.  Il  ne  peut  se 
diviser  en  feuillets  minces.  11  appartient,  comme  le  schiste  ardoise, 
aux  terrains  primordiaux  de  sédiment,  et  l'on  peut  admettre  qu'il 
n'en  diffère  que  parce  que  le  mica  qui  le  compose  est  réduit  par 
sa  grande  division  à  l'état  argileux. 

4**  Schiste  novaculaire  ou  piètre  à  rasoir.  —  Ce  schiste  est  formé 
d'une  pâle  beaucoup  plus  fine  que  les  autres,  compacte  et  à  cassure 
plutôt  écailleuse  que  feuilletée.  Il  présente  des  couches  superpo- 
sées de  deux  couleurs  différentes,  l'une  jaune,  l'autre  d'un  brun 
violacé.  La  présence  de  deux  couches  ainsi  diversement  colorées 
est  un  caractère  si  reconnu  dans  le  commerce,  qu'on  les  réunit 
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toujours  artiflciellement , lorsqu'elles  ne  le  sont  pas  naturellement. 
Cette  roche  me  parait  contenir  de  la  stéatite  à  l'état  de  mélange 
intime  et  essentiel;  peut-être  serait-elle  mieux  rangée  parmi  les 
siéaschistes. 

5**  Schiste  siliceux,  —  Solide,  à  structure  fissile,  assez  dur  pour 
rayer  le  fer,  très-difficile  à  fondre.  Il  est  ordinairement  noir  et 
les  fissures  de  stratification  sont  souvent  enduites  d'un  vernis 
brillant  de  la  nature  de  Tanlbracite  ou  du  graphite.  C'est  un  mé- 
lange en  parties  non  distinctes  de  schiste  argileux  et  de  silice. 

6*  Schiste  bitumeux.  —  Noir,  solide,  à  feuillets  épais  et  con- 
tournés ;  il  perd  en  partie  sa  couleur  au  feu,  en  répandant  une 
odeur  bitumineuse.  Il  alterne  avec  les  phyllades  pailletés  et  les 
psammites  dans  les  terrains  houillers.  Il  se  confond  presque  avec 
le  phyllade  carbonifère. 

7**  Schiste  grafique^  ampélite  graphiguCy  crayon  noir,  crayon  des 
charpentiers.  —  Cette  substance  est  tout  à  fait  noire,  à  cassure 
homogène  et  conchoïde,  assez  tendre  pour  laisser  des  traces  sur 
le  papier.  Elle  est  fissile  en  grand.  Elle  perd  sa  couleur  noire  par 
la  calcination  et  laisse  un  résidu  coloré  en  rouge  par  Toxyde  de 
fer.  Elle  se  délite  et  s*effieurit  souvent  à  Tair  humide,  en  raison 
du  sulfure  de  fer  qu'elle  renferme. 

8**  Schiste  alumineux y  ampélite  ou  terre  à  vigne  Ats  anciens.  —  Il 
ne  diffère  du  précédent  que  par  le  mélange  d'une  plus  grande 
quantité  de  fer  sulfuré  qui  le  rend  très-altérable  à  l'air  et  très- 
propre  à  la  fabrication  de  Talun. 

SÉLAGiTE.  —  C'est  une  diorite  qui  contient  du  mica  disséminé. 

Serpentin  =  ophite, 

SiDÉRocRisTE.  —  Roche  composée  de  fer  oligisle  micacé  et  de 
quartz,  observée  dans  les  environs  de  Villarica  au  Brésil.  Elle 
paraît  être  le  gîte  originaire  de  l'or  et  des  diamanls  déposés  dans 
le  terrain  d'ail uvion . 

Spjllitb.  —Roche  composée  d'une  pâte  d'aphanite  renfermant 
des  noyaux  arrondis  de  nature  différente.  Le  spiliite  commun  pré- 
sente des  noyaux  de  calcaire  spathique,  et  quelquefois  des  noyaux 
d'agate,  dans  une  pâte  compacte  d'un  vert  sombre  ou  d'un  brun 
violâtre  ;  par  exemple,  la  roche  nommée  variolite  du  Drac.  Le 
spiliite  bufonite  a  la  pâte  noire.  Le  spiliite  t;eme  renferme  des  veines 
et'de  petils  grains  de  calcaire  cristallisé.  Le  spiliite  porphyroîde 
contient  dans  la  pâte  des  cristaux  de  feldspath.  Cette  roche  appar- 
tient à  des  terrains  d'épanchemenl  probablement  postérieurs  aux 
terrains  de  sédiment  moyens. 

Stéascaiste.  —  Ce  nom  devrait  signifier  roche  composée  de  stéa» 
tite  et  de  schiste  {iA  est  le  schiste  novaculaire)  ;  mais  il  a  été  donné 
à  une  roche  formée  d'une  base  de  talc  enveloppant  des  minéraux 

Digitized  by  CjOOQ IC 


508  MINÉRAUX  MÉLANGÉS  OU  ROCHES. 

très-variables,  et  qui  sont  principalement  le  quartz,  le  feldspath, 
la  diallage,  le  grenat,  la  chlorite,  la  serpentine,  le  fer  oxydulé, 
les  pyrites,  etc.  Au  moins  aurait-on  dû  la  nommer  takchiste, 
comme  le  font  les  Allemands.  Celte  roche  constitue  des  roches 
subordonnées  dans  les  micaschistes  primitifs  et  les  schistes  argi- 
leux. 

Stigmite.  —  Pâle  de  pechsiein  ou  d'obsidienne  renfermant  des 
grains  ou  des  cristaux  de  feldspath.  Les  parties  accessoires  sont 
le  quartz,  le  mica,  l'obsidienne  perlée.  Cette  roche  fait  partie  des 
terrains  d'épanchement  trachytiques  et  trappéens  et  des  terrains 
pyroïdes  de  tous  les  âges. 

Syénite  .  —  Roche  composée  de  feldspath  laminaire  prédomi- 
nant, d'amphibole  et  de  quartz.  On  peut  dire  que  c'est  du  granité 
dans  lequel  l'amphibole  a  remplacé  le  mica.  Sa  couleur  domi- 
nante varie  avec  celle  du  feldspath,  et  elle  est  souvent  d'un  rouge 
incarnat.  On  y  trouve  comme  parties  accidentelles  du  mica,  du 
zircon,  du  fer  oxydulé  ou  titane;  des  cristaux  de  sphène,  etc.  La 
syénite  existe  d'abord  en  couches  subordonnées  dans  le  gneiss  et 
le  micaschiste  ;  elle  est  beaucoup  plus  répandue  dans  les  terrains 
de  transition,  où  elle  existe  d'abord  en  formation  parallèle  aux 
porphyres  les  plus  anciens;  on  la  trouve  ensuite  en  couches 
subordonnées  aux  schistes  argileux;  elle  constitue  enfin,  au-dessus 
de  ces  terrains,  une  formation  indépendante  et  parallèle  aux 
porphyres  et  à  la  diorite  porphyroïde  métallifère. 

Téphrine.  —  D'après  de  Lamétherie,  la  léphrine  est  une  pierre 
volcanique  intermédiaire  enire  le  pétrosilex  et  l'amphibole.  Elle 
est  grisâtre,  rude  au  toucher,  remplie  de  vacuoles  et  fusible  en 
un  émail  grisâtre  ou  verdâtre  picoté  de  noir.  C'est  elle  qui  forme 
la  base  des  anciennes  laves  de  Volvic,  d'Andernach,  etc.,  et  celle 
des  laves  actuelles  de  l'Etna,  du  Vésuve  et  de  la  Guadeloupe.  Elle 
peut  renfermer  des  cristaux  distincts  de  diverses  substances,  et 
on  la  désigne  alors  par  les  noms  de  téphrine  feldspatique^  pyroxé- 
nique^  amphigéntque,  etc.,  suivant  la  nature  des  cristaux. 
Thonporpoyre  =  argilophyre. 
Thonschiefer  =  sc^is/e  argileux  elphyliade. 
Trachyte.  —  Roche  à  base  d'albite  grenue  empâtant  des  cristaux 
de  feldspath  vitreux.  Elle  est  généralement  d'un  gris  terne,  un  peu 
celluleuse  et  présente  une  cassure  très-raboteuse.  Elle  fond  au  cha- 
lumeau. Elle  présente  comme  parties  accessoires  ou  accidentelles 
du  mica,  de  lamphibole,  du  pyroxène,  du  fer  oligiste,  etc.  Elle  passe 
par  des  degrés  peu  distincts  à  l'eurite  ou  à  la  leucostine  ;  à  l'argilo- 
phyre,  au  porphyre,  au  basalte  et  à  la  dolomie.  Elle  appartient  aux 
terrains  d'épanchement  qui  portent  son  nom,  antérieurs  aux  vol- 
cans de  l'époque  actuelle;  elle  forme  des  plateaux  à  escarpements 
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presque  verticaux  et  des  montagaes  coniques  très-élevées,  comme 
au  mont  Dore,  dans  le  Cantal,  en  Italie,  à  la  Martinique,  et  dans 
toutes  les  Andes  de  l'Amérique  dont  elle  occupe  les  parties  les 
plus  élevées,  en  présentant  des  couches  de  2  à  3000  mètres  d'é- 
paisseur (au  Ghimborazo,  au  volcan  de  Guagua-Pichincha). 

Trapp.  —  Variété  de  cornéenne  ou  d'apbanite  assez  dure  pour 
user  le  fer,  mais  non  scintillante.  Elle  est  compacte,  très-homo- 
gène, à  cassure  unie  et  mate,  ni  grenue  ni  cristalline.  Elle  se  brise 
en  morceaux  parallélipipèdes;  elle  est  ordinairement  noire;  mais 
il  y  eo  a  de  bleuâtre,  de  verdâtre  et  de  rougeâtre.  On  lui  a  donné 
le  nom  de  trapp^  ce  qui  veut  dire  escalier^  parce  que  les  monta- 
gnes qui  en  sont  composées  présentent,  sur  leurs  pentes  escar- 
pées, des  espèces  de  gradins. 

Trâppite.-*-  Roche  formée  d'aphanite  dure  enveloppant  des 
minéraux  disséminés,  tels  que  mica,  feldspath  ou  amphibole.  La 
structure  en  est  empâtée  et  porphyroïde. 

Vackb  ou  Wacke.  —  Roche  tendre  et  facile  à  casser,  à  cas- 
sure unie,  assez  douce  au  toucher.  Elle  est  d'une  couleur  grisâ- 
tre, brunâtre  ou  verdâtre;  elle  répand  une  odeur  argileuse  par 
l'injection  de  l'haleine;  mais  elle  ne  happe  pas  à  la  langue  et  ne 
fait  pas  pâte  avec  l'eau.  Elle  parait  être  produite  par  l'altération 
des  basaltes  au  milieu  desquels  on  la  trouve. 

Wackitb.  —  C'est  une  roche  composée  de  wacke  qui  empâte  du 
mica  et  du  pyroxène.  On  y  trouve  comme  parties  accessoires  du 
feldspath,  de  l'amphibole,  de  l'agate,  du  calcaire  spalhique,  etc. 

Varioutb.  —  Roche  formée  de  pétrosilex  coloré,  renfermant 
des  noyaux  sphéroîdaux  de  la  même  substance,  mais  d'une  cou- 
leur différente.  La  variété  principale  est  la  variolite  verdâtre  que 
l'on  trouve  en  morceaux  roulés  dans  la  Durance  {variolite  de  la 
Durance).  Une  autre  roche  roulée  que  l'on  trouve  dans  le  Drac, 
et  qui  porte  le  nom  de  variolite  du  Drac^  est  une  spillite. 


EAU. 


L'eau  ou  l'oxyde  d'hydrogène,  a  longtemps  été  regardée  comme 
un  élément.  Newton,  le  premier,  a  pensé  qu'elle  pouvait  conte- 
nir un  corps  combustible,  parce  qu'elle  réfracte  la  lumière  dans 
une  raison  plus  forte  que  ne  l'indique  sa  densité  ;  mais  c'est  à 
Lavoisier^  surtout,  qu'on  doit  la  découverte  de  ses  principes 
constituants  de  leurs  proportions. 

L'eau  est  formée  de  88,89  parties  d'oxygène  et  de  11,11  parties 
d'hydrogène  en  poids,  ou  de  1  partie  du  premier  et  de  2  parties 
du  second  en  volume. 


.  Digitizedby  VjOOQIC 


510  EAU. 

L'eau  se  Irouve,  dans  la  nature,  sous  trois  états  physiques  :  à 
rétat  solide  ou  de  glace,  à  Tétat  liquide  ou  d'eau,  à  Tétat  gazeux 
ou  de  nuages,  de  brouillards  et  de  vapeurs.  Dans  ^s  climals, 
nous  voyons  le  plus  habituellement  l'eau  à  l'état  liquide,  mais 
elle  n'est  presque  jamais  pure.  On  la  purifle  facilement  en  la  dis- 
tillant dans  un  alambic  ou  dans  une  cornue  ;  car,  des  substances 
qui  altèrent  sa  pureté,  les  unes  sont  fixes,  comme  les  sels,  et  les 
autres  gazeuses,  comme  l'air  et  Tacide  carboniqCft  :  les  premières 
reslent  dans  la  cornue,  les  secondes  passent  dans  l'air,  et  l'eau 
distille  pure  dans  le  récipient. 

L'eau  pure  est  un  corps  liquide  à  la  température  moyenne  de 
nos  climats,  diaphane,  insipide,  inodore,  élastique  puisqu'elle 
transmet  le  son,  et  cependant  difficilement  compressible. 

L'eau  se  solidifie  par  le  froid,  en  prenant  un  accroissement  de 
volume  dû  à  la  cristallisation  de  la  glace.  Cet  accroissement  com- 
mence même  un  instant  avant  la  congélation;  de  sorte  que  la 
plus  grande  densité  de  l'eau  est  à  4  degrés  environ  au  des- 
sus du  zéro  thermométrique,  qui  est  le  degré  de  la  glace  fon- 
dante. 

L'eau  soumise  à  l'action  du  calorique  se  dilate,  s'échauffe,  et 
finit  par  bouillir  et  se  volatiliser.  Alors  sa  température  se  fixe  et 
répond  au  lOO*  degré  du  thermomètre  centigrade,  sour  la  pres- 
sion habituelle  de  l'air;  mais  cette  température  baisse  lorsque  la 
pression  diminue,  ou  augmente  avec  elle.  Les  sels  dissous  dans 
l'eau  retardent  aussi  son  point  d'ébuUilion. 

On  reconnaît  que  Teau  est  entièrement  pure,  lorsqu'elle  ne 
précipite,  ni  par  les  dissolutions  barytiques,  qui  indiquent  la 
présence  de  Tacide  sulfurique  ou  des  sulfates;  ni  par  le  nitrate 
d'argent  qui  y  découvre  l'acide  chlorhydrique  ou  les  chlorures, 
en  y  formant  un  précipité  blanc,  ou  y  montre  la  présence  de  l'a- 
cide sulfhydrique  et  des  sulfhydrates,  en  y  formant  un  précipité 
noir;  ni  par  l'acide  sulfhydrique  et  les  sulîhydrates  qui  indiquent 
la  présence  des  substances  métalliques  (1). 

L'eau,  considérée  sous  les  rapports  d'économie  domestique, 
de  propriétés  chimiques  ou  de  propriétés  médicamenteuses,  a  été 
distinguée  en  plusieurs  sortes,  dont  les  principales  sont  : 

!<"  liVau  de  plaie. 

Elle  est  presque  pure,  surtout  après  quelque  temps  de  pluie. 
Elle  est  saturée  d'air.  On  doit  la  recevoir  immédiatement  de  Tat- 
mosphère,  dans  des  vases  de  grès,  de  faïence  ou  de  verre  ;  car 

(I)  Voyez  Jules  Leforl,  Traité  de  chimie  hydrologique  comprenant  des  Notions 
générales  d'hydrologie  à  tanalyse  chimique  des  eaux  douces  et  des  eaux  miné- 
rates,  V  édition.  Paris,  1873,  in-8. 
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celle  qui  a  coolé  sur  les  loits,  et  qu'on  reçoit  dans  des  citernes, 
est  déjà  inapure. 

2^  Ii'ca«  de  f^Mimine  mm  de  sevrce. 

Elle  peut  contenir  diverses  substances,  selon  la  nature  des  ter- 
rains qu'elle  a  déjà  parcourus.  Celles  qui  s'y  trouvent  le  plus 
communément  sont  le  carbonate  et  le  sulfate  de  chaux.  Elle  pa- 
rait ordinairement  fraîche  et  vive  au  goût,  en  raison  de  ce 
qu'ayant  un  cours  assez  rapide  et  un  petit  volume,  elle  se  refroidit 
beaucoup  par  l'évaporation  et  se  sature  d'air.  En  générale,  plus 
une  eau  est  saturée  d'air,  plus,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  elle 
parait  agréable  et  se  trouve  propre  à  la  digestion  des  aliments. 

3""  l4'e»«  de  palto. 

Comme  l'eau  de  source,  elle  contient  différentes  substances, 
suivant  le  terrain  à  travers  lequel  elle  fîltre.  Celle  des  puits  de 
Paris  traversant  un  sol  presque  tout  formé  de  sulfate  de  chaux, 
est  saturée  de  ce  sel,  qui  la  rend  impropre  à  la  plupart  des 
usages  domestiques  :  ainsi  elle  a  une  saveur  crue;  elle  précipite 
l'eau  de  savon  et  ne  peut  servir  au  blanchissage;  elle  durcit  les 
légumes  en  les  cuisant,  à  cause  du  sel  insoluble  qu'elle  précipite, 
et  qui  pénètre  dans  la  substance  même  de  ces  sortes  d'aliments. 

4^  li'eaa  de  rlTière. 

Elle  varie  dans  sa  composition  comme  les  autres.  Celle  de  la 
Seine,  prise  au-dessus  de  Paris,  est  une  des  plus  pures  que  l'on 
connaisse  ;  cependant  elle  contient  toujours  du  sulfate  de  chaux, 
un  chlorure,  et  des  traces  de  matière  organique. 

5^  li^au  de  mer. 

Elle  est  salée,  acre  et  désagréable.  Elle  tient  en  dissolution  des 
chlorures  de  sodium,  de  magnésium  et  de  calcium,  et  du  sulfate 
de  soude.  On  en  retire  le  premier  de  ces  sels,  par  l'évaporation 
spontanée,  comme  je  l'ai  dit  en  parlant  du  sel  marin  (p.  449). 

e^  liteau  miaérale. 

On  donne  le  nom  d^eaux  minérales  à  des  eaux  naturelles  qui 
sortent  du  sein  de  la  terre  chargées  d'un  certain  nombre  de  prin- 
cipes qu'elles  y  ont  puisés,  et  auxquelles  on  a  reconnu  des  pro- 
priétés médicinales  (I). 

(1)  Voyez  O.  Henry,  Instruction  sur  lepuisement  et  Venvoi  des  eaux  miniraîet 
naturelles  (Bulletin  de  V Académie  de  méd,,  1846,  p.  760).  —  Dictionnaire  général 
des  eaux  minérales  et  d'hydrologie  médicale^  par  M.  Dunnd-Fardel,  Lobrot  ot 
Lefort.  Paris,  1860,  2  vol.  in-8.  —  Voyez  aussi  dans  le  Bull,  de  l'Académie  de 
médecine.  Paris,  1887-1871,  toutes  les  analyses  offlclelles  dos  eaux  minérales. 
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On  les  divise  en  quatre  classes  principales,  fondées  sur  la  na- 
ture des  substances  qui  leur  communiquent  leurs  qualités  les 
plus  sensibles  :  ce  sont  les  eaux  acides  non  gazeuses,  les  eaux  aci- 
dulés gazeuse^y  les  eaux  salines  et  les  eaux  sulfureuses.  On  distin- 
gue, en  outre,  dans  chaque  classe,  les  eaux  dont  la  température 
ne  diffère  pas  sensiblement  de  celle  de  l'atmosphère,  que  l'on 
nomme  froides,  de  celles  dont  la  température  est  évidemment 
plus  élevée.  Ces  dernières,  qui  s'élèvent  quelquefois  jusqu'au  de- 
gré de  l'eau  bouillante,  portent  la  dénomination  d'eaux  ther- 
maies. 

La  division  précédente  des  eaux  minérales  en  quatre  classes 
n'est  pas  absolue  et  n'est  que  relative  à  la  prédominance  de  tel 
ou  tel  principe  sur  les  autres.  Ainsi  : 

I.  Les  eaux  acides  non  gazeuses  sont  celles  qui  contiennent  une 
quantité  marquée  d'un  acide  non  effervescent  à  l'état  de  liberté  ; , 
telles  sont  l'eau  du  cralère-lac  du  mont  Idienne,  dans  l'Ile  de 
Java,  qui  contient  de  l'acide  sulfurique  uni  à  une  petite  quantité 
d'acide  cblorhydrique,  à  du  sulfate  de  soude  et  à  du  sulfate  d'a- 
lumine, et  celle  du  Rio  vinagre  de  Popayan,  dans  la  Colombie, 
dont  j'ai  rapporté  l'analyse,  page  118.  Il  faut  comprendre  dans 
la  même  classe  les  eaux  des  lacunes  de  Toscane,  qui  doivent  leur 
acidité  peu  marquée  à  Tacide  borique  libre  qu'on  en  extrait  pour 
les  besoins  du  commerce. . 

IL  Les  eaux  acidulés  gazeuses  sont  celles  qui  contiennent  une 
grande  quantité  d'acide  carbonique  libre,  indépendamment  des 
sels  qui  peuvent  s'y  trouver.  Elles  moussent  et  pétillent  par  l'agi- 
tation, rougissent  passagèrement  le  papier  de  tournesol,  et  for- 
ment avec  l'eau  de  chaux  un  précipité  blanc  qui  se  dissout  avec 
effervescence  dans  les  acides.  On  peut  les  diviser  en  trois  groupes  : 

!•  Les  eaux  alcalines  gazeuses,  qui  offrent  à  l'analyse  une  quan- 
tité assez  forte  de  carbonate  de  soude  ;  telles  sont  les  eaux  de 
Tœplitz,  de  Bilin  et  de  Carlsbad  en  Bohême,  et  celle  de  Vichy  en 
France.  * 

2*  Les  eaux  calcaires  ou  incrustantes,  dans  lesquelles  il  entre 
une  si  grande  quantité  de  carbonate  de  chaux  en  dissolution 
dans  l'acide  carbonique,  qu'elles  recouvrent  d'une  croûte  solide, 
en  fort  peu  de  temps,  les  objets  qui  s'y  trouvent'  plongés  :  telles 
sont  Teau  de  Saint-Allyre,  près  de  Clermont,  en  Auvergne,  et 
celle  des  bains  de  Saint- Philippe,  en  Toscane. 

3®  Les  eaux  acidulés  ferrugineuses,  qui  ne  diffèrent  des  deux 
groupes  précédents  que  par  la  présence  du  carbonate  de  fer  en 
quantité  fort  petite,  mais  sufQsante  cependant  pour  donner  au 
liquide  une  saveur  ferrugineuse  sensible,  et  la  propriété  de  se 
colorer  en  bleu  noirâtre  ou  violacé  par  la  noix  de  galle.  Ces  eaux 
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en  s'écoulânt  à  l'air,  formenl  un  dépôt  ocracé  dans  lequel  on  a 
reconnu  assez  récemment  la  présence  de  l'acide  arsénieux  ;  en 
sorte  qu'il  faut  admettre  que  l'eau  elle-môme  en  contient.  Quelle 
qu'en  soit  la  minime  quantité,  il  est  évident  qu'un  principe  aussi 
actif  doit  avoir  une  grande  importance  sous  le  rapport  thérapeuti- 
que ;  c*est  une  preuve  de  plus  qu'il  ne  faut  pas  juger  de  la  vertu 
des  eaux  minérales  nlaturelies  par  le  peu  d'énergie  ou  la  petite 
quantité  des  matières  que  l'analyse  y  avait  fait  d'abord  décou- 
vrir. Presque  toutes  ces  eaux  contiennent  aussi  une  matière 
organique  azotée,  qui  avait  d'abord  été  assimilée  à  celle  des  eaux 
sulfureuses  et  décrite  sous  le  nom  de  barégineou  de  glairtne;  mais 
qui  paraît  constituer  différentes  espèces  de  plantes  confervoïdes. 
Enûn  les  eaux  acidulés  ferrugineuses,  plus  spécialement,  renfer- 
ment un  acide  organique  soluble  nommé  acide  créniqtie,  analogue 
aux  acides  du  terreau,  et  que  l'on  peut  extraire,  par  l'intermède 
d*un  alcali,  du  dépôt  ocracé  formé  par  Feau  minérale.  M.  0.  Henry 
admet  même  qu'il  y  a  des  eaux  acidulés  ferrugineuses  dans  les- 
quelles le  fer  est  principalement  tenu  en  dissolution  par  l'acide 
crénique,  et  en  forme  un  groupe  particulier  sous  le  nom  à'eaux 
ferrugineuses  crénatées  ;  mais  il  est  possible  que  l'acide  crénique 
existe  dans  ces  eaux  sans  être  nécessairement  combiné  au  fer,  et 
que  la  combinaison  n'ait  lieu  que  lorsque  l'oxyde  de  fer  se  sépare 
de  l'acide  carbonique  et  se  précipite  après  sa  suroxydation  à  l'air. 

m.  Les  EAUX  SALINES  sout  cclles  qui  contiennent  beaucoup  de 
sels  solubles,  abstraction  faite  de  la  faible  portion  d'acide  car- 
bonique et  de  carbonates  qu'elles  peuvent  également  renfermer. 
On  les  distingue  en  : 

1®  Eaxix  ferrugineuses  sulfatées  ou  eaux  vitrioliques.  —  Elles  ont 
une  saveur  atramentaire,  noircissent  par  la  teinture  de  noix  de 
galle  et  forment  un  précipité  bleu  par  le  cyanure  ferroso-potas- 
sique.  Elles  conservent  ces  caractères  après  avoir  été  soumises  à 
l'ébullition,  tandis  que  les  eaux  ferrugineuses  carbonatées  les 
perdent  complètement. 

On  forme  ordinairement  une  classe  distincte  de  toutes  les  eaux 
ferrugineuses,  qu'elles  soient  carbonatées  ou  sulfatées  ;  mais  on 
trouve  si  peu  de  rapports,  même  sous  le  point  de  vue  médical, 
entre  ces  deux  sortes  d'eaux,  et  il  en  existe  tant  au  contraire  entre 
toutes  les  eaux  acidulés  carbonatées,  qu'elles  soient  ferrugineu- 
ses ou  non,  que  je  crois  pouvoir  proposer  de  les  classer  ainsi  que 
je  le  fais  ici. 

2*  EoMx  séléniteuses.  —  Elles  sont  saturées  de  sulfate  de  chaux  ; 
elles  ont  un  goût  fade,  précipitent  abondamment  le  savon  et 
durcissent  les  légumes  à  la  cuisson.  Telles  sont  les  eaux  des  puits 
de  Paris. 

GciBOumT,  Drogues,  7»  édiU  T.  I.  ^  33  / 
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3^^  Eaux  magnésiennes.  — *  Elles  doivent  leur  propriété  amère  et 
purgative  à  la  présence  d'un  forte  proportion  de  sulfate  et  de 
chlorhydrate  de  magnésie.  Telles  sont  les  eaux  de  PuUna,  de 
Sediilz  et  de  Seydschutz  en  Bohème,  et  celle  d'Epsom  en  Angle- 
ter  e 

4^  Eaux  salées.  -^  Ce  sont  celles  dans  lesquelles  domine  le  sel 
marin,  souvent  accompagné  de  ses  acolytes  habituels  le  chlorure 
de  potassium  et  les  iodures  ou  bromures  alcalins.  Telles  sont 
Teau  de  la  mer,  celle  des  salines  de  tous  les  pays,  les  eaux  de 
Bourbonne-les-Bains,  de  Balaruc,  etc. 

IV.  Les  EAUX  SULFUREUSES  sout  cellcs  qui  contiennent  de  l'acide 
sulfhydrique  libre  ou  combiné;  elles  présentent  une  odeur  et 
une  saveur  d'œufs  gâtés,  et  noircissent  les  dissolutions  de  plomb 
et  d'argent.  On  les  a  distinguées  en  : 

Eaux  sulfhydriquéesy  ne  contenant  que  de  l'acide  sulfhydrique 
libre. 

Eaux  suif  hydratées,  ne  contenant  que  de  Tacide  sulfhydrique 
combiné,  c*est-à-dire  à  l'état  de  sulfhydrate  alcalin. 

Eaux  sulfhydriquées  suif  hydratées  y  contenant  tout  à  la  fois  un 
sulfure  ou  un  sulfhydrate  alcalin  et  de  l'acide  sulfhydrique  en 
excès. 

Eaux  sulfhydriquées  sulfurées^  contenant  un  sulftiydrate  sul- 
furé. 

Mais  cette  classification  est  plutôt  théorique  qu'effective;  d'a- 
bord parce  qu'il  ne  parait  pas  exister  d'eau  qui  doive  sa  qualité 
sulfureuse  à  de  l'acide  suUhydrique  libre  de  toute  combinaison; 
ensuite  parce  qu'on  peut  admettre  que  toutes  les  eaux  sulfureuses, 
sans  exception,  sont  primitivement  formées  de  un  ou  plusieurs 
sulfhydrates,  ou  sulfures  simples  à  l'état  de  dissolution,  et  que 
ceux-ci  ne  passent  à  l'état  de  sur-^ulfhydrates  ou  de  sulfhydrates 
sulfurés  que  par  l'action  décomposante  de  l'acide  carbonique  ou 
de  l'oxygène  de  l'air.  M.  Fontan  (1)  a  été  mieux  inspiré  lorsqu'il 
a  divisé  les  eaux  sulfureuses  en  deux  groupes  qu'il  a  désignés  par 
les  noms  de  naturelles  et  A* accidentelles ^  mais  que  je  nommerai 
primitives  et  secondaires^  d'après  la  nature  des  terrains  où  elles 
prennent  naissance.  Les  eaux  sulfureuses  primitives ndÂ^tni  toutes 
dans  le  terrain  primitif,  ou  sur  les  limites  de  ce  terrain  et  da 
terrain  de  transition.  Elles  sont  toutes  thermales,  et  ne  contien- 
nent qu'une  minime  quantité  de  matière  saline  qui  se  compose  de 
sulfhydrate,  de  sulfate,  de  silicate,  de  carbonate  de  soude,  de 
chlorure  de  sodium,  avec  des  traces  seulement  de  fer,  de  magné- 
sie et  d'alumine.  Elles  contiennent  toutes  une  matière  organique 

(1)  Fontaii,  Recherches  sur  tes  eaux  minérales  des  Pyrénées,  Paris,  1853. 
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azotée,  qui  contribue,  avec  le  sulfhydrate,  le  silicate,  et  le  carbo- 
nate sodiques,  à  leur  donner  l'onctuosité  qui  les  distingue,  et 
qui  se  précipite  sous  forme  de  gelée  dans  les  réservoirs  où  Teaa 
séjourne.  Celte  substance,  qui  a  reçu  les  noms  de  barégine  et  de 
glcûrme,  se  compose,  d'après  Turpin,  d'une  matière  muqueuse 
sans  organisation  appréciable,  enveloppant  des  sporules  globu- 
leuses ou  ovoïdes,  d'où  naissent  des  filaments  blancs,  simples, 
non  cloisonnés,  début  d'une  végétation  confervoïde.  Cette  môme 
matière,  lorsqu'elle  se  trouve  soumise  à  Taction  de  l'air,  à  une 
température  de  35  à  15  degrés,  donne  naissance  à  de  longs  fila- 
ments blancs,  simples,  non  cloisonnés,  et  d'une  excessive  ténuité, 
que  M.  Fontan  a  décrits  sous  le  nom  de  sulfuraire,  et  qui  appar- 
tiennent à  la  tribu  des  oscillariées.  La  presque  totalité  des  eaux 
sulfureuses  des  Pyrénées  appartiennent  à  ce  groupe.  On  remar- 
que qu'elles  sont  d'autant  plus  thermales  et  plus  sulfureuses, 
qu'elles  sont  situées  à  la  base  de  montagnes  primitives  plus  éle- 
vées, et  qu'elles  sont  plus  rapprochées  du  centre  de  la  chaîne. 
Le  gaz  qui  s'en  dégage  est  de  l'azote  pur  ou  ne  contenant  que  des 
traces  de  sulfide  hydrique  et  d'acide  carbonique. 

Les  eaux  sulfureuses  secondaires  prennent  naissance  dans  les 
terrains  de  sédiment,  secondaires  ou  tertiaires  ;  elles  sont  froides 
ou  thermales,  et  elles  sont  évidemment  dues  à  l'action  réductive 
exercée  sur  les  sulfates  d'une  eau  minérale  quelconque  par  des 
matières  organiques  provenant  de  couches  de  tourbe  ou  de  li- 
gnite, que  l'eau  traverse  avant  d'arriver  à  la  surface  du  soi.  Il  en 
résulte  que  la  nature  de  ces  sources  varie  comme  celle  des  eaux 
primitivement  salines  qui  leur  donne  naissance  ;  elles  sont  salées, 
si  l'eau  primitive  était  salée;  séléniteuses,  magnésiennes,  etc., 
si  l'eau  était  chargée  de  sulfate  de  chaux  ou  de  magnésie,  etc.  La 
seule  règle  de  composition  à  laquelle  elles  paraissent  assujetties, 
est  qu'elles  sont  d'autant  pins  sulfureuses  qu'elles  sont  plus 
froides,  plus  chargées  de  sulfates,  surtout  de  sulfate  de  chaux, 
et  qu'elles  filtrent  à  traversdes  matières  organiques  plus  abon- 
dantes; telle  est  spécialement  Veau  d'Enghien  près  de  Paris,  qui 
est  une  des  plus  sulfureuses  connues,  et  qui  est  formée  d'une  eau 
fortement  séléniteuse  filtrant  à  travers  un  fond  tourbeux.  Ces 
eaux  dégagent  spontanément  de  l'azote  toujours  mêlé  d'acide 
carbonique  et  de  sulfide  hydrique. 

M.  Fontan,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  a  désigné  ces  deux 
groupes  d'eaux  sulfureuses  par  les  noms  de  naturelles  et  d^aceiden- 
telles^  parce  qu'il  suppose  que  les  dernières  seules  sont  dues  à 
Taitération  d'une  eau  premièrement  sulfatée;  tandis  que  les  pre- 
mières tireraient  directement  leurs  matériaux  des  terrains  pri- 
mitifs, ce  qui  n'est  pas  dénué  de  toute  vraisemblance.  Mais 
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néanmoins,  puisque  ces  eaux  elles-mêmes  contiennent  constam- 
ment une  matière  organique,  la  glairtne,  qui  a  besoin  d'oxygène 
pour  s'organiser  et  végéter,  rien  n'empêche  de  croire  que  ce  ne 
soit  aussi  à  la  réduction  du  sulfate  de  soude  par  cette  matière  que 
les  eaux  dites  naturelles  doivent  leur  nature  sulfureuse.  D'ailleurs 
toutes  les  eaux  minérales,  les  sulfureuses  comme  les  salines,  les 
sulfureuses  primitives  comme  les  secondaires,  ne  peuvent  avoir 
qu'une  seule  et  première  origine.  Toutes  proviennent  de  l'eau 
atmosphérique  qui  se  précipite  presque  continuellement  sur  les 
montagnes  sous  forme  de  pluie,  de  brouillards  ou  de  rosée.  Une 
partie  de  ce  fluide  coule  à  leur  surface,  ou  sort  de  leurs  flancs 
sous  forme  de  sources  et  de  ruisseaux;  et  cette  eau,  qui  n'a  par- 
couru qu'un  faible  trajet  à  travers  les  couches  supérieures  du 
terrain,  n'a  pu  dissoudre  ni  un  grand  nombre  ni  une  grande 
quantité  de  substances  minérales  :  mais  une  autre  partie  de  Teau, 
condensée  sur  les  hauteurs,  tombe  dans  les  fissures  du  sol  et 
s'enfonce  à  des  profondeurs  d'autant  plus  grandes  que,  conti- 
nuellement pressée  par  une  colonne  très-élevée  de  liquide,  elle 
ne  s'arrête  que  lorsqu'elle  ne  trouve  plus  aucun  moyen  de  péné- 
trer plus  avant.  Tout  nous  porte  à  croire  même  que  cette  eau 
peut  parvenir  jusqu'aux  couches  incandescentes  du  globe,  et  que 
c'est  à  son  action  chimique  sur  les  corps  non  oxydés  qui  se  trou- 
vent à  celte  profondeur  et  à  sa  vaporisation  instantanée^  qu'il 
faut  attribuer  lés  tremblements  de  terre  et  les  éruptions  volca- 
niques. Lorsque,  par  la  nature  compacte  des  couches  intermé- 
diaires, ou  par  suite  de  bouleversements  qui  ont  obstrué  les 
conduits  primitifs,  soit  encore  à  cause  du  refroidissement  lent 
et  progressif  du  globe,  l'eau  ne  parvient  plus  jusqu'à  des  couches 
d'une  température  assez  forte  pour  la  volatiliser  et  surmonter 
l'obstacle  de  la  masse  superposée,  alors  cette  eau,  seulement 
échauffée,  et  toujours  pressée  par  la  colonne  qui  pèse  [sur  elle, 
remonte  par  d'autres  conduits  vers  des  points  de  la  surface  moins 
élevés  que  ceux  d'où  elle  est  partie,  et  en  sort  sous  forme  de 
sources  chaudes,  toujours  plus  ou  moins  chargée  de  substances 
minérales.  11  est  d'ailleurs  facile  de  concevoir  que  la  nature  di- 
verse des  couches  traversées,  et  la  profondeur  plus  ou  moins 
grande  à  laquelle  parviennent  les  eaux  avant  de  retourner  vers  la 
surface  du  globe,  déterminent  leur  température  variable  et  leur 
composition. 

Voici  rénumération  des  principales  eaux  minérales  de  l'Europe, 
et  surtout  de  France,  rangées  suivant  les  cinq  classes  admisesci- 
dessus;  mais  leur  description  sera  rangée  seulement  suivant 
l'ordre  alphabétique,  afin  de  faciliter  la  recherche  des  ar- 
ticles. 
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I.   EAOC   ACIDES. 

Froides. 

Thermales 

» 

Lngonis  de  Toscane. 

n. 

EAUX  ACIDULES   GAZEUSES. 

1.  Alcalines, 

Mont  Dore. 

Carlsbad. 

PoQt-Gibaut. 

Chaudesaigues. 

Pou  gués. 

Ems. 

Roisdorff. 

Saint-Nectaire. 

Sainl-Myon. 

Tœplitz. 

Sellz. 

Vichy. 

Sulzmat. 

» 

Vais  (ferrugineuse) . 

» 

Vic-le-Comte. 

» 

2.  CalcairP9. 

Saint-Galmifir. 

Aîx  en  Provence. 

Vic-sur-Côre  [et  alcaline). 

Sainl-Allyre. 

» 

Ussat. 

3.  Ferrugineuses, 

Bourbon-rArchambault  (J 

onas).      Bourbon-l'Archambaul 

Caire), 

Bussang. 

Cbâtel-Guyon. 

Chûteldon. 

Rennes  (Aude). 

Forges  (Seine-Inférieure). 

Sainl-Mart. 

La  Maréquerie  (Rouen). 

» 

Provins. 

M 

Pyrmont. 

» 

Saint-Pardoux. 

» 

Tarascon. 

1» 

Tongres. 

» 

in.    EAUX   SALINES. 

1.  Vitrioliques, 

Cransac  (manganésifère). 

» 

Graville-l'Heure  {iodurée). 

i> 

Passy. 

n 

2.  Sélénifeuses, 

Contrexeville. 

Capvern. 

La  Roche-Posay. 

Encause. 

Sainte-Marie  (Hautes-Pyrénées).       Louesche. 

Puits  de  Paris. 

Lucques. 

3.  Magnésiennes, 

Epsom. 

•1 

Pullna. 

;> 

SedUtz. 

.' 

Seydschutz. 

U 
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4.  Salées, 

Froides. 

Thermales. 

Château-Salins,  Dieuze,  elc. 

Baden  (Bade). 

Ghellenham. 

Bade  en  Argovie  (sulfureuse  ?). 

Ëgra  (acidulé  alcaline). 

Bagnôres-de-Bigorre. 

Friedrichshall. 

Bains  (Vosges). 

Heilbrunn. 

Balaruc. 

Hombourg. 

Balh. 

Jouhe. 

Bourbon-Lancy. 

Kreutznach. 

Bourbonne- les- Bains. 

Niederbronn. 

Dax. 

Salins  (Jura). 

Evaux, 

Eaux  de  mer. 

Lamotle. 

» 

Luxueil. 

» 

xNéris. 

» 

Plombières. 

» 

Saint-Amand  (sulfureuse?). 

1) 

Sainl-Gervais  (Savoie). 

n 

SoultE-les-Bains. 

i> 

Wisbaden. 

IV. 

EAUX  SULFUREUSES. 

1.  Primitives, 

1) 

Ax. 

» 

Bagnùres  de  Luchoa. 

N 

Bains  d'Arles  (Pyrénées-Orientales), 

» 

Baréges. 

» 

Barzun. 

n 

Bonnes. 

)) 

Caiiterels. 

)i 

Escaldas. 

» 

Sainl-Sauveur. 

» 

Vernet. 

2.  Secondaires, 

Allevapd. 

Acqui. 

Challes  (salée  et  iodtirée). 

Aix  en  Savoie. 

Cauvallat. 

Aix-la-Chapelle. 

Enghien. 

Baden  (Autriche). 

Labassôre. 

Bagnoles  (Orne). 

Uriage. 

Bagriols  (Lozère). 

n 

Borcclle  (Prusse  rhénane). 

» 

Gréoulx. 

» 

Saint-Amand  (?)• 

Acqui  (Italie).  —  Ville  sur  la  rive  septentrionale  de  la  Bormida, 
à  dix  lieues  de  Gênes  et  six  d'Alexandrie. 
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Ses  eaux  thermales  étaient  connues  des  Romains  {Aquœ  Sta- 
tiellœ). 

Elles  forment  plusieurs  sources,  dont  Tune,  située  au  milieu  de 
la  yille,  offre  une  température  presque  constante  de  75  degrés 
centigrades;  elle  est  faiblement  sulfureuse,  présente  une  pesan* 
leur  spéciûque  un  peu  supérieure  à  Teau  distillée  (iOOl  :  1000), 
et  contient,  d'après  l'analyse  de  M.  Mojon,  pour  chaque  kilo- 
gramme d'eau  : 

grammes. 

Chlorure  de  de  sodium i  ,420 

Chlorhydrate  de  chau\ 0,314 

Sulfhydrate  de  chaux 0,303 

2,037 

Les  autres  sources  sont  situées  à  cinq  cents  toises  environ  de  la 
ville,  sur  le  penchant  d'une  colline  nommée  Monte- Stregone;  leur 
température  n'est  que  de  38  à  50  degrés,  et  leur  pesanteur  spéci- 
fique est  de  1,0009  ;  du  reste,  elles  diffèrent  peu  de  la  première. 

A  quelque  distance  d'Acqui  se  trouve  encore  l'eau  froide  de 
Ravanaseo,  située  près  du  petit  torrent  de  ce  nom.  Elle  est  beau- 
coup plus  chargée  de  sulfhydrate  et  parait  devoir  mériter  la  pré- 
férence comme  boisson  dans  la  plupart  des  affections  du  système 
dermoïde  ;  tandis  que  les  premières,  en  raison  de  leur  tempéra- 
ture naturelle,  sont  plus  utilement  employées  sous  forme  de  dou- 
ches et  de  bains,  non-seulement  contre  ces  maladies  mais  encore 
dans  le  traitement  des  rhumatismes  chroniques,  des  ankyloses, 
des  douleurs  articulaires,  etc. 

Aix  (Savoie,  France).  —  Yille  située  au  pied  du  mont  Revel  à 
deux  lieues  de  Chambéry. 

La  construction  de  ses  bains  remonte  au  temps  des  Romains. 
On  y  dislingue  deux  sources  principales  connues  sous  les  noms 
d*eaux  de  soufre  et  d*eaux  (Talun,  quoique  cette  dernière  ne  con- 
tienne aucune  particule  de  ce  sel.  M.  Joseph  Bonjean,  pharma- 
cien à  Chambéry,  en  a  fait  une  analyse  très-soignée  dont  voici 
les  résultats,  pour  1  kilogramme  d'eau  : 

Eau  de  soufre.    Eau  d'alun. 

Température 44»  45^ 

Gaz  dissous.  cent.  cube.       cent.  cube. 

Azote..... 13,02  6,32 

Acide  carbonique 2o,27  6,74 

Oxygène »  1,29 

Acide  sulfhydriqiic 27,00  » 

Sels  anhydres.  grammes.         grammes 

Sulfate  d'alumine 0,0548  0,0620 

—      de  magnésie 0,0353  0,0310 

A  reparler '         0,0901  0,0930 
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gramme*.  gramme  t. 

Report ; 0,OîM»i  0,0930 

Sulfate  de  chaux 0,0160  0,0150 

—  de  soude 0,0960  0,0424 

Chlorure  de  magnésium 0,0772  0,0220 

—  de  sodium 0,0080  0,0140 

Carbonate  de  chaux 0,1485  0,1810 

—  de  magnésie 0,0259  0,0198 

—  de  fer 0,0089  0,0094 

Silice 0,0050  0,00*3 

Phosphate  de  chaux i 

—  d'alumine i  0,0025  0,0026 

Fluorure  de  calcium ' 

j^jbonate  de  slronliane j  ^^^^^^  ^^^^^^^ 

(Sabi^^e;;;;::;;;;:::::::::  ,,^^,^, ^ 

0,4081  0,4735 

Les  eaux  de  soufre  présentent  un  phénomène  fort  singulier,  qui 
consiste  en  ce  que  Tatmosphère  des  cabinets  où  Ton  prend  les 
douches  contient  de  Tacide  sulfurique  qui  s'y  forme  par  l'oxygé- 
nation du  sulfide  hydrique  dégagé  de  l'eau,  et  qui  corrode  les  ma- 
tières organiques  soumises  à  son  action,  tels  que  le  bois  et  la 
toile,  ou  sulfalise  les  métaux  et  les  pierres  (\). 

L'eau  de  soufre  d'Aix  parait  être  une  eau  sulfureuse  secondaire 
produite  par  l'action  désoxygénante  de  la  glairine  sur  les  sulfates 
qu'elle  contient.  Quant  à  l'eau  d'alun,  qui  ne  difFère  presque  delà 
première  que  par  l'absence  du  sulfide  hydrique,  ou  c'est  l'eau  sa- 
line primitive  non  altérée,  ou  bien  c'est  de  Teâu  de  soufre  dégé- 
nérée, ou,  pour  mieux  dire,  de  l'eau  saline  régénérée^  au  moyen  de  la 
combustion  du  sulfide  hydrique  par  l'oxygène  de  l'air,  dans  les  ca- 
vernes que  l'eau  traverse  avant  d'arriver  à  rétablissement  thermal. 

Aix-la-Chapellb  (Prusse  rhénane),  Aquœ  Grani,  —  Ville  située 
à  huit  lieues  de  Spa  et  à  douze  de  Cologne.  Elle  est  célèbre  pour 
avoir  été  la  principale  résidence  de  Charlemagne,  qui  fit  restaurer 
et  embellir  ses  bains. 

La  source  principale  de  ses  eaux,  située  au  milieu  de  l'hôtel  dit 
Bain  de  rEmpercur^  marque  57°,3  au  thermomètre  centigrade. 
Elles  sont  à  la  fois  sulfureuses,  salées,  alcalines,  et  dégagent  une 
grande  quantité  de  gaz  azote,  mélangé  d'acide  carbonique.  Elles 
ont  été  analysées  plusieurs  fois,  et  notamment  en  1851,  par 
M .  Liebig,  qui  y  a  trouvé  : 

(I)  Peut-être  l'acide  sulfurique  n'existe-Ml  pas  dans  Tair  des  cabinets  et  ne 
se  forme-t-il  qu'après  la  condensation  de  l'eau  chargée  de  sulfide  hydrique  sur 
les  corps  poreux.  Ce  qui  semble  indiquer  que  les  choses  se  passent  ainsi,  c'est 
que  les  métaux,  qui  ne  sont  pas  poreux,  se  convertissent  en  sulfures  avant  de 
passer  à  l'état  de  sulfates. 
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Chlorure  de  sodium 

Bromure  de  sodium 

lodure  de  sodium 

Sulfure  de  sodium 

Carbonate  de  soude 

Sulfate  de  soude 

—  dépotasse 

Carbonate  de  chaux 

—  de  magnésie.... 

—  de  protoxyde  de 
fer 

Silice 

Matière  organique 

Carbonate  de  lithine 

—  de  strontîane.. . 

—  de  manganèse.. 

Phosphate  d'alumine I 

Fluorure  de  calcium  et  am- 1 


Source  de 

Source  de 

Source 

Source    de 

l'Empereur. 

Coroéliu». 

des  Roses. 

Quirinus. 

2,63940 

2,46510 

2,54588 

2,59595 

0,00360 

0,00360 

0,003r,o 

0,00360 

0,00051 

0,000 iH 

0,00019 

0,00051 

0,009:  0 

0,00544 

0,00747 

0,00234 

0,60540 

049794 

0,52926 

0,55267 

0,28272 

0,2866 1 

0,28225 

0,29202 

0,15445 

0,15663 

0,15400 

0,15160 

0,15851 

0,13178 

0,18394 

0,17180 

0,051^7 

0,02493 

0,02652 

0,03346 

0,00955 

0,00597 

0,0(597 

0,00525 

0,06611 

0,05971 

0,05930 

0,00204 

0,07517 

0.09279 

0,09151 

0,09783 

0,00029 

0,0002î) 

(,000ii9 

0,00029 

0,00022 

0,00019 

0,00027 

0,00025 

(races. 


traces. 


traces. 


traces. 


moniaque / 

Cent  volumes  du  mélange  gazeux,  qui  s'échappent  librement  à 
la  source,  renferment  : 

Source  de  Source  de 

l'Empereur.  de  Cornélius. 

Azote 66,98  81, G8 

Acide  carbonique 30,89  1 7,60 

—   sulfhydrique 0,31  0,00 

Gaz  des  marais 1,82  0,72 

Oxygène (>',00  0,r.O 

100,00  100,00 

Aix  en  Provence  (Bouches  du  Rhône,  France),  Aquœ  Sextiœ.  — 
Ville  fondée  121  ansavant  J.-G.,parG.  Sextius  Calvinus,  proconsul 
romain.  Il  la  bâtit  dans  un  lieu  rempli  desourceschaudes,aprèsavoir 
battu  les  Salies,  peuple  de  Ligurie  qui  habitait  ces  contrées. 

Les  eaux  surgissent  aujourd'hui  dans  le  local  de  Mayne  ou 
Mayenne,  où  se  trouve  la  maison  des  bains;  leur  température  va- 
rie de  34  à  37  degrés;  elles  diffèrent  peu  de  Teau  pure  par  leur 
densité,  leur  limpidité  et  leur  défaut  d'odeur  et  de  saveur  parti- 
culières; elles  n'offrent,  à  l'analyse,  par  kilogramme  de  liquide, 
que  : 


Carbonate  de  chaux 

—  de  magnésie 

Sulfate  de  soude 

—  de  magnésie 

Chlorure  de  magnésium 

—  de  sodium 

Silice 

Matière  organique  azotée  el  bitumineuse. 
Fer 


gram. 
0,1072 
0,0il8 
0,0125 
0,0080 
0,0120 
0,0073 

0,0170 

traces. 

0,2258 
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L'analyse  ayant  été  faite  par  M.  Robiquel,  sur  de  l'eau  trans- 
portée à  Paris,  les  gaz  n'on  pu  être  déterminés. 

Aliter,  voyez  Roisdorff. 

Améue-les-Bains,  voyez  Bains  d'Arles. 

Arles,  voyez  Bains  d'Arles. 

Ax  (Ariége,  France).  —  Ville  à  quatre  lieues  de  Tarascon,  On  y 
compte  jusqu'à  cinquante-huit  sources  d'eaux  thermales  sulfu- 
reuses, jaillissant  des  montagnes  graniteuses  qui  environnent  la 
ville.  En  1200,  on  y  avait  établi  une  léproserie  qui  n'existe  plus. 

Il  y  a  aujourd'hui  trois  établissements  de  bains  connus  sous 
les  noms  de  Couloubret,  du  Teix  et  du  BreU^  dont  les  eaux  ont 
été  analysées  par  MM.  Magnes — Lahens  et  Dispan  (i). 

Eau,  1  kilogramme  (2).  Eau  du  Rreil  Eau  do  Teii. 

Température,  59«,5.         Température,  70». 

Acide  sulfhydrique quantité  indét'.      quantité  indét. 

Chlorure  de  sodium 0,0354  0,0163 

Carbonate  de  soude  desséché 0,0814  0, 1090 

Matière  organique  azotée 0,0387  0,00q2 

Silice  dissoluble 0,0387  0,1090 

Silice  non  dissoute »  0,0509 

Carbonate  de  chaux »  0,0066 

Oxyde  de  manganèse 0,0035  » 

Alumine 0,0017  » 

Fer  et  alumine »  0,0044    , 

Magnésie ; »  trace. 

Eau  et  perte 0,0:i72  0,0510 

Produit  de  l'évaporation  à  siccité.        '      0,2366  0,3524 

Ces  analyses,  qui  peuvent  être  exactes,  sont  cependant  à  corri- 
ger en  ce  sens  que  l'acide  sulfhydrique  se  trouve  dans  Teau  à  l'état 
de  sulfure  de-  sodium,  dont  la  quantité  paraît  être,  pour  l'eau 
du  Breil,  de  0»%0152  et,  pour  Teau  du  teix,  de  0,0109. 

Bade  ou  Baden  (grand-duché  de  Bade),  Thermœ  tnferiores.  — 
Ville  près  du  Bhin,  à  deux  lieues  de  Rastadt  et  à  huit  de  Stras- 
bourg. Les  eaux  thermales  situées  dans  son  voisinage  sont  très- 
anciennement  connues  et  sont  encore  chaque  année  le  rendez- 
vous  de  la  plupart  des  gens  riches  et  désœuvrés  de  TEurope,  qui 
viennent  pour  y  puiser  les  émotions  du  jeu  et  de  l'intrigue  plutôt 

(I)  Journal  de  p'iarrnacie,  t.  IX,  p.  319. 

(2;  Toutes  les  analyses  que  je  citerai  étant  rapportées  au  kilogramme^  qui  se 
confond  presque  toujours  avec  le  litre,  lorsque  la  densité  de  l'eau  minérale  ne 
diffère  pas  sensiblement  de  celle  de  l'eau  distillée,  il  pourra  m'arriver  souTent 
de  négliger  de  le  dire.  Le  grand  avantage  de  prendre  le  kilogramme  pour  unité  de 
l'eau  analysée,  et  d'exprimer  en  grammes  le  poids  des  substances  trouvées,  est 
que  chaque  gramme  de  matière  fixe  répond  à  un  millième  du  poids  de  Teau- 
Les  températures  citées  sont  toutes  rapportées  au  thermomètre  centigrade. 
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que  poui"  y  rétablir  leur  santé.  II  y  existe  deux  espèces  d'eaux  bien 
distinctes,  des  eaux  salines  et  des  eaux  ferrugineuses;  mais  les 
premières  sont  presque  les  seules  usitées.  Elles  sont  claires  et  lim- 
pides^ pourvues  d'une  odeur  fade  ou  faiblement  sulfureuse  et 
d'une  saveur  salée.  Leur  température  varie  de  45  à  65  degrés,  et 
leur  densité  est  d'environ  1,030.  Elles  ne  laissent  dégager  pres- 
que aucun  gaz.  Voici  l'analyse  faite,  en  1857,  par  M.  Bunsen  : 

Soarce  principale.  Bruhquelle.        Source 
des  Juifs. 
Pour  un  litre  d'eau  :  gr.  gr.  gr. 

Bicarbonate  de  chaux 0,1657        0,1937        0,1672 

—  de  magnésie....        0,0055        0,0040        0,0024 

—  de  ppoloxyde  de 

fer 0,0048        0,0061        0,0043 

—  do  protoxyde  de 

manganèse traces.  traces.  traces. 

—  d'ammoniaquo 0,0066             »               » 

Sulfate  de  chaux 0,2026  0,2153  0,2090 

—  dépotasse 0,0022  0,0n20  0,0065 

Phosphate  de  chaux 0,0028  0,0022  0,0023 

Arséniale  de  fer. traces.  traces.  traces. 

Chlorure  de  magnésium 0,0127  0,0 136  0,0130 

—  de  sodium 2,1511  2,2266  2,1849 

—  de  potassium 0,1638  0,1729  0,1645 

Bromure  de  sodium traces.  traces.  traces. 

Silice 0,1190  0,HiJo  0,1124 

Alumine 0,001 1  0,0009  (»,001 1 

Nitrate traces.  traces.  traces. 

Acide  propioniquc  en    com- 
binaison   D  »  » 

—  carbonique  libre 0,0389        0,0436        0,0373 

Azote  libre »  traces.        {races. 

2,8768        3,0014        2,9089 

Bade  ou  Baden  (Argovie,  Suisse)  Thermœ  superwreSy  Aquœ  helve- 
ticœ.  —  Très-ancienne  ville  de  Suisse,  sur  la  Limât,  à  quatre  lieues 
de  Zurich,  dont  les  bains  étaient  déjà  célèbres  du  temps  de  Tacite. 
Les  sources  thermales  sont  au  nombre  dç  dix-huit  et  leur  tempé- 
rature varie  de  41®  à  52°,50.  L'eau  est  légèrement  opaline,  vue 
en  masse.  Elle  a  une  odeur  sulfureuse  assez  marquée,  une  saveur 
fade  et  nauséeuse,  un  toucher  doux  et  savonneux.  Elle  rougit  le 
linge.  Elle  contient,  d'après  l'analyse  de  M.  Pfugger  : 

Acide  carbonique 0"',09  '♦ 

Chlorure  de  sodium 1 ,053 

—       de  manganèse u,2S8 

A  reporter 1 ,341 
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grammes* 

Report ^,341 

Sulfate  de  chaux J,019 

^    de  soude 0,6i2 

—  de  magaésie 0,462 

Carbonate  de  chaux 0,i76 

—  de  magaésie 0,027 

—  de  fer 0,003 

3,640 

Cette  eau  est  donc  une  eau  salée-séléniteyse  qui  ne  devient  sul- 
fureuse que  par  la  réaction  de  la  matière  organique,  dont  l'ana- 
lyse ne  parle  pas,  sur  le  sulfate  de  chaux. 

Baden  (Autriche),  Thermœ  ausfrîacœ,  Aquœ  pannonicœ.  —  Pe- 
tite ville  à  quatre  lieues  de  Vienne,  dans  un  vallon  fertile,  entre 
plusieurs  montagnes  escarpées. 

Les  eaux  sont  un  peu  laiteuses  et  d'une  odeur  légèrement  sul- 
fureuse. La  saveur  en  est  salée  et  désagréable  ;  leur  température 
varie  de  31  à  35  degrés.  Elles  dégagent  de  Tacide  carbonique  et 
de  l'acide  sulfhydrique  et  contiennent  des  chlorures  de  sodium  et 
de  magnésium,  des  sulfates  de  soude  et  de  magnésie  et  des  car- 
bonates de  magnésie  et  de  chaux.  D'après  ces  données,  on  doit 
la  considérer  comme  une  eau  sulfureuse  secondaire. 

Bagnères  SUR  l'Adour  ou  BAGNÈREs-DE-BiGORRE(Hautes-Pyrén., 
France).  —  Ville  dans  la  vallée  de  Campan,  sur  l'Adour,  au  pied  du 
mont  Olivet.  Elle  est  à  cinq  lieues  de  Baréges,  cinq  lieues  et  de- 
mie de  Tarbes,  vingt-trois  lieues  de  Toulouse,  deux  cent  vingt 
lieues  de  Paris.  On  n'y  trouve  pas  .moins  de  trente  sources  d'eaux 
thermales,  dont  quelques-unes  sont  ferrugineuses  et  une  sulfu- 
reuse. Toutes  les  autres  sont  salino-séléniteuses  et  alimentent  un 
grand  nombre  d'établissements  de  bains,  tant  communaux  que 
particuliers.  Le  plus  considérable  est  celui  que  la  ville  a  fait  éle- 
ver sous  le  nom  de  Thermes  de  Marie-Thérèse^  en  le  décorant,  avec 
profusion,  des  plus  beaux  marbres  des  Pyrénées.  On  y  a  réuni  les 
sources  dites  de  la  Reine ^  du  Dauphin^  de  la  Fontaine  nouvelle^  de 
Rocde-LanneSj  de  Foulon,  de  Saint- Hoch  et  des  Yeux^  qui  diffé- 
rent un  peu  par  leur^température  et  leur  compos^ition.  Mais  la 
principale  est  la  source  de  la  Reine,  qui  fournit  par  heure  19,740 
mètres  cubes  d'eau  à  47^,5  centigrades,  et  dont  voici  la  compo- 
sition déterminée  par  M.  Rozière,  pharmacien  àTarbes: 

Acide  carbonique quantité  indéterminée. 

Sulfate  de  chaux 1,080 

-  demagnésie 1 

—  de  soude )  ' 

A  reporter 2,078 
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Beport r. 2,076 

Chlorure  de  magnésium 0,130 

—  de  sodium 0,062 

Carbonate  de  chaux 0,266 

—  de  magnésie 0,044 

—  de  fer 0,080 

Silice 0,036 

Matière  extraclive  végétale 0,006    ^ 

Matière  oléo-résineuse 0,006 

Perle 0,054 


2,760 


Bagnères-de-Luchon  (Haute-Garonne,  France).  —  Petite  ville  à 
deux  lieues  des  frontières  d'Espagne.  A  peu  de  distance  de  la  ville  et 
au  pied  d'une  montagne,  se  trouve  le  bâtiment  dit  de  V Hôpital, 
dans  le  fond  duquel  est  une  petite  grotte  voûtée,  d*oti  sort  la  source 
principale,  dite  source  de  la  Grotte,  Elle  est  très-abondante,  forte- 
ment sulfureuse  et  chaude  à  65  degrés.  Dans  une  cour,  dépendant 
du  môme  établissement,  se  trouve  une  autre  source  également 
abondante  et  sulfureuse  dont  la  température  est  de  49  degrés  ;  on 
la  nomme  source  de  la  Reine;  et  immédiatement  à  côté  est  une 
autre  fontaine  très-abondante  qui  se  divise  en  deux  parties  :  la 
première  contiguë  à  celle  de  la  Reine,  est  encore  sulfureuse  et 
marque  de  30  à  3'J  degréi  centigrades,  on  la  nomme  source  Blan- 
che; la  seconde,  nommée  source  Froide]  varie  de  21  à  2(3  degrés,  et 
n*est  qu*à  peine  sulfureuse.  On  connaît  en  outre  un  nombre  con- 
sidérable de  sources  sulfureuses  (cinquante  environ)  et  quatre 
sources  ferrugineuses. 

Bayen,  qui  a  fait  en  1766  une  analyse  remarquable  de  ces  eaux, 
les  a  considérées  comme  participant  plus  ou  moins  les  unes  des 
autres.  La  Froide  lui  a  paru  n'avoir  originairement  aucune  odeur, 
et  lui  a  présenté  d'ailleurs  des  principes  différents,  de  sorte  qu'elle 
ne  doit  probablement  sa  température  un  peu. élevée  et  sa  légère 
qualité  sulfureuse  qu'à  son  mélange  avec  la  Blanche,  qui,  à  son 
tour,  reçoit  son  odeur  de  la  source  de  la  Reine  ;  et  celle-ci  n'est 
peut-être  elle-même  qu'une  branche  un  peu  altérée  de  la  source 
de  la  Grotte.  11  en  est  de  même  encore  d'une  source  dite  de  la 
Salle,  que  Bayen  a  démontré,  au  moyen  de  fouilles  intermédiai- 
res, être  une  dépendance  de  celle  de  la  Reine.  C'est  en  faisant  ces 
fouilles  qu'il  a  découvert  d'anciens  autels  consacrés  par  la  re- 
connaissance aux  nymphes  et  au  dieu  de  la  fontaine  de  Lu- 
chon,  ce  qui  en  montre  à  la  fois  l'antiquité  et  l'efficacité  cons- 
tante. 

Voici,  d'après  M.  Filhol,  les  résultats  de  l'analyse  de  quelques, 
unes  des  sources  sulfureuses,  pour  un  litre  d'eau  : 
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La 'Heine.    Grotte  taper.    Blanche. 

Acide  sulfhydrique  libre. traces,      traces,      traces. 

Carbonate  de  soude »  »  » 

gr.  gT.  gr. 

Sulfure  de  sodium 0,0550  0,0314  0,0338 

—  de  fer 0,0028  0,0027  0,0011 

—  de  manganèse 0,0033  0,0013  traces. 

—  de  cuivre traces,  traces,  traces. 

Sulfate  de  potasse 0,0087  0,0059  0,0038 

—  de  soude 0,0222  0,0682  0,0ril0 

—  de  chaux 0,0323  »  traces. 

Hyposulfite  de  soude traces,  traces,  traces. 

Chlorure  de  sodium 0,0674  0,0723  0,0500 

lodure  de  sodium traces,  traces,  traces. 

Acide  silicique traces.  0,0103  0,0105 

Silicate  de  soude traces.  0,0904  traces. 

—  de  chaux 0,0H8  0,0376  0,07r.9 

—  de  magnésie 0,0083      0,0057  0,0067 

—  d'alumine... 0,0274      0,0109  0,0101 

Alumine traces.          »  » 

Phosphate traces,      traces,  traces. 

Matière  organique » ind(^t.  indét. 

0,2671       U,2oo7       O,2o29 

Bagnoles  (Orne,  France).  —  Village  à  trois  lieues  de  Domfront 
et  à  cinquante  lieues  de  Paris. 

On  y  trouve  une  eau  faiblement  sulfureuse,  d'une  température 
de  26  à  28  degrés  centigrades,  qui  dégage  continuellement  une 
grande  quantité  d'azote  mêlé  d'acide  carbonique,  et  dans  laquelle 
Yauquelin  et  Thierry  ont  trouTé  du  sel  marin  et  des  quantités 
presque  insensibles  de  sulfate  de  chaux  et  de  chlorhydrates  de 
chaux  et  de  magnésie.  On  trouve  également  à  Bagnoles  des  sour- 
ces froides  d'eau  gazeuse  ferrugineuse. 

Bagnols  (Lozère,  France).  —  Village  à  deux  lieues  de  Mende. 
Les  eaux  sont  sulfureuses  et  chaudes  à  43  degrés.  0.  Henry  en  a 
retiré,  pour  un  litre  (sels  anhydres)  : 

Acide  carbonique './/.'..."A  ioc?éSnée. 

—   sulfhydrique / 

Bicarbonate  de  soude 0,2265 

—  dechaux 0,0684 

—  de  magnésie traces. 

Chlorure  de  sodium 0,1428 

—  de  potassium 0,0030 

Sulfate  de  soude 0,0890 

—  dechaux 0,0148 

Silice,  alumine  et  oxyde  de  fer  ... .  0,0320 

Matière  organique  azotée 0,0358 

0,6123 
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Bains  (Vosges,  France).  —  Ville  à  trois  lieues  de  Plombières 
et  sept  lieues  d'Ëpinal.  On  y  trouve  au  moins  onze  sources  d*eau 
très- faiblement  salines^  dont  la  température  varie  de  33  à  51^ 
centigrades.  L'uned'elles,  dite  le /?oôtVie/(fe/èr  (température 46**,  5), 
a  donné  à  Vauquelin,  pour  i  litre  : 

Sulfate  de  soude  cristallisé 0,28 

—      de  chaux 0,08 

Chlorure  de  sodium 0,08 

Magnésie  et  silice (races. 

0,44 

Bains  d'Arles  ou  Bains  prés  d'Arles  ou  Amélie  (Pyrénées- 
Orientaïes,  France).  —  Ville  sur  le  Tecb  et  à  trois  quarts  de  lieue 
d'Arles,  au  pied  d'une  montagne  sur  laquelle  Louis  XIV  a  fait  cons- 
truire un  fort  nommé  fort  des  Bains,  On  y  trouve. plus  de  vingt 
sources  d'eaux  sulfureuses,  dont  la  principale,  dite  le  gros  Escalda- 
dou,  ne  fournit  pas  moins  de  1 ,029,888  litres  en  vingt-quatre  heures, 
à  la  température  de  61%25.  Cette  source  alimente  un  établisse- 
ment thermal  dont  les  constructions  colossales  remontent  à  une 
grande  antiquité.  Elle  a  fourni  à  M.  Poggiale,  en  i858,  par  litre  : 

Sulfure  de  sodium 0,0t2 

Chlorure  de  sodium 0,044 

Carbonate  de  soude 0,07 1 

—        dépotasse 0,010 

Sulfate  de  soude 0,049 

Silicate  de  soude 0,il8 

Alumine  et  oxyde  de  fer 0,00i 

Chaux  et  magnésie traces. 

Glairine 0,000 

.0,317 

Ces  eaux  présentent  donc,  en  aussi  faible  quantité,  les  mômes 
principes  que  les  eaux.d'Aix,  de  Bagnères-de-Luchon,  de  Baré- 
ges,  et  doivent  jouir  des  mêmes  propriétés. 

On  trouve  en  France  quelques  autres  villages  du  nom  de  Bains, 
qui  doivent  devoir  leur  nom  à  des  sources  minérales  aujourd'hui 
négligées.  Remarquons  d'ailleurs  que  les  noms  de  Bady  Baden, 
Bathy  Bagnols  ou  Bagnoles  et  Bagnères,  ont  la  môme  signification 
que  Bainy  de  môme  que  Acqui,  Aix^  Ax,  et  Dax,  sont  des  déri- 
vés A^Aqua, 

Balardc  (Hérault,  France).  —  Bourg  à  cinq  lieues  au  sud-ouest 
de  Montpellier,  et  près  de  l'étang  salé  de  Thau,  qui  communique 
avec  la  mer  par  le  canal  de  Cette.  La  source  est  très-abondante, 
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salée,  et  d'une  température  de  47  à  50  degrés  centigrades. 
Les  vents  du  nord-ouest,  en  diminuant  la  hauteur  de  l'eau  dans 
rétang  de  Thau,  diminuent  le  volume  et  la  température  de  Teau 
de  Balaruc,  et  les  vents  du  sud,  au  contraire,  qui  amènent  dans 
rétang  une  plus  grande  quantité  d'eau  salée,  augmentent  le 
volume  et  la  température  de  l'eau,  ce  qui  est  difficile  à  expliquer. 
Un  autre  fait  très-remarquable,  c*est  qu'il  existe  dans  rétang 
môme  de  Thau,  très-près  de  Balaruc,  un  abîme  qui  pousse  sans 
cesse  à  l'extérieur  un  volume  très-considérable  d'une  eau  souter- 
raine, fraîche,  douce  et  bonne  à  boire. 

Plusieurs  chimistes  ont  publié  des  analyses  de  l'eau  de  Balaruc, 
dont  les  résultais  sont  assez  différents,  si  ce  n'est  sous  le  rapport 
de  la  nature  des  éléments,  au  moins  sous  celui  de  leur  quantité, 
ce  qui  peut  s'expliquer  par  les  causes  mentionnées  plus  haut. 
Voici  les  résultais  de  la  plus  récente  et  de  la  plus  complète  ana- 
lyse faite  par  MM.  Béchamp  et  Gautier  {{)  : 

Par  litre  d'eau  :  gnm. 

Chlorure  de  Bodium 7,0451 

—  de  hthium 0,0072 

—  de  cuivre 0,0007 

—  de  magnésium 0,8890 

Sulfate  de  potasse 0,1459 

—  de  chaux 0,0960 

Bicarbonate  de  chaux 0,8358 

—  de  magnésie 0,2167 

Acide  silicique 0,0228 

—    borique 0,0080 

Oxyde  ferrique 0,0012 

Bromures traces. 

Nitrates traces. 

Alumine j 

Manganèse \  0,001 1 

Acide  phosphorlque ( 

Total  des  principes  fixes 10,1695 

cent,  cubes 

Acide  carbonique  libre .• 0,0984 

Azote  et  oxygène 13,42. 

L'eau  de  Balaruc  purge  à  la  dose  de  deux  à  trois  litres  par  jour  ; 
prise  à  la  dose  de  quelques  verres,  elle  donne  du  ressort  à  l'es- 
tomac, et  fait  cesser  les  symptômes  qui  sont  le  résultat  d'un  état 
bilieux  ou  muqueux  des  premières  voies.  Son  plus  grand  usage 
est  sous  la  forme  de  bains,  contre  les  rhumatismes  chroniques  et 
articulaires,  les  engorgements  du  bas-ventre,  la  contracture  et  la 
débilité  des  membres,  qui  sont  la  suite  de  fractures,  etc. 

(1)  Béchamp  et  Gautier,  Montpellier  médical^  186l. 
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Baréges  (Hautes-Pyrénées,  France).  —  Village  dans  la  vallée  du 
Bastan,  au  milieu  des  montagnes,  et  dans  un  pays  triste  qui  n'est 
habitable  que  pendant  quelques  mois  de  l'année.  C'est  cependant 
un  de  nos  principaux  établissements  thermaux.  L'État  y  possède 
un  hôpital  militaire  élevé  sous  Louis  XV,  et  renommé  par  le 
grand  nombre  de  soldats  et  d'ofûciers  qui  y  sont  guéris  chaque 
année.  On  y  compte  au  moins  seize  sources  d'eau  sulfureuse  dont 
la  température  varie  de  26  à  45  degrés  ;  mais  elles  sont  peu  abon- 
dantes. Elles  ont  été  analysées  par  un  grand  nombre  de  chi- 
mistes, mais  c'est  Borgella,  Anglada  et  M.  Longchamp  qui  en  ont 
fait  connaître  la  véritable  nature.  Ce  dernier  a  retiré  de  l'eau  de 
la  Buvette^  par  litre  : 

Azote 0»'',004 

Sulfure  de  sodium 0,04210 

Sulfate  de  soude 0,0o004 

Chlorure  de  sodium 0,04005 

Soude  caustique 0,00510 

Potasse  caustique '  traces. 

Silice 0,06783 

Chaux 0,00290 

Magnésie 0.00034 

Ammoniaque traces. 

Barégine » 

0,20836 

M.  Longchamp  suppose  que  la  soude  est  complètement  à  l'état 
caustique  dans  l'eau  de  Baréges  et  qu'aucune  portion  ne  s'y  trouve 
carbonatée  (1).  Mais  il  me  semble,  au  contraire,  qu' Anglada  (2) 
a  prouvé  sans  réplique  l'existence  du  carbonate  de  soude  dans 
l'eau  de  Baréges.  Ce  qui  me  semble  raisonnable  de  conclure  de 
la  controverse  qui  a  eu  lieu  à  cet  égard,  c'est  que  le  sodium 
existe  dans  l'eau  de  Baréges,  de  môme  que  dans  toutes  les  eaux 
sulfureuses  primitives  des  Pyrénées,  tout  à  la  fois  à  l'état  de  sul- 
fure et  de  chlorure  de  sodium,  et  à  l'état  de  sulfate,  de  silicate  et  de 
carbonate  de  soude. 

Bath  (Sommersetshire,  Angleterre),  à  quarante-quatre  lieues 
ouest  de  Londres.  —  Ses  eaux  thermales  sont  très-anciennement 
connues  et  très-fréquentées.  Leur  température  est  d'environ  46 
degrés.  Voici  le  résultat  de  leur  analyse,  faite  par  M.  Philips,  avec 
la  correction  indiquée  par  M.  J.  Murray  (3).  Aûn  de  rendre  celte 
analyse  comparable  aux  autres,  nous  l'avons  réduite  au  kilo- 
gramme et  au  gramme. 

(I)  Longchamp,  Ann,  âechim,  et  de  plojs.,  t.  XIX,  p.  188,  et  t.  XXII,  p.  156. 

(ï)  Anglada,  t.  XX,  p.  252. 

(8)  J.  Murray,  Ann.  de  chim.,  t.  XCVI,  p.  268. 

GuuouKT,  Drogues,  7«édU.  T.    I.  —    34 


Digitized  by  CjOOQ IC 


530  E.VL. 

Eau  de  Batb,  I  kilogranuiM'.  D'après  M.  Philips.    D'après  U.  Morn;. 

Acide  carbonique 0*»S042  0»S042 

Sulfate  de  chaux ^,2317  0,7i  l7 

Chlorure  de  calcium »  0,4243 

Chlonire  de  sodium 0,4516  » 

Sulfate  de  soude 0.2053  0,7327 

Carbonate  de  chaux 0,1093  0,1095 

Silice 0,0274  0,0274 

Oxyde  de  fer 0,0020  0,0020 

2,0275  2,0276 

La  première  colonne  de  chifiTres  donne  les  résultats  de  l'analyse 
tels  que  M.  Philips  les  a  obtenus  ;  mais  M.  Murray  ayant  observé  : 
1^  que  la  plupart  du  temps  les  sels  ainsi  obtenus  sont  produits  par 
l'analyse  et  en  quantité  variable,  suivant  les  procédés  mis  en 
usage  ;  2^  que  ce  sont  en  général  les  sels  les  plus  insolubles  qui 
puissent  se  former  entre  les  diverses  combinaisons  des  acides  et 
des  bases  contenues  <]ans  Teau  minérale  ;  3^  enfin,  que  ces  sels 
sont  peu  propres  à  expliquer  les  propriétés,  souvent  très-actives, 
des  eaux  minérales  ;  il  a  pensé  qu'on  représenterait  bien  mieux 
la  véritable  composition  de  ces  eaux  eu  combinant  les  acides  et 
les  bases  de  manière  à  remplacer  les  sels  insolubles  par  des  sels 
solubles.  Par  exemple,  M.  Philips  a  trouvé,  dans  Teau  de  Bath, 
i  ,2317  grammes  de  sulfate  de  chaux,  dont  0,5200  ont  pu  être  pro- 
duits, ainsi  que  les  0,4616  de  chlorure  de  sodium,  pendant  Téva- 
poration  à  siccité,  par  la  réaction  de  0,4243  de  chlorure  de  cal- 
cium, sel  existant  primitivement  dans  l'eau  minérale,  sur  0,5474 
de  sulfate  de  soude.  Or,  il  est  certain  que  cette  quantité  de  sul- 
fate de  soude,  jointe  à  celle  trouvée  par  l'analyse  et  le  chlorure 
de  calcium,  est  plus  propre  à  justifier  les  qualités  purgatives  et 
fondantes  de  l'eau  de  Bath  que  le  sulfate  de  chaux  et  le  sel  ma- 
rin. Tout  nous  porte  donc  à  croire  que  telle  est  en  effet  la  com- 
position naturelle  de  l'eau  de  Bath. 

Bonnes  ou  Eaux-Bonnes  (Basses-Pyrénées,  France).  —  Village 
à  quatre  lieues  de  Pau,  près  de  la  vallée  d'Ossau.  Ses  eaux  sulfu- 
reuses marquent  de  26  à  37  degrés.  Elles  sont  limpides  et  légère- 
ment pétillantes.  Elles  ont  été  analysées  par  M.  Pilhol,  qui  assigne 
à  l'eau  de  la  Buvette  ou  source  Vieille,  de  toutes  là  plus  impor- 
tante, la  composition  suivante  : 

Pour  UQ  litre  d'eau  :  gr. 

Sulfure  de  sodium 0,02i0 

—      de  calcium traces. 

Sulfate  de  chaux.. 0,1750 

A  reporter 0,1960 


Digitized  by  VjOOQ IC 


EAUX  MINÉRALES.  —  BOURBON-rARCHAMBAULT.  531 

Pour  un  litre  dVau  :  gr. 

Report 0J960 

Sulfate  de  potasse i 

—  de  soude •     traces. 

—  de  magnésie ' 

Chlorure  de  sodium 0,2640 

Silicate  de  soude 0,0310 

Silice 0,0320 

Borate  de  soude \ 

,      Iode '    traces. 

Fer  (probablement  à  l'étal  de  sulfure) * 

Matière  organique 0,0480 

0,5710 

Bourbon-Lancy  (Saône-el-Loire,  France).  —  Pelile  ville  possé- 
dant des  sources  thermales  qui  surgissent  à  une  demi-lieue  de  la 
Loire,  au  pied  de  la  colline  sur  laquelle  la  ville  est  bâtie.  On  y 
observe  sept  sources,  dont  la  principale,  noramée  source  du  Lymbe^ 
marque  56**  centigrades.  La  température  des  autres  n'est  un  peu 
moindre  qu'en  raison  de  leur  volume  moins  considérable,  qui  est 
cause  qu'elles  se  refroidissent  davantage  en  traversant  la  couche 
supérieure  du  globe  ;  la  constance  de  leur  température  et  de  leur 
volume  est  d'ailleurs  un  indice  certain  qu'elles  partent  toutes 
d'une  profondeur  considérable.  Elles  dégagent  à  leur  sortie  une 
grande  quantité  d'acide  carbonique  ;  mais  elles  en  retiennent  peu. 
.Elles  contiennent,  d'après  l'analyse  de  Berthier,  pour  1  kilo- 
gramme d'eau  (1)  :  . 

Chlorure  de  sodium 1,170 

—  de  potassium 0,150 

Sulfate  de  soude 0,1 30 

—  de  chaux 0,075 

Carbonate  de  chaux 9,210 

Silice 0,020 

Carbonate  de  magnésie  et  oxyde  de  fer. . .  trace. 

1,755 
Acide  carbonique 0,270 

2,025 

Bourbon-l'Archanbault  (Allier,  France).  —  Petite  ville  distante 
de  six  lieues  à  l'ouest  de  Moulins  et  à  soixante-dix-huit  lieues  de 
Paris. 

Elle  contient  deux  sources  minérales,  de  températures  et  de 
natures  différentes.  La  source  thermale  surgit  au  midi  de  la  ville, 
sur  la  place  des  Capucins.  Elle  fournit,  en  vingt-quatre  heures, 
2,400  mètres  cubes  d'eau,  à  la  température  de  60  degrés.  Cette 

(1)  Berthier,  Ann.  de  chinu  et  de  phys.,  t.  XXXVI,  p.  ?89. 
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source  est  dans  un  état  de  bouillonnement  permanent,  dû  à  un 
dégagement  d'acide  carbonique  et  d'azote.  Cbaude,  elle  est  ino- 
dore et  limpide  ;  mais,  en  se  refroidissant,  elle  devient  un  peu  lou- 
cbe,  se  couvre  d'une  pellicule  de  carbonate  de  chaux,  et  prend 
aussi  une  odeur  sulfureuse  due  à  la  décomposition  des  sulfates 
par  la  matière  organique  qu'elle  contient  en  abondance.  Cette  eau 
a  été  analysée  par  plusieurs  chimistes,  et,  en  dernier  lieu,  par 
0.  Henry  (1).  Mais  comme  son  analyse  faite  à  Paris,  tout  en 
nous  faisant  connaître  des  principes  nouveaux,  ne  me  parait  pas 
représenter  exactement  la  composition  de  Teau  à  sa  source,  je 
mettrai  en  regard  de  ses  résultats  teux  obtenus  antérieurement 
par  M.  Saladin,  qui  me  paraissent  devoir  être  conservés  jusqu'à 
ce  qu'un  nouveau  travail  vienne  nous  flxer  définitivement  sur  la 
composition  de  l'eau  thermale. 

Eto,  1  litre.  O.  Henry.  Saladin. 

Acide  carbonique 0»*,  1 67  (2)        0,423 

gr.  gr. 

Sels  desséchés 3,08  3,665 

Carbonate  de  chaux 0,309  1 ,120 

—  de  magnésie 0,300  0,470 

—  de  soude 0,260  0,365 

Sulfate  de  soude j  ^220  0  250 

—  dechaux j     "»^^"  *''^^" 

—  dépotasse 0,011  » 

.  Chlorure  de  sodium 2,240  1 ,075 

—  de  calcium I      a  a-ta 

J  ,  .  >      0,070  » 

—  de  magnésium |        ' 

—  de  potassium traces.  n 

Bromure  alcalin 0,025  » 

Silicate  de  chaux J     ^  ,^q 

—  d'alumine j       ' 

—  de  soude 0,060                    o 

Silice 0,265                    » 

Oxyde  de  fer 0,017  0,095 

Matière  organique traces.  0,025 

Il  faut  ajouter,  à  la  liste  des  corps  indiqués  par  0. .  Henry, 
dans  l'eau  de  Bourbon,  l'iode  et  le  manganèse,  trouvés  par 
M.  Boursier,  l'un  dans  les  concrétions  formées  dans  les  conduits, 
l'autre  dans  l'eau  môme  dans  la  proportion  de  0<%00iî66  pour 
i  litre. 

La  seconde  source  de  Bourbon -l'A  rchambault  porte  le  nom  de 
source  de  Jonas,  Elle  sourd  à  200  mètres  environ  de  la  première, 


(1)  Henry,  Bulletin  de  t Académie  de  médecine,  t.  VII,  p.  748. 

(2)  Non  compris  celui  qui  convertit  dans  Teau  les  trois  carbonates  en  bicar- 
bonates. 
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du  fond  d'an  réseiroir  granitique  nalarel.  Elle  marque  10  degrés 
centigrades,  est  abondante,  limpide,  gazeuse,  d*une  saveur  aci- 
dulé et  Tortement  atramentaire.  Elle  forme,  en  coulant  à  Tair,  im 
dépôt  de  couleur  nankin,  formé  de  carbonates  et  de  silicates  ter- 
reux, de  crénate  de  fer,  etc.  Yoici  les  résultats  des  analyses  faites 
par  0.  Henry  et  par  M.  Saladin,  pour  i  litre  de  liquide  : 

Sels  desséchés ifio       3,105 

Carbonate  de  chaux 0,503  1,225 

—  de  magnésie 0,050  » 

—  de  soude »  0,189 

Sulfate  de  soude 0,028  0,274 

—  de  chaux 0,042         » 

Chlorure  de  calcium »  1,185 

—  demagnésium |  ^ 

—  de  sodium >     ' 

SUicates  de  chaux  et  d'alumine 0,500  » 

—  de  soude 0,020         » 

Oxyde  de  fer  i\  l'état  de  crénate  et  de  carbonate.       0,040      0,232 

Il  existe,  à  trois  lieues  et  demie  de  Bourbon-rArchambault, 
deux  autres  sources  minérales  connues  sous  les  noms  d'eaux  de 
Saint' PordoxiX  et  delà  Trollière.  Voyez  Saint-Pardoux. 

Bourbonhb-les-Bains  (Haute-Marne,  France).  —  Petite  ville  h 
dix  lieues  de  Chaumonl,  dix  lieues  de  Langres  et  soixante-douze 
lieues  de  Paris,  célèbre  depuis  longtemps  par  ses  eaux  thermales, 
qui  sont  des  plus  salées  que  Ton  connaisse.  Un  hôpital  militaire, 
pouvant  contenir  500  malades,  y  a  été  fondé  sous  Louis  XV.  H  y 
a  trois  sources,  dont  celle  de  la  place  marque  58',75,  celle  des 
bains  civils,  57%50,  et  celle  de  Thôpilal  militaire,  50°.  Les  analyses 
qui  en  ont  été  faites  à  diverses  époques  ne  s'accordent  pas  complè- 
tement, ce  qui  tient  peut-être  à  la  différence  des  sources  (1).  En 
1827,  M.  Desfosses,  pharmacien  à  Besançon,  y  a  constaté  la  pré- 
sence du  brome. 

M.  Miahle  et  Figuier  en  ont  donné  la  composition  suivante, 
pour  un  litre  d'eari  : 

Source  de  la       Source  des 
Place.  bains  civils, 

grammes.  grammes. 

Carbonate  de  chaux 0,108  0,098 

Sulfale  de  chaux 0,899  0,879 

—  dépotasse 0,149  0,<29 

Chlorure  de  sodium 5,783  5»771 

—  de  magnésium 0,392  0,381 

A  reporter 7,331  7,258 

(1)  D'après  M.  Chevallier,  cependant,  la  salure  des  sources  varie  non-seule- 
ment d'une  année  à  l'autre,  mais  quelquefois  même  dans  la  même  saison. 
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F"-»«-  bûft«  ctTils- 

Heport 7,33 1  7,^58 

Bromure  de  sr-dium 0,C»«5  0,064 

Siîicite  de  soude 0,l2o  0,120 

Alumine 0,030  0,020 

7,a46  7,471 

M.  Chevallier  a  signalé  des  traces  d'arsenic  dans  les  boues  el 
les  concrétions  de  ces  eaux. 

BcssASG  (Vosges,  France).  —  Village  à  dix  lieues  de  Plombières 
et  près  de  ia  source  de  la  Moselle. 

On  y  trouve  cinq  sources  ferrugineuses  froides,  très-chargées 
d'acide  carbonique  et  contenant,  d'après  l'analyse  de  Barruel,  en 
principes  fixes  et  par  litre  : 

Carbonate  de  soude , 0,770 

—  de  chaux 0,361 

—  de  magnésie 0,180 

—  de  fer / 0,016 

Sulfate  de  sodium 0,1  tO 

Chlorure  de  soudo 0,080 

Silice 0,056 

1,573 

MM.  Chevallier  et  Scbaeueffele  y  ont  trouvé  de  l'arsenic. 

Cannstadt  (Wurtemberg,  Allemagne),  sur  le  Neckar,  à  quatre 
kilomètres  de  Sluttgard. 

Cette  station  compte  environ  quarante  sources  très-abondantes, 
et  il  suffit  de  forer  le  sol  dans  les  environs  pour  en  obtenir  de 
nouvelles.  Leur  température  (18**  — 21*)  et  leur  composition  sont 
peu  différentes.  Voici,  d'après  M.  Fœhling,  l'analyse  de  deux 
d'entre  elles  pour  1  litre  d'eau  : 

Wiihemsquello.     Sprudel. 
cent,  cubes,    cent,  cubes. 

Acide  carbonique 127,33  149,9 

gr.  gr. 

Chlorure  de  sodium 1,795  1,990 

—  de  potassium »                   » 

—  de  magnésium »                   » 

Carbonate  de  chaux 0,943  1 ,087 

—  de  magnésie »  » 

—  de  fer 0,088  0,019 

Sulfate  de  soude 0,349  0,269 

—  de  maguésio 0,403  0,401 

—  de  chaux.....' 0,749  0,738 

—  de  potasse 0,1 4«  0,ir)4 

Silice 0,019  0,0 '3 

4,602  4,700 
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Carlsbad  (Bohême).  —  Ces  bains  célèbres  de  l'empereur  Char- 
les sont  situés  eu  Bohême,  dans  une  vallée  étroite  et  profonde, 
et  sont  peu  éloignés  de  l'endroit  où  cette  vallée  s'ouvre  dans  celle 
de  l'Éger.  Un  ruisseau,  nommé  le  Tepely  coule  au  milieu,  et  les 
sources  chaudes  sourdent  en  très-grand  nombre  sur  ses  deux 
rives,  à  de  petites  distances  les  unes  des  autres.  Toutes  ces  sour- 
ces, dont  la  principale  se  nomme  le  Sprudel,  ont  une  origine 
commune,  et  sortent  à  travers  les  ouvertures  d'une  croûte  de 
calcaire  que  l'eau  a  formée  elle-même,  en  abandonnant  le  carbo- 
nate de  chaux  qu'elle  tient  en  dissolution. 

Celte  croûte  de  calcaire  fut  brisée  au  commencement  du  siècle 
dernier,  et  l'on  vit  au-dessous  plusieurs  grandes  cavités  remplies 
d'eau,  dont  le  fond  était  également  une  croûte  de  calcaire.  On 
perça  cette  seconde  croûte,  et  Ton  découvrit  sous  elle  des  cavités 
semblables  d'où  l'eau  sortit  avec  une  force  prodigieuse,  ^t  dont 
le  fond  consistait  en  une  troisième  croûte  épaisse,  comme  les 
précédentes,  de  1  à  2  pieds,  et  recouvrant  enfin  un  vaste  réser- 
voir d'eau  bouillante  nommé  le  Chaudron  du  Sprudel,  qui  s'étend 
sous  la  plus  grande  partie  de  la  ville  de  Carlsbad.  Ce  réservoir 
paraissait  avoir,  suivant  l'inégalité  du  fond,  de  11  à  14  pieds  de 
profondeur,  sauf  dans  une  certaine  direction,  où  l'on  ne  put 
atteindre  la  limite,  et  c'est  par  cet  endroit  que  l'eau  afflue 
avec  force  en  paraissant  venir  des  lieux  les  plus  profonds  du 
globe. 

Ce  qu'on  nomme  le  Sprudel  n'est  proprement  qu'une  certaine 
ouverture  du  bassin-chaudron,  par  laquelle  Teau  est  poussée, 
par  intervalle,  avec  de  grandes  quantités  de  gaz  acide  carboni- 
que; sa  température,  à  la  sortie, est  de 73  degrés  centigrades;  les 
autres  sources  varient  de  62  à  50  degrés,  suivant  leur  élévation 
sur  le  terrain  et  le  refroidissement  plus  considérable  qu'elles 
éprouvent  avant  d'arriver  à  l'air.  La  quantité  d'eau  qui  en  sort 
est  prodigieuse,  et  on  a  calculé,  d'après  son  analyse,  qu'il  s'écou- 
lait avec  elle  annuellement,  sans  aucun  profit  pour  les  arts, 
200,000  quintaux  de  carbonate  de  soude  et  300,000  de  sulfate  de 
soude  cristallisé. 

L'analyse  des  eaux  de  Carlsbad  a  été  faite  par  Beccher,  Kla- 
prolh,  Reuss,  et  offrait  assez  de  concordance  pour  qu'on  pût  juger 
inutile  de  l'expérimenter  une  quatrième  fois.  Il  était  réservé  ce- 
pendant à  Berzélius  d'y  découvrir  des  principes  jusqu'alors  ina- 
perçus dans  les  eaux  minérales  ;  voici  les  résultats  de  son  ana- 
lyse (1),  modifiés  d'après  ceux  qu'a  obtenus  plus  récemment 
M.  Gottl  : 

(I)  Berzélius,  Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  XVIII,  p.  25*. 
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Eau  du  Sprudel,  1  kilogramme. 

cent,  cubet . 

Acide  carbonique 210,590 

Azole 0,850 

grammes. 

Sulfate  de  soude  desséché 2, i 54 

—  de  potasse 0,053 

Carbonate  dû  soude 1,304 

Chlorure  de  sodium i  ,256 

Carbonate  de  chaux 0,290 

—  de  magnésie 0,057 

—  de  protoxyde  de  fer 0,004 

Silice 0,151 

Phosphate  d'alumine  avec  excès  de  1  ^  .^^^ 

base j        ' 

5,299 

Cauterets  (Hautes-Pyrénées,  France).  —  Village  à  rextrémité 
de  la  vallée  de  Lavédan,  au  pied  des  Pyrénées,  à  dix  lieues  de 
Tarbes,  à  sept  lieues  de  Baréges.  On  y  trouve  des  sources  nom- 
breuses et  abondantes  d'eaux  sulfureuses  thermales,  dont  les 
principales  sont  celles  de  la  Baillère y  des  Espagnols  et  de  César. 
Celles-ci,  dont  la  température  est  la  plus  élevée,  et  marque  51  de- 
grés centigrades,  est  en  même  temps  la  plus  sulfureuse  et  doit  être 
considérée  comme  le  type  de  l'eau  de  Cauterets  ;  les  autres  sour- 
ces devant  probablement  leur  température  inférieureet  leur  moin- 
dre sulfuration  à  un  mélange  d'eau  des  terrains  supérieurs,  ou  à 
l'action  de  l'air  dans  les  conduits  qui  les  amènent  à  la  surface  de 
la  terre.  Les  eaux  de  Cauterets  sont  remarquables  par  la  minime 
quantité  de  substances  salines  qu'elles  contiennent,  et  elles  ont, 
du  reste,  une  composition  analogue  à  celle  des  autres  eaux  sulfu- 
reuses primitives  des  Pyrénées.  M.  Longchamp  a  retiré  de  l'eau  de 
la  source  de  la  RaiJlère,  pour  un  litre  d'eau  (1)  : 

litres. 

Azote 0,0004 

gram. 

Sulfure  de  sodium 0,0194 

Sulfate  de  soude 0,0443 

Chlorure  de  sodium 0,0496 

Silice 0,06H 

Soude  caustique 0,0034 

Chaux 0,0045 

A  reporter 0,1823 

(1)  Cette  analyse  laisse  à  désirer  au  moins  pour  la  manière  dont  les  résultats 
ont  été  interprétés.  On  a  reconnu  depuis  que  la  potasse  et  la  soude  ne  se 
rencontraient  jamais  à  l'état  caustique  dans  les  sources. 

Henry  prétend  que  la  source  de  la  Raillère,  et  probablement  les  autres,  con- 
tiennent de  riodure  de  sodium. 
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gram. 

Report 0,1 823 

Magnésie 0,0004 

Potasse  caustique j 

Ammoniaque ;   traces. 

Barégine ! 

0,1827 

HH.  Gintrac,  Filhol,  François  et  Buron  ont  fixé  de  la  manière 
suivante  la  quantité  de  monosulfure  de  sodium  contenue  dans  les 
différentes  sources  : 

Sulfure  de  sodium 

par  litre. 

gram. 

Source  des  Espagnols 0,0254 

—  de  Bruiaud 0,OlnO 

—  de  César 0,0267 

—  de  Pause 0,0245 

—  du  Pré 0,0223 

—  du  Bois 0,0161 

—  Maouhourat 0,0134 

Cauvallat  (Gard,  France).  —  Près  du  Vigan.  On  y  trouve  une 
eau  sulfureuse  secondaire,  froideet  d'une  composition  presque  sem- 
blable à  l'eau  d'Enghien.  Elle  a  été  analysée  par  0.  Henry  (i). 

Challes  (Savoie,  France).  —  Hameau  dépendant  de  la  com* 
mune  de  Triviers,  à  trois  quarts  de  lieue  de  Chambéry.  En  1841, 
M.  le  docteur  Domenget  y  a  découvert,  sur  sa  propre  propriété, 
trois  sources  d'une  eau  minérale  froide  fortement  sulfurée  et 
iodurée,  qui  contient  sur  1000  parties,  d'après  l'analyse  faite  par 
0.  Henry  (en  sels  anhydres)  (2)  : 

gram. 

Sulfure  de  sodium 0,2950 

Sulfate  de  soude 


,      ,                                                  /  0,0730 

—  de  chaux,  peu )  ' 

Carbonate  de  soude 0,t377 

Chlorure  de  sodium 0,08t4 

—  de  magnésium 0,0100 

Bromure  de  sodium 0,1000 

lodure  de  potassium 0,0099 

Silicate  de  soude 0,0410 

—  d'alumine 0,0380 

Carbonate  de  chaux 0,0430 

—  de  magnésie 0,0300 

—  destrontiane 0,0010 

Phosphate  de  chaux j  ^  ^^^^^ 

—  d*alumine j  ' 

Sulfure  de  fer  avec  un  peu  de  manganèse.  0,0015 

Matière  organique  azotée 0,0220 

Perle 0,0325 

0,8460 

(1)  Henry,  Bulletin  de  PAcad,  royale  de  médecine,  t.  VII,  p.  743. 

(2)  Id.  Ibid,  t.  VIII,  p.  94. 
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Chateldon  (Puy-de-Dôme,  France).  —  Petite  ville  à  trois  lieues 
de  Vichy  et  à  neuf  de  Cleroiont.  On  y  trouve  cinq  sources,  dont 
deux,  dites  ^^5  Vignes,  sont  peu  éloignées  de  la  ville  et  sont  les 
seules  exploitées.  Les  trois  autres,  dites  de  la  Montagne,  sont 
à  1600  mètres  de  la  ville,  et  à  mi-côle  d'une  montagne  ;  elles  sont 
presque  abandonnées  aujourd'hui. 

Les  eaux  de  Chaleldon  sont  froides,  limpides,  très-gazeuses  et 
dégagent  à  la  source  une  grande  quantité  d'acide  carbonique 
presque  pur.  Elles  verdissent  le  sirop  de  violettes,  prennent  une 
teinte  vineuse  par  la  noix  de  galle,  et  se  colorent  en  bleu  par  le 
cyanure  ferroso-polassique.  0.  Henry  père  et  fils  et  Gonod  ont 
relire  pour  un  litre  : 

Source  da 
Source  Andral   Moat-Carme. 
gr&m.  gram. 

Acide  carbonique  libre 2,178  «,885 

Bicarbonate  de  chaux 0,516  0,666 

—  de  magnésie 0,268  0,198 

—  de  soude 0,381  0,424 

—  de  potasse 0,003  0,005 

—  de  proloxyde  de  fer 0,035  0,030 

Sulfates  de  soude  et  de  chaux 0,050  0,090 

Chlorure  de  sodium 0,030  0,025 

lodure  et  bromure  alcalins non  douteux,  non  douteux. 

Silice,  alumine,  phosphates  terreux,) 

principe  arsenical  sans  doute  uni  au  >     0,1  tO  0,101 

fer  et  à  la  soude,  matière  organique.  ) 

3,571  ^4~ 

Ohatel-Guyon  (Puy-de-Dôme,  France).  —  Village  qui  possède 
sept  sources  d'une  eau  acidulé,  saline,  calcaire  et  ferrugineuse, 
dont  la  température  varie  de  30  à  35  degrés  centigrades.  Une  ana- 
lyse de  la  source  Drosson^a  donné,  pour  1  litre,  à  M.  Gonod  : 

gram. 

Acide  carbonique  libre t,550 

Chlorure  de  sodium 1 ,874 

—  de  potassium 0, 160 

—  de  magnésium 0,989 

lodure  et  bromure  de  sodium 0,002 

Bicarbonates  de  chaux  et  de  strontianc \  ,937 

—  de  magnésie 0,3»5 

— -  de  protoxyde  de  fer j    ^  .g^ 

—  de  raangan^so j      ' 

Sulfate  de  soude 0,6t0 

Arséuiate  de  fer traces. 

Silice  et  alumine 0, 166 

Matière  organique ? 

7,2SI9 
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Chaudes-Aigues  (Cantal,  France).  —  Petite  ville  à  cinq  lieues 
sud  de  Saint-Flour,  qui  doit  son  nom  aux  nombreuses  sources 
d'eaux  thermales  dont  elle  est  environnée.  La  principale,  nommée 
fontaine  du  Par,  se  trouve  au  milieu  de  la  ville.  Sa  température 
est  de  81,05  degrés  centigrades.  Cette  eau  dépose  dans  la  pre- 
mière partie  du  conduit  qui  la  reçoit,  à  la  sortie  de  la  source,  du 
sulfure  de  fer  arsenical,  sans  que  Ton  puisse  dire  s'il  était  tenu 
en  dissolution  par  Teau  bouillante  dans  l'intérieur  de  la  terre,  ou 
s'il  a  été  seulement  détaché,  en  particules  très-ténues,  des  ro- 
ches traversées  par  Teau.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'analyse  des  eaux  de 
Chaudes-Aiguës  a  été  faite  par  différents  chimistes,  et  suivant  l'or- 
dinaire, leurs  résultats  sont  assez  différents.  Voici  ceux  qui  ont 
été  obtenus  par  M.  Blondéau  de  Rodez  : 

grammes. 

C  irbonafe  de  soude 0,47  ! 

—  de  chaux 0,050 

—  demognésio 0,010 

Oxyde  de  fer 0,001 

Sulfate  de  soude 0,045 

—  de  chaux 0,014 

—  de  magnésie 0,006 

Sulfure  d'arsenic traces. 

—  de  fer » 

Chlorure  de  sodium 0,063 

—  dtî  magnésium 0,007 

Bromure  de  sodium 0,020 

lodure  de  sodium 0,0 1 8 

Silicate  de  soude 0,082 

Silice 0,013 

Alumine 0,(01 

Matière  organique 0,010 

0,81 1 

CHELTENHAM  (Gloucestershirc,  Angleterre).— D'après  MM.  Par- 
kes  et  Brande,  qui  ont  fait  l'analyse  des  eaux  minérales,  il  y  en  a 
trois  sources  qui  diffèrent  par  leur  nature  sulfureuse,  ferrugi- 
neuse ou  purement  saline.  En  voici  les  résultats  (1)  : 

Eau  Eau  Eau 

Eau,  1  kilogramme.  saline,      ferrugineuse,    sulfureuse. 

litres.  litres. 

Acide  carbonique »  0,087         0,052 

—    sulfhydrique »  »  0,087 

grammes.        grammes.        grammes 

Chlorure  de  sodium 6,844  5,654  4,791 

Sulfate  de  soude 2,053  3,107  3,217 

A  reporter 8,897  8,761  8,008 

(I)  Journal  de  Pharmacie,  t.  VI,  p.  490. 
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Eau 
Eau,  1  kilogramme  saline, 

grammes. 

Report 8,897 

Sulfate  de  magnésie t,50G 

—     de  chaux 0,616 

Carbonate  de  soude » 

Oxyde  de  fer » 


Eaa 

Ean 

ferrugineuse. 

sulfureuse. 

grammes. 

grammes. 

8,761 

8,008 

0,821 

0,688 

0,342 

0,165 

0,068 

m 

0,109 

0,041 

11,019         10,101  8,902 

On  consultera  également,  sur  la  composition  réelle  de  l'eau  mi- 
nérale de  Cheltenham,  les  observations  de  M.  John  Murray  (1). 

CoNTBEXEViLLE  (Vosgcs,  France).  -—  Village  à  six  lieues  de 
Bourbonne  :  on  y  trouve  trois  sources  d'une  eau  froide  et  séléni- 
teuse,  qui  est  vantée  dans  les  affections  des  voies  urinaires. 
0.  Henry  assigne  à  Tune  de  ces  sources  {source  du  Pavillon),  la 
composition  suivante.  Pour  un  litre  d'eau  : 

gram. 

Acide  carbonique  libre.   0,019 

Oxygène indéterminé. 

Bicarbonate  de  chaux 0,675 

—  de  magnésie 0,i20 

—  de  soude 0,197 

—  de  fer  et  de  manganèse 0,009 

—  de  strontiane indices. 

Sulfate  de  chaux 1,150 

—  de  magnésie 0,190 

—  de  soude 0,130 

—  de  potasse indices. 

Chlorures  de  sodium,  de  potassium,  de  ma- 1       ^  .g^ 

gnésium j  ' 

lodure,  bromure indices. 

Acide  silicique 1  n  4oft 

Alumine j  "'*^^ 

Azotate indices. 

Phosphate  de  chaux  et  d'alumine ,. . . 

Matière  organique  et  arsenic \  0,070 

Perte 


2,941 


Cransac  (Aveyron,  France).  —  Village  à  une  demi-lieue  d'Au- 
bin, dans  une  étroite  vallée  formée  par  deux  collines  élevées,  dont 
l'une  présente  dans  son  intérieur  unechaleur  considérable  et  laisse 
souvent  échapper  des  flammes  accompagnées  de  vapeurs  sulfureu- 
ses. Ces  phénomènes,  qu'on  pourrait  supposer  de  nature  volcani- 
que, ne  paraissent  dus  qu'à  une  houillère  embrasée.  Ils  doivent  être 
d'ailleurs  circonscrits  dans  un  assez  petit  espace,  puisque  les  eaux 

(I)  Am,  de  chimie,  U  XCVl,  p.  276. 
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de  Cransac,  produiles  par  des  sources  très-rapprochées  de  la 
montagne,  sont  froides  et  offrent  une  température  à  peu  près 
constante  de  10  à  12  degrés  centigrades.  Plusieurs  de  ces  sources 
sont  très-remarquables  par  leur  nature  fortement  vttriolique,  qui 
les  rend  plutôt  toxiques  que  médicinales,  et  par  la  présence 
d'une  certaine  quantité  de  sulfate  de  manganèse^  qui  y  a  été  si- 
gnalé par  Vauquelin.  Mais  les  proportions  relatives  des  différents 
sulfates  qui  les  constituent  sont  très-variables,  ainsi  qu'il  résulte 
des  analyses  qui  ont  été  faites  par  MM.  Henry  et  Poumarède.  Les 
sels  sontanbydres  et  fournis  par  1000  grammes  d'eau. 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI. 

Sulfate  de  fer »  0,15  1,25  4,35  4,0.  9,0 

—  de  manganèse.  0,40  0,14  4,55  0,*2)  0,2 

—  de  magnésie..  1,(2  2,20  0,991  ^.^[  2,2) 

—  de  chaux 1,21  2,43  0,75)  "''^)  }  0,4 

—  d'alumine 0,95  4,45  0,47  0,21  »   ) 

Silice »  0,02  0,07          »  »  » 

Matière  organique  bi-|  ^^  ^            .  .  « 

tummeuse )  ' 

3,68       6,11       5,08         2,10       6,2         9,6 

I.  Source  douce,  on  basse  Beselgues.  —  Elle  est  usitée  en  boisson. 

IL  Source  doucCy  ou  basse  Richard.  —  C'est  la  plus  utilisée 
comme  eau  médicinale.  Elle  a  l'inconvénient  d'être  fortement 
séléniteuse. 

IIL  Source  haute,  ou  forte  Richard.  —  Elle  est  fortement  styp- 
tique  et  le  sulfate  de  fer  y  est  en  partie  au  moximum  d'oxydation. 
Elle  est  trop  active  pour  ne  pas  être  employée  avec  précaution. 

IV.  Source  d Orner gue. 

V.  Source  du  fossé  Galtier.  —  Elle  paraît  sortir  d'une  houillère 
abandonnée.  Le  fer  est  en  partie  au  maximum  d'oxydation.  Elle 
est  trop  active  pour  être  employée  en  boisson. 

VI.  Source  haute,  ou  forte  Beselgues.  —  Celte  eau  peut  donner 
lieu  à  des  symptômes  d'empoisonnement,  en  raison  de  la  forte 
quantité  de  sulfate  de  fer  qu'elle  contient. 

A  un  mille  environ  d'Aubin,  en  remontant  le  ruisseau  de 
Cransac,  on  aperçoit  sur  la  gabche  une  source  très-abondante, 
connue  sous  le  nom  de  source  du  pré  Galtier,  dont  la  composition 
diffère  complètement  de  toutes  celles  que  nous  venons  d'énu- 
mérer.  Celte  eau  est  acidulé,  gazeuse  et  ferrugineuse.  Elle  ne 
fournit  que  6  décigrammes  de  résidu  sec  par  kilogramme,  et  ce 
résidu  est  composé  principalement  de  carbonate  de  fer  et  de 
manganèse,  d'une  petite  quantité  de  carbonates  de  chaux  et  de 
magnésie,  et  de  quelques  traces  de  sulfate  de  chaux.  Cette  eau 
mériterait  peut-être  de  remplacer,  pour  l'usage  médical,  toutes 
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les  eaux  de  Cransac,  dont  la  composition  est  si  Tariable  et  dont 
l*usage  peut  ne  pas  êtreà  Tabri  d'inconvénients. 

Dax  (Landes,  France).  —  Ville  sur  la  rive  gauche  de  l'Adour, 
à  dix  lieues  de  Bayonne.  On  j  trouve  un  grand  nombre  de  sources 
dont  la  température  varie  de  66  degrés  à  30  degrés,  el  dont  la 
composition  est  peut-être  aussi  variable  que  la  température.  L'eau 
de  la  fontaine  Chaude  a  fourni  à  MM.  Thore  el  Meyra  : 

Sulfate  de  chaux OJ  70 

—  de  soude 0,15< 

Chlorure  de  sodium 0,032 

—  de  magnésium 0,095 

Carbonate  de  magnésie 0,027 

0,475 
Eger  ou  Egïia  (Bohême,  Autriche).  —  Ville  près  de  laquelle  se 
trouvent  des  sources  d'eaux  minérales,  qui  ont  été  très-vanlées 
par  Frédéric  Hoffmann.  Elles  naissent  d'un  terrain  volcanique  ; 
elles  sont  froides,  pétillantes,  et  sont  à  la  fois  acidulés-alcalines  et 
salines.  Elles  contiennent  en  sels  anhydres,  suivant  l'analyse  de 
Berzélins  : 

Krwn. 

Sulfate  de  soude 2,610 

Chlorure  de  sodium { ,000 

Carbonate  de  soude 0,560 

—  de  chaux 0,221 

—  de  magnésie 0,<>70 

—  dellthine 0,004 

—  de  stronliane.' 0,001 

—  de  proloxyde  de  fer . . .  0,017 

—  de  manganèse 0,003 

Phosphate  de  chaux 0,02i 

—  d'alumine 0,0!  2 

Silice 0,048 

~4,o6T 
Ems  (Prusse).  —Village à  deux  lieues  de  Goblenlz,  célèbre  par 
ses  eaux  minérales.  On  y  trouve  une  source  d'eau  froide  et  plu- 
sieurs sources  d'eaux  thermales,  dont  la  température  varie  de  23* 
à  55^  mais  dont  la  nature  paraît'  être  semblable.  Elles  sont  aci- 
dulés-alcalines, ainsi  qu'il  résulte  des  analyses  suivantes,  dues  à 
M.  Frésénius  : 

Krunefaen-BruDDeji.     Neuquelle. 
cent,  cubes.         cent,    cubes. 

Acide  carbonique I0î),8  77,2 

gr.  gr. 

Bicarbonate  de  soude 1,93198         2,09252 

—  de  chaux 0,22430  0,23319 

A  reporter 2,15654  2,32571 
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Krûacbéu-Bruuneu. 
cent,  cubes. 

Peport 2,15654 

Bicarbooate  de  magnésie 0,19508 

—  de  fer 0,00217 

—  de  manganèse 0,00094 

—  de  strontiane  et  baryte  0,000 1 5 

Chlorure  de  sodium 0,92241 

Sulfate  de  potasse 0,04279 

—      de  soude 0,00179 

Phosphate  d'alumine 0,00042 

Silice 0,04919 

Carbonate  de  litbine traces. 

lodure  de  sodium faibl.  traces. 

Bromure  de  sodium très-douleux. 


Neuquelle. 
cent,  cubes. 

2,32574 
0,21089 
0,00311 
0,00156 
0,00034 
0,94894 
0,05684 
0,00141 
0,00142 
0,04925 
traces. 

faibl.  traces. 

très-douleux. 


3,37264  3,59947 

Ehcaussb  (Haute-Garonne,  France).  —  Village  à  une  lieue  de 
Sainl-Gaudens.  On  y  trouve  trois  sources  d'une  eau  séléniteuse, 
dont  la  température  est  de  23*,7.  Elle  contient,  d'après  l'analyse 
de  M.  Filhol: 


Acide  carbonique 

Azote  et  oxygène 

Carbonate  de  chaux... 

—        de  magnésie 

Sulfate  de  potasse 

—  de  soude 

—  de  chaux 

-^    de  magnésie.. . 

Chlorure  de  sodium. . . 
Silicate  de  soude ...... 

Acide  silicique 

Iode 

Oxyde  de  fer 

Arsenic 

Matières  organiques . . . 


Grande  et  petite 

Source  d'Argut. 

source. 

litr. 

litr. 

1         0,005 

0,005 

gr. 

g»-- 

0,0270 

0,0258 

0,0155 

0,0150 

traces. 

traces. 

0,0204 

0,0189 

2,1390 

2,H30 

0,5420 

0,4610 

0,3202 

0,3225 

traces. 

» 

0,0100 

0,0120 

» 

traces. 

[        traces. 

» 

3,0741       2,9682 


ENGHiEN-MoNTMORENCY(Seine-et-Oise,  France).— Hameau  situé 
dans  la  vallée  de  Montmorency,  sur  le  bord  de  Tétang  de  Saint- 
Gratien,à  un  quart  de  lieue  de  Montmorency  et  à  quatre  lieues  de 
Paris.  On  y  trouve  des  eaux  sulfureuses  froides,  dont  la  plus  an- 
ciennement connue,  produite  par  la  source  Cotte  ou  source  du  Roi, 
a  été  le  sujet  d'une  fort  belle  analyse  faite  par  Fourcroy  et  Vau^ 
quelin.  Depuis  on  a  découvert  plusieurs  autres  sources.  Ces  eaux 
ont  été  analysées  par  M.  Frémy,  pharmacien  à  Versailles  ;  par 
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MM.  De  Piiisaye  et  Leconte  et  par  M.  Bois,  M.  Longchamp,  sur- 
tout par  Henry  fils,  qui  a  mis  à  la  détermination  exacte  de  leurs 
principes  une  rare  sagacité  et  une  grande  persévérance.  Ceux  qui 
voudront  apprécier  toutes  les  difficultés  d'un  semblable  travail 
pourront  consulter  le  Journal  de  Pharmacie  (1),  mais,  ici,  nous  ne 
pouvons  guère  que  présenter  les  résultats  comparés  de  Fourcroy 
et  de  Henry  fils  et  de  MM.  de  Puisaye  et  Leconte  : 

Fourcroy.  Henry  fils.  De  Puîftâre 

et  Lecoate. 
Eau  d'Enghien,  Source       Source  Soorcc  Source 

I  litre  ou  1,000  grammes  du  Roi.        du  Roi.      de  la  pêcherie,      du  Roi. 

gr.  gr.  gr.  gr. 

Azole »  0,017  0,010  0,01956 

Acide  carbonique 0,2007  0,248  0,254  0,  H  9o8 

—  sulfhydrique 9,0967  0,0(8  0,016  0,02554 

Suirhydrate  de  magnésie. .         »  0,101  0^119  » 

—  de  chaux »  0,116  »  » 

Sulfate  de  chaux 0,3613      0,450         0,061        0,31909 

—  de  magnésie 0,1714  0,105  0,073  0,0905* 

—  de  potasse »              »                »  0,00890 

—  de  soude »              »                >>  0,05031 

—  d'alumine »               »                «  0,03904 

Carbonate  de  chaux 0,2322  0,330  0,400  0,21785 

—  de  magnésie...  0,0145      0,038  0,030  0,01676 
Chlorhydrate  de  magnésie.  0,0868      0,010  »                 » 

Chlorure  de  sodium 0,0260      0,050  0,0205  0,03923 

Silice traces.     0,040  0,05 1  0,02878 

Matière  organique traces,  quant,  ind.  0,055  indéterm. 

1,1896       1,423  1,0595         1,4915 

Les  0,0967  grammes  d'acide  sulfhydrique,  trouvés  par  Four- 
croy, et  les  0,11958  trouvés  par  De  Puisaye  et  Lecomte,  repré- 
sentent la  totalité  de  cet  acide  libre  ou  combiné  ;  tandis  que 
les  nombres  correspondants  de  Henry  fils  n'expriment  que  la 
quantité  d'acide  libre.  Aussi  les  résultats  de  Fourcroy  et  de 
MM.  de  Puisaye  et  Leconte  ne  présentent-ils  pas  les  sulfhydra- 
tes  indiqués  dans  ceux  de  M.  Henry.  Je  dois  faire  remarquer, 
cependant,  que  la  quantité  d'acide  sulfhydrique  trouvée  par 
M.  Henry,  dans  ses  deux  analyses,  ne  s'élève  qu'à  0,063  et 
0,064  grammes  ;  mais  de  nouveaux  essais  lui  ont  donné  0,085, 
quantité  beaucoup  plus  rapprochée  de  celle  trouvée  par  Four- 
croy. Au  surplus,  l'acide  sulfhydrique  est  un  principe  si  fugitif 
et  si  altérable  par  le  contact  de  l'air,  qu'il  est  extrêmement  dif- 
ficile d'en  déterminer  la  quantité  avec  exactitude.  M.  Longchamp 
admet  dans  l'eau  d'Enghien  du  chlorure  de  potassium  en  place 
de  sel  marin,  et  M.  Prémy  en  a  extrait  une  petite  quantité  de  fer 
qui  paraît  efliectivement  devoir  s'y  trouver. 

(I)  T.  IX,  p.  482;  t.  XI,  p.  61,  83  et  124  ;  et  t.  XII,  p.  311  et  564. 
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Epsom  (Surrey,  Angleterre).  —  Village  à  22  kilomètres  de  Lon- 
dres. On  y  trouve  des  eaux  amères  et  salées  qui  contiennent  0,03 
de  sulfate  de  magnésie,  et  qui  fournissent  de  très-grandes  quan- 
tités de  ce  sel  au  commerce.  Ces  eaux  sont  donc  purgatives, 
mais  à  un  moindre  degré  que  celles  de  Sedlitz  et  de  SeidschuU 
en  Bohême . 

Forges-les-Eaux  (Seine-Inférieure,  France),  à  40  kilomètres  de 
Rouen  et  à  111  kilomètres  de  Paris.  On  y  trouve  des  eaux  ferrugi- 
neuses qui  ont  acquis  quelque  célébrité  par  l'u.^age  qu'en  firent,  en 
1633,  la  reine  Anne,  stérile  encore  après  dix-huit  années  de  ma- 
riage, Louis  XIII  et  le  cardinal  de  Richelieu.  Ce  fut  alors  qu'on  isola 
les  trois  sources  qui  les  fournissent,  et  que  le  nom  de  Cardinale  fut 
donné  à  la  source  la  plus  active,  celui  de  Royale  à  la  source 
moyenne,  et  celui  de  Reinette  à  la  plus  faible.  Elles  ont  conservé 
jusqu'aujourd'hui  leurs  noms  et  leur  force  relative,  ainsi  qu'il  ré- 
sulte de  l'analyse  qui  en  a  été  faite  par  Robert  en  1814,  et  en  1845 
par  M.  0.  Henry  (1).  Voici  ces  analyses,  calculées  pour  1  litre  : 

Robert.  Reinelte.  Royalf.  Cardinale, 

litres.  litres.  litres. 

Acide  carbonique 0,250  \  ,250  2 

grammes.        grammes.  grammes. 

Carbonate  de  chaux 0,0133  0,0398  0,0398 

—  de  fer 0,006»}  0,0266  0,0443 

Chlorure  de  sodium 0,0398  0,0H64  0,0478 

Chlorhydrate  de  magnésie.  0,0106  0,0066  0,0406 

Sulfate  de  magnésie »  0,0463  0,0478 

—  de  chaux 0,0177        0,0266        0,0266 

Silice 0,0053        0,0044        0,0088 

0,0933        0,1970        0,2257 

O.  Henry.  Reinette.      Royale.     Cardinale. 

litres.  litres.  litres. 

Acide  carbonique  libre 4,166      0,260      0,225 

grammes,   grammes,  grammes. 

'''''^'r^t'^^:::::::::::]  «.«o»  «.««3  0,070 

Chlorure  de  sodium 0,054  0,017  0,0!2 

—     de  magnésium 0,030  0,008  0,003 

Sulfate  de  chaux 0,010  0,024  0,040 

—  de  soude. j  ^^^^  ^  .,^  ^  .^^ 

—  de  magnésie )  '  '  ' 

Crénale  de  potasse? traces.  0,002  0,002 

—  deproloxydedefer 0,022  0,007  0,098 

—  de  manganèse traces,  traces,  traces. 

Silice  et  alumine 0,038  0,03t  0,033 

Sel  ammoniacal traces,  (races,  sonsible. 

0,260      0,255      0,270 

(I)  O.  Henry,  BuUet,  de  CAcad,  de  méd.,  t.  X,  p.  985. 

G01BOVBT,  Drogues,  7»  édit.  T.  I.  —  35 
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Forges  (commune  de  lu  Chapelle  sur  Erdre,  déparlement  de  la 
Loire-Inférieure),  village  à  9  kilomètres  de  Nantes  où  Ton  trouve 
une  eau  très-ferrugineuse,  qui  porte  le  nom  d'eau  de  Forges,  Elle 
a  été  analysée  par  MM.  Prevel  el  Lésant,  pharmaciens  à  Nantes  (1). 

FoESES-suH-Buiis  (Seine-et-Oise,  France),  à  38  kilomètres  au  sud 
de  Paris,  et  à  ^kilomètres  de  Limours,  village  dans  lequel  on  trouve 
plusieurs  sources  d'une  eau  presque  pure,  à  laquelle  on  a  at- 
tribué, dans  ces  dernières  années,  la  propriété  de  guérir  les 
scrofules  (2).  Il  est  certain  qu'un  assez  grand  nombre  d'enfants 
scrofuleux,  qui  ont  été  traités  dans  ce  village,  ont  été  guéris  ou 
ont  éprouvé  une  grande  amélioration  dans  leur  état;  mais  cet 
heureux  résultat  doit  être  attribué  plutôt  à  la  nature  du  sol  et  à 
rheureuse  exposition  du  pays  qu'à  la  composition  des  eaux.  Il  ne 
mérite  pas  moins  d'être  pris  en  grande  considération. 

Gravillb- l'Heure  (Seine- Inférieure,  France),  village  à  4  kilo- 
mètres à  Test  du  Havre,  dans  lequel,  en  creusant  un  puits,  on  a 
découvert,  à  la  profondeur  de  2  ou  3  mètres,  une  source  d'une 
eau  très-remarquable,  en  ce  qu'elle  réunit  la  présence  du  fer  à 
celle  de  Tiode.  D'après  MM.  Leudet  et  Duchemin,. pharmaciens  du 
Havre,  qui  ont  d'abord  reconnu  ces  principes  dans  l'eau  de  Gra- 
ville,  cet  iode  serait  à  l'état  d'iodure  de  potassium  ou  de  sodium; 
suivant  M.  Henry,  dont  voici  l'analyse,  il  y  serait  à  l'état  d'iodhy- 
drate  d'ammoniaque.  Produits  secs  pour  un  litre  d'eau': 

grani. 

Chlorure  de  sodium 0,700 

—  de  potassium 0,060 

—  de  calcium 0,2li 

—  de  magnésium 0,086 

iodhydrate  d'ammoniaque 0,012 

Sulfates  de  soude  et  de  chaux 0,OU 

Silicates  de  chaux  et  d'alumine . . .  0,088 
Bicarbonates  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie    1,699 

Peroxyde  de  fer. 0,042 

Matière  organique indét. 

2,903 

GréoÛlx  (Basses-Alpes,  France).  —  On  y  trouve  une  eau  sulfu- 
reuse secondaire,  ayant  une  température  de  35  degrés,  et  qui  pa- 
rait avoir  été  connue  des  Romains.  En  1835,  on  a  découvert  une 
nouvelle  source,  dont  la  température  n'est  que  de  16  à  22  degrés, 
dont  la  qualité  sulfureuse  est  nulle  ou  douteuse,  et  qu'on  doit  re- 

(1)  Jounu  phQi^m,,  t.  VU,  p.  306. 

(2)  Bulletin  de  V Académie  de  médecine,  t.  VUI,  p.  306. 
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garder  comme  un  mélange  de  l'eau  ancienne  avec  des  infillralions 
superficielles.  L'analyse  de Teauanciennea  été  faile  par  M.  Grange, 
et  a  donné  pour  un  litre  : 

Carbonate  de  chaux 0,155 

—       de  magnésie 0,059 

Sulfure  de  calcium 0,050 

Sulfate  de  soude 0,150 

—  de  chaux 0,(56 

Chlorure  de  sodium i  ,541 

—  de  magnédum 0,195 

lodure  et  bromure 0,064 

Acide  silicique 0,120 

Alumine 0,049 

Matière  organique 0,029 

Hamman-Mkskodtine  (province  de  Constantine,  Algérie).  — 
On  y  trouve  des  sources  thermales  incrustantes,  connues  sous  le 
nom  de  Bains  maudits,  et  qui  paraissent  avoir  formé  un  plateau 
très-considérable  de  travertin  calcaire,  surmonté  de  plusieurs 
centaines  de  pyramides  ou  de  monticules  coniques,  dus  pareille- 
ment au  carbonale  de  chaux  déposé  par  les  eaux.  Ces  eaux  d'ail- 
leurs ne  sont  pas  de  même  nature  :  les  unes,  chaudes  à  95  degrés, 
sont  sulfureuses,  principalement  formées  de  sels  sodiques,  et  pré- 
sentent une  composition  analogue  à  celle  des  eaux  sulfureuses 
des  Pyrénées;  les  autres,  chaudes  seulement  à  62^5,  sont  plutôt 
de  nature  calcaire  et  incrustante,  et  ce  sont  elles  principalement 
qui  ont  dû  former  le  dépôt  de  travertin  dont  il  vient  d'ôlre  parlé. 
M.  Tripier,  pharmacien  militaire,  qui,  le  premier,  a  examiné  ce 
travertin,  a  trouvé  qu'il  contenait  de  l'arsenic,  très-probablement 
à  l'état  d'arséniate  de  chaux.  Ce  résultat,  qui  n'avait  pas  été 
confirmé  d'abord  par  les  expériences  de  0.  Henry,  a  été  re- 
connu exact  depuis,  et  0.  Henry  a  constaté  pareillement  la  pré- 
sence de  Tarséniate  de  chaux  dans  le  produit  de  Tévaporalion  de 
l'eau  sulfureuse  (1).  Cet  exemple  a  conduit  d'autres  chimistes  à 
chercher  l'arsenic  dans  les  eaux  minérales,  et  déjà  il  parait  à  peu 
près  certain  que  toutes  les  eaux  ferrugineuses  carbonatées  en  con- 
tiennent. 

Heilbrunn  (Cercle  du  Necker,  Allemagne).  —  Village  près  de 
Tolz;  on  y  voit  une  source  minérale,  dans  laquelle,  en  1825,  M.  Vo- 
get  a  découvert  de  l'iodure  de  sodium.  Cette  eau,  dont  l'efilcacitc 
contre  les  affections  scrofuleuses  a  été  constatée,  contient,  d'a- 
près Barruel  : 

(I)   Voyez    Bulletin   de   V Académie  de  médecine,  t.    III,    p.  886;    t.    X. 
p.  1001,  et  Journal  de  phat^acie,  t.   XXV,  p.  247  et  525,  3«  série  ;  t.  Vil, 
^  p.  4&7. 
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:i4S  EAU. 

litre. 

Hydrogène  carboné 0,025 

Acide  carbonique 0,00o 

grain. 

Chlorure  de  sodium 3,928 

lodure  de  sodium 0,098 

Bromure  de  sodium 0,032 

Sulfate  de  soude 0,048 

Carbonate  de  soude 0,506 

—  de  chaux 0,054 

—  de  magnéfic 0,025 

Peroyde  de  fer 0,006 

Silice 0,013 

Matière  organique traces. 

4,710 

HoMBODRG  (Hesse-Électorale  ou  Hesse-Gassel,  Allemagne).  — 
Ville  située  sur  la  Lahn,  à  17  kilomètres  de  Francfort-sur- le-Mein 
età  17  kilomètres  de  Darmstadt.  On  trouve  aux  environs  un  grand 
nombre  de  sources  salées  froides,  qui  servaient  depuis  longtemps 
à  l'extraction  du  sel,  lorsque,  il  y  a  une  dizaine  d'années,  on  y 
a  fondé  des  établissements  de  bains  et  des  lieux  de  plaisir  et  de 
réunion  pour  y  attirer  les  étrangers.  L'analyse  des  principajes 
sources,  faite  par  M.  Liebig,  a  d'ailleurs  montré  que  ces  eaux  de- 
vaient être  Irès-aclives. 

Source  Source  Source 

Eau,  i  kilogramme.  dci  bains.     d'Elisabeth.  dite 

Neubrunnea. 
g^ram.  gram.  gram. 

Acide  carbonique 1,338  0,810  2,769 

Chlorure  de  sodium 14,1135  10,3066  10,399 

—  de  calcium 1,9902  l,0t03  1,389 

—  de  magnésium 0,7678  1,0146  0,694 

—  de  potassium 0,0500  »  o»023 

Bromure  de  magnésium Oy<;0025  »                » 

Sulfate  de  soude »  0,0497           » 

—      de  chaux 0,0276  »  0,01ft 

Carbonate  de  chaux 1,2628  1,4311  0,981 

"         de  magnésie 0,3236  0,2622  » 

—  de  protoxyde  de  fer 0,0625  0,0802  0,122 

Silice 0,02135  0,0411  0,041 

Alumine 0,0070  »  m 

18,6275       14,1757      13,668 

Bien  que  les  analyses  ne  fassent  pas  mention  dModure,  et  qu'une 
seule  indique  une  minime  quantité  de  bromure,  cependant  toutes 
ces  eaux  contiennent  ces  deux  genres  d'éléments,  que.  l'on  re- 
trouve en  quantité  très-notable  dans  les  eaux-mères  des  salines,  ^ 
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qui  sonl  souvent  ajoutées  aux  bains  pour  en  augmenter  refûca- 
cité. 

Kreutznach  ou  Creutznach  (Prusse  rhénane).  —  Sur  le  terri- 
toire de  la  ville  se  trouvent  des  eaux  salées  en  exploitation.  Les 
eaux-mères  qui  en  proviennent  sont  employées,  sur  les  lieux,  au 
traitement  des  maladies  scrofuleuses,  et  sont  aussi  envoyées  à 
l'extérieur  pour  le  même  usage.  Elles  marquent  36  degrés  au  pèse- 
sels  de  Baume;  elles  ont  une  saveur  acre  et  salée,  et  contiennent 
une  si  grande  quantité  de  sels  calcaires  solubles,  qu'elles  se  soli- 
difient par  l'addition  d'tine  quantité  convenable  d'acide  sulfurique 
concentré. 

Elles  diffèrent  peu  par  leurs  propriétés  physiques  et  leur  com- 
position. En  voici  deux  analyses  : 

FJisenqaelle.     Oranienquellc. 

Chlorure  de  sodium 8,745  13,044 

—  de  calcium 1,600  2,739 

—  de  magnésium 0,488  » 

—  de  potassium 0,074  0,055 

—  de  lithium 0,073  » 

Bromure  de  magnésium 0,033  0,213 

lodure  de  magnésium 0,004  0,001 

Carbonate  de  chaux 0,203  0,030 

—  de  magnésie 0,012  0,015 

—  de  protoxyde  de  fer »  0,042 

Silice 0,015  0,1 19 

Phosphate  d'alumine 0,003  0,01 1 

ll,t;a6  16,209 

(UTig.y  (Liebig.) 

L'eau-mère,  complètement  évaporée  sons  forme  de  se/,  se 
trouve  aussi  dans  le  commerce.  L'un  et  l'autre  sont  très-propres 
à  l'extraction  du  brome,  dont  on  voit  qu'ils  contiennent  une 
grande  quantité. 

Lamalou  (Hérault,  France).  —  Près  de  Bédarieux,  dans  un  des 
vallons  liitéraux  de  l'Orbe,  comprend  trois  établissements  :  Lama- 
lou, l'Ancien  ou  le  Bas,  Lamalou  le  Centre  et  Lamalou  le  Haut. 
Les  eaux  y  sont  administrées  en  bains  ou  en  boissons.  La  buvette 
la  plus  importante  est  celle  de  Capus,  qui  fait  partie  du  groupe 
du  Centre. 

Toutes  ces  eaux  sont  acidulés  et  ferrugineuses  et  sont  em- 
ployées comme  toni-sédatives  (surtout  celles  du  Haut  et  du  Cen- 
tre) et  antirhumatismales  (principalement  celle  du  Bas). 

Les  analyses  de  M.  Moitessier  ont  donné  les  résultats  suivants 
pour  un  litre  d'eau  : 
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:mO  eau. 

Lamalou  le  Bas    Lamalou  le  Centre        Lamalou  le  Haat 
Bains.         Capus.         Bains.      tempérés,    chauds. 

Bicarbonate  de  soude 0,no2  0,0813  0,4495  0,3172  0,3962 

—  dépotasse...  0,1574  0,0768  0,1424  0,1994  0,1878 

—  delithine traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

—  de  chaux 0,5729  0,0977  0,5891  0,6228  0,5655 

—  de  magnésie.  0,2448  0,0758  0,1979  0,1960  0,1900 
de  fer 0,0144  0,0780  0,0180  0,0229  0,(»229 

—  de  manganôso  traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

Chlorure  de  sodium 0,0312  0,0020  0,0229  0,0254  0,0224 

Sulfate  de  chaux 0,2207  0,0665  0,0488  0,0286  0,0276 

Phosphate  de  soude 0,0056  »  traces.  0,0056  0,0064 

Arséniate  de  soude 0,0004  0,0004  0,0004  0,0004  0,0004 

Borate  de  soude traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

Sulfate  de  cuivre traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

Silice 0,0287  0,0232  0,0225  0,0445  0,0433 

Alumine 0,0020  »  traces,  traces,  traces. 

Acides  créniq-.c  cl  apocré-l  „.^^^^  ,^^^^^_  j^^^^^  ,^^^^^_  ^^^^^^ 

nique ) 

Somme  des  sels  dissous. . .      2,4483    0,5017    1,4915    1,4628     1,4625 

c.  c.        c.  c.         c.  c.  c.  c.         c.  c. 

Acide  carbonique  libre..  450,0    73,7      393,3        324,0     324,6 

0\yg<^ne 3,0       1,5     traces.  2,5        1,0 

Azote 9,0      13,2  6,0  6,0        4,5 

La  Ma  HÉQUERiE  (Seine-Inférieure,  France).  —  Nomdonnéàdeux 
fontaines  ferrugineuses  froides,  situées  dans  la  partie  est  de  la 
ville  de  Rouen.  Ces  eaux  contiennent  de  l'acide  carbonique,  des 
carbonates  de  chaux  et  de  fer,  du  sulfate  de  chaux,  du  sulfate  et 
du  chlorhydrate  de  magnésie,  etc. 

La  Motte-les-Bains  ou  La  Motte-l'Ayeillant  (Isère,  France). 
—  Village  à  34  kilomètres  au  sud  de  Grenoble,  situé  sur  un  mon- 
ticule, à  475  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  dans  un  vallon 
ouvert  à  l'est  et  à  Touest,  mais  borné  au  nord  et  au  sud  par  de 
hautes  montagnes.  Le  monticule  est  entouré  par  deux  ruisseaux 
qui  se  réunissent  pour  former  une  magnifique  cascade  qui  se  pré- 
cipite perpendiculairement  dans  le  Drak,  à  130  mètres  de  pro- 
fondeur. Tout  à  côté,  à  une  profondeur  de  263  mètres  au-dessous 
du  village,  se  trouvent  deux  sources  thermales,  vers  lesquelles 
on  descend  par  un  sentier  rapide,  bordé  d'arbres  de  haute  futaie. 
Les  eaux  de  ces  sources  sont  salées,  et  ont  une  température  de 
60  degrés.  La  plus  abondante  est  celle  du  Puits,  qui  sort  d'une 
voûte  creusée  dans  la  monlagne;  l'autre  dite  de  la  Dame,  est  peu 
importante.  L'analyse  de  ces  eaux  a  été  faite  par  Nicolas,  et  par 
0.  Henry  (1).  En  voici  la  composition,  d'après  ce  dernier  chimiste  : 

(1)  Henry,  Buil.  (h  VAcad,  de  médecine,  t.  VI,  p.  454. 
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5^1 


Source 
de  la  Dame. 

Acide  carbonique quant,  ind. 

gram. 

Chlorure  de  sodium 3,56 

—  de  magnésium 0,12 

—  de  potassium 0,03 

Bromure  alcalin traces. 

Sulfate  de  chaux i  ,40 

—  de  magnésie I,i0 

—  de  soude 0,67 

Carbonate  de  chaux ,         ^  „ . 

—  de  magnésie j  ' 

Silicate  d'alumine 0,05 

Carbonate  et  crénate  de  fer 0,01 

—  de  manganèse traces. 


6,60 


Source 
du  puits. 

quant,  ind. 

gram. 
3,80 

0,14 
0,06 
0,02 
1,65 
0,12 
0,77 

0,80 

0,06 
0,02 
traces. 

7,44 


M.  Chevallier  a  reconnu  depuis  dans  les  dépôts  abandonnés  une 
certaine  proportion  d'arsenic. 

LouESCHB  ou  Leuk  (Valais,  Suisse).  —  Bourg  sur  la  rive  droite 
du  Rhône:  à li kilomètres,  vers  le  nord,  à  une  hauteur  de  1494  mi- 
tres au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  et  dans  une  vallée  où  coule  la 
Dala,  se  trouvent  les  bains  de  Lovesche^  qui  jouissent  d'une  grande 
célébrité  en  Europe.  Il  y  a  plusieurs  sources  dont  la  température 
varie  :  la  source  principale,  dite  5owrce5aln^Zattreni,està51^75. 
L'eau  en  est  limpide,  mais  de  temps  en  temps,  sans  cause  appré- 
ciable, elle  devient  trouble  pendant  quelques  jours.  Elle  est 
inodore,  et  ne  contient  naturellement  aucune  trace  de  sulfure; 
mais  trop  de  personnes  lui  ont  trouvé  une  légère  qualité  sulfu- 
reuse pour  ne  pas  croire  que,  dans  certaines  circonstances,  par 
l'influence  de  la  matière  organique  sur  le  sulfate  de  chaux,  qui  est 
son  principal  élément  minéralisateur,  il  ne  s'y  forme  un  peu  de 
sulfure  de  calcium  et  d'acide  sulfhydrique.  Les  dernières  analyses 
qui  en  ont  été  faites  y  ont  montré  la  présence  de  la  strontiane. 


MM.  Brunner 
et 
Eau,  1  kilogramme.  Pageostecher, 

1827. 
litre. 

Acide  carbonique 0,009 

Azote 0,012 

Oxygène 0,007 

gram. 

Sulfate  de  chaux 1,2106 

—  de  magnésie 0,1842 

—  de  soude 0,0480 

A  reporter 1 ,4428 


M.  Pyrame  Morin, 
184«. 

litre, 
0,0024 
0,0015 
0,00105 

gram. 
1,5200 
0,3084 
0,0o02 

1,8786 
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EAU. 


Eau,  1  kilogramme 


Report 

Sulfate  de  potasse 

—  destrontiane 

Chlorure  de  sodium 

—  de  potassium 

—  de  magnésium 

—  de  calcium 

lodure  de  potassium 

Carbonate  de  chaux 

—  de  magnésie 

—  de  protoxyde  de  fer. 

Silice 

Alumine < 

Phosphate 

Nitrate 

Sel  ammoniacal 

Glairine. 


MM.  Brunncr. 

et 

M.  Pjrame  Moiin, 

Pagenttecher, 

1^46. 

1827. 

gram. 

gram. 

^4428 

4,8786 

» 

0,0386 

0,0031 

0,0048 

0,0051 

» 

0,0021 

0,0065 

0,0025 

» 

(races. 

» 

)) 

traces. 

0,0330 

0,0053 

0,0002 

0,0096 

0,0022 

0,0103 

0,0090 

0,0360 

» 

traces. 

» 

traces. 

traces. 

traces. 

» 

traces. 

» 

quant,  non  dét. 

1,5009  2,0104 


Les  eaux  de  Louesche  possèdent  une  propriété  singulière,  et 
qui  n'est  probablement  pas  étrangère  à  la  réputation  dont  elles 
jouissent.  Elles  paraissent  changer  l'argent  en  or,  à  tel  point 
qu'une  pièce  d'argent  neuve  qu'on  y  laisse  plongée  pendant  quel- 
ques jours  prend,  à  s'y  méprendre,  la  couleur  et  l'apparence  d'une 
pièce  d'or.  Ayant  vu  ce  môme  effet  se  produire  aux  eaux  d'Aix  en 
Savoie  (source  d'alun),  j'ai  cru  pouvoir  regarder  ce  phénomène 
comme  le  résultat  d'une  couche  infiniment  légère  de  sulfure^ 
produite  dans  une  eau  dont  la  qualité  sulfureuse  est  à  peine  sen- 
sible. M.  Morin  l'attribue  au  dépôt  d'une  couche  mince  de  pe- 
roxyde de  fer. 

LucHON,  voyez  Bagnères-db-Lughon. 

LucQUES  (Italie).  —  Ville  qui  possède  un  grand  nombre  de 
sources  thermales  dont  la  célébrité  est  fort  ancienne;  telles  sont 
entre  autres  la  source  de  la  Ville,  celle  de  Bernaboy  la  Désespérée, 
qui  a  reçu  ce  nom  à  cause  des  cures  merveilleuses  qu'on  lui  attri- 
bue, la  Mariée,  qu'on  a  regardée  comme  plus  propre  à  rétablir  la 
vigueur  de  Tappareii  génital,  etc.  De  chacune  de  ces  sources  dé- 
pendent un  certain  nombre  d'établissements  de  bains^  construits 
en  marbre  et  réunissant  l'élégance  à  la  commodité.  Leur  tem- 
pérature varie  de  39*^  à  54*^.  Elles  ont  toutes  été  analysées  par  le 
docteur  Moscheni  ;  mais  je  ne  relaterai  que  les  deux  analyses  qui 
se  rapportent  aux  deux  extrêmes  de  température  et  de  sels  dis- 
sous. 
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Source  Source     • 

de  la  Trastullina. 

au,  1  kilograroinc.                         Doccione,  Terop.  40». 
Terap.  53 ,«7. 

litres.  litres. 

Acide  carbonique 0,151  0,(46 

grain.  gram . 

Sulfate  de  chaux 1,46  0,85 

—  de  magnésie 0,38  0,38 

—  d'alumine  et  de  potasse.  0,03  0,09 
Chlorure  de  sodium 0,36  0,23 

—  de  magnésium .-.      0,13  0,03 

Carbonate  de  chaux 0,07  0,05 

—  de  magnésie 0,05  0,04 

Silice  et  matière  extractive 0,02  0,14 

Oxyde  de  fer 0,09  0,07 

Alumine 0,04  0,0? 

2^  l,7y 

LuxEuiL  (Haute-Saône,  France),  ville  à  18  kilomètres  au  sud  de 
Plombières,  pareille  distance  de  Bains,  et  à  53  kilomètres  sud-est 
de  Bourbonne.  On  y  trouve  un  grand  nombre  de  sources  d'eaux 
thermales,  dont  une  seule  avait  été  analysée  par  Vauquelin  ;  mais 
toutes  l'ont  été  depuis  par  Braconnol  qui  les  a  toutes  trouvées 
composées  des  mômes  principes,  mais  en  quantité  différente; 
ce  qui  lui  fait  penser  que  les  moins  salées  proviennent  du  mé- 
lange d'une  môme  eau  minérale  primitive  avec  des  filets  d'eau 
pure  qu'elle  rencontre  dans  son  trajet  (1).  Je  lui  emprunterai 
seulement  les  résultats  suivants  : 

Bésidu  fixe 
Température.      pour  1000  part,  d'eau. 

Grand  Bain 55»  1,1130 

Bain  des  Dames 47»  1,1619 

Bain  des  Bénédictins 45»  l,f349 

Source  chaude  du  bain  gradué 37%5  1,0845 

Eau  n"  7  du  bain  gradué 36»  0,9771 

Source  moinschaude  du  bain  gradué.  31'*  0,9616 

Eau  des  cuvettes 46**  0,8612 

Bain  des  Capucins 39»  0,5681 

Eau  savonneuse 29"  0,2/51 

Analyse  de  Veau  du  Grand  Bain. 

Chlorure  de  sodium 0,7471 

—  de  potassium 0,0239 

Sulfate  de  soude 0,1468 

Carbonate  de  soude 0,0355 

—  de  chaux 0,0850 

A  reporter 1 ,0383 

(I)  Journal  de  Pharmacie,  t.  XXIV,  p.  *<29. 
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55i  EAU. 

Analyse  de  Veau  du  Grand  Bain. 

Report 1,0383 

Magnésie 0,0030 

Silice 0,0659 

Alumine \ 

Oxyde  de  fer [  0,0033 

—    de  manganèse ; 

Matière  organique  azotée 0,0025 

1,1130 

Plusieurs  des  sources  de  Luxeuil,  et  surtout  celle  du  bain  des 
Dames,  dégagent  une  assez  grande  quantité  d'azote  parfaitement 
pur. 

On  trouve  à  Luxeuil,  en  dehors  de  l'établissement  des  bains, 
deux  sources  d'eau  ferrugineuse,  dont  l'une  est  à22%25,  et  l'autre 
à  10',  50.  La  première  a  été  décrite  et  analysée  par  M.  Longchamp. 
Elle  est  parfaitement  limpide  lorsqu'elle  sort  de  terre;  mais  en 
deux  jours  d'exposition  à  l'air,  elle  se  prend  en  une  masse  gélati- 
neuse rougeâtre,  phénomène  dû  à  la  suroxydation  du  fer  et  à  l'or- 
ganisation qui  se  développe  dans  la  matière  azotée,  dont  elle  ne 
contient  cependant  qu'une  très-minime  quantité.  Voici  les  résul- 
tats comparés  des  analyses  faites  par  M.  Longchamp  et  par 
M.  Braconnot  : 

Longchamp.  Braconnot. 

Chlorure  de  sodium 0,059 1  0,(t5  \  4 

—        de  polassium »  0,0074 

Sulfate  de  soude 0,01 25  0,0338 

— T    de  chaux traces.  » 

Carbonate  de  chaux 0,1078  0,0056 

Silice 0,0301  0,0294 

Oxyde  ferroso-ferriquc 0,0129  » 

Crénale  de  fer > 

Alumine »  0,0285 

Oxyde  de  manganùse ) 

Magnésie n  0,0075 

Carbonate  de  potasse »  quant,  ind. 

Matière  organique 0,0067  0,0070 

Perle 0,0009  » 

0,2360      0,2706 

Mer,  eau  de  mer.  —  L'eau  de  mer  peut  être  comptée  au  nombre 
des  eaux  minérales  saUnes,  quoiqu'elle  appartienne  à  un  ordre 
de  faits  fort  éloignés  de  ceux  qui  donnent  naissance  à  ces  derniè- 
res. Elle  est  le  résuUat  de  l'équilibre  qui  s'est  établi  naturellement 
entre  l'évaporation  produite  par  son  immense  surface  et  Tafflux 
continuel  des  lleuves  qui  viennent  lui  rendre  ce  qu'elle  a  perdu. 
On  conçoit  pourquoi  elle  est  plus  chargée  de  sels  que  la  plupart 
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des  eaux  lerresires;  c'est  qu'elle  ne  perd  que  de  l'eau  parl'évapo- 
ration,  et  que  celle  qui  lui  revient  de  la  terre  apporte  toujours 
avec  elle  quelques  substances  en  dissolution.  Il  semblerait, 
d'un  autre  côté,  en  raison  de  celte  cause  parmanente  d'augmen- 
tation des  principes  Oxes,  que  la  proportion  des  sels  contenus 
dans  l'eau  de  la  mer  aurait  dû  s'accroître  jusqu'au  point  où  elle  en 
eût  été  saturée;  puisqu'il  n'en  est  pas  ainsi,  il  faut  bien  admettre 
qu'il  existe  des  causes  encore  inconnues  qui  limitent  la  salure  de 
la  mer  et  la  restituent  au  sol  bien  avant  qu'elle  ait  atteint  le  point 
de  saturation. 

Des  chimistes  d'un  grand  mérite  ont  aussi  pensé  que  l'eau  de 
mer  devait  en  tenir  en  dissolution  toutes  les  substances  trouvées 
dans  les  eaux  terrestres;  mais  jusqu'ici  l'expérience  n'a  pas  con- 
firmé cette  vue,  qui  semblait  une  conséquence  nécessaire  de  l'o- 
rigine des  eaux  marines^  soit  que  leur  degré  de  salure  en  exclue 
déjà  un  grand  nombre  de  composés  peu  solubles,  ou  que  nos  mé- 
thodes d'analyse  n'aient  pas  encore  acquis  un  assez  grand  degré 
de  précision. 

La  salure  de  la  mer  est  à  peu  près  uniforme  partout,  ou,  pour 
parler  plus  exactement,  elle  tend  sans  cesse»  par  le  mélange  de.> 
eaux  des  différentes  régions,  à  toucher  ce  point  d'uniformité  sans 
l'atteindre  en  réalité.  La  raison  en  est  facile  à  dire  :  les  grands 
neuves  diminuent  sensiblement  la  salure  de  la  mer  environnante, 
surtout  s'ils  se  déchargent  dans  un  golfe  ou  dans  une  mer  inté- 
rieure qui  n'ait  qu'une  communication  médiocre  avec  l'Océan  : 
telle  est,  en  liurope,  la  Baltique.  On  peut  dire  aussi  que  la  salure, 
vers  les  pôles,  ne  doit  pas  être  la  même  qu'à  Téquateur,  soit 
qu'elle  augmente  lorsque,  par  un  hiver  rigoureux,  l'eau  se  con- 
gèle sur  une  grande*  étendue,  soit  qu'elle  diminue  quand,  dans 
une  autre  saison,  la  fonte  des  glaces  mêle  de  l'eau  douce  à  l'eau 
salée;  dans  tous  les  cas,  d'immenses  courants  d'eau,  de  tempéra- 
ture et  de  salure  différentes,  observés  au  sein  de  l'Atlantique, 
démontrent  suffisamment  que  si  l'eau  de  l'Océan  ne  s'éloigne  pas 
sensiblement  d'une  salure  moyenne,  il  est  difficile  qu'elle  se 
maintienne  exactement  la  môme  partout. 

L'eau  de  l'Océan  est  généralement  inodore,  transparente,  légè- 
rement colorée,  ayant  une  saveur  salée,  acre  et  saumâtre.  Sa  pe- 
santeur spécifique  moyeune,  déterminée  par  Gay-Lussac,  est 
de  1,0^6  et  le  résidu  salin  qu'elle  produit  par  une  dessiccation 
parfaite  au  rouge  obscur,  est  de  36,5  grammes  par  litre  {i). 

Dans  celte  évaluation,  le  chlorhydrate  de  magnésie  est  compté 
comme  chlorure  de  magnésium.  Si  on  le  supposait  à  l'élat  de 

(I)  Gay-Lussac,  Ann.  chim.  et  phijs,,  t.  VI,  p.  428. 
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chlorhydrate,  comme  on  l'obtient  par  la  seule  dessiccation  à  100 
degrés,  la  quantité  de  résidu  serait  nécessairement  plus  considé- 
rable. 

Quant  à  sa  composition,  elle  a  été  l'objet  des  recherches  d'un 
grand  nombre  d'habiles  chimistes,  et  cependant  on  peut  dire 
qu'elle  n'est  pas  encore  exactement  connue.  L'analyse  de  Lavoi- 
sier,  faite  en  1772,  sur  de  l'eau  puisée  à  Dieppe,  doit  être  rejelée 
toute  la  première,  la  totalité  des  sels  déterminés  par  lui  ne  s'élevanl 
qu'à  i9,G7  grammes  par  litre,  tandis  que  leur  quantité  moyenne 
est  de  36,5  grammes,  comme  nous  venons  de  le  dire.  Celle  de 
Bergmann  (1),  faite  sur  une  eau  puisée  à  la  hauteur  des  Canaries, 
et  à  la  profondeur  de  60  brasses,  pèche,  au  contraire,  par  un 
excès  de  sel  marin  ;  enûn  celle  de  Bouillon-Lagrange  et  Yogel  (2) 
est  fautive  surtout  par  suite  d'évaluations  calculées  sur  la  com- 
position inexacte  des  sels.  En  y  faisant  les  corrections  nécessaires, 
on  est  amené  aux  résultats  suivants  : 

Bergm&jin.      B.  La^ange  et  YogeL 

Eau  de  mor,  1  kilogramme.  Manche 

Atlantique.         et         Méditerranée. 
Atlantique, 
gram.  gram.  pram. 

Acide  carbonique »  0,23  0,  \  i 

Chlorure  de  sodium 32,155  20,646  26,646 

Chlorhydrate  de  magnésie 8,77  \  5 ,853  7,203 

Sulfate  *de  magnésie »  6,465  6,991 

—      de  chaux 1,039  0,lbO  0,150 

Carbon,  de  chaux  et  de  magnésie.  »  0,200  0,150 

41,965"    39,314™    41,140 

Depuis  le  travail  de  Bouillon-Lagrange.  et  Vogel  deux  chi- 
mistes anglais,  d'un  éminent  mérite,  ont  fait  l'analyse  de  Teau 
de  la  mer.  En  voici  les  résultats  : 

Eau  du  golfe  de  Fort  h,  près  de  Leiih,  en  Ecosse  (3). 

Analyse  Analyse 

Eau,  1  kilogramme.  I>ar  par 

évaporation.  précipitation, 
gram.  gram. 

Chlorure  de  sodium 24,185  24,70 

—  de  magnésium 3,300  3,15 

Sulfate  de  magnésie 0,780  2,12 

—  de  soude 1 ,667  » 

A  reportei^ 29,932  29,97 

(1)  Bergmann,  Opuscules  chimiques^  t  I. 

(2)  BouUion-Lagrange,  Ann,  chim.,  t.  LXXXVII,  p.  190. 

(3)  John  Murray,  Ann,  de  chim.  et  de  pfiys,,  t.  VI,  p.  03. 
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Eau,  1  kiiugrammc. 


Report 

Sulfate  de  chaux 

Carbonate  de  chaux 

—         de  magnésie . 


Analyse 

par 

évaporation. 

Analyse 

par 

précipitation, 

gram. 

29,932 

0,825 

0,082 

gram. 
29,97 
0,07 
» 

0,Uî) 

» 

Sels  anhydres 30,988  (1)       30,94 

Gay-Lussac  a  remarqué  que  ce  résultat  était  trop  faible  ;  ce 
qu'il  fallait  probablement  attribuer  à  ce  que  la  salure  du  golfe 
d'Edimbourg  est  diminuée  par  les  rivières  qui  s*y  jettent. 

Eau  recueillie  au  milieu  de  V océan  Atlantique  nord  (2). 

Eao,  1  kilogramme.  Sels  desséchés. 

gram.  gram. 

Chlorure  de  sodium .     2B,600  ou  Chlorure  de  sodium 26,60 

—  de  magnésium ...  5,134        Chlorhydrate  de  megiiésie. . .  9,91 

—  de  calcium 1,232                 —           de  chaux 1,95 

Sulfate  de  soude 4,(î60        Sulfale  de  soude 4,66 

37,640  43,12 

Nous  donnerons  enfin  l'analyse  de  l'eau  de  la  mer  Méditerranée 
par  M.  Usiglio,  qui  a  donné  les  résultats  suivants  :  1000  parties 
d'eau  contiennent  : 

Chlorure  de  sodium 29,424 

—  de  potassium 0,505 

—  de  magnésium 3,219 

Sulfate  de  magnésie 2,477 

Chlorure  de  calcium 6,080 

Sulfate  de  chaux 1 ,357 

Carbonate  de  chaux 0,1 14 

Bromure  de  sodium 0,556 

Peroxyde  de  fer 0,003 

MONT-DORE  (Puy-de-Dôme,  France).  —  Village  situé  au  pied  de 
la  montagne  de  l'Angle,  à  35  kilomètres  de  Clermont.  Ses  eaux 
thermales  étaient  connues  des  Romains,  qui  les  avaient  recueillies 
dans  un  vaste  et  somptueux  édifice,  dont  il  ne  restait  depuis  long- 
temps que  des  ruines  éparses.  Le  gouvernement  y  a  fait  cons-  * 
truîre  un  nouvel  établissement  de  bains,  destiné  à  devenir  un  des 
plus  beaux  de  la  France. 

(i)  Ces  résultats  ont  été  calculés  en  faisant  la  pinte  anglaise  égale  à  0  lit,  478, 
et  la  pesanteur  spécifique  de  Teau  de  mer  =:  l,038G.  En  partant  de  ces  don- 
nées, les  quatre  pintes  d*eau  analysée  pesfàent  I9&0  grammes.  L*auteur  ou  le 
traducteur  a  oublié  {Annales,  p.  71)  de  tenir  compte  de  la  pesanteur  spécifique 
de  Teau  de  mer,  pour  déterminer  la  quantité  qui  en  a  été  analysée. 

(?)  Marcet,  Ann.  de  chim,  et  de  phys,^  t.  XII,  p.  309. 
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Les  sources  d'eau  minérale  sourdenl,  à  différentes  hauteurs, 
du  bas  de  la  montagne.  On  désigne  les  principales  sous  les  noms 
de  fontaine  de  Sainte-Marguerite,  bain  de  César ^  Grand-Bain  et  Fon- 
taine de  la  Madeleine;  nous  ne  parlerons  que  de  la  seconde,  qui  a 
été  examinée  par  Berthier. 

La  source  du  bain  de  César  marque  45  degrés  au  thermomètre 
centigrade.  Elle  est  limpide  ;  mais  elle  forme  dans  le  bassin 
même  qui  la  reçoit  un  dépôt  visqueux,  composé  de  peroxyde  de 
fer,  d'eau,  de  silice  gélatineuse  et  de  carbonate  de  chaux.  L'eau 
se  fait  jour  à  travers  les  fissures  d'un  porphyre  volcanique,  et  s'é- 
coule avec  un  bouillonnement  continuel  et  considérable  d'acide 
carbonique,  dont  une  portion,  qui  y  reste  dissoute,  lui  commu- 
nique une  saveur  acidulé.  Voici  d'ailleurs  quels  sont  les  prin- 
cipes flxes  qu'elle  contient;  les  quantités  sont  évaluées  pour  un 
litre. 


Bicarbonate  de  soude. . 
Chlorure  de  sodium. . . 

Sulfate  de  soude 

Carbonate  de  chaux. . . . 
—       de  magnésie. 

Silice 

Oxyde  de  fer 


Sols 

Sels 

anhydres. 

cristallisés. 

0,6330 

0,6930 

0,3804 

0,3804 

0,0655 

0,1489 

0,iOOO 

0,i600 

0,0600 

0,0600 

0,5100 

0,2100 

0,0100 

0,0100 

1,5189         1,0023 


Néris  (Allier,  France),  bourg  situé  sur  les  borbs  du  Cher,  à 
4  kilomètres  de  Montluçon.  On  y  remarque  les  restes  d'un  cirque 
romain  et  d'un  monument  thermal,  qui  attestent  que  les  eaux 
de  Néris  sont  très-anciennement  connues.  Leur  température  est 
supérieure  à  50  degrés;  quant  à  leur  composition,  elle  a  été  dé- 
terminée par  une  analyse  directe  faite  par  M.  Lefort,  en  i857,  pour 
un  litre  d'eau  : 

Puits  de  César.  Puits  de  la  Croit 
ceot.  cubes.       ceoU  cubes. 

Acide  carbonique  libre 0,049  0,039 

Azote 13,000  10,200 

Oxygèiic »  1,100 

gram.  grain. 

Bicarbonate  de  soude 0,41«li  0,4167 

—  dépotasse 0,0129  0,0125 

de  magnésie 0,0057  0,0057 

—  de  chaux 0,1455  0,1463 

—  de  fer 0,0042  0,0033 

—  de  manganèse traces.  traces. 

Sulfate  de  soude 0,3896  0,3848 

A  reporter 0,9748  0,9693 
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Puits  de  César.  PuiU  de  la  Croix, 
gram.  grain. 

Report 0,9748  0,9693 

Chlorure  de  sodium 0,1788  0,1782 

lodure  de  sodium |  .  . 

Fluorurede  sodium {  *^^^««-  ^'«^^«• 

Silice 0,i  121  0,1030 

Matière  organique  azolée traces.  traces. 

1,2657  1,2505 

Les  sources  émettent  une  grande  quantité  de  gaz  libres  com- 
posés pour  100  parties  : 

Puits  de  César.  Puits  de  la  Croix. 

Azole 80,55  88,17 

Oxygène 18,64  11,07 

Acide  carbonique 0,81  0,77 

D'après  M.  Robiquet,  la  matière  organique  est  à  l'état  de  par- 
faite dissolution  dans  l'eau  et  non  organisée,  tant  que  l'eau  est 
contenue  dans  ses  conduits  souterrains;  mais  au  contact  de  l'air 
et  de  la  lumière  cette  matière  s'organise  en  une  plante  con- 
fervoïde  de  la  tribu  des  oscillariées  {anabaina  monticulosa),  et  cette 
plante  renferme  alors,  au  milieu  de  ses  masses  gélatiniformes,  des 
bulles  de  gaz  qui  contiennent  40  pour  100  d'oxygène. 

Passy-Paris  (Seine,  France),  quartier  de  Paris,  sur  la  rive 
droite  de  la  Seine.  —  Ses  eaux  ferrugineuses  froides  sont  con- 
nues depuis  un  grand  nombre  d'années,  et  sont  fournies  par  cinq 
sources»  dont  trois,  situées  à  mi-côte,  sont  désignées  sous  le  nom 
d'eaux  nouvelles^  et  deux,  placées  au-dessous  de  la  cbaussée,  por- 
tent celui  d'eaux  anciennes.  Ces  eaux  ont  été  l'objet  des  rechercbes 
d'un  grand  nombre  de  chimistes,  et  leur  importance,  en  raison  de 
leur  proximité  de  Paris,  nous  engage  à  donner  un  extrait  de  la 
belle  analyse  faite,  en  1808,  par  Deyeux  et  Barruel. 

C'est  au  milieu  d'un  vaste  jardin  que  se  trouvent  les  nouvelles 
eaux  minérales  de  Passy.  Les  trois  sources  qui  les  fournissent 
sourdçnt  à  20  pieds  de  profondeur,  à  partir  du  sol,  dans  un  sou- 
terrain construit  exprès.  Celle  n*  1,  située  à  l'entrée  du  caveau, 
au  bas  de  l'escalier,  fournit  36  à  40  pintes  d'eau  dans  l'espace 
d'une  heure;  celle  n*^  â,  placée  un  peu  plus  avant,  coule  goutte 
à  goutte,  et  est  abandonnée  aujourd'hui  ;  celle  n^  3,  située  au  fond 
du  caveau,  fournit  45  pintes  dans  une  heure,  est  la  plus  ferru- 
gineuse, et  est  celle  qui  a  été  soumise  à  l'analyse. 

Cette  eau  jouit  d'une  transparence  parfaite,  d'une  faible  teinte 
verdàtre  et  d'une  saveur  ferrugineuse  acide.  Elle  rougit  le  tour- 
nesol, et  les  réactifs  indiquent  de  fortes  proportions  de  sulfates 
de  fer  et  de  chaux. 
Deux  livres  d'eau,  soumises  à  la  distillation,  ont  dégagé  une 
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quantité  d'acide  carbonique  représentée  par  4  grains  de  carbo- 
nate de  cbaux,  et  ont  déposé  4  grains  d*un  précipité  ocracé,  que 
les  auteurs  ont  pensé  ôlre  du  carbonate  de  fer. 

L'eau  concentrée  acquiert  une  saveur  plus  atramen taire  et  plus 
acide,  et  lorsqu'on  Tévapore  à  siccité,  elle  exbale  une  odeur  très- 
sensible  d'acide  hydrochlorique. 

Le  résidu,  traité  par  l'alcool  à  40*,  lui  cède  des  indices  d'acide 
sulfurique  et  des  chlorures  de  sodium  et  de  fer,  sans  aucun  in- 
dice de  chaux. 

La  portion  du  résidu  insoluble  dans  l'alcool  a  été  traitée  par 
l'eau,  qui  en  a  dissous  des  sulfates  de  soude  et  de  magnésie;  la 
portion  insoluble  dans  les  deux  menstrues  était  un  mélange  de 
sulfate  de  chaux  et  de  sous-sulfate  de  triloxyde  de  fer. 

Pour  déterminer  la  quantité  totale  de  fer,  les  auteurs  ont  aci- 
difié 10  livres  de  nouvelle  eau  par  un  peu  d'acide  nitrique,  afln 
de  retenir  la  magnésie  en  dissolution,  et  ont  versé  dans  la  li- 
queur un  excès  d'ammoniaque,  qui  a  formé  un  précipité  d'alu- 
mine et  d'oxyde  de  fer,  pesant  50  grains.  Ce  mélange,  redissous 
dans  l'acide  chlorhydrique,  et  précipité  de  nouveau  par  la  po- 
tasse mise  en  excès,  a  laissé  29  grains  d*oxyrie  de  fer  très-pur;  la 
liqueur  surnageante  a  été  précipitée  par  le  chlorhydraet  d'ammo- 
niaque, et  a  fourni  ainsi  de  Valumine  pure,  qui,  redissoute  dans 
l'acide  sulfurique,  et  mêlé  à  6  grains  de  sulfate  dépotasse^  obtenue 
de  la  même  eau,  dans  une  expérience  subséquente»  a  donné 
37  grains  d'alun  bien  cristallisé. 

L'eau,  acidifiée  par  l'acide  nitrique  et  précipitée  par  l'ammo- 
niaque, a  été  évaporée  à  siccité,  et  le  résidu  lavé  à  Peau  distillée. 
Il  est  resté  216  grains  de  sulfate  de  chaux. 

L'eau  de  lavage  a  été  mêlée  avec  de  l'eau  de  chaux,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  s'y  formât  plus  de  précipité  de  magnésie.  Ce  précipité, 
combiné  de  nouveau  à  l'acide  sulfurique,  a  procuré  113  grains  de 
sulfate  de  magnésie  cristallisé. 

La  liqueur  d'où  la  magnésie  avait  été  précipitée  par  la  chaux  a 
été  débarrassée  de  celte  dernière  par  l'oxalate  d'ammoniaque, 
puis  évaporée,  et  le  résidu  calciné.  Ce  résidu,  dissous  dans  l'eau 
et  mis  à  cristalliser  a  produit  deux  sels  différents,  dont  33  grains 
de  chlorure  de  sodium  et  6  grains  de  sulfate  de  potasse. 

Les  eaux  de  Passy  sont  tellement  ferrugineuses,  que,  depuis 
longues  années,  les  propriétaires  ont  imaginé  d'en  diminuer  la 
force  en  les  laissant  exposées  à  l'air  pendant  plusieurs  mois  dans 
des  jarres  de  terre.  L'eau,  décantée  de  dessus  le  précipité  qui  se 
forme  par  la  buroxydalion  du  fer,  porte  le  nom  d*eau  épurée.  Cette 
.eau  a  été  analysée  comparativement  à  Veau  non  épurée.  Voici  les 
produits  des  deux  analyses  : 
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Eau  Etu 

non  épurée.  épurée. 

Pes.  spécifiq.  i,00i«.  Pes.spécifiq.  i,0033. 

griLins.  grains. 

Sulfate  de  chaux 43,20  44,40 

Prolosulfate  de  fer  cnstallisé...  17,24  1,21  (1), 

Sulfate  de  magnésie  cnstallisé. .  22,00  22,70 

Chlorure  de  sodium, 6,60  6,70 

Sulfate  d'alumine  et  de  potasse.  7,50*  7,60      • 

Carbonate  de  fer 0,80  » 

Acide  carbonique  libre 0,36  » 

Matière  bitumineuse quant,  inappr.  » 

On  voit  par  ce  tableau  qu'indépendamment  d'une  très-faible 
concentration  de  Teau,  qui  augmente  un  peu  la  proportion  des 
sels  dissous,  Teau  épurée  a  éprouvé  un  changement  important, 
qui  consiste  dans  la  disparition  presque  complète  du  fer;  et 
comme  d'ailleurs  cet  effet  doit  varier  suivant  la  température  et 
le  temps  d'exposition  à  l'air,  beaucoup  de  praticiens  sont  d'avis 
qu'il  vaut  mieux  employer  l'eau  de  Passy  non  altérée  et  telle 
qu'elle  sort  de  la  source,  et  la  couper  avec  une  proportion  dé- 
terminée d'une  boisson  appropriée. 

Celte  précipitation  presque  complète  du  fer  à  l'état  de  sous- 
sulfate  insoluble,  est  un  fait  d'autant  plus  curieux  que  le  dégage- 
ment d'acide  chlorhydrique,  observé  pendant  l'évaporation  de 
Teau  de  Passy,  y  indique  un  léger  excès  d'acide  sulfurique,  qui 
devient  nécessairement  plus  sensible  dans  l'eau  épurée. 

Je  pense  que  ce  fait,  auquel  on  n'a  pas  encore  cherché  d'expli- 
cation^ est  dû  à  l'affinité  du  sulfate  de  chaux  pour  l'acide  sulfu- 
rique, et  à  la  formation  d'un  sulfate  calcaire. 

L'analyse  indique  dans  l'eau  non  épurée  une  quantité  réelle, 
mais  si  faible  d'acide  carbonique,  qu'on  peut  la  négliger.  Je  ne 
pense  pas  non  plus,  en  raison  de  son  excès  d'acide  sulfurique, 
qu'aucune  portion  de  fer  y  soit  à  l'état  de  carbonate;  enfin  la 
quantité  de  protosulfate  de  fer,  qui  répond  aux  29  grains  de  per- 
oxyde trouvés  par  l'analyse,  est  de  54^,44  de  sulfate  anhydre,  ou 
de  1028',39o  de  sulfate  cristallisé,  ce  qui  fait  par  pinte  20»^,476. 
En  calculant  d'après  ces  données  la  composition  de  l'eau  de  Passy, 
on  trouve  pour  1  litre  d'eau  ou  1  kilogramme  : 

gram. 

Sulfate  de  chaux 2,3437 

Protosulfate  de  fer  cristallisé i,l  1  11 

Sulfate  de  magnésie  cristallisé i,2261 

Chlorure  de  sodium 0,3582 

Sulfate  d'alumine  et  de  potasse. . . .  0,4069 

Acide  carbonique j  une  très-petite 

Matière  bitumineuse j  quantité. 

(1)  Sulfate  de  fer  au  maximum  d'oxydation.  -  5,4460 

GoiBOiniT,  Drognet,  7«  édit.  T.  I.  —    36 
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En  1827,  Henry  fils  a  eu  occasion  de  faire  une  observation 
intéressante  sur  Teau  de  Passy  conservée  pendant  un  certain 
temps  dans  de  grands  vases.  Cette  eau  était  devenue  louche  et 
noirâtre,  dégageait  une  odeur  d*acide  sulfhydrique,  et  présentait 
une  foule  de  petites  paillettes  noires  et  brillantes  de  sulfure  de 
fer.  On  y  observait  des  flocons  volumineux  et  fort  abondants 
d'une  substance  glaireuse,  colorée  en  noir  par  le  même  sulfure  (1). 
Tous  ces  résultats  étaient  dus  à  la  décomposition  des' sulfates 
par  la  matière  organique  contenue  dans  Teau  de  Passy,  de  même 
que  cela  a  lieu  pour  toutes  les  eaux  sélénileuses  et  pour  un  grand 
nombre  d'eaux  minérales  (Seltz,  Vichy,  etc.),  qui,  envoyées  loin 
de  leur  source,  même  dans  des  vases  de  verre  bien  bouchés,  n'of- 
frent le  plus  souvent,  au  bout  d'un  certain  temps,  qu'une  eau 
croupie  et  tout  à  fait  nuisible. 

Henry  fils  a  fait  également  l'analyse  des  eaux  de  Passy  :  Teau 
nouvelle  n^  3  lui  a  présenté  à  peu  près  la  même  composition 
qu'à  M.  Deyeux,  et  les  autres  eaux  lui  ont  offert,  ainsi  qu'on  le 
savait  déjà,  beaucoup  moins  de  fer  en  dissolution;  voici  les  ré- 
sultats obtenus  pour  i  kilogramme  d'eau  : 


Protosalfâte 

Tritoxydc  de  fer. 

crisUlHsé. 

gram. 

gram. 

Source  nouvelle  n«  3 

0,4120 

1,4547 

Source  ancienne  n<»  2 

0,0770 

0,2719 

Source  nouvelle  n*  1 r 

0,0456 

0,i6IO 

Source  ancienne  n®  1 

0,0390 

0,1377 

Plombières  (Vosges,  France),  à  421.  mètres  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer.  Il  est  à  17  kilomètres  de  Luxeuil,  13  de  Bains  et  466  de 
Paris.  On  y  trouve  de  nombreuses  sources  d'eaux  minérales  de 
température  et  de  nature  variables,  dont  les  principales  sont  :  le 
grand  Bain,  63%75;  les  Étuves,  54<>,40;  \q^  CapucinSy  5i*,50;  le 
Bain  des  Darnes^  ^2'*,b0;  le  Crucifix,  49*,50;  la  Ferrugineuse^  dite 
Bourdeille,  15. 

Vauquelin  avait  indiqué  dans  l'eau  du  Grand  Bain  pour  1  litre  : 

gram. 

Carbonate  de  soude  cristallisé 0,i  173 

Sulfate  de  soude  cristallisé 0,1266 

Chlorure  de  sodium 0,0678 

Carbonate  de  chaux 0,03 1 7 

Silice.. 0,0723 

Matière  organique  gélatineuse 0,0588 


0,4747 

0.  Henry  et  Lhéritier  ont  trouvé  dans  1  litre  d'eau  les  principes 
minéralisateurs  suivants  : 

(i)  Journal  de  pharmacie^  t.  XIII^  p.  208. 
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FOUGUES. 


363 


Source 
du  CruciGx. 
gram. 
0,0200 
0,0  i  20 

0,0518 
0,0080 


0,0454 
sensible. 


Silice 

Alumine 

Silicate  de  soude 

—  de  potasse 

—  de  chaux 

—  de  magnésie 

Lilhine  silicatée  probable- 
ment  

Chlorure  de  sodium 

—  de  potassium... 

—  de  calcium 

Sulfate  de  soude  (supposé  j 

anhydre) | 

Arséniate  de  soude 

Sesquioxyde  de  fer trac,  sensib. 

lodure indices. 

Phosphate très-sensib 

Fluor  ou  fluate 

Acide  borique  ou  borate 

Matière  organique  azotée.  0,0200 


Source 
des  Dames, 
gram. 
0,0116 
0,0i00 
0,0818  ( 
0,0040  \ 

0,0320 
sensible. 


SDurce 

Sainte  Catherine. 

gram* 

0,0428 

6,0110 

0,0316 

0,0258 

sensible. 


0,04oO  0,0360  0,0400 


0,0810 
0,OOOG 


indices? 


0,08  ÎO         0,1100 


0,0017 
trac,  sensib. 
indices, 
trôs-sensib. 

indices? 

0,0200 


0,0006 
trac,  sensib. 
indices. 
lr(>3 -sensib. 

indices? 

0,0500 


0,2838  0,2781  0,3118 

M.  Nicklès  a  établi  d'une  manière  évidente  la  présence  d'un 
fluorure,  indiqué  avec  doute  dans  les  analyses  précédentes. 

Fougues  (Nièvre,  France),  près  de  la  rive  droite  de  la  Loire,  à 
13  kilomètres  de  Nevers.  On  y  trouve  deux  sources  d'eau  acidulé 
froide,  dont  la  plus  abondante  est  employée  en  boisson.  L'eau 
bouillonne  à  sa  sortie  par  l'effet  d'un  dégagement  d'acide  carboni- 
que ;  exposée  à  l'air,  elle  se  trouble  et  laisse  déposer  des  cristaux 
rhoraboédriques  de  carbonate  de  chaux,  et  des  flocons  rougeâtres 
d'hydrate  ou  de  crénate  de  fer.  L'analyse  faite  par  0.  Henry  (1) 
a  donné,  en  acide  carbonique  et  en  sels  anhydres  : 

gram. 

Acide  carbonique  libre 1 ,583 

Carbonate  de  chaux 0,024 

—  de  magnésie 0,576 

—  de  soude 0,450 

—  de  potasse traces. 

Sulfate  de  soude 0,270 

—  de  chaux 0,1904 

Chlorure  de  magnésium  (2) 0,350 

Silice  et  alumine 0,035 

Phosphate  de  chaux traces. 

A  reporter 2,7954 

(i)  Henry,  Bulletin  de  VAcndémU  de  médecine^  t.  II,  p.  492. 
(2)  On  a  peine  à  concevoir  la  présence  simultanée  du  carbonate  de  soude'et 
da  chlorure  de  magnésium. 
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gram. 

Report V^î>^ 

Peroxyde  de  fer 0,0204 

Malièrc  organique 0,030 

2,8458 
M.  Mialhe  y  a  constaté  depuis  une  assez  forte  proportion  d'iode. 
Pbovins  (Seine-et-Marne,  France),  à  53  kilomètres  de  Meaux  et 
à  84  de  Paris.  De  deux  sources  d'eaux  ferrugineuses  qu'on  y 
voyait,  il  n'en  reste  plus  qu'une^  connue  sous  le  nom  de  fontaine 
Sainte-Croix.  Vauquelin  en  a  fait  l'analyse  avec.un  soin  tout  par- 
ticulier, et  en  a  retiré  par  litre  : 

litre.  litre. 

Acide  carbonique 0,55 0,55 

gram.  Çram. 

Carbonate  de  chaux 0,554 0,551 


Carbonate  de  fer . .     0,  H 1 

—  de  magnésie..     0,083 

—  de  manganèse.    0,042 


Oxyde  de  fer 0,076 

Magnésie 0,035  ou 

Oxyde  de  manganèse 0,017 

Silice 0,025 0,025 

Chlorure  de  sodium 0,042 0,042 

MaliTre  grlU!!""":  !  !  !  ! }  '"«""'^^  inappréciables. 


0,749  0,837. 

L'analyse  a  donné  à  M.  Bouis  (1). 

Résidu  insoluble 0,020 

Carbonate  de  proloxyde  de  fer.. . .  0,049 

—  de  chaux 0,451 

—  de  magnésie 0,028 

Sulfate  de  chaux 0,078 

Chlorure  de  sodium 0,020 

Manganèse 0,005 

Matières  organiques traces. 

0,651 
Un  fait  à  noter,  c'est  que  la  quantité  de  fer  et  de  manganèse  est 
moindre  dans  cette  dernière  analyse  que  dans  celle  de  1816. 

PuLLNA  (Bohême),  village  situé  à  quelques  lieues  de  Sedlitz  et 
de  Seidschutz,  dont  l'eau  est  plus  chargée  de  sels  magnésiens,  plus 
amère  par  conséquent,  et  plus  purgative  que  celle  de  ces  deux 
localités.  Elle  a  une  température  de  8%25  à  son  point  d'émer- 
gence. L'analyse  faite  par  Barruel  a  donné,  par  litre  : 

gram. 

Sulfate  de  magnésie  criftïallisé 33,556 

—      de  soude  cristallisé 21,889 

Chlorure  de  sodium 3,000 

Chlorhydrate  de  magnésie 1,860 

Sulfate  de  chaux  cristallisé 1,184 

A  reporter 61,489 

(1)  Bouis,  Bulletin  de  V Académie  de  médecine,  Paris,  1864-6S,  t.  XXX,  p.  574. 
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grom. 

Report 01,4S9 

Carbonate  de  magnésie 0,540 

—  de  chaux 0,040 

—  de  fer 0,001 

Matière  organique 0,400 

62,440 
Pyrmont  (Waldeeh,  Allemagne),  château  situé  à  iSkilomèlres  de 
Hamclen,  et  dans  un  vallon  entouré  de  montagnes  boisées.  On  y 
voit  une  caverne  vaporeuse  qui  contient  assez  d'acide  carbonique 
pour  frapper  de  stupeur  et  de  suffocation  Thomme  et  les  animaux , 
les  bougies  et  les  torches  s'y  éteignent  également;  mais  Pyrmont 
doit  encore  plus  sa  célébrité  à  ses  eaux  minérales,  dont  il  y  a  plu- 
sieurs sources  qui  sont  de  nature  différente,  ce  qui  peut  expliquer 
la  différence  des  analyses  faites  par  divers  chimistes.  Les  princi- 
pales sources  sont  :  1®  le  Trinkbrunnen,  dont  l'eau  est  destinée  à 
la  boisson  et  sert  à  l'exportation;  2<*  le  Brodelbrunnen,  qui  jaillit 
avec  bruit,  et  se  fait  entendre  à  une  grande  dislance  pendant  la 
nuit;  3**  le  Sàuerling,  qui  fournit  une  eau  agréable  et  légère  :  4**  le 
Puù$  salé  minéral;  5°  la  source  saline  ;  C*  le  Neubrunnen  ;  7**  le 
puits  des  Yeux;  8**  le  petit  Badeàrunnen,  Toutes  ces  eaux  sont  ga- 
zeuses, pétillantes,  et  ont  une  température  de  12  à  14  degrés.  Voici 
les  résultats  des  analyses  faites  par  M.  Wiggers  en  1857. 

Eau  :  1  litre.  Trinkbrunnen.  Brodelbrunnen  Neubrunnen. 

«ent.  cubes.        cent,  cubes,      cent,  cubes. 

Acide  carbonique  libre 777  555  t)89 

gram.  gram.  gram. 

Bicarbonate  de  chaux 4,0477  1,2257  1,2375 

—  demagnésie 0,0471.  0,1468  0,0124 

—  d'ammoniaque ....  0,0003  traces.  traces. 

—  de  fer 0,0576  0,0o30  0,0457 

—  de  manganèse 0,Oo44  0,0359  0,4042 

Sulfate  de  potasse 0,0233  0,034  4  0,0498 

—  de  chaux 0,9054  0,7419  0,0473 

—  demagnésie... 0,3888  0,6474  0,2950 

—  de  soude »  -   0,2043  0,2249 

Chlorure  de  sodium 0,0514  0,1588  0,8908 

—  de  lithium 0,0026  0,0024  0,0043 

—  de  magnésium 0,0696  »  » 

Nitrate  de  soude t traces.  traces.  traces. 

Silice 0,0026  0,00:'3  0,0287 

Alumine 0,0014  0,0089  0,0432 

Matières  organiques traces.  traces.  traces. 

Acide  arsénieux )>  traces.  traces. 

2,5749        3,2495        2,9538 
Rennes-les-Bains  (Aude,  France),  village  à  26  kilomètres  au  sud 
de  Carcassonne,  et  dans  une  gorge  étroite  parcourue  par  la  Salz. 
On  y  observe  trois  sources  thermales  ferrugineuses,  et  deux 
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sources  froides  qui  paraissent  provenir  du  mélange  d'une  source 
principale,  nommée  le  Bain  fort,  avec  des  quantités  variables 
d'eaux  superflcielles.  C'est  ce  qui  ressort  clairement  de  la  tempé- 
rature variable  des  sources  et  de  leur  analyse,  faite  par  MM.  Julia 
et  Reboulb  (1).  Voici  les  résultats  de  ces  analyses  pour  1  kilo- 
gramme d'eau. 

Bain  fort.      Bain  de  U    Bain  des    Baia  do 
Reioe.         Ladres.       Poat. 

Température 51*  c,         40*         40*    temp.m. 

litre. 

Acide  carbonique 0,05  »       •     »  » 

—  sulfhydrique »       q.  inapp.       »  » 

Substances  6xes.  gram.  grain.         gram.        gram. 

Chlorhydrate  de  magnésie.  0.6650  0,290  0,250  » 

—           de  chaux....  0,1250  0,U5  0,575  0,1325 

Chlorure  de  sodium 0,0625  0,300  0,200  0,065 

Sulfate  de  chaux 0,2750  0,3625  0,2125  0,050 

—  de  magnésie »               »             »  1,100 

Carbonate  de  magnésie....  0,2375  0,225  0,020  0,100 

—  de  chaux 0,2050  0,100  0,055  0,0375 

—  de  fer 0,1125  0,0875  '0,075  0,0625 

Silice 0,0075  »  0,005  » 

Perte 0,0125  0,0125  0,0075  0,0025 

•        1,7025       1,5025     1,4000    0,5500 

0.  Henry  (2)  a  publié  une  nouvelle  analyse  des  eaux  de 
Rennes,  dont  les  résultats  diffèrenl  peu  des  précédents. 

RoiSDOBFF,  à  4  kilomètres  du  Rhin,  6  de  Bonn,  et  18  de  Cologne. 
La  source  se  trouve  à  l'entrée  du  village  et  dans  une  situation  des 
plus  agréables.  L'eau,  qui  porte  indifféremment  le  nom  d'Alftet* 
ou  de  Roisdorff^  est  très-froide  et  d'une  densité  de  1,0089.  Il  pa- 
rait que,  suivant  une  analyse  de  Vauquelin,  cette  eau  contient  un 
volume  d'acide  carbonique  égal  au  sien,  des  carbonates  de  soude, 
de  chaux  et  de  magnésie  ;  très-peu  de  carbonate  de  fer,  du  sulfate 
de  soude  et  du  chlorure  de  sodium.  Depuis,  on  a  publié  les  ré- 
sultats de  deux  analyses  de  l'eau  de  RoisdorfF,  l'une  par  M.  Fr. 
Petazzi  (3),  et  l'autre  par  M.  Bischoff'(4);  mais  comme  la  pre- 
mière analyse  présente  3  grammes  176  pour  le  poids  total  des 
substances  fixes  contenues  dans  1  kilogramme  d'eau,  et  la  se- 
conde 4  grammes  962  (dans  la  supposition  que  l'auteur  de  l'ana- 
lyse s'est  servi  de  la  livre  de  12  onces  et  du  dragme  de  60  grains), 
dans  l'impossibilité  où  nous  sommes  de  donner  la  préférence  à 
l'un  ou  à  l'autre  résultat,  nous  nous  bornons  à  indiquer  les  re- 

(1)  Ann,  de  chimie,  t.  LVI,  p.  119. 

(2)  Henry,  Bulletin  de  l*  Académie  de  médecine  y  t.  III,  p.  907. 

(3)  Petazzi,  Ann,  de  chim.,  t.  LXXXVII,  p.  109. 

(4)  Bischoff,  Journal  de  chim.  méd,,  t.  lU,  p.  396. 
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cueils  OÙ  ils  se  trouvent  consignés.  Nous  remarquerons  d'ailleurs 
que  suivant  M.  Petazzi,  la* source  de  Roisdorff  se  trouve  entre 
deux  autres  distantes  seulement,  Tune  de  23  mètres,  qui  n'offre 
qu'une  eecu  commune,  et  l'autre  de  66  mètres,  qui  est  tellement 
ferrugineuse  qu'elle  ne  sert  à  aucun  usage. 

Rouen.  Voyez  La  Maréquerie. 

ROYAT  ET  Chamalièhes  (Puy-dc-Dôme,  France),  à  2  kilomètres  de 
Clermont-Ferrand.  On  y  connaît  4  sources,  dont  la  température 
varie  de  19*  à  35^ 

La  composition  en  est  donnée  par  les  analyses  suivantes  de 
M.  Lefort,  faites  en  1857. 

Royat.  César.    S&int-Mart.  Les  Roches, 

m.  lit.  lit.  lit. 

Acide  carbonique  libre 0,377      0,620      0,532      0,831 

gram.  gram.         gram.  gram. 

Bicarbonate  de  soude 1,319      0,392  0,421  0,428 

—  dépotasse 0,435      0,286  0,365  0,312 

—  de  chaux i,000      0,686  0,953  0,822 

—  de  magnésie 0,677      0,397  0,611  0,514 

—  de  fer 0,040      0,025  0,042  0,042 

—  de  manganèse traces,  traces,  traces,  traces. 

Sulfate  de  soude 0,185      0,115  0,163  0,123 

Phosphate  de  soude 0,018      0,014  0,007  0,005 

Arséniate  de  soude traces,  traces,  traces,  traces. 

Chlorure  de  sodium 1,728      0,766  1,682  1,165 

lodure  de  bromure  de  sodium.,  indices,  indices,  indices,  indices. 

Silice 0,150      0,167  0,102  0,089 

Alumine traces,  traces,  traces,  traces. 

Matière  organique indices,  indices,  indices,  indices. 

5,724  '4,067  5,396  5,146 
SaintAllyre  (Puy-de-Dôme,  France),  nom  d'un  faubourg  de  la 
ville  de  Clermont-Ferrand  où  se  trouve  une  fontaine  tellement 
chargée  de  carbonate  terreux,  dissous  dans  Tacide  carbonique, 
qu'elle  a  formé,  en  coulant  à  l'air  libre,  une  muraille  de  80  mè- 
tres de  longueur  et  de  6  à  7  mètres  de  hauteur.  Cette  muraille 
forme  pont  sur  un  ruisseau  qu'elle  traverse,  et  n'a  cessé  de  s'ac- 
croître, pour  se  reformer  ailleurs,  que  lorsque  le  cours  de  l'eau 
a  été  dérangé.  Depuis  longtemps  aussi,  on  profite  de  la  pro- 
priété incrustante  de  l'eau  de  Saint-Allyre  pour  recouvrir  d'une 
couche  calcaire  ou  pour  pAn/?er,  comme  on  le  dit  improprement, 
une  foule  d'objets  naturels,  tels  que  des  fruits,  des  Deurs,  des 
plantes  entières,  et  de  petits  animaux  empaillés.  Cette  eau  sort 
de  terre  avec  une  température  constante  de  24  degrés  ;  la  quan- 
tité qui  s'en  écoule  est,  d'après  M.  Girardin,  de  24  litres  par  mi- 
nute, 1440  litres  par  heure,  34560  litres  par  jour. 
L'analyse  de  Teau  de  Saint-Allyre  a  été  faite  par  Vauquelin 
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en  1799,  et,  en  i835,  par  M.  Girardin,  qui  lui  a  trouvé  une  com- 
position un  peu  différente.  Berzélius  s'est  le  premier  occupé  de 
la  composition  du  travertin,  et  M.  Girardin,  ayant  comparé  celui 
qui  forme  l'ancien  pont  de  Saint-Allyre  avec  le  dépôt  actuel  des 
eaux,  a  reconnu  que  ces  dépôts  avaient  changé  de  nature;  que 
l'ancien  était  beaucoup  plus  calcaire  que  magnésien  et  peu  ferru- 
gineux, tandis  que  le  dépôt  moderne  est  plus  magnésien  que 
calcaire  et  fortement  ferrugineux.  Cet  examen  indique  encore  que 
l'eau  de  Saint-Allyre  a  dû  changer  de  composition.     . 

Analyse  de  feaude  Saint- Ailyre  (poar  1  kilogramme). 

yauqaelin.         Girardin. 
gram.  gram. 

Acide  carbonique  libre 0,4i2  0,4070 

Carbonate  de  chaux 1,112  1,6342 

—  de  soude 0,724  0,4886 

—  de  magnésie 0,36!  0,3856 

—  de  fer »  0,1410 

Oxyde  de  fer .  0,028  » 

Sulfate  de  soude traces.  0,2895 

Chlorure  de  sodium 0,773  l,2ol9 

Silice »  0,3900 

Phosphate  de  manganèse  h »     \ 

Carbonate  de  potasse »     [  0,0462 

Crénate  de  fer. »     ) 

Matière  organique  bitumineuse traces.        0,0130 

2,998        '  4,6400 
Composilion  du  travertin  de  Saint-Allyre, 

Carbonate  de  chaux 40,224  24,40 

—  de  magnésie 26,860  28,80 

—  de  slronLiane 0,043  0,20 

Peroxyde  de  fer 6,200  18,40 

Crénate  de  fer. 5,000  5,00 

Sulfate  de  chaux 5,382  8,20 

Sous-phosphate  d'alumine 4,096  6,12 

Phosphate  manganeux 0,400  0,80 

Silice 9,780  5,20 

Matière  organique  non  azotée 1 ,200  0,40 

Eau 0,800  1,40 

Perle 0,015  1,08 

100,000         100,00 

Saint-Amand  (Nord,  France),  ville  à  13  kilomètres  de  Yalen- 
ciennes.  Ses  eaux,  sulfureuses  accidentelles,  et  d'une  température 
de  18  à  28*",  ont  joui  d'une  assez  grande  célébrité.  Il  y  en  a  quatre 
sources,  dont  deux  surtout,  dites  la  fontaine  du  Bouillon  et  la  fon- 
taine moyenne^  ont  été  examinées  par  le  docteur  Pallas.  L'eau  de  la 
première  est  limpide  et  sans  odeur;  celle  de  la  seconde  est  légè- 
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rement  opaque  et  laisse  surnager  des  flocons  blancs  d'une  odeur 
et  d'une  saveur  très-prononcées  d'œufs  couvés.  Cette  odeur  dis- 
paraît promptement  à  l'air  ;  voici  du  reste  les  résultats  de 
l'analyse  (1). 

Eau,  1  kilogramme. 

Acide  carbonique 


Foutaîne. 

du  Booillon. 

gram. 

0,555 

Fontaine. 

moyenne . 

gram. 

0,332 

0,610 
0,437 

0,538 
0,2175 

» 

0.122 

0,050 
0,038 
0,194 

0,04! 

0,2015 

0,1085 

0,059 
0,010 
0,025 

0,2265 

0,020 

0,020 

» 

» 

0,021 

0,180 

Sulfate  de  chaux 0,610 

—  de  magnésie 

—  de  soude 

Chlorhydrate  de  magnésie 0,050 

Chlorure  de  sodium 

Carbonate  de  chaux 

—         de  magnésie 

Silice 

Fer 

Matière  résineuse 

Perte 

'  1,450  1,675 

M.  Pallas  a  aussi  déterminé  la  nature  du  dépôt  boueux  des  eaux 
de  Saint-Amand,  dont  l'usage  en  bains  est  recommandé  contre 
diverses  maladies  chroniques.  Il  en  a  retiré  de  la  silice,  de  l'oxyde 
de  fer,  des  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie,  une  matière 
extractive  d'une  odeur  alliacée,  et  une  assez  forte  proportion 
d'une  matière  végéto-animale.  Quant  au  soufre,  qu'il  pense  devoir 
y  exister  à  l'état  de  corps  simple,  il  est  possible  qu'il  s'y  trouve 
en  effet,  sous  cet  état,  en  petite  quantité  ;  mais  l'expérience  sur 
laquelle  M.  Pallas  se  fonde  pour  l'admettre  n'est  pas  concluante, 
par  la  raison  que  l'eau  de  Saint-Amand  contient  une  forte  pro- 
portion de  sulfates^  que  ces  sels  doivent  exister  aussi  dans  les 
boues,  et  que  te  résultat  de  leur  calcination  avec  la  matière  orga- 
nique a  dû  produire  des  sulfures  décomposables  par  les  acides. 

Saint-Galmibr  (Loire,  France),  petite  ville  à  13  kilomètres  de 
Montbrison.  On  trouve  au  bas  d'un  des  faubourgs  une  fontaine 
minérale  nommée  Fonforte,  dont  l'eau  est  froide,  acidulé  et  cal- 
caire. L'analyse  en  a  été  faite  par  0.  Henry  (2)  qui  en  a  retiré  : 

gram. 

Adde  carbonique  libre  (plus  d'un  litre) 2,082 

Bicarbonate  de  chaux.  |  ^^j^.  ^   ^^^^  ^^^^.^^  ^^3, 

—  de  magnésie )  ' 

—  de  soude  anhydre 0,238 

—  de  strontiane 0,007 

-^«'«'•'•r- I     0.009 

—  de  manganèse.. 


A  reporter 1,291 

Cl)  Journal  de  pharm.y  t.  IX,  p.  ICI. 

(2|  O.  Henry,  Bulletin  de  C Académie  de  médecine^  t  III,  p.  882. 
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Report 1,291 

Sulfate  de  chaux  anhydre 0,180 

—      de  soude  anhydre 0,079 

Chlorure  de  sodium 0,216 

Nitrate  de  magnésie 0,060 

Phosphate  soluble traces. 

Silice  et  alumine 0,036 

Matière  organique  non  azotée 0,02i 

1,8S6 

Deux  nouvelles  sources  (source  Centrale  et  source  Durret)  ont 
donné  à  M.  Bonis  (1)  : 


Source  centrale.  Source  Durret. 


Résidu  insoluble 

Bicarbonate  de  chaux 

—  de  magnésie 

—  de  soude 

—  de  protoxyde  de  fer. . 

Chlorure  de  sodium 

Sulfate  de  chaux 

Matières  organiques 


0,018 

0,030 

0,899 

1,080 

0,473 

.0,736 

0,368 

0,604 

0,037 

0,108 

0,08  i 

0,155 

0,0b2 

0,070 

traces. 

traces. 

1,928  2,783 


Saint-Nectairk  (Puy-de-Dôme,  France),  grand  village  situé  au 
pied  du  mont  Dore,  à  18  kilomètres  du  village  du  môme  nom,  et  à 
peu  près  à  égale  distance  de  Clermont  et  d'Issoire.  Ses  eaux  miné- 
rales, situées  à  2  kilomètres  du  village,  ont  été  connues  des  Ro- 
mains; mais  elles  étaient  tout  à  fait  tombées  dans  Toubli,  lors- 
que, en  1812,  on  découvrit  de  nouveau  la  source  principale,  qui 
s'était  obstruée  d'elle-même  en  empâtant  d'une  crôute  calcaire  des 
débris  qui  la  recouvraient.  Dès  lors  ces  eaux  ont  fixé  Tatlention  du 
gouvernement,  et  il  n'est  pas  douteux  qu'elles  ne  forment  plus 
lard  un  établissement  susceptible  d'être  visité  par  un  grand  nom- 
bre de  malades. 

Indépendamment  de  celte  source,  nommée  la  Grande  Source  ou 
le  Gros-Bouillon^  dont  la  température  est  de  40  degrés  centigra- 
des, on  en  trouve  d'autres  qui  ne  s'élèvent  qu'à  36,  34  et  24  de- 
grés, mais  qui,  d'après  Berthier,  contiennent  les  mêmes  prin- 
cipes, au  nombre  desquels  dominent  l'acide  carbonique  et  le 
carbonate  de  soude  :  ces  eaux,  supérieures  à  celles  du  Mont- 
Dorc,  et  tout  à  fait  analogues  à  celles  de  Vichy,  peuvent  donc 
être  employées  aux  mêmes  usages  que  ces  dernières.  Yoicii  au 
reste,  les  résultats  de  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Lefort  : 

(1)  Bouis,  Bulletin  de  t Académie  de  médec.  Paris,  1836-64,  t.  XXIX,  p.  1061 . 
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Source 
du  mont. 
Cornador. 

gram. 

Acide  carbonique  libre 0,9464 

Oxygène  et  azote indét. 

Chlorure  de  sodium 2, i 464 

lodure  de  sodium traces. 

Bicarbonate  de  soude. . .  .* 2,0001 

—  dépotasse 0,0H46 

—  de  cbaux 0,6480 

•—  de  magnésie 0,4384 

—  de  prolo\yde  de  fer.    0,0 1 22 
Sulfate  de  soude 0,1309 

—     destrontiane 0,0070 

Âraéniate  de  soude traces. 

Phosphate  de  soude » 

Alumine 0,0171 

Silice 0,1044 

Matière  organique  bitumineuse,  traces. 


Source 
chaude  Boette. 

Source 
tempérée 
Mandou. 

gram. 

gram. 

0,8600 

indét. 

1,2946 

indét. 

2,7633 
traces. 

2,4921 
traces. 

l,9oll 

1,9776 

0,0471 

0,06590 

0,4681 

0,0115 

0,1609 

0,0070 

traces. 

0,0471 
0,6812 
0,4745 
0,0226 
0,1401 
0,0070 
traces. 

0,0230 
0,1128 
traces. 

0,0196 
0,0884 
traces. 

0,5155        7,0642        6,2378 


Saint-Pardodx (Allier,  France),  hameau  de  la  commune  de  The- 
neuille,  à  13  kilomètres  sud-est  de  Bourbon-rÀrchambault.  On  y 
trouve  une  source  d'eau  froide  pétillante,  et  d'un  goût  aigrelet  fort 
agréable,  qui  sert  de  boisson  principale  aux  malades  de  Bourbon- 
rArchambault.  Les  analyses  qui  en  ont  été  faites  par  M.  Saladin  et 
par  M.  Henry  offrent,  quant  aux  carbonates  dissous,  une  diffé- 
rence assez,  considérable,  qui  peut  s'expliquer  par  celle  circon- 
stance, qui  se  représente  très-souvent,  que  M.  Saladin  a  opéré  sur 
de  l'eau  prise  à  la  source,  et  Henry  sur  de  l'eau  transportée  à 
Paris.  Voici  les  deux  analyses 

Saladin.  0.  Henry, 

gram. 

Acide  carbonique  libre 2,534    plus  d'un  litre. 

Carbonate  de  chaux 0,065 1  ^  ^^^ 

—  .    rfe  magnésie *     )  ' 

—  de  soude 0,075  0,018 

Sulfate  de  soude »     )  ^  qjq 

—  de  chaux »     j  ' 

Chlorure  de  sodium 0,085  j  ^  ^oq 

—  de  magnésium »     j  ' 

Silicate  de  chaux ni  o  oiO 

—  d'alumine '^     i             ' 

Silice 0,028                » 

Oxyde  de  fer 0,145  j  ^  q^q 

Matière  organique »     j             ' 

0,398  0,168 
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On  trouve  dans  la  môme  commune  de  Theneuille,  à  1  kilomè- 
tre de  Saint-Pardoux,  une  autre  source,  dite  source  de  la  TroU 
lih^e,  qui  surgit  au  milieu  d'un  pré  dont  le  sol  est  tourbeux. 
Cette  eau  est  encore  plus  chargée  d*acide  carbonique  que  la  pré- 
cédente; mais,  indépendamment  des  bulles  de  cet  acide,  qui  s'é- 
lèvent incessamment  du  fond  du  réservoir,  on  en  voit  d'autres,  du 
volume  d'un  œuf,  qui  viennent  crever  à  la  surface,  en  répandant 
une  odeur  de  sulfide  hydrique.  Celte  qualité  sulfureuse  de  l'eau 
est  suffisamment  expliquée  par  Taction  du  sol  tourbeux  sur  les 
sulfates  de  Teau  minérale;  et  le  dégagement  du  sulfide  hydrique, 
par  l'action  de  l'acide  carbonique  sur  les  sulfures  formés.  Cette 
eau  sert  également  au  traitement  des  malades  de  Bourbon-l'Ar- 
chambault.  Elle  contient,  d'après  l'analyse  de  M.  Henry  : 

Acide  carbonique  libre ....      \  "',5 

gram. 

Carbonate  de  chaux |  ^^ 

—  de  magnésie j     *  ' 

—  de  soude 0,017 

Sulfate  de  chaux 1  ^  ^.^ 

-      desoude j  "'"*^ 

Chlorure  de  sodium j  ^  ,  ,^ 

—  de  magaésium. . .  j     » 
Silicate  de  chaux /  /,  a/>a 

-  d'alumine j  ^»^^^ 

Oxyde  de  fer  crénalé 0,020 

1,180 

Saint-Sauveur  (Hautes-Pyrénées,  France),  village  dans  la  vallée 
de  Lavédan,  élevé  de  770  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  à 
4  kilomètres  de  Baréges  et  à  un  kilomètre  de  Luz.  Le  gave  de 
Gavarnie  coule  au  bas  de  la  terrasse  des  bains,  mais  à  80  mètres 
au-dessous.  On  y  trouve  cinq  sources.  Voici  d'après  M.  Filhol 
l'analyse  de  deux  d'entre  elles  : 

Source  Source 

de  de 

Saint-Sauveur.  Hontalade. 

Eau  :  1  litre.                                         gram.    •  gram. 

Sulfure  de  sodium 0,0218       "    0,0199 

Chlorure  de  sodium 0,0695  0,0780 

Sulfate  de  soude 0,0400  0,0430 

Silicate  de  soude 0,0704  0,0701 

—  de  chaux 0,0062  0,0034 

—  de  magnésie 0,0031  0,0028 

—  d'alumine 0,0070  0,0060 

Matière  organique 0,0220  0,0310 

Acide  borique  et  iode traces.  traces. 

0,2500        .    0,2562 
Sedlitz  (Bohême),  village  près  duquel  Hoffmann  découvrit,  en 

Digitized  by  CjOOQ IC 


EAUX  MINÉRALES.   —  SEIDSCHUTZ.  573 

1724,  une  source  d*eau  purgative  qui  est  encore  exportée  dans 
toute  l'Europe,  bien  que  l'eau  de  Pullna,  qui  est  tirée  de  la 
môme  contrée,  lui  ait  enlevé  une  partie  de  sa  renommée.  Elle  a 
servi  pendant  longtemps  à  Texlraclion  du  sulfate  de  magnésie, 
qui  en  avait  pris  le  nom  de  sel  de  Sedlitz,  L'analyse  de  l'eau  de 
Sedlitz  faite  par  M.  Steinmann,  a  donné  pour  1000  parties  : 

Sels  anhydres.    Sels  cristallisés. 

Acide  carbonique 0,45  » 

Sulfale  de  magnésie 10,36  20,81 

Chlorhydrate  de  magnésie 0,138 

Sulfate  de  soude 2,27  5,1 3 

—  de  potasse 0,57 

—  de  chaux 0,53 

Carbonate  de  chaux 0,70 

—  de  magnésie 0,026 

—  destrontiane 0,008 

Carbonate  de  fer \ 

—  de  manganèse [        0,007 

Alumine  et  silice ) 

15,05U 

On  cite  une  analyse  de  Bouillon-Lagrange,  qui  présente,  pour 
1000  grammes  d'eau,  32  grammes  de  sulfate  de  magnésie.  En 
supposant  qu'il  s'agisse  de  sulfate  cristallisé,  la  dose  est  encore 
plus  forte  que  celle  indiquée  par  M.  Steinmann.  Celle-ci  paraît 
mériter  plus  de  confiance. 

Seidschutz  ou  Saidschitz  (Bohême),  bourg  voisin  de  Sedlitz, 
et  dont  les  eaux  sont  tellement  analogues  à  celles  de  ce  dernier 
endroit  que  Frédéric  Hoffmann  leur  accordait  une  seule  et  même 
origine.  Bergmann  en  a  fait  une  analyse  qui  s'est  trouvée  confir- 
mée, quant  aux  sels  principaux,  par  celle  de  M.  Steinmann;  car 
celui-ci  en  a  extrait  un  ^rand  nombre  d'autres  principes  que  le 
célèbre  chimiste  suédois  ne  pouvait  pas  y  soupçonner.  Il  paraît 
qu'il  n'existe  pas  moins  de  vingt-quatre  sources  ou  vingt-quatre 
puits  d'eau  saline  à  Seidschutz;  mais  il  n'y  en  a  que  deux  qui  ser- 
vent à  l'exportation.  Le  produit  des  autres  est  employé  pour 
l'extraction  du  sulfate  de  magnésie. 

Eau,  1000  parties  pondérales.  Puits  principal.    Puits  de  Kose. 

Acide  carbonique 0,430  0,3S6 

Air  atmosphérique 0,0137      -  0,037 

sels  desséchés,  sels  desséchés. 

Sulfate  de  magnésie 10,251  10,55 

Nitrate  de  magnésie 2,535  4 ,03 

Chlorhydrate  de  magnésie 0,308  0,1 73 

Carbonate  de  magnésie 0,143  0,16t 

A  répéter 43,237  41,914 
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sels  desséchés,  sels  desséchés. 

Report 43,237  H,944 

Sulfate  de  potasse 2,986  4,82 

—  de  soude 3,530  2,88 

—  de  chaux 0,257  0,t02 

Carbonate  de  chaux 0,630  0,53 

—  de  stronliane 0,0035  0,003 

—  de  fer 0,015    \ 

—  de  manganèse 0,004   f 

Sous-phosphate  d'alumine 0,002   (       ^'^^^ 

Silice 0,008  ; 

Alumine 0,051  0,055 

20,7235         17,325 

Selten,  Seltz,  ou  Selsters  (duché  de  Nassau),  village  situé  sur 
la  Labn,  à  22  kilomètres  de  Francfort.  Il  est  célèbre  par  ses  eaux 
gazeuses,  dont  il  se  fait  un  grand  débit  dans  toute  TEurope.  L'a- 
nalyse en  a  été  faite  par  Bergmann,  qui  en  a  retiré  par  litre  : 

lit. 

Acide  carbonique 0,50  à  0,60 

gram. 

Carbonate  de  chaux 0,4013 

—  de  magnésie 0,6970 

—  de  soude  cristallisé..  0,5665 
Chlorure  de  sodium 2,5850 

4,2498 

Suivant  les  observations  de  M.  J.  Murray,  dont  nous  avons  déjà 
plusieurs  fois  fait  mention,  il  est  permis  de  douter  que  l'eau  de 
Sellz  contienne  réellement  une  aussi  grande  quantité  de  carbo- 
nate de  chaux  et  de  magnésie,  puisque  ces  sels  insolubles  peuvent 
être  le  résultat  d'une  double  décomposition  opérée  pendant  la 
concentration  de  l'eau,  entre  des  quantités  correspondantes  de 
bicarbonate  de  soude  et  de  chlorhydrates  de  chaux  et  de  magné- 
sie. {Nota.  Le  carbonate  de  soude  est  nécessairement  à  Tétat  de 
bicarbonate  dans  Teau  de  Seltz,  et  n'a  été  obtenu  à  l'état  de 
simple  carbonate,  de  môme  que  ceux  insolubles  qui  se  sont  pré- 
cipités, que  par  l'action  du  calorique.)  Ainsi  les  0*%4013  de  car- 
bonate de  chaux  peuvent  être  produits  par  la  décomposition  de 
0K%6699  de  bicarbonate  de  soude,  et  de  0*^29  de  chlorhydrate 
de  chaux,  tous  deux  cristallisés;  et  les  Q^fidl  d'hydrocarbonale 
de  magnésie  le  sont  par  la  décomposition  de  1«',4043  de  chlor- 
hydrate de  magnésie  et  de  1«',2724  de  bicarbonate  de  soude. 
Ajoutante  ces  deux  quantités  de  bicarbonate  de  soude,  celle  qui 
répond  au  carbonate  cristallisé  obtenu  par  l'analyse  (9«%3334),  et 
retranchant,  au  contraire,  du  chlorure  de  sodium,  celui  qui  est 
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résulté  de  la  décomposition  des  deux  chlorhydrates  terreux 
(i«',3529),  on  arrive  à  un  ordre  de  combinaisons  qui  représente 
probablement  mieux  la  véritable  composition  de  Feau  de  Seltz, 
et  que  voici  : 

EaiideSeKz i  lit. 

Acide  carbonique,  toujours 0,50  à  0,60 

gram. 

Bicarbonate  de  soude  cristallisé 2,2758 

Chlorure  de  sodium i,2321 

Chlorhydrate  de  magnésie  cristallisé. . .  i  ,4043 

—  de  chaux  cristallisé 0,8729 

5,7851 

L'exactitude  de  l'analyse  de  Bergmann  n'a  pu  que  se  trouver 
confirmée  par  celles  qui  ont  été  faites  depuis.  Cependant,  comme 
celles-ci  font  mention  de  quelques  principes  nouvellement  décou- 
verts, je  rapporterai  celles  faites  par  Bischoff  et  0.  Henry. 

Eau,  1000  grammes.  Bischoff.  0.  Henry. 

gram.  gram. 

Acide  carbonique  libre indéterminé.      2,749 

Bicarbonate  de  soude  anhydre i  ,029  0,999 

—  de  chaux 0,464  0,551 

—  de  magnésie 0,418  0,209 

—  destrontiane »  traces. 

—  deprotoxydedefer...  0,027  0,030 
Chlorure  de  sodium 2,796  2,040 

—       de  potassium »  0,001 

Bromure  alcalin  *. »  traces. 

Sulfate  de  soude  anhydre 0,043  1 , 1 50 

Phosphate  de  soude 0,046  0,040 

Silice  et  alumine 0,048  0,050 

Matière  organique »  ^''^^^^* 

4,871  4,070 

Selters  (Moravie),  ville  qui  produit  une  eau  salée. 

Seltz  (Alsace,  Allemagne),  bourg  qui  produit  une  eau  miné- 
rale, et  qui  a  été  indiqué  à  tort,  par  quelques  auteurs,  comme 
étant  celui  qui  fournit  Teau  de  Seltz  du  commerce. 

SouLTZ-sous-FORÊTS  (Alsace,  Allemagne),  source  salée  exploitée. 

Soultz-les-Bains  (Alsace),  à  22  kilomètres  de  Strasbourg,  ar- 
rondissement de  Strasbourg;  établissement  de  bains. 

SouLTZ  (Alsace),  près  Guebwiller,  à  24  kilomètres  de  Colmar. 

SouLTZBACn  (Alsace),  petite  ville,  à  i3  kilomètres  sud-ouest  de 
Colmar,  qui  possède  plusieurs  sources  d'eaux  minérales  froides  cl 
acidulés,  dont  deux  surtout  sont  usitées  en  boisson  et  pour  les  bains. 
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SouLTZMACH  OU  SuLZMATT  (AlsHCc),  à  19  kilomètres  de  Colmar, 
eaux  minérales  exploitées. 

Spa  (Belgique).  —  Bourg  à  ^  kilomètres  de  Liège.  On  y  observe 
six  fontaines  d*eaux  ferrugineuses  froides  très-renommées  :  la  pre- 
mière est  le  PouhoYiy  située  dans  le  village  même;  la  seconde  est 
la  Géronstère,  placée  dans  une  forêt  au  midi  de  Spa  ;  les  autres, 
plus  nouvellement  connues,  en  sont  plus  ou  moins  éloignées. 
C'est  encore  à  Bergmann  qu'on  doit  l'analyse  des  eaux  de  Spa. 
Ce  chimiste  y  a  trouvé,  par  litre  : 

lit. 

Acide  carbonique .     0,45 

gram. 

Carbonate  de  fer 0,077 

—  de  chaux 0,201 

—  de  magnésie...  0,480 

—  de  soude 0,201 

Chlorure  de  sodium 0,027 

0,986 

Plusieurs  chimistes  ont  analysé  plus  récemment  les  eaux  de 
Spa,  et  particulièrement  celle  produite  par  la  source  du  Pouhon. 
Je  ne  citerai  que  les  deux  suivants  : 

Eau,  i  kilogramme.  E.-G.  Joncs.     Monhcim. 

litres.  litres. 

Acide  carbonique 1,  i  34         0,86 

gram.  gram. 

Carbonate  de  fer 0,0888  0,095 

—  de  chaux 0,1143  0,081 

—  de  magnésie...  0,0207  0;034 

—  de  soude 0,02o9  0,098 

Sulfate  de  soude 0,0liH           » 

Chlorure  de  sodium 0,0t  30  0,022 

Alumine 0,0034  0,003 

Silice 0,0259  0,030 

0,3035        0,363 

Tarascûn  (Ariége,  France).  —  Petite  ville  à  7  kilomètres  au  sud 
de  Foix.  On  y  trouve,  à  une  petite  dislance,  au  nord-ouest,  la 
fontaine  de  Sainte-Quôterie,  nommée  aussi  Fontaine  rouge,  à  cause 
de  l'abondant  dépôt  ocracé  qui  la  tapisse.  L'eau  en  a  été  analysée 
par  M.  Magnes,  de  Toulouse,  qui  en  a  retiré  de  l'acide  carbonique 
libre,  du  sulfate  de  chaux,  du  carbonate  de  fer,  du  sulfate  et  du 
chlorhydrate  de  magnésie,  du  chlorure  de  sodium,  de  la  silice  et 
une  matière  grasse  résineuse  (1).  M.  Filhol  a  retiré  du  dépôt 
ocracé  des  traces  d'arsenic  et  de  manganèse. 

(1)  Journ,  de  pharm,,  t.  IV,  p.  385. 
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T(EPUTZ  (Bohême),  petite  ville  renommée  par  les  nombreuse» 
sources  thermales  qui  l'entourent,  et  qui  depuis  plus  de  mille 
ans  servent  à  alimenter  des  établissements  de  bains. 

L'analyse  de  la  source  Hauptquelle  a  donné  à  M.  Ficinus  : 

gram. 

Carbonate  de  soude 2,844 

—  delithine 0,018 

—  de  manganèse 0,084 

—  de  fer 0,039 

—  de  magnésie 0,057 

—  de  chaux 0,344 

—  de  stronlione 0,020 

Sulfate  de  potasse 0,459 

Chlorure  de  sodium 0^458 

—       de  potassium 0,110 

lodure  de  sodium 0,060 

Phosphate  d'alumine 0,023 

Silice 0,330 

Acide  crénique  et  matière  organique.  0,09.ï 

Perte 0,002 

4,943 

ToNGRES(Belgique),ville  à  cinq  lieues  de  Maëstricht.A  un  quart 
de  lieue  de  la  ville,  on  trouve  deux  sources  d*eaux  ferrugineuses, 
dans  lesquelles  M.  Payssé  a  constaté  la  présence  des  carbonates 
de  fer  et  de  magnésie. 

Uriage  (Isère,  France),  village  à  deux  lieues  de  Grenoble.  On  y 
trouve  une  source  ferrugineuse  et  une  source  sulfureuse  secon- 
daire tout  à  fait  analogue,  pour  sa  composition,  à  l'eau  d'En- 
ghien,  près  Paris.  Cetle.eau,  n'étant  qu'à  une  température  de  22 
à  25  degrés  centigrades,  on  la  fait  chauffer  pour  l'employer  en 
bains;  elle  a  été  analysée  par  M.  V.  Gerdy,  qui  en  a  retiré  : 

Eau,  1  litre, 
grani. 

Carbonate  de  chaux )  ^  «nKj  a 

—       de  magnésie {  ^>205io 

Sulfate  de  chaux 1 ,80454 

—      de  magnésie 2,56665 

^     de  soude 2,29911 

Chlorure  de  sodium 7,23617 

lodure  de  calcium 0,00038    ' 

Arsenic quant,  indét. 

Acide  sulfhydrique  libre 0,01597 

ÎSlr^Vbo'i/qVV^ 

14,42792 

(I)  Ann.  chim.,  t.  XXXVI,  p.  \0U  ■  • 

GviBooiT,  Drogues,  ?•  eUil,  T.  I.  —  37 
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UssAT  (Ariége,  France),  pelile  ville  à  une  demi-lieue  de  Taras- 
con  et  à  trois  lieues  d'Aix;  elle  est  renommée  pourses  bains,  creu- 
sés dans  le  sol  môme  d'une  des  monlagncs  qui  forment  la  gorge 
étroite  où  coule  TAriége  ;  Teau  s'élève  continuellement  du  sol  qui 
constitue  le  fond  des  cuves  et  les  remplit.  Cette  eau  est  limpide, 
inodore,  peu  sapide,  onctueuse  au  toucher,  et  d'une  température 
qui  varie,  suivant  les  cuves,  de  34  à  37  degrés  cenligrades.  Elle 
dégage  aussi  de  temps  en  temps  quelques  bulles  de  gaz  acide 
carbonique.  Suivant  l'analyse  de  M.  Filhol,  cette  eau  contient 
par  litre  : 

cent,  cubes. 

Acide  carbonique <6,57 

Azote 20,38 

Oxygène 1 ,05 

3i<,0i» 
gram. 

Carbonale  de  chaux 0,6995 

—  de  soude  •. O,038i 

—  de  magnésie (races. 

—  de  fer » 

Suiralc  de  magnésie 0,1791 

—  de  soude 0,0583 

—  de  potasse 0,0200 

—  de  chaux 0,1920 

Chlorure  de  magnésium 0,0(20 

Matière  organique  et  perle 0,0471 

l,27()l 

Les  eaux  d'Ussat  portent  aussi  le  nom  d*eaux  d'ArnolcU^  com- 
mune sur  le  territoire  de  laquelle  elles  sont  en  partie  situées.  On 
les  appelle  encore  eaux  de  Tarascon^  à  cause  de  leur  proximité 
de  cette  ville;  mais  il  vaut  mieux  appliquer  ce  dernier  nom  aux 
eaux  ferrugineuses  de  Sainte-Quêterie,  qui  en  sont  encore  plus 
rapprochées. 

Vals  (Ardèche,  France),  bourg  à  hiut  lieues  ouest-sud-ouest  de 
Privas  et  à  trois  quarts  de  lieue  de  la  petite  ville  d'Aubenas.  On  y 
trouve  quatre  sources  d'une  eau  gazeuse,  alcaline  et  ferrugineuse, 
la  plus  riche  de  toutes  les  eaux  de  France  en  carbonate  de  soude,  à 
tel  point  que  l'extraction  de  ce  sel  serait  une  exploitation  très- 
profitable,  si  l'eau  était  plus  abondante.  L'eau  de  la  source  prin- 
cipale, nommée  la  Marquise,  a  été  analysée  par  Berthier,  qui  en  a 
retiré,  par  litre  : 

SeU  anhydres.  Sels  crisUllisés. 
gram.  f^in. 

Bicarbonate  de  soude 7,i54  9,70i 

*  Sulfate  de  soude 0,053  0,120 

Arepwter......        7,207  0,821 
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Sels  anhydres.  '  Sels  cristallisés, 

griin.  gram . 

Report 7,207  9,82i 

Chlorure  de  sodium 0,160  0,060 

Carbonate  de  chaux 0,1S0  0,180 

—          de  magnésie 0,1*25  0,125 

Silice 0 ,  H  6  0, 1 1 6 

Oxyde  de  fer 0,015  o,0io 

7,803  iO,U7 

En  1845,  on  a  découvert  à  Vais  une  nouvelle  source,  dite  la 
Chloé^  de  même  nature  que  les  précédenles,  mais  plus  complète- 
ment saturée  d'acide  carbonique,  et  ne  contenant  que  5«%289 
de  bicarbonate  de  soude  sec  par  litre  d'eau*  Elle  est  beaucoup 
plus  abondante  que  les  anciennes  sources,  et  produit  88,160  litres 
en  vingt-quatre  heures.  Elle  se  rapproche- beaucoup,  par  sa  com- 
position, des  eaux  de  Bussang  et  de  Vichy.  Depuis,  de  nouvelles 
sources  {la  Juliette^  Saint-Jeariy  la  Capricieuse^  la  DésiréCy  la  Rigo- 
lette)  ont  été  trouvées  dans  la  même  station.  Elles  ont,  d'après  les 
analyses  de  M.  Bouis  (1),  une  composition  analogue  aux  précé- 
denles. 

Vernet  (Pyrénées-Orientales,  France),  village  situé  au  pied  du 
mont  Canigou.  On  y  observe  onze  sources  d'une  eau  sulfureuse 
thermale,  semblable  aux  autres  eaux  sulfureuses  des  Pyrénées,  et 
d'une  température  de  45**,5.  Klle  contient,  d'après  Anglada,  pour 
un  litre  : 

gram. 

Sulfhydrate  de  soude 0,0593 

Carbonale  de  soude 0,0571 

Sulfalc  de  soude 0,0291 

Chlorure  de  sodium 0,0121 

Silice -  0,0496 

Sulfale  de  chaux 0,0037 

Carbonale  de  chaux 0,0008 

—        de  magnésie traces. 

Glairinc 0,00P0 

Perle 0,0051 

0,2258 

Vic-suR-CÈRE,  Vic-en-Carladez  (Cantal,  France),  gros  bourg 
sur  la  Gère,  au  pied  du  Cantal,  à  seize  lieues  au  sud  deClermont. 
On  y  trouve  quatre  sources  d'une  eau  acidulé,  alcaline  et  salée, 
qui  présente  la  plus  grande  analogie  de  composition  avec  l'eau 
de  Seltz,  sauf  qu'elle  contient  à  peu  près  deux  fois  autant  de 

(1)  Bouis,  Bail,  de  l'Acad.  de  médecine.  Paris,  I8CC-C4,  tome  XXIX,  p.  SU, 
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carbonate  alcalin.  Yoici  les  résullats  de  l'analyse  qui  en  a  été 
faite  par  Soubeyran,  en  1857  : 

cent,  cubes. 

Acide  carbonique  libre 766 

Air  atmosphérique 48,4 

gram. 

Bicarbonate  de  soude 1,860 

—  de  potasse 0,004 

—  de  chaux 0,668 

—  de  magnésie 0,601 

•—  defer 0,050 

Sulfate  de  soude o 0,865 

Chlorure  de  sodium 1 ,237 

Arséniate  de  soude traces. 

Silicate  de  soude 0,160 

Phosphate  de  soude 0,060 

lodCi  brome  ..•••• traces. 

Silice  et  alumine 0,054 

5,559 

Vic-LE-CoMTE  (Puy-de-Dôme,  France),  petite  ville  à  cinq  lieues 
de  Clermont.  On  trouve  auprès  deux  sources  d'une  eau  gazeuse, 
saline  et  froide. 

On  connaît  en  France  un  grand  nombre  d'autres  lieux  du  nom 
de  Vie  {viens y  village). 

Yic -en-Lorraine  (Lorraine),  auprès  duqeul  on  a  découvert,  il 
y  a  plusieurs  années,  une  mine  de  sel  gemme. 

Vichy  (Allier,  France),  viens  calidus,  petite  ville  sur  la  rive 
droite  de  l'Allier,  à  quinze  lieues  deMoulins  età  six  de  Gannat.  Ses 
eaux  thermales,  qui  comptent  parmi  les  plus  renommées  de  l'Eu- 
rope, sont  fournies  par  plusieurs  sources  distinctes,  et  diCFèrent 
beaucoup  entre  elles  en  volume  et  en  température  ;  mais  chacune 
d'elles  conserve  toujours  une  température  et  un  volume  cons- 
tants. La  température  des  quatre  sources  principales,  observées, 
le  30  juin  18^0,  par  Berthier  et  Puvis,  s'est  trouvée  : 

Grande-Grille 38<>,5 

Puils  Chomel 40%0 

Puits  Carré 4oo,0 

Source  de  l'HCpilal 33%0 

Les  eaux  de  ces  diverses  sources  jaillissent  en  bouillonnant  dans 
les  puits  qui  les  renferment,  et  en  entraînant  avec  elles  un  volume 
plus  ou  moins  considérable  d'acide  carbonique.  Celle  qui,  en 
proportion  de  sa  masse,  en  fournit  le  plus,  est  la  source  de  la 
Grande-Grille,  qui  en  dégage  de  28  à  30  mètres  cubes  en  vingt- 
quatre  heures,  c'est-à-dire  un  volume  presque  double  de  celui  de 
l'eau,  sans  compter  celui  qui  reste  en  dissolution.  Dans  les  temps 
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d'orage  le  dégagement  est  plus  considérable,  et  cet  effet,  qu'un  phy- 
sicien célèbre  a  révoqué  en  doute,  parait  cependant  facile  à  ex- 
pliquer par  la  diminution  de  pression  atmosphérique  qui  accom- 
pagne ordinairement  les  temps  orageux.  Du  reste,  les  eaux  n'ont 
pas  d'odeur  bien  marquée,  et  leur  saveur,  sensiblement  alcaline, 
n'a  pourtant  rien  de  désagréable. 

L'eau  de  chacune  des  sources  a  donné,  à  l'analyse,  des  résul- 
tats si  peu  difl'érenls  les  uns  des  autres  qu'il  est  permis  de  croire 
que  leur  composition  est  identique. 

Nous  indiquerons,  d'après  M.  Bouquet,  la  composition  de  trois 
d'entre  elles  : 


Acide  carbonique  libre  dissous 

Bicarbonate  de  soude 

—  dépotasse 

—  de  magnésie 

—  de  slrontianc 

—  de  chaux 

—  de  protoxyde  de  fer. . . 

—  de  protoxyde  de  manganèse. 

Sulfate  de  soude 

Phosphate  de  soude 

Arséniate  de  soude 

Borate  de  soude 

Chlorure  de  sodium 

Silice 

Matière  organique  bitumineuse. . . . 


Grande^GriUe. 

L'Hôpitel. 

Célettins. 

gram. 

gram. 

gram. 

0,908 

0,067 

1,049 

4,883 

5,029 

5,103 

0,352 

0,440 

0,315 

0,303 

0,-200 

0,328 

0,003 

0,005 

0,005 

0,434 

0,570 

0,462 

0,004 

0,004 

0,004 

traces. 

traces. 

traces. 

0,'291 

0,291 

0,291 

0,130 

0,046 

0,091 

0,002 

0,002 

0,002 

traces. 

traces. 

traces. 

0,534 

0,518 

0,534 

0,070 

0,050 

0,060 

traces. 

traces. 

traces. 

7,914       13,222        8,244 


Il  existe  des  eaux  plus  chargées  de  carbonate  de  soude  (celles 
de  Vais,  par  exemple);  mais  l'abondante  production  de  celles  de 
Vichy,  qui,  pour  les  sept  principales  sources  seulement,  ne  s'élève 
pas  à  moins  de  259  mètres  cubes  par  vingt-quatre  heures,  ou  de 
94,535,000  kilogrammes  par  année,  fait  sortir  de  terre,  dans  le 
môme  espace  de  temps,  440,000  kilogrammes  de  sels,  dont  une 
faible  partie  seulement  se  trouve  employée  pour  le  service  sani- 
taire. Aussi  a-t-on  pensé  à  procéder  à  son  extraction,  et  l'utilise- 
t-on  pour  la  préparation  de  pastilles,  et  pour  la  boisson  et  les 
bains  artificiels  dits  de  Vichy. 

WiESBADEN  (Prusse),  ville  à  deux  lieues  de  Mayence,  dont  les  eaux 
sont  Irès-fréquentées,  comme  la  plupart  de  celles  qui  avoisinent 
le  Rhin.  Près  de  l'édifice  thermal  jaillissent  vingt-neuf  sources, 
dont  deux^ont  froides.  Les  eaux  thermales  sont  à  68"^  centigrades; 
elles  sont  très -abondantes,  dégagent  une  grande  quantité  d'acide 
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carbonique  et  déposent  à  Tair  un  limon  ocracé.  Elles  contiennent 
pour  un  litre  d'eau  : 

Kocbbrunncn.  Fnulbrumica  [1]. 

grun.  in''im« 

Chlorure  de  sodium 6,83565  3,i058 

—  de  potassium 0,1 4580  0,0900 

—  de  lithium 0,00018  indéterminé. 

—  d'ammonium 0,01672  O,0<38 

—  decalcium 0,47099  0,2913 

—  de  magnésium... 0,20391  0,1063 

Bromure  de  magnésium 0,00355  traces. 

lodure  de  magnésium vestiges,  indéterminé. 

Sulfate  de  chaux 0,09022  0,1081 

Acide  silicique 0,05992  0,0342 

Carbonate  de  chaux 0,41804  0,2365 

—  de  magnésie 0,01039  0,0081 

=    SSSuaue:::::::::::;::!  ♦"^««^-  'ndéur-nit^é 

—  ferreux 0,00565  0,0008 

—  de  cuivre traces.  » 

—  manganeux 0,00059  J 

Phosphate  de  chaux 0,00039  >  traces. 

Silicate  d'alumine 0,00051 1 

Fluorure  de  calcium.  —  Sel  nilralé »  trac.  dout. 

Matière  organique faib.  trac.  » 

Acide  carbonique  libre 0,31653  0,8550 

Acide  carbonique  combiné  avec  les  car-  \ 

bonates  simples  pour  former  des  bicar- 1  0,19169  » 

bonates ) 

Azote 0,00200  » 

Acide  sulfhydrique traces. 

8,77273  6,1699 

(1)  La  première  analyse  est  de  M.  Fresénius,  la  seconde  de  M.  Philippi. 
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